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AVIS  AU  RELIEUR. 

Les  additions  que  l’on  a faites  à ce  second  volume  l’ayant 
augmente’  beaucoup  au-delà  de  ce  qu’on  l'avait  cru  d’abord, 
il  est  impossible  d’y  re’unir  les  tableaux  comme  on  l’avait 
annonce’  à la  tête  du  premier  volume  ; ils  doivent  être  relies 
séparément.  % • 
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SUITE 


DE  L'ORYCTOGNOSIE. 


MINERAUX  SIMPLES. 


SECONDE  CLASSE, 

. SELS. 


Nota.  On  a vu  dans  l’Introduction  ('§.  24)  comment 
le  mot  sels  devait  être  entendu  ici.  Il  est  bon  d’avertir 
aussi  que  Ifs  espèces  que  M.  Werner  range  dans  cette> 
classe  , ne  sont  pas  les  sels  dans  leur  e’tat  de  purete' , 
mais  tels  qu’ils  nous  sont  offerts  par  la  nature , c’est-à- 
dire  , beaucoup  mc'lange's , et  qu’ils  n’ont  pas  conse'quem- 
ment  les  caractères  de  cristallisation  et  autres  qu’ils  nous 
prc'sentent  lorsqu’ils  ont  e'tê  purifie's  et  se'pare's  de  toutes 
les  substances  étrangères. 

La  classe  des  sels  est  partage'e  en  genres  , suivant  la 
nature  de  l’acide  qui  se  trouve  combine'  dans  chaque  * 

espèce  j ainsi  l’on  a 1 e genre  des  sulfates  , qui  comprend  • 

des  sels  compose's  d’acide  sulfurique  uni  à une  base 
terreuse  ou  alkaline  , et  ainsi  de  suite , les  genres  des 
nitrates  , des  muriates  et  des  carbonates. 

Minéral^  élém.  Tom.  IL  A 
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PREMIER  GENRE. 

GENRE  DES  SULFATES. 

PREMIERE  ESPÈCE. 

NATURLICHER  VITRIOL.  — LE  VITRIOL  NATIF. 

riTRTOLUM  METALLlTERVSr  NATIVUM. 

Id.  Etrnn.  T.  2 , p.  5.  — Wid.  p.  583  , 585  , 587.  — 

Lenz  , T.  1 , p.  48* W.  P.  T.  i , p.  56i.  — M.  L. 

p.  317.  — Estn.  T.  3 , p.  23.  — Vitriolum  mixtum  , Wall. 
T.  2 , p.  25.  — Mixed  vitriol , Kirvr.  T.  a , p.  24.  — 
Vitriol  mixte , R.  D.  L.  T.  1 , p.  526. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  varie  beaucoup  : c’est  tantôt  le  blanc 
grisâtre  ou  jaunâtre  ; tantôt  le  verd-pofnme  ou  le 
verd-de-gris  pâle  ; tantôt  le  bleu-de- ciel  plus  ou 
moins  foncé  (*)  ; très-souvent  il  s’altère  par  l’ex- 
position à l’air,  et  sa  surface  jaunit  et  devient  pul- 
vérulente ( ce  qui  a lieu  surtout  lorsque  le  fer  y est 
plus  abondant ). 

On  le  trouve  en  masse , disséminé,  et  en  pièces 
stalactiformes  , cilindriques  , capillaires. 

A l’intérieur  il  est  tantôt  éclatant,  tantôt  peu 

(*)  Suivant  que  le  zinc,  le  fer  ou  le  cuivre  domine. 
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éclatant;  c’est  un  éclat  soyeux,  souvent  aussi  vi- 
treux. 

Sa  surlace  extérieure  est  le  plus  souvent  rude  et 
inégale. 

Sa  cassure  est  ordinairement  fibreuse,  à fibre» 
minces,  droites  et  parallèles  ; quelquefois  aussi  elle 
est  lamelleuse  ou  conchoide. 

Ses  fragmens  sont  indéterminé s,  à bords  peu 
aigus. 

11  se  présente  quelquefois  en  pièces  séparées  gre- 
nues , à gros  ou  à petits  grains. 

11  est  tendre , passant  quelquefois  au  demi-dur, 
aigre  ; — demi-diaphane  ou  translucide  ; — assez 
froid  au  toucher  ; — il  a une  saveur  acerbe  et  astrin- 
gente assez  désagréable  ; — il  est  médiocrement 
pesant. 

Parties  constituantes. 

Cette  substance  est  un  sel  mixte , composé  des 
trois  sulfates  ou  vitriols  de  cuivre,  de  fer  et  de 
zinc  mélangés  ensemble  dans  des  proportions  très- 
variables. 

Caractères  chimiques. 

Le  vitriol  natif,  chauffé  au  chalumeau  sur  un 
charbon,  dégage  une  odeur  de  gaz  hydrogène  sul- 
furé ; propriété  qu’il  partage  avec  tous  les  sulfates. 
Les  caractères  chimiques  qui  lui  sont  particuliers, 
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vitriol  natif,  varient  suivant  les  proportions  de  ses  parties  consti- 
tuantes : si  on  en  fait  une  dissolution  dans  l’eau , on 
peut  y reconnaître,  i°.  le  fer,  par  la  couleur  noire 
qu’elle  prend  lorsqu’on  y mêle  un  peu  de  noix  de 
galle , ou  par  la  poussièxe  rouge  qu’elle  dépose 
lorsqu’on  l’expose  à l’air;  2®.  le  cuivre,  en  le  fai- 
sant précipiter  à l’état  métallique  sur  une  lame  de 
fer;  quant  au  sulfate  de  zinc,  on  reconnaît  que 
le  vitriol  natif  en  contient,  lorsqu’exposé  à l’air, 
il  se  couvre  d’une  efflorescence  blanche. 

✓ * Gissement  et  localités. 

Le  vitriol  natif  se  rencontre  assez  communé- 
ment dans  les  montagnes  de  thonschiefer , qui 
renferment  des  mines  métalliques , et  surtout  des 
pyrites  et  de  la  blende.  On  en  trouve  en  Bohême, 
en  Saxe  , en  Hongrie  , en  Transylvanie  , au 
Hartz , etc ..... 

Usages. 

Le  vitriol  natif,  soit  en  masse,  soit  lorsqu’il  est 
disséminé  au  milieu  des  thonschiefer,  est  exploité 
par  le  lessivage,  et  traité  ensuite  dans  des  raffine- 
ries pour  en  obtenir  à part  chacun  des  trois  sulfates 
métalliques  qu’il  contient,  dont  les  usages  particu- 
liers sont  très-multipliés  dans  les  arts , surtout  dan* 
ht  teinture  et  dans  la  médecine» 
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Remarques., 


VITRIOL  SATlf, 


M.  Weraer  pense  qüe  les  trois  su  fa/es  de  cuivre  de 
fer  et  de  zinc  sont  toujours  mélangés  ensemble  dans  la 
nature,  et  il  les  a compris  tous  trois  sous  l’espèce  dont 
il  s’agit  ici. 

Plusieurs  minéralogistes  neanmoins  pensent  que  l’on 
doit  distinguer  ces  trois  espèces.  WaHerius  , Widen- 
mann  , Lena  , Rome'  Delisle  et  le  citoyen  Haüv  en  ont 
agi  ainsi  dans  leur  Mine'ralogie.  M.  Karsten  lui-même  , 
qui  , dans  son  Muséum  de  Leske  , avait  suivi  l’opinion 
de  M.  Werner  , vient  d’annoncer  dans  ses  Tableaux  mi- 
néralogiques , note  67  , qu’il  embrassait  l’opinion  con- 
traire , M.  Freiesleben  ayant  observé  au  Hartz  les  trois 
sulfates  bien  distincts.  J’ai  vn  d’ailleurs  à Paris  , des 
échantillons  de  sulfate  de  cuivre  bien  caractérisé;  il  en 
existe  dans  la  collection  envoyée  au  conseil  des  mines 
par  M.  le  baron  de  Moll.  J’ignore  s’il  n’y  existe  aucun 
mélange  de  sulfates  de  fer  ou  de  zinc  ; mais  je  pense 
qu’on  ne  doit  les  regarder  dans  ce  cas  , que  comme  acci- 
dentels. 

La  forme  cristalline  du  sulfate  de  cuipre  artificiel  est 
un  prisme  rhomboïdal  très-oblique  sur  sa  base  , et  tou- 
jours tronqué  sur  ses  bords  latéraux  ; en  sorte  que  l’on 
a un  prisme  à 8 faces  , dont  deux  opposées  sont  beau- 
coup plus  larges  : il  y a aussi  souvent  une  troncature 
sur  un  des  bords  terminaux  alonge's  et  sur  les  deux 
angles  terminaux  aigus  opposés. 

La  forme  du  sulfate  de  fer  artificiel  est  un  rhomboïde 
aigu  , dont  l’angle  au  sommet  est , suivant  le  citoyen 
Haüy , de  790  5o'  r les  faces  forment  entr’elles  des 
angles  de  g8n  "bf  et  81“  23*  ( J.  d.  M.  n”.  3i  , p.  542  ); 
«lie  est  souvent  modifiée  par  des  troncatures  sur  les 
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▼iTmotnir», 


deux  sommets , sur  les  bords  terminaux  et  sur  les  angle* 
late’raux. 

Celle  du  sulfate  de  zinc  est  un  prisme  à 4 faces  , ter- 
mine par  un  poinXemcnt  à 4 faces  ; mais  l’efflorescence 
de  ce  sel  rend  la  conservation  de  ses  cristaux  très- 
difficile. 

On  a donne’  le  nom  de  pierre  atramentaire , at rament- 
siein  , à des  substances  terreuses  pe'ne’tre'es  de  vitriol 
natif,  parce  qu’en  les  mêlant  avec  la  noix  de  galle,  on 
obtient  de  l’encre  ( airamentum  ), 

lïampéltie  ou  terre  à vignes  est  de  la  même  nature. 


SECONDE  ESPÈCE. 

NATURLICHER  AL  A UN.  — L’ALUN  NATIF. 

A L U M E M K 4 T I V V M. 

Jd.  Emm.  T.  i , p.  9.  — Wid.  p.  5g5.  — Lent , p.  486, 
— Atumen  , Wall.  T.  1 , p.  5«.  — Allum  , Kirw,  T.  2, 
p.  l5.  — Sulfate  d’alumine , D.  B.  T.  2,p.  5a.  — Alumine 
Sulfatée  alkaline  , Ilairy. 

Caractères  extérieurs. 

S A couleur  est  le  blanc  grisâtre  ou  jaunâtre. 

On  la  trouve  communément  en  petits  cristaux 
minces  capillaires  , adhérens  à d’autres  minéraux 
comme  une  espèce  de  moisissure,  ou  très-rarement 
en  masses  stalactifonnes  (*). 

(*)  Sa  forme  cristalline  est  l’ octaèdre  régulier  , plus  ou 
moins  modifié  , comme  daus  le  spinel  ; il  est  trcs-facile  de 
l’obtenir  artificiellement. 


Digitizec 


d by  Goc 


ÀtCJJ  HATIF. 


GENRE  DES  SURFATES.  ,5 

Il  est  mat  ou  peu  brillant  à l'extérieur  ; mais  4 
I intérieur  il  est  assez  éclatant } d’un  éclat  soyeux  3 
passant  à l’éclat  vitreux. 

Sa  cassure  est  imparfaitement  conchoïde  quand  il 
est  stalactiforme , et  fibreuse  quand  il  est  eu  cris- 
taux capillaires  réunis. 

Il  varie  depuis  1 opaque  jusqu’au  demi-diaphane. 

Il  est  très-tendre  ; — plus  ou  moins  friable  ; — 
médiocrement  pesant  ; — il  a une  paveur  astrin- 
gente. 

Parties  constituantes. 

L’alun  a e’te'  long-tems  regarde’  comme  uniquement 
compose’  d’acide  sulfurique  et  d’alumine  ; mais  le  ci- 
toyen Vauquelin  a de’montré  que  c’e'tait  un  sel  triple 
compose  de  ces  deux  principes  unis  à une  certaine 
quantité  de  potasse  ou  quelquefois  d’ammoniac. 

L alun  natif  dont  il  est  ici  question , est  un  sulfate 
d’alumine  et  de  potasse  ; l’ammoniac  ne  se  trouve  que 
dans  certains  aluns  du  commerce. 

Caractères  chimiques. 

. L’alun  est  dissoluble  dans  16  à 20  fois  son  poids 
;•  d’eau.  Traité  au  chalumeau , il  se  fond  trèa-fapilfîr 
ment  au  moyen  de  son  eau  de  cristallisation,  puis 
se  boursouffle , et  se  change  en  une  masse  spon- 
■j  pieuse  blanche.  , 

Usage. 

L’alun  est  employé  dans  beaucoup  d’arts,  surtout 
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iim  jutit.  dans  Tes  blanchisseries  et  les  teintures  r on  en  fait 
aussi  usage  en  médecine. 

■ \ ' 1 

Gissement  et  localité». 

L’alun  natif  se  rencontre  au  milieu  des  terres  et 
pierres  alumineuses  dont  il  a été  question  T.  I r 
pag.  583  et  586,  et  dont  on  retire  l’alun  par  le» 
lessivage  : il  tapisse  les  lentes  et  les  cavités  qui  s’y 
rencontrent.  On  en  trouve  en  France,  en  Angle- 
terre , en  Autriche  et  ailleurs.  Il  en  existe  aussi 
. parmi  les  nombreuses  substances  salines  que  la  na- 
ture a produites  dans  les  volcans  éteints  de  \fonte- 
nuovo,  près  du  cap  de  Misène,  aux  environs  de 
Naples. 


TROISIEME  ESPECE. 

HAARfALZ.—  LE  SEL  CAPILLAIRE. 

r TT  RIO  L U M BALOTRTCVM. 

Td.  Emm.  T.  a , p.  io.  — Lear , p.  486*  — Wid-.  p.  590. 
— M.  L.  p.  5i8. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  le  blanc , qui  passe  quelquefois, 
au  verd-pomme , au  gris  ou  au  jaune. 

On  le  trouve  toujours  en  cristaux  capillaires  très— 
minces , qui  sont  étroitement  réunis  ensemble  et 
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forment  une  seule  masse  : il  tient  le  milieu  entre 

f CAPiULAII 

X éclatant  et  le  peu  éclatant  ; c’est  un  éclat  soyeux . 

Sa  cassure  ( en  le  considérant  comme  étant  en 
masse  ) est  fibreuse , à fibres  minces  , courbes  et  pa- 
rallèles. 

Il  est  friable  ; — translucide  ; — facile  à casser  ; 

— il  a une  saveur  astringente  ; — il  est  léger. 

Caractères  chimiques  et  parties  constituantes. 

Ce  sel  a tous  les  caractères  chimiques  de  l'alun 
natif.  Il  n’est  en  effet  autre  chose  qu’un  sulfate 
d’alumine  mélangé  d’an  peu  de  fer  et  de  chaux. 

Gissemeni  et  localités. 

Ce  sel  se  rencontre  principalement  dans  les 
fentes  des  couches  de  houille  et  des  pierres  ou 
terres  alumineuses  ( Voyez  T.  I,  p.  583  et  386  ) : 
on  en  trouve  aussi  dans  le  voisinage  des  volcans. 

Il  doit  sa  formation  à la  décomposition  des  ma- 
tières sulfureuses,  telles  que  les  pyrites  et  autres. 

Ce  sel  a été  trouvé  à Idria  en  Carinthie , dans 
les  mines  de  mercure,  par  Scopolie,  qui  lui  donna 
le  nom  de  halotrichum.  On  eji  a trouvé  aussi  à 
Kiitterschutz  près  13 ï 1 in , en  Bohême,  en  Angle- 
terre , en  Hongrie , en  I talie , etc. 

On  l’a  souvent  pris  pour  du  sulfate  de  zinc. 
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QUATRIEME  ESPECE. 

BER  G BUTTE  R . — LE  BEURRE  DE  MONTAGNE 

OU  LE  B E R G B U TTEIl. 
r I V R I O L V Jtf  A LU  M JE  N BUTYRACSVM. 

Ici.  Emm.  T.  a , p.  i3.  — Len*  , T.  t , p.  4^7-  — ' 

Wid  p.  58g.  — M-  L.  p.  3i8.  < 

Caractères  extérieurs . 

Sa  couleur  est  un  jaune  isabelle  foncé , quelque- 
fois le  jaune  de  soufre  ou  le  brun  jaunâtre.  * 

On  le  trouve  en  masse. 

A l’intérieur  il  est  très -brillant  et  d’un  éclat' 
de  cire.  _ . < 

Sa  cassure  est  lamelleuse  ; à lames  droites. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  obtus. 

Il  6e  présente  en  pièces  séparées  grenues  , à grains 
fins. 

Il  est  translucide  sur  les  bords  ; — -il  n’est  point 
froid,  mais  un  peu  gras  au  toucher  ; — il  a une  j 
saveur  astringente  ; — il  est  médiocrement  pesant. 

' * • . -‘v  , - -■  V 

Remarques.  .*• 

Ce  sel,  qui  n’a  encore  été  trouve’  qu’à  Muskau  dans 
la  haute  Lusace  , et  en  Sibérie  , n’est  autre  chose  qu’un 
alun  impur  mélangé  de  terre  ferrugineuse.  ( : ’v  . 

Pallas , qui  l’a  trouvé  en  Sibérie  , dit  qu’on  le  voit 
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suinter  dan  «les  crevasses  d’une  espèce  d’ardoise  alurni-  m 
nense  ( alaunschiefer  ) , et  qu’il  se  durcit  en  se'chant. 

Il  ajoute  qu’il  se  dissout  parfaitement  dans  l’eau  , qu’il 
rougit  les  teintures  bleues  , et  qu’il  a la  saveur  et 
toutes  les  autres  proprie'te’s  de  l’alun  ( Voyage  en  Russie , 
e'dit.  in-4°.  T.  2 , p.  120,  trad.  franc.  ).  Aussi  M.  Estner 
et  beaucoup  d’aulres  minéralogistes  la  regardent  comme 
n’e'tant  qu’une  varie'te'  de  l’alun  natif. 


CINQUIEME  ESPECE. 

VATURTICHES  BITTERSALZ.  - ■ LE  SEL  AMER 

NATIF  OU  SEL  d’ePSOM  NATIF. 

VITRIOLUM  EPSOMENSE  If  AT  IV  ü ht. 

Id.  Emm.  T.  2 , p,  14.  — Lenz,  T.  1 , p.  489.  — 
Wid  p.  595.  — Estn.  T.  5,  p.  44*  — Sat  neutrum  aci « 
dulare,  Wall.  T.  2,p.  71. — Sel  d' Epsom  , sel  de  Sedlitz  , 
sel  d'Angleterre,  vitriol  de  magnésie,  R.  D.  L.  T.  1 ,p.  5o6, 

• — Epsom  sali , Kirw.  T.  2 , p.  12.  — Magnésie  sulfatée , 
Haüy.  T. 

Caractères  extérieurs . 

Sa  couleur  ordinaire  est  un  blanc  grisâtre , qui 
passe  au  gris  de  fumée  clair.  , 

On  le  trouve  tantôt  à l’état  terreux , tantôt  en 
masse , et  en  cristaux  capillaires  qui  tendent  à 1% 
forme  prismatique  (*). 

(*)  La  forme  de  ses  cristaux,  tels  qu’on  les  obtient  artifi- 
ciellement, est  un  prisme  à 4 faces  terminé,  à chaque  extri- 
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muild’epsok  Le  sel  d’Epsom  terreux  est  mat  ; les  cristaux  sont 

KATIFi 

un  peu  éclatons,  d’un  éclat  vitreux. 

Sa  cassure  en  longueur  ( lorsqu’il  est  en  m^se  ) 
est  fibreuse  et  quelquefois  rayonnée  ; mais  en  tra- 
/ vers,  elle  est  conchoïde. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés,  à bords  peu 
aigus. 

Il  est  demi-diaphane  ou  translucide  ; — très-fa- 
cile « casser  lorsqu'il  est  en  masse  ; — le  plus  sou- 
vent friable  ; — il  a une  saveur  salée  très-amère ; 
— il  est  médiocrement  pesant. 

Parties  constituantes. 

Le  sel  dont  il  est  ici  question  , est  le  sulfate  de  ma- 
gnésie des  chimistes.  Lorsqu’il  est  pitr  , il  contient  jq 
^ parties  de  magne'sie  , 53  d’acide  sulfurique  et  48  d’eau. 

' Caractères  chimiques. 

Traité  au  chalumeau , ce  sel  se  fond  très-promp- 
tement à l’aide  de  son  eau  de  cristallisation  ; mais 
ensuite  il  se  dessèche  sans  se  boursoufler,  comme 
l’alun,  et  ce  n’est  qu’avec  beaucoup  de  peine  qu’on 
parvient  à le  fondre  en  un  verre  opaque.  Sa  dis- 
solution donne  un  précipité  avec  l’eau  de  chaux. 

'mité , tantôt  par  un  biseùu  dont  les  faces  sont  placées  sur 
deux  faces  latérales  ( les  deux  biseaux  alternant  ensem- 
ble ) , tantôt  par  un  pointe  ment  obtus  à 4 faces  placées 
sur  les  faces  latérales. 
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Usage.  i*  5*1-  n’urs®* 

° NATIF. 

Le  sel  d’Epsom  est  fort  employé  en  médecine 
comme  purgatif;  il  est  aussi  fort  utile  aux  chi- 
mistes et  aux  pharmaciens,  qui  en  retirent  la  ma- 
gnésie pure.  4 

Gissement  et  localités. 

* 

Ce  sel,  tel  qu’il  vient  d’être  décrit,  se  trouve 
en  efflorescence  à la  surface  de  certaines  roches, 
telles  que  des  pierres  calcaires , des  gneiss , des  por- 
phyres, et  mêmes  sur  des  grès;  les  eaux  pluviales 
entraînent  ensuite  ce  sel , et  le  déposent  alors  à 
l’état  solide  dans  des  cavités.  Les  principaux  pays 
où  on  l’a  trouvé , sont  la  Suisse , l’Angleterre , la 
Bohème  ( Bilin  ) , l’Italie , l’Autriche , la  Hon- 
grie , etc.  • 

Un  grand  nombre  d’eaux  minérales  tiennent 
ce  sel  en  dissolution  , et  principalement  celles 
d’Epsom  en  Angleterre,  de  Sedlitz,  de  Saidchutz, 
qui  lui  ont  donné  leur  nom:  c’est  de  ces  eaux 
qu’on  l’extrait  par  évaporation. 


* 


- ) 
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SIXIEME  ESPECE. 

NATURLICÜES  GLAUBERSALZ.  — LE  SEL  DE 

G L A U B E R NATIF. 

Id.  Reuss , p.  19. — Emm.  T.  3,  p.  401.  — Estn. 
T.  5 , p.  5o.  — Naturliches  Wundersatz  ; Wid.  p.  597.— - 
G/aubers  sait  , Kirw.  T.  2 , p.  9 — Sulfate  de  natron  , 
Lam.  T.  1 , p.  466-  Sal  mirahile  , Wall.  T.  2 , p.  70. 
— - Sel  de  Glaubcr,  R.  D.  L.  T.  1 , p.  3ot.  Id.  D.  B. 
T.  a , p.  a6. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  le  blanc  jaunâtre  ou  grisâtre;  I* 
plus  souvent  il  se  trouve  à l’état  terreux , quelquefois 
en  masse,  rarement  eu  stalactite  ou  cristallisé.  Ses 
formes,  quoique  peu  déterminées,  paraissent  être 
des  prismes  d 6 faces  > un  Peu  irréguliers , terminés 
par  un  pointement  à 3 faces  placées  sur  les  bords  la- 
téraux , ou  quelquefois  sur  les  faces  latérales  (*). 

(■*)  M.  Estner  décrit  cette  cristallisation  d’après  un  échan- 
tillon existant  dans  le  cabinet  d’histoire  naturelle  de  Vienne, 
où  il  est  conserve'  dans  un  verre  bien  ferme' , pour  prévenir 
son  efflorescence  : il  a e’te'  trouve'  dans  quelques  salines 
abandonnées  de  l’Autriche.  Cependant  les  formes  connues 
du  sel  de  Glauber  artificiel  ne  paraissent  pas  s’accorder 
avec  eelle-ci , du  moins  pour  le  pointement.  Ces  forme? 
sont  ou  un  octaèdre  cune'iforme,  c’est-à-dire,  une  pyramide 
à 4 faces  doubles  , dont  le  sommet  estjjne  ligne  , ou  ( le 
bord  du  sommet  étant  fortement  tronqué  ) un  prisme  à 6 
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Ils  sont  éclatant  , d’un  éclat  vitreux  lorsqu’ils  **  ««■  o^.ai.ka- 

Bustnr. 

n’ont  pas  été  exposés  à l’air;  car  alors  ils  deviennent 
mats  par  efflorescence. 

La  cassure  de  ce  sel  en  masse  est  inégale , à 
grains  fins  ; celle  des  cristaux  est  conchoïde. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés,  à bords  obtus. 

Us  se  présentent  en  pièces  séparées , grenues , à 
grains  fins. 

Il  varie  du  diaphane  à Yopdque,  suivant  qu’il  est 
intact  ou  efileuri  ; — il  est  tendre  ; — aigre  ; — 
facile  â casser  ; — médiocrement  pesant  ; — il  a 
une  saveur  salée  amère  désagréable. 

Caractères  chimiques. 

. : ( 1 . ' - 

Ce  sel  se  comporte  au  chalumeau  à peu  près 

comme  le  sel  d’Epsom  ; mais  sa  dissolution  ne 
donne  pas  de  précipité  par  l’eau  de  chaux. 

Parties  constituantes. 

Acide  sulfurique 

Soude 

Eau 


faces,  dont  deux  plus  larges,  terminé  par  un  biseau  dont 
les  faces  s<git  placées  sur  cesfatjes  latérales  larges.  Quel- 
quefois les  angles  du  biseau  sont  tronqués  ou  remplacés  par 
un  biseau  , ce  qui  peut  donner  un  pointement  a 4 ou  à 6 
faces , ...  mais  jamais  à 3 faces  , comme  l’annonce 
M.  Estner. 


D’après 

BÏROMA.'r. 
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ie  sel  dk  ri. a u-  Celte  analyse  se  rapporte  au  sulfate  de  soude  pur  fie  ; 

HATIF.  . . * 7 

mais  le  sel  de  Glaubrr  natif  est  toujours  plus  ou  moine 
me’lange’  de  terre  calcaire. 

* Usage . 

La  médecine  fait  un  grand  usage  de  ce 
comme  purgatif. 

Gissement  et  localités » 

Ce  sel  a été  trouvé  en  Autriche , en  Hongrie , 
en  Slyrie,  en  Suisse,  en  Sibérie.  C'est  toujours 
dans  le  voisinage  de  quelques  eaux  minérales  qui 
tiennent  en  dissolution  du  mtiriale  de  soude  ou 
sel  marin  , et  il  n’y  a aucun  doute  qu’il  n’y  ail  été 
déposé  par  elles,  puisqu’on  en  voit  se  former  jour- 
nellement de  nouveau  (*). 


(*)  Ce  n'est  pas  que  ces  eaux  contiennent  toujours  du 
sulfate  de  soude  dans  leur  état  naturel , c’est  souvent  le  sul- 
fate de  magnésie  qui  y est  dissous.  Mais  l’on  a vu  , par  les 
expériences  et  les  observations  de  M.  Gren,  que  le  muriate 
de  soude  et  le  sulfate  de  magnésie  se  décomposaient  réci- 
proquement , mais  à la  température  de  la  glace  seulement  ; 
ce  qui  donnait  lieu  à cette  production  considérable  de  sulfate 
de  soude  que  l’ou  obtient  des  eaux  mères  des  salines , en  les 
exposant  au  froid  , quoique  l’analyse  n’en  ai^  pas  trouvé 
d’abord  dans  les  eaux  de  sources. 

Or , on  conçoit  qu’une  décomposition  semblable  doit 
avoir  lieu  naturellement  pendant  l’hiver,  dans  les  réservoirs 
où  s’amassent  les  sources  salées. 

‘ SECOND 
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GENRE  DES  NITRATES. 


PREMIÈRE  ESPÈCE.^ 

NA TURL1  CHER  SAIPETER.  — LE  N1TRE  NATIF. 

NI  T RU  M NA  T I V V M. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  16.  — Lenz  , T.  i , p.  49°-  — 
Wid.  p.  (>02.  — Nttrum  terra  mineralisatum , Wall.  T.  2» 
p.  /f5.  — Nitrate  de  potasse  , D.  B.  T.  2 , p.  5y.  — Lani' 
T.  i , p.  4G8.  — Nitre  , Kjrw.  T.  2 , p.  25.  — Potasse 
ait  ratée  , Haüy. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  le  hlanc  de  neige , çu  le  blanc 
grisâtre  ou  jaunâtre. 

On  le  trouve  communément  superficiel , en  petits 
cristaux  en  forme  d'aiguille  ( souvent  si  fins,  qu’ils 
ressemblent  à une  moisissure  ) , rarement  en  masse  , 
et  plus  rarement  cristallisé , en  prisme  à 6 faces  } 
peu  déterminés. 

Il  est  assez  éclatant , d’un  éclat  vitreux , tant  à 
l’intérieur  qu'à  l’extérieur. 

, Sa  cassure  ( lorsqu’il  est  en  masse  ) eSt  conclioïde, 
et  ses  fragmens  indéterminés , à bords  assez  aigus. 

Il  est  plus  ou  moins  translucide  ; — un  peu 
tendre  ; — passant  au  très-tendre  ; — toujours  facile 
Minéral,  élém.  Tom.  //.  il 
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X.BIHTRE  casser  . — souvent  même  friable  : — il  a une 
saveur  salée  fraîche  ; — il  est  médiocrement  pesant. 

Parties  constituantes. 

Le  nitre  natif  est  un  nitrate  de  potasse,  mélangé 
de  terre  et  d’autres  sels.  Klaproth  a analysé  celui  de 
Molfetta  ; il  y a trouvé  42,55  de  nitrate  de  po- 
tasse, 0,20  de  inuriate  de  potasse,  25,45  de  sulfate 
de  chaux,  et  5o,4o  de  catbonale  de  chaux. 

Caractères  chimiques. 

Quoique  le  nitre  natif  soit  toujours  plus  ou 
moins  mélangé,  néanmoins  il  conserve  les  pro- 
priétés du  nitrate  de  potasse  pur  : celle  d’allumer 
les  corps  combustibles  lorsqu’il  est  chauffé  avec  eux, 
ou,  comme  on  dit  communément;  de  fuser  sur  les 
charbons , est  la  plus  caractéristique. 

Gissement  et  localités. 

On  a trouvé  du  nitre  natif  en  Italie,  près  de 
Molfetta,  dans  le  pays  de  Naples;  en  Allemagne, 
en  Hongrie,  en  Espagne,  en  France,  au  Pérou, 
aux  Indes  orientales,  etc. 

Celui  de  Molfetta  se  rencontre  par  petites 
couches,  ou  plus  rarement  en  filons,  au  milieu 
d’une  pierre  calcaire  , quelquefois  aussi  eu  efflores- 
cence à sa  surface  (*). 

(*)  Journ.  de  Ph.  T.  56 , p.  icy.  ' 
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Celui  trouvé  sur  la  montague  (le  Humhurg  en 
Allemagne,  formait  une  croûte  à la  surface  d'une 
espèce  de  tuf  dans  des  grottes  non  exposées  à 
l'air  libre. 

Au  Pérou  et  aux  Indes  orientales;  il  s’elïleurit 
à la  surface  de  la  terre  dans  certaines  saisons  de 
l'année. 

Le  nitre  natif  est  exploité  en  quelques  endroits, 
en  Hongrie , à . Molfetta , au  Pérou  \ aux  Indes 
orientales;  mais  la  nature  nous  eh  fournit  conti- 
nuellement une  assez  grande  quantité  dans  les  lieux1 

1 * . . 1 1 

bas  et  humides  voisins  des  habitations  des  hommes 
et  des  animaux , et  c'est  de  celte  ruine  abondante 
qui  se  produit  sans  cesse,  que1  l’on  extrait-, ’f>ad le 
lessivage,  presque  tout  le  nitre  du  commerce-. 

Tout  le  monde  connaît  l’emploi  que  l’on  fait 
du  nitre  dans  la  fabrication  çle  la  poudre  à canon. 
11  est  aussi  très-utile  en  médecine  et  dans  beaucoup 
d’arts  chimiques. 

• » * • » * ;»  m _ * •»  » g ' > . r 
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TROISIEME  GENRE. 


GENRE  DES  MURIATES. 


PREMIÈRE  ESPECE. 

&ATURLICRES  KOCHSALZ.  — LE  SEL  DE 

CUISINE  OU  LE  MURIATE  DE  SOUDE  NATIF. 

•» . •'  *■  " • 

là.  Emm.  T.  3 , p.  4tt2.  — Reuss  , p.  19. — Wid. 
p.  608.  — Muria  fossilis  pura;  ta!  gemma,  Wall.  T.  2 , 
p.  53. — Common  sait;  satgem  , Kirw.  T.  2 , p.  3i.  — « 
Sel  maria  et  sel  gemme  , R.  D.  L.  T.  1 , p.  3^4' — irf» 
Lam.  T.  I , p.  472-  — Soude  muriatée  , Haiiy. 

■ a • * - - ' 

M.  Werner  partage  cette  espèce  en  deux  sons-es- 
pèces , dont  l’une  est  le  muriate  de  soude  que  l’on 
trouve  dans  les  mines  , ou  le  sel  gemme  , et  l’autre  est 
un  muriate  de  soude  de’posè  naturellement  sur  le  bord 

de  la  mer  et  provenant  de  ses  eaux. 

v • '•  > ■'  f. 


Ire.  SOUS-ESPECE: 


STEINSALX.  LE  SEL  DE  PIERRE  OU  LE  SEL  GEMME. 

Muria  saljossile. 

Werner  fait  encore  deux  divisions  dans  cett#  sous- 
espèce  , sous  les* noms  de  sel  gemme  latnelleux  et  sel 
gemme  Jibreux . Voici  leur  description  i 

# y 

ru  t» 

t 
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(a) 

tllMTTRIGF.S  STEtNSALZ.  LE  SEL  GEMME  LAMELLE  TJX . 

Muria  saljbtsile  lamellosum. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  19.  — Lenz  , p.  49a-  — W.  P. 
T.  1 , p-  36r.  — ,M.  L.  p.  520.  — Lamellar  sal  gem  , 
Kirw.  T.  2 , p.  32.  — Soude  muriatée  cristallisée  et  soude 
muriatée  amorphe.  Haüy. 


LE  MtfltU  T* 
»S  iOCU*. 


Caractères  extérieurs. 


Ù-0 * •-  - ^ O 

/v  > • V \Vs'  \V 

— rrfAg*'  7 


Sa  couleur  la  plus  ordinaire  est  un  blanc  gri- 
sâtre , jaunâtre  ou  rougeâtre , quelquefois  aussi  le 
gris  de  perle  , le  gris  de  fumée  , le  rouge  hyacinthe , 
le  rouge  de  sang , le  rouge  de  chair , et  le  rouge 
brunâtre. 

On  le  trouve  le  plus  ordinairement  en  masse  , 
en  couches  très-considérables  et  très-puissantes , 
quelquefois  aussi  disséminé  en  très-grosses  parties  , 
ou  en  masses  réniformes  ou  stalact  formes , ou  enfin 
cristallisé  en  cubes  parfaits  de  différentes  grosseurs, 
accumulés  les  uns  sur  les  autres  ; quelquefois  ils 
sont  réunis  par  leurs  bords  latéraux  comme  les 
degrés  d’un  escalier,  et  forment  des  groupes  sem- 
blables à une  pyramide  à 4 faces,  renversée  : c’est 
ce  qu’on  appelle  des  trémies. 

La  surface  des  cristaux  est  lisse  ; à l’intérieur  il 
est  éclatant , d’un  éclat  vitreux. 

Sa  cassure  est  lamelleuse , à lames  droites , et 
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tr.  mbkiàtb  présente  un  clivage  triple  rectangulaire  ; quelquefois 

SE60UDI.  . . - ... 

aussi  sa  cassure  devient  conchoule  ou  un  peu  es- 
quilhtuse . 

Ses  fragmens  sont  cubiques. 

Il  se  présente  souvent  en  pièces  séparées  grenues  , 
à gros  et  petits  grains  , quelquefois  aussi  scapifonne» 
minces. 

Il  varie  du  diaphane  au  translucide  ; — il  est 
tendre  ; — il  donne  une  raclure  d'un  blanc  grisâtre  } 

- — il  a une  saveur  salée  douce. 

Caractères  chimiques. 

. Le  sel  gemme  décrépite  très-vivement  lorsqu'on 
le  chauffe  au  chalumeau  ou  qu’on  le  jette  sur  de» 
charbons  allumés. 

Parties  constituantes. 

Le  sel  gemme  est  le  muriate  de  soude  des  chi- 
mistes ; mais  il  est  souvent  mélangé  dans  l’état  où 
on  le  rencontre  dans  la  nature.  Lorsqu’il  est  pqr 
il  est  composé , d’après  Bergmann  , de  o,42  de 
soude,  0,52  d’acide  muriatique  et  o,6  d’eau. 

Gissement  et  localités. 

\ 

Le  sel  gemme  lamelleux  forme  quelquefois  une. 
espèce  particulière  de  montagnes  stratiformes,  dans 
lesquelles  ses  couches  alternent  le  pins  ordinaire- 
ment avec  des  couches  d’argile , toujours  plus  ou 
moins  pénétrées  de  sel  ; très-souvent  aussi  il  est 
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mélangé  avec  du  gypse,  de  la  pierre  puante,  de  la  u 

. D£  SOtf  D£. 

poix  minérale,  du  grès,*  etc.  •(*).  Le  gypse  surtout 
a des  rapports  géologiques  très- marqués  avec  le 
sel  gemme,  et  il  est  très -rare  qu’il  ne  se  trouve 
pas  dans  son  voisinage. 

Le  plus  souvent  néanmoins  il  ne  se  trouve  qu’en 
petites  couches  subordonnées  ou  en  masses  isolées, 
dans  des  montagnes  dont  .la  masse  principale  est 
le  gypse,  la  pierre  calcaire  ou  l’argile. 

Ou  en  a trouvé  aussi  en  filons,  mais  on  en  cite 
peu  d’exemples. 

(*)  Dans  ces  mélanges , le  sel  gemme  est  quelquefois  la 
partie  la  moins  abondante  ; néanmoins  il  ne  perd  pas  tou- 
jours pour  cela  ses  caractères  distinctifs  : on  en  a un  exem- 
ple dans  la  pierre  trouvée  à Hall  en  Tirol , et  qu’ori  a nom- 
mée muriacite.  Klaproth',  qui  l’a  analysée,  n’y  a reconnu 
que  0,1 5 de  muriatc  de  soude  mêlé  à 0,27  de  gypse , et 
o,58  de  sable  et  de  pierre  calcaire.  Cependant  sa  cassure 
est  lamelleuse , et  son  clivage  est  triple  et  rectangulaire  j ce 
qui  indique  parfaitement  la  forme  cubique  du  sel  gemme. 

Aussi  après  l’avoir  regardé  successivement  comme  un  gypse 
ou  un  muriate  calcaire , on  la  considère  maintenant  comme 
une  variété  de  sel  gemme. 

Cependant  on  a trouvé  aussi  dn  véritable  gypse  ne  ren- 
fermant pas  , d’après  Vauquelin  , un  atonie  de  inuriate  de 
soude , et  qui  néanmoins  jirésente  un  clivage  triple  parfaite- 
ment cubique.  Le  citoyen  Haüy , dans  sa  Minéralogie  , a 
cherché  à donner  l’explication  de  ce  fait  singulier  , qui 
semble  contrarier  l’uniformité  dont  la  nature  s’est  fait  une 
loi  générale  dans  la  cristallisation  d’une  même  substance. 
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On  trouve  le  sel  gemme  dans  beaucoup  de  pays-. 
Les  mines  les  plus  fameuses  sont  celles  de  Wie- 
liczka  en  Gallicie  : il  y eii  a aussi  dans  le  Salz- 
bourg , en  Pologne , en  Silésie , en  Bavière , en  * 
Sibérie , à Cordoua  en  Espagne , où  ce  minéral 
constitue  à lui  seul  une  montagne  entière  ; en 
Italie , etc. 

Usage. 

Le  sel  gemme  est  quelquefois  employé,  comme 
le  muriate  de  soude  ou  sel  marin  ordinaire , sans 
aucune  espèce  de  purification;  mais  comme  le 
plus  souvent  il  est  mélangé  de  substances  terreuses  r 
on  le  fait  dissoudre  dans  l’eau,  d’où  on  le  retire 
ensuite  par  l’évaporation.  Quelquefois,  pour  éviter 
le  transport  des  masses  de  sel  hors  de  la  mine , on 
y introduit  l’eau  ; en  y séjournant  elle  se  sature  de 
sel,  et  on  la  retire  ensuite  par  des  pompes. 

Il  serait  trop  long  de  détailler  tous  les  usages, 
du  muriate  de  soude.  Outre  l’emploi  journalier 
qu’on  en  fait  pour  la  préparation  de  nos  alimens, 
ce  qui  Fa  rendu  d’une  nécessité  absolue.,  il  est 
d’une  grande  utilité  dans  beaucoup  d’arts,  soit  par 
lui-même , soit  à cause  de  la  soude  qui  forme  sa 
base.  C’est  de  ce  sel  que  l’on  retire  l’acide  muria- 
tique. On  a aussi,  depuis  peu  de  tems,  trouvé  des 
procédés  économiques  pour  en  obtenir  la  soude  en 
grand. 
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La  plus  grande  partie  du  muriate  de  soude  du  """"J*** 
commerce  provient  de  l'évaporation  des  eaux  de 
la  mer  , qui  en  fournissent  bien  plus  abondamment 
que  -toutes  les  mines  de  sel  gemme , quoiqu’elles 
n’en  contiennent  que  2 à 5 centièmes.  Il  y a aussi 
en  quelques  endroits  des  sources  salées  qui  tiennent 
en  dissolution  du  muriate  de  soude,  quelquefois 
jusqu’à  18  et  ào  centièmes. 

( b ) 

rASRIGCS  STEIliSALZ.  LE  SEL  GEMME  FIBREUX. 

* 

Muria  sal  fossile  fibrosum. 

IJ.  Einm.  T.  2 , p.  2 5.  — Lenz , p.  494-  — W.  P. 

T.  2,  p.  365. — M.  L.  p.  322.  — Fibrous  sal  gem  , Kinv. 

T.  2 , p.  32.  — Soude  muriatée  fibreuse  , Hairy. 

Caractères  extérieurs. 

Ses  couleurs  sout  le  blanc  grisâtre , le  gris  jau- 
nâtre, le  gris  de  perle , le  bleu  de  lavande , le  bleu 
violet  ou  le  rouge  de  chair. 

On  ne  le  trouve  qu’en  masses,  en  petiles  vénales 
cunéiformes.  / 

A l’intérieur  il  est  brillant , rarement  un  peu 
éclatant. 

Sa  cassure  est  fibreuse  , le  plus  souvent  à fibres 
fines  courbes  parallèles,  rarement  à grosses  fibres 
divergentes. 
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iiMmuTB  Ses  fragmens  sont  tantôt  cunéiformes  s tantôt 
indéterminés , à bords  peu  aigus. 

Il  se  trouve  quelquefois  en  pièces  séparées  scapi- 
formes  minces. 


Il  varie  du  translucide  au  demi-diaphane  ; — il 
est  tendre. 

Du  reste , tous  ses  autres  caractères  sont  les 
mêmes  que  ceux  du  sel  gemme  lamelleux  : il  se 
trouve  toujours  dans  son  voisinage. 


Ile.  SOUS-ESPECE, 

SÉE-SALZ.  LE  SEL  DE  MER. 

Ici.  Einm.  T.  5 , p.  40a.  — Reuss  , p.  ig. 

Cette  sous-espèce  de  muriate  de  soude  se  trouve  in- 
diquée dans  le  Vocabulaire  de  Reuss.  11  paraît  que 
Werner  désigne  par-là  le  sel  qui  se  dépose  quelquefois 
sur  le  rivage  de  la  mer  et  sur  les  bords  de  certains  lacs 
( sat  marinum  infundis  lacuum  conCretum , Wall . ).  Em- 
rnerling , dans  le  tableau  qui  se  trouve  dans  son  Supplé- 
mént , indique  aussi  cette  sous-espèce  , comme  intro- 
duite par  Werner  dans  la  Minéralogie  , mais  il  n’en 
donne  point  la  description. 
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SECONDE  ESPÈCE. 

NA  T UR  LICITE  R SALMIACK.  — LE  SEL 

ilKOIlUC  NATIF. 

MURI  A AMMONIAC  A NATIVA. 

. Jd.  Emm.  T.  2 , p.  24.  — Lenz  , p.  49^.  — Wid. 
p.  610.  — M.  L.  p.  522.  — Sal  ammoniacum  , Wall. 
T.  2 , p.  77.  — Sel  ammoniac , R.  D.  L.  T.  1 , p.  582. 
— D.  B.  T.  2,  p.  54.  — Muriate  d’ammoniaque  , Lam. 
T.  1 , p.  475.  Sal  ammoniac  , Kinv.  T.  2 , p.  55.  — 
Ammoniaque  muriatée  , Haiiy. 

Caractères  extérieurs. 

S A couleur  est  un  blanc  qui  passé  au  gris  ou  au 
jaune  , quelquefois  le  verd-pomme  ou  le  noir 
brunâtre. 

On  le  trouve  le  plus  souvent  en  couches  superfi- 
cielles , farineuses  au  milieu  des  laves,  quelquefoi» 
aussi  en  masse  ou  en  stalactites , et  rarement  eu 
cristaux  très-petits  et  mal  déterminés  (*). 


(*)  M.  Estner  de'crit  des  cristallisatious  de  ce  sel  en 
cubes , en  rhomboïdes , en  py  ramide  kG/aces  aiguëi , en  do- 
décaèdre .....  Je  ne  sais  s’il  n’y  a pas  ici  quclqu’crreiir.  La 
seule  forme  que  le  sel  ammoniac  artificiel  paraît  affecter , 
est  l’octaèdre  et  le  prisme  à 4 faces , termine'  à chaque  ex- 
trémité' par  uu  pointement  à 4 faces  placées  sur  les  faces 
latérales. 


Digitized  by  Google 


S E I»  S. 


28 

tr.sEt  A l’intérieur  il  est  éclatant  et  peu  éclatant,  sou- 

AUAlONliC  r 

*Axu.  vell  1 aussi  brillant  ou  mat  ; c’est  un  éclat  vitreux. 

Sa  cassure  est  tantôt  unie,  tantôt  inégale  , à graine 
fns.  — Ses  fragmens  sont  indéterminés  , à borda 
assez  aigus. 

Il  est  tendre  ou  très-tendre  , souvent  aussi  friable ; 
— il  a une  saveur  salée  fraîche , piquante  et  amère ; 
! — il  est  médiocrement  jiesanl.  \ 

Caractères  chimiques. 

Jeté  sur  les  charbons  allumés,  ce  sel  se  volati- 
lise entièrement , et  se  sublime  sous  la  forme  d’une 
fumée  blanche  en  dégageant  une  odeur  qui  lui  est 
particulière.  Il  est  très-dissoluble  dans  l’eau  et  y 
produit  du  froid.  Si  on  le  broyé  avec  de  la  chaux 
ou  un  alkali , il  dégage  l’odeur  piquante  de  l’am- 
anouiaque  pur. 

Parties  constituante s. 

Le  sel  ammoniac , lorsqu’il  est  pur , est  composé , 
suivant  Kirwan,  de  02  parties  d acide  muriatique, 
4o  d’alkali  volatil  ou  d’ammoniaque  et  8 d’eau  ; 
mais  dans  la  nature  il  est  toujours  mélangé  de 
substances  terreuses  et  d’autres  sels , souvent  do 
soufre  et  d’arsenic. 

Usage. 

Le  sel  ammoniac  purifié  est  employé  beau- 
«oup  en  médecine  j il  sert  aussi  dans  l’étamage  du 
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fer  et  du  cuivre,  et  il  est  d’und  grande  utilité  pour 
faciliter  les  soudures. 

•* 

Gissement  et  localités. 

Le  sel  ammoniac  natif  est  un  produit  de  volcans; 
il  se  sublime  au  milieu  des  laves  et  tapisse  leurs  ca- 
vités. C’est  ainsi  qu’il  se  trouve;  à la  Solfatare,  au 
'Vésuve,  à l’Etna,  aux  îles  Ponces.  On  l’a  aussi 
trouvé  en  Angleterre  dans  le  voisinage  des  mines 
de  charbon  enflammées.  Il  paraît  qu’on  en  a aussi 
trouvé  en  Perse. 

Cependant  le.  sel  ammoniac  qui  se  vend  dans 
le  commerce,  ne  provient  pas  de  la  purification  du 
sel  ammoniac  natif;  il  vient  d’Egypte,  où  on  le 
retire  de  la  combustion  des  fientes  de  chameaux , 
mélangées  avec  du  sel  marin.  Depuis  peu  on  en  a 
lait  aussi  en  France , en  distillant  des  matières 
animales  avec  les  eaux  mères  des  saliues,  qni  con- 
tiennent beaucoup  de  sels  muriatiques. 

• I . •••  i ! • .*  • .•  'V.  ••• 

* I l 

- * » • * » i 1 J • • V , - 


LI  SEL 

AHMOMiC 

tfATlï. 
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QUATRIEME  GENRE. 
CARBONATES. 

NATUR TACHÉS  MINERAL  ALKALI.  — L’ALCALI 

MI  Min  AL  ou  LE  CARBONATE  DE  SOUDE  NATIF. 

ALKALI  MINERAL  ENATirVM. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  3i.  — Lcnz  , p.  499-  — Wids 
p.  579.  W.  P.  T.  1 , p.  564.  — M.  L.  p.  525.  — 
fiatron  , Estn.  T.  3,  p.  18.  — Alkali  minérale  natron, 
Wall.  T.  a , p.  6r . — Alkali  fixe  minéral , R.  D.  L.  T.  1 , 
p.  146.  — Alkali  minéral  aéré , D.  B.  T.  2 , p.  69.  — 
Katron  , Kirw.  T.  2 , p.  6. — Carbonate  de  natron  , Larn. 
T.  1 , p.  462.  — Soude  carbonatée , Haijy. 

Caractères  extérieurs. 

. 

Sa  couleur  est  un  blanc  grisâtre  ou  un  gris  jau- 
nâtre passant  au  jaune  isabelle. 

On  le  trouve  en  petites  parties  fines  pulvéru- 
lentes (*). 

(*)  Estner  ajoute  qu’on  l’a  aussi  trouve'  en  masses  ca- 
pillaires et  même  cristallise’,  sous  la  forme  de  pyramides 
à ti,  faces  aiguës  doubles  ou  à' octaèdres  irréguliers.  C’est  en 
effet  la  forme  qui  est  propre  à ce  sel  et  que  l’on  obtient 
artificiellement..  La  base  commune  des  deux  pyramides  est 
un  rliombe  , les  angles  obtus  sont  très-souvent  tronque's. 
Mais  la  proprie’te' qu’a  ce  sel  des’effleurir  à l’air,  doit  rendre 
scs  cristaux  très-rares  dans  la  nature  j c’est  à cette  proprie'tê 
qu’est  dû  l’c'tat  pulve'rulent  sous  lequel  il  se  rencontre  ordi- 
nairement. 
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GENRE  DES  CARBONATES. 

Il  est  mat  et  maigre  au  loucher  ; — il  donne  cauhovatk  d* 

° , , j.  «OUDF.  NATIF. 

une  saveur  alhaline  brûlante  ; — il  est  inedioeie- 
inent  pesant. 

Caractères  chimiques. 

Ce  sel  fait  effervescence  avec  l’acide  nitrique. 

Il  est  Irès-dissoluble  dans  1 eau , jet  sa  dissolution 
verdit  fortement  les  teintures  bleues  végétales.  Il 
est  très-fusible  au  chalumeau. 

Gissement  et  localités. 

Ce  sel  se  trouve  en  Egypte  à la  surface  de  la 
terre,  sur  les  bords  de  certains  lacs  qui  s’évaporent 
pendant  l'été.  Il  y est  exploité  depuis  long-lems, 
et  il  y est  connu  sous  son  nom  de  natron. 

Aux  environs  de  Debreczin  en  Hongrie,  il  se 

rencontre  en  efflorescence  sur  un  terrain  de 

« 

bruyères,  où  il  fait  un  objet  d’exploitation. 

M.  Reuss  en  a trouvé  près  de  Bilin  en  Bohème,  * 
sur  un  gneiss  en  décomposition,  où  on  en  recueille 
chaque  année  au  printems,  une  quantité  consi- 
dérable. 

On  en  a trouvé  aussi  dans  les  volcans  éteints  de 
Monte-Nuovo  près  de  Naples,  en  Perse,  au  Ben- 
gale , en  Chine , etc. 

11  existe  aussi,  en  dissolution  dans  beaucoup 
d’eaux  minérales.  — 

Usages. 

Le  carbonate  de  soude  purifié  est  un  des  sels 
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cauboxate ne  Jgjj  plus  utiles  aux  arts.  Ou  1 emploie  principale- 
sodde  » ATI».  (]ans  la  fabrication  du  verre,  dans  la  com- 

position du  savon  et  le  blanchiment  des  toiles. 
On  s’en  sert  comme  d’un  fondant  dans  les  essais 
chimiques. 

Remarques. 

9 

Le  carbonate  de  soude  des  chimistes  est  compose, 
suivant  Bergman  , de  16  parties  d’acide  carbonique,  ao 
de  soude  et  de  64  d eau. 

Mais  le  sel  dont  il  est  ici  question,  est  toujours  mé- 
lange' de  terre  et  souvent  de  muriate  de  soude. 

La  plus  grande  partie  du  carbonate  de  soude  du  com- 
' ! merce  provient  des  cendres  de  certaines  plantes  , sur- 

tout de  celles  du  genre  des  salsola  ou  d’autres  végétaux 
qui  croissent  aux  bords  de  la  mer. 


...  ! 

appendice 
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TWKAl.  — LE  TINKAL  ou  BORAX  NATIF  (♦). 

- Id.  Emm.  T.  2 , p.  27.  — ■ M.  L.  p.  324-  — Lenz , 
T.  1 , p.  497.  — Wid.  p.  61 5.  — Kirw.  T.  2.,  p.  37. 

— Borax  , Lam.  T.  1 , p.  474--  — R*  D-  L.  T.  1 , p.  241- 

— D.  B.  T.  2 , p.  63.  — Soude  boralée  , Haüy. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  blanc  grisâtre,  jaunâtre  ou 
verdâtre , quelquefois  un  vert  de  montagne  passant 
au  blanc  grisâtre  ; la  surface  est  d'un  jaune  d'ochre 
sale  qui  passe  au  brun. 

On  le  trouve  en  masse  et  disséminé  , mais  le 
plus  souvent  cristallisé  ; ses  formes  sont: 

a.  Un  prisme  à 6 faces , dont  deux  plus  larges 
opposées  , sur  lesquelles  la  face  terminale  est  inclinée 
de  106  degrés  d'une  part , et  fi  de  l'autre. 

b . Le  même  prisme  ayant  ses  bonis  latéraux  entra 
les  deux  faces  étroites  , tronqués. 

c.  Le  même  prisme  ayant  ses  deux  bords  termi- 
naux étroits , aigus , tronqués. 


(*)  Ce  sel  n’est  point  compris  par  M.  Wemer,  parmi  ses 
espèces  oryctognostiques  ; il  le  regarde  comme  un  produit 
:1e  l’art  : et  en  effet , on  ne  sait  trop  encore  ce  que  l’on  doit 
croire  sur  son  origine.  Neanmoins  on  a cru  devoir  en  donner 
la  description  , comme  l’ont  fait  plusieurs  mine’ralogistes. 

Minéral,  élém.  Tome  H.  C 
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eorax  KATIF-  Les  cristaux  sont  petits  ou  de  moyenne  grosseur , 
toujours  isolés,  et  faiblement  empâtés  dans  une 
masse  terreuse  ; leur  surface  est  un  peu  rude , 
quelquefois  lisse , ordinairement  recouverte  d’une 
croûte  terreuse  blanchâtre  (*). 

A l’intérieur  le  borax  est  éclatant , d’un  éclat 
de  cire. 

/ 

Sa  cassure  est  tantôt  lamelleuse , tantôt  conchoïde  ; 
ses  fragmens  sont  indéterminés,  à bords  un  peu 
aigus. 

Il  est  demi-diaphane  ou  seulement  translu- 
cide (**)  ; - — tendre  ; — aigre  ; — facile  à casser  ; 
— un  peu  onctueux  au  toucher  ; — il  a une  saveur 
v qui  d'abord  paraît  douce,  et  ensuite  devient  un  peu 

brûlante  ■;  — il  est  léger. 

D’après  Kirvan  , sa  pesanteur  spécifique  est  1740. 

• Caractères  chimiques. 

Traité  au  chalumeau  , ’le  borax  se  boursouffle 
considérablement,  et  se  fond  en  un  verre  blanc 
transparent. 


(*)  Cette  croûte  est,  dit-on  , produite  par  une  prépara- 
tion artificielle  que  reçoit  le  borax , pour  empêcher  qu’il  ne 
tombe  en  de’liquescence.  On  le  frotte  de  beurre  et  de  terre  j 
ce  qui  occasioue  l’odeur  rance  qu’il  a lorsqu’on  nous 
l’apporte. 

C**)  Le  citoyen  Haüy  a observe'  que  lé  borax  donnait  le 
phénomène  de  la  double  image. 
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Parties  constituantes. 


BORAX  Ki-IJI, 


Lorsqu’il  est  purifié  , le  borax  est  un  sel  composé 
de  soude  et  d’un  acide  particulier  qui  a pris  le 
nom  d 'acide  boracique  ; mais  dans  l’état  natif,  il  est 
toujours  mélangé  de  terre. 

Gissement  et  localités , 

Le  borax  se  trouve  en  Perse  et  au  Thibet.  Les 
voyageurs  ne  sont  pas  d’accord  sur  la  manière  dont 
la  nature  nous  l'offre  ; les  uns  disent  qu’il  se  trouve 
dans  les  eaux  d’un  lac , d’où  on  le  relire  par  une 
évaporation,  dans  des  bassins,  à l’air  libre;  lea 
autres  assurent  quil  se  trouve  tout  formé  et  dissé- 
miné dans  la  terre  des  bords  de  ce  lac,  où  l’on  re- 
cueille aussi  du  sel  marin  ; d’autres  enfin  , que  le 
sel  que  l’on  retire  de  ce  lac  n’est  point  du  borax, 
mais  un  mélange  salin  avec  lequel  on  a produit  le 
borax  artificiellement. . I. . 

4 

Usage. 

Le  borax  nous  est  apporté  des  Indes  orientales, 
dans  l’état  où  il  vient  d’ètre  décrit  : on  le  purifie 
en  Europe,  pour  le  rendre  plus  susceptible  d’etre 
emj^yé  dans  les  arts.  Il  est  d’une  grande  utilité 
en  chimie  et  dans  beaucoup  d’opérations  métal- 
lurgiques; ce  qui  tient  à la  propriété  qu’il  a de  fa- 
voriser beaucoup  la  fusion  : il  est  souvent  employé 
dans  les  essais  au  chalumeau. 

C 2 
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Borax  rati  r* 

Remarques. 

L’acide  du  borax  a e'te'  trouve'  par  dans  les  eaux  et 
sur  les  bords  de  quelques  lacs  en  Toscane  : c’est  à 
M.  Hœfer  que  l’on  doit  cette  de'couverte  ; celui  qui  est 
solide  , est  sous  la  forme  de  petites  e'eailles  ou  de  petits 
grains  cristallins. d’un  blanc  grisâtre  ou  jaunâtre. 

Il  y a encore  plusieurs  autres  sels  que  des  mine'ralo- 
gistes  ont  de'crit  dans  leurs  ouvrages  , tels  que  le  sulfate 
de  potasse  , le  sulfate  d'ammoniaque  , les  nitrates  , les 
muriates  calcaires,  etc.;  mais  M.  Werner  ne  les  a pas 
admis  dans  soii  Oryctngnosie , parce  que  leur  existence  à 
l’e'lat  solide  dans  la  nature  ne  lui  a pas  paru  assez  cons- 
tatée , et  que  toutes  les  substances  dissoutes  dans  les 
eaux  , perdant  par  la  dissolution  même  tous  les  carac- 
tères qui  peuveut  servir  à leur  distinction  , n,’ont  plu* 
d’existence  propre  , et  ne  doivent  trouver  place  que 
dans  la  description  des  eaux  dont  elles  modifient' la 
nature. 


* 
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TROISIEME  CLASSE. 

COMBUSTIBLES. 


Nota.  La  division  des  combustibles  en  genres  est 
fonde'e , comme  dans  les  autres  classes  , sur  les  résultats 
de  leur  analyse  chimique  : ces  genres  sont  au  nombre 
de  trois  ; le  genre  soufre  , dont  le  soufre  est  la  seule  es- 
pèce , le  genre  des  bitumes  , dont  les  espèces  renferment 
toutes  du  bitume  ( c’est-à-dire  , de  l’huile  et  du  carbone  ) 
plus  ou  moins  modifie'  ou  me'langc  d’autres  substances  j 
et  enfin  le  genre  graphite  , qui  contient  deux  espèces  , 
dont  l’une  lui  donne  son  nom  : ces  espèces  ont  pour 
base  principale  le  carbone. 

PREMIER  GENRE. 

LE  GENRE  SOUFRE. 


ESPECE  UNIQUE. 

TffATUR.LlCH.ER  SCHTVEFEL.  — LE  SOUFRE 

NATIF. 

SULPHUR  N ATI  VU  M. 

Id.  Emm.  T.  a , p.  8g.  — Wid.  p.  646.  — Lenz,  T.  1 , 
p.  522.  — W.  P.  T.  1 , p.  568.  — M.  L.  p.  556. ; — Sul- 
■pliur  nativum  plirum  flavum,  Wall.  T.  2 , p.  ia5.  — N a- 
tive  sulphur  , Kirw.  T.  2 , p.  6g.  — Soufre , R.  D.  L.  T.  1 » 
p.  289.  — D.  B.  T.  a , p.  91.  — Lam.  T.  1 , p.  68. 
— Id.  Haüy. 

Werner  partage  l’espèce  soufre  en  deux  sous  espèces, 
dont  l’une  est  le  soufre  natif  non  volcanique  , et  l’autre 
est  celui  des  volcans. 
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COMBUSTIBLES. 


II  SOUFRE 
HATIF. 


I«.  SOUS-ESPECE.' 

CEMEINER  N AT  U RL  l CH  ER  SCBWEFEL.  LE  SOUFIUS 

KATJF  COMMU-V. 

, Sulphur  nativuni  ru /gare- 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  jaune  particulier  auquel  il 
dpnne  son  nom  ; quelquefois  il  passe  au  jaune 
verdâtre  ou  au  gris 

On  le  trouve,  ou  en  masse,  ou  disséminé , ou 
en  couche  superficielle , ou  enfin  cristallisé  (*). 

Ses  foi'mes  sont  : 

a.  Une  pyramide  double  composée  de  deux 
pyramides  à 4 faces  obliquangles,  aiguës,  opposées 
base  à base  , ou  l'octaèdre  aigu  : c’est  sa  forme 
primitive  ; la  base  commune  est  un  rhombe  , 

(*)  Les  catalogues  de  Pabst  et  de  Leske  contiennent  à 
peine  une  indication  de  soufre  cristallise’  ; ce  sont  des  tables 
ou  prismes  à /j  faces  obliquangles.  Dans  les  Traite’s  de  Mi- 
néralogie allemands  , on  retrouve  les  mêmes  formes , et  de 
plus  le  prisme  à fi  faces  , la  double  pyramide  à 4 faces  et  la 
pyramide  à trois  faces,  aiguë.  J’avoue  que  parmi  ces  formes, 
il  y en  a qui  m’ont  paru  peu  faciles  à rapporter  aux  cristaux 
de  soùfre,  que  nous  connaissons}  aussi  ai-je  substitue’  d’autres 
descriptions  dans  lesquelles  les  cristaux  de  soufre  sont  pré- 
sentes tels  que  je  les  ai  vus  dans  toutes  les  collections  de 
Paris  , et  tels  qu’ils  ont  été  de’crils  dans  le  n°.  29  du  Journal 
des  Mines  de  France.  D'ailleurs,  les  cristaux  de  4à5  pouce» 
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dont  les  deux  diagonales  sont,  dans  le  rapport  de  ib  sorrn* 
5 à 4,  et  la  hauteur  d'une  des  pyramides  est  triple 
de  la  perpendiculaire  abaissée  dans  le  rhoinhe  du 
centre  sur  un  des  côtés. 

b.  La  môme  forme  ayant  ses  sommets  tronqués, 

c.  La  forme  a ayant  chaque  sommet  remplacé 
par  un  pointement  obtus  à 4 faces  placées  sur  les 
faces  latérales  ( le  sommet  de.  ces  pointemens  est 
aussi  quelquefois  tronqué  ). 

d.  La  forme  a ayant  les  bords  de  la  base  com- 
mune tronqués. 

e.  La  forme  a ayant  ses  bords  latéraux  obtus 

tronqués.  • 

f.  La  forme  a ayant  les  angles  obtus  de  la  basa 
commune  tronqués. 

Les  cristaux  varient  beaucoup  en  grandeur;  le 
plus  souvent  ils  sont  petits , rarement  de  moyenne 

de  diamètre  , rapportés  de  Sicile  par  Dolotnieu , ont  servi 
de  base  à cette  description  ; et  l’on  verra  qu'une  partie  des 
formes  citées  par  les  auteurs  allemands,  s’y  rapporte  tres- 
bieu  , et  qu’il  en  sera  de  même  des  autres  si  l’on  veut  sup- 
poser , ce  qui  arrive  souvent , que  l’on  n’a  observé  que  des 
cristaux  mal  prononcés  , à demi  engagés  dans  leur  gangue  ; 
ce  qui  leur  donne  souvent  des  apparences  trompeuses. 

J’ai  eu  soin  , dans  cette  description  , de  me  conformer 
entièrement  à la  méthode  descriptive  de,  Werner. 

J’observerai  qu’Emmeriing  ajoute  avec  raison  , dans  une 
note  , que  l’octaèdre  aigu  est  la  forme  la  plus  ordiuaire  du 
soufre. 
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ix  soufre  grandeur,  et  plus  rarement  encore  grands  ( ceux  de 
Sicile  );  ils  sont  le  plus  souvent  groupés. 

La  surface  des  cristaux  est  lisse. 

A l’extérieur , les  cristaux  sont  très-éclatans  ; 
mais  à l’intérieur  le  soufre  natif  commun  n’est 
qu'éclatant  ou  même  peu  éclatant  ; c’est  un  éclat 
gras,  qui  souvent  passe  à l'éclat  du  diamant. 

Sa  cassure  est  tajitôl  inégale,  à petits  grains, 
tantôt  conchoïde  ; elle  se  rapproche  aussi  plus  ou 
moins  de  la  cassure  esquilleuse. 

Ses  fragmeus  sont  indéterminés , à bords  assez 
aigus. 

.11  est  communément  translucide,  quelquefois 
demi-diapliane , surtout  dans  les  cristaux;  — il  est 
tendre  ; — aigre  ; — très-facile  à casser  ; — peu 
froid  et  un  peu  gras  au  toucher  ; — il  donne  par  le 
frottement,  une  odeur  sulfureuse  ; — il  est  léger. 

Pes.  spéc.  1,990  à 2,o35. 

Caractères  chimiques  (*). 

Le  soufre  mis  sur  des  charbons , brûle  avec  une 
flamme  bleuâtre  particulière,  et  donne  une  odeur 
piquante  que  tout  le  monde  connaît  ( celle  du  gaz 
acide  sulfureux  ).  • 


(*)  Le  soufre  est  trop  facile  à reconnaître  par  ses  carac- 
tères exte’rieurs  , pour  qu’on  soit  oblige’  d’avoir  recours  à des 
épreuves  chimiques  ou  physiques;  j’ai  cru  nc’anmoins  devoir 
en  indiquer  quelques-unes. 
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Parties  constituantes.  suent. 

Le  soufre  nalif  n’est  pas  toujours  pur;  il  est 
souvent  mélangé  de  terre;  niais  le  soufre  pur  est 
un  des  minéraux  reconnus  jusqu’ici  comme  simple» 
par  les  chimistes. 

Caractères  physiques. 

Le  soufre  est  électrique  par  frottement.  D’après 
les  essais  de  M.  Storr,  la  vapeur  même  du  soufre 
fondu  est  électrique  (*). 

Usage. 

Le  soufre  est  une  des  substances  les  plus  utiles 
dans  le»  qfts  : on  l’emploie  dans  le  blanchiment 
des  toiles,  dans  la  préparation  des  soies;  il  entre 
dans  la  fabrication  de  la  poudre  à canon  ; l’acide 
( dit  sulfurique  ) qu’il  fournit  par  sa  combustion, 
est  fréquemment  employé  dans  les  manufactures, 
comme  les  tanneries , les  chapelleries  ; dans  les 
teintures,  etc.:  on  peut  ajouter  que  c’est  par  son 
moyen  que  l’on  extrait  les  acides  nitrique  et  mu- 
riatique des  substances  qui  les  contiennent  : le 
soufre  d’ailleurs  et  l’acide  sulfurique  sont,  pour  la 
chimie  , d'un  usage  continuel  ; ils  sont  aussi  sou- 
vent employés  en  pharmacie. 

(*)  Le  soufre  est  une  des  substances  dans  lesquelles  le 
citoyen  Haiiy  a nouvellement  reconnu  le  phénomène  de  la 
double  image. 
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Le  soufre  qui  se  vend  dans  le  commerce , ne 
provient  pas  seulement  de  l’exploitation  du  soufre 
natif,  mais  aussi  de  la  distillation  des  pyrites  ou 
mines  métalliques  sulfureuses. 

Gissement  et  localités. 

Le  soufre  natif  commun  se  rencontre  presque 
toujours  dans  des  montagnes  slratiformes , princi- 
palement avec  le  gypse,  où  il  se  trouve  en  forme 
de  rognons.  La  marne  et  la  pierre  calcaire  com- 
pacte en  contiennent  aussi  quelquefois. 

On  a aussi  trouvé  du  soufre  disséminé  dans  des 
filons  de  montagnes  primitives  ; mais  il  y est  très- 
rare,  et  toujours  en  petite  quantité. 

Les  principaux  pays  où  l’on  a trouvé  du  soufre, 
sont,  la  Gallicie  ( Wieliczka  ),  la  Pologne,  la 
Suisse  ( Bex  ),  la  Loraine,  le  pays  d’Hanovre,  la 
Sibérie,  l’Espagne  ( Conilla  près  Cadix  ),  la  Thu- 
ringe,  la  Hongrie,  l’Italie,  et  enfin  la  Sicile,  d’où 
proviennent  les  plus  gros  cristaux  connus.  ( Voyez. 
les  caractères  extérieurs  ). 

IR  SOUS-ESPECE. 

rVLCANISCHER  NATVR1ACHER  SC  H PV  ET  EL LESOUrRB 

NATIF  VOLCANIQUE 

Sulphur  nativum  vulcanium. 

Caractères  extérieurs . 

Sa  couleur  est  la  même  que  celle  du  soufr® 


* 
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natif  commun , si  ce  n’est  qu’il  lire  un  peu  plus 
vers  le  gris. 

On  le  trouve  en  masse  , en  pièces  arrondies  , 
stalactij ormes , cellulaires  ou  criblées , ou  en  con- 
ciles superficielle» pulvérulentes , ou  enfin  cristallisé; 
mais  les  cristaux  sont  en  général  petits  et  confu- 
sément groupés  : ils  ont  d'ailleurs  les  mêmes 
formes  que  la  sous-espèce  précédente. 

A l'intérieur  il  est  peu  éclatant  on  éclatant:  c’est 
un  éclat  gras  qui  s’approche  de  celui  du  diamant. 

Sa  cassure  est  inégale  , à petits  grains. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés  , à bords  obtus. 

11  est  un  peu  translucide. 

Il  est  du  reste  entièrement  semblable  au  soufre 
natif  commun  pour  tous  ses  autres  caractères  exté- 
rieurs physiques  et  chimiques  : l’usage  que  l'on  eii 
fait  est  aussi  absolument  le  même. 

Gissement  et  localités. 

Ce  soufre  a une  origine  volcanique,  comme  son 
nom  l'indique  : on  en  trouve  beaucoup  dans  les 
environs  dés  volcans,  où  il  se  sublime  au  milieu 
des  laves.  La  Solfatare,  aux  environs  du  Vésuve, 
est  une  des  soufrières  les  plus  fameuses  : on  l'ex- 
ploite même  avantageusement  pour  le  commerce. 
On  en  trouve  aussi  auprès  dê  l’Etna,  en  Islande, 
à la  Guadeloupe,  au  Pic  de  Ténérif,  etc. 


le  snvnta 

NATIF. 
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SECOND  GENRE. 

LE  GENRE  DES  BITUMES. 


# PREMIÈRE  ESPÈCE. 

BITUMINOSES  HOLZ.  — LE  BOIS  BITUMINEUX. 

BITUMES  SPISSAXriON. 

' Id.  Emm.  T.  a , p.  54-  — Wid.  p.  63i . — Lenz  , T.  i , 
p.  5 14.  — W.  P.  T.  1 > p.  365 — M.  L.  p.  55a.  — Vege- 
tabiïejossilc  bituminosum  , Wall.  T.  2,  p. 4‘5.  — Carbo- 
nated  wood , Kirw.  T.  2 , p.  60. 

Werner  partage  celte  espèce  en  deux  sous-espèces  , 
dont  l’une  est  le  bois  bitumineux  qui  a conserve'  sa 
contexture  ligneuse  ; l’autre  est  le  bois  bitumineux  ré- 
duit à l’e'tat  terreux. 


I™.  SOUS-ESPECE. 

CEMEINES  OU  roLLXOMMBNES. B ITU M I NOS ES-HOLZ. 

X>£  BOIS  BITUMINEUX.  COMMUN  OU  PARTAIT. 

Bitumen  spissaxylon  bulgare. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  ordinaire  est  le  brun  noirâtre  clair r 
quelquefois  le  brun  de  girofle. 

Il  a tout-à-fait  la  forme  ligneuse  : on  y re- 
marque des  indices  de  branches  et  de  racines. 
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Tl  est  brillant  dans  sa  cassure  principale,  souvent 

' 1 * BITUMINEUX. 

’ éclatant  dans  sa  cassure  en  travers. 

La  cassure  principale  est  fibreuse  , à fibres  paral- 
lèles droites  ou  courbes,  rarement  entrelacées  : elle 
présente  tellement  l’apparence  du  bois,  i^u’on  y 
reconnaît  souvent  les  couches  annuelles.  Dans  la 
cassure  en  travers , le  bois  bitumineux  est  un  peu 
conchoïde  , et  d’autant  plus , qu’il  se  rapproche 
davantage  du  charbon  de  terre. 

Ses  fragmens  sont  es quillcux , ou  en  forme  de 
plaques , ou  indéterminés , suivant  qu'il  est  plus  bi- 
tuminisé. 

Il  est  opaque  ; il  prend  de  l’éclat  par  la  raclure. 

11  est  tendre , passant  au  très-tendre  ; — facile  <1 
casser,  à moins  qu’il  ne  soit  très-peu  pénétré  de 
bitume  ; — peu  froid  au  toucher  ; — léger. 

( Pour  tout  le  reste , voyez  à la  lin  de  la  seconde 
sous-espèce.  ) 

II*.  SOUS-ESPECE. 

B ITUMINOSE  HOLZERDE.  BOIS  BITUMINEUX  TERREUX. 

Bitumen  spissaxylon  friabile. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  communément  d’un  brun  noirâtre 
ou  d’un  brun  de  foie. 

Sa  consistance  tient  le  milieu  entre  le  solide  et 
le  friable. 
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if  bois  il  est  mat , rarement  un  peu  brillant , 

■milUNnOX. 

Sa  cassure  est  terreuse. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  obtus. 

Il  prend  de  Yéclal  par  la  raclure. 

11  est  un  peu'  tachant. 

11  est  tendre , passant  au  très-tendre  et  même 
au  friable.  , 

Il  est  très-facile  d casser  ; — peu  froid  au  tou- 
cher ; — léger  et  presque  surnageant. 

REMARQUES. 

Ces  deux  sous-espèces  de  Lois  bitumineux  sont  liées 
l’une  à l’autre  par  des  passages  insensibles  ; eu  sorte  que 
la  seconde  u’est  autre  chose  que  la  première  réduite  à 
l’e’lat  terreux  par  une  décomposition  particulière.  En 
effet , le  bois  bitumineux  terreux  que  l’on  trouve  auprès 
de  Cologne  , op  . il  est  conn^  sous  le  nom  de  terre 
d'ombre  ou  de  terre  de  Cologne , renferme  une  grande 
quantité  de  troues  d’arbres  , et  meme  des  fruits  pres- 
qu’entiérement  intacts.  ( Voyez  le  Mémoire  de  Faujas  à 
ce  sujet,  Journal  des  Mines,  n°.  56.  ) 

Le  bois  bitumineux  brûle  très-bien  en  dégageant  une 
odeur  de  bitume  désagréable;  aussi  on  l’emploie  comme 
combustible  , sur  tout  lorsqu’on  desire  avoir  une  chaleur 
égale  et  peu  active.  Le  bois  bitumineux  terreux  de  Co- 
logne est  employé  dans  la  fabrication  des  couleurs  : cer- 
taines variétés  qui  sont  beaucoup  mélangées  de  terre  et 
de  pyrites  , sont  exploitées  pour  en  extraire  de  l’alun.  , 

Le  bois  bitumineux  se  rencontre  ordinairement  dans 
les  montagnes  stratiformes , dans  le  voisinage  des  mines 
de  charbon  : on  en  trouve  aussi  daus  des  terrains  d’al- 
luvion. 


r 


Digitized  by  Google 


GENRE  BITUME. 


47 


Les  principaux  lieux  où  il  se  trouve  , sont  les  envi- 
rons de  Cologne  , la  Hesse  , l’Islande  , la  Bohème  , la 
Saxe  , la  France  , etc.  etc. 


SECONDE  ESPÈCE. 

' STEIN  KO  H LE.  — C II AR  B O N DE  TE  R RE 

OU  LA  HOUILLE. 

BITUMES  LITHANTRAX.  ' 

Td.  Emm.  T.  2 , p.  60.  — Wid.  p.  626.  — Lenz  , p.  5,17 

et  suiv W.  P.  p.  366.  — M.  L.  p.  329.  — Lithantrax , 

Wall.  T.  2 , p.  98.  — Charbon  de  terre  , R.  D.  L.  T.  2 , 
p.  590.  — Lam.  T.  2 , p.  52g.  — Minerai  carbon  impreg- 
nated  with  bi/umen  , Kirw.  T.  2 , p.  4g-  — Houille  , 
Ilaùy. 

M.  Werner  partage  cette  espèce  en  huit  sous-es- 
pèces. 


I™.  SOUS-ESPÈCE. 

MRAUNXOJIZE.  LA  HOUILLE  BRUISE  (*) 

OM  LE  BRAUNKOLE. 

Bitumen  lithantrax  brunesseus. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  le  noir  brunâtre  ou  le  brun 
■noirâtre. 

On  ne  le  trouve  qu’en  masse . 

C'j  Son  nom  lui  vient  de  sa  couleur  brune. 


\ 
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11  est  peu  éclatant  en  longueur,  mais  éclatant 
dans  la  cassure  transversale  : c’est  un  éclat  gras. 

La  cassure  en  travers  est  parfaitement  eonchoïde  ; 
mais  la  cassure  en  longueur  est  schisteuse  ( elle 
semble  conserver  les  traces  d'une  contexture  li- 
gneuse ). 

Ses  fragmens  son  t indéterminés , à bords  peu  aigus. 

Il  prend  de  Yéclat  par  la  raclure. 

11  est  tendre  ; — peu  aigre  ; — facile  à casser  ; 
— un  peu  froid  ; — léger. 

Remarque. 

Le  braunhohle  se  rapproche  beaucoup  du  bois  bitu- 
mineux : son  gissement  est  peu  different  de  celui  des  • 
autres  sous-espèces  ; cependant  il  se  trouve  plus  ordi- 
nairement parmi  les  grès  et  les  pierres  calcaires  strati- 
formes. 


Ile.  SOUS-ESPECE. 

MOORKOjrLE.  LA  HOUILLE  LIMOMEUS* 

OU  LE  MOORKOULE. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  brun  noirâtre  foncé , qui  passa 
au  noir  brunâtre. 

On  le  trouve  en  masse , en  couches  très-puis- 
santes; il  est  toujours  très-fendillè  et  crevassé. 

A l’intérieur,  il  est  très-brillant. 

Sa  cassure  en  travers  est  unie , quelquefois  con- 

choide 
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clwïde  applatie  ; mais  en  longueur , elle  est  schis- 
teuse, et  indique  une  conlexture*ligneuse.  ' 

Ses  frggmens  affectent  la  forme  trapézoïdale  ou 
rhomboïdale. 

Il  prend  de  X éclat  par  la  raclure» 

Il  est  tendre , passant  au  très-tendre  ; — il  est 
extrÿnement  facile  à casser  ; — peu  froid  au  tou- 
cher ; — léger. 

R E M A R QtT  E. 

Le  moorkohle' paraît  se  rapprocher  beaucoup  du  bois 
bitumineux  terreux  , neanmoins  il  a toujours  plus  ou 
moins  de  ressemblance  avec  le  grobkohle  : on  en  trouve 
beaucoup  en  Bolième  , en  Autriche  , en  Transylvanie  et 
ailleurs  : on  le  trouve  plutèt  dans  les  montagnes  de 
grès  , de  pierre  calcaire  et  de  trapp  , que  dans  celles 
dites  montagnes  à houille.  ( Vayejs  le  Traité  des  Roches.  ) 


1 1 Ie.  SOUS-ESPECE. 

PEC  H KO  H LE,  LA  HOUILLE  PICfFOHME  OU  LE  PECHKOHLE. 

Bitumen  / ilha nt çax  piceus • 

Caractères  extérieurs. 

• Sa  couleur  est  le  noir  parfait.  Dans  sa  cassure 
en  longueur  il  est  quelquefois  brunâtre. 

On  le  trouve  en  masse  ou  disséminé  : on  y re- 
marque souvent  des  traces  de  parties  végétales, 
telles  que  des  branches  d’arbres. 

Minéral,  é^ém.  Tom.  JT.  D 


LA  MOB1LLS, 
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houille.  j]  eS{.  éclatant  y souvent  même  très -éclatant  : 
c’est  un  éclat  gras. 

• ’ Sa  cassure  est  plus  ou  moins  parfaitement  con - 

choïde , ordinairement  à petites  cavités. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  assez 
aigus. 

Il  est  tendre  ; — facile  à casser  ; — léger.  • ' 
Remarque.  . 

Le  pechkolile  accompagne  assez  ordinairement  les 
deux  sous-espèces  pre'ce'dentcs.  Son  gissement  le  plus 
ordinaire  est  dans  les  montagnes  de  trapp  , ou  s’il  se 
rencontre  ailleurs  , c’est  toujours  en  morceaux  isole's. 
On  le  trouve  au  Rfeissner  dans  la  Hesse  , en  Saxe 
auprès  de  Dresde  , en  Sile'sie  , en  Angleterre , etc.  (*). 

- - # 

IV».  SOUS-ESPÈCE. 

CLANZKOHLE.  L A IfOllLL  ÉCLATANTE 

• * 

OU  L £ CLANZKOHLE. 

Bitumen  lifhantrax  mctallicè  nitens. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  le  noir  de  fer , qui  passe  un  peu 

(*)  C’est  à cette  sous-espèce  que  l’on  doit"  principale- 
ment rapporter  \ejayet  ,gagas  de  Wallerius,  quoique  plu-  • 
sieurs  minéralogistes  le  rangent' avec  la  poix  minérale 
scoriacée.  11  paraît  que  plusieurs  substances  bitumineuses 
polissables  ont  été  données  sous  ce  nom  , que  la  plupart  ap- 
partiennent au  peclikohle , d’autres  au  kennekohle , et  quel- 
ques-unes à la  poix  minérale  scoriacée. 
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AU  brun  ; il  présente  souvent  des  couleurs  superfi- 
cielles comme  Y acier  trempé. 

On  le  trouve  en  masse , rarement  disséminé. 

11  est  éclatant  et  même  très-éclatani , d’un  éclat 
qui  rapproche,  de  Y éclat  métallique. 

Sa  cassure  est  parfaitement  concho'ide , à grosses 
cavités. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  peu  aigus. 

Il  se  présente  quelquefois , mais  rarement , en 
pièces  séparées  ; elles  sont  testacées  ou  quelquefois 
scapiformes. 

41  est  tendre  ; — facile  à casser  ; — peu  froid  ; 
■ — léger . » 

REMARQUE. 

Cette  sous-espèce  de  houille  est  extrêmement  rare» 
La  seule  qui  soit  vraiment  reconnue  , provient  de  New- 
castle en  Angleterre  : elle  est  cite'e  par  Werner  dans  le 
catalogue  de  Pabst.  Quant  au  glauzkohle  que  Karsten  in- 
dique dans  le  Muséum  de  Leske  comme  e'tant  cristallisé 
en  cubes , on  soupçonne  que  ce  n’est  autre  chose  qu’un 
kohlenblende  mélange’  de  quartz.  Il  en  est  de  même  , 
d’après  les  essais  de  M.  Struve  ; du  prétendu  glanzkohle 
du  Meissner  , qui  brûle  sans  flamme  et  sans  odeur. 

■ V».  SOUS-ES  PJÈCE. 

STANGENKOHT.E.  LA  HOUILLE  SCAF1FORMK 

OU  LE  STANGEHKOHLE. 

Caractères  extérieurs. 

• * 

Sa  couleur  est  un  noir  parfait  qui  passe  au  noir 

P 2 
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brunâtre:  les  parois  de  ses  fentes  sont  quelquefois 
recouvertes  accidentellement  d’une  terre  ferrugi- 
neuse jaune. 

On  le  trouve  en  masse. 

Dans  sa  cassure , il  est  éclatant  ou.  seulement  peu  . 
éclatant  : c’est  un  éclat  gras. 

Sa  cassure  est  plus  ou  moins  parfaitement  con- 
choïde  ; ses  fragmens  sont  indéterminés. 

Il  est  toujours  composé  de  pièces  séparées , sca- 
piformes  (*),  parallèles  ..un  peu  courbes,  dont  lea 
faces  de  jointure  sont  lisses  et  un  peu  éclatantes. 

Il  est  tendre  ; — facile  à casser  ; — léger.  • 

R E M A R Q U JE. 

Le  stangenlolile  est  fort*  rare  : on  le  trouve  au 
Meissner  près  d'Almerode  , dans  la  Hesse  , dans  une 
montagne  basaltique. 


VI*.  SOUS-ESPECE. 

SC  H IEE  E RKO  il  LE. LA  HOUILLE  SCHISTEUSE 

OU  LE  S C H I F.  F E H K O II  L E. 

•s  ^ - 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  le  noir  parfait , souvent  aussi  le 
noir  grisâtre , rarement  le  noir  brunâtre. 

On  le  trouve  en  masse  en  couches  entières. 

Il  est  éclatant , quelquefois  peu  éclatant  ou  mémo 
seulement  brillant:  c’est  un  éclat  gras. 

O • 

(*)  C’est  de  là  qu’il  a tiré  son  nom. 
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ê 

Sa  cassure  principale  est  schisteuse , « feuillets  la  Homu. 
plais  ; la  cassure  en  travers  est  unie  ou  imparfaite - 
ment  conchoïde. 

Ses  fragmens  Sont  indéterminés,  à bords  peu 
aigus  t>u  en  forme  de  plaques. 

Il  prend  de  l’éclat  par  la  raclure. 

Il  est  tendre,  passant  au  demi-dur ; — facile  à 
casser  ; — léger. 

, REM  jt'R  Q tr  E. 

Le  schieferkohle  se  trouve  principalement  dans  les 
montagnes  de  houille  proprement  dites  ( Voyez  le  Traité 
des  Roches  ) , et  rarement  parmi  les  houilles  de  forma- 
tion trape’enne  ; il  est  accompagne  ordinairement  de 
scliieferthon  et  de  grès  : on  en  trouve  en  Angleterre 
( dans  le  Flintsliire  ) , eu  Bohême  , en  Saxe  auprès  de 
Dresde  , etc.  Il  passe  quelquefois  au  peclikohle. 


VII*.  SOUS-ESPECE. 

XENNBLKOHLE.  LA  «OIIILU  Dï  RllttüJI  • 

OU  L E KESÜELKOHLE. 

Caractères  extérieurs . ■ 

Sa  couleur  est  le  noir  grisâtre. 

On  le  trouve  en  masse. 

Il  est  peu  éclatant , d’un  éclat  gras. 

Sa  cassure  est  communément  concho'kle , quel- 
quefois unie  et  lamelleuse , à lames  parallèles  dans 
trois  sens,  dônt  la  dirfection  est  assez  rectangulaire. 
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• l§es  fragmens  sont  quelquefois  parfaitement 
rhombdidaux  ou  cubiques.  • 

Il  prend  de  X éclat  par  la  raclure. 

Il  est  tendre  ; — facile  à casser  , néanmoins  . 
c’est  une  des  plus  tenaces  de  toutes  les  sous-espèces 
de  houille  ; — il  est  un  peu  froid  au  toucher  ; 

— léger . 

REMARQUE. 

Le  kennelkohle  qst  ainsi  nomme'  de  ce  qu’il  se  trouve 
à Kilkenny  en  Irlande  : on  en  a aussi  trouve'  à Vigan 
dans  le  Lancashire  et  ailleurs.  Certaines  variétés  plu» 
compactes  sont  taillées  et  polies.  Le  cliceur  de  l’église 
cathédrale  de  Liclitfield  est  revêtu  de  plaquas  de  cette 
houille  , alternant  avec  du  marbre  blanc  : il  est  probable 
qu’elle  a fourni  une  partie  des  substances  connues  sous 
le  nom  de  jayet.  • 


vnie.  SOUS-ESPECE. 

VLATTBRKOJULE.  I.  E CHARBON  LA  ME  LL  EUS. 

Bitumen  lithanthrax  tameltosus. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  noir  parfait ; il  présente  sou- 
vent sur  les  parois  de  ses  fentes  des  couleurs  super- 
ficielles , semblables  à celles  de  la  queue  de  paon  ou 
celle  de  Y acier  trempé. 

On  le  trouve  en  masse. 

Dans  sa  cassure  principale  il  est  très-éclatant } 
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quelquefois  même  miroitant  ; dans  la  cassure  en  *■*  loiniA 
travers  il  n’est  qu 'éclatant. 

Sa  cassure  principale  est  plus  ou  moins  lamel- 
leuse , à lames  droites  ; la  cassure  en  travers  est  un 
peu  inégale. 

Ses  fragmens  sont  trapézoïdaux. 

Il  est  tendre  ; — facile  à casser , plus  que  le 
schieferkohle  ; — léger. 

Remarque. 

Le  blatterkohle  est  , de  tous  les  charbons  de  terre  , 
celui  qui  est  le  plus  sujet  à la  décomposition  j ce  qui 
provient  de  ce  qu’il  est  me'lange'  de  pyrites.  On  l’avait 
autrefois  rc'uni  au  schieferkohle  , avec  lequel  il  a beau- 
coup de  ressemblance  j mais  M.  Wemer  a cru  devoir 
en  faire  une  sous-espèce  se’pare'e. 

Il  se  trouve  dans  le  pays  de  Lie'ge  , en  Saxe  , auprès 
de  Dresde  , dans  la  haute  Lusace , et  en  France  dans  le 
Forez  , au  Creuzot , etc. 


IX®.  SOUS-ESPECE. 

C RO  H K O L E.  LA  HOUILLE  GROSSIÈRE 

OU  LE  G R O B K O II  L E.  ‘ 

Bitumen  liihantra.r  ponderosus . 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  noir  parfait  clair,  qui  passe 
quelquefois  au  brunâtre  ou  au  grisâtre. 

On  le  trouve  en  masse. 


Digitized  by  Google 


56 


C O MB  U STOLES.  * 


la  houille.  Il  est  peu  éclatant,  d'un  éclat  gras. 

Sa  cassure  est  inégale , à très-gros  grains , passant 
quelquefois  plus  ou  moins  à la  cassure  schisteuse. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  obtus. 

Il  prend  de  Yéclat  par  la  raclure. 

Il  est  tendre  ; — facile  à casser  ; — un  peu  froid; 

— léger,  mais  néanmoins  plus  pesant  que  la  plu- 
part des  sous-espèces  précédentes. 

Remarque. 

Le  grobkohle  se  trouve  dans  le  voisinage  des  antres 
houilles  , principalement  avec  le  schieferkokle  , le  blat- 
terkolile  et  le  peclikohle  ; il  est  très-souvent  accom- 
pagné de  bois  bitumineux  : on  en  trouve  entr’airtreS 
auprès  de  Dresde  , à Miesbach  en  Bavière  , à Am'berg  . 
'■  dans  le  Palatinat  (*). 


(*)  D’après  le  tableau  minéralogique  qui  se  trouve 
dans  le  troisième  volume  d’Emmerling  , il  semblerait  que 
M.  Werner  partage  le  grobkole  en  deux  sous-espèces  , 
sous  les  noms  de  grobkohle  commun  et  de  kohlenschiefer. 
M.  Estner  fait  aussi  du  kohlenschiefer  une  sous-espèce  par- 
• ticulière  de  houille  ; mais  d’après  la  description  qu’il  en 
donne,  on  voit  que  ce  n’est  autre  chose  qu’un  brandschiefer 
' ou  schiste  bitumineux  qui  a été  décrit  T.  I , p.  S 8g  , parmi 
les  pierres  argileuses , et  qui,  tant  par  son  gissement  dans  le 
voisinage  des  mines  de  houille,  que  parsa combustibilité  et 
ses  autres  caractères , a beaucoup  de  rapport  avec  lés  es- 
pèces bitumineuses  dont  il  est  ici  question  , et  Surtout  avec 
le  grobkohle  ou  houille  grossière  , qui  est  toujours  uu  peu 
terreuse. 
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REMARQUES  sur  les  houilles  en  général. 

Les  naturalistes  sont  aujourd’hui  tous  d’accord  sur 
l’origine  de  la  houille  : ôn  la  regarde  comme  e'tant  le 
rdsfüu  de  là  décomposition  des  végétaux , et  surtout  des 
bois.  La  nature  des  produits  que  la  chimie  en  retire  , et 
les  fragmens  de  branches  et  de  ràcincs  que  l’on  y trouvé 
quelquefois  , de'tüontrent  assez  clairement  qu’elle  ’ne 
peut  avoir  ctt  d’autre  origine. 

Les  houilles  se  rencontrent  dans  les  montagnes  stra- 
tifortnéS  , tantôt  en  couches  Subordonne'es  , au  milieu 
des  grès , des  pierres  calcaires  et  des  trapps  ; tantôt  dans 
des  'môutagnes  particulières  qui  prennent  le  nom  de 
montagnes  à houille.  H en  “sera  question  plus  en  detail 
dans  le  Traité  des  Roches.  On  trouve  aussi  quelquefois 
de  la  houille  dans  les  montagnes  d’àlluvion. 

Ce  combustible  est  très - répandu  à la  surface  de  là 
terre;  la  France,  l’Angleterre  , la  Hesse  , la  Saxe  , la 
Suède  , etc.  en  possèdent  des  mines  très-abondantes  , 
et  tous  lès  pays  où  il  se  rencontre  , trouvent  dans  son 
exploitation  une  grande  source  de  richesses  : l’Angle- 
terre , entr’autres  , doit  en  grande  partie  l’e'tat  florissant 
de  ses  manufactures  à ses  mines  de  houille. 

Toutes  les  sous-éspèces  de  houille  qui  viennent  d’être 
de'crites  , brûlent  avec  flamme  et  en  de'gageant  une 
odeur  bitumineuse  , mais*avec  plus  ou  moins  de  facilite’. 
L,e  blattcrkohle  et  le  schieferkolile  sont  communément 
les  plus  estime’s  , et  l’on  peut  dire  en  gè'ne'ral  que  plus 
la  houille  c$l  le’gère  et  noire  , mieux  elle  brûle  : quel- 
ques-unes , comme  le  peclikohlé  , décrépilent  un  peù 
avant  de  s’allumer. 

D.’après  les  expériences-  chimiques  que  l’on  a faites 
sur  là  houille,  il  paraît  qu’elleestcotnpôse'e  d’une  ma- 
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»a  kocui.b.  tière  huileuse  , de  charbon  et  d’un  peu  d’ammoniaque  f 
ce  qui  a fait  Soupçonner  qu’elle  pouvait  contenir  aussi 
des  re'sidus  de  matières  animales. 

On  réduit  la  houille  en  charbon  par  des  procédés 
analogues  à ceux  employés  pour  carboniser  le  bois  f Hs  ' 
consistent  uniquement  à la  dépouiller  de  son  huile  et  de 
son  ammoniaque  en  la  chauffant  sans  le  contact  de  l’air.  ■ , 
Daïis  certaines  manufactures  on  recueille  ces  produits 
qui  se  vaporisent  dans  cette  opération  , et  on  les  emploie 
à différens  usages  économiques. 

M.  Estner  décrit  une  sous-espèce  de  houille  particu- 
lière qu’il  nomme  faserkohle  ou  houille  fibreuse  ; elle 
provient  de  Newcastle  en  Angleterre , où  on  la  regarde 
comme  d’une  qualité  supérieure  pour  la  combustion  : 
elle  a un  tissu fibreux  ; elle  est  peu  éclatante , assez friable , 
d’un  noir  foncé , très-légère Il  en  a reconnu  de  sem- 

blables parmi  des  hodilles  de  Bohême. 


TROISIEME  ESPECE. 

ERDOEL. L’HÜILE  MINÉRALE. 

• 

Dans  le  tableau  de  classification  , cette  espèce  i#est 
point  subdivisée  en  sous-espèces  : je  me  suis  conformé 
en  cela  au  Vocabulaire  de  Reuss  ; mais  m’étant  assuré 
que  M.  Werner  a conservé  la  subdivision  qui  est  dans 
plusieurs  auteurs  allemands  , je  vais  la  rétablir  ici.  L’es- 
pèce huile  minérale  est  donc  partagée  en  trois  sous- 
espèces  , dont  la  première  est  le  naphte  , la  seconde 
Y huile  minérale  commune  ou  le  pétrole , et  la  troisième  est 
lé  goudron  minéral , que  quelques  auteurs  réunissent  à la 
poix  minérale  , qui  est  l’espèce  suivante,  Le  naphte  est 
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très-fluide  , le  pe’trole  est  très-gras  et  le  goudron  mine’ral 
est  visqueux. 

Ire.  SOUS-ESPÈCE. 

NA  P HT  A.  — L E N A P II  T E. 

Id.  Emm.  T.  2,  p.  41-  — Wid.  p.  617.  — Lenz, 
T.  1 , p.  5o4-  — Id.  Estn.  T.  3 , p.  95.  — Id.  Kirw. 
T.  2,  p.  42.  Bilumenjluidissimum  levissimum  naphla, 
Wall.  T.  2 , p.  89.  — Naphte  , R.  B.  L.  T.  2 , p.  592. 

— D.  B.  T.  2,,  p.  ÿ5.  Lam.  T.  2 , p.  536.  — Bitume 
liquide  blanchâtre , Ilaüy. 

• 

Caractères  extérieurs. 

La  couleur  du  naphte  est  tantôt  un  blanc  gri- 
sâtre , tantôt  le  gris  jaunâtre  ou  le  jaune  de  vin. 
Il  est  parfaitement  fluide  ; — il  a un  éclat  gras  ; 

— il  est  diaphane  ; — il  est  très-onctueux  au  tou- 
cher ; — il  a une  odeur  forte,  bitumineuse,  qui  n’est 
pas  désagréable  5 — il  est  surnageant. 

Pes.  spéc.  0,708  à 0,732. 

Caractères  chimiques. 

Le  naphte  s’enflammé  très-faciletnent;  il  donne 
une  flamme  bleuâtre , une  fumée  épaisse  et  ne 
laisse  point  de  résidu:  c’est  l’huile  minérale  la  plus 
pure  et  la  plus  légère. 

Usage.  ! 

Dans  la  Perse  on  se  sert  du  naphte  pour  s’é- 
clairer en  le  brûlant  dans  des  lampes  : on  le  fait 
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aussi  servir  au  chauffage,  eu  le  mêlant  avec  un  peu 
de  terre  ; on  l’emploie  dans  la  composition  des 
vernis , dans  celle  des  feux  d’artifice  : les  médecin» 
l’ordonnaient  autrefois  comme  vermifuge. 

< Gissement  et  localités. 

Le  naphte  se  trouve  en  Perse  et  sur  les  bords 
de  la  mer  Caspienne , en  Calabre , en  Sicile  et  en 
Amérique  : on  le  recueille  principalement  sur  la 
surface  de  l’eau  ; il  paraît  qu’il  ne  se  trouve  -que 
dans  des  terrains  stratiformes.  On  soupçonne  qu’il 
ne  doit  son  origine  qu’à  une  distillation  opérée  sur 
des  houilles  par  des  feux  souterrains.  Exposé  à 
l’air,  il  s’épaissit;  ce  qui  le  rapproche  des  sous- 
espèces  suivantes. 


I Ie.  SOUS-ESPECE. 

CEMEINES  ERDOEL.  l’IIUILE  MINÉRALE  COMMUNE 

• OU  LE  PÉTROLE. 

Id.  Emin.  T.  2 , p.  /p.  — JBergoel  au  steinoel , Wid. 
p.  6ig.* — Erdoel , Lenz  , p.  5o6.  — ld.  Estn.  T.  5 , 
p.  97.  — Petrol , Kirw.  T.  2 , p.  ly>.  — Bilumenjluidum 
crassius , Pitroleum , Wall.  T.  4 , p.  90.  — Pétrole , D. 
X..  T.  2,  p.  5gi.  — Larti.  T.  2,'p.  556. ; — Bitume  li- 
quide brun  ou  noirâtre  , Ilaüy. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  brun  noirâtre  plus  on  moins 
îfoncé,  qui  tire  quelquefois  vers  le  brun  rougeâtre. 
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Il  est  fluide,  mais  beaucoup  moins  que  le  naphte  ; 

— il  passe  au  visqueux  ; — il  est  trouble  ; — presque 
opaque  ; — très-onctueux  au  toucher  ; — peu  froid; 

— il  exhale  une  odeur  bitumineuse  très-forte  et 

désagréable  ; — il  a un  goût  piquant  et  acide  ; — r 
il  est  surnageant.  * 

. P es.  spéç.  0,847  ® o>854- 

Caractères  chimiques. 

Le  pétrole  diflère  peu  du  naphte  dans  ses  ca- 
ractères chimiques;  cependant  il  donne -une  fumée 
bien  plus  épaisse  et  beaucoup  de  suie  dans  sa  com- 
bustion , et  il  laisse  un  résidu  terreuse  : par  la  distil- 
lation, on  en  retire  une  huile  semblable  au  naphte; 
ce  qui  semble  indiquer  que  le  pétrole  n’est  autrf 

chose  qu’un  naphte  mélangé  de  terre. 

% 

Usage.  k . 

Dans  les  pays  où  le  pétrole  est  abondant,  on 
l’emploie  très-utilement,  soit  au  lieu  de  goudron, 
soit,  en  le  purifiant,  au  lieu  d’huile  à brûler. 

( Voyez  ci-dessus  les  usages  du  naphte  ). 

• * * * ».  % 

Gissement  et  localités.  « 

Le  pétrole  se  trouve  en  Bavière  ( au  lac  Tegem  ), 
en  Angleterre  ( dans  le  Lancashire  ) , eu  France 
( Sulz  en  Alsace , Gabian  en  Languedoc , en  Au- 
vergne ) ; en  Italie  ( à Pétraglia  en  Sicile , et  aux 
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l’huilr  environs  de  Parme  et  de  Modène  ) ; en  Moldavie  , 

M1KÏBALÏ. 

en  Perse , en  Ecosse , en  Suède , en  Sibérie , en 
Suisse  auprès  de  Neufchâtel. 

Il  se  trouve,  comme  le  naphte,  dans  des  mon- 
tagnes stratiformes , et  le  plus  souvent  dans  le 
voisinage  des  houilleâ  ; du  milieu  desquelles  on  le 
voit  quelquefois  suinter,  ainsi  que  des  fentes  des 
rochers  : on  le  rencontre  aussi  à la  surface  de  l’eau  : 
on  a lieu  de  soupçonner  qu’il  est  dû,  comme  le 
naphte,  à une  sorte  de  distillation  de  la  houille, 
opérée  par  des  pyrites  décomposées  ou  par  des 
inflammations  souterraines  ( erdbraende  ) , surtout 
d’après  ce  que  l’on  a observé,  que  le  pétrole  qui  se 
trouve  en  Italie  dans  le  voisinage  des  volcans,  est 
. toujours  plus  abondant  après  les  éruptions. 

La  consistance  du  pétrole  se  rapproche  tantôt  de 
celle  du  naphte , tantôt  de  celle  de  la  sous-espèce 
suivante. 

I II’.  SOUS-ESPÈCE. 

BE  R G T H E E R.  — L E G O V D R O N M l N É R A L. 

ld.  Emm.  T.  3 , p.  4 o3 . — Wid.  p.  620.  — Zœfies 
erdpech  , Emm.  T.  2 , p.  47-  — Id.  W.  P.  T.  1 , p.  565. 
— Æ.  Estn.  T.  S,  p.  100.  — M.  L.  p.  328.  — Minerai 
tar,  Kirw.  T.  2 , p.  44-  — Cohœsive  miperal pitch  , ibid. 
p.  45.  — Bitumen  segne  cratsum  nigrum  ,maltha , Wall. 
T.  2 , p.  92.  — Mallhe , R.  D.  L.  T.  2 , p.  692.  — Id. 

D.  B.  T.  2 , p.  76 Lam.  T.  2,  p.  535.  — Bitume 

glutineux  , Haüy. 
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GENRE  BITUME. 

Caractères  extérieurs. 

S A couleur  est  le  noir  brunâtre  ou  lé  noirj)arfait. 

11  est  visqueux , passant  à la  consistance  solide; 
■ — pgu  éclatant  , d’un  éclat  gras  ; — il  est  onc- 
tueux et  peu  froid  au  toucher  ; — il  donne  une 
forte  odeur  bitumineuse  ; — il  est  surnageant. 

* . . << 

Caractères  chimiques. 

Il  brûle  avec  beaucoup  plus  de  fumée  que  les 
deux  sous-espèces  précédentes;  il  fournit  aussi  plus 
de  suie  et  laisse  plus  de  cendres. 

Usage. 

Lie  goudron  minéral  est  employé  comme  le 
goudron  végétal , pour  calfater  les  vaisseaux  : il 
entre  dans  la  composition  de  la  cire  à cacheter 
noire  et  de  beaucoup  de  vernis  , surtout  de  ceux 
dont  on  couvre  le  fe*  pour  le  préserver  de  la 
rouille. 

. Gissement  et  localités. 

• On  le  trouve  en  France  ( en  Auvergne  et  en 
Alsace);  en  Angleterre,  en  Moldavie,  en  Perse, 
en  Silésie , en  Suède  ( Dannémora , Oeland  ) ; en 
Suisse  ( près  de  Neufchâtel  ) ; en  Sibérie , etc. 

v W . 

Remarque. 

A 

Le  goudron  minéral  parait  n’être  autre  chose  qu’un 
naphte  ou  un  pétrole  épaissi  : il  forme  le  passage  des 


i/hütlb 
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huiles  minérales  aux  poix  mine'rales  ; aussi  a-t-on  vu 
que  plusieurs  auteurs  l’ont  décrit  sous  le  nom  de  ziehes 
erdpech  ou  de  paix  minérale  visqueuse  : il  a etc  aussi 
nomme'  quelquefois  pissasphalte'. 


QUATRIEME  ESPJ5CE. 

ERDPECH.  — LA  POI  X‘M  I NÉ  R ALE. 

•B  / T U M S K A SS  8 A I.  T,  V M. 

M.  Werner  partage  cette  espèce  en  trois  sous- 
espèces. 

Ire.  SOUS-ESPECE. 

XT.ASTISCHES  ERDPEC8.  LA  POIX  MINÉRAL»  ÉLASTIQUE. 

Id.  Emm.  T.  3 , p.  106.  — • Estn.  T.  5,  p.  106.  — 
Minerai  cahautchou  j Kiriv.  T.  2 , p.  48.  — Caboul-chou 
Jossi/e  , Lam.  T.  2 , p.  540.  — J.  d.  Pli , 1787  , T.  2 , 
p.  5xi.  — Bitume  élastique  , Ilaüy. 

Caractères  extérieurs . 

Sa  couleur  un  noir  brunâtre  ou  le  brun  de 
cheveux:  elle  est  souvent  tx’avsusée  de  veines  jau- 
nâtres. 

On  le  trouve  ordinairement  en  masses  plus  oq. 
inoiqs  grosses,  souvent  fendillées,  disséminées  au. 
milieu  d’autres  minéraux , quelquefois  superficielle 
ou  stalactiforme. 

À l’extérieur  elle  est;  maie  , rarement  un  peu 

brillante  ; 

1 . , • ' • 1 ‘ . 
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brillante  ; mais  a l’intérieur  et  dans'  les  fentes  elle 
fest  assez  éclatante  : c’est  un  éclat  gras. 

• Elle  est  un  peu  translucide  sur  les  bords  ; — sa 
consistance  est  molle  ; elle  est  absolument  sem- 
blable à celle  de  la  substance  nommée  gomme  élas- 
tique que  l’on  extrait  d’un  arbre;  elle  jouit  de  la 
même  élasticité  ; — elle  est  surnageante  ; — elle 

a une  odeur  semblable  à celle  du  cuir. 

» • 

Remarques.  - 

Celte  substance  minérale  est  encore  très-rare , et  il  y 
a beaucoup  de  collections  où  elle  ae  se  trouve  pas. 
Elle  a été  découverte  en  i785  , à Casteltown  dans  le 
Derbysh.re  en  Angleterre  ; elle  y est  accompagnée  de 
- pierre  calcaire  compacte,  dé  s}>ath  calcaire  , de  galène, 
de  blende  , de  spath  fluor  e^  de-  spath  pesant , avec  les- 
quels il  est  probable  qu’elle  constitue  un  filon. 

Elle  efface  les  traces  de  crayqp  comme  la  gomme 
élastique  ; seulement  elle  salit  ün  peu  le  papier. 


XA  POIX 


Ile.  sous-espece. 

ERBICES  EHVPEC1I.  — LA  POIX  MINÉRALE  TERREUSE. 

r ^ 

Bitumen  asphaltum  terrosum. 

. Jd.  Emm.  T.  a , p.  49.  _ M.  L.  p.  5a8.  — Semi- 
.compact  minerai  pitch  , Kirw-  T.  2 , p.  46. 

, Caractères  extérieurs . 

Sa  couleur  est  un  brun  noirâtre,  quelquefois  le 
brun  de  gèrofle. 

On  la  trouve  en  massé.  . • * 

Minéral,  élem.  Tome  II.  -E 
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A rinlérieur  elle  est  matte.  ' « 

Sa  cassure  est  tantôt  terreuse,  tantôt  unie,  tantôt 

» ~ ^ 

inégale , à petits  grains. 

Ses  fragmços  èont  indéterminés , à bords  obtus. 
BjJle  prend  de  l’éclat  par  la  raclure  et  une  couleur’ 
un  peu  plus  foncée-  . , 

fille  est  très-tendre  ; — douce  ; — facile  à casser  ; 

— onctueuse  au  toucher  #t  peu  froide  ; — légère  ; 

— elle  donne  une  odeur  bitumineuse  très-marquée. 

a • . ' * . 

* 0 

Caractères  chimiques. 

Elle  brûle  arec  flamme,  donne  beaucoup  de  suie 
et  de  fumée,  exhale  une  odeur  trèsrforte,  et  laisse 
un  résidu  charbonneux  et  terreux.  ( EmmeRling.  ) 

« * * V 

Jjocplitès. 

On  la  trouve  dans  la  principauté  de  Neufchâtel 
et  dans  presque  tous  les  lieux  où  se  trouve  le  gou- 
dron minéral. 

III*.  SOUS-ESPECE. 

« , • ■ > « 

SCJlLACZIGES  EHDPECK. LA  POIX  MINÉRALE  SCORIACÉE. 

Bitumen  asphaUurn  scoriaceum. 

IJ.  Emm.  T.  2,  p.  5o,  — M.  L.  p.  328.  Esfn.  T:  5 , , 
p.  iio.  — Berg-pech  ou  Judenpech  , \yid  p.  6*4-  — 
Bergharz  ou  ErJharz  , ibid.  p.  622.  — Compact  minerai 
pitch  , Kirw.  T.  a , p.  ■ — Bitumen  sotidum  coagulaturn 

friabile  , asphaltum  , Wall.  T.  2 , p.  g3. — Asphalte  ou 
Bitume  de  Judée  , R.  D.  L.  T.  2 , p.  5j}2.  — Td.  p.  B.  T.  2, 

, 78.  — .Lam.  p.  535.  — Bitume  solide.  Haüy. 
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• 1 ■*  , 

• , ' ■ • _ ' • LA  TOtX 

Caractère s extérieure.  feistiaxs. 


Sa  couleur  est  un  noir  parfait,  passant  quelque- 
fois un  peU  au  noir  brunâtre  (*). 

On  la  trouve  en  masse  et  disséminée  , ou  en 
'touches  superficielles  ou  stalacliforme .♦» 

A l'intérieur  elle  est  très-éclatànte , d’iin  éclat 
gras.  . 

Sa  cassure  est  parfaitement  conclvoïde. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  assez 
aigus . 

Elle  est  opaque , ou  très-rarement  un  peu  transe 
lucide  sur  les  bords. 

• ‘ , • 

Elle  conserve  son  éclat  après  la  raclure. 

Elle  est  tendre,  passant  au  très-tendre  ; — pur- 
faitement  douce  ; — ■ facile  à casier  >•’—  onctueuse  au 
toucher  et  peu  froide  ; — légère. 

Elle  donne  ( par  le  frottement  seulement  ) une 
odeur  bitumineuse , mais  moins  forte  que  les  sous- 
«s  :pèces  précédentes. 


Remarques. 

■ La  poK-  minérale  scoriacée  se  trouve  à Morsfeld  dans 
le  Palatinat , à Iberg  dans  les  montagnes  du  Hartz  , à 
Neafchâtcl  en  Suisse  ; elle  flotte  à la  surface  des  eau* 

fc — a - A-  . : . — . — . ...  - ■ ■ - 1 — 

(*)  M.  Eslner  cite  aussi  dès  varie'lés  d’un  jaune  de  miel , 
d’un  rouge  hyacinthe  et  autres , qu’il  prétend  avoir  été  rap- 
portées à tort  au  suecin. 

E 3 
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. > * 

du  lac  Asphaltique  en  Judée,  d’où  elle  à tire'  son  nom 
de  Bitume  de  Judée. 

Du  reste , elle  accompagne  presque  toujours'  les  autre» 
sous-espèces  de  poix  mîne'rales  et  les  huiles  minc'rales  ; 
et  il  parait  que  ces-  substances  ont  toutes  pour  origine 
la  décomposition  des  houilles  , comme  il  a e'te'  indiqué 
ci-dessus  en  traitant  de  l’huile  mine'rale  commune  ou 
du  pétrole,  mais  que  les  produits  de  cette  décomposi-, 
tion  varient , soit  à raison  de  ses  difFérens  progrès  , soit 
par  l’altération  qu’ils  éprouvent  à la  surface  et  même 
dans 'l’intérieur  de  la  terre  ; que  le  naphte  est  la  partie 
la  plus  pure  et  qui  se  dégage  la  première  , que  le  pétrole 
lui  succède  , que  la  poix  minérale  scoriacée  est  toujours 
la  plus  impure  , soit  parce  qu’elle  est  pour  ainsi  dire  le 
dernier  produit  de  la  décomposition  , soit  parce  qu’elle 
n’est  souvent  autre  chose  qu’un  pétrole  épaissi  et  soli- 
difié , et  qu’enfin  le  goudron  minéral  et  les  deux  pre- 
mières sous  - espèces  de  .poix  minérales  forment  le 
passage  entre  les  huiles  minérales  et  la  poix  minérale 
scoriacée. 

Emmerling  , Reuss  et  plusieurs  autres  minéralogistes 
regardent  le  jayet  ( bitumer» .... . gngas  de  Wallerius  ) 
comme  une  variété  de  poix  minérale  scoriacée  ; mais  le 
bitume  polissable  , auquel  on  a donné  ce  nom  dans  les 
arts  , diflere  , par  ses  caractères  , de  1$  substance  que 
l’on  vient  de  décrire  , et  1V1.  Wcruer  le  regarde  comme 
étant  une  variété  du  peehkohle  ( Payez  p.  49  )•  Cepen- 
dant il  parait  que  certaius  jayets  doivent  être  rapportés 
au  kennelkohle  ( Voyez  p.  55  ) , et  il  serait  possible- qu’il 
y ait  eu  aussi  quelques  variétés  de  poix  minérales  sco- 
riacées compactes  que  l’on  ait  polies  , et  qui  aient  pris 
le  nom  de  jafyet.  i • . ■ 

Quelques  autres  minéralogistes  allemands  , et  princi- 
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paiement  "M.  Bcroldingen  , font  du'  jayet  une  espèce  i*  t’ois» 

• _ # TV*  a ■ « t . • 311N £KAL£ 

particulière.  Le  citoyen  Hauy  e»  tait  aussi  une  espece 
egalement  distincte  et  de  la  houille  et  des  bitumes.  , , J, 

•On  retire  par  distillation  , 4e  la  poix,  puwjrale  , une 
huile  dont  on  se  sert  pour  e'clairer. 

- — " 

CINQUIEME  ESPECE.  1 

, -.O...  \l  •“  - - • •vO.»’.*  i’.  V'  It  ' 

BERNSTEIN.  — LE  SUCC  IN. 

: , . - ■ ^ — 

B I T U MER  SV  C C I N V M.  ' ’ 

. . * • . ** 

„ • „ , < : i 

Id.  Emm.  T.  a,p.  81. — Wid.js.  Cbj.  I.enz  , p.  5i i.  / 

— Succinum  dur.  us  europœum  , Wall.  X.  2.,  , p;  108.  — • V 

Amber , Kirw.  T.  2 , p.  65.  — Succin  , ambre  jaune  , Ka- 
rabé , — D.  B.  T.  2^-p.  88. —buccin,  R.  D.  L.  T.  2, 
p.  58g.  — Id.  Lam.  T.  1 , p.  558.  — Id.  Haüy. 

4L 

M.  Wemcr  partage  cette  espèce  en  deux  sous-es- 
pèces  , qui  ne  différent  guère  eutr’elles  qpe  par  leur 
couleur.  . . ,v  ’ 


KSOÜS-ESPECL 


WEISSER  HEHrfsTEtk. 


ms  suceur  buauc. 


_ t ’ .’!  • 

Bitumen  succinum  album. 

1 i ; ' . , . ' • 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  81 Lenz,  p.5u Id.  W-  P. 

T.  1 , p.  367.  — M.  L.  p.  534. 

•* 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  blanc  jaunâtre , qui  passe  plu» 
ou  moins  au  j aulte  de  paille.  •> 
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i*  sucer».  Qn,  le,  trqqve  en,  masse , en  morceaux  arrondis. 
*:  • - , 

Il  est  éclatant  > quelquefois  peu  éclatant. 

Sa  cassure  est  parfaitement  conchoïde. 

Ses  fragments  sont  indéterminés  , à bords  assez 

. . •<  ..  » 

aigus. 

H est  un  peu  translucide , souvent  if  ne  Fest  que 
» . sur  les  bordq.  - 

■ ' * ■*•  ‘ 

Il  est  tendre  ; — facile  à casser  ; — un  peu  froid  ; 
— il  donne  par  le  frottement , ou  lorsqu’on  le  ré- 
duit en  poudre  , une  odeur  particulière-,,  faible , qui 

n’est  pas  désagréable  ; — il  est  léger. 

' ' * *.  i - : •'  •** 

II'.  SOÜS-ESPÊCE. 

K ' 4 

cpiiÀEiL  njsjursr&ijr-  t-p  h ç s ju- c.  q r jjrv  j»4U-K  r* 


Bilumen  succinum  Jlavum. 

Td.  Emm.  T.  2 , p.  82.  ' — Lenz  , T.  1 ,.  p.  5i2.  — 
,W.  P.  T.  1 , p.  567.  — M.  L.  p.  554- 

Caractères  extérieurs. 

* « 

Sa !■  couleur  est  le  jaune  de  miel , le  jaune  de  cire 
ou  1 c jaune  de  virt  plus  ou  moins  fouçé,  quelquefois 
le  rouge  hyacinthe  ; il  passe  aussi  quelquefois  au 

brun  ou  ati  vert  : à l’intérieur,  il  est  toujours  d’une 

’ * • 

couleur  plus  claire  qu’à  Fextérieur. 

* , «#."»»,  ... 

On  le  trouve  en  morceaux  arrondis  plus  ou  moins 
gros  : il  y en  a de  la  grosseur  de  la  tète  d’un 
homme  et  au-delà , mais  il»  sont  très-rares» 

Leur  surface  est  rude  et  un>peu  inégale. 
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%. 

A l’extérieur , ils  sont-  souvent  mais , quelquefois 
brilla  ns , rarement  un  peu  éclat  ans. 

A l’intérieur,  le  snccin  jaune  est  irès-éclatant t 
presque  miroitant:  c’est  un*  éclat  gras. 

Sa  Cassure  est  parfaitement  conchoïde: 

Ses  fragmens  sOnt  indéterminés à bords  aigus. 

11  est  communément  demi-diaphane  , quelquefois 
entièrement  diaphane. 

Il  ressemble  d’ailleurs  au  succin  blanc  dans  tous 
ses  autres  caractères,  ainsi  que  dans  tout  ce  qui  suit. 

Pes.  spéc.  1,078  à i,o85. 

.•  . ■ . 1 .... 

Caractère»  chimiques.  . 

Le  süccili  ÜrûTe  avec  une  fîâràme  jaUnâtre  srrnl 
•e  liqüéfièr,  et  donne  urié  ôdeür  a^réablfe-  particu- 
lière': il  laisse  d’dilleurs  tfife-peù  de  résidü. 

* * « , * 1 / ’ 'J 

Parties  constituantes. 

Le  succin  est  composé  d’une  grande  quantité 
d’huile,  et  d’un  acide  particulier  auquel  il  donne 
sbn  nom , que  l’on  en  retire  par  la  distillation. 

Caractères  physiques. 

Lorsqu’on  frotte  le  succin , il  acquiert  une  forte 
vertu  électrique  : cette  propriété  était  connue  des 
Anciens,  qui  appelaient  le  succin  électrum;  c’est 
de  là  que  nous  avons  fait  le  mot  électricité. 

Usage. 

Le  succin  est  susceptible  d’un  très-beau  poli’S 


\ - 
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11  «bccin.  ori  en  forme  des  colliers , des  bracelets , des  taba- 
tières et  autres  objets  de  bijouterie  % mais  ce  minéral 
a bien  plus  de  prix  parmi  les  nations  asiatiques,  que 
chez  les  Européens  ; l’huile  de  succin  et  l’acide 
Buccin  sont  assez  souvent  employés  en  médecine. 

Gissement  et  localités. 

Le  succin  se  rencontre  quelquefois  dans  lé  voi- 
sinage des  bois  bitumineux,  mais  le  plus  ordinai- 
rement il  se  trouve  au  bord  de  la  mer,  dans  le- 
sable:  il  renferme  souvent,  dans  son  intérieur,  des 
insectes , tels  que  des  fourmis , des  scarabées , des 
mouches  et  do  petites  parties  végétales  ; il  porte 
aussi  quelquefois  des  empreintes  de  feuilles  (*). 

, / Les  principaux  pays  où  l’on  trouve  le  succin y 

sont  les  côtes  de  la  Prusse  et  de  la  Poméranie,  où 
l’on  en  trouve  une  grande  quantité  ; la  Suède , la 

. ...  ’ j . 

France,  l’Italie,  etc. 

Remarques. 

Le  succin  des  bords  de  la  mer  paraît  y avoir  été  dé- 
posé par  les  flots;  mais  on  ignore  jusqu’ici  quelle  a été 
sa  première  origine  , et  toutes  les  hypothèses  imaginées 
pour  l’expliquer  sont  encore  peu  satisfaisantes.  Il'  a > 


(*)  Le  prix  considérable  que  les  curieux  ont  attaché  a 
ces  échantillons  de  snccin  , a beaucoup  encouragé  la  fraude. 
On  a trouvé  le  moyen  d’iutroduire  artificiellement  des  in- 
sectes et  autres  corps  étrangers  dans  du  snccin  , et  d’imiter 
si  bien  la  nature , qu’il  est  trcs-facile  d’y  être  trompé. 


» 
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beaucoup  de  rapport  avec  les  matières  résineuses  vè- 
gètales. 

Le  succin  a beaucoup  de  ressemblance  avec  le  copale 
ou  la  gomme  copale,  résine  végétale  produite  par  une  es- 
pèce de  sumac.  Parmi  les  caractères  qui  les  distinguent , 
le  citoyen  Ilaiiy  a observé  que  le  copale  brille  'en  cou- 
lant ert  gouttes  , tandis  que  le  succin  au  contraire  brui* 

#*tis  couler  , et  que  si  on  laisse  tomber  un  morceau  de 
' - * ■ ' 1 , ’ • \ *»  4 

succin  allumé  , on  le  Voit  sauter  et  rebondir  plusieurs 

fois;  ce  que  ne  fait  pas  le  copale.  ( J.  d.  M.  n".  29, 

P-  V«1.  )•  . 

— 
SIXIEME  ESPECE. 

HONJ^G  STEIN.  — LA  PIERRE  DE  MIEL 

OU  LE  MELL1TK. 

1 . « .,  >.  ;• 

BITUMES  MELLIADITES.  v 
ld.  Emm.  T.  2 , p^  86.  — Wid.  p.  65 9.  — M.  I.. 

p.  554.  — Succin  transparent  en  cristaux  octaèdres , 
D.  B.  T.  2 , p.  90.  — Mellilite  , Kirw.  T.  2 , p.  68.  — 
Méliitè  , flaüji  1 * 

---'t  ’ -Caractères  extérieur ».'■ 

Sa  couleur  est  un  jaune  cle  miel  vif,  quelquefois 
passant  au  rouge  hyacinthe. 

Or>  ne  l’a  trouvé,  jusqu’ici  que  cristallisé.  , 
Sa  forme  est  une  pyramide  à 4.  faces  doubles 
( l’octaèdre  ) (*)  ; les  cristaux  sont  petits,  leur  sur- 
•face  est  lisse  et  éclatante. 


(*)  L’incidence  des  faces  d’une  pyramide  sur  celles  de 
l’autre  est  de  95°  -j-.  Le  citoyen  Hauy  a aussi  observé  de* 


74  eoMBtrsTrBi.Eff. 

i»  A l’intérieur,  le  mellitp  est  très- éclatant  : c’est 

un  éclat  gras  passant  à Y éclat  vitreux . 

Sa  cassure  est  parfaitement  conchoïde. 

Sesfragmens  sont  indéterminés , à bords  peu  aigus. 

Il  est  diaphane  (*)  ; — tendre  ; — aigre  ; — fa- 
cile ù casser  ; — un  peu  froid  ; — léger. 

Caractères  chimiques. 

, 0 * 

Le  raellite,  chauffé  au  chalumeau  sans  addition, 
blanchit,  sans  donner  presqu’aucune  vapeur  et  point 
d’odeur;  il  finit  par  se  réduire  en  cendres  sans 
, brûler  avec  Oamrae. 

Parties  constituantes. 

* ... 

La  nature  de  cette  substance , que  sa  rareté  em- 
pêchait qu’on  ne  pût  analyser,  vient  enfin  d’être 
déterminée  par  M.  Klaprolh , il  a reconnu  qu’elle 
était  composée  d’alumine  unie  à un  acide  végétal 
particulier,  qui  a beaucoup  de  rapport  avec  l’acide 
oxalique  : ce  résultat  a été  confirmé  depuis  par  le 
citoyen  Vauquelin. 

Caractères  physique s. 

On  avait  cru  que  le  mellite  ne  devenait  pas 


cri  st  a ira  dans  lesquels  les  angles  latéraux  sont  tronqués  ; ce 
qui  donne  la  forme  dodécaèdre  : les  sommets  de  cescristau* . 
sont  quelquefois  arrondis. 

(*)  Le  citoyen  Haüy  a observe’  que  le  mcllite  avait  la 
propriété  de  la  double  image. 
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* ‘t 

«électrique  parle  frottement  ; mais  le  citoyen  Haüy  1,1  milliti. 
a observé  qull  acquérait  la  même  électricité  que 
le  succin , quoicjtt'à  la  vérité  très -faible  et  peu  > 
sensible. 

Gissement  et  locatités.  / 

0 . 

Cette  substance-  minérale  est  très-rare  : on  l’a 
trouvée  en  Suisse , accompagnée  de  poix  minérale  ; 
on  en  a trouvé  aussi  à Artern  en  Tlraringe,  adhé- 
rente à du  bois  bitumineux. 

i • . „ , - 

' . R E MA  RQV  E. 

Avant  que  le  mollite  eût  été'  analysé , cm  Pavait  re- 
gardé tantôt  comme  du  succin  cristallisé',  tantôt  comme 
vu  gypse  imprégné  de  bitume  : il  est  décrit  ainsi  dans 
les  ouvragée  de  quelques  minéralogistes. 


/ 
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./  • 

•*  w—  ■-  — 

PREMIÈRE  ESPECE. 

G RAP  HIT.  — LE  GRAPHITE. 

GRAPHITES.  i 

Ici.  Einm.  T.  2,  p.  97.—  \Vid.  p.  65i. — Lenz,  T.  1 , 
p.  5s5.  — AV.  P.  T.  1 , p.  5G8.  — M.  L.  p.  55y.  — 
Plumbagn  , Kirw.  T.  2 , p.  58.  — Ferrum  corrosum  vola- 
tile mtneratisatam Mo/ybdœna  , Wall.  T.n,p.  249-— • 

Plombagine  , R.  D.  L.  T.  2,  p.  5oo. — D.  B.  T.  2 , 
p.  2g5.  Lam.  T.  1 , p.  78.  — Mer  carburé , Haüy. 

Caractères  extérieurs. 

‘ * 

Sa  couleur  ordinaire  lient  le  milieu  entre  le 
noir  bleuâtre  et  le  noir  de  fer  clair  ; quelquefois  elle 
passe  au  gris  d’acier  ou  au  noir  brunâtre  ; ce  qui 
provient  d’un  mélange  de  terre  ferrugineuse. 

On  le  Irouve  en  masse  ou  disséminé  (*). 

Son  éclat  intérieur  varie  du  brillant  à l’éclatant  : 
c’est  l'éclat  métallique. 

Sa  cassure  est  tantôt  schisteuse , h feuillets  minces 
et  communément  un  peu  courbes;  tantôt  inégale , à 

(*)  On  a trouve’ , en  Norwe’ge  , de  la  graphite  en  lames 
rhoinboidales  et  hexagonales. 

1 

■ I w , 
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grains  de  différentes  grosseurs  : en  grand , la  cassure  m graphite. 
«st  presque  toujours  schisteuse. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à borde  obtus.. 

Il  se  présente  communément  en  pièces  séparées  , 
grenues  , à petits  grains  ou  à grains  fins  , qui  ont  un 
aspect  écailleux. 

Il  est  opaque.  ( ' u 

Il  prend  de  l’écZat-par  la  raclure. 

Il  est  très-tachant  et  écrivant  : — très-tendre  ; 

4 

— doux  ; — - facile  à casser  ; — onctueux  au  tou-  . . . 
cher  ; — peu  froid  ; — médiocrement  pesant  et 
presque  léger. 

Pes.  spéc,  2,2.45  à 2,267. 

Parties  constituantes. 

La  gi’apliite  est  une  combinaison  de  fer  et  de 
carbonne  pur,  dans  la  proportion  de  1 à xo. 

Caractères  chimiques. 

Si  on  le  chauffe  dans  un  fourneau , il  brûle  en 
dégageant  beaucoup  d’acide  carbonique,  en  laissant 
pour  îésidu  un  oxide  de  1er  rougeâtre. 

Usc^je. 

Le  graphite,  plus  connu  en  France  sous  le  nom 
de  plombagine  ou  de  mine  de  plomb , est  employé 
comme  crayon.  C’est  d’Angleterre  que  nous  vieil- 
lient  les  meilleurs  : on  en  fait  aussi  des  creusets , 
en  raison  de  son  infusibilité. 
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Comme  cette  substance  est  très-enctuèlise , oïi 

• i 'T  • 

l’a  employée,  avec  beaucoup  de  succès,  pour  en- 
duire, dans  les  machines,  les  parties  qui  sont  au- 
jètes  au  frottement» 

Gissement  et  localités. 

Le  graphite  est  une  substance  minérale  peit 
commune,  quoique  souvent  assee  abondante  dâns 

, l 

le  petit  nombre  d’endroits  où  elle  se  encontre  : / 

on  en  trouve  en  Angleterre  ( à Barrodal  près 
jKeswig  dans  le  Cumberland  ) 5 en  Ecosse , en 
Espagne , en  Bavière , en  Savoie  , etc.  -,  il  forma 
souvent  des  couches  puissantes, 

11  paraît  qu’il  appartient  (,  peut-être  exclusive- 
ment ) aux  montagnes  primitives. 

Me  m a r q ü fi  J. 

♦ 

On  a souvent  confondu  le  graphite  avec  la  galène 
compacte  ( bleyschwetf  ) , ou  plus  souvent  encore  avec 
la  molybdène  ( wasserbley  };  elle  a en  effet , avec  cette 
dernière  substance  , beaucoup  de  ressemblance.  Le  ci- 
toyen Haüy  a découvert  un  excellent  moyen  de  les  dis- 
tinguerai! consiste  en  ce  qu’un  bâton  de  cire  à cacheter, 
frotté  avec  le  graphite  , 41  devient  point  électrique  , 
tandis  que  frotté  avec  la  molybdène  il  acquiert  l’élec- 
tricité vitrée  ou  positive  y ce  qui  est  le  contraire  de  ce 
qui  arrive  lorsqu’on  le -frotte  avec  .une  étoffe. 

il  a observé  aussi  que  les  traits  formés  comparative- 
ment avec  ces  deux  substances  , et  qui  paraissent  sem- 
blables sur  le  papier  , diffèrent  évidemment  lorsqu’on  fait 
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cette  e’preuve  sur  un  vase  de  faïence  : les  traits  de  gra-  *■* 
pnile  conservent  leur  couleur  gris  de  plomb  , tandis  que 
ceux  de  molybdène  sont  d’un  péri  jaunâtre.  ( J.  d.  M. 
n*.  19,  p.  70  et  71.)  * 

— ' • 

SECONDE  E«6  P É CE. 

- 1 * . * . 

KOHLEFfiZEWDE.  — LA  BLENDE  CHARBON- 

* .*  *.  » 

' * * % * » 

NEUSE  OU  LA*  R.OHLENELÇNDE.  ».  ». 

Id.  Emra.  T.  2 , p.  77.  — Wid.  p.  653.  — Esta.  T.  5>, 
p.  197.  — Plombagine  charbonneuse  ou  AntliracoUh  ,, 

D.  B.  T.  2 , p.  296. — Native  minerai  carbone  , Kinv. 

T.  2 , p.  49-  — Anthracite  ; de  Dolomieu.  Id.  Lau».  T.  1, 
p.  76.  - Id.  Hauy  (*}. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  noir  parfait , qui  se  rapproche 
plus  ou  moins,  tantôt  du  noir  de  fer  , tantôt  du  noir 
grisâtre  ou  bleuâtre  (**). 

• « ‘ * • • 

On  la  trouve  en  niasse  et  disséminée. 

. t ‘ • / 

A l’intérieur,  elle  est  éclatante , souvent  très- 
éclatante,  d’un  éclat  qui  se  rapproche  beaucoup  de 
1 ’ éclat  métallique  (***)  , mais  qui  lient  un  peu  d# 

Yéclat  vitreux. 


C)  J ai  dû  rapportera  cette  espèce  l’anthracite  de  Dolo- 
mieu ; cependant  il  rn’a  semblé  qu’elle  différait , sous  quel- 
ques rapports  , de  la  kohlenblende  des  Allemands.  J’aurai 
soin  d indiquer  ces  différences  dans  des  notes. 

(**)  L’anthracite  est  plutôt  d!un  gris  noirâtre. 

(***)  Le  citoyen  Dolomieu  a observé  que  l’anthracite 
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30  COMBUSTIBLES. 

noni-EifiiLENDi;.  Sa  cassure  principale  est  pins  ou  moins  parfaite - 
ment  schisteuse , à feuillets  assez  épais  et  un  peu 
courbes  ; en  travers,  elle  est  conchoïde , applalie. 
Ses  fragmens  sont  tantôt  indéterminés , tantôt  en 

. ' » - m 

ferme  de  plaques  ou  cubiques. 

Elle  est  opaque  ; — tachante  (*)  v mais  non 
écrivante  ; — elle  donne  upe  raclure  noire  ; — elle 

< , • i 

‘est  tendre , passant  au  très-tendre  (**);  un  peu  aigre  ; 
— tres-facile  à casser  ; — légère. 

• • Caractères  chimiques.  » * 

La  kohlenblcnde  réduite  en  poudre  , chauffée 

• . «.  • 

dans  un  creuset,  ne  doune  aucune  odeur  sulfureuse 
ou  bitumineuse,  et  par  la  distillation  on  ne  peut 
en  retirer  ni  soufre  ni  bitume.  Si  on  la  lient  long- 
tems  sur  le  feu,  en  la  remuant  souvent,  elle  se 
consume  lentement  sans  apcùn'e  flamme , mais  seu- 
lement  en  présentant  uné  auréole  comme  le  fer 
\ rouge  et  le  diamant;  elle  perd,  dans  Celte  opéra- 

tion, environ  les  deux  tiers  de  son  poids.  Le  résidu 
est  d’une  couleur  gris  noirâtre  ; ce  qui  annonce  une 
combustion  encore  imparfaite  (***). 


pulvérisée  , tenue  long-lcms  en  digestion  dans  l’acide  mu- 
riatique bouillant , ne  perdait  point  son  éclat  métallique  ; 
ce  qui  annonce  qu’il  n’est  point  dû  aü  fer. 

. (*)  L’anthracite  l’est  extrêmement  : sa  poussière  est  très- 
noire;  quelques  variétés  sont  écrivantes. 

(**)  L’anthracite  passe  au  demi-dur  ; elle  est  très-aigre. 
■ {***)  C'est  le  résultat  dexpérionces  faites  par  le  citoyen 

Parties 


I 


&EKRE  GRAPHITE. 
Parties  constituantes. 


«1 


Le  kohlenblende  a été  aôalysée  par  M.  Panzen- 
berg  (*)»  Je  r^jportfrai  ici  son  résultat,  compara- 
tivement avec  celui  que  Dolomieu  a obtenu  de 
l’analyse  de  son  anthracite  de  la  Tarantaise.. 

PANZENBERG.  DOLOMIEU. 

Carbone  pur. .... . go  72.05 

Silice 4 à 2 i5. 19 

Alumine..'...  4 à ,5  5.2g 

Oxide  de  fer. . 2 à 5 3.47 

Perte 8 oo(**)  * 


100 


100. 


Gissement  et  localités. 

* 

» La  kohlenblende  a été  Jrouvée  à Schemnitz 
en  Hongrie,  dans  un  filon  (***);  dans  le  pays  de 
Vaud,  mélangée  dans  une  roche  hors  de  place  , 
qui,  suivant  M.  Struve , parait  former  un  passage 

Dolomieu.  M.  Emmerling  rapporte  à peu  près  les  mêmes 
caractères.  ■' 

(*)  Berghaukutid'e , T.  2,  p.  358. 

(**)  Cette  perte  a eù  lieu  par  la  distillation  au  commen- 
cement de  l’opération*  On  n’a  obtenu  quetie  l’eau  et  un  peu 
de  gaz  hydrogène  mêlé  d’acide  carbonique , dont  le  volume 
était  de  8 pouces  cubes  ( on  avait  employé  2 dt ces  d’an- 
tliracite  ). 

Il  paraît  que  cette  kohlenblende  présente  la  con- 
texture du  bois.  (TSstwf.  n , p.  202.  ) ' . 

Minéral,  élém.  Tom.  II.  4 . F 
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&oHi»£spi‘£KDsa  entre  les  granits  et  les  brèches  (*)  ; à Konigsberg 
en  Norwége , où  elle  est  mélangée  avec  de  l’ar- 
gent natif;  à Lischwitz,  près  Géra  en  Saxe:  on 
en  a observé  une  couche  entière  d^ns  une  mon- 
tagne de  thonscbicfer  ; on  en  a trouvé  aussi  en 
Savoie  «i  en  Piémont,  au  Hartz,  etc. 

Le  citoyen  Dolomieu  a trouve  l’antbracite  dans  des 
montagnes  de  roches  schisteuses  , micace'es  , qu’il  re- 
' garde  comme  -primitives  : elle  s’y  rencontre  en  filons 
quelquefois  assez  puissans.  1 11  en  a trouvé  un  grand 
nombre  de  ce  genre  dans  la  Tarantaise  , en  Savoie  et  en 
Piémont  au  pied  du  petit  Saint-Bernard  , qui  est  la  limite 
qui  sépare  ce  pay^  de  la  Tarantaise.  Il  a vu  aussi 
plusieurs  filous  semblables  dans  une  roche  porphy  ri  tique  4 

du  département  de  Saône  et  Loire.  ^Dans  le  Dauphiné , 

/ il  a trouvé  l’anthracite  en  rognons-  et  en  amas  au  milieu 

d’une  roche  , qui  est  ufi  véritable  poudingue  composé 
uniquement  de  débris  de  roches  primitives  , et  qui  ue 
présente  aucuus  vestiges  de  corps  organisés.  ( Grau- 
yvalke  ? ) 

Le  citoyen  Dolomieu  pense  que  la  formation  de  cette 
substance , dans  les  deux  gissemens  où  il  l’a  observée , 
doit  être  regardée  comme  antérieure  à celle  des  mon- 
. tagnes  secondaires,  et  à l’existence  des -animaux  et  des 

plantes  sur  la  terre  , et  que  par  conséquent  elle  ne  peut 
être  attribuée  , comme  celle  des  houilles  , à un  dépôt 
de  matières  aninTales  et  végétales  (**)• 

(*)  Jaufti.  de  Ph.  1790,!'.  1 , p.  55. 

i*¥î  Le  gissement  du  graphite  est  aussi  dans  des  mon- 
tagnes primitives  ; ce  qui  établit  un  rapport  de  plus  entre 
celte  espèce  et  la  kohlenblende. 
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Remarques. 

• * 

On  a pu  voir  que  plusieurs  de*  gissemens  de  la  koh- 
lenblcude  , que  j’ai  rapporte's  d’après  les  mine'ralogistes 
allemands  , présentent  des  caractères*  très-diflerens  de 
ceux  où  Dolomieu  a trouve  l’anthracite.  Les  kohlen- 
Llendes  du  pays  de  Vaud  et  du  Piémont  me  paraissent 
avoir  plus  de  rapport  que  les  autres  avec  l’anthracite  (*)  , 

Dolomieu  a observe'  que  l’anthracite  conduisait  très- 
bien  Télectrieite'  et  le  fluide  galvanique. 

Dans  le  departement  de  Saône  et  Loire  ou  emploie 
l’anthracite  comme  combustible  , quoique  sa  combus- 
tion soit  lente  et  difficile. 


xoaxEtoLxjrDz. 


(*)  Je  soupçonne  qu’on  a souvent  cite’  de  pre'tendues 
kohlonblendes  , qui  ne  sont  autre  chose  que  des  variéte's  de 
houille  éclatante , glanzkohle.{  Voyet  ci-dessus  , p.  5o.  ) 
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QUATRIEME  CLASSE.  . 

METAUX. 

4 

..  * / ... 


No/a.  Il  y a daus  cette  classe  autant  de  genres  qu’il 
y a de  métaux  différons  reconnus  par  les  chimistes  : ce 
mode  de  division  est  suivi  par  tous  les  mine'ralogistes  -y 
mais  ils  ne  sont  pas  tous  e'galement  d’accord  sur  la  place 
qu’ils  accordent  à chaque  espèce.  Telle  mine  qui  ren- 
ferme à la  fois  plusieurs  mc'tanx  , est  range'e  , tantôt  avec 
celles  du  métal  qui  y domine  en  quantité',  ou  de  celui 
dont  elle  conserve  le  mieux  les  caractères  , tantôt  avec 
celles  du  métal  précieux  , souvent  peu  abondant , qui  en 
est  extrait , ou  bien  quelquefois  du  métal  rare  et  peu 
connu  qui  y a été  découvert. 

M.  *Werner  a suivi , pour  cette  distribution  des  es- 
pèces métalliques  , les  mêmes  principes  que  pour  celles 
des  autres  genres,  ( Voytz  l'Introduction  , §.  21  à 29.  ) 
Quelques  minéralogistes  trouveront  peut-être  qu’il  a 
trop  multiplié  les  espèces  , ou  tout  au  moins  les  sous- 
espèces  ; mais  si  l’on  observe  que  les  mineurs , consi- 
dérant les  minéraux  métallifères  sous  un  point  de  vue 
économique , y reconnaissent  des  ' distinctions  encore 
plus  multipliées  que  les  minéralogistes  , on  jugera  qu’il 
était  impossible  que  M-  Werner  , habitant  le  pays  le 
plus  abondant  peut  - être  en  exploitations  de  mines  , 
n'adoptât  pas  ûne  partie  des  distinctions  spécifiques  éta- 
blies par  les  mineurs  , et  on  s’étonnera  même  qu’il  en 
ait  encore  rejeté  un  si  grand  nombre.'  D’ailleurs  , sans 
vouloir  porter  aucun  jugement  sur  les  espèces  métal- 
liques dont  on  va  voir  les  descriptions  , on  doit  se  sou- 
venir que  les  différences  qui  les  séparent  ont  été  obser- 
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vées  , non  pas  sur  de  simples  échantillons  de  cabinet  , 
mais  le  plus  souvent  sur  des  masses  énormes  extraites 
journellement  du  sein  de  la  terre  , et  qui  ont  été  depuis 
loug-tems  et  sont  encore  continuellement  observées  par 
des  minéralogistes. 

Quelques  auteurs  donnent  , eu  traitant  de  chaque 
métal  , un  précis  de  toutes  ses  propriétés  chimiques  et 
physiques  5 mais  j’ai  pensé  que  ces  détails  , qui  d’ailleurs 
se  trouvent  partout  , étaient  plus  naturellement  placés 
dans  un  Traitp  de  chimie  ou  de  physique,  que  dans  un 
Traité  de  minéralogie,  où  l’on  s’occupe  moins  des  mé- 
taux que  des  minéraux  métallifères  , et  que  même , par 
rapport  au  métaux  natifs  , on  ne  devait  indiquer  ici  que 
les  caractères  qui  servent  à les  faire  reconnaître  dans  la 
nature  , et  non  pas  l’ensemble  de  toutes  lu  propriétés 
qu’ils  possèdent  lorsqu’ils  ont  été  tj-avanlc*  par  les 
hommes. 

. (A  . 

• #'  . . * • ....  • _ . 
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PREMIER  GENRE. 

LE  GENRE  PLATINE. 


ESPECE  UNIQUE. 

’GEDIEGEN  P LATIN.  — LE  PLATINE  NATIF. 

PLATINUM  NAT  IV  U M. 

Id.  Emm.  T.  2,  p.  106.  — Wid.  p.  661.  — Lenz  , T.  2, 
p.  5g. — W.  P.  T.  1 , p.  3r.  — M-.  L.  p.  340.  — Kirw. 
T.  2 , p.  1 09.  — Platina  aurum  album  , Wall.  T.  2 , p.  565. 
— Platine , D.  B.  T.  2 , p.  479*  — R-  D-  L.  T.  3 , p.  487. 
Lam.  T.  1 , n.  g6.  — Platine  natif , Haü y. 

Caractères  extérieurs. 

Le  platine  natif  a une  couleur  d’un  gris  d'acier 
clair , passant  au  blanc  d'argent. 

Il  ne  nous  a été  apporté  jusqu’ici  que  sous  la 
forme  de  petits  grains  plats  et  arrondis. 

Leur  surface  est  assez  lisse. 

Ils  sont  éclatans,  d’un  éclat  métallique. 

Ils  deviennent  très-éclatans  par  la  raclure. 

Le  platine  natif  est  demi-dur  ; — ductile  ; — 
assez  flexible  dans  les  lames  minces  $ — extrême- 
ment pesant.  • 

• 

Caractères  chimiques. 

Il  n’est  attaqmfble  par  aucun  acide , excepté 


* 
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l’acide  nitro-muriatique  et  l’acide  muriatique  oxi-  L*  r,*T' 

4 ' ' 4 WAT1T. 

géné.  L’ammoniaque  le  précipite  de  cette  'disso- 
lution à l'état  d’ifxide.  Le  sulfate  de  fer  ne  le 
précipite  pas;  ce  qui  peut  très-bien  servir  à le  dis-1 
tinguer  d’avec  l’or.  Il  ne  s'amalgame  pas  avec  1© 
mercure;  il  est  d’ailleurs  presqu’infusible  sans  ad- 
dition. * 

Usage. 


L’inaltérabilité  du  platine  et  sa  grande  ductilité 
rendent  ce  métal  bien  précieux  pour  la  construc-* 
tion  de  dilFérens  inslrumens  de  chimie  et  des  mi- 
roirs de  télescope  (*).  Malheureusement  il  'est  si 
infusible  en  grande  masse,  qu’il  faut,  pour  le  tra- 
vailler, employer  des  moyens  très-dispendieux  : on 
le  mélange  , lorsqu’il  est  encore  en  grains , avec 
de  l’arsenic  ou  du  phosphore;  il  se  fond  alors  assei 
facilement;  mais  cet  alliage  étant  cassant,  il  faut 
lui  rendre  sa  ductilité'en  volatilisant  l’arsenic  ou  le 
phosphore;  ce  qu’on  ne  peut  obtenir  qu’en  le  trai- 
tant à plusieurs  reprises  au  feu  le  plus  violent  : c’est 
le  marteau  qui  fait  tout  le  reste  du  travail;  il  serait 
bien  à desirer  que  l’on  découvrit  quelque  procédé 
moins  coûteux  (**). 


i 


(*)  On  m a assure  qu  on  avait  essaye’  à Londres  d’en 
faire  des  rasoirs;  j’ignore  s’ils  ont  été  trouvés  préférables  à 
ceux  d’acier  fondu.  ^ 

, (**)  On  le  travaille  , dit-on , depuis  quelque  teins  , avec 
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Le  platine  n’est  connu  que  depuis  1748,  où  il  fut  ap- 
porté en  Europe  par  dom  Llloa. 

Il  a e’té  trouvé  au  Choco  , pays  qui  fait  partie  de  la 
Nouvelle  - Grenade  , dans  l’Amérique  méridionale.  Sa 
couleur  l’a* fait  prendre  d’abord  pour  de  l’argent  ( plata 
en  espagnol  ) , d’où  lui  est  venu  le  nom  de  platine  : on 
■ l’avait  aussi  appelé  or  blanc* 

Le  platine  natif  parait  être  du  platine  pur  , quoique 
l’on  ait  prétendu  qu’il  contenait  du  fer  ; ce  qui  provient 
du  mélange  de  quelques  grains  de  mine  de  fer  avec  ceux 
du  platine  : il  s’y  rencontre  aussi  des  grains  d’or. 

Ces. grains  de  platine  se  trouvent  dans  le  sable  des 
ruisseaux , d’où  on  les  retire  par  le  lavage.  11  parait  très- 
probable  qu’il  provient  de  montagnes  primitives. 

Les  Espagnols  sont  encore  les  seuls  qui  recueillent 
ce  précieux  métal.  Malheureusement  sa  grande  pesan- 
teur ayant  fait  craindre  qu’on  le  mélangeât  à l’or , 
dont  la  valeur  commerciale  est  jusqu’ici  beaucoup  plus 
forte  , le  gouvernement  espagnol  en  a fait  défendre 
l’exploitation  j et  ce  n’est  que  par  contrebande  ou 
d’après  des  permissions  particulières  , que  l’on  peut  en 
recueillir. 


beaucoup  d'économie , en  le  dissolvant  dans  l’acide  nitro- 
muriatiqne , et  le  précipitant  de  sa  dissolution  par  l’ammo- 
niaque : le  platine  qu’on  en  obtient  est  parfaitement  pur. 
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SECOND  GENRE. 

LE  GENRE  OR*. 

PREMIERE  ESPÈCE. 


GEÛIEGEN  G O L D.  — L’OR  NATIF. 
AU  RU  M X AT  1 VU  M. 

Td.  Emm.  T.  a , p . i 1 i . — Wid.  p.  666.  Lenz , T.  2 , 
J».  65.  — Estn.  T.  5 , p.  ai5.  — Aururn  nativum  , Wall. 
T.  a,  p.  355.  — Native  gold,  ^ürw.  T.  a,  p.  g5.  — 
Or  natif,  R.  D.  L.  T.  5 , p.  474*  — W.  D-  B-  T.  3 , 
p.  449-  — W.  Lam.  T.  1 , p.  io3.  — Jrf.  Haüy. 

M.  Werner  partage  l’espèce  or  natif  en  trois  sous- 
espèces  (*). 

I«.  SOUS -ES  PE  CE. 

ÇOLDGELBES  gediegen  cold — l’or  natif  jaune  d’or. 
Aurum  nativum  obrisum. 

ld.  Emm.  T.  2 , p.  ‘m.  — Lenz,  T.  a,  p.  63.  — » 
W.  P.  T.  1 , p.  5.  — M.  L.  p.  343. 

Caractères  extérieurs. 


Sa  couleur  est  le  jaune  d’or  parfait. 


(*)  Cette  division  est  fondée  , non  pas  sur  une  simple 
différence  de  couleur  , comme  on  pourrait  le  croire  , mais 
sur  ce  que  l’or  est  différemment  allie'  dans  chacune  de  ces 
trois  sous-espèces.  ( Voyez  ci-après  les  parties  consti- 
tuantes. ) 


* 
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go  MÉTAUX. 

On  le  trouve  le  plus  souvent  disséminé , super - 
jiciel  ou  en  grains , sous  forme  tricotée,  dendritique  , 
capillaire  ou  cellulaire,  très -souvent  en  petites 
lames ; rarement  il  est  cristallisé. 

Ses  formes  sont  : 

a.  De  petits  cubes  parfaits. 

b.  HJ  octaèdre  régulier. 

c.  Le  dodécaèdre  à plans  rhombes. 

d.  Une  pyramide  double  à 8 faces,  terminée 
par  un  pointement  % 4 faces  placées  sur  4 bords 
latéraux  des  pyramides  en  alternant  : c’est  la  forme 
c du  grenat,  dite  le  grenat  trapézoïdal.  ( Voyez 
T.  I,  p.  19L)  (*)• 

Les  cristaux  sont  en  général  très-petits  et  mal 
déterminés.  „ . 

La  surface  des  cristaux  est  lisse  et  très-éclatante ; 
Celle  des  petites  lames  est  drusique  et  éclatante  ou  peu 
éclatante  ; celle  des  grains  n’est  que  très-brillante. 

A l’intérieur,  cet  or  natif  n’est  que  peu  éclatant  i 
c’est  l'éclat  métallique  parfait. 

(*)  Quelques  auteurs  indiquent  encore  la  pyramide  à 5 
faces  , le  prisme  à ^ faces  , le  prisme  à G faces  , termine'  , 
par  un  pointement  à 3 faces , la  table  à 6 faces , etc.  qui 
toutes  peuvent  se  rapporter,  ou  au  cube  , ou  à l’octaèdre 
plus  ou  moins  modifié  par  quelques  troncatures  sur  les  an- 
gles ou  sur  les  bords  , ou  enfin  au  dodécaèdre  et  à la  forme 
d ci-dessus  ; ce  ne  sont  souvent  que  les  mêmes  formes  con- 
sidérées un  peu  différemment. 
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Sa  cassure  est  crochue  ou  hamiforme • 

Il  devient  très-éclatant  par  la  raclure. 

Il  est  tendre  ; — parfaitement  ductile  ; — flexible 
sans  être  élastique  ; — extrêmement  pesant . t 
Pes.  spéc.  L’or  pur  , iy,s>58  à ^,64.0. 


Ile.  SOUS-ESPECE. 

MESSIE-GEL  ES  GEDIEGEN  COLT).  — il  OU  KATtr 
D’UN  JAVnt  DE  LAITON. 

t Aurum  nativum  electrum. 

Id.  Emm.  T.  a f p.  u5.  — Lenz  , T.  2 , p.  64.  — 
W.  P.  T.  1 , p.  5.  — M.  L.  p.  344. 

Caractères  extérieurs. 

S 

Sa  couleur  est  un  jaune  de  laiton  clair . 

On  le  trouve  presque  toujours  disséminé  en 
très-petites  parties  ou  superficiel,  quelquefois  aussi 
sous  forme  capillaire  ou  en  petites  lames  , ou  enfin 
cristallisé  : ce  sont  de  petites  tables  à 6 faces 
minces. 

Il  est  extrêmement  pesant,  mais  moins  que  la 
sous-espèce  précédente,  à laquelle  d’ailleurs  il 
ressemble  par  tous  ses  autres  caractères. 


03  MÉTAUX, 

o*  «ATI».  II  le.  SOUS-ESPECE. 

G RAUCKZBE  S CEDIEGEN  GOZO.  — L’OR  NATI  F 
* d’un  JAUNE  GRISATRE. 

• 

Auront  natipum  platiniferum. 

• Id.  Emm.  T.  a , p.  ii4-  — Lenz  , T.  2 , p..  65.  — 

M.  L.  p.  545. 

Caractères  extérieurs.  f 

Sa  couleur  est  un  gris  d’acier , passant  au  jaune  * 

de  laiton  clair.  ♦ 

On  le  trouve  disséminé  et  en  très-petits  grains 
applatis. 

Sa  surface  est  peu  lisse,  presqu’ inégale  et  peu 
éclatante.  ; 

Il  est  plus  pesant  que  la  sous-espèce  précédente, 
mais  moins  que  la  première. 

Il  lui  ressemble  d’ailleurs  tout-à-fait  dans  ses 
autres  cai’actères  extérieurs. 

Parties  constituantes. , 

0 

L’or  natif  n’est  pas  toujours  de  l’or  pur;  ce 
métal  y est  souvent  allié  avec  de  l’argent  ou  du 
cuivre , et  même  avec  du  platine.  La  première  sous- 
espèce  est  la  plus  pure  ; la  seconde  confient  de 
l’argent  et  souvent  du  cuivre  ; la  troisième  con- 
tient du  platine  (*).  Les  noms  latins  qui  ont  été 

('•')  Cependant  cet  alliage  de  platine  n’*  jamais  e'te’  bien 
confirme'  par  une  analyse  exacte. 

! ‘ ' . 
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donnés  a ces  trois  sous-espèces , indiquent  ces  dif-  OR  njlii». 
licences  de  mélangés , aurum  obrisum  désignant 
1 or  qui  a subi  la  dernière  purification , que  Pline 
( livre  55,  §.  19  ) appelle  o b rus  sa , et  electrum 
étant  employé  par  le  même  auteur  pour  indiquer 
un  alliage  d’or  avec  ~ d’argent.  ( Ibid.  §.  23.  ) 

Caractères  chimiques. 

Lor  natif  ne  peut  être  dissous  que  par  l’acide 
nilro-muriatique  ; il  partage  cette  propriété  avec 
le  platine  ; mais  on  peut  les  distinguer  en  ce  que 
Por  est  précipité  de  sa  dissolution  par  le  sulfate  de 
fer,  et  qu’il  n’en  est  pas  de  même  du  platine. 

. Usage.  y • 

L°r  natif  est  exploi  té  comice  mine  d’or  ; les 
usages  multipliés  que  l'on  fait  de  ce  métal,  soit 
pour  les  monnaies,  soit  dans  les  arts  de  luxe,  sont 
tiop  connus  pour  qu’il  soit  nécessaire  de  les  rap- 
peler ici.  On  observera  néanmoins  qu’il  ne  s’em- 
ploie jamais  pur,  mais  toujours  allié  avec  une 
quantité  de  cuivre  qui  n’est  jamais  moindre  que  -L 
et  ne  va  pas  au-delà  de  f : le  motif  de  cet  alliage 
est  de  donner  à l’or  une  consistance  et  une  dureté 
qu’il  n’a  pas  lorsqu’il  est  pur. 

Gissement  et  localités. 

L’or  natif  se  trouve  principalement  dans  les 
montagnes  primitives  : il  *’y  rencontre  dans  des  ~ 
fiions,  et  quelquefois  jjisséminé  dans  la  roche 
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même  : les  substances  qui  l’accompagnent  le  plus 
souvent,  sont  le  quartz,  le  feldspath,  le  spath  c^- 
caire,  le  spath  pesant,  les  pyrites,  l’argent  rouge 
et  l’argent  vitreux,  la  galène. 

Mais  l’or  se  rencontre  aussi  dans  les  terrains 
d’alluvion , et  il  y est  souvent  exploité  avec  avan- 
lage.  Le  sable  de  plusieurs  rivières  est  mélangé  de 
paillettes  d’or  natif  que  l’on  en  sépare  par  le  la- 
vage : sans  doute  il  est  évident  que  l’or  ne  se 
rencontre  là  qu’accidenlelleraent , que  ce  sont  les 
eaux  qui  l’y  ont  déposé  après  l’avoir  arraché  à sa 
situation  primitive  , qui  était  probablement  la 
même  que  celle  indiquée  plus  haut. 

Les  principaux  pays  où  l’on  a trouvé  l’or  natif 
en  roche , sont  lar  Hongrie , la  Transylvanie , le 
Pérou,  le  Mexique,  la  Sibérie,  la  Suède,  etc. s on 
en  a aussi  trouvé  en  France  à la  Gardette , près  le 
bourg  d’Oisans , département  de  l’Isère  ; mais 
cette  mine  a été  abandonnée , parce  que  les  frais 
surpassaient  de  beaucoup  le  produit. 

Parmi  les  rivières  dans  lesquelles  on  a trouvé 
des  paillettes  d’or  natif,  on  peut  citer  le  Rhin , le 
Danube , l’Araniosch  en  Transylvanie , etc.  : on 
en  à découvert  récemment  en  Irlande. 

ArPE-NDICE. 

Les  deux  autres  espèces  qui  sont  à la  suite  de  l’or  natif 
dans  le  tableau  de  classification  ; savoir  , l’or  de  nogyag 
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{ n3giagerz  ) et  l’or  graphique  ( schrifterz  ) , ne  seront  °*  NÀ/r,T' 
poiut  décrites  ici , parce  que  j’ai  su  depuis  que  M.  Wer- 
11er  les  avait  re’unies  sous  un  genre  mc'tallique  nouveau 
auquel  il  a donne  le  nom  de  si  lu  an  , et  qui  est  le  même 
que  le  tel/urium  ou  tellure  de  M.  Klaproth  et  de  tous  les 
chimistes.  Les  descriptions  des  espèces  du  genre  silvan 
seront  donne'es  à la  fin  de  la  classe  des  métaux  : on  les 
avait  placées  autrefois  dans  le  genre  or  , parce  qu’elles 
contiennent  une  grande  quantité  de  ce  métal , et  qu’on 
l’en  extrait  avec  beaucoup  d’avantage. 

Il  y a encore  d’autres  substances  minérales  qui  sont 
exploitées  pour  en  retirer  de  l’or  ; les  pyrites  martiales  , 
cuivreuses  ou.  arsenicales  sont  très-souvent  aurifères  ; il 
en  est  de  meme  du  cinnabre  , de  la  blende  , de  la  ga- 
lène , etc Généralement  on  peut  dire  que  l’or  , ce 

métal  que  sa  rareté , plus  encore  que  les  usages  de  luxe 
auquel  il  est  propre  , a rendu  de  tous  tems  si  précieux , 
et  dont  la  valeur  est  si  fort  au  dessus  de  celle  des  autres 
métaux  , est  néanmoins  , après  le  fer , le  plus  commun 
dans  la  nature  ; mais  malheureusement  quoiqu’il  existe 
dans  tous  les  terrains  et  presque  dans  tous  les  pays , il 
en  est  peu  où  il  se  trouve  en  assez  grande  quantité  pour 
que  les  frais  d’exploitation  ne  surpassent  pas  le  produit. 

Mais  à quel  état  l’or  se  trouve-t-il  dans  ces  différentes 
substances  où  il  est  mélangé  ? C’est  une  question  sur 
laquelle  on  n’a  pas  toujours  été  d’accord  , et  que  les  chi- 
mistes n’ont  peut-être  pas  encore  entièrement  décidée. 
Cependant  il  parait  très-probable  que  l’or  est  toujours 
à l’état  métallique  dans  ces  différens  mélanges , quoique 
néanmoins  il  ne  soit  peut-être  pas  impossible  qu’il  existe 
à quelqu’autre  état  dans  la  nature. 
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LE  GENRE  MERCURE. 
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PREMIÈRE  ESPÈCE. 

GEDIEGEN  QUECKS1LBER.  — LE  MERCURE 
n at  i r. 

HYDRARGYRUM  NATIVUM. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  129 \Vid.  p.  71g.  — Len?  , 

T.  3 , p.  73.  — W . P.  T.  1 , p.  6.  — M.  L.  p.  546.  — 

tlfercurius  virgineus  hydrargyrum  natif  urn  , Wall.  T.  2 , 
p.  j48.  — Native  mercury  , Kirw.  T.  2 , p.  223.  — •Mer- 
cure  natif,  D.  B.  T.  a,,  p.  387. — R.  D.  L.  T.  3 , p.  i5a. 
■—  Lam.  T.  1 , p.  160.  — Id.  Haiiy. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  esl  le  blanc  d'étain. 

Il  se  trouve  disséminé , en  globules  plus  ou  moins 
gro§,  dans  les  petites  cavités  des  autres  mines  de 
mercure. 

Il  est  trcs-éclatant , d’un  éclat  métallique  ; — 
opaque  ; — parfaitement  fluide  ( il  ne  s'attache  pas 
au  doigt  comme  les  liquides  ) ou  autrement  il  ne 
mouille  pas  ; — très-froid,  extrêmement  pesant. 

Pes.  spdc.  brisson  , i3,5G8. 

Parties  constituantes. 

Le  mercure  naLif  est  du  mercure  pur,  et  il  a 

toutes 
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toutes  les  propriétés  de  ce  métal  $ cependant  il  LE  "J"®*** 
arrive  quelquefois  qu’il  est  amalgamé  avec  un  peu 
d’argent,  ce  qui  forme  le  passage  à l’espèce  sui- 
vante : on  le  reconnaît  à ce  qu’il  n’a  pas  saiUluidité 
ordinaire,  qu’il  devient  un  peu  visqueux. 

S’il  était  besoin  de  quelques  caractères  chimiques  ' » 
pour  reconnaître  le  mercure  natif,  on  pourrait  le 
chauffer  au  chalumeau  : il  se  volatilise  en  entier 
sans  donner  d’odeur  sensible. 

Usages. 

i ** 

Le  mercure  est  un  des  métaux  les  plus  utiles  t 
la  propriété  qu’il  a de  s'amalgamer  avec  l’or  et 
l’argent , fait  la  base  du  procédé  qüe  l’on  emploie 
pour  retirer  de  leurs  mines  ces  métaux  précieux, 
dont  il  extrait  jusqu’à  7 r/rr?**  Les  riches  mines 
d’or  du  Pérou  en  consomment,  pour  cette  opéra- 
lion , une  immense  quantité.  Le  mercure,  amal- 
gamé avec  l’étain,  a aussi  procuré  au, luxe  une  de 
scs  jouissances  les  plus  précieuses , celle  des  mi- 
roirs de  verre  élamé,  qui  ont  remplacé  ceux  de 
métal  , si  sujets  à se  ternir  par  l’humidité  , et 
d’ailleurs  d’un  si  petit  volume.  O11  emploie  aussi  "■ 
les  amalgames  d’or  et  d’argent  pour  dorer  ou 
argenter  les  métaux  : on  les  applique  facilement 
et  en  aussi  petite  quantité  que  l’on  veut  ; le  feu 
en  chasse  ensuite  le  mercure.  Ses  oxides  plus  ou 
moins  modifiés  sont  les  agens'les  plus  actifs  que 
Minéral,  itém.  Tom.  II.  G 
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iitMEticuiiE  la  médecine  emploie  lorsqu'il  s’agit  de  purifier 

X.Vflf.  , 

la  masse  du  sang.  C’est  à son  usage  dans  le  ba- 
romètre, que  la  physique  doit  la  connaissance  de 
la  pesanteur  de  l’air  : il  est  aussi  le  fluide  ther- 
mométrique le  plus  comparatif;  enfin,  on  peut 
dire  que  c’est  peut-être  à son  emploi  dans  les 
appareils  chimiques  , pour  recueillir  des  fluides 
élastiques  , dissolubles  dans  l’eau , que  sont  dues  la 
plupart  des  découvertes  de  la  chimie  moderne. 

Presque  tout  le  mercure  qui  se  ti’ouve  dans  le 
commerce  , provient  de  la  distillation  du  cin- 
nabre  natif,  et  non  de  l’exploitation  du  mer- 
cure natif,  qui  se  trouve  toujours  eu  très-petite 
quantité. 

Gissement  et  localités. 

Le  mercure  natif  se  trouve  à Idria  dans  le 
Frioul  autrichien , à Almaden  en  Espagne , à 
Stahlberg  et  Moschellandsberg  dans  le  Pala- 
tinat , etc.  • 

Il  accompagne  toujours  les  autres  mines  de 
. mercure , surtout  le  cinnabre.  ( Voyez  l’article 
Cinnabre.  ) 
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SECONDE  ESPÈCE. 

♦ / 

NATURLICHES  AMALGAM,  — L’AMALGAME 

.*  NATIF. 

• ’> 

U Y D RA  RG  i RUM  4RGKNTATUM . 

Ici.  Emm.  T.  2,  p.  i34-  — Wid.  *p.  722.  — I.enz  , 
T.  2,  p.  76.  — W.  P.  T.  ï , p.  7.  — M.  L.  p.  548.  — 
Halurul  ama/gum  1 , Kirw.  T.  2 , p.  2j.5.  — amalgame 
natf  d'argent , R.  D.  L.  T.  3,  p.  162*  — D.  B.  T.  2, 
p.  401.  — Lam.  T.  2,  p.  120.  — Mercure  argentai, 
Maüy.  T. 

0 Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  varie  entre  le  blanc  cVêtain  ( qui  est 
la  couleur  du  mercure  ) et  le  bhnc  d'argent , sui- 
vant que  l’un  ou  l’autre  de  cq|  deux  métaux  y est 
prédominant. 

Ou  le  trouve  trésor  a rement  en  masse;  le  plus 
souvent  il  est  disséminé  ou  superficiel , quelquefois 
en  cristaux  assez  mal  déterminés  (*). 


(*)  La  plupart  des  auteurs  allemands  s’accordent  à dire 
que  l’amalgame  natif  a une  tendance  à la  forme  prismatique 
ou  pyramidale,  sans  aucune  désignation  plusprc'cise,  Néan- 
moins Lenz  dil  que  ses  cristaux  sont  des  polyèdres  alonge's, 
et  Klaproth  annonce  que  ceux  qu’il  a soumis  à l’analyse, 
avaient  la  forme  du  grenat.  En  effet , j’ai  vu  deux  cristaux 
d’amalgames  ayant  la  forme  de  dodécaèdres  rhambnïdan.v 
portant  seulement  des  troncatures  sur  les  bords  et  sur  les 

G 2 
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Sa  surface  est  tantôt  lisse , tantôt  un  peu  rude  : 
elle  varie  du  très-éclatant  au  peu  éclatant. 

A l’intérieur  il  est  ou  éclatant  ou  peu  éclatant  : 
c’est  un  éclat  métallique. 

J1  a une  cassure  conchoi'de. 

Il  est  tendre  , souvent  très-tendre  ; — aigre  ; 
— facile  à casser  ; — extrêmement  pesant. 

Caractères  chimiques. 

Exposé  au  feu  , le  mercure  se  volatilise , et  ou 
obtient  un  grain  d’argent. 

* 

Parties  constituantes. 

Ce  minéral  est,  comme  son  nom  j’indique  , 
uniquement  composé  de  mercure  et  d’argent  dans 
des  proportions  très-variables.  Klaprolh  a essayé 
des  cristaux  qui  contenaient  56  parties  d’argent'  et 
64  de  mercure.  Ileyer  n’a  trouvé  que  25  parties 
d’argent  ; iî  eu  contient  souvent  encore  beaucoup 
moins  : aussi  est-il  quelquefois  demi-fluide. 

R EMA  RQ  U E. 

On  a trouve’  de  l’amalgame  natif  à Salberg  en  Suède, 
à Rosenau  en  Hongrie  , et  surtout  à Moschellandsberg 
dans  le  duché’  de  Deux-Ponts  , où  il  se  rencontre  dans 


angles.  M.  Estner  indique  la  même  cristallisation.  On  en  a 
aussi  reconnu  cristallise’  en  octaèdres  réguliers , tronqués  sur 
leurs  bords  latéraux. 
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une  argile  commune  ferrugineuse , jaunâtre  ou  rougeâtre , l'amalgame 

„ , „ , ..  BATIT. 

mélangé  avec  d autres  mines  de  mercure  : il  y est  sou- 
vent superficiel.  En  ge'ne'ral  il  est  très-rare  , et  ne  peut 
former  à lui  seul  un  objet  d’exploitation  : il  est  souvent 
accompagne'  d’argent  natif.  ( Voyez  le  gissement  du  cin- 
nabre.  ) 

_____  • 

TROISIEME  ESPECE. 

QVECKSILBF.R  - HORNERZ.  — LA  MINE  DE 

MERCURE  CORIS  Ét  OU  LE  MERCURE  MURIATÉ. 

BYDRARGYRUM  M1NMRALISATVM  CORN EÜM. 

Iâ.  Emm.  T.  a , p.  i36. — Wid.  p.  724.  — Lenz  , 

T.  2 , p.  77.  — VV.  P.  T.  1 , p.  7.  M.  ’L.  p.  34g.  — 

Estn.  T.  3 , p.  275.  — Mercury  mineralizated  by  the  Vi— 
triolous  and  marine  acids  , Kirw.  T.  2 , p.  226.  — Mer- 
cure corné  ou  Mercure  doux  volatil  , R.  D.  L.  T.  3 , 
p.  161.  D.  B.  T.  2 , p.  59g.  — Lam.  T.  1 , p.  168. — 

Mercure  muriaté  , Haüy. 

’ Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  ordinaire  est  un  gris  de  fumée  plus 
ou  moins  foncé  , qui  souvent  passe  au  gris  de 
cendre  ou  au  blanc  grisâtre,  quelquefois  au  blanc 
jaunâtre  ou  verdâtre , très-rarement  au  vercl  serin. 

On  le  trouve  très-rarement  en  masse  ou  dis- 
séminé} le  plus  souvent  il  est  en  petites  croûtes 
minces  superficielles  tuberculeuses  , ou  eu  petits  glo- 
bales qui  sont  formés  de  la  réunion  confuse  de 
beaucoup  de  petits  cristaux,  dont  on  en  a trouvé. 
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quoique  rarement,  de- formes  assez  Lien  déter- 
minées^ ces  formes  sont: 

a.  Le  cube  parfait  ou  le  prisme  a 4 faces. 

b.  Le  meme  prisme,  terminé  par  un  poinlement  à 
4 faces  , placées  sur  les  faces  latérales  (*). 

c.  Le  prisme  à 6 faces , terminé  à son  extrémité 
par  un  biseau  dont  les  faces  correspondent  à deux 
faces  latérales  opposées,  plus  larges. 

d.  Le  prisme  à 8 faces , dont  k large»  et  4 étroites r 
alternantes  (**). 

Ces  cristaux  sont  toujours  très -petits  et  peu. 
faciles  à bien  déterminer. 

A l’extérieur  ils  sont  éclatons,  quelquefois  très- 
éclatons ; à l’intérieur,  peu  éclatons ; c’est  Y éclat  du 
diamant , qui  passe  quelquefois  à Y éclat  métallique . 

La  cassure  paraît  être  Lunelleuse , a lames  droites . 

11  parait  composé  de  pièces  séparées , grenues , d 
grains  fins. 

Il  est  communément  translucide , tendre,  passant 
au  très-tendre  ; — doux  ; — pesant. 

La  rareté  et  la  petitesse  des  morceaux  de  cetl» 
substance  empêchent  de  déterminer  ses  autres  ca- 
ractères extérieurs. 


(*)  M.  Emmerling  soupçonne  que  ce  pointement  est  plutôt 
place’  sur  tes  bords  latéraux  , efje  crois  qu’il  a raison. 

(<*)  M.  Estuer  indique  aussi  1 ’octuê  re  un  peu  alongé  , 
ayant  son  sommet  ou  ses  bords  tronqués • 
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Caractères  chimiques. 

Traité  au  chalumeau,  le  mercure  muriaté  se 
volatilise  entièrement  sans  laisser  de  rési cl u et 
sans  se  décomposer. 

Parties  constituantes. 

Le  mercure  parait  en  former  environ  0,70,  le 
reste  est  de  l’acide  muriatique  que  l'on  croit  oxi- 
géné,  et  un  peu  d’acide  sulfurique. 

Gissement  et  localités. 

Cette  substance  a été  découverte  il  y a environ 
vingt-cinq  ans,  dans  les  mines  de  Moschellands- 
berg  et  de  Morfeld , au  duché  de  Deux-Ponts, 
par  M.  Woulfe.  Elle  s’y  rencontre  dans  les  cavités 
d’une  argile  1 ferrugineuse  , ^nélangée  de  mercure 
natif,  de  cinnabre,  de  malachite,  de  fahlerx,  de 
quartz,  de  lithomarge,  etc. 

C’est  jusqu’ici  un  des  minéraux  les  plus  rares; 
on  en  a cependant  trouvé  aussi  à Alinadcn  en 
Espagne  et  à Horsowitz  en  Bohème. 


• I 
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QUATRIEME  ESPECE. 

QÜECKSILBER-LEBERERZ.  — MINE  DE  MER.-' 

CURE  HÉPATIQUE  OU  LE  MERCURE  HÉPATIQUE. 
BYDRARGYRUM  M I N E RALISATU  M BEPATICUM. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  140.  — Wid.  p.  7?!. — Lenz  > 
T.a,  p.  79.  — W.  P.  T.'i , p.  8.  — M.  L.  p.  55o.  — 
Estn.  T.  S,  p.  281.  — Kirw.  T.  2 , p.  224.  — Cinna- 
bâtis  terra  bolari  intimé  mixtes  homogeneos  , Wall.  T.  2., 

p.  i5i. 

M.  Werner  partage  cette  espèce  en  deux  sous- 
espèces  , ainsi  qu’il  suit. 

i“.  SOUS-ESPÈCE.. 

VICITTES  QJJECKSILJiER-LEBERERZ'  LE  MERCURE 

HÉPATIQUE  COMPACTE. 

! 

Hydrargyrum  mineralisatum  hepaticum  densum. 
Caractères  extérieurs . 

Sa  couleur  tient  le  milieu  entre  le  gris  de  plomb 
et  le  rouge  de  cochenille. 

On  le  trefuve  ou  en  masse  ou  disséminé. 

Il  est  brillant  à l’intérieur;  d’un  éclat  métallique . 
Sa  cassure  est  unie,  passant  quelquefois  à Y iné- 
gale , à petits  grains. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  obtus. 
Il  est  opaque.  > ~ 
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Il  prend  de  l'éclat  par  la  raclure,  et  donne  une 
poussière  d’un  rouge  cochenille  foncé. 

Il  est  tendre  ; — doux  ; — facile  à casser  ; — 
très-pesant. 

Pes.  spéc.  GELLERT  , y ,çfrj . 


LIS  MERCI!»* 
ilLEAXWU*. 


II*.  SOUS-ESPECE. 

SCBIEPRICES  LEB  ERE  RZ.  LE  MERCURE  HEPATIQUE 

SCHISTEUX.  , 

Hydrargyrum  mineralisatum  hepaticum  schis/osùm. 
Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  la  même  que  celle  de  la  squs- 
espèce  précédente,  seulement  un  peu  plus  foncée 
et  tirant  au  noir  de  fer. 

On  le  trouve  en  masse. 

Dans  le  sens  des  feuillets  il  est  éclatant  et  très- 

• • 

éclatant , mais  en  travers  il  n’est  que  brillant  ; son 
éclat  est  en  général  métallique , mais  il  passe  quel- 
quefois à l 'éclat  vitreux. 

Sa  qassure  principale  est  schisteuse , à feuillets 
épais , de  peu  d’étendue  et  courbes  ; dans  le  sens 
contraire,  la  cassure  est  compacte  et  assez  unie. 

Ses  fragmens  sont  tantôt  . eu  plaques  , tantôt 
indéterminés. 

Il  est  opaque. 

Il  prend  de  l'éclat  par  la  raclure , et  sa  pous- 
sière lient  le  milieu  entre  le  rouge  de  cochenille 
et  le  rouge  écarlate , 
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m MunrrKi  II  est  tendre , passant  au  très-tendrtf;  — doux  y 
b ipati que.  — très-facile  à casser  ; — très-pesant.  , 

. Remarques. 

i”.  Ces  deux  sous  - espèces  n’ont  entr’elles  d’autre 
différence  que  dans  leur  cassure  , ou  plutôt  dans  leur 
contexture. 

2°.  Le  mercure  lie’patique  ( en  ge’ne'ral  ) n’est  autre 
chose  qu’un  mélangé  intime  de  cinnabre  avec  une  argile 
endurcie  bitumineuse.  C’est  la  mine  la  plus  commune  à 
Idria  , où  elle  forme  des  couches  conside'rables  : elle 
rend  souvent  jusqu’à  60  pour  ioo  de  mercure. 

3°.  On  a appelé  ( à Idria  ) branderz , unê  espece  de 
mercure  hépatique  , où  le  bitume  domine  beaucoup. 

4".  Par  corallenerz  ou  koraUenerz  , halbkugelerz  ou 
kugelerz  , on  désigne  une  masse  composée  de  co- 
quillages ronds  et  applatis  , pénétrés  de  mercure  hépa- 
tique et  réunis  par  une  pâte  de  même  nature.  ( Voyez 
le  gissement  du  cinnabre.  ) , 


CINQUIEME  ESPECE. 
ZINNOBER.  — LE  CINNAÇRE. 
HYDRARQYRUM  CINNABARIS. 

• ld.  Emm.  T.  2,  p.  143.  — Wid.  p.  727.  — Lenz* 
T.  2 , p.  82.  — Mercurius  cinnabaris , Wall.  T.  2,  p.  1 5o- 
— Native  cinnabar,  Kinv.  T.  2 , p.  228.  — Mine  de 
mercure  sulfureuse  , R.  D.  L.T.  5,  p.  i54-~  Cinnabre 
natif  j D.  B.  T.  2 p.  388.  — Cinnabre  , Lam.  I,  1 ( 
p.  164.  — Mercure  sulfuré  , Haüy. 

Werner  partage  le  cinnabre  en  deux  sous-espèces. 
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I".  S O U S - E S P E C E. 

2>TJ N K.ELROTIÏ E R ZCNNOBKR.  LE  CINNA11RE  d’uN  ROUGE 

FONCÉ  OU  LE  CINNAHRE  COMMUN. 

I/ydrargyrum  cinnabaris  vulgaris. 

Id.  Emm.  T.  2,  p.  144* — Wid.  p.  728.  — Lens, 
T.  2 , p.  82.  — Es  tu.  T.  3 , p.  290.  — YV.  P.  T.  1 , p.  8. 
— Gemeiner  ÿnnober  , M.  L.  p.  352. 

Caractères  extérieurs. 

S a couleur  est  un  rouge  de  cochenille , qui  dans 
quelques"  variétés  passe  tantôt  au  rouge  de  carmin, 
tantôt  au  gris  de  plomb. 

On  le  trouve  ou  en  masse  ou  disséminé , ou 
en  couche  superficielle , ou  sous  forme  cellulaire 
rèniforme , ou  enfin  cristallisé. 

Ses  formes  sont  : 

a.  Une  pyramide  à 4 faces , double  , parfaite. 

b.  La  même  « sommets  tronqués. 

c.  Un  cube  ayant  ses  angles  diagonalement  op~ 
posés,  tronqués . 

d.  Un  prisme  rhomboïdal. 

e.  Un  prisme  à 3 faces , terminé  par  un  sommet 
à 3 faces  placées  sur  les  faces  latérales  ; le  som- 
met est  aussi  quelquefois  tronqué. 

f.  Un  cristal  lenticulaire  (*). 

(■’')  J’ai  suivi  fide'lemcnt  Emmerling  dans  la  description 
■des  cristaux  du  ciunabre  ; il  est  d’ailleurs  d’accord  avec  le» 


ls  eiNsasma. 
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Ses  cristaux  sont  le  plus  souvent  petits  ét  très- 
petits,  rarement  de  moyenne  grandeur , ordinaire- 
ment grouppès  confusément  et  peu  faciles  à déter- 
miner. 

La  surface  des  cristaux  d est  slriée  en  travers . 
Celle  des  autres  est  lisse,  ou  rarement  un  peu 
drusique. 

autresauteursallemands.CependantEstneriudiquedeplus, 

1 °.  un  rhomboïde  un  peu  applati  , tronqué  sur  ses  angles 
obtus  opposés  ; 2°.  la  pyramide  à 4 faces,  double  , sejtermi- 
nant  en  une  ligne;  3*.  la  pyramide  à "bjaces , simple  ; 4 °.la 
table  à 6 faces  ; 5°.  le  prisme  à 6 faces,  ou  parfait,  ou  ter - 
mine'parun  point ement  obtus  à 3 faces  placées  sur  lesf aces 
latérales.  * 

Le  citoyen  Haiiy  n’a  pu  reconnaître  encore  que  deux  va- 
riétés distinctes  parmi  tous  les  cristaux  de  cinnabre  qu’il  a 
e'te'  à portée  d’observer;  l’une,  qui  est  très-rare , a pour 
forme  le  p/isme  hexaèdre  régulier;  et  l’autre  , bien  plus 
commune , que  l’on  pourrait  conside'rer , tantôt  comme  une 
table  à 6 faces , épaisse,  à faces  courbes , tantôt  comme  un 
rhomboïde  obtus,  ayant  ses  sommets  fortement  tronqués  , 
n’est  autre  chose  que  le  prisme  à 6 faces,  ayant  sur  trois 
bords  terminaux  , en  alternant , des  troncatures , ou  plu- 
tôt des  biseaux,  plusieurs  fois  rompus  ; ce  qui  lui  dotme  une 
surface  curviligne. 

On  voit  que  ces  deux  formes  rentrent  dans  la  cinquième 
de  celles  indiquées  par  Estner  : on  peut  aussi  y rapporter 
ses  n°*.  1 et  4 > en  supposant  seulement  l’accroissement  ou 
la  diminution  de  certaines  parties  ; ce  qui  donne  au  cristal 
un  aspect  tout  diffe'rent.  Il  en  est  de  même  d’une  partie  de 
SF  celles  indiquc'es  par  EmmêrKng. 
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A l’extérieur,  les  cristaux  sont  éclatons  ou  très-  LE CIK-NA8KE- 
» , • 

. • éclatons. 

A l’intérieur,  le  cinnabre  commun  varie  ( sui- 
vant sa  cassure  ),  depuis  le  très-éclatant  jusqu’au 
brillant.  C’est  un  éclat  vitreux  qui  passe  à Y éclat 
du  diamant , ou  rarement  à Y éclat  demi-métal- 
lique. 

Sa  cassure  est  tantôt  plus  ou  moins  parfaitement 
lame  lie  us  e , à lames  souvent  un  peu  courbes , tantôt 
inégale , à gros  ou  petits  grains , ou  rarement  un 
peu  esquilleuse.  ( Les  cristaux  seuls  sont  lamelleux.) 
t Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  assez 
obtus. 

Le  cinnabre  lamelleux  se  présente  en  pièce » 
séparées , grenues , à grains  fins. 

Le  cinnabre  compacte  est  opaque , ou  rarement 
translucide' sur  les  bords.  Le  cinnabre  cristallisé  est 
translucide , et  même  quelquefois  demi-diaphane. 

11  prend  de  Yéclat  par  la  raclure,  et  donne  une 
poussière  d’un  rouge  écarlate. 

Il  est  tendre , passant  au  très-tendre  ; — doux  ; 

— très-pesant. 

Sa  pesanteur  spécifique  varie  beaucoup  depuis  4>5oo 
jusqu’à  10,128.  C’est  à cette  dernière  valeur  qu’iî  faut 
$' en  rapporter , ayant  été  calculée  d’après  un  cristal  par 
Brisson  : les  autres  valeurs  inférieures  données  par  Kir- 
wan  , Gellert  et  autres  , ont  été  prises  probablement  sur 
des  cinnabres  mélangés. 
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M 4 T A D J. 
Caractères  chimiques. 


Le  cinnabre  commun,  traité  au  chalumeau,  s© 
volatilise  en  entier,  en  donnant  une  flamme  bleu® 
et  une  fumée  qui  a l’odeur  du  soufre. 

Parties  constituantes. 

Le  cinnabre  commun  est  compose  uniquement 
de  soufre  et  de  mercure.  Ce  métal  en  forme 
environ  les  J.  Suivant  Sage,  il  contient  aussi  un. 
peu  de  fer. 

Usages. 

Le  cinnabre  est  exploité  pour  en  retirer  le  * 
mercure,  et  c’est  la  mine  la  plus  commune  et 
la  plus  abondante  de  ce  métal. 

La  peinture  .fait  aussi  beaucoup  d’usage  du 
cinnabre  comme  matière  colorante  ; mais  c’est 
le  cinnabre  artificiel  que  l’on  emploie,  en  ce  qu’il 
est  plus  pur  et  d’une  plus  vive  couleur. 

Gissement  et  localités. 

» 

Les  principaux  endroits  où  l’on  a trouvé  du 
cinnabre,  et  où  il  est  l’objet  d’une  exploitation, 
sont:  Almaden  en  Espagne,  Idria  dans  le  Frioul, 
et  Ivfoschellandsberg'  dans  le  duché  de  Deux- 
Ponts  : on  en  a trouvé  aussi  en  Bohème , en 
Saxe,  en  Hongrie,  en  Transilvanie , dans  le  Pala- 
tinat , en  France  , etc. , mais  il  n’y  èst  pas  aussi 
abondant. 
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Le  cinnabre  commun  sert  pour  ainsi  dire  de  cinhabxil 
gangue  à la  plupart  des  autres  mines  de  mercure. 

11  se  rencontre  dans  les  montagnes  stratiformes , 
et  même  dans  celles  d’alluvion;  aussi  le  mercure 
est  un  des  métaux  dont  la  formation  appartient 
aux  époques  les  moins  anciennes. 


IK  SOUS-ESPECE. 

JH  OC  H ROT  HE  R ZltflfORER.  LE  CINNABRE  d’üN  ROUGE 

* 

VIF  OU  LE  CINNABRE  FIBREUX. 

Hydrargy/urn  cinnaharis  vermicula . 

Id.  M.  L.  p.  356.  — Td.  J*enz  , T.  2 ,'p.  85.  — Lichtc 
rallier  zinnober,  Einm.  T.  2 , p.  146.  — Id.  Wid.  p.  727. 
— W.  P.  T.  1 , p.  11.  — Estn.  T.  3 , p.  297.  — Cinnabre 
Jibreüx , IIaü_y. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  rouge  écarlate  vif,  qui  passe 
quelquefois  au  rouge  cramoisi  ou  au  rouge  aurore. 

On  le  trouve  en  masse  ou  disséminé  ou  super- 
ficiel. 

A l’intérieur,  il  est  brillant,  d’un  éclat  soyeux , 
souvent  aussi  entièrement  mat. 

Sa  cassure  est  ou  terreuse , à grains  fins , ou 
fibreuse,  à fibres  minces. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  obtus. 
11  est  opaque. 


\ 
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A,mE'  Il  prend  un  peu  d'éclat  par  la  raclure,  et  donne 
une  poussière  d'un  rouge  écarlate. 

Il  est  un  peu  tachant  ; ■ — très-tendre  , passant 
au  friable  ; — doux  ; — • très -facile  à casser  ; — 
pesant. 

Remarques. 

' Cêtte  sous-espèce  de  cinnabre  , bien  plus  rare  que  la 
première  , a ête’  trouve'c  principalement  à Wolfstein 
dans  le  Palatinat  ; il  est  accompagne’  de  mine  de  fer 
brune  et  d’he'malite  : on  pre'lcnd  qu’on  en  trouve  aussi 
à Idria  et  Almaden. 

11  a d’ailleurs  les  mêmes  caractères  chimiques  que  le 
cinnabre  commun. 

1".  L'Et/iiops  minéral  natif ou  naiurlicher  mineralis - 
cher  mohr , dont  Widenmann  et  autres  auteurs  font  une 
espèce  particulière  , n’est  autre  chose  qu’un  cinnabre  noir. 
Il  a e'té  trouve  à Idria  : il  est  friable  et  tachant»  '»  • 

% a®.  La  mine  de  mercure  cuivreuse  trouve’e  à Moschel- 

landsberg  , est  compose’e  de  mercure  , de  soufre  et  de 
cuivre.  Elle  peut  donc  aussi  être  rapporte'e  au  cinnabre  : 
elle  est  drun  gris  noirâtre;  sa  cassure  est  conchoide. 

3".  Le  cinnabre  alcalin  ( schwefellebercrz  ) de  Deborn 
( T.  Il , p.  5()4  ) trouve'  à Idria , ne  doit  pas  former  une 
f espèce  particulière  : c’est  un  cinnabre  pe'ne'trc'  de  sulfure 
alcalin;  il  est  d’un  rouge  vif;  il  se  trouve  en  masse  , sa 
cassure  est  lamelleuse  , ses  fragmens  rheunboidaux  ; il 
est  demi-diaphane  , et  donne  , par  le  frottement , l’odeur 
de'sagre'able  connue  sous  le  nom  d'odeur  du  foie  de  soufre. 
M.  Estner  le  de'crit  sous  le  nom  de  stinkzinnobcr  ou  mer- 
cure fétide. 


Appendice. 

« 

» 
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, Appendice. 

L’oxide  de  mercure  rouge  natif. 

Cette  espèce  de  mine  de  mercure  n’est  point  compris* 
•dans  la  nomenclature  de  Wemer  : elle  est  d’un  rouge 
l'once'  j elle  se  trouve  en  masse  ; sa  oassure  est  terreuse 
ou  ine'gale,  à grains  fins  j elle  est  très-pesante. 

I.e  citoyen  Sage  l’a  analyse'  ( Journal  de  Physique , 
1784  , T.  I ) et  en  a retire  de  mercure  : une  faible 
chaleur  en  fait  suinter  ce  me'lal  sous  la  forme  de  goutte- 
lettes. Cette  substance  est  extrêmement  rare  ; elle  pro- 
vient d’Idria. 


Minéral,  èlem.  Tome  II.  H 
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LE  GENRE  ARGENT. 


PREMIÈRE  ESPECE. 

GEDIEGES  SILBER.  — L’ARGENT  NATIF. 

ARGENTUM  NATIVUM. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  l53.  — Wid.  p.  679.  — Lenz  , 

T.  2 , p.  87.  — M.  L.  p.  357.  — Argentum  nativum  , 
Wall.  T.  2 , p.  3a8.  — Salive  si/ver,  Kirw.  T.  2 , p.  108. 

— Argent  natif,  R.  D.  L.  T.  5 , p.  Ifii.  — D.  B.  T.  2, 
p.  408.  — Lam.  T.  1 , p.  1 18.  — Id.  Haüy. 

M.  Werner  partage  l’argent  natif  en  deux  sous^s- 
pèces  , dont  l’une  est  aurifère  et  l’autre  ne  l’est  pas  (*). 

Ire.  SOUS-ESPECE. 

eULDISCUES  G ED  IEG  E X SILBED.  l’aRGENT  NAJIF 

AURIFÈRE.  1 

Argentum  nativum  aura  adunatum. 

Caractères  extérieurs.  • 

Sa  couleur  tient  le  milieu  entre  le  blanc  d'ar- 
gent et  le  jaune  de  laiton  ; il  passe  même  quel- 
quefois au  jaune  d'or. 

(*)  Cette  sous-division  se  troave  dans  tous  les  auteurs 
allemands  , excepte'  dans  Reuss , dont  la  classification  a e'te 
adoptée  pour  cet  ouvrage.  I!  serait  possible  que  Werner  l’eût 
supprime'e  depuis  peu  ; cependant  elle  existe  dans  le  Cata- 
logue de  Pabst , T.  I,  p.  12. 
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On  le  trouve  très-rarement  en  masse,  le  plus  1 
souvent  il  est  disséminé  en  petites  parties , ou  su- 
perficiel ou  tricoté , ou  eu  minces  lames  (*). 

A l’extérieur , il  est  éclatant  et  très-éclatant , 
d’un  éclat  métallicpte. 

11  a une  cassure  crochue  on  hamiforme. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  aigus. 

11  prend  de  Y éclat  par  la  raclure. 

11  est  tendre  ; — parfaitement  ductile  ; — flexible 
sans  être  élastique  ; — très  -pesant , plus  que  la 
sous-espèce  suivante. 

Parties  constituantes. 

Il  est  uniquement  composé  d’argent  allié  ave« 
de  l’or,  souvent  en  très-grande  quantité. 

Usage.  • 

Il  est  exploité  pour  en  extraire  l’or  et  l’argent. 
Localités. 

Cette  substance  minérale  est  lrès-:rare  : on  en 
a trouvé  à Konigsberg  en  Norwége  , et  à Schlan- 
geoberg  en  Sibérie. 

L’argent  natif  aurifère  de  Norwége  se  trouve 
disséminé  dans  du  spath  calcaire  en  masse  , du 
spath  fluor,  du  cristal  de  roche  ; il  provient  d’un 

(*)  M.  Estner  ajoute  qu'il  en  a vu  de  cristallise'  en  cubes 
et  en  pyramides  à 3 fades. 

H 3 


.’rnaiiec 

Hi.rn. 
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filon  situé  dans  une  roche  de  hornblende  cliis- 
teuse.  11  est  souvent  accompagné  de  blende,  de 
galène  et  de  pirites. 

Celui  de  Sibérie  se  trouve  sur  du  spath  pe- 
sant, grenu,  en  masse,  mélangé  avec  çle  l’argent 
vitreux,  du  cuivre  vitreux,  des  pyrites,  etc. 

IIe.  SOUS-ESPECE. 

GEMEINES  GEUIEGEN  SIEGER.  — l'aRGENT  NATI  P 
ORDINAIRE. 

Argentum  natu  um  1 u/gare. 

Caractères  extérieurs. 

/ 

Sa  couleur  est  le  blanc  d’argent,  néanmoins 
à la  surface  il  est  tantôt  jaunâtre,  tantôt  brun,  tan- 
tôt d’un  noir  grisâtre.  • 

On  le  trouve  rarement  en  masse , le  plus  sou- 
vent il  est  disséminé  ou  superficiel , sous  différentes 
formes  imitatives,  telles  que  dentiforme , filiforme , 
capillaire , dendritique , tricoté,  veiné , etc.  ou  en 
petites  lames  minces  , ou  enfin  quelquefois  cristallisé. 

Ses  formes  sont  : 

a.  Le  cubé  parfait. 

b.  U octaèdre  parfait. 

c . Le  prisme  à 4 faces , rectangulaire. 

d.  La  pyramide  à 6 faces  , double  , à sommets 
tronqués. 

e.  La  pyramide  à 5 faces  , double,  ayant  ses  an- 
gles tronqués,- 
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f.  La  pyramide  à 4 faces  , creuse  (*). 

Ces  cristaux  sont  petits  ou  très-petits , diverse- 
ment grouppés,  soit  par  rangs , soit  en  dendrites , 
soit  tricotés. 

La  surface  des  cristaux  est  lisse  ; celle  des 
lames  est  dmsique  ; celle  de  l’argent  denli forme  , 
filiforme  et  capillaire  est  striée  en  longueur. 

L’éclat  extérieur  varie  depuis  le  brillant  jusqu’au 
Irès-éclatant  ( ce  sont  les  cristaux  ). 

A l’intérieur,  il  est  toujours  brillant . C’est  l 'éclat 
métallique. 

Sa  cassure  est  crochue  ou  hamiforme. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés  , à bords  assez 
aigus. 

Il  prend  de  Y éclat  par  la  raclure  ; il  devient 

> • V 

très-éclatant. 

Il  est  opaque  ; — tendre  ; — parfaitement  duc- 
tile ; — flexible  sans  être  élastique  ; — trcs-pesant. 

Pes.  s/.éc.  L’argent  pur  fondu  , 10,157,  d’après  Bris- 
sot. Celle  de  l’argent  natif  varie  suivant  qu’il  est  plus 
on  moins  allié. 

« 

. Caractères  chimiques. 

* • « 

Si  l’on  voulait  employer  quelque  caractère  chi- 
mique pour  reconnaître  l’argent  natif  lorsque  ses 

’x 

(*)  Quelques  auteurs  décrivent  encore  d’autres  formes  j 
mais  elles  rentrent  toutes  dans  celles-ci , ou  clics  sont  mal 
déterminées. 


.'AïirEN* 
HATlf , 
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i'arrent  carac(ères  extérieurs  sont  mal  déterminés , on 

HXTIT.  7 

pourrait  le  dissoudre  dans  l'acide  nitrique , et  le 

précipiter  ensuite  par  l'acide  muriatique  ( le  mu- 

riate  d’argent  étant  insoluble  ),  ou  bien  plonger 

une  lame  de  cuivre  dans  la  dissolution.  L’argent 

reparaîtra  à l'état  métallique. 

• » 

Usages.  . • 

L’argent  natif  est  souvent  assez  abondant  pour 
être  l’objet  d’une  exploitation  : dans  presque  tou» 
les  lieux  qui  vont  être  cités,  il  y en  a des  mine» 
fameuses  qui  continuent  de  verser  chaque  année 
une  grande  quantité  d’argent  dans  la  circulation. 

Les  usages  de  l’argent,  soit  pour  les  monnaies, 
soit  pour  la  fabrication  de  tout  ce  qu’on  appelle 
argenterie , sont  trop  conpus  pour  les  détailler  ici. 

La  pierre  infernale,  si  employée  en  chirurgie 
pour  détruire  les  chairs  mortes  ou  gangrenées,  est 
du  nitrate  d’argent  calciné  et  fondu. 

Gissement  et  localités. 

On  trouve  de  l’argent  natif  ayi  Mexique  et 
au  Pérou  en  très-giande  quantité;  en  Sibérie 
( Schlangenberg);  en  Saxe  ( Freyberg,  Johanngeor- 
genstadt,  Schuéeberg , Marienberg  ) ; en  France 
( Allemont  );  en  Suabe  ( Wolfach,  Wittichen  ); 
en  Norwége  ( Konigsberg  ) ; au  Hartz  ( Andreas- 
berg  ) ; en  Bohème  ( Joachimsthal  ),  etc. 

Il  se  rencontre  principalement  dans  les  mon- 
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tagnes  primitives , ou  rarement  dans  les  monta- 
gnes stratiformes.  Les  substances  minérales  qui 
l’accompagnent  le  plus  ordinairement  -,  sont  le 
spath  pesant,  le  quarts,  le  spath  calcaire , le  spath 
fluor,  lé  fer  spathique  , les  pyrites,  là  Mende, 
le  kobalt , la  galène,  l’argent,  ronge  tou  l’argent 
vitreux  5 plus  rarement  le  k.upfernikkel , le  bismuth 
natif,  etc. 

Quelquefois  il  se  trouvé  mélangé  dans  la  rtoche 
qui  forme  les  saalbandes  dés  filons  argentifères 
( Johanngeorgenstadt  ). 

Appendice. 

Reuss  place  ici  comme  seconde  espèce  le  nagyager 
silber , l'argent  de  hàg'yàg.  Je  sùis  fondé  à croire  que 
cettë  substance  est  la  même  que  celle  cohttbé  s'ous  le 
nom  d 'Or  graphique.  {SchriJ’terz  ) , et  qui  forme  une  espèce 
du  genre  Silvan  ; elle  sera  de'critë  ci-après, 

SECONDE  ESPECE. 

S PIES  G LAS  - SILBER.  — ARGENT  ANTIMONIAL. 

AKGENTUM  ANTIMONIALE. 

Id.  Eram.  T.  2 , p.  162.  — Antimonialisch  gedirg&n 

silber , \Vid.  p;  684 là.  Lenz  , T.  2 p.  92.  — Estn. 

T.  3 , p.  537. — Arsenif^-siiber  , W . P.  T.  1 .,  p.  29  , 
n“.  209  et  210.  — Id.  M.  L.  p.  363  , n°*.  2007  et  2008. 
— Argent  arsenicàl  , D.  Ë.  T.  3 , p.  4'&*  . n®.  XV, 
B.  a.  c.  3.  — Antimoniated  native  sUvèr , Kîhv.  T.  2, 
p.  no.  — Mine  d’argent  , bhthchê  , aniiinbniaVe  , fl.  D. 
: L.  T.  5 ,■  p;  46m  — Argent  antimonial,  Haiij. 


t’ASOE  K* 
UAV1I. 
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MÉTAUX. 


i'AKBÏHT 

Antimonial* 


Caractères  extérieurs. 


S A couleur  est  le  blanc  d'étain  , qui  se  rapproche- 
plus  ou  moins  du  blanc  d'argent.  Lorsqu'il  a été 
quelque  teins  exposé  à l’air,  et  souvent  même  au 
sortir  de  la  mine , il  prend  une  couleur  superfi- 
cielle, qui  varie  entre  le  jaune  y le  noir  ou  le  gris -, 
ou  présente  quelquefois  des  teintes  bigarrées , de- 
gorge  de  pigeon  ou  d’acier  trempé. 

On  le  trouve  ou  en  masse  ou  disséminé , en 
. . . / 
parties  rèniformes  ou  enfin  cristallisé. 

Ses  formes  sont  : 

a.  Le  prisme  à 4 faces , un  peu  obliquangle. 

b.  Le  prisme  à 6 faces , ou  parfait , ou  tronqué 
sur  ses  bords  latéraux  } ce  qui  lui  donne  un  aspect 
cylindrique. 

c.  La  table  à 6 faces. 

Le  cube  ( ils  sont  toujours  très-petits  et  group- 
pés:  cette  forme  est  indiquée  dans  le  catalogue 
de  Pabst,  sous  le  n*.  210.  ) 

La  surface  dés  prisme»  est  communément  striés 
en  longueur. 

A l’extérieur,  l’argent  antimonial  n’est  que  peu 
■éclatant  ou  même  brillant* 

A l’intérieur , au  contraire  , il  est  éclatant  ou 
très-éclqtant. 

C’est  un  éclat  métallique. 

Sa  cassure  est  lameUeuse , suivant  une  certaine 
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direction.  Dan»  d’autre  sens  elle*  paraît  être  con- 

A ANTIMONIAL. 

choïde , irèa-applatie. 

Il  se  présente  en  pièces  séparées  grenues  , à grains 
de  différentes  grosseurs.  • » 

Il  prend  beaucoup  d 'éclat  par  la  raclui’e. 

Il  est  tendre  , passant  au  demi-dur  ; — aigre  ; 

— très-pesant. 

Pes.  spéc.  10,000  j suivant  M.  Selh. 

Caractères  chimiques. 

, . x î 

L’argent  antimonial  étant  traité  au  chalumeau 
sur  un  charbon , l’antimoine  se  volatilise  avec 
l’odeur  qui  lui  est  particulière,  et  il  reste  un  culot 
d'argent  pur,  entouré  d’une  scorie  brune  qui  co- 
lore le  borax  en  vert. 


Parties  constituantes. 


Suivant  Selb.  - Suivant  Khproth, 

( Tora.  a , p.  298.  ) 

Argent 70  à 75  Argent 76  à 84 

Antimoine Antimoine...  24  à 16 

Et  un  peu  de  fer.  * 

100  ioo(*). 


Gissement  et  localités. 


Cette  mine  d’argent  n’a  encore  été  trouvée  jus- 

(*)  L’argent  s'y  trouve  , comme  on  le  voit  , à l’etat 
natif,  allie'  avec  l’antimoine  ; aussi  quelques  minéralogiste» 
disent-ils  l'argent  natif  antimonial  ( aniimonialisch  ge- 
diegen  sUber).>' ■ • ••  • . •. 
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asmuoma*  cla*c*  ^ue  dans  l*  »in®  de  Saint-Wenceslas,  pré» 
de  Altwolfach  ; en  Suabe , dans  le  duché  d» 
Furstemberg , dans  un  filon  avec  du  spath  cal- 
caire, du  spath  pesant,  de  l’argent  natif,  de  la 
galène,  du  quartz,  etc. 

Remarques. 

Cette  mine  d’argent  est  jusqu’ici  très-rare } sa  na- 
ture n’est  connue  que  depuis  très-peu  de  tems  , et  l’on 
a pu  voir , par  la  synonymie , que  Karsten  , Deborn  et 
Werner  lui-même  la  confondaient  avec  l 'argent  arse- 
nical. ( Voyez  les  Remarques , à la  fin  de  cette  espèce.  ) 


TROISIEME  ESPECE. 

t 

ARSENIK  - SILBER.  — L’ARGENT  ARSENICAL. 

ARGENTUM  ARSENICALE. 

Id.  Emm.  T.  a,  p.  i65.  — Esth.  T.  5 ,p.  54a.  — Id. 

Lenz , T.  a , p.  94.  — W.  P.  T.  1 , p.  29  , n°.  

M.  L.  p.  366 , nM.  200g  et  2oro.  — Arsenikalisch-grdie 
gen-silber , Wid.  p.  687. — Argent  arsenical,!).  B.  T.  a, 
p.  417-  — Arsenicaled  native  silber, Kirw.  T.  2 , p.  ne 

Caractère»  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  blatte  d'êtairt , qui  passe  au 
gris  de  plomb  ; il  prend  à l’air  des  couleurs  super- 
ficielles jaunâtres , ou  d’un  gris  d'acier. 

On  le  trouve  en  masse  ou  disséminé , en  partie 
réniformes  ou  globuleuses , ou  enfin  cristallisé. 
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Ses  formes  sont  : 

a.  Le  prisme  à 6 faces  parfait. 

b.  Le  même  prisme  un  peu  applati , et  ayant  ses 
bords  latéraux  arrondis. 

c.  La  pyramide  à 6 faces , aigue,  ayant  ses  som- 
mets tronqués. 

A l'extérieur , il  est  peu  éclatant , quelquefois 
éclatant.  » 

A l’intérieur , éclatant  ou  très-eclatant  i c’est  un 
éclat  métallique.  * ... 

Sa  cassure  est  lamelleuse , à lames  plates  ou 
courbes. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés  , à bords  assez 
aigus. 

L’argent  arsenical  en  masse  se  présente  en 
pièces  séparées  , grenues,  à petits  grains  ; celui  en 
masses  globuleuses  ou  réniformes  paraît  com- 
posé de  pièces  séparées , testacées , minces  , courbes 
et  concentriques. 

11  prend  de  Y éclat  par  la  raclure. 

11  est  tendre  ; — aigre  ; — très-pesant. 

i S T 

Caractères  chimiques. 

L’argent  arsenical  étant  traité  au  chalumeau, 
l’arsenic  se  volatilise  avec  fumée  et  une  odeur 
d’ail  très-forte.  Il  reste  un  grain  d'argent  qui  est 
toujours  plus  ou  moins  impur. 


l/AÜCZHV 

ÀBJÜ'ICAi. 
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MÉTAUX. 
Parties  constituantes. 


C’est  celui  de  la  mine 
de  Samson , 
à Andreasberg. 


D’après  Klaproth,  T.  1,  p.  187. 

Argent 12.75 

Fer 44.25 

Arsenic 55. 00 

Antimoine 4. 00 

Klaproth  donne  une  autre  analyse  de  l’argent 

arsenical  , très-différente  , puisqu’elle  «donne  80 
d’argent  : mais  est-ce  bien  l’argent  arsenical  de 
Werner  ? 

Gissement  et  localités. 


Cette  substance  est  rare  ; elle  se  trouve  à An- 
dreasberg au  Hartz , avec*  de  l’arsenic  natif,  de 
l’argent  rouge,  de  la  galène,  du  sprœdglaserz , 
de  la  blende  brune  et  du  spath  calcaire. 

j 

On  en  a trouvé  aussi  à Kasalla  en  Espagne»  (*). 

R B X J R Q V'  E S. 

Rome’  Delisle  a re’uni  cette  espèce  avec  la  pre'ce'dente , 
sous  le  nom  de  mine  cf  argent  blanche  antimoniale. 
( T.  3 , p.  460.  ) 

En  ge'ne'ral  on  doit  voir , par  la  synonymie , que  ce* 
deux  mines  d’argent  ont  e'te’  très-souvent  données  l’une 
pour  l’autre  , et  il  faut  avouer  qu’elles  ont  eutr’elles 
beaucoup  de  rapport. 

On  trouve  aussi  quelquefois  , dans  les  ouvrages  de 


(*)  L’argent  arsenical  de  Kasalla  n’est  peut-être  pas  de 
même  nature  que  celui  du  Hartz 
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minéralogie  , la  description  d’une  autre  sorte  d 'argent 
arsenical;  c’est  la  pyrite  arsenicale  argentifère  ouïe  iveis- 
■serz  , qui  a été  donnée  sous  ce  nom. 


QUATRIEME  ESPECE. 

TVISS  M UTH1S  CHES  SILBER.  — L’ARGENT 

8IS  M UT  fil  FF.  RE. 

Id.  Emm.  T.  a , p.  2o5  ; et  T.  5,  p.  364.  — Wrid. 
p.  716.  — Lenz  , T.  a , p.  118.  — Estn.  T.  5 , p.  34G. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  gris  de  plomb  très-clair , qui 
devient  plus  foncé  à l’air. 

On  le  trouve  communément  disséminé , rare- 
ment en  masse  ou  superficiel. 

A 1 intérieur , il  est  peu  éclatant , d’un  éclat 
métallique. 

Sa  cassure  est  inégale , n grains  fins. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  peu  aigus. 

11  est  tendre  ; — doux  ; — pesant. 

Caractères  chimiques. 

Si  011  traite  1 argent  bismuthifère  au  chalumeau 
sur  un  charbon,  on  voit  suinter  très-prompte- 
ment  des  gouttelettes  métalliques.  En  ajoutant 
du  borax  elles  se  séparent  entièrement  en  lui  com- 
muniquant une  couleur  jaune  de  $uccin,  mêlée 
de  taches  d un  rouge  de  cuivre.  Le  grain  roélal- 
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i/âbokkt  lique  que  l'on  obtient , est  irise  ; il  n’est  point 
jniMOTHiFBBB.  ductile.  Sa  cassure  est  d’un  blanc  d’étain.  ( Kx.A- 


PROTH  ). 


Parties  constituantes . 


Plomb 53 

Bismuth.... 27  I 

Argent i5  I 

per 4.5o  I D’après  Klaprotk, 

Cuivre 0.90  / T-  2,  P-  29». 

Soufre 16. 5o  I 


96.50  J 

Gissement  et  localités. 


L’argent  bismuthifère  n’a  encore  été  trouvé  jus- 
qu’ici que  dans  la  mine  de  Frédéric  Christian, 
vallée  de  Schappach,  dans  le  Schwarzwald  : il 
y est  accompagné  de  quartz,  de  pyrites  cuivreuses 
et  de  liornstein. 
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CINQUIEME  ESPECE. 

• HORN  E R Z.  — LA  MINE  CORNÉE, 

OU  l’argent  CORNÉ  OU  M1IRIATÉ, 

ARGENTUM  MINERALISATUM  CoRNEUM. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  168.  — Wid.  p.  691.  — I*enz , 
T.  2 , p.  97.  — W.  P.  T.  1 , p.  29.  — M.  L.  p.  566.  — 

Estn.  T.  5 , p*  548 Minera  argenii  corn’ea  , Wall.  T.  2, 

p.  55 1.  — Corneous  silverore  , Kirw.  T.  2 , p.  n5.  — 
Argent  corné , D.  B.  T.  2 , p.  420*  — O.  L.  T.  5 , 
p.  /j65.  — Lam.  T.  1 , p.  i5o Argent  muriaté  , Haiiy. 

Werner  partage  cette  espèce  en  deux  sous-espèces  , 
dont  l’une  est  l’argent  corue'  ordinaire  , l’autre  est  ter- 
reux et  mélange'. 

Ire.  S O U S - E S P E C E. 

OEUBINBS  HORN  ERS.  l’aRGENT  MURIATÉ  COMMUN., 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  ordinaire  est  le  gris  de  perle  clair 
ou  foncé , qui  passe  tantôt  au  blanc , tantôt  au 
bleu  violet  ou  au  gris  de  plomb  : il  brunit  ou  noircit 
à l’air.  On  en  a trouvé  aussi,  mais  très-rarement, 
d’un  vert  olive  ou  d’un  vert  poireau. 

On  le  trouve  très-rarement  en  masse  (*),  quel- 

('*')  Il  y en  a un  morceau  de  plusieurs  livres  dans  la  col- 
lectiou  minéralogique  de  Dresde., 


Iü8  Si  & T A U 3É» 

Iu1Î\ts  (l,,e^°'s  dissémine  en  pal  lies  globuleuses , souvent 
en  couches  superficielles , et  très-souvent  cristallisé . 

Ses  formes  sont  : 

a.  Le  cube  parfait. 

b . Des  cristaux  capillaires  ou  eù  aiguilles  ; ils 
sont  très-rares. 

Les  cristaux  sont  toujours  petits  ou  très-petits  , 
presque  jamais  isolés , mais  communément  group- 
pés  ensemble  très  - confusément , et  formant  de 
petites  enveloppes  drusiques. 

La  surface  des  cristaux  est  lisse,  éclatante  ou 
peu  éclatante,  ou  seulement  brillante. 

A l’intérieur  , l’argent  murialé  Varie  entra 
Téclalant  et  le. peu  éclatant;  son  éclat  est  gras. 

Sa  cassure  parait  être  inégale , à grains  fins  ou 
conchoïde  , applatie. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  obtus. 

Il  est  translucide , quelquefois  seulement  sur 
les  bords. 

Il  prend  de  Yéclat  par  la  xaclure. 

Il  est  très-teiulre  ; ( il  reçoit  l’empreinte  de 
l’ongle  saus  donner  de  poussière  ). 

Il  est  ductile  ; — flexible  dans  ses.  lames 

minces  ; — pesant. 

» 

Pes.  spëc.  4,8o4  ( Geixert  ) , 4>?48  ( Haut  ). 

Caractères  chimiques. 

■ L’argent  murialé,  traité  au  chalumeau  sur  un 

charbon. 
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charbon , se  fond  très-piomptement , dégage  une 
odeur  désagréable  , et  donne  un  globule  d’ar- 
gent ; il  est  fusible  à la  flamme  d'une  bougie. 

Parties  constituantes.  <Jt  * 

Argent... 67. 7 5 

Acide  muriatique. . . ai.  o 
Acide  sulfurique, .. . 0.25 

Oxide  de  fer. ......  6 . o 

Alumine...........  1.75 

Chaux  0.25 

Gissement  et  localités. 

L’argent  muriaté  a été  trouvé  au  Pérou , au 
Mexique,  en  Saxe  ( Johanngeorgenstadt , Frey- 
berg,  Oberschœna,  Rnschau,  etc.  ) ; en  France 
( Allemont  ) ; en  Sibérie  ( Schlangenberg  ) , etc. 

Il  est  accompagné  presque  toujours  d’argent 
vitreux,  d’argent  noir,  de  mine  de  fec  brune, 
plus  rarement  d’argent  natif,  d’agent  rouge , de 
galène,  de  quartz,  et  de  spath  pesant. 

R E MA  R QU  E S. 

i°.  Cette  mine  d’argent  est  une  des  substances  les 
plus  rares  dans  les  collections  minéralogiques. 

2".  La  mine  d'argent  alkaline  de  Justi,  Alkalisches 
silber  , de  Annaberg  eu  Autriche  , est , suivant  Klaproth  , 
une  pierre  calcaire  mélangée  d’argent  muriaté.  ( Be tirage  , 

T.  I , p.  i58.  ) 


Minéral,  élém.  Tom.  If.  I 


D’après  Klapsoth  , 
T.  1 , p.  i34- 
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l'argent  Ile.  SOUS-ESPECE. 

u ouatA. 

XRDI6ES  HORNERZ  OU  HVTTERM  T LC  HERZ  (*). 

l’argent  MURIAPri  TERREUX. 

B'ùttermücherz, Emm.  T.  3 , p.  363.  — IJ.  Wid.  714.—- 
Jd.  Lenz  , T.  2 , p.  100* — Esln.  T.  5 p.  358. 

Caractères  extérieurs,  ( Karstbn.  ) 

Sa  couleur  est  le  vert  de  montagne  clair , qui 
passe  au  blanc  verdâtre  en  quelques  endroits;  il  a 
aussi  des  couleurs  superficielles  d’un  gris  bleuâtre 
ou  d’un  brun  rougeâtre. 

Il  est  tantôt  en  couahes  superficielles  très-minces 
sur  des  cristaux  de  spath  calcaire,  tantôt  dissé- 
miné dans  du  spath  calcaire  en  masse. 

A l’intérieur  il  est  entièrement  mat. 

Il  a une  cassure  terreuse  à petits  grains  ou  à 
grains  fins. , 

U est  très-teiélre , presque  friable  ,•  — * aigre. 

Il  prend  un  éclat  gras  par  la  raclure. 

Il  est  un  peu  onctueux  au  toucher  ; — pesant. 

Caractères  chimiques. 


Traité  au  chalumeau  sans  addition,  il  s’agglu- 
tine un  peu , et  l’on  en  voit  suinter  de  petit# 
globules  d’argent.  ( Klapkoth.  ) 


(*)  Littéralemeut , mine  eu  forme  de  lait  de  beurre. 
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Parties  constituantes.  , mv*uat i; 

Argent. .....  a4 . 64 

Acide  muriatique. . . 8. u8 

Argile...» 67,081 

Et  un  peu  de  cuivre. 

100 

Il  paraît  que  l’argile  n’y  est  que  mélangée. 

. * , 

Remarques. 

Cette  substance  est  citée  dans  les  ouvrages  anciens 
de  minéralogie  , comme  se  trouvant  au  Hartz.  Celle  que 
Klaproth  a analysée  , lui  a été  envoyée  d’Andreasberg  j 
où  elle  était  déjà  connue  eh  1617  , dans  la  mine  de 
Saint-Georges. 

Widenmann  a prétendu  que  ce  n’était  autre  chose 
qu’une  argile  renfermant  beaucoup  de  petites  parcelles 
d’argent  natif,  laquelle  se  d^^tse  au  fond  de  la  mine  , au 
point , dit-il , que  l’on  oblige  les  ouvriers  de  laver-  leurs 
souliers  avant  de  quitter  la  mine-  Mais  il  parait  que 
Weruer  et  tous  les  autres  minéralogistes  ont  adopté 
l'opinion  de  Klaproth  et  de  Karsten  , qui  pensent  cjhe 
le  bültermilcherz  doit  former  une  sous-espèce  de  l’argent 
muriaté.  * 


D’après  Klaproth  , 
T.  1 , p.  i57 . 


la 
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SIXIEME  ESPECE. 

SILBERSCHJVARZE.  — L’ARGENT  NOIR. 

ARGEETUM  MIEERALISATUM  TU LlGlEOSU M . 

• 

Id.  Emm.  T.  a , p.  173 Wrd.  p.  694.  — Lenz  , 

T.  a,  p.  101.  — M.  L.  p-  369.  — D.  B.  T.  a , p. 

— Minera  argenti  nigra  (*)  , Wall.  T.  a,  p.  335.  — 
Sooty  silver  ore  , Kirw.  T.  a , p.  117. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  noir  bleuâtre , passant  au  gris 
noirâtre. 

On  te  trouve  ou  en  masse  ou  disséminé,  ou 
quelquefois  carié  ou  criblé,  ou  en  couches  super- 
ficielles minces  sur  d'autres  minéraux,  ou  enfin  en 
morceaux  arrondis , recouverts  d’argent  muriaté. 

Il  a une  consistance  mienne  entre  le  solide  et 
le  friable. 

•»  • « • • 

Il  est  mat. 

Il  a une  cassure  terreuse  à grains  fins. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  obtus. 


(*)  Je  crois  qu’il  n’y  a peut-être  que  la  seule  variété’  b 

( Vulverutenta  ) qui  appartienne  à l’argent  noir,  les  autres 
devant  se  rapportera  J’argeqt  vitreux  aigre.  Cependant  c’est 
à tort  que  Wallerius  rapporte  à sa  variété’ Me  Rochgewacht 
des  Hongrois , qui  n’est  pas  pulvérulente , et  qui  est  de  l’ar- 
gent vitreux  aigre. 


t 
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II  prend  un  éc/a£  métallique  par  la  raclure.  i/axcib*  nom, 
*11  est  un  peu  tachant  ; 1 — doux  / — facile  à 
casser  ; — pesant.  -f 

Caractères  chimiques. 

Lorsqu’on  traite  l’argent  noir  au  chalumeau , 
il  se  fond  facilement  en  une  masse  scoriacée,  qui 
en  continuant  le  feu  se  volatilise  en  partie,  et  l’on 
obtient  un  globule  d’argent  métallique. 


Gissement  et  localités. 

L’argent  noir  se  trouve  en  Saxe  ( Freyberg  , 
Oberschœna  , » Johanngeorgenstadt  , Raschau  , 
Marienberg  ) ; en  France  ( Allemont  ) ; en  Hon- 
grie ( Schemnitz  ). 

Il  se  trouve  communément  avec  l’argent  vi- 
treux , l'argent  muriaté  , quelquefois  l’argent 
natif. 

' REMARQUES.  ^ 


Çette  mine  d’argent  n’a  pas  encore  été  analysée 
exactement  ; cependant  il  est  très-probable  qu’elle  est 
le  re'sultat  de  la  décomposition  de  l’argent  vitreux , ou 
peut-être  de  l’argent  muriaté-  dont  elle  est  toujours  ac- 
compagnée. » t 

Les  minéralogistes  français  ont , pour  la  plupart , dé- 
signé par jp-gent  noir  l’argent  vitreux  aigre,  en  y com- 
prenant néanmoins  celui  dont  il  s’agit  ici.  C’est  aussi  à 
l’argent  vitreux  aigre  que  se  rapportent  la  plupart  des 
variétés  du  Minera  argenti  nigra  de  Wallerius  , comme  il 
a été  indiqué  ci-dessus . n ... 


\ 
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l’akgini  hoir.  Les  mineurs  de  Freyberg  ont  donne'  le  nom  de  tieger 
erz  , ou  mine  ligre'e  ou  tachetée  , à du  spath  pesant , M- 
melleux  , dans  lequel  l’argent  noir  est  disséminé  j mais 
ce  nom  a été  aussi  donné  à d autres  substances  tres- 
différentes. 

On  a désigné  quelquefois  l’argent  noir  sous  le  nom 
de  silber  mulm  , argent  terreux. 


SEPTIEME  ESPECE. 

SILBERGLASERZ.  — L’ARGENT  VITREUX. 

ARGENTVM  MIEERALISATUM  RITIDUM. 

Glaserz  * Emm.  T.  i , p.  175.  — ld.  Wid.  p.  696.  — 
M.  L.  p.  570.  — W.  P-  T.  1 , p.  55.  — Glanzerz , Lenz  , 
T.  2;,  p.  102.  — Minera  argent*  vitrea  , Wall.  T.  2 , 
p.  029.  — Su/Jurated  silverore , Kirw.  T.  2 , p.  1 15.  — 
Mine  d'argent  vitreuse , R.  D.  L.  T.  5 , p.  44°*  — Argent 
v^feux  , D.  B.  T.  2 , p.  424.  ld.  Lam.  T.  1 , p.  120. 
— Argent  sulfuré  , Haiiy. 

Caractères  extérieurs. 

v j • ■ > . ; 

Sa  couleur  est  un  gris  de  plomb  foncé , pas- 
sant au  gris  d’acier  ou  au  gris  noirâtre  ; souvent 
il  noircit  tout-à-Jfait  à l’air , ou  prend  des  cou- 
leurs superficielles  bigarécs , oojnine  Y acier  trempé. 

On  le  trouve  communément , ou  en  masse , 
ou  disséminé,  ou  superficiel,  quelquefois  denti- 
f orme , filiforme , capillaire , dèrïdriticpie  ou  tricoté. 
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vit»e»x. 

preintes  cubiques  ou  pyramidales  , ou  enfin  cm- 

tallisé.  1 • -, 

• ; J 

Ses  formes  sont  : 

a.  Le  cube , ou  parfait  ou  tronqué  sur  ses  an- 
gles, ou  tronqué  sur  ses  bords. 

b.  La  pyramide  à 4 faces , double  ( l’octxièdre  ), 
ou  parfaite  ou  tronquée  sur  ses  angles  ; ee  qui 
forme  le  passage  au  cube. 

c.  La  pyramide  à 5 faces , double , très-applatie , 
les  bords  de  l’une  correspondons  aux  faces  dé 
l’autre  (*).  . 

d.  Le  prisme  à 4 faces,  rectangulaire  , terminé 
par  un  pointetnent  à 4 faces . 

e.  Le  prisme  à 6 faces , équiangle , terminé  aux 
deux  extrémités  par  Unpointemenl  à 3 faces , Corres- 
pondant alternativement  à trois  des  bords  latéraux. 

( Les  trois  bords  qui  supportent  les  faces  d’un  des 
pointemens , ne  supportent  pas  celles  de  l’autre.  ) 

— Tous  les  bords  latéraux  sont  quelquefois  fai- 
blement tronqués  (**). 

f.  Le  prisme  d 6 faces,  large  et  applati,  terminé 

('*‘)  Cette  forme  est  rapportée  par  Emmerling.  (??) 

(**)  Cette  forme  et  la  pre'ce'dente  sont  le  de'docaèdre 
rbomboidal  du  grenat.  ( Voyez  T.  i , p.  ig4  > forme  a.  ) 

M.  Estner  indique  aussi , sous  le  n*.  8 , des  cristaux  d’ar- 
gent vitreux  à 24  far®*  trape'noidales  , comme  la  forme  e 
du  grenat. 
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ï.’AnoiNT par  un  biseau , et  ayant  les  angles  sur  les  bords 

Timxux. 

latéraux  aigus  , tronqués . 

g.  Le  même  prisme  terminé  par  un  pointement 
à 4 faces.  (?) 

h. .  Le  prisme  à 8 faces T court , terminé  par  un 
pointement . 

Les  cristaux  sont  communément  petits  et  trèf- 
petits , grouppés  ensemble  par  rangs  ou  en  bou- 
tons} ou  comme  les  marches  d’un  escalier.  Les 
cubes  et  les  octaèdres  sont  les  plus  communs.  Les 
cubes  sont  quelquefois  creux. 

La  surface  des  cristaux  est  ordinairement  lisse  , 
quelquefois  inégale,  rude  ou  drusique. 

A l’extérieur,  l’argent  vitreux  varie  de  Y écla- 
tant au  peu  brillant. 

A l’intérieur , il  est  toujours  éclatant  f c’est 
> Y éclat  métallique. 

Sa  cassure  est  tantôt  conehoïde , tantôt  inégale  > 
à petits  grains  ; elle  passe  aussi  quelquefois  à la 
cassure  lamelleuse  ou  à la  cassure  unie. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés  , à bords  obtus. 

Il  prend  de  Y éclat  par  la  raclure. 

Il  est  tendre  j — plus  ou  moins  ductile  ( il  se 
laisse  couper  art  couteau  ) ; - — flexible  sans  être 
élastique  ; — extrêmement  pesant. 

Pts.  spéc.  Gfixert  , 7,ai  5.  Bmssoh  , 6,90g. 

Caractères  chimiques. 

L’argent  vitreux , traité  au  chalumeau , perd  peu 


Digitized  by  Google 


OENRE  ARGENT.  l37 

à peu  le  soufre  qu’il  contient , et  l’argent  se  ré- 
duit  à l’état  métallique.  Si  on  le  chauffe  à une  cha- 
leur douce  dans  un  fourneau,  le  soufre  se  dis- 
sipe sans  fusion , et  l’argent  paraît  à l’état  métal- 
lique sous  forme  dendritique  et  capillaire  , comme 
l’argent  natif. 

_ • Parties  constituantes . 

D’après  Bergman.  D’après  Klaproth, 

( Tom.  1 , p.  162.  ) 

Argent y5  85 

Soufre  v...  2.)  10 

. . . t t *a 

100  100 

Gissement  et  localités. 

L’argent  vitreux  se  trouve  en  Bohême  ( Joachin- 
slhal);  en  Saxe  (Freyberg,  Johanngeorgeustadt , 
Schneeberg  , Annaberg  ) , etc.  ; en  Norwége 
( Konigsberg  );  en  Suabe  ( Wittichen,  Altwolfhch 
dans  le  Furstemberg  );  en  Sibérie  ( Schlangenberg  ) ; 
en  Hongrie  ( Scliemnitz  ). 

11  se  rencontre  dans  des  filons , avec  l’argent 
natif,  l'argent  rouge  j l’argent  muriaté,  le  sprœd- 
glanaerz , la  galène,  le  fer  spatique,  le  cobalt, 
la  blende , etc.  ■ • li  • 

Le  spath  calcaire  , le  spath  pesant  et  Je  spath 
fluor  s’accompagnent  ordinairement.  C’est  une 

il 

des  mines  d’argent  exploitées  les  plu#  communes., 

♦ 
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VtAovrt 
mm. 

L’argent  vitreux  est  très-sujet  à la  décomposition  ; il 
devient  alors  pulve'rulent , et  passe  à l’état  $ argent  noir 
( silber  schwarze  ) , qui  est  l’espèce  pre'ce'dente. 

Cette  mine  d’argent  est  le  Weich  gewachs  des  Hon- 
grois , qu’il  faut  bien  distinguer  du  Rock  gewachs  qui 
est  l’espèce  suivante.  Son  nom  d 'argent  vitreux  est  la 
traduction  de  celui  de  g/aserz , sous  lequel  il  est  connu 
des  mineurs  allemands  , probablement  par  corruption  de 
celui  de  glanzerz , mine  éclatante  , qui  lui  a été  donné 
par  aualogie  avec  ceux  de  bleiglanz  , eisenglanz  , g/ans- 
iobolt , etc.  Cette  étymologie  me  paraît  du  moins  plus 
naturelle  que  celle  qui  fait  dériver  son  nom. d’une  res- 
semblance avec  le  verre  que  cette  mine  ne  présente  en 
aucune  manière. 


HUITIEME  ESPÈCE. 

SPRŒD-GLAZERZ.  — L’ARGENT  VITREUX 

ilGU. 

ARGENTE  M MINERA  LIS  ATUM  NIGRUM. 

Ici.  Ernra.  T.  2 , p.  ]8o.  — Wid.  p.  19g.  — Lena  , 
T.  2 , p.  io5.  — W.  P.  T.  t , p.  4>»  — M.  L.  p.  375. 
— Minera  argenti  nigra  , Wall.  T.  a , p.  335.  — Mine 
chargent  noire  , R.  D.  L.  T.  3 , p.  467  . — Argent Jragile, 
D.  B.  T.  2,  429.  — Argent  noir , Lam.  T.  1 , p»  147. 
Id.  Haiiy. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  le  noir  de  fer , qui  souvent  passe 
au  gris  d’acier  en  au  gris  dé  plomb • 

# 


- r"- 
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On  le  trouve  ou  en  masse,  ou  disséminé , ou 
superficiel,  ou  cristallisé. 

Ses.  formes  sont  : 

a.  Le  prisme  à 6 faces,  équiangle , parfait,  ayant 
les  faces  terminales , tantôt  plates,  tantôt  concaves 
ou  convexes. , 

b . Le  même  prisme  tronqué  sur  ses  bords  termi- 


l’AKGSBT 
VIÎ1USUX  A.IGKK. 


naux. 

c.  Le  même  prisme  portant  un  pointement  à 6 
faces , placées  sur  les  faces  latérales , do  fit  le  som- 
met est  tronqué  (*). 

d.  La  table  à 6 faces,  équiangle,  parfaite  (**). 

e.  Le  rhomboïde  très-applati. 

(Ils  sont  très-petits.  Emmerling  ajoute  encore 
une  pyramide  à 5 faces,  simple,  très-petite.  (??)  , 

Ces  cristaux  sont  rarement  d’une  grosseur 
moyenne,  plus  souvent  petits  ou  très-petits,  di- 
versement grouppés , souvent  sous  des  formes  cel- 
lulaires. 

La  surface  des  cristaux  est  tantôt  lisse,  tantôt 

**  s . ' 

drusique  ; les  prismes  sont  striés  en  longueur. 

A l’extérieur,  le  sprœdglaserz  est  cclptant  ou 
très-éclatani.  — A l’intérieur,  il  est  éclatant  ou 
quelquefois  peu  éclatant. 


(*)  C’est  la  forme  b , dont  les  troncatures  sont  très-fortes. 
(**)  Lorsque  les  deux  faces  late’rales  sont  convexes , elle 
prend  la  forme  lenticulaire. 
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‘ C’est  nn  éeZa<  métallique. 

Sa  cassure  est  le  plus  souvent  conchoïde , à petites 
cavités,  quelquefois  inégale , à petits  grains. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés  , à bords  peu  aigus. 
Il  est  tendre  ; — aigre  ; — très-pesant. 

PeS.  Spéc.  7,208.  GELLERT. 

Caractères  chimiques. 

Si  on  traite  au  chalumeau  sur  un  charbon  l’ar- 
gent vitreux  aigre,  il  se  fond  quoiqu’avec  peine  ; 
le  soufre,  l’antimoine  et  l’arsenic  se  volatilisent 
en  partie.  Il  resté  un  grain  d’argent  métallique 

peu  ductile,  accompagné  d’une  scorie  brune. 

» 

Parties  constituantes. 

Klaproth  a analysé  le  sprœdglaserz  de  la  mine 
de  Hofnung-Gotles,  sur  le  grand  Voigtsberg  près 
de  Freyberg.  Il  y a trouvé,  ; 

Argent 66. 5o 

Soufre 12 

Antimoine 10 

Fei; 5 > T.  X,  p.  166. 

Cùivreetarsenic. . . . o.5o 

Substances  terreuses.  1 * 

95 

Il  paraît  que  le  même  chimiste  a analysé  une 
autre  variété  de  sprœdglaserz,  sous  le  nom  de 
W eissgultigerz  : son  résultat  sera  rapporté  à la  suite 
de  cette  espèc#. 
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Cette  mine  d’argent  est  exploitée  en  plusieurs 
«ndroits.  Elle  est  extrêmement  riche. 

Gissement  et  localités.  . . -,  « 

. I 

On  trouve  du  sprœdglaserz  en  Bohème  ( Joachim- 
«thaï  );  en  Saxe  ( Freyberg,  Schneeberg,  Johann- 
georgensladt,  Annaberg  ) ; au  Hartz  ( Andreas- 
berg  ) ; en  Suabe  ( Alt  wolfach  ) ; en  Sibérie  ( Schlan- 
genberg);  en  Hongrie  ( Schemnitz  et  Kremnitz  ) ; 
en  Transilvanie , etc. 

Il  est  accompagné  ordinairement  d’argent  rouge, 
d’argent  nitreux,  d'argent  natif,  de  pyrites,  de 
blende,  de  fer  spathique,  de  cobalt,  de  quartz, 
de  spath  fluor  et  de  spath  calcaire.  C’èst  en  Saxe  et 
en  Hongrie  qu’il  est  le  plus  commun  ; néanmoins 
il  est  toujours  plus  rare  que  l’argent  vitreux. 

REMARQUES. 

On  a vu , par  la  synonymie  , que  beaucoup  de  miné- 
ralogistes  ont  décrit  cette  espèce  sous  le  nom  d 'argent 
noir  ; cependant  il  parait  qu’ils  n’orit  tous  entendu  dé- 
signer sous  ce  nom  que  le  sprœdglaserz  non  cristallisé , 
lequel  a beaucoup  de  rapport  avec  le  silberschwarze  ou 
argent  noir  de  Werner , qu’ils  ont  aussi  compris  sous  la 
même  dénomination  ( Voyez  ci-dessus  , p.  ) , et  que 
le  sprœdglaserz  cristallisé  aura  été  réuni  par  eux  à l’ar- 
gent vitreux  ou  plutôt  à l’argent  rouge. 

En  effet , si  on  compare  l’analyse  donnée  ci-dessus 


Usage. 
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i.’auoiikt  du  sprœdclascrz  , avec  celle  que  l’on  trouvera  ci-après 

▼iTRstrxAionE.  , * , , i . , .. 

de  1 argent  rouge  , toutes  deux  de  Klaproth  , on  doit 
remarquer  que  l’une  et  l’autre  pre'sentent  sensiblemeut 
les  mêmes  proportions  d’argent  , de  soufre  et  d’anti- 
moine , et  que  s’il  y a quelques  parties  constituantes 
qui  ne  sont  pas  communes  à Parte  et  à l’autre  , elles  ne 
■ • vont  pas  au-delà  de  8 centièmes  : d’ailleurs  , la  cris- 

tallisation du  sprœdglaserz  ressemble  beaucoup  à celle 
de  l’argent  rouge.  Je  soupçonne  donc  que  l’espèce 
sprœdglasérs  ou  argent  vitreux  aigre  dé  Werner  com- 
prend peut-etrè  deux  substances  , dont  l’une  , qui  est  ter- 
reuse , a beaucoup  de  rapport  avec  l’argent  noir  , et  est 
le  rc'sultat  de  la  décomposition  de  l’argent  vitreux  ; et 
l’autre  , qui  est  cristallise'e  , est  de  l’argent  rouge  mé- 
langé naturellement  ou  décomposé. 

Tous  lés  auteurs  allemands  rapportent  à cette  espèce 
le  Hoch  gewàchs  des  Hongrois  , ainsi  que  leur  Schwarz 
guldenerz . ' 

Le  nigrilfo  des  Espagnols-  est  tantôt  une  variété'  d’ar- 
gent vitreux  aigre , tantôt  un  sabler?  décomposé. 

• 

l 

. . \.  v.‘  „ 
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NEUVIÈME  ESPECE. 

HOTHGILTIGERZ  ou  ROTHGU LTT GERZ. 

MINE  ROUGE  RICHE  OU  L* ARGENT  ROUGE. 

ARCBNTUtt  MINERAZISATVM  RUBRUM. 

Id.  Emm.  T.  3 ■>  p.  i85.  W.  p.  703.  — Lenz  , T.  2, 
p.  .108.  — Minera  argenli  rubra  , Wall.  T.  2 , p.  353.  — 
Red  situer  ore  , Kirw.  T.  a , p.  122.  — - Mine  d'argent 
rouge  , R.  D.  L.  T.  3 , p.  447-  — hgent  rouge , D.  B. 
T.  2 , p.  452*  — Id-  Lan».  T.  1 , p.  ia3.  — Argent  an- 
timonié  sulfuré , Ilaüy. 

Werner  partage  cette  espèce  en  dçux  sous-espèces", 
ainsi  qu’on  va  le  voir, 


I«.  SOUS-ESPÈCE. 


bvnki.es  rotmgilticerz.  — l’argent  rouge  foncé. 


Argentum  mineralisatum  rubru/ÿi  obscurum . 


Id.  Emm.  T.  a , p.  1 85.  — Wid.  p.  703.  — Lena  , 
T.  2 , p.  108.  — W.  P.  T.  1 , p.  45.  — M.  L.  p.  37g. 
— Estn.  T.  3 , p.  410. 


Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  tient  le  milieu  entre  le  rouge  de. 
cochenille  et  le  gris  de  plomb , et  passe  tantôt  à 
l’un,  tantôt  à l’autre,  et  même  quelquefois  jus- 
qu’au noir  de  fer. 

On  le  trouve  ou  en  masse , ou  disséminé , ou 


\ 
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““  superficiel , ou  en  dendrites , ou  enfin  très-souvent 

cristallisé. 

Ses  formes  sont  s 

a.  Le  prisme  à 6 faces , ëquiangle , parfait. 

b.  Le  même  prisme  portant  un  pointement  à 5 
faces , placées  sur  trois  des  bords  latéraux  en  alter- 
nant. 

c.  Le  même  prisme , ayant  ses  bords  terminaux 
tronqués. 

d.  Le  même  prisme , portant  un  pointement  obtus 

à 6 faces  placées  sur  les  faces  latérales  : le  som~ 
met  et  les  bords  latéraux  du  pointement  sont  quelque - 
fois  tronqués.  • ’ 

e.  Le  cristal  d,  dans  lequel  le  sommet  du  poin- 
tement porte  un  second  poinïèment  à 5 faces , qui 
correspondent  à 3 bords  latéraux  du  prisme , comme 
dans  le  cristal  b. 

f:  Le  cris^l  d , avec  cette  différence  que  les 
bords  latéraux  au  prisme  sont  remplacés  par  un 
biseau  (*). 

Ces  cristaux  sont  communément  petits  ou  de 
moyenne  grandeur , rarement  très-petits ; ils  sont 
grouppés  diversement  les  uns  sur  les  autres. 

(*)  Ou  cite  aussi  des  prismes  applatis , des  prismes  creux , 
des  cristaux  capillaires  , qui  ne  sont  que  des  sous-varie’tés 
ou  des  formes  mal  de'terminées.  Emmerling  indique  aussi 
comme  très-rare  un  cristal  en  prisme  à üfaces , terminé  par 
une  pyramide  à 8 faces  placées  sur  celles  du  prisme.  (??) 

Leur 
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G E N K E ARGENT. 

Leur  surface  est  le  plus  souvent , lisse  , rare- L 
ment  striée , communément  très-éclatante. 

A l'intérieur , l’argent  rotigc  foncé  est  com- 
munément peu  éclatant,  souvent  aussi  il  n’est  que 
brillant,  très- rarement  éclatant. 

C’est  un  éclat  qui  tient  de  celui  du  diamant , et 
passe  néanmoins  souvent  à l 'éclat  demi-métallique , 
et  même  à l'éclat  métallique. 

Sa  cassure  est  corihnunément  inégale,  tantôt 
à gros  grains , tantôt  à petits  grains  , et  quelquefois 
passe  à la  cassure  conchoide  imparfaite  ; quelquefois 
. elle  paraît  unie  ou  lamelleuse  indéterminée. 

Les  fragmens  sont  indéterminés , à bords  asses 
obtus. 

L’argent  rouge,  dont  la  cassure  paraît  lamel- 
îeuse , se  présente  en  pièces  séparées  , grenues  , à 
gros  grains.  % 

Les  cristaux  sont  quelquefois  translucides.  L’ar- 
gent rouge  foncé,  en  masse,  est  communément 
opaque  ou  rarement  translucide  sur  les  bords. 

il  prend  un  peu  d'éclat  par  la  raclure , et 
donne  une  poussière  d’un  rouge  cochenille  foncé 
ou  rouge  cramoisi. 

Il  est  tendre  ; — doux , passant  à V aigre  ; — 
facile  à casser  ; — pesant. 

Pes.  spéc.  5,6o8  à 5,684-  Gellert. 

Minéral,  élém.  Tom.  II.  K 
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• Caractères  chimiques. 

L’argent  rouge,  traité  au  chalumeau  sur  u». 
charbon,  pétille  et  éclate  avant  de -rougir;  il  fond 
ensuite  avec  un  peu  de  boursouflement:  une  parti* 
se  volatilise,  et  se  sublime  en  une  poussière  d’un 
blanc  jaunâtre  sur  le  charbon.  L 011  obtient  enfin 
un  bouton  d’argent  métallique. 

Parties  constipantes. 

Klaproth  n’a  analysé  que  la  seconde  sous-espèce. 
Celle-ci  lui  a paru  avoir  à peu  près  les  mêmes  prin- 
cipes; il  pense  que  l’arsenic  que  Bergman  a cru  y 
avoir  trouvé,  était  de  l’antimoine.  ( Voyez  la  sous- 
espèce  suivante.  ) 

Gissement  et  localités. 

On  trouve  l’argent  rouge  foncé  au  Hartz  ( An- 
dreasberg  ) ; en  Saxe  f Freyberg,  Grosswoigtsberg , 
Braunsdorf  );  en  France  ( Allemont  );  en  Norwégo, 
( Konisberg);  en  Souabe  ( Wiltichen,  Allwolfach  ); 
en  Hongrie  ( Schemnitz , Kremnilz  ). 

Il  est  plus  riche  en  argent  que  la  sous-espèc* 
suivante;  il  est  accompagné  le  plus  souvent  du. 
eprœdglaserz , du  weissgiltigerz , de  mines  de  co- 
balt , de  pyrites , de  spath  calcaire  , de  quartz , 
quelquefois  il  se  trouve  avec  l’argent  vitreux , la 
blende,  la  galène,  le  spath  pesant,  la  zéolite,  etc* 

Il  y a des  passages  de  cette  sous-espèce  à la 
suivante,  et  quelquefois  au  sprœdglaserz , qui  a 


146 
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en  effet  beaucoup  de  rapports  avec  l’argent  rouge.  L’-*-nn*ST 

___  KUUCSi 

( Voyez  la  remarque  ci-dessus,  p.  i4i.  ) 

w <K 

II*.  SOÜS-ESPECE. 

ZICHTES  ROT  BG  U LT  ICE  RZ.  L’ARGENT  ROUGE  CLAIR. 

Argentum  minerolisalum  lucidum. 

• / 

Id.  Emm.  T.  2,  p.  190. — Wid.  p.  706.  — Lenz, 

.p.  ni.  — VV.  P.  T.  1 , p.  52.  — M.  L.  p.  38i.  — Estn. 

T.  5 , p.  426. 

Caractères  extérieurs. 

S^A  couleur  tient  le  milieu  entre  le  rouge  de  sang 
et  le  rouge  de  cochenille  très- vif;  rarement  il 
passe  au  rouge  aurore  ou  aux  couleurs  de  la  sous- 
espèce  précédente.  Il  est  quelquefois  bleuâtre  à sa 
surface. 

On  le  trouve  ou  en  masse , ou  disséminé  ou 
superficiel,  rarement  uniforme,  et  très- souvent 
cristallisé. 

Ses  formes  sont: 

a.  Les  cristaux  a,  b , e de  la  sous-espèce  pré- 
cédente. ' 

b . La  pyramide  à 6 faces , simple , parfaite. 

c.  La  pyramide  à 6 faces , aiguë,  ayant  alter- 
nativement un  angle  latéral  aigu,  et  un  obtus  ; le 
sommet  est  remplacé  par  un  pointement  à 3 faces  , 
placées  sur  les  bords  obtus  de  la  pyramide. 

d.  La  même  pyramide  à 6 faces  , dont  le  som 

Ka 
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;;ie/  est  remplacé  par  un  pointement  à 6 faces  , pla- 
cées sur  les  faces  latérales. 

e.  De  petits  cristaux  minces  en  forme  d’ aiguilles  , 
réunis  en  faisceaux  ou  tricotés. 

Ces  cristaux  sont  rarement  d’une  moyenne  gros- 
seur, plus  sourent  petits  ou  très-petits , grouppès 
ensemble  assez  confusément. 

Leur  surfaoe  est  tantôt  lisse , tantôt  drusique. 

Les  prismes  sont  striés  en  longueur,  et  les  pyra- 
mides au  contraire  en  travers  et  obliquement. 

A l’extérieur,  les  cristaux  sont  très-éclatans.  ou 
tout  au  moins  èclatans.  * 

A l'intérieur , l’argent  rouge  clair  varie  de 
l 'éclatant  au  peu  éclatant. 

C’est  un  éclat  de  diamant  qui  passe  au  demi- 
métallique. 

Sa  cassure  est  tantôt  conchoïde , tantôt  inégale  t 
à petits  grains;  rarement  plus  ou  moins  parfaite- 
ment lamelleuse. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés,  à bords  assez 
obtus. 

Les  cristaux  sont  tantôt  demi-diaphanes,  tantôt 
diaphanes;  mais  l’argent  rouge  clair  en  masse  est 
tout  au  plus  translucide , le  plus  souvent  opaque. 

Il  donne  une  raclure  d’un  rouge  aurore. 

Il  est  tendre,  passant  au  très-tendre;  — doux  $ 
— facile  à casser  ; — pesant. 

Pts.  spéc.  5,443 , Gellert.  5,5ÿ2  , Vauqueli*. 

m 
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Caraclciçs  chimiques. 

Traité  au  chalumeau,  sur  un  support  de  char- 
bon, il  se  fond,  noircit,  et  brûle  avec  une  flamme 
bleue  comme  le  soufre,  en  répandant  une  fumée  * 
blanche , qui  a une  odeur  d’ail  faible  5 enfin  il  laisse 
un  bouton  d’argent  presque  pur.  ( Vauquelin.  ) 

Parties  constituantes. 

D’après  Klafhoth  , D’apres  Vauquelix  , 

T.  1 , p.  i55.  ) ( J.  d.  H.  n°.  18 , p.  1. ) 

Argent...  60  à Ga  " Argent...  5G.6y  à 54.27 

Antimoine  20. 3o  à i8.5o  Antimoine  16. 1 5 à 16. 1 3 

Soufre...  11.70  à 11  Soufre...  15.07  à 17.75 

Acide  suif.  8 à 8.5o  Oxigène..  12.  i3  à n.85 

loo  100  100  100 

Bergman  et  Sage  avaient  cru  autrefois  qu’il 
contenait  de  l’arsenic  ; ils  avaient  été  trompés  par 
l'odeur  d’ail  que  l’argent  ronge  dégage  lorsqu’on 
le  chauffe , propriété  que  l’on  croyait  autrefois 
n’appartenir  qu’à  l’arsenic  exclusivement,  et  quo 
l’on  a reconnu  depuis  dans  l’antimoine. 

Gissement  et  localités. 

On  trouve  l’argent  rouge  clair  en  Bohèm» 

( Joachimsllial  );  en  Saxe  ( Johanngeorgenstadt  > 
Mariepberg,  Annaberg,  Schneeberg,  Freyberg); 
en  France  ( Sainte-Marie-aux-Mines  ) ; au  Hartz 
( AndrJÉberg);  en  Souabe  ( Allwolfach,  Wit- 


i4g 
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tiehen ) ; en  Espagne  ( Gu^lalcanal  );  en  Hongrie 

(Schemnitz),  etc. 

II  est  presque  toujours  accompagné  d’arsenic 
• * natif,  de  réalgar,  d’argent  vitreux,  de  galène,  de 

i spath  calcaire,  de  spath  pesant,  de  quartz,  sou- 

vent aussi  d’argent  natif,  de  cobalt,  de  fer  spathi- 
que  , de  sprœdglaserz  , de  fàhlerz  , de  kupfer- 
nikkel,  de  spath  fluor,  etc. 


DIXIEME  ESPECE. 

WEISSGÜLTIGERZ.  — LA  MINE  BLANCHE 

RICHE  OU  LE  WEISSGÜLTIGERZ. 

ARGENTUM  MINERALISATUM  ALBUM. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  ig5.  — Wid.  p.  Lenz  j 

T.  2,  p.  1 15.  _ W.  P.  T.  1 , p.  58.  — M.  L.  p.  585. 
— Estn.  T.  3 , p.  44^-  — Minera  argenti  aiba  , Wall. 
T.  2,p.  335.  (?)  ^ 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  gris  de  plomb  très-clair , pas- 
sant quelquefois  un  peu  au  gris  d acier. 

On  ne  l’a  encore  trouvé  qu’en  masse  et  dissé- 
miné. 

A l’intérieur,  il  est  très-brillant,  rarement  un 
peu  éclatant  ; — d’un  éclat  métallique. 

Sa  cassure  est  communément  unie , rarement 
inégale , à grains  fins.  Dans  ce  dernierxas  elle  a 
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plus  d’ éclat , et  passe  au  sprœdglaserz  ; dans  le  pre-lE'vr 
mier  elle  paraît  presque  fibreuse,  et  passe  au  fé- 
déré rz. 

Ses  frajraens  sont  indéterminés , à bords  peu 
migus. 

Il  est  tendre , passant  au  très-tendre. 

Il  prend  un  peu  d 'éclat  par  la  raclure. 

11  est  doux  ; — peu  difficile  à casser  ; —pesant. 

Pes.  spéc.  5,52a  j d’après  Gellert. 

R E M A R QU  BS. 

Differentes  substances  mine'rales  ont  été  donne’es  son» 
le  nom  de  TVeissgïïltigerz  ou  Weissguldeuerz.  Le  ve'ri table 
weissgültigerz  de  M.  Werner  n’a  encore  été  trouve' 
qu’en  Saxe  , dans  la  mine  d.’Himmelfurst  , auprès  de 
Freyberg  ; il  y est  accompagne’  principalement  de  galène 
et  de  quartz  : l’argent  rouge  , l’argent  vitreux  aigre  , la 
blende  y sont  aussi  quelquefois  mélangés.  On  l’exploite 
pour  en  retirer  l’argent.  U parait  qu’il  est  composé 
d’argent , d’antimoine  et  de  soufre  ; mais  on  n’en  a pas 
encore  fait  d’analyse  exaçte  (*).  Si  ou  le  traite  au  cha- 
lumeau , sur  un  charbon  , on  voit  l’antimoine  et  le  soufre 
se  volatiser , et  se  de'poser  en  partie  sur  le  charbon  : il 
reste  à la  fin  un  globule  d’argent  métallique. 


(*)  Klaproth  a cependant  analysé  trois  substances  qu’il 
regardait  comme  des  weissgültigerz.  L’une  provenait  de 
Schemnitz  en  Hongrie  : il  en  a fait  une  espèce  particulière, 
qui  est  la  suivante  : son  analyse  y sera  rapportée.  Quant  . 
aux  deux  autres , qui  provenaient  de  Frcyberg , il  parait 
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u-tomo»-.  Le  weissgiiltigerz  du  Hartz  est  un  fahlèrz  ou  quel- 
3ja*RÏ.  ” . , • 

quefois  l’argent  arsenical.-  ^ 

En  Hongrie  on  Bonne  ce  nom  , tantôt  à un  falilere 
. riche  en  argent  , tantôt  à un  sprœdglaserz  , tantôt  au 
graugültigerz  qui  forme  l'espèce  suivante  j ailleurs  ce 
sont  des  galènes  riches  en  argent  , . . . etc. 

qu’on  a reconnu  que  c’était  des  variétés  du  sprœdglaserz» 
Voici  les  résultats  qu’il  a obtenus. 


Argent. . . 
Plomb  . .. 
Antimoine 
Fer.. .... 

Soufre . . . 
Alumine. . 
Silice .... 


..  20.4  0 ..." 

...  9.25  \ 

..  48-06  ... 

...»  41  I 

. . 7.88  . . . 

...  21. 5o  1 

. . 2 . 26  • • 

... . 1 .75  f 

I Ô 0,3  m m m 

...  22  r 

# m 1 Z • • • • 

7 

...  1 1 

n o*»  * ... 

0.75  1 

1 

08.  ou 

07.25  / 

et  175 


*7* 


En  comparant  en  effet  ces  analyses  avec  celle  rapportée- 
ci-dessus  du  sprœdglaserz  , on  trouve  entr’elles  beaucoup 
d’analogie  , à l’exception  néanmoins  du  plomb  qui  se  trouve 
contenu  dans  ces  deux  dernières  mais  qui  probablement 
est  dût  à quelque  mélange. 
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XIe.  ET  XIIe.  ESPECES. 

GRAVGUZTIGERZ. 

L1  MI  N £ GRISE  RICHE  OU  LE  G R A U G U L T IGE  R I ; 

ET 

SCUWARZGVLT1GERZ.  • 

LÀ  MINE  NOIR.E  RICHE  OU  LE  SCnWARZGULTIGERZ. 

De  toutes  les  espèces  qui  sont  rangc'es  sous  le  genr# 
Argent  dans  le  Tableau  de  classification  , p.  \l£> , il  ne 
reste  plus  à de’crire  que  celle-ci. 

Le  Graugültigerz  est  nouvellement  introduit  dans  fa 
minéralogie.  M.  Rlaproth  ayant  analyse’  une  mine  d’ar- 
gent envoye’e  de  Kremnitz  en  Hongrie  , sous  le  nom  de 
TV e issgülligerz  ou  TVetssgüldenerz  , obtint  un  résultat 
assez  diffèrent  des  autres  mines  d’argent , pour  proposer 
d’en  faire  une  espèce  sous  le  nom  de  Graugülligerz.  II 
est  question  de  ce  graugültigerz  dans  le  Vocabulaire  de 
Reuss  , et  dans  le  troisième  volume  de  la  Minéralogie  de 
Estner  , qui  en  donne  la  description  ( p.  44 G )•  Emmer- 
ling  n’en  fait  aucune  mention. 

Quant  au  Schwarzgültigerz  , je  suis  très-porte’  à croire 
que  M.  Reuss  aura  fait  ici  un  double  emploi  , m’e'tant 
assuré  , d’après  quelques  renseignemens  ; que  le  schwarz- 
gültigerz  n’est  qu’une  variété  du  graugültigerz  , dont  la 
couleur  passe  au  noir  j je  n’en  eonnais  d’ailleurs  aucune 
description. 

11  reste  donc  à donner  celle  du  graugültigerz  ; mais 
je  ne  ptBs  me  décider  à rapporter  ici  celle  de  M.  Estner, 
attendu  qu’il  est  évident  qu’il  décrit  sons  ce  nom  ua 
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ù r.TUtioPL-  véritable  Fahlerz  argentifère  : tous  les  caractères  se  rap- 

TlüfiKZ.  , 

portent  parfaitement , et  surtout  la  cristallisation  , qui 
est  le  plus  essentiel.  Les  formes  qu’il  indique  , sont  de* 
pyramides  à 5 faces  , ou  des  tétraèdres  réguliers  diver- 
sement modifiés  par  des  troncatures  et  des  biseaux  sur 
les  angles  et  sur  les  bords  ; .....  en  un  mot , toute  la 
description  ne  peut  convenir  qu’à  une  sous-espèce  de 
fahlerz.  ( Voyez  cette  espèce  ci-après  , dans  le  genre 
cuivre.  ) 

Et  en  effet , il  serait  très-possible  que  le  graugiiltigere 
de  Klaproth  ne  fût  pas  autre  chose  j et  on  pourra  en 
juger  par  la  comparaison  de  son  analyse  avec  celle  qu’il 
a faite  du  fahlerz  d’Andreasberg , dans  laquelle  le  plomb 
pourrait  fort  bien  n’être  qu’un  mélange  accidentel , sur- 
tout si  l’on  considère  qu’il  y a , du  moins  suivant  Estner  , 
conformité  de  cristallisation  entre  l’une  et  l’autre  subs- 
tance. Voici  ces  deux  analyses. 


Graugültigerz  de  Kremnits. 

Fahlerz  d’Andreasberg. 

Cuivre. . . . 

....  3i.36 

Cuivre. 

l6.25 

Argent  . . . 

...  14.77 

Argent. ..... 

2.25 

Fer 

...  3.3o 

Fer 

l5.75 

'Antimoine 

...  54.09 

Antimoine  . . . 

r6 

Soufre. . . . 

...  u.5o 

Soufre. 

10 

•Alumine. . 

...  o.3o 

Silice 

2.5o 

34.50 

4.75 

100 

Perte 

...  4.68 

100 

Perte 

( T.  i , 

p.  180.^ 

(B.  J.  1790,  T.  1 

>P-»77-J 

Je  laisse  aux  chimistes  et  aux  minéralogistes  à dé- 
cider cette  question  , et  je  bornerai  là  tout  cel|ai  con-* 
«crue  le  graugültigerz  et  le  schwarzgdltigerz. 
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Appendice. 


Indépendamment  des  espèces  ci-dessus  , on  trouve 
dans  les  ouvrages  de  plusieurs  minéralogistes  allemands, 
d’autres  espèces  de  mines  d’argent  , qui  ne  sont  point 
Comprises  dans  la  nomenclature  de  Werner. 

|»  LUTTSAURES  S1LRER.  L’ARGENT  CARBONATE. 

Wid.  p.  68g.  — Rirw.  T.  2,p.  112. 

# 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  le  noir  grisâtre , passant^au  noir  de  fer. 

On  le  trouve  ou  en  masse  ou  disséminé. 

11  varie  du  brillant  3.  f éclatant  : c’est  un  éc/a/  métallique. 

Sa  cassure  est  inégale  , à grains  fins  , passant  à la  cas- 
sure terreuse.  0. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  assez  obtus. 

Il  prend  de  X éclat  par  la  raclure. 

Il  est  tendre;  — il  tient  !•  milieu  entr.e  X aigre  et  le 
duujc  j — il  est  très-pesant. 

Caractères  chimiques. 

L’argent  carbonate  , traité  au  chalumeau  , se  re’duit  • 
facilement  j fait  effervescence  avec  les  acides. 

Parties  constituantes. 


Argent 72.50 

Acide  carbonique 12  .(  Suivant 

Çarbonate  d’antimoine  et  un  peu  de  f M.  Selb. 

cuivre  oxide' iS.'So  ’j 


Cette  substance  a été  trouvée  , en  1788  , dans  la 
mine  de  Weneeslas  près  d’Âltwolfach  , darrs  le  Furs- 


* 


/ 


Digitized  by  Google 


*56  MÉ  T AUX. 

tenberg  , en  Souabe  , par  M.  Sclb  , conseiller  des  mines  r 
elle  est  me'lange'e  avec  de  l’argent  natif,  de  l’argent 
vitreux  , du  fahlerz  et  du  spath  pesant  blanc. 

Cette  description  est  extraite  de  la  Minéralogie  de 
Widenmann  , qui  parait  avoir  vu  cette  substance.  U en 
forme  une  espece  , Vinsi  que  Lcnz.  • 

a".  GÆNSEKtBTHIQES  SI  LUE  R-  I.’aRGENT  MEUDE-d’oIE. 

Wid.  p.  713.  — R.  D.  L.  T.  5 , p.  l5o.  — Kirw. 
T.  2 , 'P*  1 2S. 

Cette  mine  d’argent , connue  des  minc'ralogistes  fran- 
çais sohs  le  même  nom  , est  regardée  par  Werner 
comme  un  mAinge  de  cobalt  terreux , de  fleurs  de  co- 
dait , de  kupfernikkel  , d’argent  natif  et  d’argent  noir  , 
et  il  n’a  pas  cru  devoir  en  faire  une  espèce  particulière  : 
on  y trouve  aussi  quelquefois  de  l’argile , de  l’oxide 
de  CcP  et  du  cinnabre.  C’est  sa  couleur  qui  lui  a fait 
donner  son  nom.  Elle  a été'  trouvée  à Allemont  en  Dau- 
phiné , auprès  de  Sckemnj^tz  en  Hongrie  , et  ailleurs. 

3°.  S1LBER6LAN  z. 

Id.  Wid.  p.  715.  — Kirw.  T.  1 , p.  121.. 

On  a désigné  sous  ce  nom  , tantôt  une  galène  très- 
«■iche  en  argent  , tantôt  un  minéral  qui  tient  le  milieu 
entre  la  galène  et  le  sprœdglaserz.  Sa  couleur  est  un  gris 
de  plomb  très-clair.  On  le  trouve  disséminé  et  cristallise 
en  petits  cubes.  Du  reste  , il  ressemble  beaucoup  à Ta 
galène.  M.  Ruprecht  a analysé  , sous  ce  nom  , une  subsi- 
tance  qu’il  a trouvée  composée  d’argent , d’or  , de  plomb 
et  d’un  peu  de  fer.  Gmelin  et  Renovanz  ont  désigné 
par , Si/berglanx , le  cuivre  vitreux  argentifère. 


# 
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4*.  tv ASSIS RUlEI-SILUEll.  — l’argent  MOLYBDIQUE 
DE  DEBORN. 

JL  Wid.  p.  717. 

Deborn  ( Catalogue  de  Raah , T.  ji  , p.  419  ) indique 
cette  substance  comme  contenant  du  molj'bdcne  sul- 
fure' et  ~i  * d’argent  .•  elle  provient  de  Deutsch-Pilsen 
en  Hongrie.  Mais  Klaprotli  , qui  a analysé  un  fragment 
du  même  morceau  décrit  par  Deborn , n’y  a trouvé  que 
du  bismuth  avec  de  soufre. 

5°.  SILBERKIES.  PYRITE  ARGENTIFÈRE. 

Quelques  minéralogistes  en  ont  fait  une  espèce  par- 
ticulière. Ce  n’est  pourtant  autre  chose  qu’une  pyrite 
martiale  ordinaire  , un  peu  mélangée  d’argent  acciden- 
tellement. Il  en  existe  dans  les  mines  de  Schemnitz  et 
de  Kremnitz  en  Hongrie  , qui  donnent  quelquefois  de 
puis  2 jusqu’à  i5  centièmes  d’argent. 

Q°.  ZUNDERERS.  MINE  SEMBLABLE  A DE  l’aMADOU. 

,4  _ 

Id.  Wid.  p.  718.  — Kirw,  T.  a , p.  116. 

Ce  minéral  n’a  été  trouvé  encore  qu’à  KTausthal , au 
Hartz  , principalement  dans  les  mines  dites  de  Dorothée 
et  de  Caroline  : il  est  d’un  rouge  cerise  , passant  au  brun 
rougeâtre.  Il  se  trouve  en  croûte  superficielle  plus  ou 
moins  épaisse  : c’est  un  liège  de  montagne  ( bergkork  ) 
entremêlé  d’argent  jusqu’à  i5  centièmes  environ.  On  lui 
a donné  aussi  le  nom  de  Lumpenerz.  Il  parait  qu’on  a 
aussi  donné  ce  nom  à une  espèce  d’eisenrahm , mélangé 
d’argent  et  de  manganèse.  ( Reuss.  ) 

Il  y a beaucoup  d’autres  substances  qui  contiennent 
de  l’argent , et  très-souvent  en  assez  grande  quantité 
pour  être  exploité  : 011  peut  citer  principalemlnt  la  ga- 
lène , le  fahlerz  , la  blende  , l’antimoine  gris  , etc. 


« 
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LE  GENRE  CUIVRE. 


PREMIÈRE  ESPECE. 

% 

ffEDIEGEN  KUPFER.  — LE  CUIVRE  NATIF. 
fUPRUM  EATIVVM. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  206.  — Wid.  p.  737.  — Leni , 
T.  2,  p.  1 19.  — W.  P.  T.  1 , p.  62.  — M.  L.  p.  588. 
— Estn.  T.  5 , p.  459.  — Cuprum  nativum , Wall.  T.  2 , 
p.  274.  — Native  copper , Kirw.  T.  2 , p.  128.  — Cuivre 
natif , D.  B.  T.  2 , p.  5o3.  — R.  D.  L.  T.  5 , p.  3o5.  — 
Id.  Haüy. 

Caractères  extérieurs . 

Sa  couleur  est  un  rouge  de  cuivre  clair,  qui  le 
plus  souvent  à l’extérieur  est  jaunâtre  09  noirâtre 
ou  verdâtre . 

On  le  trouve  en  masse , ou  disséminé,  ou  super- 
ficiel, ou  en  morceaux  arrondis  ; plus  rarement  en 
grains  ou  en  plaques  , ou  sous  forme  capillaire  , den - • 
dritique , rameuse , uviforme , en  buissons  , ou  enfin 
très-souvent  cristallisé. 

Ses  formes  sont  : 

a.  Un  cube  parfait. 

b.  Un  cube  tronqué  sur  ses  bords  ( ce  qui  forme 
le  passage  au  dodécaèdre  rliomboïdal  ). 

c.  Unvcube  tronqué  sur  ses  angles  ( ce  qui  forme 
le  passage  à l'octaèdre  ). 
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d.  Une  pyramide  à 4 faces , double , un  peu  mcoit*» 

• . RATIF* 

ul-ongée . 

e.  Une  pyramide  à 5 faces , simples,  aigue . 

Les  cristaux  sont  ou  petits  ou  très-petits  ; ils  for- 
ment des  groupes  dendritiques  rameux  ou  uviformes  , 
souvent  très-confus;  ce  qui  rend  la  forme  difficile 
à déterminer. 

L’éclat  extérieur  du  cuivre  natif,  même  dan 
les  cristaux , est  très-accidentel.  11  varie  depuis 
V éclatant  jusqu’au  peu  éclatant.  ' 

A l’intérieur,  il  est  brillant  ou  un  peu  éclatant ; 

#’est  un  éclat  métallique. 

Sa  cassure  est  crochue  ou  hamiforme. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  obtus. 

• Il  prend  beaucoup  d'éclat  par  la  raclure. 

Il  est  tendre  , passant  au  demi-dkr  ; — parfaite* 
ment  ductile  ; — flexible  sans  être  élastique  ; — dif- 
ficile à casser  ; — il  esl.très-froid  au  toucher  ; — 
très-pesant. 

Pes.  sréc.  Cuivre  fondu  7,788,  B ri  s son.  Cuivre 
natif  de  Hongrie  7,728 , Giuebt.  Câpre  natif  d» 

Sibérie  8,5844  > Haut. 

Caractères  chimiques. 

La  propriété  qu’a  l’ammoniaque  de  se  colorer  en 
Weu  lorsqu’on  le  laisse  séjourner  sur  du  cuivre,  est 
un  des  meilleurs  caractères  chimiques  pour  recon- 
naître ce  métal. 
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Usages. 


Le  cuivre  natif  ne  forme  nulle  part  à lui  seul 
Fobjet  d’une  exploitation.  Il  ne  se  trouve  pas  en 
assez  grande  abondance,  et  c’est  de  quelques-unes 
des  espèces  suivantes,  que  l’on  retire  ce  métal,  qui 
est,  après  le  fer,  celui  dont  les  usages  sont  le  plus 
nombreux,  soit  qu’on  l’emploie  pur,  soit  avec 
d'autres  métaux. 

Le  cuivre  pur  est  désigné  communément  sous  1© 
nom  de  Cuivre  rouge , pour  le  distinguer  de  ce  que 
l’on  appelle  Cuivre  jaune , qui  est  un  alliage  de 
cuivre  et  de  zinc,  que  l’on  appelle  aussi  Laiton.  L’un' 
et  l’autre  servent  à la  construction  de  beaucoup 
d’uslensiles  domestiques,  et  on  en  fait  aussi  un 
emploi  continuel  dans  les  manufactures. 

Le  bronze  est'du  cuivre  allié  avec  de  l’étain  : cet 
alliage  est  aigre  et  cassant , et  surtout  très-sonore  i 
■c’est  celui  dont  on  fait  les*  cloches. 

On  emploie  aussi  le  cuivre  dans  les  monnaies, 
soit  pur , soit  comme  alliage  dans  les  pièces  d’or 
et  d’argent,, -pour  leur  donner  plus  de  lenacité. 

Le  verdet  ou  vert-de-gris,  qui  est  si  fort  en 
usage  en  peinture , est  une  combinaison  du  cuivre 
avec  l’acide  acéteux. 


Gissetnent  et  localités. 


Le  cuivre  natif,  sans  être  une  des  mines  de  cui- 

< y *■ 

vre  les  plus  communes,  n’est  pas  une  des  plus  rares. 


On 


.» 
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On  en  a trouvé  en  Sibérie  ( Schlangenberg , etc.  ),  11  cvi\rz 
-dans  les  îiionls  Urals  et  Aîtai,  au  Kan^tsehalka , 
au  Japon,  en  Saxe  ( Freyberg , Annaberg,  Mariem- 
berg,  Grosskamsdorf  ) ; en  Angleterre  ( Wheal- 
sternon , et  Redruth  dans  le  Cornouailles  ) ; en 
France  ( Baigorry  , St.-Bel  ) ; en  Suède  ( Fahlon> 
Norberg,  etc.);  en  Hongrie,  etc.  etc.  Tl  accom- 
pagne les  autres  mines  de  cuivre  dans  les  filons  oïl  • 
elles  se  trouvent,  surtout  la  malachite  et  l’azur  de 
cuivre.  Il  se  trouve  mélangé  assez  souvent  avec  du 
spath  pesant  et  du  spath  fluor. 

A Reïchenbach , 'dans  la  vallée  d’Oberstein , dans 
le  Palalinat,  on  en  a trouvé  sur  de  la  zéolithe. 

• Remarques.  , 

Ce  que  l’on  appelle  cuivre  de  cémentation  , cernent 
iupjer,  est  bien  du  cuivre  pur  ; mais  c’est  un  produit  de 
l’art , qui  ne  doit  point  trouver  sa  place  en  miue'ralogiè. 

On  l’obtient  en  faisant  macérer  des  morceaux  de  fer 
dans  les  eaux  qui  contiennent  du  sulfate  de  cuivre.  , 


Minéral,  élem.  Tome  IL 


L 
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SECONDE  ESPECE. 

KUPFER  GLAS.  — LE  CUIVRE  VITREUX. 

r : ; * : *)  ‘T  { ■ 

CVPRÜM  M I N EU  ALI  S AT  U M NlTIDUM. 

ta.  Einm.  T.  a , ,p<  2&1.  Wid.  p.  .yl/fl-.  ‘g’  Leu* , 
T.  2 , p.  532.  — Estn.  T-  3 , pf  476.,—  Cuprum  vitreum  , 
Wall.  T.  2,  p.  277.  — Vitreous  copperore  , Kinr.  T.  2.  , 
p.  144.  — Mine  de  cuivre  vitreuse  , I).  6.  T.  s , p*  3og. 
— ■ Cuivre  sulfuré , Lam.  T.  1 , p.  190.  ïd.  Haüy. 

M.  \Vcrner  partage  cette  espèce  en  deux  sous- 

. . 

especes. 

I«.  8 O U S -ES  P E G fr 


DICHTES  EU  PF  ERG  Z AS.  —,  LE  C1J1VRB  VITREUX  COMPACTE. 

» * 

Cuprum  minerai isotum  nitidum  densum. 

Jd.  Emm.  T.  2 , p.  223.  — Lenz  , T.  2 , p.  122. 

W.  P.  T.  1 , p.  71.  — M-  L.  p.  3gi. 

....  V f • • 

. } , , Caractères  extérieurs . 

' S A coûtent  est  un  gris  de  plomb  viatr  ou  foncé, 
qui  passe  un  peu  au  noir  de  fer  ou  au  jaunâtre. 

La  cassure  présente  peuvent  des  couleurs  super- 
ficielles d'acier  trempé. 

• On  le  trouve  le  plus  souvent  en  masse  ou  dissé- 
mine’; quelquefois  superficiel,  et  rarement  cris- 
tallisé. (*). 

(*)  Le  citoyen  Haüy  et  plusieurs  autres  mine'ralogistes 
■ne  rapportent  aucune  cristallisation  de  cette  espèce  j et  en 

» . \ •.  ,•  ' r.  1 .■  .y. 
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Les  formes  sont  s 

a.  Le  cube  parfait,  ayant  des  faces  convexes, 

b.  L 'octaèdre  parfait. 

c.  Le  prisme  à 6 faces  ,011  parfait , OU  terminé 
par  un  poîntement  à 5 Jaces , placées  sur  trois  des 
bords  latéraux. 

Les  cristaux  sont  tantôt  petits , tantôt  trcs-petits. 

Leur  surface  est  lisse  et  éclatante. 

A l’intérieur,  le  cuivre  vitreux  compacte  varie 
<3 u très-brillant  à Yéclatan  t.  C’çst  u n éclat  métallique. 

La  cassure  est  ordinairement  vont  hoïde.,. à grandes 
ou  petites  cavités.  Elle  passe  aussi  tantôt  à.la  cassure 
inégale , tantôt  à la  cassure  unie. 

• 


LE  CUIVRt 
Vlttt&VX. 


effet,  les  cristaux  indiqués^  d’après  les  auteurs  allemands  , 
ont  tant  de  conformité  avec  ceux  de  cuivre  joxidc  rouge  , 
qu’on  peut  soupçonner  qu’il  y a eu  ici  un  double  emploi  : 
peut-être  que  , dans  certains  cristaux , le  cuivre  passe  à l’état 
de  cuivre  vitreux , du  moins  à l’extérieur , par  quelque  mé- 
lange de  soufre.  (?)  ^ . < 

M.  Estner  décrit  les  mêmes  cristallisations  du  cuivre 
vitreux,  mais  il  les  rapporte  à la  seconde  sous-espèce;  «ton 
effet , il  semblerait  que  le  nom  de  compacte  donné  à la  pre- 
mière , exclut  l’idée  d’une  cristallisation , tandis  que  l’épi- 
thète lamelteucc  semble  l’annoncer  dans  la  seconde  : c’est  là 
probablement  ce  qui  l’aura  induit  en  erreur  ; car  tous  des 
minéralogistes  qui  ont  suivi  la  méthode  de  Werner  . s’ac- 
cordent à . rapporter  les  cristaux  de  cuivre  vitreux  à la  pre- 
mière sous-espèce.  On  peut  voir  à cet  égard  les  citation» 
indiquées  ci-dessus. 

L a 
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*■*  CH,VRE  Les  fraemeiia  sont  indéterminés  . à bords  peu 
aigus. 

’ Il  prend  de  Yéclat  par  la  raclure , et  devient 
presque  très-éclatant. 

Il  est  tendre  ; — doux  ( il  se  laisse  couper  an 
couteau  ) ; — assez  facile  à casser  ; — pesant. 

Pes.  spéc.  4,888  à 5,358. 

Parties  constituantes. 


* 


Cuivre 
Soufre. 
Fer. . . 
Silice  . 


D’après  Klafroth  , 
(T.  à,  p.  379.  ) 

Il  a analyse'  le  cuivre 
vitreux  en  masse 
de  Sibérie.  . 


( Voyez  du  reste,  à la  fin  de  la  seconde  sous-espèce.  ) 


II».  SOUS-ESPECE. 

9LALTTRJGES  MU  PE  ERG  CAS.  — - LS  CLIVAS  Y1TREU* 
LAMEbtEUX. 

Cuprum  mineralisatum  nitidum  lameltosum. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  225.  — Leni , T.  2,  p.  ia5.  — 
W.  P.  T.  1 , p.  75.  — M.  L.  p.  3g3.  — Estn.  T.  3 , 

P-  477- 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  la  même  que  celle  de  la  sous- 
espèce  précédente , seulement  un  peu  plus  fauve. 

Il  est  toujours  en  mass  ou  disséminé,  rarement 
superficiel. 
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A l’inlérieur,  il  est  toujours  peu  éclatant,  pas- ««**■ 

* vitreux» 

eant  à Y éclatant. 

Sa  cassure  est  toujours  plus  ou  moins  parfaite- 
ment lamelleuse , à lame « assez  plates. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  obtus. 

11  se  présente  en  pièces  séparées  , grenues  , tantôt 
k gros  grains  , tantôt  à petits  grains. 

( Il  est  d’ailleurs  semblable  en  tout  le  reste  an  # 
précédent.  ) 

Parties  constituantes. 

Cuivre...., 5o 

Soufre .'  20 

Fer 25 

( Tottf  ce  qui  suit  se  rapporte  au  enivre  vitreux  e» 
gênerai.  ) 

Caractères  chimiques. 

V •* 

Le  cuiyre  vitreux  est  souvent  fusible  à la  flammé 
d’une  bougie.  Traité  au  chalumeau  sur  un  char- 
bon, il  se  fond  très-facilement;  il  donne  un  bou- 
ton de  cuivre  entouré  d’une  scorie  noirâtre;  chauffé 
avec  le  borax , il  le  colore  en  vert.  Mis  en  dige^iott 
dans  de  l’ammoniaque , il  lui  donne  une  belle  cou- 
leur bleue. 

Gissement  et  localités. 

. . 

Le  cuivre  vitreux  se  trouve  en  Sibérie  , en 
Hongrie  , en  Suède  , ep  Norwége  , en  Russie  , 


^ D’après  Kxaproth. 


Digitized  by  Google 


ï<56  MÉTAUX. 

ib  cmvnE  en  Saxe  ( Mariemberg,  Freyherg , etc.);  en  6i- 

fixnSBx. 

lésie  , dans  la  Hesse , le  Cornouaille»,  etc. 

11  est  accompagné  d’autres  mines  de  cuivre , 
surtout  des  bntrtkupleierz,  ziegelerz-,  welsskupte- 
rerz,  du  vert  de  cuivre,  de  l’azur  de  cuivre  , du 
glauzkohalt  et  de  quartz  » de  spath*  calcaire , de 
spath  pesant,  etc. 

« ! R E Jtf  A K Q V E S. 

Le  cuivre  vitreux  , qui  a des  couleurs  superficielles 
bigarrées  , forme  le  passage  au  buntkepfererz  ; celui 
qui  a une  cassure  unie  et  qui  est  jaunâtre  , se  rapproche 
du  weisskupfererz.  

Dans  la  Hesse , ou  a aj*pe\é.karneehrenecz  ( minr  en  épis 
de  blé  ) tantôt  des  groupes  .de.  cristaux  de  cuivre  vitreux 
semblables  à cette  forme  , tantôt  de  véritabley'pis  du 
pTialaris  pu/posa  pétrifiés  , c’est-à-dire  , imprégnés  de 
cuivre  vitreux , de  fahlerz  et  de  weisskupfererz. 

Le  cuivre  vitreux  a été  souvent  appelé  cuivre  gris  ou 
cuivre  noir;  ce  qui  l’a  fait  confondre  avec  le  fahlerz. 

TROISIEME  ESPECE. 

ntrtilKUPFERERZ.  — LA  MINÉ  DE  CLWRE 

PifllCnÉÉ  OU  VIOLETTE. 

• . ' ■ l il-.  • 

CVPRUM  MlUERAtlSATÜM  VAR1EGATUM. 

lâ.  Ëmm.  T.  2 , p.  22&  — Wid.  p.  ÿ44-  — Lenz  , 
T.  a , p-  125.  — VV.  P.  p.  73.  — M.  L.  p.  3»y4-  — Esta. 
T.  3 , p.  489-  -7*,  Cüpruat  kapureum,  W*ll.  T.  2 , p.  278. 
— Purplt  copper  orc  , Rirw.  T.  2 , p.  142-  — Cuivre 
s ùjfttré  violet , I b B.  T.  2 , p.  3rt . Cuivré  pyHteux 


» 
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Caractères  extérieurs. 

S*  couleur,  dans  une  casaure  fraîche,  tient  le 
milieu  entre  le  rouge  de  cuivre  et  le  brun  de  tombac, 
mais  bientôt  ellb  change  à l’air,  ei  devient  d’a- 
bord d’yn  rouge  sombre,  passe  ensuite  au  bleu 
violet  et  au  bleu-dé-ciel , et  enfin  au  vert.  Néanmoins 
ce»  couleurs  se  conservent  en  même  tems  sur  un 
même  morceau  ;.«e  qui  donne  à.  nette  mine  un  coup 
d’œil  bigarré  ou  panaché. 

On  trouve  le  buntkupfererz,  ou  en  masse , ou 
disséminé , ou  superficiel , ou  enfin  ( taès-iarement  ) 
cristallisé  %ra  octaèdre.  (?) 

A l’intérieur  , il  est  plus  ou  moins  éclatant , 

...  i ...  . , 

d’un  éclat  métallique. 

Sa  cassure  est  conchoïde , à petites  cavités , quel- 
quefois un  peu  inégale. 

Ses  fragraens  août  indéterminés  , à bords  assee 
aigus. 

Il  prend  de  Yéclat  par  la  raclure,  et  donne  une 
poussière  rouge. 

Il  est  tendre  ; — doux  ; — très-Jhcile  à casser  ; 

• • j J , « . , . . ' y . » 

’ 1 ’ j pesant» 

Caractères  chimiques.. 

La  mine  de  cuivre  panachée , traitée  au  chalu- 
meau , se  comporte , à de  très-légères  différences 

près , comme  le  cuivre  vitreux.  ( Voyez  éi-'dessû’s , 

* * • •••  • \<>|V  I. 

p.  ifii.  ) , 4.1.  ,,  ...  V, 


«.b 

*V*ï*liJ.*% 
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r*  iicnt- 

*nr*bK.Ea*-  Parties  constituantes. 

» 

Le  B.  de  Hitterdahl  Le  B.  de  Rudelstadt 

. en  Norvège.  ...  . en  Silésie.,  . 

Cuivre..  ...u.  69.60  .....  5® 

Soufre.........  19-  ig- 

Fer. . ..  7-5o  .....  18 

Oxigène. . . . . ...  4..  . ..  ...  £ 

roo  1.  100- 

Gissement  et  localités. 

Le  buntkqpfererz  se  trouve  toujours  dans  le  voi- 
sinage d’autres  mines  de  cuivre,  surtout  avec  les 
pyrites  cuivreuses  et  le  cuivre  vitreux.  Les  gangues- 
principales  qui  raccompagnent , sont  le  quartz , le 
spath  calcaire,  le  schiste  marneux  bitumineux 
( bituminoser  mergelschiefer  ) , le  hornstein,  etc. 

On  en  trouve  en  Saxe  ( Mariemberg,  Freyberg  , 
.Wolkenstein , etc.  ) ; en  Bohème  ( Katharinem- 
berg  ) -y  dans  le  Bannat,  au  Hartz  ( Lautevberg)  v 
en  Norwége  ( Konigsberg  );  en  Russie,  en  Sibérie 
( Frolowskoi  , Schlangemberg  ) ; en  Hongrie 
( Schmœlnitz  ) •,  dans  le  Derbyshire,  la  Hesse,  etc. 

Remarques. 

* . - Cette  mine  de  cuivre 'a  été'  re'unie  par  plusieurs  mi- 
néralogistes ,,avec  Je  cuivre  vitreux  et  la  pyrite  cuivreuse. 
Quelques-uns  en  ont  fait  une  espèce  particulière  sous  le 
nom  de  Kupjer  lebererz  ( mine  de  cuivre  hépatique)  ; mais 
cette  dénomination  ayant  été  employée  aussi  pour  de'- 


D’après 

KxAPhOTH  r 

T.  2,ip.  a8i... 
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siffner  plusieurs  autres  substances  très  - differentes  , **  r'',!,T~ 

...  - . , „ ■ . . XVrFHlUUI*. 

M.  V v erner , en  faisant  de  celle-ci  une  espece  particu- 
lière , lui  a donné  le  nom  de  bunlkupfererz  , mine  de 
cuivre  panachée  ou  bigarrée  , en  ce  que.  le  caractère  des 
couleurs  superficielles  bigarrées  est  mieux  déterminé  dans 
cette  mine  que  dans  toute  autre  substance  minérale. 

Cependant  , lorsque  l’on  compare  tous  les  caractères 
de  cette  mine  de  cuivre  avec  ceux  du  cuivre  vitreux  ou  < 
de  la  pyrite  cuivreuse  > on  ne  peut  s’empêcher  de  re- 
connaître qu’elle  a arec  ces  deux  espèces  , et  surtout 
avec  la  première,  beaucoup  de  conformité;  les  carac- 
tères chimiques  surtout  et  l’analyse  sont  parfaitement 
semblables  , et  l’on  est.  tenté  d’en  conclure  que  les  diffé- 
rences qui  existent  entre  leurs  caractères  extérieurs  , ne 
sont  pas  assez  essentielles  pour  constituer  deux  espèces 
distinctes.  . • 

QUATRIEME  ESPECE. 

KUPFERKIES.  — LA  PYRITE  CUIVREUSE. 

« CUPRUM  MINERAZISATUM  PYRlTACEUM. 

i • 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  252.  — Wid.  p.  746.  — Lenz, 

T.  2 , p.  127.  — W.  P.  T.  1 , p.  75.  M.  L.  p.  3g5.  — 

Minera  cuprifiava , Wall.  T.  2 , p.  282.  — Copper pyrites 
ou  Yellow  copper  ore  , Kîrw.  T.  2,  p.  140.  — * Mine  de 
cuivre  jaune  , D.  B.  T.  2 , p.  5i3  , — irf.  R.  D.  L.  T.  5 -, 
p.  309.  — Cuivre  pyritcur.  , Lam,  .T.  .1  ; 197.  — 

Id.  Haüy.  V|  t 

Caractères  extérieurs. 

SA  couleur,  dans  une  cassure  fraîolio,  est  un 
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lanrmirz jaune  de  laiton  plus  ou  moins  foncé,  qui  passe  quel- 
* quefois  tantôt  au  jaune  d'or , tantôt  au  gris  d'acier 

( ce  qui  forme  le  passage  au  fahlerz);  mais  l’exposi- 
tion à l’air  lui  fait  prendre  des  couleurs  superficielles  , 
tantôt  simples  ( brunes  , rouges  ou  vertes  ) , tantôt 
bigarrées  ( queue  de  paon  ou  acier  trempé  ).  Ce  cas 
a lieu  surtout  dans  des  fentes. 

On  la  trouve,  ou  en  masse , ou  disséminée , quel- 
quefois superficielle  ; plus  rarement  sous  différentes 
formes  imitatives  ( dendriforme , spéculaire , réni - 
forme,  uviforme  ou  avec  des  empreintes  ),  ou  enfin 
( et  très-souvent  ) cristallisée. 

Ses  formes  sont  s 

a.  La  pyramide  à 3 faces,  simple  ( le  tétraèdre 
soit  parfaite , soit  ayant  ses  quatre  angles  tronqués  } 
( ce  qui  lui  donne  l’apparence  d’une  table  à 6 
faces  ). 

b.  U octaèdre  parfait,  dont  néanmoins  le  som- 
met se  termine  quelquefois  par  une  ligne. 

c.  Un  cristal  double , que  l’on  peut  considérer 
comme  formé  de  la  réunion  de  deux  octaèdres  ( ayant 
les  angles  de  leur  base  tronqués  faiblement , et  leur- 
sommet  fortement  tronqué  ) , accolés  base  à base  , de 
manière  que  les  troncatures  réunies  forment  trois  an- 
gles rentrants , et  les  faces  latérales  trois  angles 
saillans  (*). 


C)  O «peut  aussi  considérer  cette  forme  comme  étant 
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Les  cristaux  sont  communément  petits  ou  très-  I,A  PT1UT$ 

' cuiviuiijsji. 

petits , très-rarement  de  moyenne  grosseur , le  plus 
souvent  difficiles  à déterminer. 

Lorsque  la  pyrite  cuivreuse  est  cristallisée , sa 
surface  est  lisse , et  varie  de  Y éclatant  a»  brillant. 

Dans  les  autres  cas,  sa  surface  est  rude , et  seule- 
ment  brillante . 

A l’intérieur,  la  pyrite  cuivreuse  est  éclatante  , 
quelquefois  même  très  - éclatante } rarement  ello 
n’est  que  brillante.  C’est  un  éclat  métallique. 

La  cassure  est  le  plus  souvent  inégale,  à grain * 
de  différente  grosseur  ; mais  elle  devient  aussi  tantôt 
eonchoïde  à petites  cavités , tantôt  unie. 

Ses  fragmena  sont  indéterminé s,  à bords  peu  aigus. 

Elle  est  tendre , passant  an  demi-dur  ; — aigue  ^ 

— facile  à casser  ; — pesante.  * 1 

Pes.  spêc.  4,ifio , Geixert.  i ' ■ . 

Caractères  chimiques. 

Traitée  au  chalumeau  sur  un  charbon,  la  pyrita 
cuivreuse  éclate  d’abtord  , donne  une  odeur  sulfu- 
reuse , et  fond  en  un  globule  noir  , qui , en  conti- 
nuant  le  feu  , prend  peu  à,  peu  l'éclat  métallique 
du  cuivre.  Chauffée  avec  le  borax , elle  le  colore  eu 
vert. 

la  réunion  de  deux 
e'te' faitpourla  forme  «du  spinsll  , qui  ert iamèune. :(  Voysn 

T.  i , p.  5.04.  ) « , . 


-v— 


octaèdres  tabuliforanes  , ainsi  qnll  a 
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tcivRios»,  < Parties  constituantes. 

Elle  est  composée  de  soufre  et  de  cuivre , avee 
un  peu  de  fer  ; elle  renferme  quelquefois  une  pe- 
tite quantité  d’or  ou  d’argent. 

♦ 

Gissement  et  localités. 

La  pyrite  cuivreuse  est  très-commune  dans  f* 
nature.  On  la  trouve  également  dans  les  montagne» 
primitives  et  dans  les  montagnes  stratiformes , soit 
• en  filons,  soit  en  couches.  • 

Elle  s’y  rencontre  quelquefois  en  grande  quan- 
tité, et  elle  forme  la  masse  principale  de  la  plu- 
part des  minerais  de  cuivre  exploités. 

On  en  trouve  en  Bohème , en  Saxe , en  Hon- 
grie, en  Suède,  en  France,  en  Angleterre,  en 
Espagne , et  généralement  dans  tous  les  pays  à 
mines. 

Remarques. 

Cette  espèce  de  mine  de  cuivre  se  rapproche  souvent  , 
par  des  passages  insensibles  , du  buntkupfererz  du 
weisskupfererz  et  du  fahlerz on  la  confond  aussi 
quelquefois  avec  la  pyrite  martiale,  schwejelkies  , efil  est 
assez  difficile  de  les  distinguer  ; cependant  celle-ci  est 
d’un  jaune  de  bronze  plus  fonce'  ; elle  est  plus  duré  ; elle 
ne  cristallise  point  en  tétraèdres. 

Ce  qu’on  appelle , en  Hongrie , ge]f,  gell  ou  gelferz  , 
•st  une  pyrite  sulfureuse  argentifère. 

_I 


\ 
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CINQUIEME  ESPECE. 

fVETSSKUPFERERZ.  — LA  MINE  DE  CUIVRE 

BLANCHE. 

I 

CUPRUM  MIRERALISATUM  ALBUM. 

ld.  Emm.  T.  2,  p.  a56.  — Wid.  p.  750.  — Lenz, 
T.  2 , p.  129.  — W.  P.  T.  1 , p.  85.  — M.  L.  p.  400.  — 
Minera  cupri  alba , Wall.  T.  2 , p.  280.  — White  copper * 
mre  , Kjrw.  T.  2 , p.  i52 Mine  de  cuivre  blanche  ar- 

senicale , Lam.  T.  1 , p.  201. 

Caractère*  extérieurs. 

S A couleur  tient  le  miliçu  entre  le  blanc  d'argent 
•t  le  jaune  de  laiton. 

t 

On  la  trouve,  ou  en  masse,  ou  disséminée  (T). 

A l’intérieur,  elle  est  peu  éclatante,  d’un  éclat 
métallique. 

Sa  cassure  est  inégale , à petits  grains  ou  à.  grains 
Jins. 

Ses  fragraens  sont  indéterminés , à bords  assez 
aigus. 

Elle  est  demi-dure  , passant  au  dur  ; — aigre  ; 
-1—  pesante. 

Caractères  chimiques. 

Traitée  au  chalumeau,  elle  ddhne  une  fjamée 

(*)  Elle  forme  aussi  partie  de  la  base  d’une  pétrification. 

( Voyez  la  remarque  sur  le  kupjèrgiaserz.  ) 
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IA  minr  'bianctïfe,  une  odeur  arsenicale , et  se  fond  enfin 

bbcüivbb 

blanche.  en  une  ecorie^toire  grisâtre. 

<•  Remarques. 

Cette  substance  est  très-rare.  Henkel  est  le  premier 
auteur  -qui  eu  ait  fait  mention.  Elle  est  composée , sui- 
vant lui , de  40  parties  de  cuivre  , et  du  reste  , d’arsenic 
et  de  fer  : on  l’a  souvent  confondue  ou  avec  le  faklerz  , 
ou  avec  la  pyrite  arsenicale  à laquelle  elle  ressemble 
beaucoup  (*)■ 

Elle  a vite'  trouvée  en  Save  , dahs  quelques  mines  près 
de  Freyberg  , à Frankenborg  dans  la  Hesse  -,  dans  le 
Christophsthal  au  pays  de  W irlemberg  , à Kathariuen- 
burg  A Sibe'rie. 

"La  pyrite  cuivreuse  , fe  FaWerz  , le  burrtktrpfererz  et 
le  cuivre  vitreus  l’accompagnent  •presque  toujours. 

(*')  Aussi  Ori  l’a  souvent  de'signe'e  sous  le  nom  3e  TVeis- 
serz  , qui  est  la  pyrite  arsenicale  argentifère .’(  Voyez  ci- 

apsrès.J''  i»,  ni  . . . \ 1 
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SIXIEME  ESPECE. 

% <► 

, FAHLERZ.  — MINE  D’UNE  COULEUR  FAUVE , 

OU  LE  CUIVRE  GRIS  OU  LE  FARLERZ. 

£URRUM  MIRERAL1SATU  M CHALYBEUM. 

Id.  Emm.  T.  a , p.  238.  — Wid:  p.  ij5i.  Lent, 
T.  * , p.  ,i5o.  — W.  P.  T.  r , p.  83 — M.  L,  p.  ftoi, — 
Minera  cupri  grisea  , Wall.  T.  a , p.  281 . — Grey  copper 
ore , Kirw.  T.  2 , p.  146.  — Mine  d’argent  grise  et  mine 
de  cuivre  grise  , R.  D.  L.  T.  3 , p.  3i5.  — Mine  de  cuivre 
grise  et  mine  de  cuivre  antimoniale , D.  B.  T.  2 , p.  317. 
— Argent  gris  , Lam.  T.  1 , p.  i33.  — Cuivre  gris , 
Haüy.  T. 

'Caractères  extérieurs. 

*•  • . • . ..  , , . : 1 • » 

Sa  couleur  ordinaire  est  un  gris  d'acier  plus  ou 
moins  foncé , qui  passe  souvent  au  noir  de  Jer  , et 
quelquefois  au  gris  de  plomb } il  n’est  pas  rare 
qu’il  présente  des  couleurs  superficielles  , comme 
celle  de  queue  de  paon  ou  d’acier  trempé. 

On  le  trouve,  ou  en  masse,  ou  disséminé , quel- 
quefois superficiel  et  spéeulaire,  souvent  aussi  cris- 
tallisé. . • 

Ses  formes  sont  : 

a.  La  pyramide  à 5 faces , simple , parfaite  ( le 
tétraèdre  régulier  ).  Cette  forme  est  rare. 

b . La  même  forme  ayant  tous  les  bords  tronqués, 
le  sommet  l’est  aussi  quelquefois. 

c.  La  même  forme  a,  ayant  tous  ses  borda  rem- 
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placés  par  un  biseau,  souvent  faible,  souvent  aussi 
très-fort,  au  point  qu’il  fait  quelquefois  disparaître 
les  faces  du  tétraèdre,  et  ferme  pour  ainsi  dire  un 
poinlement  très-obtus  sur  chacune  de  ses  faces. 

d.  La  même  forme  a,  ayant  chacun  de  ses  an- 
gles remplacé  par  un  poinlement  à 5 faces , 'placées 
sur  les  faces  latérales  (*)• 

e.  La  même  forme  d,  dans  laquelle,  en  outre, 
le  sommet  du  poinlement  ou  ses  trois  bords  sont  tron- 
qués (**)» 


(*)  Il  y a aussi  des  cristaux  qui  ont  un  poinlement  sem- 
blable , mais  placé  sur  les  bords  latéraux. 

On  voit' que  toutes  ces  formes  ne  sopt  que  des  mo- 
difications du  tétraèdre  : elles  ont  souvent  lieu  plusieurs  à 
la  fois  dans  le  meme  cristal. 

La  table  à 5 faces,  ayant  ses  faces  latérales  remplacées 
par  un  biseau  , cite'e  par  Werner  dans  le  Catalogue  de 
Pabsl , me  parait  n’ètre  qu’un  tétraèdre  dont  le  sommet  est 
fortement  tronqué,  ainsi  que  les  bords  de  la  base. 

Quant  au  prisme  à ùfaces,  ayant  un  biseausur  sa  base > 
indique  par  Karsten  , et  d’après  lui  par  plusieurs  minéralo- 
|tistes  , je  ne  vois  pas  comment  on  peut  rapporter  cette 
forme  aux  autres  cristaux-  de  falilerz , et  je  pense  qu’il  y aura 
eu  quelqu’illusion  dans  la  manière  dont  on  l’a  considérée. 

Cependant  M.  Estuer  (T,  5 , ps  5ia  ) décrit  aussi  le 
prisme  àQ  faces  ; mais  il  dit  qu’il  est  terminé  par  un  poin- 
iement'obtus  à\faces  placées  sur  trois  bords  latéraux  en 
'alternant.  Il  annonce  ( p.  524  ) qu’il  a observé  cette  forme 
dans  des  fablerz  du  Cornouailles Etait-ce  bien  du 

fiiblera  ??.0  ....  ......  , 

La 
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La  grandeur  des  cristaux  varie  beaucoup;  ceux1-* 
de  moyenne  grandeur  sont  fort  rares  : leur  surface 
est  lisse,  ordinairement  éclatante,  rarement  peu 
éclatante. 

A l’intérieur,  le  fahlerz  varie  beaucoup  entre 
Je  très-éclatant  et  le  brillant  ,*  le  plus  souvent  il 
tignt  le  milieu  entre  ces  deux  limites  : c’eA  un 
éclat  métallique. 

Sa  cassure  est  inégale  , à grains  de  différente 
grosseur ; elle  devient  aussi  tantôt  conchoïde  à 
jietites  cavités , tantôt  unie. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés  , à bords  peu 
aigus. 

Il  donne  une  raclure  noire,  qui  souvent  passe 
au  brun.  < 

Il  est  demi-dur  , — aigre  ; — facile  à casser  ; 
— pesant. 

Pes.  spéc.  4*8648  , d’après  Haut. 

Caractères  chimiques. 

Lè  fahlerz,  traité  au  chalumeau,  éclate  d’abord, 
puis  se  fond  en  un  globule  métallique  cassant , 
d'une  couleur  grisâtre;  durant  la  fusion,  il  se  dé- 
gage une  fumée  blanche  : il  communique  au  borax 
• une  couleur  jaunâtre  passant  au  rouge.  Quelques 
variétés  sont  difficiles  à fondre. 


Minéral,  élé/n.  Tom.  lt. 
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Parties  constituantes. 


Le  Fahlerz 

d’Andreasberg. 


Cuivre....  16. 25 
Soufre....  10.00 
Antimoine,  16.00 
Argent....  2.25 

Fer i5.75 

Silice 2.5o 

Plomb....  54.5o 
Perte 4*7^ 


100 


Le  Fahlerz 
de  Kremnits  (*). 
Çuivre...  5 1.56 
Sou.fre. . . 1 1 .5o 
Antimoine  54.09 
Argent...  i4-77 
Fer. .....  5 . 5o 

Alumine..  o.5o 


Perte 4-^8 

100 


F.  du  Vat-de-Lanza 
en  Piémont  (**)■ 
Cuivre....  2g. 5 
Soufre....  12.7 
Antimoine.  ^.9 
Argent....  0.7 

Fer 12.1 

Alumine . . 1 . 1 

Arsenic. . . 4 

Perte 3.2 

100 


Usage. 

Le  fahlerz  est  souvent  exploité,  soit  pour  le 
cuivre,  soit  pour  l’argent  qu’il  renferme. 

Gissement  et  localités. 

Le  fahlerz  est  une  substance  minérale  très-ré- 


(*)  Ces  deux  analyses  sont  de  Klaproth  ; ce  fahlerz  de 
Kxemnitz  est  le  Weissgiiltigerz  ou  JVeissgïtldenerz  des 
Hongrois.  M.  Klaproth  lui  a donne'  le  nom  de  Graugül- 
tigerz.  ( Voyez  ci-dessus , p . 1 55  , parmi  les  mines  d’argent» 
où  cette  analyse  a déjà  été  rapportée.  ) 

Napione , Mém.  de  Turin  et  J . d.  M.  3e.  année  , 
p.  5i5. 


•'v... 
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pandüe  : on  la  trouve  en  Saxe,  en  Bohème,  en1E 
Hongrie  , en  France  , en  Italie  , eu  Transilvanie  , 
en  Tirol,  en  Angleterre,  etc.  Les  mines  de  Bai- 
gorry  dans  les  Pyrénées  et  de  Sainle-.Yfarie-aux- 
Mines  dans  les  Vosges,  fournissent  de  très-beaux 
cristaux. 

Les  pyrites  cuivreuses,  le  cuivre  vitreux,  le 
cuivre  noir,  sont  parmi  les  mines  de  cuivre  celles 
qui  l'accompagnent  le  plus  souvent,  et  dont  il  se 
rapproche  le  plus  dans  quelques  passages.  Il  est 
aussi  mélangé  assez  ordinairement  avec  du  fer 
spathique , du  spath  fluor , de  la  blende , de  la 
galène  et  certaines  mines  d’argent.  Il  est  le  plus 
souvent  en  filon  dans  des  montagnes  primitives. 

Remarques* 

Le  fahlerz  a reçu  tantôt  le  nom  de  cuivre  gris , tantôt 
celui  A' argent  gris,  suivant  qu’il  était  plus  ou  moins  riche 
en  argent  : mais  cette  de'nomination  , qui  le  renverrait 
avec  les  mines  d'argent , n’est . tout  au  plus  admissible 
que  dans  une  minéralogie  économique  , et  nullement 
dans  une  nomenclature  oryctognostique  générale. 

Le  nombre  des  métaux  qui  entrent  dans  11  composi- 
tion du  fahlerz  et  leurs  différentes  proportions , donnent 
lieu  de  soupçonner  que  plusieurs  ne  s’y  trouvent  qu’ac- 
cidentellement.  Le  cuivre  , l’antimoine  et  le  soufre  pa- 
raissent être  les  seules  parties  constituantes  vraiment 
essentielles  du  fahlerz. 

On  a vu  ci-dessus  qu’il  y avait  des  passages  du  fahlerz 
à d’autres  mines  de  cuivre  s on  a aussi  observé  des 

M a 
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tEFÀBLKius.  variétés  où  il  se  rapproche  beaucoup  de  la  mine  d’anti- 
moine grise.  ( V< <ycz  ci-dessns  les  articles  uraugül'/gerz 
et  Wi essgü /tige rz  , p.  x5o  et  i53.  ) 


'SEPTIEME  ESPECE. 

KUPFER-SCHWARZE.  — LE  CUIVRE  NOIR. 

CUPRUM  OCHRACEÜM  FVLIGINOSVM. 

Td.  Emm.  T.  i , p.  244*  — Wid.  p.  755.  — Lenz  , 
T.  2 , p.  i33.  — W.  P.  T.  1 , p.  88.  — M.  L.  p.  408. 
— Estn.  T.  3 , p.  525.  Ochra  cupri  higra  , Wall.  T.  2, 
p.  291.--  Black  copper  ore , Kirw.  T.  3 , p.  143-.  — Oxide 
noir  de  cuivre  , Lam.  p.  812. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  ordinaire  est  le  noir  brunâtre  , qui 
passe  quelquefois  au  brun  foncé. 

Il  se  trouve  en  parties  pulvérulentes  , matles  , 
plus  ou  moins  fines,  communément  assez  cohé- 
rentes. 

Il  est  friable , passant  un  peu  au  solide  ; — ta- 
chant ; — - maigre  au  toucher  ; — pesant. 

Caractères  chimiques. 

Traité  au  chalumeau , il  donne  une  odeur  sul- 
fureuse : avec  le  yerre  de  borax  il  fond  en  une 
scorie  verdâtre. 

R U MARQUES. 

Le  cuivre  noir  se  trouve  à la  surface  et  dans  les  fentes 
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d’autres  mines  de  cuivre  , surtout  dans  le  voisinage  du  lb  cüivr» 
fahlerz  , du  cuivre  vitreux  et  des  pyrites  cuivreuses  , et  îiQ**' 
il  est  très-vraisemblable  qu’il  provient  • de  leur  décom- 
position. 

Il  se  trouve  aussi  souvent  mélangé'  avec  la  fnalachite , 
le  vert  et  l’azur  de  cuivre. 

Il  parait  contenir  40  à 5o  pour  100  de  cuivre. 

On  en  trouve  en  Saxe  ( Freyberg , Kamsdorf  ) ; ep 
Hongrie  ( Rosenau  ) •,  dans  le  bannat  , en  Sile'sie  , en 
Norwe'ge  , en  Russie  , eu  Souabe  , en  Suède  , en  Si-  , 

be'rie  , etc. 

On  l’a  souvent  nomme'  K upfermulm  ou  Terre  cuivreuse. 


■ • 

HUITIEME  ESPÈCE. 

• , . ' 

ROTH-KUPFERERZ.  — MINE  DE  CUIVRE 

t ’ • , . . 

ROUGE  OU  LE  CUIVRE  OXIDÉ  ROUGE. 

l 

CUPRUM  OCHRACEOM  RUSRUM. 

Id.  Emm.  T.  2,  p.  2r3 Wid.  p.  757. — Lenz, 

T.  a , p.  1 54.  — Estn.  T.  3 , p.  53o.  — Minera  cupri 
he  pat  ica  , \\  ail.  T.  2 , p.  276.  — F/orJd  red  coppf  çre , 
Kirw.  T.  p,  p.  i55.  rr-Ojcide  rouge  de  cuivre , Lain . f.  1 , 
p.  179. — Cuivre  oxide  rouge , D.  B.  T.  3 , p.  3a3. — 
Jd.  Haüy. 

M.  Werner  partage  cette  espèce  ep  trois  sous-es- 
pèces , Jbsi  qu’il  suit.  \ 

• • 

m 
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I™ . SOUS-ESPECE.  ' 

D1CHTES  ROTH  ES  KUPFERERZ.  LE  CUIVRE  OXIDK 

ROUGE  COMPACTE, 

Cuprum  ochraceum  rubrum  densum. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  2i5v  — Lenz  , T.  2 , p.  i54-  — 
W.  Pj  T.  1 , p.  66.  — M.  L.  p.  409.  — • Estu.  T.  5 , 
p.  55o. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  rouge  de  cochenille  , plus  ou 
moins  foncé,  qui  passe  au  gris  de  plomb. 

Ou  le  trouve,  ou  en  masse , ou  disséminé , ou 
superficiel. 

A l’intérieur , il  est  brillant  ; c’est  un  éclat  ordi- 
naire qui  passe  «u  demi-métallique. 

Sa  cassure  est  unie  , mais  se  rapproche  un  peu 
de  la  cassure  conchoïde. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à Bords  assez 
aigus. 

Il  $st  opaque. 

Il  prend  un  peu  d 'éclat  par  la  raclure-,  et  donne 
une  poussière  presque  à’ un  rouge  de  brique. 

Il  est  demi-dur  ; — aigre  ; — facile  à casser  ; — 
froid  au  toucher  ; — pesant. 

( Les  caractères  chimiques  et  géologi  fu  es  sont 
jrenvojpés  après  la  troisième  sous-espèce.  ) 


/ 
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II».  SOUS-ESPECE. 

HÆTTR.IGES  ROTH  KUPFERERZ.  LE  CUIVRE  OXIDÉ 

ROUOE  LAMELLF.UX. 

Cuprum  ochraceum  mbrum  lamellosum. 

Id.  Eum.  T.  2 , p.  214 Leni , T.  2 , p.  i35.  — W. 

P.  T.  1 , p.  66.  — M.L.p.  410.  — Estn.T.  5 , p.  535. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  rouge  de  cochenille , qui  sou- 
vent passe  au  gris  de  plomb. 

On  le  trouve,  ou  en  masse,  ou  disséminé , ou 
Superficiel , rarement  tuberculeux  et  rèniforme , 
souvent  cristallisé.  * 

Ses  formes  sont  : 

a.  La  pyramide  à 4 faces  double  ( l’octaèdre  ) , 
ou  parfaite  ou  tronquée,  soit  sur  ses  angles , soit 
sur  ses  bords. 

b.  Le  cube  parfait  ou  quelquefois  trorîqué,  tantôt 
sur  ses  angles , tantôt  sur  ses  bords. 

Les  cristaux  sont  petits  ou  très-petits , et  sont 
communément  groupés  en  druses  (*). 

1 ' ~ y»" — — ■ - — ■ 1 ■ ■ ■ - 

(*).En  Sibérie  , dans  la  mine  de  Nikolaefski , on  trouve 
quelquefois  des  cristajjj^  isolés  que  la  décomposition  a dé- 
tachés de  leur  gangue  , qui  est  une  espèce  de  jaspe  rougé  : 
ce  sont  principalement  deActacdfes. 

On  en  a trouvé  en  Hongrie  qui  avait  jusqu’à  cinq  lignes 
de  diamètre.  ( Patiun.  ) 

; 


1 
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Leur  surface  est  lisse  et  éclatante. 

A l’intérieur  le  cuivre  oxidé  rouge , tamelleux  est 
éclatant  ou  quelquefois  peu  éclatant  : c’est  un  éclat 
qui  tient  à la  fois  de  Yèclat  métallique  et  de  l 'éclat 
du  diamant. 

Sa  cassure  est  imparfaitement  lamelleute , et  passe 
à la  cassure  inégale,  à petits  grains. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  assez* 
aigus. 

Lorsqu’il  est  en  masse,  il  se  présente  en  pièces 
séparées , grenues  , à petits  grains  ou  à grains  fins. 

11  est  opaque  ou  tout  au  plus  translucide  sur  ses 
fords;  les  cristaux  seuls  sont  demi-  diaphanes  ou 
presque  diaphanes. 

( Tous  ses  autres  caractères  extérieurs  sont  ceux 
de  la  sous-espèce  précédente  ses  caractères  chi- 
miques et  géologiques  sont  renvoyés  après  la 
troisième  sous-espèce.) 

* * 

1 1 1«.  SOUS-ESPÈCE 

M A ART  O RM  IGE S ROTH-KU  PF  K RE  RZ.  CE  CUIVRE  OXIDÉ 

ROUGE  CAPILLAIRE. 

Cuprum  ochraceum  rubrum  plumosum. 

Kupferbliithe , Kmm.  T.  2 , p.  216.  — Id.  W.  p.  T.  r , 
p.  68.  — M.  L.  p.  41 1 — Estn.  , p.  558.  — Fasriges 
rothes  kupfererz , Lenz  , T.  p.  137. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  ordinaire  est  un  rouge  de  carmin. 
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qui  quelquefois  .passe  au  rouge  de  cochenille  , eto“u^B^*“s 
même  un  peu  au  rouge  écarlate. 

11  se  trouve  en  cristaux  capillaires  entrelacés, 
formant  de  petits  flocons  disséminés , ou  quelque- 
fois une  enveloppe  superficielle.  , 

Il  est  éclatant  ou  peu  éclatant  : son  éclat  tient 
de  celui  du  diamant. 

Chaque  cristal  capillaire  isolé  paraît  être  trans- 
lucide. 

S 

( Les  autres  caractères  extérieurs  sont  peu  dé- 
terminables. ) 

Caractères  chimiques. 

Le  cuivre  oxidé  rouge  se  réduit  facilement  au 
chalumeau  sans  donner  d’odeur  : il  se  dissout  en 
entier  dans  l’acide  muriatique  sans  effervescence, 
et  dans  l’acide  nitrique  au  contraire  avec  efferves- 
cence : on  peut  par  ce  moyen  le  distinguer  du 
cinnabre , qui  ne  s’y  dissout  pas,  et  de  l’argent 
rouge , qui  s’y  dissout  sans  effervescence.  ( Vau- 
queljn.  ) 

Parties  constituantes. 

Tous  les  minéralogistes  allemands  rapportent 
une  analyse  de  Fontana,  d’après  laquelle  le  cuivre 
oxidé  rouge  serait  composé;  comme  la  malachite, 
de  cuivre  et  d’acide  carbonique;  mais  il  faut  qu’il  y 
ait  eu  quelqu’erreur  dans  l’analyse  de  Fontana,  ou 
que  la  substance  qu’il  a employée,  soit  une  inala- 


\ 
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x ui'iîoüsE  chites°yeu,e;  car  le  citoyen  Vauquqlin  ayant  analysé 
des  cristaux  de  cuivre  oxide  rouge,  n’y  a trouvé  que 
de  l’oxide  de  cuivre.  Il  pense  que*cette  substance  ne 
peut  contenir  d'acide  carbonique,  puisqu’elle  ne  fait 
point  effervescence  avec  l'acide  muriatique  ; que 
celle  qui  a lieu  avec  l’acide  nitrique,  est  due  à un 
dégagement  de  gaz  nitreux  ( /.  des  M.  n".  5i,  p. 
, 5i8.  ) 

Gissement  et  localités. 

» r 

Les  trois  sous-espèces  de  cuivre  oxidé  rouge  se 
trouvent  assez  ordinairement  dans  le  voisinage 
■ l’une  de  l’autré.  Cette  mine  de  cuivre  est  presque 
toujours  accompagnée  de  cuivre  natif,  souvent  aussi 
de  malachite  et  de  mine  de  fer  terreuse  brune; 
aussi  la  réunion  de  ces  trois  substances  donne  tou- 
jours lieu  de  soupçonner  l’existence  du  cuivre  oxidé 
rouge  (*). 

Les  autres  mines  de  cuivre , le  quartz , le  spath 
pesant,  la  zéolite,  le  spath  calcaire  l’accompagnent 
aussi  quelquefois. 

On  en  trouve  en  Saxe  ( Grosskamsdorf,  Frey- 
berg,  Falkemberg  ) ; dans  le  Bannat  ( Orawiza> 
Moldawa  ) ; au  Hartz  ( Lauterberg  ) ; en  Norwége 
( Aardaleu  ) ; en  Sibérie,  dans  le  district  de  Katha- 
rinemburg,  dans  la  mine  de  Schlangenberg , etc.; 

• (*)  Elles  sont  pour  cette  mine  de  cuivre  un  caractère 

empirique.  ( Voyez  l'introduction , p.  3o  , §.  12.  ) 
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en  Angleterre  ( dans  le  Cornouailles  ) ; Rheinbrei-  w 

OXIDJB  ROUGI. 

tenbach,  dans  les  environs  de  Cologne,  etc. 
Remarques. 

Cette  mine  de  cuivre  est  assez  rare  , surtout  cris- 
tallise'e.  . 

Wdienmann  et  Lenz  ne  suivent  point  , dans  leurs 
Traite's  de  mine'ralogie , la  division  que  Werner  fait  de 
cette  espèce  en  trois  sous-espèces  } ils  les  considèrent 
comme  des  varie'tc's. 

Le  nom  de  Kupferblüche  ou  Fleurs  de  cuivre  a e'té 
donne'  quelquefois  à la  troisième  sous-espèce.  Les  plus 
beaux  échantillons  viennent  de  Rheinbreitenbach. 


NEUVIÈME  ESPECE. 

ZIEGELERZ.  — MINE  DE  CUIVRE  COULEUR  - 

DE  BRIQUE  OU  CE  ZIEGELERZ. 

CUFRUM  OCHRACEUM  LATERITIUM . 

Id.  Ernrn.  T.  2 , p.  219.  — Wid.  p.  760.  — Estn.  T.  5, 
p.  549. — Brickqpd copper ore  , Kirw.T.  2 , p.  m 
M.  Werner  partage  cette  espèce  en  deux  sous-especes. 

' > 

Ire.  SOUS-ESPECE: 

ERDIGES  ZIEGELERZ.  — LE  ZIEGELERZ  TERREUX. 

Cuprum  ochraceum  lateritium friable . 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  219.  Lenz  , p.  i58.  — W.  P. 
T.  1 , p.  70.  — Estn.  T.  5 , p.  55o.  — M.  L.  p.  411*  — 
Ochra  cupri  rubra  , Wall.  T.  2 , p.  290. 


Digitized  by  Google 


*88 


M É T A U Xi 
Caractères  extérieurs . 


LE  ZIEGELERZ. 

Sa  couleur  est  un  rouge  hyacinthe , qui  passe 
tantôt  au  brun  rougeâtre , tantôt  au  rouge  brunâtre , 
et  tire  quelquefois  même  au  jaune. 

On  le  trouve  ou  en  masse , ou  disséminé , ou  le 
plus  souvent  superficiel  dans  les  fentes  d’autres 
mines  de  cuivre. 

Il  est  composé  de  parties  terreuses  fines , pulvé- 
rulentes, plus  ou  moins  cohérentes , mattes , friables  , 
tachantes. 

Il  est  pesant. 

( Les  autres  caractère?  sont  les  même?  que  pour 
* la  seconde  sous-espèce.  ) 


Ile.  SOLS-ESPECE. 

EERBÆRrETES  ZIEGELERZ.  — LE  ZIEGELERZ  ENDURCI. 

Cuprum  ochraceum  lateritium  induratum. 

là jimni.  T.  3 , p.  2ao.  — Estn.  T.  3,p.  553.  — r 
Lenz^T.  2,  p.  i3g.  M.  L.  p.  4'5. — Minera  cupri 
picea  , Wall.  T.  2 , p.  280.  — Dichtes ziegelerz  , W.  P. 
T.  1 , p.  70. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  rouge  hyacinthe  très -foncé  , 
qui  passe  au  rouge  brunâtre  et  au  brun  foncé  , sui- 
vant qu’il  contient  plus  de  fer. 

On  le  trouve  ou  en  masse,  ou  disséminés  quel- 
quefois superficiel.  ; . . . , 
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Les  variétés  rouges  ne  sont  que  brillantes  ; , les  L*  Z'®0**'***- 
brunes  au  contraire  sont  un  peu  éclatantes  : c’est 
un  éclat  ordinaire. 

Sa  cassure  est  tantôt  imparfai  emet  conchoïde , 
tantôt  unie  ou  terreuse } suivant  qu’il  a plus  ou 
moins  d 'éclat.  * 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  peu 
aigus. 

Il  prend  de  Yéclat  par  la  racjure. 

Il  est  tendre , passant  au  demi-dur  ; — aigre  ; 

— facile  à casser  ; — pesant.  * 


Caractères  chimiques.  # 

Traité  au  chalumeau,  le  ziegelerz  devient  noir; 
il  est  d’ailleurs  infusible  ; il  colore  le  verre  de 
borax  en  un  vert  sale.  1 


Parties  constituantes. 

I * . 

Cette  mine  peut  être  considérée  comme  un  mé- 
lange intime  de  cuivre  oxidé  rouge,  avec  la  mine 
de  fer  terreuse  brune  ( brauner  eisfenokker  ) ; mais 
les  proportions  de  ces  deux  substances  varient  beau- 
coup;  ce  qui  modifie  les  caractères  du  ziegelerz. 


Gissement  et  localités.  « 

On  trouve  le  ziegelerz  dans  les  mêmes  lieux  cités 
pour  le  cuivre'  oxidé  rouge.  ('  oyez  l’espèce  précé- 
dente. ) En  général  il  se  rencontre  toujours  dans  le 
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Lï  ai“ELE,I>  voisinage  de  cette  mine , et  est  accompagné  de* 
mêmes  substances  minérales. 

C’est  principalement  sur  les  pyrites  cuivreuses 
qu’on  trouve  le  ziegelerz  en  couche  superficielle. 

Cette  mine  de  cuivre  est  exploitée  dans  quelques 
• endroits. 

>*  Remarques. 

M.  Estner  ( T.  5 , p.  556  ) décrit  sons  le  nom  de 
Pecherz , une  mine  de  cuivre  qui  se  trouve  principale- 
ment dans  le  Bannit.  Cette  substance  n’est  qu’une  va- 
riété du  ziegderz  endurci  de  Werner;  mais  M.  Estner  a 
cru  devoir  l’en  séparer  : il  a conservé  à cette  mine  sou 
nom  de  Pecherz  , sous  lequel  elle  est  connue  des  mi- 
neurs hoftgrois  , qui  l’exploitent  pour  en  retirer  du 
cuivre.  Mais  en  supposant  même  que  l’on  suivit  l’opiniou 
de  M.  Estner,  le  nom  de  Pecherz  ne  pourrait  être  adopté  , 
en  ce  qu’il  est  déjà  donné  à une  espèce  du  genre  Urane. 
( Voyez  ci-après.  ) 


DIXIEME  ESPECE. 
KUPFERLAZUR.  — L’AZUR  DE  CUIVRE. 
CUPRUM  OCHRACEUM  AZULEUM. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  246.  — Wid.  p.  762.  — Estn.  T.  5 , 
p.  56o.  — Cœruleum  montanum , Wall.  T.  2 , p.  289.  — 
B lue  calciforrn  copperore  , Kirw.  T.  2 , p.  129.  — Azur 
de  cuivre  bleu , R.  D.  L.  T.  5 , p.  34 * • •—  Id.  Lam.  T.  a , 
p.  182.  — Cuivre  oxidi  bleu  , D.  B.  T.  2 , p.  02g.  — 
Cuivre  carbonaté  bleu , Haüy. 

« 

M.  *W erner  partage  l'azur  de  cuivre  en  deux  sous- 

espèces.  , • 
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IRD  IGE  KUPFERLAZUR.  l-’lZUR  DE  CUIVRE  TERREUX. 

Cuprum  ochraceum  azuleum  Jriabile. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  246.  — Wid.  p.  762.  — Lenz  , 
T.  2,  p.  141.  — W.  P.  T.  1 , p.  92.  — M.  L.  p.  4i5. 
— Est.  T.  3 , p.  56o. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  ordinaire  est  un  bleu  de  emalt , qui 
quelquefois-  passe  au  bleu-de-ciel. 

Rarement  on  le  trouve  en  masse  ; le  plus  sou- 
vent il  est  disséminé  en  petites  parties  ou  superficiel, 

11  est  composé  de  parties  fines  , pulvérulentes  , 
le  plus  souvent  cohérentes  ; elles  sont  mattes. 

Sa  cassure  est  terreuse , à grais  fins , mais  elle 
devient  quelquefois  unie  et  même  un  peu  conchoïde. 

Ses  fiagmens  sont  indéterminés , à bords  assez 
obtus. 

Il  est  opaque  ; — un  peu  tachant. 

Il  est  tendre,  et  souvent  même  friable,  mais 
quelquefois  aussi  demi-dur  ; — pesant. 

Caractères  chimiques. 

Traité  au  chalumeau,  il  noircit  sans  se  fondre; 
il  se  boursouflée  fortement  avec  le  verre  de  borax , 
et  le  colore  en  vert.  Il  se  dissout  dans  les  acide* 
avec  uue  forte  effervescence. 


MÉTAUX. 
Parties  constituantes. 


*9*  . 

i/àzttr 
DE  CUIVRE. 

Il  est  composé  de  cuivre  et  d’acide  carbonique. 
( Voyez  la  sous-espèce  suivante.  ) 

Gissement  et  localités. 

On  trouve  l’azur  de  cuivre  terreux  dans  le  Ban- 
nat  ( Moldawa  ) ; dans  la  Hesse  ( Thalitter  );  dans 
le  Salzbourg,  en  Pologne,  en  Sibérie,  en  Thu- 
ringe,  à Falkenstein  en  Tirol,  etc. 

A Thalitter  dans  la  Hesse , il  se  trouve  super- 
ficiel dans  une  marne  schisteuse  , à laquelle  on 
donne  le  nom  de  Kupferschiefer.  * 
v En  Thuringe  il  est  également  superficiel;  mais 
dans  un  grès  qui  avoisine  des  couches  de  schiste 
marneux  bitumineux  ( Voyez  T.  I,  p.  174), 
mélangées  de  beaucoup  de  minerai  de  cuivre.  Ce 
grès  est  appelé  dans  le  pays,  Kupfersanderz  ou  grès 
cuivreux.  ( V oyez  ci-après,  à la  fin  du  genre  cuivre.) 


I le.  SOUS-ESPECE. 

STRAHLIGE  KUPTERTAZUR.  i/aïUR.  DE  CUIVRE 

RAYONNÉ. 

Cuprum  ochraceum  azuleum  radiation. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  2J1Ç).  — Wid.  p.  764.  — Lenz  , 
T.  2 , p.  142.  — W.  P.  T.  1 , p.  89.  — M.  L.  p.  416. 
— Estn.  T.  3 , p.  564- 

• ' Caractères 
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> . li’AZIR. 

Caractères  extérieurs.  »i  cuivre. 

Sa  couleur  ordinaire  est  un  bleu  d'azur  clair  ou 
foncé , qui  passe  au  bleu  de  Prusse , au  bleu  d’in- 
digo , et  rarement  au  bleu  de  smalt. 

On  le  trouve  très-rarement  en  masse , quelque- 
fois dissémine,  souvent  superficiel,  souvent  aussi 
sous  différentes  formes  imitatives  ( réni forme , sta- 
laetiforme , uviforme , cellulaire  ) ; epfin  très-sou- 
vent cristallisé . 

Ses  formes  sont  : 

« 

a.  Le  prisme  à 4 faces,  rectangulaire , terminé 
par  un  pointement  assez  aigu  à 4 faces , placées  sur 
les  bords  latéraux. 

b . Le  prisme  à 4 faces,  Un  peu  obliquangle  ( ayant 
2 faces  plus  larges  et  2 plus  étroites  opposées  ) , ter- 
miné à chaque  extrémité  par  un  pointement  à 4 faces  , 
placées  sur  les  faces  latérales  (*). 

c.  Le  prisme  b , ayant  ses  bords  latéraux  tron- 
qués et  terminés  par  un  pointement  à 6 faces , dont 

(*)  La  grandeur  relative  des  faces  de  ce  cristal  et  des 
suivans  les  a fait  considérer  souvent  d’une  manière  toute 
différente.  C’est  là  l’origine  des  cristaux  en  tables  à l\  ou  à 
G faces , ou  lenticulaires  , cités  par  quelques  auteurs  : le 
grand  applatissement  du  prisme  et  la  plus  grande  largeur  de 
deux  de  ses  faces  produisent  cette  illusion.  Werner  ne  cite  , 
dans  le  Catalogue  dePabst , que  des  cristaux  prismatiques. 

Le  citoyen  Haüy  rapporte  tous  ces  cristaux  à un  octaèdre, 
parce  qu’il  a observé  que  c’était  leur  forme  primitive. 

Minéral,  élém.  Tome  II.  N 


Digitized  by  Google 


M K T A U X. 


t.’**n* 

X) L C B : VK t 


*9^ 

4 sont  placées  sur  les  faces  de  troncatures , et  i sur 
les  faces  latérales  plus  larges. 

d.  Le  prisme  b , terminé  aussi  par  un  pointement 
à 6 faces , avec  celle  différence  que  3 de  ses  faces 
sont  placées  sur  les  bords  latéraux . aigus , et  Iss  4 
autres  sur  les  faces  latérales. 

Les  cristaux  sont  généralement  petits  ou  très- 
petits , rarement  à' une  moyenne  grandeur  ; ils  sont 
réunis  en  grâupes , globuleux  ou  uviformes  ou  en 
faisceaux. 

Les  faces  larges  des#  prismes  sont  striées  en  tra- 
vers, les  faces  étroites  le  sont  au  contraire  en  lon- 
gueur : toutes  les  autres  faces  sont  lisses:  la  sur- 
face des  formes  extérieures  imitatives  est  drusique. 

A l’extérieur,  les  cristaux  sont  éclatans  ou  très- 
èclalans. 

A l’intérieur,  l’azur  de  cuivre  rayonné  est 
éclatant  et  souvent  peu  éclatant  : c’est  un  éclat 
vitreux. 

Sa  cassure  est  rayonnée  à rayons  droits , diver- 
geas en  étoiles  ou  en  faisceaux , rarement  lamel- 
leuse.  , t 

Ses  fragmens  sont  communément  indéterminés , 
à bords  assez  obtus,  xarement  cunéiformes. 

Il  se  présente  quelquefois  en  pièces  séparées, 
qui  sont  tantôt  grenues  , tantôt  testacées , courbes.  * 

Les  cristaux  sont  très-translucides , souvent  même 
demi-diaphanes  : du  reste,  l’azur  de  cuivre  rayonné 
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B est  que  translucide  sur  les  bords , souvent  presque  l’azu* 

DECUIYM. 

opaque. 

Il  donne  une  raclure  d’un  bleu-de-ciel. 

Il  est  tendre , passant  au  très-tendre  ; ■ — aigre  f 
—facile  à casser  ; — médiocrement  pesant. 

Pes.  spéc.  5,6082. 

Caractères  chimiques. 

L’azur  de  cuivre  rayonné  est  soluble  dans  l’acide 
nitrique  avec  effervescence.  Traité  au  chalumeau, 
il  est  (jjgKcile  à fondre  sans  addition,  mais  avec 
le  verre  de  borax  il  se  réduit  facilement  : on  ob- 
tient un  grain  de  cuivre  métallique.  Le  borax  prend 
une  belle  couleur  verte. 

Parties  constituantes.  \ 

Suivant  Fontana,  c’est  un  carbonate  de  cuivre 
bîeu.  Pelletier  a répété  cette  analyse,  et  a obtenu 
le  résultat  suivant  : 

Cuivre 66  à,  70 

• Acide  carbonique 18  à 30 

Eau 2 à 2 • ‘ 

Oxigène 8 à 10 

9i  à 102 

Gissement  et  localités. 

j L’azur  de  cuivre  rayonné  se  trouve  en  Bohême 
( Catharinemberg  ) ; en  Saxe  ( Kamsdorf,  Frey- 
L»erg,  Sayda);  dans  le  Bannat  ( Moldawa , Ora- 

N 2 
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i.’a7.ür  witza,  Dognatska  ) ; au  Hartz  ( Zellerfeld  );  dans 
la  Hesse  ( Thalilter,  Breidenbach  );  en  Norwége, 
en  Pologne^  en  Russie,  en  Sibérie,  dans  le  duché 
de  Deux-Ponts , en  Tirol , etc. 

' 11  ne  se  rencontre  jamais  en  très-grande  quantité; 

il  accompagne  d’autres  mines  de  cuivre , surtout 
la  malachite , le  falerz , la  pyrite  cuivreuse , et 
tapisse  l’intérieur  Res  cavités  qui  s’y  rencontrent. 

' Usage. 

Généralement  il  est  exploité  avec  les  autres 
minés  de  cuivre  qu’il  accompagne,  pour  «^retirer 
ce  métal;  mais  on  l’en  sépare  avec  soin  en  quel- 
ques endroits,  surtout  en  Tirol,  pour  en  faire 
une  couleur  bleue , connue  sous  le  nom  de  bien 
de  montagne. 

R B MA  R QU  M. 

4 

Il  est  souvent  parle' , dans  les  auteurs  anciens , d'une 
pierre  arménienne  ( lapis  armentus  ) : il  parait  que  diffe- 
rentes substances  ont  etc  de'sigue'es  sous  ce  nom  , *t 
on  croit  qu’une  pierre  calcaire  imprc'gnée  d’asu»  de 
ouvre  terreux  est  de  ce  nombre. 


i 
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ONZIEME  ESPECE. 

MALA  CH  IT.  — LA  MALACHITE. 

CUPRUM  O C B RAC  B XJ  M MALACHITES* 

Id.  Emm.  T.  2,  p.  255.  — Wid.  p.  768.  — Estn. 

T.  3 , p.  577.  — Malachite , Kiw.  T.  2 , p.  »5i.  — Ma- 
lachite , R.  D.  L.  T.  3.,  p.  35i.  • 

M.  Werner  partage  cette  espèce  en  deux  sous-espèces , 
la  fibreuse  et  la  compacte. 


K SOUS-ESPECE: 

XASR1CBR  MAI,  AC  BIT.  — • LA  MALACHITE  FIBREUSE. 

Cuprum  ochraceum  malachites  sericeus. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  a54-  — Wid.  p..  768.  — Lene  r 
T.  2 , p.  144. — W.  P.  T.  1,  p.  92.  — M.  L.  p.  420. 
— Estn.  T.  3 , p.  577.  — Ærugo  nativa  cristaliisata  , 
Wall.  T.  a,  p.  287.  Cuivre  oxidé  vertjibreux  , D.  B. 
T.  a , p.  336.  — Cuivre  carbonate  vert  soyeuse , Haüy. 

Caractères  extérieurs ► 

Sa  couleur  la  plus  ordinaire  est  un  vert  de  pré, 
qui  passe  quelquefois  au  vert  émeraude , au  vert- 
pomme , au  vert-poireau  et  au  vert-de-gris. 

On  la  trouve  très-rarement  en  masse,  quel- 
quefois disséminée , souvent  superficielle , et  très- 
souvent  an  très-petits  cristaux  capillaires  ou  en 
forme  d'aiguilles , réunis  communément  en  fais- 
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jlà  haiachitï.  ceaux  ou  en  forme  de  mousse , O* formant  quel- 
quefois des  groupes  rénij ormes , u vif  ormes  ou  glo- 
buleux. 

A l'extérieur,  les  cristaux  sont  éclatans  ou  peu 
éclatons;  la  malachite  fibreuse  en  masse  n’est  que 
brillante  ou  tout  au  plus  un  peu  éclatante. 

A l’intérieur  elle  est  peu  éclatante  : c’est  un 
éclat  soyeux.  * 

Sa  cassure  ordinaire-est  fibreuse,  à fibres  minces , 
divergentes  en  faisceaux  , rarement  à grasses  fibres ; 
ce  qui  passe  à la  cassure  rayonnée. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés. , à bords  ébtus. 

Elle  se  présente  quelquefois  en  pièces  séparées, 
quisonttantôt  gren  ues,  à petits  gra  ins,  à gros  grains; 
tantôt  testacèes , minces. 

Elle  est  opaque  ; les  cristaux  seuls  sont  un  peu 
translucides. 

Sa  raclure  est  d’une  couleur  plus  claire. 

Elle  est  tendre , passant  au  très-tendre  ; aigre; 
— facile  à casser  ; — médiocrement  pesante. 

( Pour  tout  le  reste,  voyez  la  seconde  sous-espèce.) 
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II*.  S O U S - E S P E G E. 

DICHTER  MALACJTIT.  LA  MALACHITE  COMPACTE. 

Cuyrum  ochraceurh  malachites  vulgaris. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  256.  — Wid.  p.  *}jo.  — - Léri t, 
T.  2 , p.  146.  — * • W.  P.  T.  1 , p.  94.  — M.  L.  p.  422. 
— Estn.  T.  2 , p.  586.  — Ærugo  nativa fissilis , — sta/ac - 
titica,  — solida,  Wall.  T.  2 , p.  287.  — Cuivre  oxide  vert 
malachite  , D.  B.  T.  2 , p.  558.  — Cuivre  carbonaté  vert 
concrétionné  , Haüy. 

Caractères  extérieurs. 

< 

Sa  couleur  tient  le  milieu  entre  le  vétt  de  pré , 
le  vert  imeraudé  et  le  vert-de-gris , quelquefois 
aussi  elle  passe  au  vert-pomme , au  Vert  de  mori- 
tagne  ou  au  vert  noirâtre  : sa  surface  est  ordinai- 
rement recouverte  d’une  espèce  d’enduit  pulvéru- 
* lent  ( reife  ) d’un  blanc  verdâtre , ou  quelquefois  de 
dendrites  noirâtres. 

On  la  trouve  quelquefois  en  masse , où  dissémi- 
née, ou  superficielle  ; mais  le  plus  souvent  sous  d i Hè- 
re n tes  fiormes  imitatives  ( réni forme  , uvi forme , glo- 
buleuse , tuberculeuse , stalactiforme , cellulaire,  cri- 
blée , etc. ). 

La  surface  extérieure  ( des  formes  imitatives  ) 
est  tantôt  un  peu  rude  ou  même  drtisique , tantôt 
lisse,  pvesque  toujours  motte,  rarement  éclatante. 

A l’intérieur , la  malachite  compacte  est  malt» 
ou  un  peu* éclatante  ( suivant  l'espèce  de  cassure  ). 

La  cassure  est  tantôt  conchoïde , tantôt  inégal* 
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à grains  fins  ; quelquefois  aussi  elle  devient  unis 
ou  fibreuse,  à.  fibres  minces. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés  , à bords  peu 
aigus  ou  un  peu  cunéiformes. 

Elle  se  présente  presque  toujours  en  pièces  sé- 
parées, tes  lacées , courbes , concentriques.  Elles  sont 
courbées  parallèlement  à la  surface  extérieure  des 
formes  imitatives  ; chacune  d’elles  a ordinairement 
une  intensité  différente  de  couleur;  ce  qui  donne 
à la  malachite  un  aspect  rubané. 

Elle  est  opaque  ; — tendre , passant  au  très-ten- 
dre ; — aigre  ; — facile  à casser  ; — mêdia$re- 
ment  pesante. 

Pes.  spfc . 3,5718  à 5,6412. 

Caractères  chimiques.  , 

Traitée  au  chalumeau,  la  malachite  pétille, 
éclate,  et  noircit  sans  qu’on  puisse  la  fondre  sans 
addition  : avec  le  verre  de  borax  elle  se  bour- 
souffle  et  le  colore  en  vert  : elle  fait  effervescence 
avec  les  acides , et  donne  avec  l’ammoniaque  un* 
dissolution  bleue. 

Parties  constituantes. 

Suivant  l'analyse  de  la  malachite,  donnée  par 
Fontana  , elle  est  composée  de  66  à 76  centièmes 
de  cuivre , et  le  reste  est  de  l’acide  carbonique  et 
de  l’eau,  . 
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Pelletier,  qui  a aussi  analysé  la  malachite,  pense 
qu’elle  est  composée  de  carbonate  de  cuivre , et  en 
outre  d’oxigène,  mais  en  proportion  beaucoup  plus 
grande  que  l’azur  de  cuivre.  ( V oyez  l’espèce  pré- 
cédente ). 

Klaproth  a confirmé  le  résultat  de  Pelletier  dans 
l’analyse  qu’il  a donnée  de  la  malachite  compact* 
de  Sibérie , ainsi  qu’il  suit  : 

Cuivre 58 

Acide  carbonique 18  / 

Oxigène 12. 5o  \ > 

Eau n.5o  ( T-2,P.29o. 

100  ) 

Usage. 

La  malachite  est  exploitée  avec  les  autres  mine- 
rais de  cuivre  qui  l’accompagnent  pour  en  retirer 
le  cuivre,  mais  on  l’extrait  aussi  quelquefois  sé- 
parément pour  en  faire  une  couleur  verte  que  l’on 
emploie  en  peinture.  Les  morceaux  compactes  et 
un  peu  gros  sont  réservés  pour  être  sciés  et  polis, 
la  couleur,  l’aspect  soyeux  et  les  bandes  concen- 
triques de  la  malachite  la  faisant  rechercher  beau- 
coup en  bijouterie:  on  l’emploie  en  plaques,  qui, 
lorsqu’elles  sont  un  peu  grandes  et  de  couleur  bien 
nuancée  , sont  souvent  d’un  prix  assez  considé- 
rable (*). 

(*)  Le  citoyen  Patriu  a vu , à Pe’tersbourg , une  plaque 
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U MALACHITE. 


MÉTAUX. 

Gissement  et  localité». 


Les  deux  sous -espèces  de  malachite  sont  liées 
l’une  à l’autre  par  des  passages  insensibles,  et  se 
rencontrent  presque  toujours  ensemble. 

La  malachite  est  toujours  mélangée  dans  les 
mines  aTec  les  autres  minerais  de  cuivre,  tel  que 
l’azur  de  cuivre , la  pyrite  cuivreuse , le  rothkup- 
fererz , le  cuivre  vitreux , le  ziegelerz , etc. 

Ou  en  trouve  dans  le  Bannat  ( Moldawa,  Saska  ) ; 
en  Saxe  ( Kamsdorf,  Freyberg  ) ; en  Angleterre, 
en  France,’ au  Hartz  ( Blankenbourg  );  en  Silésie, 
en  Tirul , en  Hongrie , etc. , et  surtout  dans  les 
monts  Urals  en  Sibérie,  d’où  sont  venus  les  mor- 
ceaux les  plus  beaux. 

* 

Me  U A R QV 1. 

Beaucoup  de  minéralogistes  regardent  le  tvzfergrun 
ou  vert  de  cuivre , qui  est  l’espèce  suivante , comme  une 
varie'te'  de  malachite. 


demalachite  ayant  3a  pouces  de  longueur,  sur  1 7 de  largeur 
et  2 d’e’paisseur.  11  n’en  existe  peut-être  pas  d’aussi  grande  t 
aussi  l’ estimait-on  a©, 000  liv. 
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DOUZIEME  ESPÈCE. 

KVPFERGRUN.  — LE  VERT  DE  CUIVRE 

OU  LA  CHRTSOCOLLE. 


CUPRVM  OCHRACEUM  CHRYSOCOLLA. 

...  . . • • > 

IA.  Eimn.  T.  2 , p.  260.  — Wid.  p.  772.  -#  Lenz  , 
T.  2 , p.  147.  — W.  P.  T.  1 , p.96.  — * M.  L.  p.  424. 
— Estn.  T.  5 , p.  595.  — Æmgo  nativa  granulata  et 
superficiaiis , Wall.  T.  a,  p.  287  et  288.  — Mountain 
green  , Kirw.  T.  2 , p.  i34-  — Cuivre  oxidé  vert  terreux  y 
D.  B.  T.  2 , p.  336.  — R.  D.  L.  T.  3 , p.  356.  — Oxide 
vert  de  cuivre , Lam.  T.  1 , p.  187. — Cuivre  carbonate 
vert  pulvérulent , Haüy.  > 


Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  vert-de-gris  parfait , plus  ou 
moins  foncé , qui  passe  quelquefois  au  vert  éme- 
raude ou  tire, vers  le  bleu-de-ciel. 

On  trouve  le  vert  de  cuivre  quelquefois  en 
masse  et  disséminé  ; le  plus  souvent  il  est  super- 
ficiel sur  d’autres  minéraux. 

A l’intérieur  il  est  mat. 

Sa  cassure  est  terreuse  ou  devient  quelquefois 
conchoïde  ( d petites  cavités  )'  ou  inégale  , à petits 
grains,  ou  à grains  fins.  . 

Ses  fragmens  sont  indéterminés,  à bords  obtus. 

11  est  opaque  ou  très -rarement  un  peu  trans- 
lucide sur  les  borda.  ...  ; 
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•Il  est  tendre,  souvent  très-tendre  et  même  fria- 
ble ; — aigre  ; — facile  à casser  ) — médiocrement 
pesant. 

Caractères  chimiques. 

Il  noircit  au  chalumeau  sans  se  fondre  ; il 
colore  en  vert  le  verre  de  borax. 

Parties  constituantes. 

• 

On  regarde  le  vert  de  cuivre  comme  un  mélang® 
d’oxide  de  cuivre  avec  de  l’argile  ou  de  la  chaux  r 
on  n’en  a point  donné  d’analyse  plus  exacte  ; mais- 
il  paraît  que  le  résultat  en  serait  très- variable , du 
moins  quant  aux  proportions  (*). 

Gissement  et  localités. 

On  trouve  du  vert  de  cuivre  en  Saxe  ( Freyberg, 
Altemberg  , Seifen  , Kamsdorf  ) ; en  Angleterre, 
au  Hartz  ( Andreasberg  ) ; en  Norwége , en  Si- 
lésie , en  Sibérie , en  Hongrie , dans  le  duché  de 
Wirtemberg , etc. 

La  pyrite  cuivreuse,  le  ziegelerz,  l’azur  de  cui- 
vre , le  fahlerz , la  malachite  , sont  les  mines  de* 
cuivre  qui  l’accompagnent  le  plus  ordiuairemeut. 
Il  est  aussi  souvent  mélangé  d’ocre  martiale , 
d’argile  et  de  quartz. 


(*)  Le  citoyen  Haüy  pense  que  le  vert  de  cuivre  n’est 
qu’une  malachite  pulve'rulcnte,  et  quepar  conséquent  l’osjde 
de  cuivre  y est  uni  à l’acide  carbonique. 
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Il  passe  tantôt  à l’espèce  suivante,  tantôt  à la 

malachite.  * 

* 

Remarque. 

La,  variété  de  vert  de  cuivre  tirant  au  bleu-de-ciel , a 
«te’  appele'e  souvent  bleu  de  montagne  , bleu  de  cuivre  , 
berg lau  , ku/zfcrblau. 


TREIZIEME  ESPECE. 

E IS  ENS  CH  U S S I G ES  K U P FE  RG  R UN. 

LE  VERT  DE  CUIVRE  FERRUGINEUX. 

CUPRUM  OCHRACEUM  F ERRUGINOSUM. 

# - 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  262.  — Wid.  p.  77?.  — Esta. 
T.  3,p.  6o5.  • 

Nota.  M.  Werner  , et  d’après  lui  tous  les  minéralo- 
gistes allemands  , regardent  ce  vert  de  cuiv#e  comme 
spécifiquement  distinct  du  precedent.  On  en  distingue 
deux  sous-espèces. 

, Ire.  SOUS-ESPÈCE. 

\ 

ERDIGES  EISENSCHUSSICES  KUPFERGRUN. 

LE  VERT  DE  CUIVRE  FERRUGINEUX  TERREUX. 

Cuprum  ochraceum  Jerruginosum  terrosum. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  262.  — Wid.  p.  775.  — Lenz  , 
T.  2 , p.  149.  — W.  P.  T.  1 , p.  96.  — M.  L.  p.  4a 6- 
> — Èstn.  T.  3 , 6o5. 


LS  VERT 
SE  CUIVRE. 
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Caractères  extérieurs. 

Sa  couleui'  est  un  vert  olive  vif,  qui  très-sou- 
vent passe  au  vert-serin  ou  au  vert-pistache  clair. 

On  le  trouve  en  masse  ou  plu*  souvent  dissé- 
miné. 

11  est  mat. 

11  a une  cassure  terreuse. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  obtus. 

Il  est  très-tendre,  passant  au  friable;  — aigre ; 
— ■ très-facile  à casser  ; — maigre  au  toucher  ; — 
médiocrement  pesant. 


MS  VERT 
DE  CUIVRE 
VKilRUGlNEUX. 


Ile.  SOUS-ESPECE. 


SCBLACKIGES  E I SEN  SC  BUS  S IC  ES  BU  PF  ETICRUB. 

V 

LK  vert  de  cuivre  ferrugineux  scoriacé. 
Cupnfm  ochraceum  ferruginosum  scoriaceum. 
lit.  Emm.  T.  2 , p.  263;  — Wid.  p.  775.  — Lenz , 
p.  j5o.  — W.  P.  T.  j , p.  97.  — M.  L.  p.  426. 


Caractères  extérieurs. 

• 

S A couleur  est  un  vert-olive  foncé  ou  vert  pista- 
che , qui  passe  au  vert-poireau. 

On  le  trouve,  ou  en  masse , ou  disséminé. 

A l’intérieur,  il  est  éclatant  oul  peu  éclatant, 
d’un  éclat  vitreux. 

Sa  cassure  est  conchoïde } à petites  cavités  plus 
ou  moins  applaties. 
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Se*  fragmeus  sont  indéterminés , à bords  peu 
aigus. 

Il  est  tendre  ; — aigre  ; — facile  à casser  ; — 
médiocrement  pesant. 

Parties  constituantes. 

On  n’a  point  encore  fait  d’analyse  exacte  da 
vert  de  cuivre  ferrugineux  ; il  paraît  que  c’est  en 
effet,  comme  son  nom  l’indique,  un  mélange  de 
vert  de  cuivre  avec  de  l’oxide  de  fer  ( eisenokker  ), 
dans  différentes  proportions. 

Gissement  et  localités. 

Cette  substance  minérale  est.  jusqu’ici  fort  rare, 
et  elle  n’existe  que  dans  très- peu  de  collection*. 
Werner,  dans  le  Catalogue  de  Pabst,  en  décrit 
trois  morceaux  venant  de  Saalfeld  en  Saxe.  La 
variété  terreuse  est  souvent  désignée  sous  le 
nom  de  lobait  terreux  vert , grüner  erdlobolt , et 
l’autre  sous  celui  de  cuivre  vitreux  vert , grüner 
lupferglas. 

V * 

Quelques  autres  minéralogiste*  indiquent  aussi 
du  vert  de  cuivre  ferrugineux  à Kamsdorf  en 
9axe , Lauterberg  au  Hartz,  Freudenstadt  dans 
le  Wirtemberg. 

Les  fninéraux  dont  il  est  accompagné  le  plus 
ordinairement,  sont  l’azur  de  cuivre,  le  falilerz, 
la  malachite  et  antres  mines  de  cuivre  ; le  eisen- 
okker,  le  spath  pesant,  le  quartz,  etc. 


LE  VEUT 
JîB  CUIVRE 
7ER.RU6INEUZ. 
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QUATORZIEME  ESPECE. 

OLITENERZ.  — MINE  DE  COULEUR  OLIVË 

OU  LE  CUIVRE  ARSENICAL. 

CU  P RU  M MIXERAL1SATÜM  ARSENICALE. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  264.  — Wid.  p.  776.  — Lenz  , 
T.  2 , p.  i5i,  — Arsenical  kupfer , Estn.  T.  5 , p.  622.  — 
Olive  copper  are  , Kirw.  T.  2 , p.  i5i.  Mine  de  cuivre 
arsénié' , Lam.  T.  1 , p.  202.  — Cuivre  arseniaté , Haüjr.  T* 

* 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  ordinaire  est  un  vert  olive , qui  passe 
quelquefois  au  vert  noirâtre  ou  au  vert-poireau > 
ou  plus  rarement  au  vert-de-gris. 

On  le  trouve  très-rarement  en  masse  ou  dis- 
séminé , mais  plus  communément  cristallisé. 

Ses  formes  sont  : 

a.  De  petites  prismes  à 6 faces  ( dont  4 plus 

larges  opposées  se  réunissent  deux  a deux  sous  un 
angle  très-obtus,  et  deux  autres  plus  étroites), 
terminés  par  un  biseau  dont  les  faces  sont  placées 
sur  les  faces  latérales  étroites.  * 

b.  Le  prisme  à 6 faces , terminé  par  un  pointe - 
ment  à 6 faces. 

c.  Des  cristaux  capillaires , grouppês  en  faisceau 
ou  en  forme  de  mousse , à la  surface  d’autres  mi- 
néraux. 

d.  De 
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d.  De  très-petits  cubes  qui  ressemjfc’  -ut  quel-  1*  cvtvri 
quefois  à une  table  quadrilatère  (*). 

Les  faces  latérales  des  prismes  sont  striées  en 
longueur . 

Lorsqu’elles  ne  sont  pas  recouvres  de  vert- 
de-cuivre,  ce  qui  est  assez  ordinaire,  elles  sont 
très-éclatantes  : c’est  l'éclat  du  diamant  qui  passe 

Y éclat  gras. 

A l’intérifcir,  l’olive nerz  est  éclatant. 

La  petitesse  des  cristaux  empêche  de  détermi- 
ner sa  cassure:  elle  paraît  être  conchoïde , ou  un 
peu  lamelleuse , ou  inégale  à petits  grains  (**). 

Les  cristaux  cubiques  sont  diaphanes , les  au- 
tres ne  sont  que  translucides. 

L’olivenerz  donne  une  raclui’e,  qui  est  tantôt 
d’un  jaune  de  paille , tantôt  d’un  vert-olive. 

Il  est  tendre,  passant  au  demi-dur. 

Il  paraît  être  médiocrement  pesant. 

Caractères  chimiques. 

Les  cristaux  capillaires  décrépitent  au  chalu- 
meau , et  donnent  une  odeur  arsenicale  : ils  se 


(*)  Emmerling  ajoute  que  souvent  leurs  angles  sont 
fortement  tronqués;  ce  qui  donne  le  passage  du  cube  à 
l’octaèdre. 

Dans  la  variété'  d’un  vert-de-gris  , les  cristaux  sont 
tellement  groupes,  que  la  cassure  totale  est  rayonnée,  à 
rayons  divergens  , en  étoiles  ou  en  faisceaux. 

Minéral,  èlém.  Tome  II.  _ O 


* 
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ls  ci'ivsB  fondent  un  un  globule  grisâtre  qui , traité  avec  le 

Ausüni.;al.  . ,•  . . 

borax,  donne  un  grain  de  cuirre  malléable. 

Les  cristaux  cubiques  se  boursouflent  au  cha- 
lumeau , dégagent  une  odeur  arsenicale  moins 
forte,  et  se  fèndent  ( quoique  plus  difficilement) 
en  un  globule  métallique  qui  , traité  avec  le 
borax , donne  un  grain  de  cuivre  malléable  ; 
mais  sa  couleur  ést  pâle,  et  il  a des  taches  d’ur^ 
gris  d’acier,  que  Klaprolh  attribue  #la  présence 
du  fer. 

Parties  constituantes. 

D’après  l’analyse  de  Klaproth , l’oliveqerz  est 
composé  de  cuivre  et  d’arsenic,  avec  un  peu  de 
fer.  Les  proportions  n’en  sont  pas  indiquées. 

Gissement  et  localités . 

Le  cuivre  arsenical  est  un  minéral  très-rare  : 
il  provient  de  Karrarach  dans  le  Cornouailles, 
où  il  est  accompagné  de  mine  de  fer  brune , 
de  malachite  compacte , de  vert-de-cuivre , de 
fahlerz , rarement  de  mine  d’uranite  verte.  Sa 
gangue  est  une  lithomarge  jaune,  mélangée  de 
quartz. 

Il  paraît  qu’on  en  a trouvé  aussi  à Jonsbach 
v près  de  Rudelstadt  en  Silésie. 

^ Remarques. 

Le  citoyen  Lelièvre  a lu  à l’Institut  national , le  1 1 
floréal  an  9 , un  Mémoire  sur  cette  substance. 
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Les  cristaux  qu'il  a observes  , e'taient  des  tables  à 6 tRcaivae 
^aces , partant  des  biseaux  sur  les  bords:  leur  couleur  e'tait  AKStMtAX‘ 
le  vert  émeraude.  Traites  au  chalumeau  , ces  cristaux  dé- 
crepiteut  et  donnent  l’odeur  arsenicale.  11  a été  obligé 
de  les  broyer  avec  le  borax  pour  les  fondre  , parce 
qu’ils  se  dispersaient  entièrement  par  la  de’cre'pitation. 

Le  borax  a e'te'  coloré  en  vert , et  le  globule  présentait 
des  parcelles  de  cuivre  à l’état  métallique. 

Le  citoyen  Vauquelin  a fait  l’analyse  de  ces  cristaux , 
et  il  a reconnu  qu’ils  étaient  composés  de  : 

Oxide  de  cuivre ....  5g 

Acide  arseuique  ...  45  * 

* Eau 17 

» 99 

Appendice. 

On  trouve  , dans  les  ouvrages  des  minéralogistes , des 
descriptions  de  plusieurs  mines  de  cuivre  que  M.  Wer- 
ner  ne#  considère  pas  comme  des  espèces  , soit  parce 
qu’elles  ne  sont  pas  assez  caractérisées  , soit  parce 
qu’elles  ne  sont  autre  chose  que  des  mélanges  de  subs- 
tances terreuses  avec  une  ou  plusieurs  des  espèces  pré- 
cédentes : en  voici  quelques-unes. 

1®.  Le  schiste  cuivreux  ou  kupjerschiefèr;  c’est]e  schiste 
marno-bitumineux  , qui  forme  une  espèce  dans  le  genre 
calcaire  ( Voyez  T.  1 , p-  574  ) : ou  l’exploite  comme 
mine  de  cuivre. 

a®.  L<  grès  cuivreux  , hupfersanderz  • c’est  un  grès  mé- 
langé de  beaucoup  de  substances  métalliques  différentes  : 
on  y trouve  des  mines  d’argent,  de  cob:.|f,  de  plomb, 
et  surtout  de  cuivre  , pour  lequel  on  l’exploite,  Ce  grès 
se  trouve  principalement  dans  la  Thuringe  : il  eu  a été 
question  ci-dessus. 

Oa 


% 
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5*.  Mine  de  cuivre  hépatique  , kupjerlebererz.  On  a 
désigné  sous  ce  nom  plusieurs  mines  de  cuivre  , telles  que# 
le  cuivre  oxide'  rouge  , la  mine  de  cuivre  panachée  , le 
ziegelerz , la  pyrite  cuivreuse.  Il  paraît  que  cette  déno- 
mination vient  des  mineurs  , qui  la  donnent  à presque 
toutes  les  mines  de  cuivre  indifféremment  lorsqu’elles 
sont  dans  un  état  de  décomposition  , ou  lorsqu’elles  sont 
mélangées  avec  de  la  mine  de  fer  terreuse  brune. 

4°.  Pècherz  ou  kupferpecherz  , mine  de  cuivre  pici- 
fo  rme.  11  en  a été  question  à la  suite  du  ziegelerz.  ( Voyez 
ci-dessus  , p.  187.  ) • 

• 5°.  Kupferbranderz  , mine  de  cuivre  bitumineuse  -y 

c’est  un  schiste  bitumineux  mélangé  de  pyrites  cuivreuses  , 
et  qui  est  exploité  comme ^mine  de  cuivre  en  Suède  et 
en  Sibérie  : il  parait  rentrer  dans  le  schiste  cuivreux  in- 
diqué ci-dessus. 

6°.  Glockenerz , littéralement  mine  de  cloches.  Klaproth 
a reconnu  que  c’était  de  l’étain  pyriteux  mélangé  avec . 
beaucoup  de  cuivre  , en  sorte  qu’il  fournit  à la  fiftite  un 
alliage  semblable  à celui  dont  on  fait  les  cloches. 

7".  Messingerz  , mine  de  laiton;  c’est  tantôt  une  blende 
mélangée  de  cuivre  , tantôt  une  pyrite  cuivreuse  mélan- 
gée de  blende  , en  sorte  que  le  métal  que  l’on  en  obtient 
par  la  fusion  , est  un  véritable  laiton. 

8°.  La  turquoise  , tiirkis  ; c’est  une  substance  miné- 
rale que  sa  belle  couleur  bleue  t due  à un  oxide  de 
cuivre  dont  elle  est  imprégnée  , et  sa  rareté  , ont  fait 
rechercher  beaucoup  pour  la  bijouterie  : on  la  taille 
principalement  en  bague.  Lorsqu’elle  est  d’un  certain 
volume  , elle  *est  d’un  prix  assez  considérable.  On  dit 
communément  que  ce  sont  des  os  ou  des  dents  de 
quadrupèdes  qui  forment  la  base  de  cette  substance  , et 
que  l’oxide  de  cuivre  y a été  amené  par  des  infiltrations  , 
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•omme  dans  toutes  les-  autres  pétrifications.  En  effet , 

cela  est  vrai  de  la  plupart  des  turquoises  ; mais  il  parait 

qu’il  y a eu  aussi  des  pierres  calcaires  iinpre'gne'es 

d’oxide  de  cuivre,  qui,  présentant  la  couleur  et  l’aspect 

qui  caracte'rise  la  turquoise  , ont  e'te'  données  sous  ce  » 

nom. 
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LE  GENRE  FER. 
PREMIERE  ESPECE. 

GEDIEGEN  E1SEN.  — LE  FER  NATIF. 
FÏRRUM  NATIVUM. 

Jd.  Emm.  T.  2 , p.  271.  — Wid.  p.  78t.  — Lenz, 
T.  2 , p.  |53.  — W.  P-  T.  1 , p.  129-  M.  L.  p.  427 • 

— Ferrum  nativum  , Wall.  T.  2 , p.  . — Native  iron  , 

Kirw.  T.  2,  p.  i56.  — Fer  natif,  D.  B.  T.  2 , p.  257. 

— Id.  R.  D.  L.  T.  3 , p.  16S.  — Lam.  T.  1 , 216.  — 

Jd.  Haixy.  ' 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  ( dans  une  cassure  fraîche)  est  d’un 
gris  d'acier  clair , qui  passe  au  Manc  d'argent  ; 
mais  ordinairement  sa  surface  est  d’un  noir  bru- 
nâtre ou  grisâtre  ( ce  qui  est  dû  à son  oxldation  ). 


Sa  surface  est  assez  lisse  ; lorsqu’elle  n’est  pas 
recouverte  de  rouille,  elle  est  éclatante. 

A l’intérieur,  le  fer  natif  est,  ou  éclatant , ou 
tout  au  moins  très-brillant  : c'est  un  éclat  métal- 
lique. 

Sa  cassure  est  crochue  ou  hamiforme. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  assez 
aigus. 
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Il  tient  le  milieu  entre  le  demi-dur  et  le  tendre.  « «* 
* Il  est  parfaitement  ductile  ; — flexible  sans  être 
élastique  ; très-pesant. 

Pes.  spéc.  Fer  fondu,  7,207  , Brissov.  7,76$  à 7,807,  $0 

Muschenbroek. 

Caractères  chimiques. 

Le  fer  natif  est  infusible  au  feu  ordinaire  des 
fourneaux  ; il  se  dissout  dans  tous  les  acides  ; il 
dégage  du  gaz  hydrogène  par  le  moyen  de  l’acide 
sulfurique  étendu  d’eau.  Si  on  le  mouille  et  qu’on 
l’expose  à l’air*,  il  se  couvre  de  taches  jaunâtres, 
connues  sous  le  nom  de  rouille.  , 

Caractères  physiques. 

Le  fer  natif  possède  naturellement  la  propriété' 
magnétique  sans  qu’on  la  lui  ait  communiquée 
artificiellement , comme  au  fer  forgé  , par  le 
moyen  des  aimans  naturels. 

Usages. 

Le  fer  natif  est  très -rare  et  n’a  jamais  été 
l’objet  d’alicune  exploitation.  Ce  sont  les  espèces 
suivantes  q^}  nous  founissent  ce  métal , le  plus 
précieux  de  tous  par  son  utilité. 

L’emploi  continuel  que  l’on  lait  dn  fer  dans 
les  arls  et  dans  tous  les  usages  économiques,  sont 
trop  connus  pour  qu’il  soit  besoin  de  les  détailler  ; 
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inxiir.  ü suffit  d'indiquer  les  différens  états  sous  lesquel» 
on  l’emploie.  • 

i°.  Le  fer  fondu,  qui  est  dur,  aig^p  et  cassant, 
que  i’ori  coule  dans  des  moules. 

• 20.  Le  fer  forgé,  qui  est  moins  dur,  mais  duc- 

tile et  non  cassant:  on  le  travaille  au  marteau. 

3°.  L’acier,  qui  est  beaucoup  plus  dur,  cassant, 
mais  Waitable  à chaud  : c’est  la  matière  des  outils 
tranclians  ; sa  dureté , augmentée  par  la  trempe  , 
surpasse  celle  de  tous  les  autres  métaux.. 

Le  fer , dans  ces  trois  états  , est  métallique  , 
mais  combiné  néanmoins  avec  de  petites  quan- 
tités d’oxigène  et  de  charbon  , dout  les  proportions 
variables  varient  aussi  ses  propriétés. 

Les  oxides  de  fer,  soit  natifs,  soit  artificiels, 
sont  aussi  employés  comme  matière  colorante  en 
peinture.  Le  sulfate  de  fer,  plus  counu  sous  le 
nom  de  couperose  verte  ou  vitriol  vert  ou  martial, 
est  un  des  principaux  agens  que  l’on  emploie  en 
teinture.  La  médecine  se  sert  des  préparations 
ferrugineuses  comme  toniques. 

Enfin  , l’usage  seul  des  aiguilles  aimantées  , 
dans  la  navigation  , suffirait  pour  que  l’on  dût 
regarder  le  fer  comme  étant,  de  tc^es  les  subs- 
tances métalliques , le  plus  riche  présent  que  la 
nature  nous  ait  fait. 
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Gissement , localités  et  remarques. 

* 

♦ 

On  a trouvé  du  fer  natif  en  plusieurs  endroits , 
entr’autres  à Kamsdorf  et  Eibenstoek  en  Saxe  (*) , 
à Kransnajarsk  près  du  Jenissei  en  Sibérie  (**) , 
à Olumba  près  de  Saint-J  ago  dans  l’Amérique 
méridionale  (***) , enfin  à Oulle  près  Grenoble 
en  France  (****). 

Celui  d’Eibenstock  était  en  masse  informe  , recou- 
vert de  rouille  mélangée  avec  de  l’argile  et  de  l’héma- 
tite : Wcrner  le  décrit  dans  le  Catalogue  de  Pabst. 

A Kamsdorf  il  est  disséminé  au  milieu  d’une  masse 
de  mine  4e  fer  brune  , de  fer  spathique  , de  spath  pesant; 
Karsten  l’a  décrit  dans  le  Muséum  de  Leske. 

Le  fer  natif  de  Sib’érie  est  celui  qui  est  le  plus  connu; 
il  formait  une  masse  spliéroïdale  d’environ  i/,  quintaul , 
placée  à la  surface  de  la  terre  vers  le  sommet  d’une 
montagne.  Aucune  antre  semblable  n’a  été  trouvée  aux 
environs  : elle  était  enveloppée  d’une  croûte  de  rouille 
de  quelques  lignes  d’épaisseur.  La  contexture  de  ce  fer 
natif  était  rameuse  et  cellulaire  ; ses  cavités  étaient 
remplies  d’une  substance  vitreuse  verdâtre  transparente , 
qui  raye  le  verre  , assez  semblable  à upe  scorie  , mais 
que  d’autres  minéralogistes  regardent  comme  étant  de' 


I4S  Fïl  HATIF. 


Charpentier,  Minéralog.  géogr.  al£>. 

{+*)  Pallas  , Voyage  en  Russie  t T.  4 > P-  ^5 , édit, 
franç.  in-4°. 

(***)  Transactions  philosophiques  , 1788. 

(•>***)  Schreiber , dans  le  Journal  de  Physique , Juillet 
J 792. 
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la  chrysolite.  Pallas , qui  a fait  apporter  cette  masse  de 
fer  à Pctersbourg  , l’a  décrite  dans  ses  Voyages  ; il  la 
regarde  comme  e'tant  ve’ritablement  du  Ter  natif  dépose' 
par  la  voie  humide,  comme  toutes  les  autres  mines  de 
fer , et  il  pense  qu’il  est  impossible  de  supposer  qu’elle 
soit  le  résidu  d’anciennes  fonderies  , ou  qu’elle  ait  été 
produite  par  la  fusion  d’uû  minéral  de  fer , opérée  par 
des  feux  souterrains  , des  éruptions  volcaniques  ou  par 
la  foudre. 

Le  fer  natif  de  l’Amérique  méridionale  est  décrit  par 
Rubin  de  Celis  : il  formait  une  masse  unique  pesant 
5oo  quintaux  , recouverte  de  rouille  , remplie  d«  cavités  , 
et  ayant  en  tout  beaucoup  de  rapport  avec  celle  de 
Sibérie  : elle  a été  trouvée  de  même  à la  surface  de  la 
terre. 

Enfin  le  fer  natif  de  la  montagne  de  Oulle  , aux 
environs  de  Grenoble  , était  sous  forme  de  stalactites 
rameuses  , ^disséminées  dans  un  filon  composé  de  mine 
de  fer  brune  ou  hépatique  , d’hématite  , d’ocre  mar- 
tiale , de  quartz  et  de  terre  argileuse.  Ce  filon  , situé 
dans  une  montagne  de  gneiss  , n’avait  pas  été  exploité 
anciennement  , et  c’est  à douze  pieds  de  profondeur 
qu’on  y a trouvé  le  fer  natif  j ce  qui  exclut  toute  idée 
qu’il  puisse  y avoir  été  enfoui  par  les  hommes  : la  cons- 
. titution  des  montagnes  environnantes  ne  permet  pas 
non  plus  de  supposer  qu’il  ait  subi  l’action  des  feux 
volcaniques. 

Tel  est  le  gissement  du  fer  natif  dans  les  différens 
lieux  où  il  a été  trouvé  : on  est  encore  partagé  sur 
son  origine  ; et  en  effet , on  ne  peut  se  dissimuler  qu’il 
n’y  ait  de  grandes  difficultés  pour  l’expliquer , surtout 
relativement  à ceux  de  Sibérie  et  de  l’Amérique  méri- 
dionale j aussi  beaucoup  de  minéralogistes  rejettent  en- 
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core  l’idée  qu’il*  aient  pu  âvoir  et#  produits  par  la  voie 
humide  , comme  M.  Pallas  l’a  pensé.  Cependant  il  est 
difficile  de  ne  pâs  admettre  cette  opinion  relativement 
au  fer  natif  de  Oulle  , et  il  est  e’tonnant  qu’il  ait  été  à 
peine  cite'  par  les  minéralogistes  allemands  pour  appuyer 
le  sentiment  de  Pallas , qta’ils  paraissent  avoir  adopte'  , du 
moins  pour  la  {plupart. 

Le  docteur  Chladni  , de  Wittemberg  , a publie'  à ce 
sujet  , en  1794  > un  ouvrage  (*)  dans  lequel  il  examine 
toutes  les  hypothèses  qui  ont  été  imaginées  pour  expli- 
quer la  formation  de  la  masse  de  fer  natif  de  Sibe'rie  , 
de  celle  de  l’Amérique  méridionale  , et  d’uné  autre  sem- 
blable , pesant  i5  à «7  milliers  , trouvée  à Aken  , près  de 
Magdebourg  , sous  le  pâvc'  de  la  ville  , et  que  l’on  a 
reconnue  avoir  toutes  lès  qualités  du  meilleur  acier 
anglais.  t 

. 11  prouve  qu’il  est  également  impossible  d’admettre  , 

et  leur  production  par  la  voie  humide  , et  leur  fusion, 
oit  artificielle  , soit  naturelle  , par  le  feu  des  volcans  , 
par  celui  des  houilles  embrasées  , ou  même  par  le  feu 
du  ciel. 

Il  rassemble  ensuite  beaucoup  d’observations  d’un 
autre  genre  , desquelles  il  résulte  qu’il  est  tombé  en  • 
difle'rens  tems  , dans  plusieurs  pays  hors  de  toutes  cir- 
constances volcaniques  , des  masses  minérales  d’un  vo- 
lume plus  ou  moins  considérable  , ayant  des  caractères 
de  fusion  , et  dont  plusieurs  étaient  brûlantes  au  moment 
de  leur  chute  , et  il  regarde  comme  très-probable  que 
les  masses  de  fer  dont  il  est  question  , ont  eu  la  meme 
origine. 

(*)  liber  der  ursprung  der  von  Pallas  gefundenen  und 
auderer  ihr  æhnlicher  Eisenmassen  , etc.  Riga , *794- 
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mi  m»  katif.  Mais  d’oô  ont  pu  provenir  ces  masses  mine’rales  ainsi 

projete'es  dans  l’atmosphère  et  lance'es  sur  la  terre  ? Le 
docteur  Chladni  réfute,  toutes  les  explications  qu’on  a * 
cherche'  à en  donner  , et  il  pense  que  ce  ne  sont  point 
des  cârps  terrestres  , mais  des' corps  célestes.  ( Sind  nicht 
tellurische  , sondern  kosmische  kœrper.  ) Il  lui  paraît 
très-probable  que  les  me'te'ores  enflammes  , appele's  balles 
à Jeu  , étoiles  tombantes  , et  que  l’on  croit  être  dus  à . 
quelques  inflammations  électriques  , ne  sont  autre  chose 
que  de  semblables  corps...... 

Quel  que  soit  le  jugement  que  l’on  porte  sur  cette 
hypothèse  extraordinaire  et  hardie  , l’ouvrage  du  doc- 
teur Chladni  ne  me'rite  pas  moins  d’être  lu  , tant  par  le 
grand  nombre  de  phe'nomènes  peu  connus  qui  y sont 
indiques  , que  par  la  manière  inge'nieuse  dont  il  re'fute 
toutes  les  explications  qu’on  en  a donne'es  jusqu’ici 
pour  e’tablir  son  opinion  (*). 


(*)  U va  en  paraître  bientôt  une  traduction  française. 
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SECONDE  ESPECE. 

SCHJVEFELK  TES . — LA  PYRITE  SULFUREUSE 

OU  PYRITE  MARTIALE. 

\ 

FERRUk  MINERALISATUM  PYRITES. 

> . I 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  28g.  — Wid.  p#7g4-  — Lenz, 
T.  2 , p.  1 55.  — Sulphurferro  mineralisatum Pyrites 
sulphureus  , Wall.  T.  2 , p.  126.  — Martial  pyrites,  Kirw. 
T.  2 , p.  76.  — Pyrite  martiale  , Marcassite,  R.  D.  L. 
T.  5 , p.  208.  — Pyrite  sulfureuse  , Sulfure  de  fer , D.  B. 
T.  2 , p.  96.  — Per  sulfuré  , Haüy. 

Cette  espèce  est  divise'e  par  \Verner  en  quatre  sous- 
espèces. 

K S O ü S - E S P E C E.  ^ 

CEMEINER  SCHEfr  EF  E LKIES.  LA  PYRITE  MARTIALE 

COMMUNE. 

Ferrum  mineralisatum  pyrites  vulgaris. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  289.  — Wid.  p.  794-  — Lenz  , 
T.  2 , p.  i55.  — W.  P:  T.  1 , p.  i3o._  M.  L.  p.  43o. 

Caractères  extérieurs. 

> 

S ’A  couleur  est  un  jaune  de  bronze , qui  passe 
tantôt  au  jaune  d’or , tantôt  au  gris  d’acier  ; sa 
surface  est  tantôt  brunâtre  % tantôt  bigarrée. 

On  la  trouve,  ou  en  masse , ou  disséminée , ou 
superficielle , en  dendrites  ; quelquefois  sous  diffé- 
rentes formes  imitatives  ( globuleuse , uvi forme y ré- 
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la  prmTE  niforme  , tuberculeuse  , cellulaire  ) et  très-souvent 

HAttTlALH.  , 

C’A* i A5  ta  l lis  GC» 

0 Ses  formes  sont  : 

a.  Le  cuie  parfait  à faces  planes  au  convexes. 

b .  , Le  cube  ayant  tous  ses  angles  tronqués  , sou- 
vent si  fortement,  que  le  cristal  tient  également 
du  cube  et  de  l’octaèdre.  ' 

c.  Le  cube  tronqué  sur  tous  ses  bords  ( de  ma- 
nière que  chaque  troncature  est  plus  inclinée  vers 
une  lace  que  vers  l’autre , et  que  chaque  face  en 
porte  deux  opposées  ). 

d.  Le  cube  ayant  sur  chaque  angle  un pointement 
à 5 faces  ( souvent  même  le  sommet  du  pointe- 
ment est  tronqué  ). 

octaèdre  parfait  ou  tronqué  sur  tous  ses 
angles.  % » 

f.  Le  dodécaèdre  à faces  'pentagonales  (*). 

, g.  Le  dodécaèdre  ayant  six  bords  opposés  et pa~ 
rallèles  deux  à deux , tronqués.  ( C’est  le  passage  au 
cube  .ou  plutôt  à la  forme  c.  ) 

h.  Le  dodécaèdre  tronqué  sur  8 angles , (ce  qui 
forme  le  passage  à l’icosaèdre  ). 

i.  JJ  icosaèdre  parfait:  il  est  très-rare  (**), 


(*)  Le  citoyen  Haüy  a’  fait  voir  que  ce  n’était  pas  le 
dode'caèdre  régulier  de  la  géométrie , les  pentagones  n’e'tant 
pas  réguliers  et  l'inclinaison  des  laces  étant  très-différente  : 
il  en  est  de  même  de  l’icosaèdre.  • 

(**)  Ou  peut  ajouter , d’après  le  citoyen  Haüy  , t°.  l’*Vo- 
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Les  cristaux  sont  en  général  petits  ou  trcs-petits  ; la  pyrite 

dllAATXALK. 

les  cubes  néanmoins  sont  quelquefois  de  grandeur  # 
moyenne  : ils  sont  le  plus  souvçnt  réunis , et 
forment  des  groupes  réni formes , uv formes , glo- 
buleux , etc. 

Les  surfaces  des  cristaux  sont  tantôt  lisses , 
tantôt  striées  ; celles  du  cubes  surtout  sont  souvent 
striées  deux  à deux  dans  trois  sens  dfférens. 

A l’extérieur,  les  cristaux  sont , ou  éclatans , ou 
très-éclatans  ; dans  les  autres  formes  extérieures  > 
la  surface  n’est  que  peu  éclatante  ou  même  seule- 
ment brillante.  » 

A l’intérieur,  la  pyrite  martiale  commune  est 
éclatante  ou  peu  éclatante:  son  éclat  est  métallique. 

Sa  cassure  est  inégale , à grains  de  différentes 
grosseurs  ; elle  devient  aussi  quelquefois  çonchoéde  s 
l’éclat  est  alors  plus  considérable. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés  , à bords  peu 
aigus. 


saècire  tronqué  sur  quatre  bords  opposés  deux-  à deux)  1 e 

triacontaèdre  ou  cristal  à 3o faces  ; c’est  la  forme  dans  la- 
quelle les  facettes  des  poinlemens  interceptent  tous  les 
bords  , et  re'duisent  les  faces  dH  cube  à de  simples  rliombes 
dans  trois  directions  diiTc'rentes  : le  cristal  parait  formé  de 
5o  rhombes. 

Quelques  minéralogites  allemands  citent  aussi  des  tables 
à 6 faces  équiangles.  (?)  Emmerling  les  regarde  comme  des 
pseudo-cristaux.  • 
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la  pyrite  Elle  est  dure  ; — opaque  ; — aigre  ; — peu 

MART1ALB.  _ . 

^difficile  à casser  ; — pesante. 

Elle  dpnne,  par  le  frottement,  une  odeur  sulfu- 
reuse. 

> Pes.  spèc.  4.682  à 4,789. 

* 

Caractères  chimiques. 

Traitée  au  chalumeau,  la  pyrite  martiale  com- 
mune exhale  une  forte  odeur  de  soufre,  et  brûle 
avec  une  flamme  bleuâtre;  elle  se  change  ensuite 

V*  *** 

en  un  globule  brunâtre  altirable  à l’aimant,  qui, 
traité  avec  le  verre  de  borax  , lui  communique  une 
couleur  d’un  vert  foncé  sale. 

Parties  constituantes. 

La  pyrite  martiale  est  une  combinaisoh  du  fer 
. avec  le  soufre  ; quelques-unes  sont  accidentelle- 
ment mélangées  d’uu  peu  d’or  (*). 

Usage. 

Les  pyrites  sont  exploitées,  tantôt  pour  en  re- 
tirer du  soufre  et  les  sulfates  de  fer  et  d’alumine 
qui  se  forment  par  leur  calcination  ou  leur  dé- 
composition naturelle,  tantôt  pour  en  extraire  l’or 
et  l’argent  qu’elles  peuvent  contenir. 

(*)  Ce  mélange  n’ajjère  point  leurs  caractères  extérieurs, 
et  on  ne  peut  le  reconnaître  que  par  l’analyse  chimique  : 
aussi  on  regarde , avec  raison , ces  pyrites  aurifères  comme 
de  simples  variétés  de  la  pyrite  martiale  commune. 

Oh 
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On  en  à quelquefois  taillé  à facettes , pour  être  la  pyrite 
montées  en  bagues  ou  en  boutons  ; mais  ces  sortes  MAR11M  E 
d’omemens  sont  aujourd’hui  peu  estimés. 

Gissement  et  localités. 

La  pyrite  martiale  commune  est  un  des  miné- 
raux les  plus  répandus  : il  n’est  presqu’aucune 
roche  ou  filon  où  elle  ne  se  rencontre,  et  sou- 
vent en  assez  grande  abondance.  Elle  sert  quel- 
quefois de  matière  pétrifiante  : on  trouve  en  cer- 
tains endroits  beaucoup  de  corps  marins  pyritisés. 


Ile.  SOUS-ESPECE. 

STRAHLKIES.  LA  PYRITE  RAYONNEE. 

' . \ . . 

Ferrum  mineralïtatum  pyrites  radiatus. 

Id.  Emm.  T.  2,  p.  293.  — Wid.  p.  797.  — Lenz , 

T.  2 , p.  i58.  — W.  P.  T.  1 , p.  i36.  M.  L.  p.  434.  — 

<—  Fer  sulfuré  radié  , Haüy. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  ordinaire  est  un  jaune  de  broute 
( plus  clair  que  dans  la  sous-espèce  précédente  ) ; 
elle  passe  au  gris  d’acier  ou  au  verdâtre  ; sa  surface 
est  souvent  bigarrée. 

On  la  trouve  en  masse  et  surtout  sous  diffe- 
rentes formes  imitatives  ( réniforme  , globuleuse  3 
uviforme , stalacti forme , cellulaire  et  portant  des 
empreintes  cubiques  ) , quelquefois  aussi  cristallisée.  - 
Minéral,  élétn,.  Tom.  If.  P 
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la  pyrite  ges  formes  sont  s 

MAU'IIAAE.  , • 

a.  De  pelils  cubes  parfatts  : ils  sont  rares;  or- 
dinairement ils  sont  réunis  en  groupes  divergens , 
de  manière  qu’on  n’aperçoil  qu’une  de  leurs  faces. 

b.  L’octaèdre  parfait  ou  tronqué  sur  ses  angles 
( petit  on  très-petit  ) (*). 

H y a des  variétés  dans  lesquelles  ces  'cristaux 
'Octaèdres  sont  très-applatis , terminés  par  une 
ligne  et  réunis  en  groupes  divergens  : c’est  ce 
que  l’on  a appelé  pyrites  en  orties  de  coq  ( hahncn- 
iammhies  ). 

La  surface  des  cristaux  est  tantôt  lisse,  tantôt 
drusique. 

Us  sont  communément  éclatons , quelquefois 
très-éclatans.  . 

A l’intérieur,  la  pyrite  rayonnée  varie  du  peu- 
éclatant  au  brillant.  . 

Sa  cassure  est  ordinairement  rayonnée , à rayons 
divergens  , en  étoiles  ou  en  faisceaux  ; quelquefois 
aussi  elle  est  inégale  ou  rarement  fibreuse. 

Ses  fi  ag  mens  sont  cunéiformes  ou  esquilleux , 
quelquefois  indéterminés.  , 

Lorsqu’elle  est  en  masses  globuleuses , elle  est 
composée  de  pièces  séparées , testaeées , courbes, 
parallèles  à la  surface.  , 

■A-  ..  ■ ■■«  ■—  ■ ! ■ 

(*)  On  voit  que  toutes  ces  formes  sont  celles  de  la  pyrite 
martiale  commune,  v 

"■  ' i 
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Elle  est  dure  ; — aigre  ; — très-facile  à casser  ; 
.*—  pesante , mais  moins  que  la  sous-espèce  précé- 
dente. 

Elle  donne  de  même  par  le  frottement  , ou 
mieux  encore  par  le  choc  de  l’acier,  une  odeur 
sulfureuse* 

REMARQUES. 

Cette  sous-espèce  est  plus  rare  que  la  pre'ee'dente  5 
elle  est  ne'amnoins  encore  assez  commune  dans  les  filons  , 
surtout  dans  ceux  qui  tiennent  du  p ond)  et  de  l’argent: 
on  en  a rencontre  aussi  quelquefois  en  forme  de  nids 
, dans  de  la  marne  endurcie.  On  en  trouve  en  Saxe  , en 
Bolfême  , en  Souabe , etc. 

Elle  se  comporte  , au  chalumeau  , comme"  la  pyrite 
martiale  commune  : elle  est  plus  sujete  à se  de'composer 
naturellement  et  à se  recouvrir  de  cristaux  capillaires  , 

• de  sulfates  de  fer. 


nie.  S O U S - E S P Ê C E. 

XAARKZES.  L A P T R I T I CAPILLAIRE. 

Ferrum  mineralisutum  pyrites  capillaris. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  297.  — Lenz , T.  2 , p.  162.  — 
W.  P.  T.  1 , p.  143.  — M.  L.  p.  44°- — .Fer  sulfuré  ca- 
pillaire, Haüy. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  jaune  de  bronze , passant  plu# 

•U  moins  au  gris  d'acier.  • 

*■ 


LA  PYRITE 
MARTIALE. 
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ia  i-timte  On  la  trouve  toujours  en  cristaux  minces , en- 

U MARTIALE. 

* pillaires  ou  aciculaires  ; les  premiers  sont  mêlés 

ensemble  comme  une  espèce  de  flocon  de  laine 
( TVolle  ) ; les  autres  sont  groupés  plus  régulié- 
rarement  en  faisceaux  ou  en  étoiles. 

Elle  est  éclatante  ou  peu  éclatante  : c’est  un 
éclat  métallique. 

La  petitesse  des  cristaux  ne  permet  pas  de  dé- 
terminer exactement  les  autres  caractères. 

REMARQUES. 

Cette  pyrite  est  la  plus  rare  de  toutes  ; elle  ne  se 
rencontre  jamais  qu’en  petite  quantité'.  On  en  a trouvé 
en  Saxe  ( Annabcrg,  Schneeberg  , Johanugeorgenstadt  ) , 
et  à Andreasbcrg  au  Hartz  : elle  est  accompagne'e  de 
quartz , de  spath  fluor  et  de  spath  calcaire. 

Ses  caractères  chimiques  sont  les  mêmes  que  ceux  de 
la  pyrite  commune. 

Elle  a beaucoup  dè  rapport  avec  la  pyrite  rayonue’e  ; 
aussi  Widenmann  l’a  re'unie  à cette  sous-espèce. 

* ) ' X 

IV».  SOUS-ESPÈCE. 

ZtBEJtlXIES.  L A PTIUTE  HÉPATIQUE. 

Fcrrum  mineralisalum  pyrites  hepaticus. 

Id.  Ernm.  T.  2 , p.  298.  — Wid.  p.  800.  — Lenz  , 
T.  2 , p.  160.  — W.  P.  T.  1 , p.  i5g.  — M.  L.  p.  4^7- 
— Pyrites  fuscus  , Wall.  T.  2 , p.  i53.  — Hepatic  py- 
rites , Kinv.  T.  1,  p.  85.  —, - Pyrite  hépatique  , R.'D.  L. 
T.  5 , p.  265.  — Fer  suljurà  décomposé , Haiiy.  f Voyez 
les  Remarques.  ) * * 
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Caractères  extérieurs.  an 

• Sa  couleur  tient  le  milieu  entre  le  jaune  de 
bronze  et  le  gris  d'acier , auquel  elle  passe  souvent 
entièrement  ; sa  surface  est  quelquefois  brunâtre 
ou  bigarrée. 

On  la  trouve,  en  masse,  ou  disséminée  ou  sou» 
diverses  formes  imitatives  .(  stalactiforme , cellu- 
laire, uviforme , rèni forme , tuberculeuse , cylindri- 
que , tricoté , etc.  ) ou  quelquefois  cristallisée. 

Ses  formes  sont  : 

a.  Le  prisme  à 6 faces  parfait. 

b.  La  table  à 6 faces,  ou  parfaite , ou  portant 
un  biseau  sur  ses  faces  terminales  ( Voyez  les  Re- 
marques ci-après.  ) 

Les  prismes  sont  de  moyenne  grandeur , les 
tables  sont  plus  petites  ; elles  sont  souvent  grou- 
pées en  forme  pyramidale , quelquefois  tellement 
serrées,  qu’elles  se  présentent  eu  pièces  séparées 
grenues . 

La  surface  des  cristaux  est  tantôt  lisse  et  un  peu 
éclatante , tantôt  drusique. 

A l’intérieur,  la  pyrite  hépatique  est  brillante, 
passant  au.  peu  éclatant  : c’est  un  éclat  métallique. 

Sa  cassure  est  unie;  néanmoins  elle  passe  quel- 
quefois à la  cassure  inégale  à petits  grains , ou  à la 
cassure  imparfaitement  conchoïde  ( elle  se  rapproche 
alors  de  la  pyrite  martiale  commune  ). 


25o  '-'métaux. 

ia  tytutb  ges  fj-agmens  sont  indéterminés  , à bords  peu 

HÀRTIJLLE. 

aigus . 

Elle  prend  de  l'éclat  par  la  raclure.  * 

Elle  est  dure , passant  un  peu  au  tendre  ; 
aigre  ; — facile  à casser  ; — pesante. 

Elle  donne  par  le  frottement  une  odeur  sulfu- 
reuse ( et  arsenicale  W idenmanst  ? 

Parties  constituantes . 

Suivant  Widenmann  et  Lenz  , elle  est  com- 
posée de  soufre  et  de  fer  avec  de  f arsenic. 

Gissement  et  localités. 

La  pyrite  hépatique  est  beaucoup  plus  rare  que 
Ja  pyrite  martiale  commune  -,  elle  ne  se  rencontre 
que  dans  des  filons,  surtout  dans  ceux  qui  con- 
tiennent de  l’argent  ronge  et  autres  mines  d’ar- 
gent, de  la  galène,  d’autres  pyrites,  de  la  blende, 
du  fer  spathique,  des  mines  de  cobalt,  etc.’,  elle 
est  accompagnée  de  quartz , de  spath  calcaire , de 
spath  pesant  ou  de  spath  fluor. 

■ < Elle  se  décompose  très-facilement  à 1 air  ; aussi 

il  est  presqu’impossible  d’en  conserver  dans  les 
collections  minéralogiques. 

Les  principaux  lieux  où  on  en  a trouvé , sont, 
Joachimsthal  en  Bohème , Annaberg , Freyberg , 
johanngeorgenstadt  eu  Saxe,  Gosslar  au  Hartz, 
Katharinenbourg  en  Sibérie,  etc. 
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Remarques. 

Il  me  paraît  que  l’on  a donne'  le  ’ngm  de  pyrite  hépa- 
tique à deux  substances  differentes  ; l’uuç  est  une  véri- 
table  pyrite  martiale  décomposée  à sa  surface  , et  l’aulne 
est  un  minéral  qui  me  semble  entièrement  différent  de 
la  pyrite._  C’est  à ce  dernier  que  se  rapporte  principale- 
ment la  description  précédente  que  j’ai  extraite  des 
auteurs  allemands  , sans  aucun  changement  essentiel  : il 
est  impossible  de  rapporter  la  forme  des  prismes  et 
tables  à 6 faces  que  présente  cptte  pyrite  hépatique  , à 
la  forme  cubique  et  aux  autres  cristallisations  de  la  py- 
rite ordinaire  , et  je  crois  que  cette  différence  est  plus 
que  suffisante  pouf  pu  faire  une  espèce  à part. 

Qu’il  me  soit  permis  de  hasarder  ici  une  conjecture. 
La  pyrite  hépatique  de  Wcrner  se  rencontre  toujours 
avec  l’aryen/  rouge  j...  elle  cristallise  en  prismes  à 6 faces  , 
comme  l 'argent  rouge...  J’ai  vu  , dans  la  collection  du 
citoyen  Dedrée  , des  cristaux  qui  avaient  tous  les  carac- 
tères extérieurs  de  la  pyrite  hépatique  , dont  la  forme 
e'tait  le  prisme  à 6 faces  , terminé  par  un  pointement 
obtus  à 6 faces  placées  sur  celles  du  prisme  ces  cris- 
taux étaient  adhérens  à un  morceau  X argent  rouge  ayant 
l(i  même  cristallisation  âges  les  mêmes  angles  ( autant 
qu’on  en  pouvait  juger)  ; leur  surface  était  drusique.  Plu- 
sieurs prismes  étaient  complets  , et  leur  face  tèrmiuale 
était  aussi  drusique  , mais  on  voyait  que  ces  druses  étaient 
formées  de  la  réunion  d’un  grand  nombre  de  pointe- 
mens  , comme  ceux  ci-dessus  ; ils  réfléchissaient  tous  Ig 
lumière  dans sens  correspondons  aux  faeps  du  prisme... 
Ne  serait-il  pas  possible  que  .cette  pyrite  hépatique  ne 
fût  autre  chose  qn’un  argent  rouge  pépélré  de  substance 
pyriteuse  à laquelle  il  aurait  donné  sa  cristallisation  , 
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comme  le  grès  de  Fontainebleau  est  un  spatli  calcaire 
pénétré  de  grès?  L’analyse  de  cette  substance’ n’a  pas 
encore  e'te'  faite  exactement  ; et  , soit  qu’elle  confirme 
ou  qu’elle  détruise  ce  soupçon  , je  crois  qu’il  serait  très- 
intéressant  d’en  connaître  le  résultat. 

Le  Jer  sulfuré  arsénié  du  citoyen  Haiiy  est  une  véri- 
table pyrite  martiale  un  peu  mélangée  d’arsenic  : c’est 
le  minera  arsenici  cinerea  de  Wallerius  , la  pyrite  d orpi- 
ment ou  fa  mine  d'argent  grise  de  quel  ,ueS  minéralogistes. 
Il  m’a  paru  que  les  auteurs  allemands  l’avaient  regardée 
comme  uue  variété'  de  pyrite  arsenicale. 


TROISIEME  ESPECE. 

MAGNET-KIES . — LA  PYRITE  MAGNÉTIQUE. 

TERRUM  MINERALISATUM  MAC  NÉT ICO-PÏ  RIT  AC  EU  Af‘. 

ld.  Emm.  T.  a , p.  286 — • Wid.  p.  792 Lenz.» 

T.  2 , p.  i63.  — W.  P.  T.  1 , p.  >44.  — M.  L.  p.  44». 
— ■ Magnetic  pyrites , Kirw.  T.  2 , p.  79. 

J»,  - ' , 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  tient  également  du  rouge  de  cuivre  y 
du  brun  de  tombac  et  du  Jaune  de  bronze  ; elle  passe 
tantôt  à l’une , tantôt  à l’autre  , et  tire  quelquefois 
vers  le  blanc  ; sa  surface  est  souvent  brunâtre  ou 
bigarrée  ( queue  de  paon  ). 

On  11e  l’a  trouvée  qu’en  masse  ou  disséminée. 

A l’intérieur , elle  est  éclatante  où  peu  éclatante  t 
c’est  un  éclat  métallique. 
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Sa  cassure  ordinaire  est  inégale  , à gros  grains 
ou  à petits  grains , ou  rarement  imparfaitement 
conchoïde  ; ( elle  a alors  plus  d’éclat  ). 

Ses  fragmens  sont  indéterminés,  à bords  peu 
aigus. 

Elle  tient  le  milieu  entre  le  dur  et  le  demi-dur. 

Elle  est  aigre  •,  — Jacile  à casser  ; — très- 
pesante. 

Caractères  chimiques. 

La  pyrite  magnétique , traitée  au  chalumeau , 
donne  une  faible  odeur  de  soufre , et  se  fond 
assez  facilemeut  en  un  globule  d’un  noir  grisâtre, 
attirable  à l’aimant,  qui,  chauffée  avec  le  verra 
de  borax,  le  colore  en  noir. 

Caractères  physiques. 

La  pyrite  magnétique  fait  dévier  l'aiguille 
aimantée  , plus  faiblement  néanmoins  que  l’es- 
pèce suivante  : c’est  ce  qui  lui  a donné  son  nom. 

Gissement  et  localités. 

On  en  trouve  en  Saxe  ( Geier,  Breilenbrunn , 
Meffersdorf,  etc.  )j  en  Bavière  ( Bodenmais  ); 
en  Norwége  , en  Silésie  , etc. 

Elle  n’a  encore  été  trouvée  que  dans  des  roches 
primitives  (*),  entr’autres  dans  le  glimmerschie-  • 

(*)  Cette  assertion  est  d’après  Emmcrling  ; mais  elle  n’est 
contredite  dans  aucun  auteur.  * 
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fer;  elle  s’y  rencontre  le  plus  souvent  en  couches 
mélangées  avec  d’autres  pyrites,  de  la  galène,  de 
la  mine  de  fer  magnétique,  des  pyrites  arsenicales, 
de  la  mine  d’étain,  et  accompagnée  de  grenats, 
de  quartz , de  slrahlslein , de  hornblende , etc. 

Remarques. 

Il  y a beaucoup  de  minéralogistes  qui  n’ont  pas  dis- 
tingué la  pyrite  magnétique  de  la  pyrite  martiale  com- 
mune ; et  en  effet , on  doit  reconnaître  qu’elles  ont  peu 
de  différences  essentielles  dans  leurs  caractères  exté- 
rieurs : le  magnétisme  , qui  appartient  à la  première  , 
pourrait  bien  être  dû  à un  mélange  de  quelques  parr 
celles  très-fines  de  mine  de  fc/  magnétique,  Au  reste  , 
il  serait  possible  qu’elle  différât  essentiellement  dans  sa 
composition;  mais  il  ne  paraît  pas  que  l’on  en  ait  encore 
fait  une  analyse  exacte. 

On  ^exploite  , comme  les  autres  pyrite?)  pour  en 
extraire  du  soufre  et  du  sulfate  de  fer. 

• l 
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QUATRIEME  ESPECE. 

MAG  NE  TIS  CITE  R - FIÎENSTFIN.  — LA  MINE 

DE  PER  MAGNETIQUE.  OU  LE  PER  MAGNÉTIQUE. 

FERRUM  MAGNES. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  278. — Wid.  p.  787.  — Leni, 

T.  2 , p.  164.  — Ferrum  mincralisatum  cristallisai um , 

Wall.  T.  2 , p.  234.  — ferrum  mineratisalum  , minera 
J'errum  trahente  e! polos  rtiundi  ostendente,  magnes,  ibiet. 
p.  235. — Magnetic  iron  s forte  , Kirw.  T.  2 , p.  i58.  — 
Elhiops  martial  natif , R.  D.  L.  T.  3 , p.  176.  — Fer 
noir , D.  B.  T.  2 , p.  a5g  et  suiv.  — Mine  de  fer  noirâtre 
at/irable  à l’aimant , et  mine  d'aimant  ,Larn.  T.  a,  p.  227 
et  22g.  — Fer  oxidulé , Haüy. 

M.  Werner  divise  celte  espèce  en  deux  sous-espèces  , 
le  fer  magnétique  commun  et  le  sable  magnétique. 
Karsten  en  a même  fait  une  troisième  sous  le  nom  d ejer 
mag/iêtù/ue  Jibreuas , que  je  crois  devoir  rapporter  aussi , 
quoique  je  pense  que  Werner  ne  la  regarde  que  commf 
une  simple  variété  du  fer  magnétique  commun. 

*, 

* • Ire.  SOUS  -ESPECE. 

- > 

~ »£MSlttSn  MJIGNETISCJrER-EISENSTErf.  — LE  PCR 
MAGNÉTIQUE  COMMUN. 

T A ‘ 

Ferrum  magnes  vulgaris. 

Tâ.  Emm.  T.  2 , p.  278.  — Wid.  p.  787-  *—  Len* , / 

T.  2,  p.  164.  — W - P. T.  i,p.  144.  — M.L.p.  445. 
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HAOMXTiQtrsf  Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  principale  est  un  noir  de  fer,  qui 
passe  tantôt  au  noir  parjait , tantôt  au  gris  d'acier. 

On  le  trouve,  le  plus  souvent  en  masse,  on 
disséminé  , souvent  aussi  cristallisé. 

Ses  formes  sont  : 

a . Le  prisme  à 6 faces  , terminé  de  chaque  côté 
par  un  pointement  à 5 faces  placées  sur  trois  bord s 

latéraux  en  alternant ( C’est  le  dodécaèdre  du 

grenat.) 

b . Le  prisme  à 4 faces , un  peu  obliquangle , soit 
rompu,  soit  terminé  par  un  pointement  à 4 faces 
placées  sur  les  bords  latéraux , comme  dans  l’hya- 
cinthe (*)• 

c.  La  pyramide  à 4 faces  doubles , ou  Y octaèdre 
parfait.  ( C’est  la  forme  du  fer  magnétique  qui  se 
trouve  en  Corse  dans  du  chlorilschiefer.  ) 

d.  Le  même  octaèdre,  tronqué  sur  tous  ses  bords. 

Les  cristaux  varient  beaucoup  en  grandeur;  les 

dodécaèdres  (**)  et  les  octaèdres  ont  leurs  face» 

(*)  Cette  forme  est  décrite  par  Karsten  dans  le  Muséum 
de  Leske  : il  en  est  fait  mention  dans  Leni , Widenmann 
et  Emmerling.  Ne  serait-ce  pas  la  forme  a considérée  diffé- 
remment ? Mais  le  prisme  ne  devrait  pas  être  obliquangle. 

(*¥)  C’est  d’après  Emmerling  que  j’avance  que  les  faces 
des  dodécaèdres  sont  lisses  ; car  ceux  que  f ai  rapportés  du 
Piémont , sont  constamment  striés  sur  toutes  leurs  faces  ; 
parallèlement  à la  grande  diagonale  du  rhombe. 
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lisse  ; celles  des  prismes  à 4 faces  sont  striées  en 
travers:  ils  sont  tantôt  èclatans , tantôt  très-peu 
éc  la  tans. 

A l’intérieur,  le  fer  magnétique  commun  varia 
depuis  le  trcs-éclatant  jusqu’au  peu  brillant:  c’est 
un  éclat  métallique. 

Sa  cassure  est  le  plus  souvent  inégale , à petits 
grains  ou  â grains  fins  ; quelquefois  aussi  conchoïde 
( à petites  cavités  j ou  même  lamelleuse. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  peu 
aigus. 

Il  se  présente  souvent  en  pièces  séparées , gre- 
nues, à petits  grains. 

Il  donne  une  raclure  d’un  noir  brunâtre. 

Il  est  demi-dur , passant  au  dur  ; — aigre  ; — 
plus  ou  moins  facile  à casser  ( celui  en  pièces  sépa- 
rées grenues  se  brise  quelquefois  sous  les  doigts  ) j 
- — il  est  très-pesant. 

Pes.  spéc-  4)2oo  à 4sÿ>g. 

Caractères  chimiques . 

Le  fer  magnétique  brunit  au  chalumeau,  et 
donne  au  verre  de  borax  une  couleur  d’un  vert 
foncé. 

Caractères  physiques. 

Le  fer  magnétique  commun , ainsi  que  les  deux 
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ut  Fr r sous-espèces  «ui  vantes,  attirent  fortement  l’aiguille 
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aimantée  et  la  limaille  de  1er  ( 

C’est  dans  les  morceaux  compactes  de  celte  mina 
de  fer  que  l’on  a découvert,  pour  la  première  fois, 
la  propriété  magnétique , et  ce  sont  eux  qui  ont 
reçu  le  nom  d 'aimant. 

Gissement  et  localités. 

Cette  espèce  de  mine  de  feif  est  très-commune 
dans  les  montagnes  primitives,  surtout  dans  celles 
de  gneiss  et  de  glimmerschiefer;  elle  s’y  rencontre 
souvent  en  très-grande  abondance,  et  y forme  des 
couches  particulières;  on  en  a même  vu  des  mon- 
tagnes entières:  souvent  aussi  elle  se  trouve  dissé- 
minée, surtout  en  cristaux,  dans  du  chloritschiefer 
( en  Corse  ),  ou  dans  des  roches  stratiformes,  telles 
que  le  basalte  et  le  grünstein  ( à Taberg  dans  le 
Smoland  en  Suède  ). 

La  hornblende , la  pierre  calcaire , le  grenat , 
l’accompagnent'  ordinairement , et  plus  rarement 
le  strahlstein,  l’asbeste,  le  talk  endurci,  etc.  Les 
pyrites  magnétiques,  arsenicales  et  cuivreuses , et 

fj  Cette  distinction  des  deux  effets  de  la  vertu  magné- 
tique est  fondée  sur  ce  que  certaines  mines  de  fer  sont 
attirées  par  l’aimant  ( ou  font  mouvoir  l’aiguille  aimantée  ), 
sans  néanmoins  attirer  le  fer  non  aimanté  , telle  que  la  li- 
maille. C’est  ce  que  Wallerius  et  autres  distinguaient , en 
ajoutant  les  mots  attractorium  et  retnactorium. 
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les  pyrites  martiales,  sont  les  mines  qui  se  ren- 
contrent le  plus  souvent  dans  son  voisinage. 

On  trouve  du  fer  magnétique  en  Saxe , en 
Bohème  , en  Italie  , en  Corse  , en  Silésie  , en 
Sibérie , en  Norwége  et  surtout  en  Suède. 

Usage. 

Lie  fer  magnétique  est,  en  plusieurs  endroits, 
l’objet  d'exploitations  importantes.  La  plupart  des 
fers  de  Suède,  qui  sont  si  recherchés  dans  toute 
l’Europe  , sont  fabriqués  avec  cette  espèce  de 
mine. 

REMARQUES. 

On  n’a  pas  encore  fait  d’analyse  exacte  du  fer  magné- 
tique : ce  qu’il  y a de  certain  , c’est  qn’il  donne  environ 
80  à 90  pour  100  de  fer  me'talliqne  à la  fonte 'en  grand. 

( On  présume  que  ce  n’est  que  du  fer  un  peu  oxide. 


Ile.  SOUS-ESPECE. 

# 

EASRZGER  MAGNÉTISCHER  EISENSTEItT.  U*  K* 

, miGNiTlQUK  FIBREUX. 

Ferrum  magnes  fibrosus . 

Td.  Emm.  T.  a , p.  285.  Lena  , T.  2 , p.  167.  — 
M.  L.  p.  442.  — Fibrous  magnetic  iron  slone , Kirw. 
T.  2,  p.  160. 

Caractères  extérieurs. 

S A couleur  tient  le  milieu  entre  le  gris  d'acier 
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clair  et  le  gris  bleuâtre,  dont  elle  paraît  se  rappro- 
cher davantage. 

On  le  trouve  en  masse. 

A l’intérieur,  il  est  un  peu  brillant:  c’est  un 
éclat  ordinaire. 

Sa  cassure  est  fibreuse,  à fibres  droites , minces  , 
divergentes  en  faisceaux  ; elle  paraît  devoir  être 
schisteuse  en  grand. 

Ses  fragraens  sont  indéterminés  , à bords  peu 
obtus. 

11  est  composé  de  pièces  séparées , grenues,  à 
petits  grains  ou  à gros  grains. 

11  est  tendre,  passant  au  demi-dur  ; — aigre. 

Il  donne  une  raclure  d’un  noir  bleuâtre. 

11  tient  le  milieu  entre  le  pesant  et  le  médiocre- 
ment pesant. 

Remarques. 

Karsten  est  le  premier  qui  ait  de'crit  ce  fer  magne'- 
tique , d’après  un  morceau  unique  qui  se  trouvait  dans 
la  collection  de  Leske  ; mais  depuis  ce  tems  on  en  a 
connu  plusieurs  autres  : il  paraît  qu’il  provient  de  liibs— 
berg  en  Suède.  ( La  description  qui  vient  d’être  donnée  , 
est  extraite  du  Muse'um  de  Leske , par  Karsten.  ) 
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magnétique. 


EISEiï  SAXU.  LE  PER  MAGNÉTIQUE  SABLONNEUX. 

Ferrum  magnes  glareosus. 

IJ.  Emm.  T.  2 , p.  284.  — Wid.  p.  790.  — Lenz  , 
"T-.  2 , p.  168.  — W.  P.  T.  1 , p.  x/gj.^-Magnetic  sand} 
Kirw.  T.  2 , p.  161.  * 

Caractères  extérieurs. 

Sa.  couleur  est  un  noir  de  fer  foncé , qui  passe 
quelquefois  au  gris  de  cendre. 

On  le  trouve  tantôt  en  grains  arrondis  ( depuis 
la  grosseur  d’un  grain  de  millet  jusqu’à  celle  d’uuo 
noisette  ) , tantôt  en  petits  cristaux  octaèdres  : ils 
sont  ordinairement  isolés  et  libres , ou  très-rare- 
ment implantés  dans  des  roches,  surtout  dans  la 
wacke  et  le  basalte. 

La  surface  extérieure  des  grains  e.t  d,es  cristaux 
»st  un  peu  rude  et  peu  brillante.  : : \ 

A l’intérieur,  le  fer  magnétique  sablonneux  est 
éclatant  ou  même  très-éclatant  ; c’est  un  éclat  nié- 
tallique.  v,‘  ‘ ’• 

Sa  cassure  est  parfaitement  conOho'ide. 

Ses  fragmeus  sont  indéterminés , à bords  aigus. 

Sa  raclure  est  d’un  noir  grisâtre. 

Il  est  demi-dur  ; — aigre  pesant,  — — - 

Remarques. 

Ses  caractères  physiques  et  chimiques  sout  les  mêmes 
que  ceux  de  la  première  sous-espèce. 

Minéral,  élém.  Tom,  IR  Q 
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On  trouve  Je  fcr  magnétique  sablonneux  sur  les  bord* 
des  torrens  et  des  fleuves  , en  Allemagne  ( l’Elbe  ) , en 
Suède  , en  Italie  , etc.  quelquefois  en  assez  grande 
quantité  pour  être  exploite'.  Il  provient-  vraisemblable- 
ment de  la  décomposition  des  roches  de  basalte  et  de 
tvacbe  , où  on  le  retrouve  quelquefois. 


CINQUIEME  ESPECE. 
ETSENG  L.-UsZ.  — LE  FER  SPÉCULAIRE. 
FERRUM  MINERALISATUM  SPECU LARE. 

fd.  Emm.  T.  a-.,  p.  Soi.  -r~  Wid.  p.  802.  — Lenz  , 
T.a , p.  ■ : . . . • 

M.  . Weruer  partage  cette  espèce  eu  deux  sous- 
espèces. 


lie..,  SOUS-ESPECE. 


CEMElftER  EISENGLÀ.N Z.  - — LE  FER  Sl'BOULAIRE  COMMUN.' 


Ferrttm  mrneralisatum  speculare  vu/gare. 

Id.  Emm.  T.  2,  p.  5ot.  — Wid.  p.  802.  — Lenz, 
T.  2 , p.  169.  — * W.  P.-T.  1 , p.  i47'.  — M.  L.  p.  448. 

— _ Minera  ferri  gt/soa  , Wall.  T.  2 , p.  — Minera 
Jerri  oœru/escens,  ibid.  p.  241- — Specular  ironorc , Kinv. 
T.  2 , p.  162.  — Mine  de  fer  grise  ou  spécu/aire , R.  D. 
L.  T.  5 , p.  186.  — Fer  spéculaire , D.  B.  T.  2 , p.  265. 
— Id.  Lam.  T.  1 , p.  220  à 225.  — Fer  oligiste , 
Haüy  (*). 

" t ■ ■■—.■—■  ■ ■■  -r  -■  ■ —,  » ,'.IU"  ■ . ■ ■ — 

(*)  Dans  Y F, jc trait  du  citoyen  Haiiy  , leferspe'culaire  des 
pays  volcaniques  formait  Une  espèce  particulière  , sous  le 
nom  de  fer py mette  ; mais  dans  son  Traité  , il  est  rc'uniau 
fer  oligiste.  ( Voyez  J-  d.  M.  3".  année  , p.  53o.  ) 


Digitized  bÿ  Google 


245 


ttENRE  FER. 

Caractères  extérieurs.  r* 

...  , „ . Sr^CULAlUX. 

S a couleur  ordinaire  est  un  gris  a acier  plus  ou 
Jnoins  foncé,  tirant  au  bleu,  quelquefois  au  rou~ 
gedtre  ou  au  noir  de  fer  ; sa  surface  extérieure  pré- 
sente souvent  des  couleurs  tantôt  d’un  bleu  d'azur, 
tantôt  d’un  jaune  d'or  ou  de  bronze  , tantôt  bigarrées 
( d'acier  trempé , irisées  ou  queue  de  paon  ). 

On  le  trouve  en  niasse , ou  disséminé , ou  super- 
ficiel, ou  enfin,  et  le  plus  souvent,  cristallisé. 

Ses  formes  sont  : 

a.  La  pyramide  à 5 faces , double ^ applatie , les 
faces  latérales  de  l'une  étant  placées  sur  les  bords  ds 
l’autre. 

- b.  La  même  pyramide  double , dans  laquelle  les 
angles  de  la  base  commune  portent  une  troncature 
'oblique  plus  ou  moins  forte. 

c.  Le  cube  parfait. 

d.  Le  cube  ayant  ses  angles  tronqués. 

e.  Le  culte  ; eu  le  considérant  comme  une  py- 
ramide à 5 faces  doubles , ou  comme  un  rhomboïde , 
ce  cristal  a les  sommets  remplacés  par  un  poin/ement 
obtus  à 3 faces  placées  sur  les  faces  latérales  ; ce  qui 
rentre  dans  le  cristal  b. 

f.  Le  cristal  e , ayant  un  biseau  sur  chacun  des 
angles  de  la  base  commune. 

g.  La  table  à 6 faces,  équiangle  parfaite:  elle 
est  communément  très-mince  (*). 

(*)  Je  doute  qu’elle  soit  jamais  parfaite  ; avec  un  peu 

Qa 
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h.  La  table  à 6 faces , ayant  ses  faces  terminale» 
obliques  tantôt  dans  un  sens , tantôt  dans  un  autre , 
quelquefois  en  alternant  if). 

i.  La  table  « 6 faces , ayant  ses  faces  terminales 
remplacées  chacune  par  un  biseau.  ( Les  faces  latérales 
des  tables  sont  quelquefois  convexes , sphériques.) 

I.  La  lentille  parfaite  ; c^est  le  cristal  a,  dont 
•lès  bords  latéraux  et  le  sommet  sont  arrondis , ou 
une  table  à 6 faces,  arrondie  (**). 

Les  tables  sont  souvent  groupées  les  unes  dans 

j* 

d’attention  , on  y reconnaît  toujours  de  petites  faces  obli- 
ques , comme  dans  les  variétés  suivantes.  • • 

(*)  On  peut  la  considérer  comme  une  section  de  la  va- 
riété suivante. 

(♦'•‘j  Le  citoyen  Haiiy  ayant  donné , dans  le  J.  d.  M. 

5e.  année  , p.  65g  , la  description  de  celte  espèce  , (avec  de» 
ligures  , je  vais  y rapporter  les  variétés  quisout  indiquées  ici. 
Ainsi  la  forme  a est  la  .fi g.  12  ; la  forme  b est  la  fig.  i5  , 
•dont  les  faces  p , p sont  plus  petites  ; la  forme  c est  la  forme  * 
primitive , représentée/?#.  1 1 ; mais  le  citoyen  Haiiy  ne  l’a 
pas  encore  observée  sans  altération  j la  forme  e est  la 
fig.  i5  j la  formeycorrespond  aux  fig.  14  et  7 5 ; enfin  la 
orme  i est  la  /?#,  17  : on  peut  la  considérer  comme  une 
pyramide  à 6 faces , double,  dont  le  sommet  est,  fortement 
tronqué.  La  fig.  18  représente  celte  même  forme  , ayant 
trois  bords  latéraux  tronqués  en  alternant. 

Le  citoyen  Haiiy  a aussi  décrit  ,Jig.  ig , une  autre  pyra- 
m ide  à 6 faces , double,  à sommet  tronqué  , mais  plus  aiguë 
que  la  première.  La  fig.  ao  représente  cette  même  forme 
ayant  les  angles  de  la  base  commune  tronqués. 
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les  antres,  tellement,  que  leur  ensemble  présente  ,“ra 
une  forme  extérieure  cellulaire. 

La  surface  des  cristaux  est  le  plus  souvent  lisse 
et  très-éclatante  ; quelquefois  cependan  t rude  et  peu 
éclatante , ou  même  seulement  brillante. 

A l’intérieur , le  fer  spéculaire  commun  est  peu 
éclatant , passant  tantôt  au  très-éclatant , tantôt 
au  brillant  ( suivant  la  cassure  ) : c’est  toujours  un 
éclat  métallique. 

Sa  cassure  est  communément  inégale,  à grains 
de  différentes  grosseurs.  Dans  les  formes  régulières, 
elle  est  souvent  conchoïde  , à petites  cavités,  on 
même  rarement  lamelleuse , à Limes  droites  ou 
courbes  ; le  clivage  est  triple  et  rectangulaire. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  assez 
aigus. 

11  est  quelquefois  composé  de  pièces  séparées, 
qui  soat  tantôt  grenues , à gros  grains  ou  à petits 
grains,  tantôt  teslacées  minces  ou  épaisses,  dioiles 
ou  courbes , tantôt  imparfaitement  scapiformes  ou 
cunéiformes. 

Il  donne  une  raclure  d'un  rouge  cerise  foncé. 

11  est  dur  ; — opaque  ; — aigre  ; — plus  ou 
moins  facile  à casser  ; — très-pesanL 

Pes.  spéc.  5,on6  à 5, 218. 

) 

' Caractères  chimiques. 

Traité  au  chalumeau  , sans  addition , il  est 
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infusible,  et  ne  donne  aucune  fumée  ni  odeur} 
chauffé  sur  un  charbon,  il  le  blanchit;  fondu  avec 
le  borax , il  donne  une  scorie  d’un  jaune  sale. 

Caractères  physiques. 

Il  possède  les  propriétés  magnétiques,  mais  plus 
faiblement  que  l'espèce  précédente;  il  n’attire  pas , 
comme  elle , la  limaille  de  fer. 

Gissement  et  localités. 

* 

Le  fer  spéculaire  commun  se  trouve  en  beaucoup 
d’endroits,  et  souvent  en  très-giande  quantité,  et 
susceptible  d’exploitations  très-importantes,  d’au- 
tant plus  qu’il  fournit  à la  fonte  un  fer  très-bon,  et 
qu’il  est  très-facile  à traiter.  Les  principaux  pays 
où  il  se  rencontre , sont  : 

La  Saxe  ( Altenberg,  Freyberg,  etc.)  ; la  Bohème 
( Presnitz  );  la  France  ( Framont,  le  Montsd’Ov  ) ; 
la  Nox-wége , la  Russie;  la  Suède  (Norberg,  Biz- 
berg  ) ; la  Sibérie  ( Beresowkoi  ) ? la  Hongrie  ; 
enfin,  l’île  de  Corse,  et  surtout  l’île  d’Elbe,  où  il 
est  très-abondant,  et  d’où  proviennent  les  échan- 
tillons les  plus  recherchés  pour  les  cabinets.  Ceux 
de  Framont  le  sont  aussi  beaucoup  : les  uns  et  les 
autres  présentent  les  plus  belles  couleurs  bigarrées. 

Il  paraît  qu’il  ne  se  rencontre  uniquement  que 
dans  les  montagnes  primitives,  tantôt  en  couches 
plus  ou  moins  puissantes,  tantôt  én  filons}  le 
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quartz  , Jte  hojfnstein , le  fer  magnétique  , la  mine  ,**  ,Ett 
de  fer  rouge  compacte,  les  pyrites  martiales,  l’ac- 
compagnent le  plus  ordinairement. 

Dans  certaines  variétés,  il  parait  se  rapprocher 
beaucoup  du  fer  magnétique;  dans  d'autres,  il  passe 
à là  mine  dp  fer  rouge. 

Remarques* 

Il  contient  5o  à 80  pour  joU  de  fer  , d’après  Kirwnn  j 
mais  on  n’eu  a pas  encore  fait  d’analyse  exacte  : on  pré- 
sume que  le  fer  y est  oxide, 

Emmerling  et  Reuss  indiquent  une  subdivision  de 
cette  première  sous-espèce  en  deux  varie’tés  principales  , 
Compacte  et  lame/leux  , dlck'er  et  hlasllriger  ; je  ne  lès  a£ 
pas  données  , n’en  trouvant  la  description  nulle  part.  Là 
seconde  est  probablement  le  passage  à la  sous-espèce 
suivante.  -• 


II*.  SOUS-ESPECE. 

XlSEIf-GLIMtfER.  — • LE  rrn  MICACÉ. 

Perrurn  mineraUiatum  specalare  micaceum. 

ld.  Emm.  T.  2 , p.  3o6.  — Wid.  p.  8o5.  — Lenz, 
T.  2 , p.  172.  — W.  P.  ï.  1 , p.  i52.  — M.  L.  p.  452. 
— Micafercea  , Wall.  T.  2,  p.  — Micaceous  imn 
ore  , Kirw.  T.  2 , p.  184.  — Mine  de  fer  micacée  grise , 
È.  D.  L.  T.  5 , p.  2o5.  — Lam.  T.  1 , p.  241.  — Fer 
oligisle  écailleux  , Haüy. 

Caractères  ex !é rieurs. 

Sa  couleur  est  un  noir  de  fer , passant  tantôt  an 
gris  d'acier,  tantôt  au  rouge  foncé. 
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■t*  ti*  On  le  trouve  en  masse  , ou  disséminé , ou  su- 

ificSLAlRB. 

perficiel , et  en  petites  tables  minces  à 6 faces  par- 
faites ; souvent  elles  sont  groupées  de  manière  que 
leur' ensemble  présente  une  forme  cellulaire. 

Sa  surface  est  Vsse  et  très-éclatante. 

A l’intérieur , il  est  aussi  trè»-éclatant , d’un 
éclat  métallique. 

Sa  cassure  est  parfaitement  lamelhuse , à lames 
courbes  , souvent  floriformes  ; le  clivage  est  simple. 

Ses  fragmens  sont  tantôt  indéterminés , tantôt 
en  forme  de  plaques. 

Très-souvent  il  est  composé  de  pièces  séparées, 
testaeées , minces  et  courbes  , ou  grenues  , à g o 
grains  et  à petits  grains. 

Les  lames  minces  sont  quelquefois  un  peu  tram, 
lucides «, 

La  raclure  est  d'un  rouge  cerise  foncé. 

11  est  demi-dur  ( lorsqu’il  passe  à l’eisenrahm , 
il  est  plus  tendre  ) ; — aigre  ; facile  à casser  ; — 
pesant.  , 

REMARQUES. 

, Le  fer  micacé’  est  plus  rare  que  le  fer  magne’tique 
commun  j néanmoins  il  se  rencontre  quelquefois  en 
assez  grande  quantité  pour  être  exploité  : il  se  trouve 
de  même  exclusivement  dans  les  montagnes  primitives  , 
et  accompagné  à peu  près  des  mêmes  substances  miné- 
rales. Il  passe  tantôt  au  fer  spe'culaire  , tantôt  à l’cisen- 
rahm  rouge  ; il  devient  alors  un  peu  tachant  et  onctueux 
au  toucher,  > ••  < .i 
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On  le  trouve  dans  le  Palatiuat , au  Hartz  , en  Saxe  , 
en  Hongrie  , en  Piémont , à l’ile  d’Elbe  , etc. 

Il  se  comporte  , au  chalumeau  , comme  la  sous-espèce 
précédente  , si  ce  n’est  qu’il  donne  , au  verre  de  borax  , 
une  couleur  d’un  vert-olive.  ' 

Les  mineurs  l’ont  quelquefois  nommé  Eisenmann. 
( Voyez  ci-après  le  eisenrahm  roilge.  ) 


SIXIEME  ESPECE. 

ROTH-E ISENSTETN.  — LA  MINE  DE  FER  ROUGE. 
FERRUM  OCHRACEUM  RU  BRUM. 

Iii.  Emm.  T.  i , p.  3o8.  — Wid.  p.  807. 

M.  Werner  partage  cette  espèce  en  quatre  sont- 
espèces. 


I".  SOUS-ESPECE. 

MOT  H ER.-EI  SE  N RAH  M . LE  «ISENR.UIM  ROUGE. 

Ferrum  ochraceum  rubrum  inquinans. 

Td.  Emm.  T.  2,  p.  3o8.  — Wid.  p.  807.  — Lenz, 
T.  2 , p.  i73.  — W.  P.  T.  i , p.  i55.  — M.  L.  p.  453. 
— Hématites  micaceus  -,  Wall.  T.  2,p.  248.  — Redscaly 
iron  ore , Kirw.  T.  2 , p.  172.  — Fer  oxide  rouge  luisant  j 
Ilaüy. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  ordinaire  est  un  rouge  cerise  foncé , 
quelquefois  le  rouge  de  sang  ou  le  rouge  brundtne; 
il  se  rapproche  souvent  du  gris  d’acier  ou  du  noir 
de- fer*  , 


T.R  TR* 
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On  le  trouve  quelquefois  en  masse  , le  plus 
souvent  superficiel , sur  des  mines  de  fer  ou  autres 
substances  minérales. 

Il  est  très-brillant  et  même  un  peu  éclatant , 
d’un  éclat  demi-métallique. 

Il  est  composé  de  parties  écailleuses , friables  , 
très-tachantes , communément  cohérentes  , et  même 
presque  solides. 

Il  est  onctueux  au  toucher  ; — médiocrement 
pesant. 

Caractères  chimiques. 

Traité  au  chalumeau , sans  addition , il  noircit 
sans  se  fondre,  et  colore  en  vert  clair  le  verre  de 
borax. 

Gissement  et  localités. 

m 

Le  eisenrahm  rouge  est  assez  rare , et  ne  se 
rencontre  jamais  qu’en  petite  quantité.  11  recouvre 
communément  ( comme  il  a été  dit  ) d’autres  mi- 
néraux , surtout  le  fer  spathique , la  mine  de  fer 
rouge  compacte,  le  fer  micacé,  les  ocres  mar- 
tiales, les  pyrites  cuivreuses,  le  quartz,  le  spath 
pesant , etc.  On  en  a trouvé  sur  du  charbon  de 
terre  : il  passe  tantôt  au  fer  micacé , tantôt  à la 
sous-espèce  suivante. 

On  en  trouve  en  SaXe  en  plusieurs  endroits, 
près  de  Sclrneeberg  et  de  Freyberg  ; au  Hartz , 
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dans  le  péys  de  Nassau,  en  Thuringe  et  à Schern- *>* *** 
nitz  en  Hongrie. 

Remarques. 

Le  nom  de  Eisenrahm  a été  donné  , par  les  mineurs  , 
à plusieurs  mines  de  fer  en  partie  écailleuses  , que 
M.  Werncr  a rangées  sous  des  espèces  différentes  , mais 
en  leur  conservant  leur  nom , à l’exception  néanmoins 
du  fer  micacé.  On  verra  ci-après  le  eisenrahm  brun.  On 
a donné  souvent  à ces . trois  substances  le  nom  de 
Eisenmann. 


IIe.  SOUS-ESPECE. 

EICJt  TER-ROT  H-SISE  MSTBI  N.  — LA  MIS*  »E  T'En  EOVOS 
COMPACTE. 

Ferrum  ochraceum  rubrum  densum. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  3io.  — Wid.  p.  807.  — Lenz, 
T.  2 , p.  174.  — W.  P.  T.  1 , p.  1 54*  — M.  L.  p.  454. 
— Hématites  ruber  solidus , Wall.  T.  2 , p.  246. — Héma- 
tite compacte  muge  , D.  B.  T.  2 , p.  267. — Compact  red 
iron  slone , Kirw.  T.  2,  p.  170. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  tient  le  milieu  entre  le  rouge  bru- 
nâtre et  le  gris  d'acier  foncé  ; elle  passe  quelquefois 
au  rouge  de  sang. 

On  la  trouve  en  masse  ou  disséminée , quel- 
quefois sous  différentes  formes  imitatives  ( globn- 
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M'pvr"2R  leuse,  réniforme , cellulaire , spèculaire  ) ou  rarement 
cristallisée  (*). 

Ses  formes  sont  : 

a.  Des  cubes  parfaits , petits  ou  de  moyenaar 
grandeur,  isolés  ou  groupés. 

b.  La  pyramide  à 4 faces , avec  sommets  tron- 
quée. 

Les  surfaces  des  cübes  sont  lisses , celles  des 
pyramides  sont  rudes  et  mattes. 

A l’intérieur,  la  mine  de  fer  rouge  compacte 
varie  du  brillant  au  mat  : c’est  un  éclat  demi-mé- 
tallique. ( La  variété  spèculaire  est  éclatante.  ) 

Sa  cassure  varie  beaucoup;  elle  est  tantôt  unie, 
tantôt  inégale , à petits  grains  ou  à grains  fins , tantôt 
conchoïde  à grandes  cavités , plus  raremeut  elle 
passe  à la  cassure  schisteuse  ou  à la  cassure  terreuse. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés  , à bords  peu 
aigus  ; ceux  des  variétés  schisteuses  sont  en  forme 
de  plaques. 

Rarement  elle  est  composée  de  pièces  séparées , 
testacées , courbes  ou  scapi formes  et  prismatiques. 


(*)  Ces  cristaux  sontde'critsparRarsten  et  tous  les  autres 
mine'ralogistes  allemands  ; les  cubes  a viennent  deSibe'rie; 
les  pyramides  b viennent  de  Baigory  dans  les  Pyre'ne'es  ; 
Emmerling  et  Widenmann  annoncent  ceux-ci  comme  e'tant 
des  pseudo-cristaux  , et  peut-être  eu  est-il  de  même  des 
autres  , comme  le  soupçonne  Widenmann.  Werner  , dans 
le  Catalogue  de  Pabst , ne  décrit  aucune  cristallisation. 
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Elle  est  demi-dure , passant  au  dur  ; — aigre  et LA  > 

• HOl'GE. 

difficile  à casser. 

* Elle  donne  une  raclure  d’un  rouge  de  sang. 

Elle  est  assez  tachante  ; — pesante. 

Caractères  chimiques. 

Traitée  an  chalumeau,  elle  ne  donne  ni  odeur 
ni  fumée  ; elle  est  infusible  même  avec  le  borax , 
qu’elle  colore  seulement  en  vert  jaunâtre. 

Gissement  et  localités. 

La  mine  de  fer  rouge  compacte  se  trouve  en 
beaucoup  d’endroits  de  la  Saxe,  de  la  Bohème,  au 
Hartz,  dans  la  Hesse;  en  Sibérie,  en  France,  etc. 
tantôt  dans  des  filons , tantôt  dans  des  couches  : 

■elle  est  communément  mélangée  avec  les  deux 
sous-espèces, suivantes,  dont  elle  se  rapproche  sou- 
vent par  des  passages . très-marqués , ainsi  que  de 
la  mine  de  fer  argileuse  ; le  quartz  , le  hornstein , 
le  spath  calcaire , l’accompagnent  ordinairement , 
quelquefois  le  spath  pesant  et  le  fer  spéculaire. 

Dana  le  Fichtelberg  près  de  Bareilh  , on  en  a 
observé  des  couches  qui  se  séparent  en  prisme, 
comme  le  basalte. 

Usages. 

Cette  mine  de  fer  forme  très-souvent  un  objet 
d'exploitation  et  produit  un  très-bon  fer, 


EER 
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III®.  SOUS-ESPECE. 


ROTUER  SLASKoPF.  l’/IÉMATITE  ROUGI  (*). 

jFerrum  othraceum  rubrum  hœmatites. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  5i3.  — Wid.  p.  81 1.  — Lenz  , 
T.  2 , p.  176.  — W.  P.  T.  1 , p.  l56. — Fasriger  rother 
eisensteln  , M.  L.  p.  456. — Hématites  ruher , AV  ail.  T.  2, 
p.  247-  — Hématite  muge  , — D.  B.  T.  2 , p.  288.  — 
Redhœmatites  , Kirw.  T.'2  , p.  168.  — ■ Feroxidé  héma- 
tite , Haüjr.  , 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  tient  le  milieu  entre  le  rouge  bru- 
nâtre et  le  gris  d'acier , et  passe  quelquefois  entiè- 
rement a l’un  ou  à l’autre;  très-souvent  elle  tire 
vers  le  rouge  de  sang. 

On  la  trouve  en  masse , mais  le  plus  souvent 
elle  se  rencontre  sous  diverses  formes  imitatives 
( réni forme,  uviforme,  stalactiforme,  globuleuse , 
cylindrique  , tubi forme , cellulaire , etc.  ) 

Sa  surface  est  tantôt  lisse,  tantôt  drusique. 

■ Son  éclat  extérieur  n’est  qu’accidentel. 

A l’intérieur,  elle  est  peu  éclatante,  ou  seule- 
ment brillante:  c’est  un  éclat  demi-métallique. 

Sa  cassure  est  toujours  fibreuse ; les  fibres  sont, 

{*)  Le  nom  d’hématite  vient  du  grec  taux , sang , à cause 
de  la  couleur  rouge  de  sang  qu’a  souvent  cette  substance.  11 
y a aussi  des  hématites  brunes  fit  noires , quisOpt  comprises 
dans  les  espèces  suivantes. 
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tantôt  minces  et  alongées,  tantôt  épaisses  et  courbes,  x,ys  DE  ***t 

01  ISOUS*. 

-quelquefois  parallèles,  mais  plus  souvent  diver- 
gentes en  étoiles  ou  en  faisceaux. 

Ses  ûagmens  sont  communément  escjuilleux  ou 
cunéiformes , quelquefois  indéterminés . 

Elle  est  presque  toujours  composée  de  pièces 
séparées , qui  sont  tantôt  grenues , à gros  grains  ou, 
à petits  grains , tantôt  testacées,  concentriques,  plus 
ou  moins  épaisses  (*),  plus  rarement  seapiformes. 

Elle  donne  une  raclur  e d’un  rouge  de  sang  clair. 

Elle  est  dure , passant  au  demi-dur  ; — peu  diffi- 
cile à casser  ; — aigre  ; — un  peu  tachante  ; — 
pesante. 

Caractères  chimiques. 

Elle  a les  mêmes  caractères  que  la  sous-espèce 
précédente. 

Usages. 

L’hématite  rouge  donne  souvent , à la  fonte  en 
grand,  jusqu’à  60  pour  100  de  fer;  aussi  est-elle 
très-souvent  un  objet  d’exploitation. 

On  s’en  sert  aussi  pour  brunir  l’or,  l’argent  et 
autres  métaux;  opération  qui  consiste  à leur  ôter, 
par  le  frottement,  le  mat  qu’ils  ont  en  sortant  de 
la  fonte,  et  à leur  rendre  le  brillant  métallique. 

C*)  Elles  sont  parallèles  à la  surface  extérieure  de  l’héma- 
tite ; souvent  elles  ont  lieu  en  même  tems  que  les  pièces 
séparées  grenues.  t . . ...  
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Gissement  et  localités. 

Quoique  l’hématite  rouge  se  trouve,  en  quel- 
ques endroits,  en  très-grande  abondance,  néan- 
moins elle  n’est  pas  très-commune  ; elle  est  pres- 
que toujours  accompagnée  de  la  mine  de  fer  rouge 
compacte,  soit  qu’elle  se  rencontre  en  couches  ou 
en  filons. 

On  en  trouve  en  Saxe  et  en  Bohême  en  beau- 
coup d’endroits,  à Baigorry  en  France,  à Naila  et 
Ueuclitenberg  dans  la  principauté  de  Bareilh,  à 
Andreasberg  et  Leerbach,  au  Hartz,  en  Silésie, 
en  Angleterre , etc. 


I Ve.  SOUS-ESPÈCE. 

ROTUE  EISENOKKER.  — l’oCRE  DE  FER  ROUGI. 


Ferrum  ochraccum  rubrumfriabile. 

Id.  Emm.  T.  2>  p.  317.  — Wid.  p.  8i3.  — Lenz  , 
T.  2 , p.  178.  — OchraJ'erri  ruhra  , Wall.  T.  2 , p.  25g. 
— Red  ochre  , Kirw.  T.  2,  p.  171.  — Fer  oxide  , Haüy. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  varie  entre  le  rougi  de  sang  et  le 
rouge  brunâtre. 

On  la  trouve  tantôt  en  masse , tantôt  disséminée 
ou  superficielle  ; elle  est  matte . 

Sa  cassure  est  terreuse. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  obtus. 

Elle 


Digitized  by  Gi 


[le 


GENRE  EER.  257 

Elle  est  trèa-tachante  ; — tendre , passant  au 
très-tendre  et  très  souvent  au  friable  ; — aigre  ; — 
pesante. 

REMARQUES. 

Cette  sous  - espèce  accompagne  toujours  les  deux 
précédentes , souvent  en  très-grande  quantité'  ; rarement 
elle  se  trouve  seule.  On  l’exploite  pour  en  retirer  du  fer 
qui  est  très-doux  : c’est  une  des  mines  de  fer  les  plus 
faciles  à fondre. 


SEPTIEME  ESPECE. 

BR  A UNE-E ISENSTE1N.  — LA  MINE  DE  FER 

BRUNE. 

FERRVM  OCHRACEUM  BRUNUM. 

Td.  Emm.  T.  2 , p.  3i8.  — Wid.  p.  814* 

\ 

M.  Werner  partage  cette  espèce  , de  même  que  la 
pre'ee'dente  , eu  quatre  sous-espèces  , qui  ont  entr’elles 
les  mêmes  analogies  ; et  en  gênerai  la  mine  de  fer  brune 
a de  très-grands  rapports  avec  la  mine  de  fer  rouge  , 
dont  elle  ne  parait  différer  essentiellement  que  par  un 
mélange  souvent  assez  considérable  de  manganèse  oxi- 
de. Elle  se  rapproche  aussi  beaucoup  du  fer  spatique  , 
et  a avec  lui  beaucoup  d’analogie. 


Minéral,  élém.  Tom.  II.  R 
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eusse. 

BRAUtfER  EISENRXHM.  — IX  EISENF.AHM  BRUN. 

Ferrum  ocliraceum  brunum  inquinans. 

Id.  Emm.  T.  2,  p*  3i8.  — Wid.  p.  8>4-  — Len*, 
T.  2 , p.  178.  — W.  P.  T.  1 , p.  i5g.  — M.  L.  p.  45g. 
— Èrown  scaly  irort  ore  , Kirw.  T.  2 , p.  186. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  varie  entre  le  brun  de  gércfle  et  le 
gris  d'acier. 

On  le  trouve  très-rarement  en  masse,  ou  dissé- 
miné, ou  sous  forme  globuleuse  ,•  mais  le  plus  sou- 
vent superficiel  et  spumiforme. 

Il  est  très-brillant  ou  même  un  peu  éclatant , 
d’un  éclat  demi-métallique. 

Sa  cassure  paraît  être  lamelleuse,  à lames  très- 
minces:  elle  passe  à la  cassure  compacte. 

Dans  ce  dernier  cas,  elle  est  composée  de  pièces 
séparées  , grenues , ou  plutôt  de  petites  écailles  très- 
minces. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  obtus. 

Il  est  très-tachant  ; — très-tendre  ; — presque 
friable  ; — doux  ; — onctueux  au  toucher  ; — il 
est  léger  et  même  quelquefois  surnageant. 

Caractères  chimiques. 

Il  noircit  au  chalumeau  sans  se  fondre  , et 
donne  au  verre  de  box-as  une  couleur  d'un  vert 
jaunâtre. 
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Le  eisenrahm  brun  est  un  minéral  assez  rai'e  ; 
il  accompagne  ordinairement  les  deux  sous-espècea 
suivantes,  sur  lesquelles  il  est  en  couche  super- 
ficielle. On  en  trouve  à Kamsdorf  en  Saxe , à 
Klausthal  au  Hartz,  à Lautereck  dans  le  Pala- 
tinat,  à Naïla  et  Stœben  dans  la  principauté  de 
Bareith,  etc. 

Remarques. 

Le  eisenrahm  brun  est  confondu  très-souvent  avec  le 
eisenrahm  rouge  , ou  avec  le  fer  micacé'  ; aussi  je  n’ai 
cite'  , pour  la  synonymie  , qu’un  très-petit  nombre  d’au- 
teurs. On  l’a  souvent  pris  pour  une  mine  de  manganèse  , 
et  en  efTel , il  en  contient  toujours  une  plus  ou  moins 
grande  quantité  , ainsi  que  les  trois  autres  sous-espèces 
de  mines  de  fer  brunes. 

Les  mineurs  lui  ont  quelquefois  donné  le  nom  de 
eisenmunn 


IIe.  SOUS-ESPECE. 

ntCHTER  BRAUN  EISENSTEtN.  LA  MINE  DE  FER  BRUNE 

^ COMPACTE. 

Ferrum  ochraceum  brunum  densum. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  321.  — Wid.  p.  8i5.  — Lenz  , 
T.  2 , p.  180.  — XV.  P.  T.  i , p,  160.  — M.  L.  p.  461. 
— Hématites  nigrescens  solidus  , Wall.  T.  2 , p.  244*  — 
Compact  brown  iron  stone  , Kirw.  T.  2,  p.  i65. 

Rï 

! 
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J“‘UiiE*  Caractères  extérieurs. 

S K couleur  est  le  brun  de  gèrojle , passant  quel- 
quefois au  brun  jaunâtre. 

On  la  trouve  le  plus  souvent  en  masse  ou  dissé- 
minée, quelquefois  sous  différentes  formes  imita- 
tives ( stalactiforme , réniforme,  uviforme,  cellulaire, 
tubiforme , globuleuse,  dendritique , etc.)  et  très- 
rarement  en  pseudo-cristaux , dont  les  formes  sont 
le  cube  ,\e  rhomboïde  et  la  lentille  (*). 

A l’intérieur,  elle  est  matte  ou  rarement  très- 
peu  brillante. 

Sa  cassure  est  ordinairement  unie,  quelquefois 
terreuse  ou  inégale , à petits  grains  ; elle  passe  aussi 
quelquefois  à la  cassure  conchoïde. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  plus  ou 
moins  obtus. 

Sa  raclure  est  d’un  brun  jaunâtre  clair,  presque 
d’un  jaune  d'ocre. 

Elle  est  demi-dure  , passant  au  dur  ; — aigre  ; 
— facile  à casser  ; — pesante. 

Caractères  chimiques. 

Elle  se  comporte  au  chalumeau  comme  la  mine 
de  fer  rouge  compacte. 

(*)  f-He  forme  la  base  de  quelques  pétrifications , surtout 
de  madrépores. 

V * 
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La  mine  de  fer  brune  compacte  se  rencontre 
tantôt  en  couches,  tantôt  en  filons,  presque  tou- 
jours  accompagnée  des  autres  sous-espèces,  sou- 
vent aussi  avec  du  fer  spalhique,  du  quartz,  du 
spath  pesant,  du  spath  calcaire,  des  pjrites,  etc. t 
elle  est  d’ailleurs  assez  commune  en  Allemagne  : 
on  la  trouve  en  Saxe,  en  Thuringe , en  Hongrie, 
en  Tirol,  en  Stirie,  en  Souabe , dans  la  Hesse, 

Je  Palatinat,  au  Hartz,  etc.  etc.;  eu  Sibérie,  en 
France  et  ailleurs  : elle  est  l’objet  de  beaucoup 
d’exploitations  et  fournit  un  Ircs-bon  fer. , , 


II  le.  SOUS-ESPÈCE. 

M RAV  y S R CT.ASKOPT.  — l’hématits  br^n  z. 

Ferrum  ockraceum  krunum  hématites. 

Id.  Emrn.  T.  2 , p.  323.  — Wid.  p.  817. — Lenz, 
T.  2 , p.  182.  — W.  P.  T.  1 , p.  161.  — Fasriger  braun 
eiseinstein  , M.  L.  p.  4 63.  Hématites  nigrescens  , Wall. 
T.  2 , p.  244*  ~-  Brown  hématites , Rirw.  T.  a,p.  i65. 
— Ver  oxidé  hématite  brun  , Haiiy. 

Caractères  extérieurs. 

S A couleur  à l’intérieur  est  un  brun  de  girofle, 
qui  passe  au  brun  jaunâtre , au  brun  de  cheveux  et 
même  au  brun  noirâtre ; très -rarement  elle  tira 
vers  le  jaune:  la  couleur  de  sa  surface  est  presque) 
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toujours  différente;  c’est  tantôt  le  noir  parfait,  le 

noir  bleuâtre  ou  le  noir  de  fer ; tantôt  le  gt  is  d'acier , 

• 

le  brun  de  tomback , le  jaune  de  bronze  et  le  jaune 
d'or ; souvent  aussi  elle  présente  des  couleurs  vives, 
b igarrées , métalliques. 

On  la  trouve  rarement  en  masse  ; le  plus  sou- 
vent elle  se  présente  sous  différentes  formes  imi- 
tatives très-variées  ( rèniforme , uviforme , stalac- 
tiforme,  tuberculeuse , en  buissons,  dendritique,  cy- 
lindrique , cellulaire,  rameuse,  etc.  ) , et  très-rare- 
ment en  pseudo-cristaux  : ce  sont  des  pyrites  py- 
ramides à 6 faces  aiguës , réunies  en  druses,  quel- 
quefois creuses. 

Sa  surface  est  tantôt  lisse  , tantôt  grenue , tantôt 
rude  ou  drusique  ; elle  est  éclatant » ou  peu  éclatante. 

A l’intérieur,  l’hématite  brune  est  très-brillante 
ou  'peu  éclatante  : c’est  un  éclat  gras  qui  passe  à 
l’éclat  métallique. 

Sa  cassure  est  fibreuse  ; les  fibres  sont  tantôt  trcs- 
fines  ( c’est  le  passage  à la  cassure  conchoïde  ),  tantôt 
un  peu  épaisses  ( c’est  le  passage  à la  cassure  rayon- 
née);  elles  sont  droites  ou  courbes,  presque  tou- 
jours divergentes  en  étoiles  ou  en  faisceaux , plus 
rarement  parallèles. 

Ses  fragmens  sont  ordinairement  esquilleux  ou 
cunéiformes , rarement  indéterminés. 

Elle  est  souvent  composée  de  pièces  séparées, 
qui  sont  tantôt  grenues , à gros  grains  ou  à petits 
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grains  , tantôt  te stacèes  , concentriques  ; souvent 
aussi  elles  sont  à la  fois  grenues  et  testacées , grenues 
à la  surface,  et  testacées  dans  une  cassure  en 
travers. 

Elle  est  opaque. 

Sa  raclure  est  d'un  brun  jaunâtre. 

Elle  est  demi-dure  ; — aigre  ; — assez  facile  à 
casser  } — pesante. 

Caractères  chimiques. 

Elle  noircit  au  chalumeau  sans  se  fondre.  Avec 
le  borax  elle  se  boursouflle,  et  le  colore  en  un 
jaune  sale. 

Gissement  et  localités. 

L’hématite  brune  accompagne  toujours  la  sons- 
espèce  précédente , mais  elle  se  rencontre  en  bien 

moins  grande  quantité.  ( V oyez  la  rniqe  de  fer 

* 

brune  compacte.) 


IVe.  SOUS-ESPÈCE. 

BRjtUNE-EISENOlCKER • • — l’oCR£  D E P B R BRUN*. 

Ferrum  ochraceum  brunum  Jriabile. 

Id.  Emm.  T.  a , p.  527.  — Wid.  p.  81g.  — Leus  , 
T.  2 , p.  180.  — Ochra  Jèrri  Jlaia  , Wall.  T.  2 , p-  258. 
1 — Ochrajerri  fusca  , ibid.  p.  334.  — Broun  ûon  ochre , 
Kirw.  T.  2 , p.  167. 


LA  MIME  Ï1K  U* 
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Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  brun  jaunâtre , qui  passe  au 
jaune  d’ocre. 

On  la  trouve,  en  masse  ou  disséminée. 

A l’intérieur,  elle  est  matte. 

Sa  cassure  est  terreuse. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  obtus. 
Elle  est  tendre,  ou  très-tendre , ou  même  quel- 
quefois friable  ; — elle  est  plus  ou  moins  tachante  ; 
— pesante. 

Remarques. 

L’ocre  de  fer  brune  accompagne  toujours  la  mine  de 
fer  brune  compacte.  ( Voyez  la  seconde  sous-espèce  ). 

HUITIEME  E S P ÈC  E. 

SPÆTHIGER  ETS  ENS  TE  I N.  — LA  MINE  DE  FER 

SPATIIIQUE  OU  LE  TER  SPATIQUE. 

FERRCJM  OC  H RA  CE  V AT  SPATIFORME. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  528.  — Wid.  p.  820.  — Lenz  , 
T.  2 , r.  184.  — W.  P.  T.  1 , p.  J64.  — M-  L.  p.  466. 

■ — Minera ferri  alba , Wall.  T.  2,  p.  25i.  — Calcareous 
ou  Sparry  iron  ore  , Kirw.  T.  2 , p.  190.. — Fer  spathique 
■ ou  Mine  dejèr  blanche , D.  B.  T.  2 , p.  290.  — Id.  Lam. 

T.  1 , p.  263 Mine  dejèr  spathique , R.  D.  L.  T.  5 , 

p.  281 Fer  carbonate! , 11a üy.  E.  — Chaux  carbonatée 

ferrijère  , Haüy.  T. 


I 
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Caractères  extérieurs. 

- Sa  couleur  est  un  gris  jaunâtre,  qui  passe  tantôt 
au  blanc  grisâtre  , tantôt  au  jaune  isabelle  et  au  gris 
verdâtre  ; elle  s’altère  par.  l’exposition  à l’air , et 
passe  au  brun  de  gèrojle  et  au  brun  noirâtre  : celte 
altération  pénètre  souvent  jusqu’à  l’intérieur.  11  a 
aussi  quelquefois  à la  surface,  des  couleurs  bigarrée » 
( jaune  d'or,  queue  de  paon). 

On  le  trouve  en  masse , disséminé , quelquefois 
portant  des  empreintes,  et  très-souvent  cristallisé. 

Ses  formes  sont  : 

a . Le  rhomboïde  à faces  planes  ou  convexes  , 
parfait. 

b . Le  rhomboïde  ayant  deux  angles  opposés , for- 
tement tronqués.  * 

c.  La  lentille,  sauvent  contournée  en  forme  de 
selle. 

. d.  Le  prisme  à 6 faces , équiangle , terminé  par 
- un  pointement  à 5 faces. 

e.  La  pyramide  à 4 J aces,  parfaite , simple  ou 
double. 

Les  cristaux  sont  le  plus  souvent  de  moyenne 
grandeur  ou  petits , rarement  grands  ou  très-petits. 

Leur  surlace  est  tantôt  lisse,  tantôt  drusique , 
tantôt  un  peu  rude 

A l’extérieur,  le  fer  spathique  varie  du  très-écla- 

« • 
tant  au  peu  éclatant  : c’est  un  éclat  ordinaire , qui 


t.k  rus! 
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semble  se  rapprocher  un  peu  ( quoique  très-rare- 
ment ) de  Y éclat  métallique. 

A l’intérieur  , il  est  éclatant , rarement  très- 
éclatant , ' et  quelquefois  seulement  brillant  : c’est 
un  éclat  nacré , qui  passe  à Y éclat  v'treux. 

Sa  cassure  est  lamelleuse , à lames  plates  ou 
courbes  ; le  clivage  est  triple,  sous  trois  directions 
qui  se  coupent  obliquement. 

Ses  fragmens  sont  rhomboïdaux. 

Il  se  présente  presque  toujours  en  pièces  séparées , 
grenues , à grains  de  différente  grosseur,  très-ra- 
rement lestacéeê , minces  et  courbes.  ' 

Les  variétés  de  couleur  claire  sont  translucides 
ou  tout  au  moins  sur  les  bords  ; celle  de  couleuç 
foncée  sont  entièrement  opaques  ; les  premières 
donnent  une  raclure  d’un  blanc  grisâtre , celle  de» 
autres  est  d’un  brun  jaunâtre. 

Il  est  demi-dur , passant  souvent  au  tendre  ; 
aigre  ; facile  à casser  ; — médiocrement  pesant. 

Pes.  spéc.  Elle  varie  de  3, 600  à 4>°oo. 

Parties  constituantes. 

D’après  Bergmann  , le  fer  spathique  est  com- 
posé d’égales  parties  de  carbonate  de  chaux  et  de 
fer,  avec  environ  \ de  manganèse;  mais  ces  pro- 
portions doivent  être  très-variables. 

Caractères  chimiques. 

Le  fer  spathique,  traité  au  chalumeau,  pétille  et 
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noircit  sans  se  fondre}  avec  le  borax,  il  se  bour- 
souffle  et  le  colore  en  jaune  sale  : il  fait  toujours 
plus  ou  moins  d’effervescence  avec  les  acides. 

Gissement  et  localités. 

Le  fer  spathique  se  rencontre  également  dans 
les  terrains  primitifs  ou  secondaires  ; il  est  peu  do 
filons  qui  n’en  contiennent}  la  Saxe , la  Bohème, 
le  Tirol,  la  Hongrie,  la  Souabe,  la  France  ( Bai- 
gorry , Allevard  ) , etc.  en  fournissent  beaucoup 
d’exemples;  il  se  trouve  aussi  souvent  en  couches 
considérables , comme  à Eisenerz  en  Stirie , à 
Hüttenberg,  à Sclimalkalden  dans  la  Hesse,  etc. 

Il  est  presque  toujours  accompagné  de  spath  cal- 
caire, de  brauqspath  et  de  mine  de  fer  brune } il  a 
avec  toutes  ces  substances,  beaucoup  d'analogie,  et 
s’en  rapproche  souvent  par  des  passages  successifs. 

Usages, 

• Le  fer  spathique  est  remarquable  , parmi  les 
mines  de  fer  exploitées,  en  ce  qu’il  est  très-facile 
à convertir  en  acier;  aussi  lui  a-4-on  donné,  en 
Stirie,  le  nom  de  siahlstein , pierre  d'acier  ou 
mine  4’açier. 

Remarques. 

Ou  a vu  ci-dessus  que  le  citoyen  Haüy , après  avoir 
donne'  d’abord  à cette  mine  le  nom  d ejer  carbonate  , l’a 
depuis  retranche'e  du  nombre  des  naines  de  fer  , et  l’a 
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if-ïj*  regardée  comme  une  varie'te'  de  pierre  calcaire  ou  de 
SrAïm^uE.  cjlaux  carij0nate'e.  Et  en  eflet } sj  f’on  considère  qu’il  y 
a une  conformité'  parfaite  de  cristallisation  , et  surtout 
de  mole'cule  inte'grante  entre  le  spath  calcaire  et  le  fer 
spathique  ; que  celui-ci , regarde  comme  un  carbonate  de 
fer , est  toujours  mélange'  de  chaux , on  ne  peut  s’em- 
pêcher de  reconnaître  que  cette  distribution  faite  par 
le  citoyen  Haiiy , est  conforme  aux  lois  d’une  classifica- 
tion régulière.  . 


NEUVIÈME  ESPECE. 

• SCHWARZ  - EISENSTEIH.  — LA  MINE  DE  FER 

NOIRE. 

IERRUM  OCHRACEVM  NIGRUM  (*). 

Td.  Emm.  T.  2 , p.  334-  — Reuss  , p.  22.  — ~ Lenz  , 

T.  2 , p.  186 Var.  de  l'hématite  brune  , Wid.  p.  818. 

— Black  iron  stone  , Kirw.  T.  2 , p.  167. 

Caractères  extérieurs. 

w- 

Sa  couleur  tient  le  milieu  entre  le  gris  d'acier 
et  le -noir  bleuâtre. 

On  la  trouve  en  masse , souvent  aussi  sous 


(*)  Dans  le  tableau  de  classification , cette  espèce  est  par- 
tagée en  deux  sous-espèces , la  mine  dejer  noire  compacte 
et  l’hématite  noire  j mais  n’en  ayant  trouvé  nulle  part  des 
descriptions  séparées  , je  donne  ici  la  description  de  l’espèce 
entière  d’après  Emmerling  : néanmoins  je  me  suis  assuré 
que  la  subdivision  est  de  Weraer. 
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diverses  formes  imitatives  ( rèni forme , uviforme , rE* 

tuberculeuse , en  buissons,  claviforme , stalactiforme 
ou  tricotée  irrégulièrement  ). 

Sa  surface  exmrieure  est  rude  et  mat  te , ou  très- 
peu  brillante, 

A l’intérieur,  elle  est  plus  ou  moins  brillante , 
d’un  éclat  demi-métallique,  qui  passe  à l’éclat  mé- 
tallique. 

Sa  cassure  est  ordinairement  conchoïde  applatie, 
quelquefois  passant  à la  cassure  unie  ou  à la  cassure 
inégale  à petits  et  très-petits  grains  ; très-rarement 
elle  est fibreuse , à fibres  trcs-minces , courbes , diver- 
gentes , en  étoiles  ou  en  faisceaux.  ( L'hématite  noire. 

Voyez  la  note  ci-dessus.  ) 

Ses  fragmens  s^nt  indéterminés , à bords  aigus, 
ou  quelquefois  en  plaques  ou  esquilleux , rarement 
cunéiformes. 

Elle  est  quelquefois  composée  de  pièces  sépa- 
rées qui  sont  testacées , courbes,  mince tQ  disposées 
parallèlement  à la  surface,  ou  très-rarement  gre- 
nues , à gros  et  très-gros  grains. 

Elle  prend,  par  la  raclure,  un  éclat  métallique 
sans  changer  sa  couleur. 

Elle  est  demi-dure  ; — aigre  ; facile  à casser  ; 

— pesante. 

Caractères  chimiques. 

La  mine  de  fer  noire , traitée  au  chalumeau  aveo 
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le  verre  de  borax,  le  colore  en  un  bleu  violet 

tirant  au  brun  rougeâtre. 

Çissement  et  locaÉtèti. 

Elle  se  trouve  à Naïla  dans  la  principauté  de 
Bareith;  à Blaukenbourg  au  Hartz;. à Blauenthal} 
Geier,  eu  Saxe;  dans  la  Hesse,  le  Palatinat,  etc. 

Elle  se  rencontre  dans  des  filons  des  montagnes 
primitives , quelquefois  aussi  dans  des  montagnes 
secondaires  ; elle  accompagne  presque  toujours  la 
mine  de  fer  brune  et  le  fer  spathique , et  s’cn  rap- 
proche beaucoup  par  des  passages  très-fréquens. 

Æ E M A RQJ7  E S. 

La  mine  de  fer  noire  a été  très-^png-tems  confondue 
avec  la  mine  de  manganèse  grise  compacte , à laquelle 
en  effet  elle  ressemble  beaucoup.  Ce  n’est  que  depuis 
quelques  anne'es  que  Werner  en  a fait  une  espèce  parti- 
culière parmi  les  mines  de  fer;  elle  est  d’ailleurs  asse? 
rare  , et  il  n’est  pas  facile  de  la  retrouver  dans  les  ouvrages 
des  mine’ralogistes.  Il  m’a  paru  que  plusieurs  ne  l’avaient 
pas  connue , et  que  la  plupart  l avaient  réunie  à l’héma- 
tite brune  ou  aux  mines  de  manganèse  ; aussi  a-t-on  vu 
que  j’ai  été  très-circonspect  dans  la  synonymie. 

On  ne  sait  pas  exactement  quelle  est  sa  composition  ; 
ce  qu’il  y a de  certain  , c’est  qu’elle  contient  plus  de 
manganèse  qu’aucune  autre  mine  de  fer. 

On  l’exploite  pour  en  retirer  du  fer  : elle  est  très- 

facile  à fondre  , mais  elle  a l’inconvénient  d’attaquer  les 
parois  du  fourneau. 
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DIXIEME  ESPECE. 

THONEISENSTE 1 N.  — LE  FER  ARGILEUX. 

EERRUM  OCHRACEUM  ARGILLACEUM. 

Id.  Emm.  T.  2,  p.  33 7 Wid.  p.  823. — Lenz, 

T.  2 , p.  188. 

M.  Wemer  partage  cette  espèce  en  six  sous-espèces  , 
ainsi  qu’il  suit. 

Ire.  SOUS-ESPECE. 

R tt  T a S L.  LE  CRAYON  ROUGE. 

Ferrum  ochraceum  argillaceum  rubrica. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  35o-  — Lenz  , T.  2 , p.  190.  — 
M.  L.  p.  187.  — Rother  eisenokkcr , Wid.  p.  8»3.  — 
Ochrajerri  rubra  , cretacea  solida  , rubrica,  Wall.  T.  2 , 
p.  260.  — Argile  martiale  rouge  , Sanguine  ou  crayon 
rouge  , D.  B.  T.  2 , p.  25o.  Fer  oxidi  graphique , 
Hauy. 

Caractères  extérieurs . 

Sa  couleur  est  un  rouge  brunâtre , qui  tire  quel- 
quefois au  gris  d’acier , ou  au  rouge  de  brique , ou 
au  rouge  de  sang. 

On  le  trouve  en  masse. 

Sa  cassure  principale  est  schisteuse,  à feuillets 
épais ; elle  est  un  peu  brillante. 

Sa  cassure  en  travers  est  terreuse  , à grain  fin  ; 
elle  est  matle. 
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Ses  fragmens  sont  communément  en  forme  de 
plaques , esquilleux  ou  indéterminés. 

Sa  raclure  est  d’un  rouge  de  sang , passant  au 
rouge  brunâtre. 

Il  est  très-lacliant  et  écrivant. 

Il  est  tendre  , souvent  très-tendre  ; — facile  à 
casser  ; — il  happe  fortement  à la  langue  ; — U 
est  peu  maigre  au  toucher,  souvent  même  un  peu 
onctueux  ; — médiocrement  pesant. 

Remarques. 

Le  crayon  rouge  paraît  n’être  autre  chose  qu’un 
thonschiefèc  pe'ne'tre’  d’ocre  de  fer  rouge.  En  effet , il  se 
rencontre  presque  toujours  au  milieu  des  thouschiefers 
stratiformes , soit  en  petites  couches  , soit  en  forme  de 
nids , comme  à Thalitter  dans  la  Hessse , où  il  se  ren- 
contre en  assez  grande  abondance  , et  forme  un  objet 
d’exploitation. 

On  en  trouve  aussi  en  Bohême  dans  la  Haute-Lusace  , 
en  Thuringe  ( Blankenbourg  et  Kœnitz  ) , en  Sibe'rie , etc. 

On  ne  l’exploite  pas  comme  mine  de  fer , mais  seule- 
ment pour  en  faire  des  crasrons  pour  dessiner. 

Le  crayon  rouge  a e'té  range  très-long-tems  , avec  les 
bols  , dans  le  genre  argileux  ; ce  n’est  que  depuis  peu 
qu’on  l’a  classe’  parmi  les  mines  de  fer. 


H*. 
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Ile.  SOUS-ESPECE. 

STÆNC.LICItER  THO  NEISE  NSTEI N . — LE  FER  ARGILEUX 
SCAPIFORMK.  * 

Ferrum  ochraceum  argillacevm  scapiforme. 

' r 

Jd.  Eiiim.  T.  2 , p.  34°-  — ; Lenz  , T.  2 , p.  188.  — 
W.  P.  T.  1 , p.  167.  — M.  L.  p.  472. — Var.  du  Ge  ~ 
’meincr  Hioneisenstcin , Wid.  p.  8a5.  — Columnar  ou Sca-* 
pijarm  fran  orc  , Kirw.  T.  2 , p.  176.  Fer  oxide  rouge 
bacillaire  > Haüy  (*). 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  tient  le  milieu  entre  lé  rouge  de 
cerise , le  rouge  de  sang  et  le  rouge  brunâtre  ; c’est 
aussi  quelquefois  le  brun  Jaunâtre  ou  le  brun  de  foie . 

On  le  trouve  en  morceaux  plus  ou  moins  angu -> 
leux  et  quelquefois  globuleux. 

Sa  surface  est  rude  et  matle. 

Sa  cassure  est  aussi  matte  et  terreuse , à grain  fin , 

Ses  fragraens  sont  indéterminés , à bords  peu  aigus . 

Il  est  composé  de  pièces  séparées,  scapiformes , 
plus  ou  moins  régulières,  minces  ou  épaisses , sou-1 
■Vent  un  peu  courbes , quelquefois  placées  les  unes 
sous  les  autres  ou  articulées  ( gegliedert ) , et  toujours 
très-faciles  à séparer. 

Leurs  faces  de  séparations  sont  rudes  et  mat  tes. 


(*)  On  lui  a quelquefois  donne  le  nom  de  nageleri  , 
miue  en  forme  de  clou. 

Minéral,  élém.  Tome  II.  S 
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La  raclure  est  tantôt  d'un  rouge  de  sang,  tantôt 
d’un  brun  jaunâtre. 

Il  est  tendre  f — facile  à casser  ; — il  happe 
à la  langue  ; — il  est  Mitigre  au  toucher  ; — un 
peu  rude  ,•  — médiocrement  pesant. 

HEitJRQlTES. 

•*  ' • 

Le  fer  argileux  scapiforme  est  assez  rare  ; il  se  trouve 
en  Bohême  ( à Hocshenitz  , Stracka  , Schwintschitz  , 
Sobrusan  , etc.  ) } à Dutweiler  dans  les  environs  de 
Saarbruck  : c’est  ordinairement  dans  des  montagnes 
stratiformes  , an  milieu  des  couches  d’argile  , qu’il  se 
rencontre  ,*  et  surtout  presque  toujours  dans  le  voisinage 
de  quelque  feux  souterrains  ( erdbrcende  ) , dont  l’action  est 
très-probablement  là  cause  qu’il  l’a  modifie'  et  l’a  partagé 
en  pièces  séparc’es.  Cependant  M.  Reuss  assure  en  avoir 
découvert  en  Bohême  ^ âüx  environs  de  Prohn  , au  mi- 
lieu d’une  montagne  de  schieferthoh  , et  dans  un  pays 
où  il  n’existe  aucune  trïtce  de  feux  souterrains. 

Il  y a quelques  endroits  où  on  l’exploite  pour  en  tirer 
du  fer. 


ïir«.  souâ-ESPECË. 

KdRNIGER  OU  LINSENrORMIGMR  T HO  N El  SE  NS  TE  t If  m 

U FER  ARGILEUX  GRÉ-VU  OU  LENTICULAIRE. 

Fcrrum.  ochraceum  argillaceum  lenticulare. 

ld.  Emm.  T.  2,  p.  342 1 — Wid.  p.  826.  - — Lenz , 

T.  2 , p.  189 W.  P.  T.  1 , p.  167.  — M.  L.  p.  471. 

— Acinose  ironore  , Kirvv.  T.  a , p.  177. 
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Caractères  extérieurs.  ausiuux. 

Sa  couleur  varie  beaucoup  entre  le  bfun  rou- 
geâtre ou  jaunâtre , le  rouge  brunâtre  et  le  noir  gri- 
sâtre , et  passe  très-souvent  de  l’un  à l’autre. 

On  le  trouve  en  masse  , ou  formant  la  base  de 
plusieurs  pétrifications,  et  surtout  de  coquillages. 

A l’intérieur,  il  est  très-brillant,  quelquefois 
même  un  peu  éclatant , d’un  éclat  demi-métallique. 

Sa  cassure  est  inégale , mais  elle  passe  tantôt  à 
la  cassure  esquilleuse , tantôt  à la  cassure  schisteuse. 

Ses  fragtnens  sont  indéterminés , à bords  obtus. 

Il  est  toujours  composé  de  pièces  séparées , gre- 
nues, à petits  grains  arrondis  ou  à grains  applatis 
et  lenticulaires. 

Sa  raclure  est  tantôt  d’un  rouge  de  sang , tantôt 
d’un  gris  jaunâtre  ou  d’un  gris  de  cendre , suivant  la 
variété  de  la  couleur  principale;  elle  lui  donne  un 
peu  d’éclat. 

11  est  ordinairement  tendre , néanmoins  il  y a 
quelques  variétés  très-tendres  d'autres  demi-dures. 

Il  est  aigre  ; — facile  à casser  ; — très-tâchanl ; 

— assez  pesant. 

\ 

Remarques. 

Le  fer  argileux  lenticulaire  se  rencontre  exclusivement 
dans  des  montagnes  slratiformes , presque  toujours  sans 
aucun  mélange  d’autres  minéraux  , et  il  y forme  quel- 
quefois des  couches  assez  puissantes  : il  contient  sou- 

S 2 
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vent  jusqu’à  \o  pour  100  de  fer  ; aussi  est-il  exploité 

avec  beaucoup  d’avantage. 

On  le  trouve  en  Bavière  , en  Bohême  , en  Franconie  , 
aux  environs  de  Namur  dans  les  Pajrs-Bas  , eu  Souabe  , 
en  Suisse  , etc. 

* Emrnerling  dit  qu'il  est  un  peu  atlirablo  à l'aimant , et 
qu’il  forme  pour  ainsi  dire  le  passage  du  fer  argileux  au 
fer  mague’tique.  1 • . . • 


IV*.  SOUS-ESPECE. 

CEMKINER  TBONEISENSTEIN.  LE  FER  ARGILEUX 

COMMUN.  J 

Ferrum  ochraceum  argillaceum  vu! gare. 

là.  Emm.  T.  2 , p.  557. — Wid.  p.  823.  — Lene, 

T.  2 , p.  191 W.  P.  T.  1 , p.  i65.  — M.  L.  p.  4.70. — 

— Cammoii  argillaceous  iron  ore  , |£jrw.  T.  2 , p.  173.— 
Fer  oxidè , Hauy. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  la  plus  ordinaire  est  le  gris  jaunâtre 
ou  bleuâtre , ou  le  gris  d'acier , souvent  aussi  le  brun 
jaunâtre  ou  rougeâtre , le  brun  de  gérojle , le  rouge 
de  brique  ou  le  rouge  brunâtre  ; toutes  ces  couleurs 
s’altèrent  beaucoup  à l’air,  et  deviennent  en  général 
plus  foncées:  cette  espèce  de  décomposition  a. lieu 
non-seulement  à la  surface , mais  encore  à l’inté- 
rieur, plus  ou  moins  profondément. 

On  le  trouve  en  masse  ou  disséminé  , quelquefois 
jsous  forme  cellulaire  ou  uviforme , rarement  for- 
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taant  la  base  de  coquillages  pétrifiés  ou  renfermant  ***''» 

_ . < AllGlLULÏ. 

des  èmpremtea  de  végétaux.  On  l’a  aussi  trouvé 
( très-rarement  ) en  pseudo-cristaux  octaèdres. 

A l'intérieur,  il  est  tout-à-l’ait  mat. 

Sa  cassure  est  communément  terreuse,,  quelque- 
fois un  peu  inégale , k,grains  fins , ou  conchoïde,  ou 
même  un  peu  schisteuse . 

* 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  peu 
aigus.  1 

La  couleur  de  sa^raclure  yai'ie  coqime  sa  couleur 
principale. 

Il  est  tendrè  , souvent  très-tendre  , rarement 
demi-dur  ; — aigre  ; — peu  dijficile  à casser  ; — il 
happe  un  peu  a la  langue  ; — il  est  maigre  au 
toucher  ; — pesant. 

Caractères  chimiques. 

Le  fer  argileux  noircit  au  chalumeau  sans  se 
fondre;  traité  avec  le  borax,  il  se  boursouffle,  et 

le  colore  eu  vert-olive  un  peu  noirâtre. 

* ' 

Gissement  et  localités. 

On  trouve  le  fer  argileux  commun  en  plusieurs 
endroits  de  la  Saxe  et  surtout  de  la  Bohème,  en 
Westphalie,  en  Angleterre  ( Kolbrookdale  ) , en 
Pologne,  en  Russie,  en  Norwége , en  Italie,  etc. 

Il  se  rencontre  toujours  dans  des  montagnes  stra- 
tiforines , alternant  communément  avec  des  couche» 
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de  thonschicfer  et  de  brandschiefer , mélângé  très—  •- 
souvent  avec  de  l’ocre  de  fer,  et  quelquefois  ac- 
compagné de  calamine,  de  galène,  de  pyrites  sul- 
fureuses et  de  gypse. 

M.  Reuss  cite  du  fer  argileux  commun  en  forme 

* • . 

de  nids,  dans  un  basalte  prè$  de  Blankenstein  en 
Bohème , mais  on  soupçonne  que  c’est  plutôt  le 
fer  réniforme  qui  est  la  sous-espèce  suivante. 

Il  se  rapproche  souvent,  dans  beaucoup  de  pas- 
sages, des  mines  de  fer  rouge  compacte. 

Usage. 

On  exploite  le  fer  argileux  commun  pour  en 
retirer  du  fer;  il  rend  enviriron  3o  à 4o  pour  100. 


Ve.  SOUS-ESPÈCE. 

E JSE  N N I E RE.  LB  FER  RÉNIFORME. 

Ferrum  ochraceum  argillaceum  reniforme. 

ld.  Emm.  T.  3 , p.  554-  — Lenz  , T.  a , p.  192.  — 
W.  P.  T.  1 , p.  167.  — M.  L.  p.  47' • — Var.  du 
Bohnerz  , Wid.  p.  827.  — (Elites  , Wall.  T.  2 , p.  614  • 
— Kodular  iron  ore  , KirW.  T.  2 , p.  1 78. — Pierre  d’aigle , 
R.  D.  L.  T.  5 , p.  3oo. — Id.  Lam.  T.  1 , p.  245.  — Fer 
limoneux  sphéroïdal , D.  B.  T.  2 , p.  283.  — Fer  oxtdê 
géodique , Haüy. 

Caractères  extérieurs. 

'Sa.  couleur  est  presque  toujours  un  brun jaunâtre 
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plus  ou  moins  foncé,  surtout  à l'extérieur,  plus 
clair  au  contraire  à l'intérieur  ; souvent  même  le 
centre  est  un  grain  d’un  jaune  d’ocre  ou  d’un  gris 
jaunâre  (*). 

On  le  trouve  en  morceaux  arrondis,  tuberculeux  , 
plus  ou  moins  rénijbrmes , de  differentes  grosseurs. 

Leur  surface  est  communément  rude  et  recou- 
verte de  parties  terreuses. 

> 

* A l’intérieur,  ils  sont  brillons  > d’un  éclat  demi- 
métallique,  mais  au  contraire  mats  vers  le  centre. 

La  cassure  est  unie  ou  un  peu  esquilleuse  vers  la 
surface , et  terreuse  vers  le  centre. 

Les  fragmens  sont  indéterminés  , à bords  jpeif 
aigus. 

Chaque  morcean  arrondi  est  composé  de  pièces 
réparées,  testacéee,  concentriques , renfermant  uq 
grain  ou  noyau  souvent  mobile  * lorsqu'ils  sont 
groupés  plusieurs  ensemble , ils  se  présentent  en 
pièces  séparées , grenues. 

Sa  raclure  est  4’un  brun  jaunâtre , passant  au 
jaune  d'ocre. 

11  est  tendre  à l’extérieur,  très-tendre  à l’intérieur \ 
— il  est  aigre  ; — facile  à casser  ; — il  happe  à la, 
langue  ; — il  e$t  maigre  au  toucher  ; — pesant. 

{*)  M.  Reuss  préfeiid  que  c’est  la  terre  jaune  de  \V  epner. 
( Voyez  T.  lf  p.  455.  ) 
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Caractères  chimiques. 

Le  fer  argileux  réniforme  noircit  au  chalumeau 
sans  se  fondre  ; colore  le  verre  de  borax  en  un 
jaune  sale. 

Gissement  et  localités. 

On  le  trouve  en  Bohème,  en  Saxe  ( Wehrau  ), 
dans  le  Palatinat,  en  Silésie,  en  Pologne,  etc. 

Il  se  rencontre  dans  des  montagnes  straliforraes, 
presque  toujours  dans  des  couches  argileuses,  quel- 
fois  accompagné  dé  bois  bitumineux. 

On  l'exploite  ; il  donne  à la  fonte  un  fer  d’assez 
t bonne  qualité. 

Remarque. 

Le  fer  re'niforme  a e'te'  très-Jong-tems  connu  sous  le 
nom  de  œtite  ou  pierrecC aigle  ( adlerstein  ) , parce  qu’on 
pre'tendait  que  les  aigles  en  transportaient  dans  leurs 
nids.  Sa  formation  n’a  pas  encore  e'té  trop  bien  ex- 
piique'e. 
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IX  TEK 
ÀRGXLIUX. 


VIe.  SOUS-ESPECE. 

2!  O B N K R S.  LE  FER  PISIFORME. 

Ferrum  ochraceum  argillum  pisiforme. 

Jd.  Emm.  T.  2 , p.  347.  — Wid.  p.  827.  — Lenz  , 
T.  2 , p.  193.  — W.  P.  T.  r , p.  168.  — M.  L.  p.  471* 
— Minera Jerri  subaquosa  globosa , Wall.  T.  a , p.  257. 
• — Pisjform  ou  Granular  iron  sione  , Kinv.  T.  2 , p.  178. 
■ — Mine  de  fer  en  grains  , R.  D.  L.  T.  3 , p.  3oo.  — Fer 
oxidè  globuhforme  , Haüy. 
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Caractères  extérieurs. 

» 

Sa  couleur  ordinaire  à l’intérieur  est  un  brun 
plus  ou  moins  foncé,  qui  tire  vers  le  rouge  , le 
jaune  ou  le  brun ; il  est  plus  clair  vers  le  centre; 
mais  la  surface  extérieure  est  toujours  colorée  par 
la  matière  terreuse  qui  sert  de  ciment,  et  elle  est 
tantôt  d’un  Brun  rougeâtre  ou  d’un  brun  de  foie , 
tantôt  d’un  gris  jaunâtre. 

On  le  trouve  en  grains  sphériques  ou  applatis , 
.tantôt  petits  ou  très-petits , tantôt  de  moyenne 
grosseur. 

Leur  surface  est  rude , malte , et  communément 
recouverte  d’uq  ocre  de  fer. 

A l’intérieur,  le  fer  pisiforme  varie  depuis  le  mat 
jusqu'au  brillant  et  au  peu  éclatant ; le  centre  est 
toujours  mat. 

Sa  cassure  est  unie  ou  un  peu  conchoïde  ; elle  est 
✓ terreuse  vers  le  centre. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  peu  aigus. 

"Il  est  presque  toujours  composé  de  pièces  tesla- 
cèes , concentriques , minces. 

Sa  raclure  est  d’un  brun  jaunâtre. 

11  est  demi-dur , passant  au  tendre  ; — aigre  ; 
— facile  à casser  ; — médiocrement  pesant. 

. ■ . ; ■ . t 

Caractères  chimiques. 

Il  se  comporte  au  chalumeau  comme  la  sous- 
espèce  précédente. 


. ie  re* 
Alton,  rox. 
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I*.  SOUS-ESPECE.  LiKon&uy. 

UOnASTEKZ.  LA  MINE  DES  MARAIS  OU  LE  MORASTF.RZ. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  352.  — Wid.  p.  85o.  — Lenz , 

P \v.  p.  T.  i,  p-  168. — Morassi  iron  ore, 

Kirw.  T.  a , p-  i83. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  brun  jaunâtre  assez  clair. 

On  le  trouve  tantôt  à l’état  terreux , tantôt  en 
Triasses  informes  arrondies , tuberculeuses , criblées. 

A l’extérieur  il  est  mat , ainsi  qu’à  1 intérieur. 

Sa  cassure  est  terreuse. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  obtus. 

Il  est  assez  tachant  ; — très-tendre , souvent 
même  entièrement  friable  ; — maigre  au  toucher  > 
médiocrement  pesant. 

II'.  SOUS-ESPECE. 

’s  U Jir  P F E R Z.  LA  MINE  DES  LIEUX  BOURBEUX 

Olî  LE  SUMPFERZ. 

Ferrum  ochraceum  eespUititium  paludinare. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  555.  — Wid.  p.  85i.  — Lenz  , 

T.  2 , p.  196.  — W.  P.  T.  ,i , p-  168.  — M.  L.  p.  47?- 
. — Swampy  iron  ore  , Kirw-  T.  2 , p.  i83. 

Caractères  extérieure . 

S A couleur  est  un  brun  jaunâtre  foncé,  qui  passe 
au  brun  rougeâtre , au  brun  noirâtre  et  même  au  grif 
d'acier,  > ■ ». 
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METAUX. 

On  le  trouve  en  masses  informes , tuberculeuses , 
arrondies , criblées , et  cariées . ( Les  interstices  sont 
souvent  remplies  de  fer  terreux  bleu.  ) 

Il  est  mat , rarement  un  peu  brillant  ( lorsqu’il 
est  d’un  gris  d’acier  ). 

La  cassure  est  terreuse , passant  à la  cassure  inégale 
à petits  grains. 


Ses  fragmens  sont  indéterminés , à lords  obtus. 
Il  donne  une  raclure  d’un  brun  jaunâtre  clair. 

Il  est  très-tendre , passant  au  tendre  ; — aigre  ; — 
facile  a casser  ; — médiocrement  pesant  ( plu* 
que  le  morasterz  ). 


III*.  SOUS-ESPECE. 

IV1ESENERZ.  — LA  MINE  DES  PRAIRIES  OU  LE  WIEZENERBZ 

Ferrum  ochraceum  cespititium  pratense . 

Id.  Emm.  T.  2,  p.  554.  — Wid.  p.  85a.  — Lenz, 
T.  a,  p.  i97.  — W.  P.  T.  1 , p.  ,68.  — M.  L.  p.  473. 
— Meadow  iron  orè  , Kinv.  T.  .2  , p.  182. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  brun  noirâtre  foncé , qui  sou- 
vent passe  au  brun  jaunâtre  : l’une  et  l’autre  cou- 
leurs se  trouvent  souvent  réunies  ; la  première , à 
1 extérieur;  la  seconde,  à l’intérieur;  les  parois  des 
fentes  sont  souvent  d’un  noir  bleuâtre  ou  d’un  gris 
d’acier. 

On  le  trouve  ordinairement  en  masses  réni- 
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formes . tuberculeuses , souvent  criblées , quelquefois  Lr  ***• 
v Uuomsvx. 

en  grains  plus  ou  moins  gros. 

A l’extérieur,  il  est  presque  toujours  rude  et  mat  ; 
mais  à l’intérieur,  il  varie  depuis  Y éclatant  j usqu’au 
mat  ; souvent  le  même  morceau  est  éclatant  vers  sa 
surface  et  mat  vers  le  milieu  : c’est  un  éclat  gras. 

Sa  cassure  varie  suivant  sou  éclat;  elle  est  con- 
choïde  lorsqu’il  est  éclatant , terreuse  lorsqu’il  est 
mal  : elle  passe  aussi  à la  cassure  unie  ou  à la  cassure 
inégale  à petits  grains. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés  , à bords  peu 
aigus. 

Sa  raclure  est  un  brun  jaunâtre. 

Il  est  tendre , passant  quelquefois  au  très-tendre  ; 
aigre  ; — très -facile  à casser  ; — médiocrement 
pesant. 

Caractères  chimiques. 

Le  fer  limoneux  ( en  général  ) noircit  au  chalu- 
meau sans  se  fondre;  il  se  boursoufîle  avec  le  borax 
et  lui  donne  une  couleur  d’un  jaune  sale. 

Parties  constituantes. 

Le  fer  limoneux  est  un  oxide  de  fer  mélangé 
' d’un  peu  de  phosphate  de  fer  ( siderile  de  Berg- 
znann  ) et  de  substances  terreuses. 

Usage. 

Le  fer  limoneux  est  exploité  comme  mine  de 
fer,  njais  il  fournit  un  fer  de  médiocre  qualité,  qui 
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ir.ïEn  est  souvent  cassant  à froid  : cette  propriété  est  due 

LIMONEUX.  1 x 

à la  présence  du  phosphate  de  fer* 

Gissemcnt  et  localités. 

Les  dénominations  données  aux  trois  sous-es- 
pèees  de  fer  limoneux,  sont  tirées  de  leur  situation 
géologique  s elle  se  trouvent  toujours  dans  des 
endroits  bas,  dans  des  terrains  d’alluvion,  sous  la 
première  couche  de  terre  ou  sous  le  gazon  ( rasen - 
eisenstein  ) , et  toujours  dans  des  endroits  humides. 
Il  paraît  qu’on  doit  attribuer  leur  origine  aux  dé- 
pôts successifs  que  les  eaux  ont  faits  des  parties  fer- 
rugineuses qu’elles  tenaient  en  dissolution.  Elles  se 
sont  précipitées  peu  à peu  au  fond:  ces  premières 
couches  sont  le  morasterz  ou  le  fer  limoneux  des 
marais , toujours  jaunâtre,  terreux  et  de  peu  de 
consistance  ; mais  elles  se  sont  bientôt  endui'cies 
à mesure  qu’elles  se  sont  accrues , leur  couleur  a 
passé  au  brun,  et  le*fond  se  relevant  peu  à peu, 
les  eaux  ont  dû  prendre  en  partie  leur  écoulement. 
Aussi  ces  marais  sont  devenus  des  endroits  bour- 
beux et  limoneux:  c’est  le  sumpferz. 

Mais  à la  fin  les  eaux  étant  tout-à-fait  écoulées, 
le  dépôt  ferrugineux  est  devenu  presque  noir , 
brillant,  moins  tendre;  les  Végétaux  l’ont  couvert 
peu  à peu  ; il  s’y  est  formé  par  leurs  débris  une 
couche  de  terre  végétale,  et  toute  la  surlace  a été 
changée  eu  prairie  ( iviesenerc  ). 
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C’est  le  wieaenerz  qui  est  exploité  ordinaire- 
ment ; et  l’on  conçoit  facilement , d’après  cette 
explication,  pourquoi  il  contient  de  l’acide  phos- 
phorique. 

Les  couches  de  fer  limoneux  sont  souvent  assez 
étendues;  elles  alternent  avec  du  grès,  de  l’ar- 
gile, etc.  Les  trois  sous-espèces  passent  très-souvent 
de  l’une  â l’autre. 

Le  fer  limoneux  est  beaucoup  plus  abondant 
dans  le  nord  que  dans  le  midi  de  l’Europe;  les 
duchés  dé  Brandebourg,  de  Courlande,  la  Livonie, 
la  Lithuanie,  la  Prusse  et  la  Pologne  en  contien- 
nent beaucoup  ; il  y en  a aussi  une  grande  quantité 
dans  la  Lusace  : on  en  trouve  aussi  dans  le  Pala- 
tinat,  la  France,  etc. 


LE  KE 
limoneux.  , 
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DOUZIEME  ESPÈCE. 

BLÀUE-TISENERDE.  — LE  FER  TERREUX  BLEU. 

FERRUM  OCHRACEUM  CtERULEUM. 

Td.  Emm.  T.  2 , p.  35q.  — 'Wid.  p.  855.  — Lenz  , 
T.  2,  p.  199.  — W.  P.  T.  1 , p.  169.  — M,  L.  p.  474’ 

— Cœruleum  berolinense  nalurale  , Wall.  T.  2 , p.  2C0.  — 
Blue  martial  earth  , Kirw.  T.  2 , p.  i85  (*).  — Ocre  mar- 
tiale bleue  , Bleu  de  Prusse  natif,  R.  D.  L.  T.  3 , p.  295. 

— Prussiate  dejer  natif , D.  B.  T.  2 , p.  275.  — Id.  Lam. 
T.  1 , p.  247.  Fer  prussiate  natif , Hai’".  E. — Fer  azuré, 
llaiiy.  T. 

Caractères  extérieurs. 

• . t/  ! s ' • • • 

Le  fer  terreux  bleu,  lorsqu  il  n’a  pas  encore  été 
exposé  à l’air,  est  d’un  blanc  grisâtre , qui  bientôt 
passe  au  bleu  d’indigo  ou  rarement  au  bleu  de  smalt. 

On  le  trouve , soit  en  masse  , soit  disséminé , 
toujours  en  parties  mettes,  pulvérulentes , plus  ou 
moins  cohérentes. 

Il  est  assez  tachant  ; — maigre  au  toucher  ; — 
médiocrement  pesant. 

Caractères  chimiques. 

Au  chalumeau , il  devient  d?un  brun  rougeâtre , 
et  se  fond  en  un  globujp  noir  brillant , . qui  colore 

(*)  Le  Hue  iron  ore  «le  Vorau  , décrit  par  Kirw.  T.  2 , 
p.  187  , estle  lazulitbe  de  Klaprolli.  {Voyez  T.I,  p.  3i5.  ) 

le 
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le  Verre  de  borax  en  un  jaune  foncé  sale  : il  se  dis- 
sout promptement  dans  les  acides» 

Parties  constituantes* 

Bergmann  avait  soupçonné,  par  analogie,  que 
cette  substance  minérale  devait  être  de  même  na- 
ture que  le  bleu  de  Prusse  artificiel,  et  c’est  pour 
cela  qu’un  grand  nombre  de  minéralogistes  lui  ont 
donné  le  nom  de  bleu  de  Prusse  natif  ,■  mais  on. 
sait  à présent,  par  l’analyse  de  Klaproth,  que  le  fer 
terreux  bleu  est  composé  de  fer  et  d’acide  plios- 
phorique  avec  un  mélange  d’argile» 

Usage. 

Indépendamment  de  ce  qu’il  s’exploite  avec  le 
fer  limoneux  dans  lequel  il  se  trouve  mélangé, 
on  le  recueille  aussi  quelquefois  séparément,  poué 
en  faire  une  matière  colorante  grossière. 

Gissemenl  et  localités. 

Le  fer  terreux  bleu  se  rencontre  en  petits  nids  ou 
rognons  disséminés  dans  des  couches  d'argile  ou  de 
fer  limoneux,  ou  dans  des  tourbières  et  autres  ter- 
rains marécageux. 

On  en  trouve  en  Saxe  ( Steinbach ,.  Lichte- 
nau  , etc.  dans  la  Haulej-Lusace  ),  en  Silésie  , en 
Souabe  , en  Bavière  , en  Pologne  , en  Sibérie  , 
dans  le  Palatinat,  etc. 

Minéral,  élém.  2 ont.  IL  T 


FER  TERREUX 
»«.£U. 
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TREIZIEME  ESPECE. 

GRUX-EISENERDE.  — LE  FER  TERREUX  VERT. 

/ 

. FERRUM  OCHRACEUM  VIRIDE. 

Id.  Emra.  T.  2 , p.  56i.  — Wid.  p.  837.  — Leni , 
T.  2 , p.  201.  — W.  P.  T.  1 , p.  170.  — Green  martial 
earth,  Kirw.  T.  $,  p.  188. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  vert-serin , qui  tire  sonvent 
vers  le  jaune  ou  passe  quelquefois  au  vert-olive. 

On  Je  trouve  communément  friable  et  super- 
ficiel, rarement  en  masse  ou  disséminé  et  carié. 

A l’intérieur,  il  est  toujours  mat. 

Sa  cassure  est  terreuse , à grains  fins,  quelquefois 
un  peu  inégale. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  obtus. 

Il  est  assez  tacluint  ; — tendre  et  très-tendre , 
souvent  même  friable  ; — maigre  au  toucher  ; — 
facile  à casser  ; — médiocrement  pesant. 

Caractères  chimiques. 

Au  chalumeau,  le  fer  terreux  vert  commence 
par  devenir  rouge,  puis  d’un  brun  foncé,  mais  sans 
se  fondre  : il  colore  lé  borax  en  un  jaune  passant 
au  vert-olive. 
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MR  TERREUX 

Pçrties  constituantes.  vert. 

Cette  substance  était  regardée  autrefois  comme 
une  ocre  de  nikel  ou  de  bismuth  ; mais  elle  en 
diffère  essentiellement  par  scs  caractères  extérieurs, 
et  en  outre  VI.  Werner  s’est  assuré  qu’elle  ne  con- 
tenait pas  un  atome  de  ces  deux  métaux,  et  il  y a 
reconnu  au  contraire  la  présence  du  fer  : il  soup- 
çonne qu’il  y est  uni  avec  l’acide  phosphorique 
comme  dans  l’espèce  précédente,  dont  elle  ne  diffé- 
rerait que  par  un  mélange.  On  n’en  a point  encore- 
fait  d’analyse  exacte. 

Gissement  et  localités. 

Cette  substance  n’a  encore  été  trouvée  qu’à 
Braunsdorf  et  Schneeberg  en  Saxe , où  elle  se 
rencontre  dans  des  filons:  elle  est  mélangée,  à 
Braunsdorf,  avec  du  quartz  et  des  pyrites  sulfu- 
reuses $ à Schneeberg,  avec  du  quartz  et  du  bis- 
muth natif. 

M.  Flurl,  dans  sa  Description  de  la  Bavière  et 
du  Palalinat , assure  en  avoir  trouvé  à Bulenreit 
dans  le  Palatinat,  dans  des  couches  de  talc  terreux. 


Ta 
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QUATORZIEME  ESPECE. 

""SCÉMIRGEL.  — L’EMERIL. 
FERRUM  OCHRACEUM  SMJRIS. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  365.  — Wid.  p.  838.  — Lenz , 
T.  2 , p.'  2o3.  — W.  P.  T.  1 , p.  170.  — M.  L.  p.  476. 

— Ferritm  mineralisaUim  dm  issimum Smiris , Wall. 

T.  2 , p.  243.  — Emery , Kirw.  T.  2 , p.  ig3.  — Emeri!  , 
D.  B.  T.  2 , p.  286.  — Id.  R.  D.  L.  T.  5 , p.  184. 

ber  quarlzeux , Haüy.  E.  — Fer  oxide'  quartzifère  , 
Ha%.  T. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  tient  le  milieu  entre  le  noir  grisâtre 
et  le  gris  bleuâtre  $ elle  passe  quelquefois  au  gris 
de  fumée  ou  au  gris  d’acier. 

On  le  trouve  très-rarement  en  masse , le  plus 
souvent  il  est  disséminé  ou  mélangé  avec  d’autres 
minéraux. 

- Il  est  peu  brillant  ; c’est  un  éclat  ordinaire  peu 
déterminé,  qui  passe  à Y éclat  métallique. 

La  cassure  de  l’éraeril  n’est  pas  facile  à déter- 
miner , parce  qu’il  est  toujours  mélangé  avec  d’au- 
tres minéraux;  elle  paraît  être  inégale,  à grains fins. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés  , à bords  un  peu 
obtus. 

Lorsqu’il  est  en  masse , il  est  composé  de  pièces 
séparées , grenues , à très-petits  grains  et  à grains 
fins,  souvent  peu  apparentes. 


Digitized  by  Google 


GENRE  FER. 


T!  est  quelquefois  un  peu  translucide  sur  les  lords , 
mais  le  plus  souvent  entièrement  opaque  ; — ex- 
trêmement dur  ; — aigre  ; — froid  au  toucher  ; 
pesant. 

. • • ' ..b  31CJ;;3 

Caractères  chimiques.  r,  . ^ 

: ’ • • * !.o 

L’émeril  noircit  au  chalumeau,  mais  «ans  se 

fondre  ; il  colore  le  verre  de  borax  en  un  jaune 


sale.  ’ 


I ...  . , 

, Usage. 

L’émeril,  réduit  en  poudrç  , est  employé  pour 

polir  les  métaux , les  pierres , les  glaces , etc. 

■•  -*  - * * - . . • . . . x A . : .. 

Gissement  et  localités . "* 

f ' ■ ■ -’n  >V1.  ■ ■ :.i 

On  trouve  de  l’émeril  à Oclisenkopf , près 
Schwarzenberg  en  Saxè;  il  est  disséminé  dans  Une 
couche  de  stéatîte  endurcie,  d’un  gris  jaunâtre^ 
quelquefois  d’un  vert  de  pomme , mélangée  dé 
talc  commun. 

On  en  trouve  aussi  en  Italie  ( dans  le  duché  de 

. < v - ‘f* 

Parme);  en  Espagne  ( Honda  en  Grenade  );  au 
Pérou;  dans  l’île  de  Naxos  dans  l’Archipel,  où  il 
y a un  cap  connu  par  les  Italiens,  sous  le  nom  de 
Capo  smeriglio , le  Cap  émeril. 

L’émeril  est  souvent  mélangé  de  fer  magné- 
tique; ce  qui  a fait  croire  qu’il  attirait  i’aiguille 
aimantée. 


/.MÛRIS. 
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Amxhil.  * ... 

Remarques; 

■ — Qn.-croit  que  l’émeril  est  compose  de  fer  <et  de  silice 
dans  un  e'tat  de  combinaison  intime,  mais  on  n’en  a pas 
encore  d’analyse  exacte  j celle  même  donnc'e  par  Wie- 
gleb  , dans  les  Annales  de  Crell , . 1786 , T.  2 , p.  492  , 
est  conteste'e  : probablement  le  grand  nombre  de  subs- 
tànces  (*)  qui  ont  été  données  sous  -ce ‘nom  , parce 
qu'elles  étaient  employées  aux  mêmes  usages  , et  qui 
souvent  ont  été  décrites  comme  émeril  par  les  minéra- 
logistes , a beaucoup  nui  à ce  que  l’on  ait  pu  jusqu’ici 
connaître  parfaitement  le  véritable  émeril. 

t . , ,-r  « ' 

Appendice. 

. , - * , / • .*  . ’ ---•  --.f* 

Le  eisenbranderz  ou  mine  de fer  bitumineuse  est  un  fer 
argileux  mélangé  de  bitume; 

Le  eisensanderz  ou  mine  de  fer  sabloneuse  n’est  autre 
Chose  qu’un  grès  pénétré  d’oxide  de  fer. 

C’est  donc  à tort  que.  l'on  trouve , dans  quelques  au- 
teurs , ces  deux  substances  mises  au  rang  des  mine? 
de  fer  , comme  espèces  particulières. 

(■*)  Ce  sont  des  grenats  , du  fer  magnétique  , de* 
grès , etc. 


Digitized  by  Google 


SEPTIÈME  GENRE. 

LE  GENRE  PLOMB. 


PREMIERE  ESPECE. 

B LEIGLANZ.  — LA  GALÈNE. 

PLUMBUM  MINEKALISATUM  GALENA.  * 

Id.  Emm.  T.  a , p.  569.  — Wid.  p.  84»  • — Lenz  , T.  2 , 
p.  204. — Plumbum  sal/ure  mii.eralisalumel  argento  mi.r- 
tum,  WaU.  T.  2 , p.  3o2. — Galet. e , R.  D.  L.  T.  5 , p.  564* 
— Galène  ou  sulfure  de  plomb , D.  B.  T.  2 , p.  354-  — 
Galène  , Lam.  p.  289.  — Plomb  sulfuré , Haüjr.  T.  3 , 

p.  456-  * 

Wemer  partage  la  galène  en  deux  sous-espèces  , 1» 
galène  commune  et  la  galène  compacte. 


Ire.  SOUS-ESPECE. 

CEMEINEJt  HT.EICI.ANZ.  LA  GALENE  COMMUNE. 

Plumbum  mineralisatum  galena  xulgaris. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  56g.  — Wid.  p.  841.  — Lenz  , 
T.  2 , p.  204.  — W.  P.  T.  1 , p.  97.  — M.  L.  p.  478- 
— Common  galena  , Kirw.  T.  2 , p.  216- 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  gris  de  plomb  plus  ou  moins 
parfait;  quelquefois  aussi  à sa  surface  ou  dans  des 
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oiLÈsE.  fentes,  la  galène  est  noirâtre  ou  bigarrée  ( couleur 
d’iris  ou  d’acier  trempé  ). 

On  la  trouve  communément  en  masse , ou  dis- 
séminée , ou  superficielle  ; quelquefois  aussi  sous 
différentes  formes  imitatives  ( uviforme , réniforme  , 
miroitante,  Irico'ée,  cellulaire,  cariée,  coulée , etc.  ) j 
souvent  aussi  cristallisée. 

Ses  formes  sont  : 

a.  Le  cube  parfait , à faces  tantôt  planes,  tantôt 
concaves  sphériques. 

b.  Le  cube  ayant  ses  angles  plus  ou  moins  tron- 
qués ; ce  qui  donne  le  passage  entre  le  cube  et  l’oc- 
taedre. 

c.  Le  cube  ayant  ses  bords  et  ses  angles  tronqués 
( ceux-ci  plus  fortement  ) , et  quelquefois  aussi  les 
bords  des  troncatures. 

d.  Le  cube  ayant  ses  faces  latérales  concaves , et 
portant  un  biseau  assez  aigu  sur  tous  ses  bords. 

e.  \J octaèdre  parfait  ( ou  la  double  pyramide  à 
4 faces  ). 

f.  U octaèdre  ayant  tous  ses  angles  tronqués  (*). 

g.  L ’ octaèdre  ayant  à la  fois  tous  ses  angles  et 

i 

ses  bords  tronqués  (*'). 

h.  Le  prisme  à 6 faces  portant  un  pointement  d 


(J)  Les  bords  des  troncatures  sont  quelquefois  tronque'*. 
(+  + J Dans  quelques  cristaux  il  y a un  biseau  sur  les  bords 
au  lieu  d’une  troucature  , et  souvent  l’un  et  l’autre. 
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4 faces , dont  deux  sont  placées  sur  deux  bords  la- 
téraux opposés  , et  deux  sur  deux  faces  latérales  op- 
posées. 

i.  Le  prisme  à 6 ftces  portant  un  po  internent  « 

5 faces,  placées  sur  3 faces  latérales  en  alternant. 

k.  La  table  à 6 faces , équiangfe  parfait. 

l.  La  table  à 6 faces  ; portant  un  biseau  sur  ses 
faces  terminales  (*). 

Les  cristaux  sont  rarement  grands,  mais  plus 
souvent  de  moyenne  grandeur  ou  petits  ; grouppès 
les  uns  sur  les  autres  ou  implantés , très-souvent 
isolés. 

Leur  surface  est  ordinairement  lisse,  quelque- 
fois drusique , rarement  rude,  inégale  ou  cariée. 

A l’extérieur,  la  galène  commune  varie  du  très - 
éclatant  au  brillant  ( suivant  la  nature  de  la  sur- 
face extérieure  ). 

A l’intérieur,  la  galène  commune  varie  aussi 
du  très-éclatant  au  très-brillant , suivant  sa  cassure; 
l’éclat  est  toujours  métallique. 

Sa  cassure  est  communément  lamelleuse  , à lames 

(+)  Ces  quatre  dernières  variétés  de  forme  doivent  sans 
douteêlre  rapporle'esaux  précédentes.  L’agrandissement  de 
certaines  faces  , la  suppression  de  quelques  autres  , la  posi- 
tion du  cristal  dans  sa  gangue  , les  auront  fait  cobsidérer 
différemment.  D’ailleurs  , celte  forme  en  prisme  ou  table  à 

6 faces  , supposée  complète  et  rigoureuse  , ne  peut  pas  , 
d’après  la  théorie  du  cit.  Haüy , appartenir  à la  galène. 


C.ALEHJfc 
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«alêne,  tantôt  planes,  tantôt  courbes,  rarement  rayonnée ± 
à rayons  courts  et  larges , divergeas  en  faisceau» . 
Le  clivage  est  triple  et  rectangulaire. 

Ses  fragment  sont  cubiques , excepté  dans  la  ga- 
lène commune  à grains  fins. 

Elle  est  très-souvent  composée  de  pièces  sépa- 
rées , grenues  (*) , rai’ement  de  pièces  séparées  tes- 
tacées. 

Elle  est  tendre  ; — un  peu  douce  ; — très-facile 
à casser  ; — quelquefois  un  peu  tachante  ; > — très- 
pesante. 

Pes.  spéc.  7,220  , MUSCfïENBROEK.  7,290  , GeLLERT. 

7,5873 , Hiuï. 

Caractères  chimiques. 

Traitée  au  chalumeau , la  galène  commune  pé- 
tille, éclate,  puis  se  fond  en  donnant  une  odeur 
sulfureuse:  lorsqu'il  ne  s’en  dégage  plus,  on  obtient 
un  globule  de  plomb  métallique. 

• 

Parties  constituantes. 

La  galène  est  une  combinaison  de  soufre  et  Je 
plomb  dans  des  proportions  assez  variables , le 
plomb  en  formant  toujours  au  moins  les  deuç  tiers» 

(*)  Lorsque  ces  pièces  se'pare’es  sont  à très-petits  grains  , 
c’est  le  passage  de  la  galène  commune  à la  galène  com- 
pacte. 
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Î1  s’y  rencontre  aussi  toujours  un  peu  d’argent, 
quelquefois  jusqu’à  i5  centimes  (*). 

Wallerius  , üeborn  et  autres  minéralogistes  ont 
parlé  d’une  galène  antimoniale  : elle  a l'éclat  de  la 
galène  et  la  slruclure  fibreuse  de  l'antimoine  gris. 
C’est  le  plomb  sulfuré  antimonifere  du  cil.  Haüy, 
t.  5,  p.  46s.  Il  fait  aussi  mention  d’un  plomb 
sulfuré  fer rifere , dit  vulgairement  gale  ne  martiale , 
Ces  deux  variétés  sont  peu  communes. 

Usages. 

Ou  exploite  la  galène  pour  en  retirer  le  plomb, 
qui  est  employé  à beaucoup  d’usages  économiques, 
principalement  lorsqu’on  a besoin  de  lames  métal- 
liques. C’est  la  mipe  de  plomb  la  plus  abondante 
et  presque  la  seule  exploitée.  On  extrait  aussi  de 
la  galène  , l’argent  qui  s’y  trouve  mélangp.  Une 
partie  de  l'argent  qui  se  verse  chaque  année  dans 
le  pommerce,  provient  des  galènes  argentifères. 

La  galène  est  aussi  très-utile  dans  le  traitement 
des  mines  d’argent;  elle  en  facilite  la  fusion;  et 
en  outre,  le  plomb  qui  en  résulte  à la  fonte,  sert 
à purifier  immédiatement  l’argent  par  la  coupel- 
lation. 


(*)  Pourquoi  le  iveissgultiçerz  clair  de  Freyberg  , dont 
on  a cite'  l’analyse  ci-dessus , p.  1 52 , ne  serait-il  pas  regardé 
comme  une  galène  Xx'e^-argentifere  ? ? 
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palï ki.  La  galène  est  employée  pour  vernisser  les  po- 

teries communes  : on  la  réduit  pour  cela  en  une 
poudre  très-fine,  que  l’on  vend  sous  le  nom  d’aZ- 
quifoux. 

Gissement  et  localités. 

La  galène  commune  est  la  minç  de  plomb  la 
plus  répandue  , surtout  parmi  celles  exploitées  : 
elle  se  rencontre  également  dans  les  montagnes 
primitives  ou  stratiformes , soit  en  filons , soit  en 
couches.  Le  quartz,  le  spath  fluor,  le  spath  cal- 
caire, le  spath  pesant,  le  fer  spathique,  la  blende, 
les  pyrites,  l’argent  rouge,  l’argent  vitreux,  l’ar- 
gent natif,  sont  les  substances  minérales  qui  l’ac- 
compagnent le  plus  ordinairement. 

M.  "Werner  en  a observé  en  petits  filons  dan* 
les  houilles  des  environs  de  Dresde. 

On  trouve  la  galène  commune  presque  partout, 
au  moins  en  petite  quantité.  Les  pays  où  elle  forme 
un  objet  d’exploitation,  sont  la  Saxe,  la  Bohême, 
le  Hartz , la  Hongrie , la  Silésie , la  Stirie  , la 
Suède,  la  Norvvége,  l’Angleterre,  la  France,  etc. 
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Ile.  SOUS-ESPECE. 

B LE  I S C H W E I F.  LA  GALÈNE  COMPACTE. 

Plumhum  mineralisatum  , galena  plumbago. 

Jd.  Emm.  T.  a , p.  537.  — Wid.  p.  845.  — Lenz  , 
T.  2 , p.  207.  — W.  P.  T.  1 , p.  114.  — M.  L.  p.  486. 
— Plumhum  plumbago , Wall.  T.  2 , p.  3o5.  — Galène 
compacte  , D.  B.  T.  a , p.  355.  — Compact  galena,  Kirvr. 
T.  2 , p.  218. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  gris  de  plomb , communément 
un  peu  clair,  passant  quelquefois  plus  ou  moins  au 
gris  d'acier. 

On  la  trouve  en  masse , ou  disséminée , ou  réni- 
forme , ou  en  lames  spéculaires. 

Celle  dernière  variété  est  très-éc/atante  à l’ex- 
térieur; les  autres  ne  sont  que  brillantes. 

A 1 intérieur,  la  galène  compacte  n’est  que  bril- 
lante. C’est  un  éclat  métallique. 

Sa  cassure  est  unie,  quelquefois  un  peu  con- 
choide. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  peu 
aigus. 

Elle  prend  de  Yéclat  par  la  raclure. 

Elle  est  tendre , plus  que  la  galène  commune  5 
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— douce  ; — facile  à casser  ; — tachante  ; — très- 
pesante. 

Pes.  spéc.  7,444  > Gelleut. 

Caractères  chimiques . 

La  galène  compacte  se  comporte  au  chalumeau 
comme  la  galène  commune,  si  ce  n’est  qu’on  ne 
la  voit  point  comme  elle  pétiller  et  éclater. 

Gissement  et  localités. 

La  galène  compacte  est  assez  rare;  elle  se  ren- 
contre toujours  dans  le  voisinage  de  la  galène  com- 
mune, et  avec  les  mêmes  caractères  géologiques. 
On  observe  très-fréquemment  des  passages  de 
l'une  à l’autre.  La  cassure  dé  la  galène  compacte 
devient  alors  peu  à peu  grenue,  à petits  grains. 

On  en  a trouvé  à Freyberg  et  Gersdorf,  en  Saxe; 
à Andreasberg,  au  Hartz;  à Ischio  près  Vicence, 
en  Italie;  à Leogang,  dans  le  Salzbourg  ; Wei- 
ditig,  dans  le  Palatinat;  Rauschenberg , en  Baviè- 
re; dans  le  Derbyshire. 

Remjrque. 

La  galène  compacte  a c'te’  long-tems  confondue  sous  le 
nom  «Je  plumbaço , avec  le  graphite  et  le  molybdène. 
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SECONDE  ESPECE. 
BLAU-BLEI-ERZ.  — LA  MINE  DE  PLOMB  BLEUE. 

PLUMBUM  MINERALISÊTUM  CÆRULEUM. 

IJ.  Emm.  T.  2 , p.  38o.  — Wid.  p.  847.  — Lenz  , 
T.  2 , p.  208.  W.  P.  T.  1 , p.  1 15.  — M.  L.  p.  488. 

— j Ülue  lead  ore  , Kirw.  T.  2 , p.  220. 

Caractères  extérieurs. 

S A.  couleur  ordinaire  tient  le  milieu  entre  le 
gris  de  plomb  et  le  bleu  d'indigo  ; néanmoins  elle 
passe  quelquefois  au  noir  et  au  gris  de  fumée. 

On  la  trouve  rarement  en  masse , mais  commu- 
nément cristallisée  en  petits  prismes  à 6 faces , 
équiangles  parjails , souvent  un  peu  courbes  , et 
quelquefois  grouppés  en  faisceaux. 

Leur  surface  est  rude , communément  striée  en 
longueur , souvent  recouverte  d’ocre  de  fer. 

A l’intérieur,  la  mine  de  plomb  bleue  est  peu 
brillante  d’un  éclat  métallique. 

Sa  cassure  est  unie;  elle  devient  aussi  quelque- 
fois un  peu  co  ne  ho  -’ae  ou  i {légale , à grains  fins.  * 

Se&fragmens  sont  indéterminés , à bords  peu  aigus. 

Elle  est  entièrement  opaque. 

Elle  prend  de  X éclat  par  la  raclure. 

Elle  est  douce  ; — tendre  ; — facile  à casser  ; — 1 
pesant. 
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Caractères  chimiques. 


La  mine  de  plomb  bleue  fond  au  chalumeau 

très-facilement  , brûle  arec  une  petite  flamme 

4- 

bleuâtre  et  une  odeur  sulfureuse,  et  laisse  enfin  un 
grain  de  plomb  métallique. 

Localités. 

Celte  espèce  de  mine  de  plomb  n’a  encore  été 
trouvée  qu’à  Zscbopau  en  Saxe. 

Elle  est  accompagnée  de  spath  fluor,  de  spath 
pesant,  de  plomb  blanc,  de  plomb  noir,  de  ma- 
lachite et  d’azur  de  cuivre. 


Remjrqvès. 

On  n’a  pas  encore  déterminé  exactement  ses  parties 
constituantes  ; elle  paraît  se  rapprocher  beaucoup  de  la 
galène  par  certains  caractères  ; mais,  d’un  autre  côte' , sa 
cristallisation  est  la  même  que  celle  du  plomb  vert , et 
il  est  très-probable  que  cette  mine  de  plomb  n’est  en 
effet  qu’un  vc'ritablc  plomb  vert , qui , par  une  altéra- 
tion particulière  , a passé  à l’état  de  galène  en  conser- 
vant sa  forme  originaire. 

La  mine  de  plomb  bleue  paraît  avoir  été  connue  en 
France  sous  le  nom  de  plomb  noir.  I la uv  , t.  5 , p.  497* 

Les  anciens  minéralogistes  désignent  quelquefois  sous 
le  nom  de  mine  de  plomb  bleue  , des  cristaux  de  plomb 
blanc,  recouverts  d’azur  de  cuivre  j mais  on  les  distingue 
facilement  en  les  cassant. 

TROISIEME 
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. TROISIEME  ESPECE. 

BRAUNBCEYERÉ.  — LA  MINE  DE  PLOMB 

BRUNE. 

PLUMBUM  MINERALISATU M BRÜNUM. 

IJ.  Emm.  T.  a , p.  383.  — Wid.  p.  848.  — Lens, 
T.  2 , p.  2o.j.  — W.  P.  T.  1 , p.  1 1 5.  — M.  L.  p.  489. 
— Brown  It-aJ  ore  , Kirw.  T.  2 , p.  222. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  le  brun  rougeâtre  oü  le  brun  de 
gérofle , tirant  souvent  Vers  le  gris  et  quelquefois 
■vers  le  noir.  La  surface  des  cristaux  est  presque 

toujours  noirâtre. 

♦ t 
On  la  trouve  rarement  en  masse , mais  com- 
munément cristallisée  en  prismes  à b faces,  équian- 
gles  j,  a/ongés  ; ou  en  cristaux  aciculaires  ou  ccipil- 
laires. 

A l’extérieur,  ils  sont  très-peu  éclatans  ou  bril- 
la ns  ; mais  à l'intérieur  ils  sont  assez  éclatans , 
C’est  un  éclat  ordinaire. 

La  cassure  de  la  mine  de  plomb  brune  paraît 
être  inégale,  à grains  fins , passant  à la  càssuré 
esquilleuse . 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  peu 
aigus. 

Minéral,  èlém . Tome  IL  V 
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Elle  est  translucide  sur  les  bords,  quelquefois 
même  entièrement. 

Elle  donne  une  raclure  blanche. 

Elle  est  tendre  ; — aigre  ; — facile  à casser  ; 
— pesante. 

Caractères  chimiques. 

La  mine  de  plomb  brune  fond  au  chalumeau 

très -facilement  , mais  sans  se  réduire  : elle  se 
» ^ . 

disperse  sur  le  support  en  petites  aiguilles;  elle  ne 

fait  point  effervescence  avec  les  acides. 

Gissement  et  localités. 

Cette  espèce  de  mine  de  plomb  est  très-rare  : 
on  la  trouve  à Zscliopau  en  Saxe , à Mies  en  Bo- 
hème, à Huelgoët  en  Bretagne,  en  pongrie,  etc. 
Elle  est  accompagnée  ordinairement  de  galène  , 
de  plomb  noir  et  de  plomb  blanc , de  quartz  et 
de  spath  pesant. 

. , REMARQUES.  <■ 

Il  me  paraît  impossible  de  ne  pas  regarder  cette  espèce 
comme  n’étant  qu’une  variété  ou  , si  l’on  veut  , une 
sous-espèce  du  plomb  vert.  La  cristallisation  et  tous  les 
caractères  essentiels  s’j  rapportent  , et  tendent  à faire 
croire  qu’elle  u’est  également  qu’un  phosphate  de  plomb; 
et  d’ailleurs  , les  expériences  de  Gillet  Laumont  , sur  les 
échantillons  provcnans  d’Huelgoët  , ne  laissent  aucune 
espèce  de  doute  sur  sa  composition. 
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La  Minera  plumfii  alba  spathosa  cristallisata  , var.  e mins 
de  Wallerius  , t.  a ,#p.  5o8  , parait  devoir  se  rapporter  °sru^  ** 
à cette  espèce. 


QUATRIEME  ESPECE. 

SC1ÎWARZ  - BLEYERZ.  — LA  MINE  DE  PLOMB 

NOIRE.  • ■ 

PLUMBUM  MINERALISATUM  VIGEUM. 

ld.  Emm.  T.  2,  p.  585.  — Wid.  p.  85o.  — Lenz, 
T.  2 , p.  2io.  — W.  P.  p.  1 16.  — M.  L.  p.  489.  — 
Minera  plumbi  nigra , Wall.  T.  2 , p.  5og.  — Black  lead 
are  , Kinv.  T.  2 , p.  221. 

Caractères  extérieurs . 

Sa.  couleur  est  un  noir  grisâtre  plus  ou  moins 
foncé,,  qui  passe  quelquefois  au  gris  de  fumée. 

On  la  trouve,  ou  en  masse,  ou  disséminée , ou 
sous  forme  cellulaire , ou  le  plus  souvent  cristalli- 
sée; ses  formes  sont:  ' ‘ V 

a.  Le  prisme  à 6 faces , parfait,  tantôt  à faces 
égales , tantôt  à faces  inégales. 
m ô.  Le  prisme  à 6 faces  , terminé  par  un  biseau , 
Les  cristaux  sont  petite  ou  très-petits,  grouppés 
en  druses  , souvent  très-confusément,  en  sorte  qu’on 
a peine  à reconnaître  leur  forme. 

Leur  surface  est  tantôt  lisse , tantôt  striée  en  lon- 
gueur , communément  éclatante , rarement  très- 
éclatanle. 

Vit 


Digitized  by  Google 


3o8  MÉTAUX. 

mise  A l’intérieur,  la  mine  de  plomb  noire  n’est  que 

E PLOMB  # 

brune,  peu  éclatante  ou  quelquefois  éclatante . C est  un  éclat 
qui  se  rapproche  beaucoup  de  Y éclat  métallique. 

Sa  cassure  tient  le  milieu  entre  la  cassure  iné- 
gale , à grains  fins , et  la  cassure  conchoïde , à petites 
cavités. 

9 

Ses  fragmens  sont  indéterminés  , à bords  peu 
aigus. 

Elle  est  opaque. 

Elle  doune  une  raclure  d’un  noir  grisdtre. 

Elle  est  tendre,  passant  au  demi-dur  ; — aigre  ; 
— facile  à casser  ; — pesant. 

Pes.  spéc.  Gellirt,  5,770. 

Caractères  chimiques. 

La  mine  de  plomb  noire  pétille  et  éclate  ad 
chalumeau , et  finit  par  se  réduire  en  un  globule 
de  plomb  à l’état  métallique. 

Parties  constituantes. 

On  ne  connaît  pas  encore  exactement  ses  par- 
ties constituantes;  il  est  probable  que  ce  n’est, 
qu’une  mine  dè  plomb  blanche,  altérée  par  un 
mélange  de  soufre  qui  la  rapproche  de  l’état  de 
galène. 

C issement  et  loàalitéi. 

* . 1 * * ■ ••  t . -, 

La  mine  de  plomb  noire  se  trouve  en  Saxe 
près  de  Freyberg  ; à Zschopau  5 dans  le  Cumber- 
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land  , en  Angleterre  ; en  Ecosse  , en  Pologne  , 
en  Sibérie.  » »<*»*. 

C’est  une  substance  minérale,  sinon  rare,  du 
moins  peu  commune;  elle  accompagne  souvent  la 
mine  de  plomb  blanche,  avec  laquelle  elle  a beau- 
coup de  rapports.  On  observo  souvent  des  passages 
de  l’une  à l’autre. 

REMARQUES. 

, * > 

D’après  ce  qui  a été  dit  ci-dessus , il  me  parait  hors 
de  doute  que  la  mine  de  plomb  noire  est  un  plan**  blanc 
décomposé  , et  en  cela  elle  différerait  beaucoup  de  la 
substance  nommée  en  France  plomb  noir  , laquelle  , 
comme  OU  l’a  vu  ci-dessus  , p.  3o4  , parait  se  rapporter 
à la  mine  de  plomb  bleue  , qui  est  un  plomb  vert  un 
peu  altéré. 

CINQUIEME  ESPECE. 

« • ' • ' . v ^ 

WEISS-BLEYERZ.  — LA  MINE  DE  PLOMB 

BLANCUE  OU  LE  PLOMB  BLANC. 

PLUMBUM  MI  N ER  A LIS  AT  U M ALBUM. 

Fd.  Emm.  T.  2 , p.  388.  — Wid.  p.  85a.  — Lenr  , B 
T.  a , p.  ai2.  — W.  P.  T.  i , p.  1 18.—  M.  L.  p.  49'* 

■ — Minera  plumbi  alba  spatbosa  , Wall.  T.  2 , p.  307.  - — 

Plomb  spathique  blanc  , D.  B.  T.  2 , p.  368.  — Mine  de 
plomb  blanche  , R.  D.  L.  T.  2,  p.  38o.  White  lead  ore  , 

Kirw.  T.  2 , p.  2o5.  — Plomb  blanc  , Lam.  T.  1 , p.  3o5. 

— Plomb  carbonatê  , Haiiy  , T.  3 , p.  475. 
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XLOMS  BLANC. 

1 

. . ‘ e.  • j 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  ordinaire  est  le  blanc , rarement  le 
blanc  de  lumière  ,^\us  souvent  le  blanc  jaunâtre  ou 
grisâtre,  ou  quelquefois  le  brun  de  gérofle  très-pâle . 

On  le  trouve  rarement  en  masse , plus  souvent 
il  est  disséminé  , ou  superficiel , ou  enfin  cristallisé. 

Ses  formes  sont  : 

a.  Des  cristaux  minces , aciculaires  ou  subulés , 
soit  isolés  , soit  disséminés  , soit  réunis  confusé- 
ment en  grouppes  scapiformes  ou  en  faisceaux.  Ils 
paraissent  affecter  la  formé  d’un  prisme  à 6 faces. 

b.  De  petits  prismes  à 6 faces , un  peu  courts, 
parfaits.  ( Cette  forme  est  rare  ) (*). 

c.  Le  prisme  « 6 faces,  terminé  par  un  pointe- 
ment  obtus  à 6 faces , placées  sur  les  faces  latérales, 
comme  dans  le  cristal  de  roche  (**). 

d.  Le  prisme  à 6Jaces , assez  court , terminé  aux 
deux  extrémités  par  un poinlement  obtus  à 4 faces  , 
dont  deux  plus  larges  sont  placées  sur  2 faces  latérales 

(*)  Le  plus  souvent  les  bords  terminaux  sont  tronque's  j 
souvent  aussi  sur  deux  bords  oppose's  j le  bord  inferieur  de 
la  troncature  porte  un  biseau. 

(**)  11  j a cette  dilfe'rence  que  , dans  le  cristal  de  roche  , 
lesfrangles  entre  les  faces  du  pointcment  et  celles  du  prisme 
sont  tous  égaux  et  de  14 1*  4°'  > au  beu  que  dans  le  plomb 
blanc,  trois  valent  1 140  44’ > et  trois  autres  i43°  ôüf alter- 
nativement ( Haüy) . 
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opposées,  et  les  deux  autres  sur  deux  bords  latéraux  ******  ****** 
opposés.  Ce  pointement  se  termine  communément 
en  une  ligne. 

e . Le  cristal  dayant son  sommet  fortement  tronqué. 

f.  Le  prisme  à 4 faces  , terminé  par  un  pointe- 
ment à 4 faces  placées  sur  les  faces  latérales.  L» 
sommet  ou  les  bords  du  pointement  sont  souvent 
tronqués  (*). 

g.  Un  cristal  double , composé  de  deux  cristaux  f 
un  peu  larges,  se  traversant  l’nn  l’autre,  de  ma- 
nière que  leurs  sommets  se  réunissent  en  un  point 
( à peu  près  comme  dans  le  ireuzstein  ). 

h.  Le  prisme  à 4 faces , très-obliquangle , ter- 
miné par  un  biseaü  dont  les  faces  sont  placées  sur 
les  deux  bords  latéraux  obtus. 

i.  La  pyramide  à 6 faces , double , soit  parfaite  , 
soit  tronquée  sur  les  bords  de  la  base  commune.  ( Elle 
ressemble  parfaitement  aux  cristaux  de  quartz.) 

Tous  ces  cristaux  sont  communément  petits, 
rareifient  de  moyenne  grandeur , tantôt  grouppés , 

tantôt  isolés, 

/ 

Leur  surface  est  ordinairement  lisse  et  très-écla- 
tante , quelquefois  un  peu  rude  ou  striée,  et  alors 
peu  éclatante.  ' 


(*)  Les  deux  faces  larges  du  pointement  sont  aussi  quel- 
quefois remplace'es  par  un  biseau , ainsi  que  les  bords  laté- 
raux du  prisme- 


Digitized  by  Google 


t 


5l2  métaux. 

Hoki  ni>c.  A l’intérieur,  le  plomb  blanc  est  tantôt  écla- 
tant, tantôt  peu  éclatant , ou  seulement  brillant  $ 
c’est  un  éclat  de  diamant  qui  quelquefois,  surtout 
' à la  surface,  se  rapproche  beaucoup  de  l'éclat  mé- 

tallique. 

Sa  cassure  est  le  plus  souvent  parfaitement  con.- 
choïde , à petites  cavités,  souvent  aussi  inégale,  à 
petits  grains , ou  esquilleuse,  ou  fibreuse,  rarement 
imparfaitement  lamellease.  ’ 

Ses  fragmens  sont  indéterminés  , à bords  peu 
aigus.  . 

Il  se  présente  quelquefois  en  pièces  séparées  , 
ecapi formes , qui  ne  sont  autre  chose  que  des 
groupées  de  cristaux.  ( lien  a été  question  plus  haut. 
Voyez  la  variété  a.  ) 

11  varie  depuis  le  diaphane  jusqu’au  translu- 
cide (*). 

Il  est  tendre  } — aigre  ; — très-facile  à casser  ; 

pesant. 

l’es.  spéc.  5,84.0  a 6,920,  geu,brt.  6,0717  à 6,5585  , 

Bmssoiv,  1 

Caractères  chimiques. 

Le  plomb  blanc , traité  au  chalumeau , pétille  . 
d’abord,  devient  jaunâtre  ou  rougeâtre,  et  se  fond 
ensuite  en  un  globule  de  plomb  métallique.  Il  fait 

(*)  Le  citoyen  llauy  a observé  que  le  plomb  blanc  pos-« 
se’dait  éminemment  la  propriété  de  la  double  image. 
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uue  forte  effervescence  avec  les  acides,  et  s’y  dis-  Pt'0MB  blasc. 
sout  presqu’eutiérement.  Sa  surface  se  noircit  lors- 
qu’on l’expose  à la  vapeur  du  sulfure  d’ammo- 
niac. 

Parties  constituantes. 

Le  plomb  blanc  est  du  carbonate  de  plomb  , 
mélangé  d’un  peu  de  fer  avec  quelques  parties  ter- 
reuses. 

Gissement  et  localités. 

Le  plomb  blanc  est,  sinon  très-rare,  du  moins 
très-peu  abondant  ; aussi  il  ne  forme  jamais  à lui 
seul  un  objet  d’exploitation. 

Il  a les  mêmes  gissemens  que  la  galène , dont 
il  est  toujours  accompagné,  ainsi  que  d’autres 
mines  de  plomb;  souvent  aussi  de  pyrites,  de  ma- 
lachite, de  blende,  de  quartz,,  de  spath  pesant, 
de  spath  calcaire  et  de  spath  fluor,  etc. 

On  en  trouve  en  plusieurs  endroits  de  la  Bo- 
hème et  de  la  Saxe,  au  Hartz,  en  Angleterre, 
en  France  (Sainte-Marie-aux-Mines,  Poullaouen), 
en  Sibérie,  en  Hongrie,  en  Carinlhie,  etc. 

R E M A R QU  E S. 

Le  stangenspaih  ( voyez  t.  r , p.  63 1 ) a beaucoup 
de  ressemblance  avec  le  plomb  blanc.  Néanmoins  en 
les  examinant  attentivement  , on  voit  qu’il*  diflerenf 
dans  leur  cassure  , dans  leur  éclat  et  leur  poids,;  mais 
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nous  îuxc.  ]a  vapeur  du  sulfure  d’ammoniac , qui  noircit  le  plomlV 
blanc  et  non  le  stangenspath  , est  une  e’preuve  dé' 
cisive. 

Le  verre  natif  de  plomb , naturliche  bleyglas  , vitrum 
saturai  nalivum  , paraît  n’être  qu’une  variété  du  plomb 
blanc  en  masse.  Il  se  trouve  à Zellerfeld  au  Hartz  , et 
eu  quelques  autres  endroits. 

Le  blanc  de  plomb  natif,  naturliche  bleyweiss , appelé 
autrement  bleyglimmer  ou  plomb  micacé , n’est  aussi  qu’un 
plomb  blanc  , en  petites  paillettes  superficielles  , bril- 
lantes. Il  se  trouve  dans  la  mine  de  Bergmannslrost  , 
près  d’Andreasberg  au  Hartz  : il  recouvre  souvent  d’au- 
tres minéraux. 


SIXIEME  ESPECE. 

GRUN- BLEYERZ.  — LA  MINE  DE  PLOMB 

VERTE  OU  LE  PLOMB  VERT. 

PLVMRUM  MINERALISATUM  VIRIDB. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  5g4.  — Wid.  p.  857.  — Lenz  , 
T.  2 , p.  2 1 5.  — W.  P.  T.  1 , p.  125.  — M.  L.  p.  497 • 
— Minera  plumbi  viridis  , Wall.  T.  2,  p.  5o8.  — Oxide 
de  plomb  spatique  vert.  Phosphate  de  plomb  , D.  B.  T.  2 , 
p.  577.  — Phosphorated leadore  , Kirw.  T.  2 , p.  207.  — 
Plomb  phosphaté,  Haüy , T.  5,  p.  49°* 

Caractères  extérieurs. 

-- 

’ . . é 

Sa  couleur  la  plus  ordinaire  est  un  vert-olive , 
plus  ou  moins  foncé,  qui  passe  tantôt  au  vert  de 
pré,  au  vert-émeraude,  au  vert-pistache,  au  vert 
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d'asperge , au  vert-poireau , au  vert-serin  et  même  rL0MB  T**T‘ 
au  jaune  ou  au  brun,  tantôt  au  blanc  grisâtre , 
verdâtre  ou  jaunâtre. 

On  le  trouve  en  masse  ou  disséminé , plus  rare- 
ment uviforme  et  réni forme , et  très-souvent  cris- 
tallisé. Ses  formes  sont  : 

% 

a.  Le  prisme  à 6 faces , équiangle  parfait  ; il  est 
quelquefois  creux  vers  sa  base. 

b.  Le  même  prisme  tronqué  sur  tous  ses  bords. 

c.  Le  même  prisme  tronqué  seulement  sur  ses 
bords  terminaux. 

d.  Le  même  prisme  terminé  par  un  pointement 
à 6 faces , placées  sur  les  faces  latérales  (*). 

e . Le  prisme  à 6 faces  , dont  les  faces  latérales 
sont  convergentes  vers  une  des  deux  extrémités. 

f.  La  pyramide  à 6 faces , parfaite.  ( Cette  forme 
est  très-rare.  ) 

Ces  cristaux  sont  ordinairement  petits  ou  très- 
petits,  rarement  de  moyenne  grandeur , tantôt  isolés, 
tantôt  grouppés  les  uns  sur  les  autres.  Il  y a aussi  des 
cristaux  extrêmement  petits , qui  recouvrent  d’au- 
très  minéraux  comme  une  çnveloppe  mousseuse. 

La  surface  des  cristaux  est  lisse  et  éclatante , ou 
quelquefois  peu  éclatante.  ' 


(*)  Les  angles  entre  les  faces  du  prisme  et  celles  dupoin- 
tementsontégauxetde  i5o°55'(Haüy  ).  ( T'oyez  ci-dessus 

la  note  sur  la  forme  c du  plomb  blanc.  ).  , 
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imkjymi.  l’intérieur,  le  plomb  vert  est  toujours  peu  écla- 
tant. C’est  un  éclat  gras. 

Sa  cassure  tient  le  milieu  entre  la  cassure  iné- 
gale, à grains  fins,  et  la  cassure  esquilleuse ; quelque- 
fois elle  semble  devenir  un  peu  conchoïde. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés  , à bords  peu 
aigus. 

Il  est  communément  plus  ou  moins  translucide , 
quelquefois  seulement  sur  les  bords , très-rarement 
demi-diapliane  ; il  donne  une  raclure  d’un  blanc 
verdâtre. 

Il  est  tendre  ; — aigre  ; — très-facile  à casser  ; 

— pesant. 

Pes.  spic.  Buisson  , 60,76.  Kwproth,  6,270 
Haut  , 6,909  à 6,941 1. 

Caractères  chimiques. 

Le  plomb  vert,  traité  au  chalumeau,  ne  pétille 
pas,  il  blanchit  et  se  fond  assez  facilement  en  un 
globule  grisâtre , dont  la  surface  est  polyédrique , 
mais  sans  que  le  plomb  se  réduise  à l’état  métal- 
lique; même  sur  un  charbon.  Le  plomb  vert  se 
dissout  dans  les  acides , quelquefois  difficilement 
•sans  effervescence. 

- Parties  constituantes. 

Klaproth  est  le  premier  qui  ait  fait  connaître 
que  le  plomb  vert  était  un  phosphate  de  plomb  • 
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natif,  dans  la  proportion  de  7,3 12  de  plomb  et  ^ombysrt. 
1,875  d’acide  phospliorique.  11  a analysé  le  plomb 
vert  du  Brisgaw.  ( V oyez  les  remarques  ci-après.  ) 

Gissement  et  localités. 

Le  plomb  vert  se  rencontre  dans  des  filons , 
plutôt  dans  les  montagnes  primitives  que  dans  les 
montagnes  stratiformes.  11  n’est  jamais  en  quan- 
tité considérable;  il  est  presque  toujours  accom- 
pagné de  galène , de  plomb  blanc  et  d’ocre  de  fer. 

Le  quartz , le  spath  pesant  et  le  spath  calcaire  for- 
ment assez  ordinairement  sa  gangue. 

On  en  trouve  en  Bohème,  en  Saxe  (Freyberg, 
Zschopau),  en  Bavière,  en  Sibérie,  dans  le  Bris- 
gau  , en  France  ( Lacroix,  Erlenbach,  Huelgoël , 
etc.  ) , en  Ecosse , au  Pérou , etc. 

Il  passe  quelquefois  au  plomb  terreux  jaune. 
Remarques. 

On  rencontre  , dans  les  ouvrages  des  minéralogistes  , 
l’indication  de  plusieurs  mines  de  plomb  , que  l’on  re- 
connaît évidemment  composées  de  phospliate  de  plomb  , 
et  qui  auraient  dû  par  conséquent  être  citées  dans  la 
synonymie  du  plomb  vert.  Néanmoins  , comme  il  a été 
dit  ci-dèssus  que  la  mine  de  plomb  bleue  et  la  mine  de 
plomb  brune  devaient  être  aussi  regardées  comme  des 
variétés  ou  du  moins  des  sous-espèces  du  plomb  vert , 
on  a été  embarrassé  de  décider  h laquelle  de  ces  trois 
espèces  ces  differentes  mines  devaient  être  rapportées. 

De  ce  nombre  sont  plusieurs  des  oxides  de  plomb  spu- 
tique  blanc  et  gris  de  Deborn  , etc. 
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On  a troiA  e à Pont  - Gibaut  en  France  une  substance 
d’un  verl.  jaunâtre  , sous  forme  tuberculeuse  , presque 
stalactiforme  , ayant  la  surface  lisse  et  brillante  : elle  a 
e'te  analysée  par  Fourcroy  , qui  a reconnu  que  c’e'tait 
un  plomb  vert  mélangé'  d’arsenic  à l’e'tat  d’acide.  Le 
citoyen  Haüy  l’a  nomme'e  plomb  phosphaté  arsénié , t.  5 , 
p.496. 

SEPTIEME  ESPECE. 

ROTHES  - BLEYERZ.  — LA  MINE  DE  PLOMB 

ROUGE  OU  LE  PLOMB  ROUGE. 

PLUMBVM  MINERALISATVM  RUBRUM. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  599. — Wîd.  p.  861.  — Lenz  , 
T.  2 , p.  219.  — W.  P.  T.  1 , p.  127.  — M.  L.  p.  5oo. 
— < Minera  plumbi  rubra  , Wall.  ’t.  2,  p.  3 09.  — J Oxide 
de  plomb  spatique  rouge  , D.  B.  T.  2 , p.  576.  — : Oxide 
rouge  de  plomb,  Lam.  T.  1 , p.  287.  — Red  lead  sparf 
Kinv.  T.  2 , p.  214*  — Plomb  chromaté , Haüy  , T.  5 , 
p.  467. 

Caractères  extérieurs. 

’ r *•)  « ' » .i  ► ‘ ’ ti  ’ ' 

Sa  couleur  est  un  rouge  aurore  qui  passe  au  rouge 
hyacinthe. 

On  le  trouve  trcs-rai'ement  en  masse , quelque- 
fois  disséminé  ou  superficiel , le  plus  souvent  cris-- 
tallisè. 

Ses  formes  sont  : ' • . » 

a ; Le  prisme  à 4 faces  , un peu  obliquangle , assez 
large,  parfait. 
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fr.  Le  même  prisme  terminé  par  une  face  oblique*  rtoue  rouo*. 

c.  Le  même  prisme  terminé  par  un  biseau. 

d.  Le  même  prisme  ayant  ses  bords  latéraux  tron~ 
qués. 

e.  Le  même  prisme  terminé  par  un  po  internent  à 
3 faces  (?)  ( Widenmann  et  Lenz.  ) 

f.  Le  prisme  à 6 faces , ayant  communément  2 
faces  plus' larges  et  4 plus  étroites , opposées  ou  réci- 
proquement (*). 

Les  cristaux  sont  communément  de  moyenne 
grosseur,  accolés  latéralement  : leur  forme  est  en 

, O J’3'  reun'  ici  toutes  les  formes  indique'es  par  les  au- 
teurs allemands,  qui  sont  tous  à peu  près  d’accord.  Le 
citoyen  Haüy  en  décrit  deux  principales  , qui  sont , i°.  un 
prisme  à 4 faces, rectangulaire , terminé par  un  pointcment 
* à 4.  faces  placées  sur  lefjaces  latérales  ; a°.  le  même 
prisme  ayant  ses  bords  latéraux  tronqués , \y  face  de  tron- 
cature e'tant  beaucoup  plus  inclinée  sur  une  des  deux  faces 
adjacentes  , que  sur  l’autre.  — Ce  sont  les  figures  40  et  41  , 
pl.  67  de  son  Traité. 

On  voit  que  ces  deux  formes  diffèrent  spécialement  par 
le  pointement  à 4 faces , que  les  Allemands  n’ont  pas  obser- 
ve' , et  en  outre  parce  que  le  prisme  est  rectangulaire  et  non 
un  peu  obtiquangle.  Mais  cette  différence  peut  très-bien 
s’accorder;  car  lorsque  les  bords  late'rauxsont  tronqués  , le 
j>risme  paraît  réellement  obliquangle. 

Le  citoyen  Haüy  fait  mention  de  quelques  autres  formes 
mal  déterminées  , qui  rentrent  uii  peu  dans  celles  indiquées 
ci-dessus.» — Il  n’y  a très-ordinairement  que  deux  bords 
latéraux  tronqués  ; ce  qui  donne  la  formel 
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no»»  hovce.  général  mal  déterminée , et  on  a souvent  peine  p là 
reconnaître. 

Leurs  faces  latérales  sont  légèrement  striées  en 
longueur . 

La  surface  extérieure  est  lisse  et  éclatante , ou 
même  très-éclalante. 

A l’intérieur,  le  plomb  rouge  est  peu  éclatant , 
ou  tout  au  plas  éclatante  C’est  un  éclat  ordinaire. 

Sa  cassure  est  inégale  , à petits  grains  ou  à grains 
fins  , passant  quelquefois  à la  cassure  concho'ùie  d 
petites  cavités  ; rarement  elle  paraît  lamelleuse  , in- 
déterminée. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés  > à bords  un  peu 
obtus. 

Le  plomb  rouge  est  translucide.  Quelques  cris- 
taux sont  demi-diaphanes.  . f 

11  donne  une  raclure  d'un  jaune  orangé. 

Il  est  tendre  ; — aigre  ; — • très-facile  à casser  } 

— très-pesant . 

Pes.  spéc.  6,0269. 

Caractères  chimiques. 

Le  plomb  rouge  pétille  nn  peu  au  chalumeau , 
noircit  et  se  fond  en  une  scorie  noirâtre.  Arec  le 
borax,  il  se  réduit  en  partie  à l’état  métallique,  et 
le  colore  en  vert.  Il  ne  fait  point  effervescence  avec 
les  acides. 

Parties 
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Parties  constituantes. 

Le  citoyen  Vauquelin  a reconnu  dans  le  plomb 
rouge  un  métal  à l’état  d’acide.  Il  a donné  à ce  mé- 
tal le  nom  de  chrome , d’un  nom  grec  qui  signifie 
couleur,  à cause  des  belles  couleurs  de  ses  oxides. 
On  a vu  à l’article  de  l’émeraude,  du  béril  et  du 
rubis,  que  le  chrome  est  la  matière  qui  les  colore. 

Le  plomb  rouge  est  donc  composé  de 

Oxide  de  plomb....  60,96  à 65,12 
Acide  chromique . . . 56, io  à 54,88 

iop,56i  100 

Dans  le  Mémoire  qu’il  a publié  à ce  sujet , et  que 
l’on  peut  voir  dans  le  110.  34  du  Journal  des  Mines , 
Vauquelin  s’attache  à démontrer  que  le  plomb  rouge 
ne  peut  contenir  les  substances  que  les  anciennes 
analyses  avaient  indiquées. 

Remarques.  > 

Le  plomb  rouge  est  un  des  minéraux  les  plus  rares j 
il  a été  trouvé  près  d’Ekatharinenbourg  , en  Sibérie  , 
dans  un  des  filous  de  la  mine  de  Bérézof.  Lehmann  l’a 
fait  connaître  eu  1766.  Il  est  accompagné  communé- 
ment de  galène , de  quarLz  et  d’un  minéral  qui  a l’as- 
pect du  plomb  vert  , et  qui  a été  d’abord  donné  pour 
tel  , mais  que  Vauquelin  a reconnu  pour  être  aussi  du 
plomb  rouge  dans  un  état  d’altération  , le  chrome  11’y 
étant  plus  qu’à  l’état  d’oxide.  Les  formes  cristallines 
Minéral,  èlém.  Tom.  II.  X 
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plomb  bouge,  de  ce  plomb  vert  paraissaient  rentrer  dans  celles  du 
plomb  rouge. 

Ce  .ont  des  pyrites  he’patiques  aurifères  , qui  forment 
l’objet  de  l’exploitation  de  Be'rezof. 


HUITIEME  ESPÈCE. 

GET.BES-BLEYERZ.  — LA  MINE  DE  PLOMB 

JAUNE  OU  LE  PLOMB  JAUNE. 

PLUMBUM  MINERALISATUM  TLAVUM. 

Id.  Emm.  T.  a,  p.  4°L  — Wid.  p.  864.  — Lenz  , 

T.  2 , p.  222.  — VV.  P.  T.  i , p.  127.  — M.  L.  p.  5oi^ 

— Oxide  de  plomb  spxilique  jaune , D.  B.  T.  2 ,.p.  379.  — 
Plomb  jaune  , Lain.  T.  1 , ,p.  5o5.  — Yellow  lead  spar. 
Kinv.  T.  2 , p.  212.  — Plomb  molybda/é } Haiiy , T.  3, 

p.  498. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un jaune  de  cire  plus  ou  moins  foncé, 
qui  passe  tantôt  au  jaune  citron,  tantôt  au  jaune 
orange  , quelquefois  au  jaune  de  miel  sale. 

11  se  trouve  très-rarement  en  masse , mais  le  plus 
souvent  cristallisé.  Ses  formes  sont  : 

a.  La  table  à 4 faces  rectangulaires. 

b.  Le  cube  parfait  à faces  plates  ou  un  peu  con-  ' 
vexes.  Il  est  tronqué  quelquefois  sur  les  bords  ter- 
initiaux. 

c.  La  table  à 4 faces  , portant  un  biseau  sur  cha- 
cune de.  ses  faces  terminales. 
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C’est,  le  passage  à la  forme  suivante.  Les  4 an- 
gles terminaux  sont  quelquefois  tronqués , ce  qui 
donne  la  table  à 8 faces , portant  4 Ipseaux  sur  4 des 
faces  terminales  alternativement. 

d.  L 'octaèdre,  un  peu  obtusangle,  soit  parfait , 
soit  tronqué , tantôt  sur  le  sommet , tantôt  aussi  sur 
les  angles  latéraux  , et  quelquefois  sur  les  bords  la- 
téraux , un  peu  obliquement  vers  la  base  com- 
mune (*). 

Læs  cristaux  sont  toujours  petits  ou  très-petits , 
Rarement  de  ntoyennë  grandeur,  souvent  grouppés  les 
uns  au  travers  des  autres , et  pi-ésentant  des  formes 
cellulaires . 

Leur  surface  est  lisse  et  éclatante,  souvent  même 
très-èclatante. 

A l’intérieur,  le  plomb  jaune  est  éclatant  ; c’est 
l'éclat  de  la  cire. 

Sa  cassure  est' conchoïde , à petites  cavités  ; elle  pa- 
roît  quelquefois  se  rapprocher  de  la  cassure  lameU 
leuse. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  assez 
aigus. 

11  est  presque  toujours  translucide  , ou  tout  au 
moins  sur  les  bords , dans  les  morceaux  un  peu  épaisi 


(*)  L’octaèdre  de  la  variété'  d est  la  forme  primitive,' 
d’après  le  citoyen  Itanv.  L’angle  que  forment  entr’clles  les 
deux  pyramides  est  de  76° 4o'.  it, 

X » 
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rLOMB jaune.  ji  est  tendre  ; — aigre  ; — très-facile  à casser  ; 

■—  pesant.  * 

Pes.  spéc.  5,486.  ; 

Caractères  chimiques. 

Le  plomb  jaune  pétille  et  éclate  très-fortement 
au  chalumeau;  il  fond  ensuite  en  un  globule  d’un 
gris  noirâtre,  parsemé  de  plomb  métallique;  traité 
avec  le  verre  de  borax,  lui  donne  une  couleur  d’un 
blanc  bleuâtre  ; il  noircit  lorsqu’on  l’expose  à la 
vapeur  du  sulfure  d’ammoniac  ; il  est  insoluble  à * 
froid  dans  l’acide  nitrique. 

Parties  constituantes. 

C’est  à Klaprolh  que  l’on  doit  la  connaissance  de 
la  composition  chimique  du  plomb  jaune:  il  a re- 
connu que  le  plomb  y était  uni  â Facide  molybdi- 
que.  Cette  analyse,  répétée  par  Macquart  sous  les  • 
yeux  de, Vauquelin,  a donné  le  résultat  suivant: 

Plomb 58.74 

Acide  raolybdique. , 28 

Oxigène 4.76 

Carbonate  de  chaux.  4.5o 
Silice 4 

100 

Gissement  et  localités. 

Le  plomb  jaune  n’est  connu  que  depuis  quelques 
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années;  il  a été  trouvé  à Bleiberg  en  Carinthie;'  m>ombiavxs, 
sa  gangue  est  une  pierre  calcaire  ; il  est  acoomppgné 
quelquefois  de  plomb  blanc , de  plomb  terreux 
jaune,  plus  rarement  de  galène,  de  plomb  vert  et 
de  spath  fluor;  il  na  jamais  été  trouvé  qu’en  petite 
quantité,  et  il  devient  beaucoup  plus  rare  à pré- 
sent. 

On  en  a trouvé  depuis  à Freudenstein , près  de 
Freyberg  en  Saxe;  à Annaberg  en  Autriche  et  à 
Reczbanya  en  Hongrie. 

»...  — — - , . ..  , .1  ■ 

NEUVIÈME  ESPECE. 

NATURLICHER  BLEiriTRTOL.  — LE  VITRIOL 

DE  PLOMB  NATIF. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  4i3. , et  T.  5 , p.  366. — Wid.  870. 

— Lenz,  T.  3 , p.  224.  — Native  vitriol  of  le  ad , Iÿrw. 

T.  2 , p.  21 1.  — Su/fate  de  plomb  , Lam.  T.  i,p.îu.— 

Plomb  sulfaté  , Haüy  , T.  3 , p.  5o5. 

Caractères  extérieurs  (*)..  • 

Sa  couleur  est  le  blanc  de  neige  ou  le  blanc  grisâ- 
tre ou  jaunâtre. 

(''*)  Les  auteurs  allemands  paraissent  avoir  peu  connu 
jusqu’ici  le  vitriol  de  plomb.  La  seule  description  que  j’aie 
trouvée  est  rapportée  par  Emmerling,  d’aprcs  Karsten: 
elle  est  fort  incomplète  , sur-tout  relativement  aux  formes 
cristallines.  J’ai  supplée  à ce  défaut  en  faisant  usage  des 
descriptions  qu’en  ont  données  les  citoyens  Lamétbcrie  et 
Haüy  , dans  leurs  ouvrages  cités  ci-dessus. 
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vitrtoo  Qtl  }e  trouve  cristallisé.  Ses  formes  sont  : 

a . U octaèdre  irrégulier;  Ujointureou  la  base  corn- 
mune  et  rectangulaire  ; elle  est  à deux  bords  opposés, 
obtus,  et  deux  autres  aigus  (*). 

b . V octaèdre  irrégulier  ÿdoiü  le  sommet  se  termine 
en  une  ligne  dans  le  sens  des  angles  obtus  de  la  base 
( cette  forme  est  très-commune  ). 

c . -L’octaèdre  irrégulier  (a  ou  b ) , tronqué  sur  les 
bords  obtus  de  Ici  bcise  commune • 

d.  Le  cristal  c portant  sur  chacun  des  angles  de  la 
hast  commune  un  biseau  dont  les  faces  sont  placées 
sur  les  bords  latéraux  des  pyramides. 

e.  Le  cristal  d ayant  en  outre  le  bord  propre  de 
chaque  biseau,  et  les  bords  aigus  de  la  jointure  com- 
mune tronqués  (**). 

Les  faces  des  cristaux  sont  lisses  et  éclatantes  à 
l’intérieur:  le  vitriol  de  plomb  est  éclatant ; c est 

l'éclat  du  verre. 

La  cassure  est  compacte. 

(*)  Il  s’agit  ici  des  augles  que  forment  les  faces  d’une 
pyramide  sur  celles  de  l'autre.  Ils  sont  de  109»  1 8' , et  de 
78“  28'  , d’après  le  citoyen  Haüy.  ( Voyez  le  tome  1 de  cet 
ouvrage  , page  92  , dans  la  note.  ) 

(**)  Cette  forme  peut  être  conside'rce  comme  un  prisme 
court  à 8 faces  , dont  deux  plus  larges  , terminé  à c haque 
extrémité  par  un  potntèment  à 4 Jqces  placées  sur  les  4 
faces  latérales  , les  angles  terminaux  du  prisme  qui  cor- 
respondent aux  bords  latéraux  du  pointe  me  nt  étant  trou.- 
qués. 
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Il  est  translucide  ; — demi-dur , passant  au  tendre  ; 
— facile  à casser  ; — pesant. 

Pes.  spéc.  5,2i5o.  Laméthekie. 

Caractères  chimiques. 

Le  ritriol  de  plomb  se  réduit  très-facilement  en 
plomb  métallique  par  la  simple  exposition  à la 
flamme  d’une  bougie. 

Remarque  ,s.. 

Ce  mine'ral  a été'  trouvé  dans  l’ile  d’Anglesey  il  est 
disséminé  sur  une  mine  de  fer  brune , mélangée  de  py- 
rites cuivreuses.  C’est  M.  Withering  qui  l’a  fait  con- 
naître le  premier.  Il  a été  analysé  par  Klaproth,,  et  re- 
connu pour  un  vitriol  ou  sulfate  de  plomb  natif.  C’est 
encore  un  minéral  assez  rare.  M.  Proust  l’a  aussi  trouve 
en  Espagne  , dans  les  mines  de  l’Andalousie.  ( Journ.  de 
Phys.  1787 , tome  1 , page  594.  ) 


DIXIEME  ESPECE.  : 

BLE  YERD  E.  — LE  PLOMB  TERREUX. 
PLUMBUM  OCHRACEUM  ARGILLI FORME. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  4°6 , 409  et  412.  — Wid.  p.  867. 

— Lcnz  , T.  2 , p.  226  et  suiv.  — M.  L.  p.  5o3  et  suiy. 

— Earthy  lead  ore  , Kirw.  T.  2,  p.  io5. 

M.  Werner  formait  autrefois  trois  especes  de  plomb 
terreux  , le  rouge  , le  gris  , le  jaune  ; il  les  a réunies  de- 
puis sous  une  seule  espèce , qu’il  partage  en  deux  sous- 


VITRIOIi 
DE  PLOMB 
NÀTIV. 
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nom  especes , Jriable  et  endurci.  C’est  ainsi  qu’elles  ont  été 
ïerreux.  j„jjque'es  Jans  le  tableau  de  classification  du  premier  vo- 
lume. On  va  suivre  la  même  distribution  dans  leur  des- 
cription. On  m’a  cependant  assure'  qu’il  avait  fait  derniè- 
rement un  nouveau  changement , qui  consiste  en  ce  qu’il 
a rétabli  comme  sous-espèces  les-  trois  subdivisions  an- 
ciennes , rouge , gris  et  jaune.  Au  reste  , cela  ne  peut 
influer  sur  les  descriptions  suivantes. 


I™.  SOUS-ESPECE. 

ZERREIMIICHE  BtEYERDE.  LE  PLOMB  TERREUX 

« 

FRIABLE.  , 

Plumbum  ochraceum  argi/liforme  friabile. 

Caractères  extérieurs. 

S A couleur  est  tantôt  le  jaune  de  soufre  ou  le  jaune 
d’ocre , tantôt  le  gris  jaunâtre  ou  le  gris  de  fumée  , 
tantôt  le  rouge  brunâtre. 

Le  plomb  terreux  friable  est  composé  de  par~ 
ties  pulvài  ulenles,  fines,  mattes,  le  plus  souvent  in- 
cohérentes. 

11  est  tachant  ; — maigre  au  toucher  ; — assez 
pesant. 

Remarques. 

Le  plomb  terreux  friable  se  rencontre  en  plusieurs  en- 
droits ; le  jaune  se  trouve  dans  la  mine  d’Isaac  , près  de 
Freyberg  en  Saxe;  quelquefois  à la  Croix  en  Lorraine, 
en  Ecosse  , en  Pologne  et  en  Sibérie  ; le  gris  se  trouve 
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àBIevstadt  et  Mies  en  Bohême  , à Zschopau  et  Freyberh  plomb 

J * T£HBJSUX. 

en  Saxe,  a Taruowitz  en  Silesie j enfin,  la  variété  rouge 
à Kall  dans  le  duché  de  Julliers. 

Il  se  rencontre  toujours  , ou  à la  surface  , ou  dans  de 
petites  cavite's  d’autres  minéraux  , surtout  des  autres 
mines  de  plomb. 


IR  SOUS-ESPECE. 

FESTE  BZEYERDE.  LE  PLOMB  TERREUX  ENDURCI. 

P/umbum  ochraceum  argilliforme  induratum . 

Verhartetc  bleyerde , Wid.  p.  868. 

Caractères  extérieurs. 

Sa.  couleur  présente  les  mêmes  variétés  que  la 
sous-espèce  précédente. 

On  le  trouve  en  masse  et  disséminé. 

Il  est  mat , néanmoins  il  présente  souvent  des 
petits  points  brillans  qui  paraissent  provenir  d’un 
mélange  de  plomb  blanc. 

Sa  cassure  est  communément  inégale  , à petits 
grains  ou  à grains  fins,  ou  quelquefois  elle  passe  à 
la  cassure  terreuse. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  obtus. 

Il  est  opaque. 

La  couleur  de  sa  raclure  est  toujours  un  peu  plus 
claire. 

Il  est  tendre,  passant  quelquefois  au  très-tendre 

1 ■ 1 


Digitized  by  Google 


'33o  MÉTAUX, 

sumdx  et  tn^me  au  friable  ; — il  est  maigre  au  toucher  ; — 
pesant. 

Caractères  chimiques. 

Le  plomb  terreux,  en  général,  se  réduit  facile- 
ment au  chalumeau , en  donnant  une  scorie  noi- 
râtre; il  fait  toujours  un  peu  d'effervescence  avec 
les  acides. 

Il  paraît  que  c’est  une  argile  plus  ou  moins  iné- 
langée  d’oxide  de  plomb  et  d’un  peu  d’oxide  de  fer. 
On  n’en  a pas  encore  donné  d’analyse  exacte;  d’ail- 
leurs, il  est  probable  qu’elle  varierait  beauCQup  dans 
ses  résultats. 

Remarques. 

Le  plomb  terreux  endurci  se  rencontre  en  plusieurs 
endroits  : la  variété'  jaune  a été  trouvée  à Andreasberg  et 
Zellerfeld  au  Hartz  , à la  Croix  en  Lorraine  , en  Si- 
bérie , dans  le  Derbishyre  , etc.  ; la  variété  grise  a été 
trouvée  à Johann- Gcorgen-Stadt  en  Saxe,  à Zellerfeld 
au  Hartz  , à Eiclielberg  dans  le  Palatinat  ; en  Pologne  , 
en  Bavière,  en  Silésie,  etc.  : enfin,  la  variété  rouge  a 
été  trouvée  à Kall  dans  le  duché  de  Julliers. 

La  variété  grise  se  rencontre  tantôt  dans  des  filons  , 
tantôt  en  petites  couches  alternantes  avec  de  l’argile  et 
de  la  galène  ; à Eiclielberg , elle  est  disséminée  dans  du 
grès  : les  deux  autres  se  trouvent  disséminées,  soit  dans 
d’autres  mines  de  plomb , soit  dans  de  l’argile. 

# 

•APPENDICE. 

* 

Quelques  minéralogistes  ont  cité  du  plomb  corné  ou 
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muriate  de  plomb  natjj  ; mais  il  ne  parait  pas  jusqu’ici  que 
son  existence  ait  été  suffisamment  constatée. 

Quant  au  plomb  nul  J',  on  a préleudu  en  avoir  trouvé 
en  plusieurs  endroits;  mais  il  a été  reconnu  que  tous  ces 
plombs  natifs  étaient  des  produits  d’une  fusion  artificielle. 
Ils  se  sont  presque  toujours  rencontrés  dans  le  voisi  - 
nage  de  qnelqu  ancienne  fonderie.  Cependant  M.  llatké , 
savant  Danois,  en  a trouvé  dans  les  laves  de  l’ile  de  Ma- 
dère; il  est  eu  petites  masses  contournées  qui  ont  la  den- 
sité, la  ductilité  et  tous  les  autres  caractères  du  plomb 
métallique. ^On  peut  donc  regarder  ce  dernier  comme 
étant  véritablement  l’ouvrage  de  la  nature  , et  dès-lors 
on  ne  peut  plus  refuserait  plomb  natij  une  place  dans  la 
nomenclatu  re  oryctoguoslique.  ( Extrait  du  Traité  de  Min, 
de  Uoiiy  4 tpm.  5 , pag.  453.  ) 
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LE  GENRE  ÉTAIN. 


PREMIERE'  ESPACE. 

Z1NNKIES.  -,  LA  PYRITE  D’ETAIN 
• ou  l’étain  pyriteux. 

STANNUM  MINERAZISATUM  PY  RIT  AC  EU  Sf. 

Id.  Emra.  T.  2 , p.  4>8.  — Wid.  p.  8^.  — Lenz  , 
T.  2 , p.  256.  — Tin  pyrites  , Kirw.  T.  2 , p.  200.  — Or 
massif  natifs  D.  B.  T.  2 , p.  25o-  — Eta:n  sulfuré , ihid. 
— Id.  Lam.  T.  1 , p.  27g.  — Id.  Haüy , T.  4 p.  i54- 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  gris  d’acier  qui  passe  toujours 
plus  ou  moins  au  jaune  de  laiton  ou  au  jaune  de 
bronze. 

On  ne  Ta  trouvé  jusqu’ici  qu’e»  masse  ou  disse — 
mine  • 

A l’intérieur,  il  es  ^éclatant  ou  peu  éclatant,  d’un 
éclat  métallique. 

Sa  cassure  est  inégale,  à grains  de  différentes 
grosseurs , quelquefois  concho'ide , à petites  cavités  r 
en  quelques  endroits  elle  paraît  devenir  un  peu  la- 
melleuse. 

* Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  asses 
obtus. 
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Il  est  demi-dur,  passant  au  tendre  : — aigre  ; *TA,'f 

A ° FYRITEUJ 

-facile  à casser  ; — pesant. 

Parties  constituantes. 


Etain..  * 34 

Soufre 25 

Cuivre 36 

Fer 3 

Substances  pierreuses 2 


100 


KlAPROTH. 


Caractères  chimiques'. 

L'étain  pyriteux,  traité  au  chalumeau,  donne 
une  odeur  sulfureuse , et  se  fond  facilement  en  une 
scorie  noirâtre  sans  se  réduire. 

Il  communique  une  couleur  jaune  au  Terre  de 
borax. 

R E M A R QU  E S. 


L’e’tain  pyriteux  a e'te'  trouve’  à Wheal-Rock  , dans  le 
Cornouailles , dans  un  filon  d’environ  neuf  pieds  d’épais- 
seur , compose  principalement  de  pyrites  cuivreuses. 

Cette  substance  minérale  est  encore  très-rare.  On  a 
prétendu  en  avoir  trouvé  en  Sibérie  : on  en  avait  meme 
envoyé  a Bergmann  , qui  en  fit  l’analyse  ; ^nais  on  a re-  * 
«connu  depuis  que  ce  sulfure  d’étain  était  artificiel. 
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SECONDE  ESPECE. 

Z INNSTE  I y.  — LA  PIERRE  D’ÉTAIN 

OU  LA  MINE  D’ÉTAIN  COMMUNE. 

STANNUM  OCHRACEUM  ANDROGYNEUM. 

îd.  Ëmm.  T.  2,  p.  420. — Wid.  p.  880.  — Lenz, 
T.  2 , p.  25i.  — W.  P.  T.  i , p.  171.  — M.  L.  p.  5o5. 

— Stannum  arsenico  etferro  mineralisatum  , Wall.  T.  2» 
p.  Sigetsuiv.  — Common  tin  stone , Kirw.  T.  2 , p.  197. 

— Oxide  d’é/ain  , Latn.  T.  1 , p.  274.  — Etain  vitreux  , 
D.  B.  T.  2 , p.  238.  — Etain  oxidé , Haiiy  , T.  4 > p-  1^7. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  ordinaire  est  le  noir  brunâtre,  qui  passe 
au  brun  de  gérojle  , au  brun  noirâtre  , rougeâtre  ou 
jaunâtre , quelquefois  au  jaune  de  vin,  au  gris  de 
fumée,  au  gris  jaunâtre,  et  jusqu’au  blanc  grisâtre  : 
il  y a une  variété  d’un  rouge  de  sang,  mais  qui  pour- 
rait bien  n’être  pas  naturelle:  il  paraît  qu’elle  doit 
sa  couleur  à l'action  du  feu. 

On  la  trouve  souvent  en  masse:  le  plus  souvent 
elle  est  disséminée  en  parties  assez  fines , quelquefois 
en  morceaux  arrondis  ou  en  grains , et  très-souvent 
cristallisée.  Ses  formes  sont  : 

a . Le  prisme  à 4 faces,  rectangulaire,  terminé  par 
un  pointement  à 4 faces  placées  sur  les  faces  latérales. 

b.  Le  cristal  a, tronqué,  soit  sur  ses  bords  latéraux. 
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soit  sur  ses  bords  terminaux,  soit  sur  ses  angles , soit 
enfin  sur  les  bords  latéraux  du  pointement. 

c.  Le  cristal  a, portant  un  biseau  sur  sesbords  la- 
téraux ( quelquefois  le  bord  du  biseau  est  tronqué  ). 

d.  Le  prisme  à 4 faces,  rectangulaire,  terminé  par 
un  pointement  à 8 faces  placées  deux  à deux  sur  les 
facfs  latérales , et  s’y  réunissant  sous  un  angle  très- 
obtus  : le  sommet  de  ce  pointement  est  remplacé  par 
un  autre  pointement  à 4 faces,  qui  correspondent  aux 
bords  latéraux  obtus  du  premier  pointement. 

e.  Le  cristal  d,  dans  lequel  les  bords  latéraux  du 
second  pointement  sont  tronqués. 

f.  Le  prisme  à 4 faces,  rectangulaire,  term  iné  par 
un  pointement  à 4 faces  placées  sur  les  bords  latéraux  : 
les  bojds  latéraux  du  prisme  sont  souvent  tronqués  ou 
remplacés  par  un  biseau. 

g.  Le  cristal  précédent  ayant  les  bords  entre  les 

faces  latérales  du  prisme  et  celles  du  pointement , 
tronqués.  * 

h.  La  pyramide  à 4 faces , double , parfaite  ou 
Yoctaèdre  parfait  ( il  est  très-rare  ). 

i.  L 'octaèdre  parfait,  tronqué  sur  les  bords  de  la 
base  commune  ; les  bords  de  la  troncature  sont  aussi 
quelquefois  tronqués  : cette  forme  rentre  dans  la 
variété  a. 

b.  Le  prisme  à 8 faces  ayant  ses  bords  terminaux 
tronqués. 

/.  Un  cristal  double , composé  de  deux  cristaux  i. 


Mitm 
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mj'k  engagés  l'un  dans  l’autre  obliquement  par  un  de  leurs 
cosututiii.  sommets,  de  manière  à former  d’un  côté  un  angle 
rentrant  : c’est  ce  qu’on  a appelé  visirgraupeti  (*). 

Les  cristaux  varient  beaucoup  en  grandeur,  quel- 
quefois très-petits , rarement  grands , presque  tou- 
jours grouppés  ensemble  au  milieu  de  leur  gangue  , 
souvent  assez  confusément.  * 

La  surface  des  cristaux  est  le  plus  souvent  lisse  , 
plus  rarement  striée , tantôt  éclatante  , tantôt  très- 
éclatante. 

A l’intérieur,  la  mine  d’étain  commune  est  écla- 
tante ou  souvent  peu  éclatante  ; c’est  un  éclat  qüi 
varie  entre  Y éclat  vitreux  et  X éclat  gras. 

Sa  cassure  est  le  plus  souvent  inégale , à petits 
grains  ou  à grains  fins  ; mais  elle  passe  tantôt  à la 
cassure  conclio'ide , tantôt  à la  cassure  lamelleuse. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés  , à bords  peu 
aigus. 

9 

Elle  est  souvent  composée  de  pièces  séparées , qui 
sont  grenues,  à gros  grains  ou  à petits  grains , rare- 
ment testacées. 

Elle  varie  depuis  Yopatjuejusq  u’au  demi-diaphane  • 
elle  donne  une  raclure  d’un  gris  clair. 


(*)  La  mine  d’e'tain  commune  se  présente  très-souvent 
en  cristaux  doubles.  C’est  le  plus  ordinairement  la  va  rie’ te'  i 
qui  se  trouve  ainsi  maclc'e  ; mais  presque  toutes  les  autres 
ont  été'  également  observées  dans  des  cristaux  doubles. 

Elle 
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Èile  est  dure  ; — aigre  ; — facile  à casser  ; — 
froide  au  toucher  ; — très-pesante. 

Pes.  spéc.  6,>oo  à Ci,'  ((V)  , Gkixekt. 

Caractères  chimiques. 

La  mine  d’étain  commune  pétille  et  éclate  aù 
chalumeau  , péril  sa  couleur,  et  se  réduit  en  partie 
à l’éclat  métallique,  surtout  en  la  traitant  sur  un 
support  de  charbon. 

Parties  constituantes. 

Klaprolh  a analysé  la  mine  d’étain  d’Alternori 
dans  le  Cornouailles  , et  l’a  trouvée  composée  dû 

Etain. à . en, 5o 

Fer. o,25 

Silice. 0,75 

Oxigènc. ......... . 21, 50 

ioo 

Usage. 

l>a  mine  d’étain  commune  est  exploitée  pour  eii 
extraire  l’étain  : c’est  la  seule  substance  minérale 
d’où  l’on  relire  ce  métal. 

L’étain  est  un  des  métaux  les  plus  utiles,  à faisorl 
de  ce  qu’il  résiste  assez  bien  à l’altération,  et  de  ce 
que,  lorsqu’il  est  oxide,  il  n’a  pas  d’action  nuisible 
sur  l’économie  animale  , comme  le  cuivre  et  le 
plomb  ; aussi  l’emploie-t-ori  principalement  à la 
constructien  de  diHerens  ustensiles  de  ménage,  et 

Minéral,  èlèrn.  Tome  //.  Y 
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**""  à recouvrir  les  vases  de  cuivre  et  de  fer,  destiné* 

9 KTAlN 

commune,  à un  usage  domestique. 

On  le  mêle  avec  le  cuivre  dans  la  fabrication 
des  cloches,  cet  alliage  étant  plus  dur  et  plus  so- 
nore que  le  cuivre  même.  L’étain  est  encore  em- 
ployé à l’état  d’oxide  dans  la  teinture  et  dans  d’au- 
tres arts  chimiques  ; enfin  l’étamage  des  glaces  n’est 
peut-être  pas  un  des  usages  les  moins  précieux  de  c* 
i métal. 

Gissement  et  localités. 

La  mine  d’étain  commune  se  trouve  en  quel- 
ques endroits  de  la  Saxe , de  la  Bohème , de  l’An- 
gleterre et  aux  Indes  orientales;  elle  y est  souvent 
en  grandes  masses  qui  sont  exploitées  très-avanta- 
geusemeut,  et  néanmoins  on  peut  dire  en  général 
que  c’est  un  minéral  assez  rare , en  ce  qu’il  est 
très-peu  répandu  dans  la  nature , et  qu’il  y a des 
pays  entiers,  tels  que  la  France  entr’autres,  où  on 
en  trouve  à peine  quelques  traces. 

C’est  principalement  dans  les  montagnes  primi- 
tives et  surtout  dans  les  x’oches  de  granit,  de  gneis, 
de  schiste  micacé  et  de  porphyre  , que  l’on  trouve 
la  mine  d’étain  commune  , soit  en  masse  , soit  en 
filons,  soit  même  disséminée  dans  les  couches  de  la 
montagne,  ou  y formant  des  couches  particulières. 

Les  montagnes  slratiformes  ou  secondaires  ne 
contiennent  point  de  mine  d’étain , mais  on  la 
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Tencontre  assez  fréquemment  dans  les  terrains  d’al- 
luvion. 

La  mine  d’élain  des  montagnes  primitives  est 
ordinairement  accompagnée  de  quartz  , de  mica , 
de  lithomarge,  de  talc  , de  stéalite , de  spath  fluor, 
de  chlorite,  de  topase,  d’apatile,  de  wolfram , etc. 

REMARQUES. 

Ce  que  ftn  a appelé'  zinnspath , n eisszinnerz , weisse- 
xlnvgraupen , étair\  spath  ique  ou  étain  blanc,  est  une  subs- 
. tance  d’un  blanc  grisâtre  , qui  accompagne  quelquefois 
la  mine  d'étain  , et  dans  laquelle  on  a découvert  une 
nouvelle  substance  métallique  counue  sous  les  noms  de 
tungstène  ou  de  schéclin  ; il  en  sera  question  ci-après. 

Les  mineurs  allemands  se  servent  de  plusieurs  noms 
pour  distinguer  les  minerais  d’ étain,  '/.innslein  désigne 
proprement  la  mine  en  masse  ; zinnzwitter  , celle  dissé- 
minée dans  la  roche  ; zinngraupen  , la  mine  en  cristaux  ; 
et  enfin  zinnsand  ou  seifenzinn  , la  mine  en  grains  , qui 
se  trouve  dans  les  ravins  et  les  terrains  d’alluvion. 


Y af 


M1XE 

d’étau» 

COMMVn*. 


Digitized  by  Google 


54ô 


MÉTAUX. 


TROISIEME  ESPECE. 

KORN1SCHES-ZINNERZ.  — LAMINE 

n’ÉTAJK  GRENUE  OU  l’ÉTAIN  GRENU. 

STARRUM  OCHRACEUM  CORRUMERSE. 

Td.  Emm.  T.  2 , p.  427-  — W.  P.  T.  1 , p.  i83.  — 
Holz-zinn  , Wid.  p.  877.  • — Td.  Lenz  , T.  2 , p.  234-  — 
TVoodtin  ore,  Kirw.  T.  a,  p.  198.  — Mine  d'é/çi n ferrugi- 
neuse , Lam.  T.  1 , p.  281. — Etain  limoneux,  T).  B.  T.  2, 
p.  248.  — Mine  d'étain  mamelonnée  ou  en  stalactites  , 
R.  D.  L.  J.  3,  p.  428.  — Etain  oxidé  «oncrélionné 
lïaüy  , T.  4,  p.  147. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  brun  de  cheveux , tantôt  clair  , 
tantôt  foncé , qui  passe  quelquefois  au  gris  jaunâtre 
ou  presqu'au  jaune  isabelle  : un  même  morceau  réu' 
nit  quelquefois  plusieurs  de  ces  couleurs  en  petite* 
bandes  parallèles  un  peu  courbes. 

On  ne  l’a  trouvé  jusqu’ici  qu’en  petits  morceaux , 
soit  arrondis,  soit  encore  un  peu  anguleux  : quelques- 
uns  néanmoins  conservent  leur  forme  première,  qui 
est  rêniforme  ; mais  ils  sont  très-rares. 

Leur  surface  extérieure  est  un  peu  rude , et  com- 
munément peu  éclatante. 

A l’intérieur,  l’étain  grenu  n’est  que  brillant ; c’est 
un  éclat  ordinaire , un  peu  soyeux. 

Sa  cassure  est  fibreuse , à fibres  droites  très-fines, 
et  le  plus  souvent  divergente  en  faisceaux. 
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Ses  fragmens  sont  tantôt  indéterminés , tantôt 
esquilleux  ou  cunéiformes. 

11  est  communément  composé  de  pièces  séparées  3 
qui  sont  grenues , à. gros  et  très-gros  grains,  et  ayant 
leurs  surfaces  miroitantes  : celles-ci  sont  souvent  de 
nouveau  composées  de  pièces  séparées,  testacées , 
minces  , concentriques  ; quelquefois  aussi  il  ne  pré- 
sente pas  en  pièces  séparées. 

Sa  raclure  est  d’un  gris  jaunâtre. 

11  est  dur,  néanmoins  un  peu  attaqué  par  la  lime  j 
— aigre  ; — facile  à casser  ; — très-pesant. 

Pes.  spéc.  Bhunnick  , 5, 800.  Klaproth  , 6,460. 

Caractères  chimiques. 

L’étain  grenu  , traité  au  cltalumeau , devient 
d’abord  d'un  rouge  brunâtre,  puis  pétille  et  éclate 
assez  fortement;  mais  il  est  infusihle  et  irréducti- 
ble, soit  sans  addition,  soit  avec  le* borax. 

Parties  constituantes. 

Klaprolli  a analysé  l’étain  grenu  , et  l’a  trouvé 
composé  de  65  parties  d’étain,  avec  du  fer  et  de 
l’arsenic. 

Gissement  et  localités. 

On  n’a  encore  trouvé  ce  minéral  que  dans  le 
Cornouailles,  dans  les  paroisses  de  Colomb,  Saint- 
Denis  et  Roach.  Il  s’y  rencontre  dans  un  terrain 
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d’ail  uvion,  et  paraît  avoir  été  déposé  à la  manière 

des  stalactites;  il  est  accompagné  de  mine  d'étain 

commune. 

Remarques. 

L'hématite  brune  a beaucoup  de  ressemblance  avec 
l’e'tain  grenu  , mais  on  peut  l’en  distinguer  facilement  par 
plusieurs  de  ses  caractères  extérieurs  , et  surtout  par  sa 
pesanteur  spécifique  , celle  de  l’étain  grenu  surpassant 
de  beaucoup  celle  de  l'hématite. 

On  lui  a donné  les  noms  de  hnlz-zinn  , woodtin  ou 
étain  lignifnrme , en  raison  de  ce  que  sa  contexture  fibreuse 
ressemble  assez  à celte  du  bois. 

APPENDICE, 

Quelques  minéralogistes  ont  parlé  d’un  étain  natif  j 
mais  on  est  fort  en  droit  de  soupçonner  que  cet  étain . 
qu’on  a cité  comme  tel  , était  un  produit  de  l’art.  En 
effet , celui  trouvé  dans  le  Cornouailles  était  presqu’à  la 
surface  de  la  terre.  Celui  annoncé,  il  y a quelques  an-, 
nées  , en  France  , dans  le  département  de  la  Manche  , 
a été  reconnu  comme  étant  le  résidu  de  quelque  travail 
métallurgique.  Quant  à l’étain  natif  trouvé  eu  Bohême 
dans  une  mine  d’étain  , au  milieu  d’une  gangue  pier- 
reuse , il-  paraissait  plus  difficile  de  ne-  pas.  le  regarder 
comme  produit,  par  la  nature  ; néanmoins  on  a eu  lieu  de 
soupçonner  qu’il  a été  déposé  par  la  fusion  d’un  peu  dq 
mine  d’étain  , occasionnée  par  les  feux  qu’on  allumait 
autrefois  dans  la  mine  pour  attendrir  la  roche  , comme 
ou  le  fait  souveut  encore  aujourd’hui. 


> 
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LE  GENRE  BISMUTH. 


PREMIERE  ESPÈCE. 

GEDIEGEN  WISMUTH.  — LE  BISMUTH  NATIF. 
WISMVTHVM  N AT  IV  U M. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  4^4'  — Wid.  p.  887.  — Lcnz  , 
T.  a , p.  a59.  — W.  P.  T.  1 , p.  i85.  — M.  L.  p.  5i3. 
— Wismuthum  nativum , Wall.  T.  2 , p.  2o5.  — Native 
bismuth,  Kirw.  T.  2 , p.  284-  — Bismuth  natif,  D.  B.  T.  2, 
p.  2i4-  — là.  Lam.  T.  1 , p.  53i.  — Id,  Haüy , T.  4 > 

p.  184. 

Caractères  extérieurs . 

Sa  couleur  est  un  blanc  d’argent , qui  tire  tou- 
jours plus  ou  moins  vers  le  rouge;  sa  surface  est 
communément  bigarrée  ( gorge  de  pigeon  ou  rare- 
ment  quétie  de  paon  ) : on  le  trouve  très-rarement  en 
masse  ; le  plus  souvent  il  est  disséminé  on  superficiel, 
en  barbe  de  plume  ( feder  tvismuth  ) , ou  tricoté,  ou 
très-rarement  cristallisé. 

Ses  formes  sont  : 

a.  De  très-petites  tables  à 4 faces. 

b.  De  très-petits  cubes. 

A l’extérieur  comme  à l’intérieur,  il  est  éclatant 
•u  très-éclatant  ; c’est  l’éclat  métallique. 
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Sa  cassure  est  parfaitement  lamelltuse  , à lames 
droites , quelquefois  un  peu  rayonnée. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés,  à bords  peu  aigus  : 
il  est  communément  composé  de  pièces  séparées , 
grenues  , à petits  grains , rarement  à gros  grains. 

Il  est  tendre  ; — assez  doux,  presque  ductile  ; 

' — assez  difficile  à casser  ; — très-pesant. 

Pes.  spéc.  du  bismuth fondu  , 9,670  à 9,822. 

Caractères  chimiques. 

Le  bismuth  natif  fond  très-facilement  à une 
très-faible  chaleur , souvent  à la  flamme  d’une 
bougie;  il  se'  réduit  au  chalumeau  très-prompte-, 
ment,  sur-tout  si  on  le  traite  sur  un  support  de 
charbon;  mais  si  l’on  pousse  le  feu,  il  se  volatilise 
entièrement,  et  laisse  une  espèce  de  fumée  blanchâ-, 
tre  sur  le  charbon.  - V 

Il  se  dissout  très-bieii  dans  l’acide  nitrique  avec 
effervescence;  mais  si  on  ajoute  de  l'eau,  il  s’en  pré-, 
cipite  sous  la  forme  d’une  poussière  blanche. 

Parties  constituantes. 

Le  bismuth  natif  est  du  bismuth  pur;  cepen- 
dant il  est  souvent  allié  d’un  peu  de  cobalt  et  d'ar-, 
senic  (*). 

(■*)  C’est  ce  qui  a donné  lieu  à plusieurs  minéralogistes 
de  faire  une  espèce  particulière  sous  le  nom  de  bismuth 
£ tseuiçal._ 
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BISMUTH 

Usage.  nàti*. 

On  extrait  quelquefois  le  bismuth  du  minerai 
qui  contient  lo  bismuth  natif:  ce  métal  est  trop  peu 
employé  pour  qu’il  puisse  donner  lieu  à une  exploi- 
tation importante:  on  s’en  sert  quelquefois  pour 
souder  , pour  étamer  les  glaces  , pour  affiner  l’or 
et  l’argent.  Il  entre  à l’état  d’oxide  dans  la  compo- 
sition du  fard  blanc  et  de  l’encre  sympathique, 

Gisaement  et  localités. 

Le  bismuth  est  un  des  métaux  les  plus  rares  dans 
la  nature  ; c’est  à l'étal  de  bismuth  natif  qu’il  se 
présente  le  plus  souvent:  Je  kupfernikel.  Je  coluilt 
blanc,  le  cobalt  gris  l’accompagne  'ordinairement} 
quelquefois  la  blende  noire,  l’argent  natif -et  rare- 
ment la  galène;  le  quartz,  le  spath  calcaire  et  le, 
spath  pesaut  lui  servent  de  gangue;  il  n’a  été  trouvé 
jusqu’ici  que  dans  les  montagnes  primilives,  en 
filons;  cependant  on  eu  a cité  disséminé  dans  une 
wacke , mais  c’était  très-probablement  une  wackte 
eh  fijén.  ' . - 

On  trouve  du  biàinuth  natif  en  Bohème  ( Joa- 
-.chims-Thal  ),  en  Saxe  ( Freyberg,  Marieuberg, 
Annabei'g , Jçjiann-Gepygen-Stadt  ) , àBiber  , dans 
le. pays  de  ilanau;  à Wi.Uichen  et  Reinerzau,  en 
Suabe,  en  Suède,  en  Transi lvanie,  en  France  dans 
les  mines  de  Bretagne,  etc. 


Digitized  by  Google 


346 


MÉTAUX. 


-4 


SECONDE  ESPÈCE. 

i ■ 

WISMUTK  G I AN  Z.  . — LA  GALENE 

DE  BISMUTH  OU  DE  BISMUTH  SULFURÉ. 

WlSMVTHUM  MINERALISATUM  GALENARE. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  4^8.  — Wid.  p.  890.  — Lenz  , T.  2, 
p.  241.  — W.  P.  T.  1 , p.  187.  — M.  L.  p.  5i6.  — Ga- 
Jena  wismuthi  , Wall.  T.  2 , p.  206.  — Minera  wismuthi 

cinerea versicolor martiaUs,  id.  p.  207  et  208. — 

Sulplxurated  bismuth  , Kirw.  T-  2 , p.  266.  — Bismuth 
sulfuré  , D.  B.  T.  2 , p.  217.  — Id.  Lam.  T.  1 , p.  535. 

• — Id.  Haüy,  T.4,  p.  igo. 

Caractères  extérieurs . 

Sa  couleur  tient  le  milieu  entre  le  gris  de  plomb 
et  le  blanc  d' étain  ; sa  surface  est  quelquefois  jau- 
nâtre ou  bigarrée. 

On  le  trouve,  ou  en  masse,  on  disséminé , ou 
plus  rarement  en  petits  cristaux  prismatiques  subulés , 
le  plus  souvent  implantés. 

A l’intérieur,  il  est  tantôt  éclatant,  tantôt  très- 
éclatant ; c’est  un  éclat  métallique. 

Sa  cassure  est  rayonnée , à rayons  larges  ou  étroits; 
elle  passe  quelquefois  à la  cassure  lamelleuse. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés  , à bords  peu 
aigus. 

Il  se  plésente  quelquefois  en  pièces  séparées,  gre- 
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nues , alongêea , à gros  grains  ou  à petits  grains. 
( La  cassure  est  alors  lamelleuse.  ) 

Il  est  un  peu  tachant  ; — très-tendre  ; — facile 
à casser  ; — assez  doux  ; — pesant. 

Caractères  chimiques. 

Le  bismuth  sulfuré  se  fond  au  chalumeau  très- 
facilement,  en  dégageant  une  odeur  sulfureuse.  Si 
on  continue  de  chauffer,  il  se  volatilise  presqu’en- 
tiérement,  sans  qu’on  puisse  le  réduire  à l’état  mé- 
tallique. 

Parties  constituantes. 

D’après  l’analyse  de  Sage  , le  bismuth  sulfuré 
est  une  combinaison  de  bismuth  et  de  soufre  avec 
un  peu  de  fer:  il  contient  environ  60  pour  100  de 
bismuth, 

Gissement  et  localités. 

Le  bismuth  sulfuré  est  très-rare;  il  est  ordinai- 
rement accompagné  de  bismuth  natif,  et  il  a les 
mêmes  gissemens. 

On  en  trouve  en  Bohème  ( Joachims-Thal  ),  en 
Saxe  ( Johann-Georgen-Stadt , Schwarzenberg  , 
Alténberg  ) , à Riddarhyttan  en  Suède. 

a V 

REMARQUES. 

L’argent  mntybdique , wasserblei-stlber  de  Deborn , est, 
d’après  Klaproth  , un  bismuth  sulfuré  ou  peut-être  un 


êt 


ÎI'MUTB 

SULFURÉ. 
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«UMiiTii  bismuth  natif,  mélange  de  soufre  ; car  il  contient  q5  de 

•id-runt.  0 7 ^ 

bismuth  sur  5 seulement  de  soufre. 

On  a donné  le  nom  de  bismuth  sulfureux  à une  variété 
de  bismuth  natif , ainsi  mélangé  accidentellement  d’un 
peu  de  soufre. 


TROISIEME  ESPECE. 

JVISMUTU  OKKER.  — L’OCRE  DE  BISMUTH. 

TViSMUTUVM  OCHRACEVM. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  44°-  — Wid.  p.  8pi.  — Lenz  , 
T.  2 , p.  245-  — W.  P.  T.  1 , p.  188. — M.  L.  p.  5:7. 
— Oc  lira  u’ismuihi  , Wall.  T.  2 , p.  209.  — Ocre  de  bis- 
muth, D.  13.  T.  2 , p.  194*  — Oxide  de  bismuth,  Larn. 
T.  t , p.  552.  — Bismuth  nchre  , Kim.  T.  2 , p.  265. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  gris  jaunâtre  qui  passe  quel- 
quefois au  gris  de  cendre ou  au  vert-serin , ou  au 
jaune  de  paille. 

On  la  trouve  très-rarement  eu  masse , mais  le 
plus  souvent  disséminée  ou  à la  surface  d’autres  mi- 
néraux. 

A l’intérieur,  elle  est  toujours  plus  ou  moins  bril- 
lante ; c'est  un  éclat  ordinaire. 

Sa  cassure  est,  ou  inégale  à grains  fins , ou  très- 
souvent  terreuse. 

Ses  fragmeus  sont  indéterminés , à bords  assez 
obtus.  , 
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Elle  est  tendre,  souvent  très-tendre  et  même  fria-  acnt 

SE  BISMUTH. 

Lie  } — aigre  ; — facile  à cassér  ; — - pesante. 

Caractères  chimiques . 

Traitée  au  chalumeau  sur  un  support  de  charbon, 
elle  se  réduit  très-facilement  à l’état  métalliqûe , et 
se  comporte  ensuite  comme  le  bismuth  natif.  Elle 
fait  effervescence  avec  les  acides. 

Gissement  et  localités. 

Cette  substance  minérale  est  extrêmement  rare. 

C’est  principalement  auprès  de  Schneeberg  en  Saxe 
qu’elle  a été  trouvée:  elle  s’y  rencontre  avec  du 
bismuth  natif,  et  à sa  surface.  On  en  a trouvé  aussi 
à Joachims-Thal  en  Bohème,  et  en  Suabe,  mais 
plus  rarement. 

REMARQUES. 

Ce  minéral  paraît  être  un  oxide  de  bismuth  , combiné  „ 
avec  un  peu  d’acide  carbonique  : on  n’en  a pas  encore 
donné  d'analyse  plus  exacte. 

H a été  souvent  confondu  avec  le  fer  terreux  vert. 

( Voyez  ci-dessus  , p.  290.  ) L’essai  au  chalumeau 
suffit  pour  les  distinguer. 

Deborn  a décrit  des  cristaux  cubiques  d’un  jaune  ver- 
dâtre , qu’il  rapporte  à cette  espèce.  On  s’est  assuré  que 
c’était  de  1 ’urane  micacé. 


* 
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LE  GENRE  ZINC. 

PREMIERE  ESPECE- 

BLENDE.  — LA  BLENDE. 

ZINCÜM  MINERALISATUM  BLENDA. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  44^-  — Wid.  p.  8g3.  — Lenz  , 
T-  2,  p.  245.  — Pseudo  galena,  Wall.  T.  2 , p.  218  à 22a. 
— Blende  , Kirw.  T.  1 . p.  237.  — Blende  , D.  B.  T.  2 , 
p.  157.  — Id.  Lam.  T.  i,p.  3i4- — Zinc  sulfuré , Haüy, 
T.  4 , p.  167. 

Werner  et  tous  les  minéralogistes  allemands  partagent 
l’espèce  blende  en  trois  sous-espèces  , la  blende  jaune  , 
la  noire  et  la  brune. 


I«.  SOUS-ESPÈCE. 

GEL  UE  Jl'LElfVE.  L A BLtNDE  JAUNË. 

Zincum  mineralisatum  blenda  Jlava. 

» ld.  Emm.  T.  2 , p.  443.  — Wid.  p.  898.  — Lenz  , 
T.  2 , p.  245.  — W.  P.  T.  1 , p.  188.  — M.  L.  p.  520. 

Caractères  extérieurs . 

Sa  couleur  est  un  jaune  de  soufre  foncé,  qui  passe 
tantôt  au  vert-olive  ou  au  vert  d’asperge,  tantôt  au 
rouge-hyacinthe  ou  au  rouge-brunâtre. 
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On  la  trouve,  ou  en  masse , ou  disséminée , ou  «jeudi* 
quelquefois  cristallisée  ; mais  ses  cristaux  sont  tou- 
jours grouppés  très-confusément,  en  sorte  qu’il  est 
difficile  de  déterminer  leur  forme.  Cependant  elle 
paraît  être  le  cube  ou  Y octaèdre  tronqué  sur  les  angles 
ou  les  bords.  ( V oyez  d’ailleurs  les  sous-espèces  sui- 
vantes. ) 

La  surface  des  cristaux  est  lisse,  et  communément 
très  - éclatante  ou  même  miroitante  , quelquefois 
néanmoins  peu  éclatante. 

A l’interieur,  la  blende  jaune  est  toujours  très- 
éclatante  ; c’est  un  éclat  qui  tient  de  Y éclat  du  dia- 
mant, et  passe  à Y éclat  vitreux. 

Sa  cassure  est  parfaitement  lamelleuse,  à lames 
droites , dans  six  directions  différentes.  ( Clivage  sex- 
tuple. ) 

Ses  fragmens  sont  communément  indéterminés , 
a bords  assez  aigus,  ou  très-rareiient  ils  affectent  la 
forme  dodécaèdre  (*). 

Elle  se  présente  communément  en  pièces  sépa- 
rées, a gros  et  très-gros  grains,  rarement  à petits 
grains. 

Elle  n est  le  plus  souvent  que  translucide , mais 
quelquefois  aussi  demi-diaphane  et  même  diaphane. 

(J  C est  le  résultat  du  clivage  complet , dont  il  vient 
d’être  parlé.  On  peutaussi,  en  supprimant  certains  clivages, 
obtenir  des  rhomboïdes  , des  octaèdres  et  des  tétraèdres. 

( Voyez  Haiiy,  tome  4,  page  178.  ) -01 
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slendk.  Elle  danüe  une  raclure  d’un  gris  jaunâtre  passant 
au  vert. 

Elle  est  demi-dure  ; — aigre  ; — *•  facile  à casser  j 
Tw  pesante. 

Pes.  spéc.  4,044  , Gillebt.  /\,j665  t Havy. 

Caractères  chimiques. 

La  blende  jaune  pétille  au  chalumeau , devient 
un  peu  grisâtre \ mais  on  ne  peut  la  foudre , pas 
même  avec  le  borax. 


Parties  constituantes. 

Zinc 

Soufre 

Fer 

Acide  fluorique 

Eau 

Silice ......... 


100  / 

Caractères  physiques. 

La  plupart  des  variétés  de  blende  jaune  devien- 
nent phosphorescentes  par  le  frottement,  dans  l’obs- 
curité, et  dégagent  une  odeur  hépatique. 

Gissement  et  localités. 


Blende 

de  Scharfenberg 
d’après  Bergmanix. 


La  blende  jaune  se  trouve  en  Saxe,  en  Bohème, 
au  Hartz,  en  Norwége,  en  Transilvanie,  en  Hon- 
■4È  grie. 


Elle 
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Elle  est  presque  toujours  accompagnée  de  galène. 
de  fahlerz  , de  pyrites,  de  quartz  et  de  spath  cal- 
caire , quelquefois  d’argent  natif  ou  d’argent  vi- 
treux. , * 

La  blende  jaune  est  plus  rare  que  les  sous-espèces 
eui vantes;  elle  passe  quelquefois  à la  blende  brune. 


II'.  S O US- ESPECE. 

UB.AU  NE  BLENDE.  LA  BLENDE  BRUNE. 

Zincum  mineralisàtum  blenda  bruna. 

IJ.  Emm.  T.  2 , p.  447*  — Wid.  p.  8q6.  — Lenz  * 
T.  2 , p.  247*  — W.  P.  T.  1 , p.  igi.  — M.  L.  p.  5ai. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  brun-rougeâtre  ou  jaunâtre , 
qui  passe  quelquefois,  soit  au  rouge-hyacinthe  ou 
au  rouge-brunâtre , soit  au  brun-noirâtre  ; sa  surface 
est  quelquefois  bigarrée. 

On  la  trouve  en  masse  ou  disséminée , ou  quel- 
quefois cristallisée  ; ses  formes  sont  ! 

a.  La  pyramide  à 5 faces , simple , ayant  quel- 
quefois des  faces  convexes  ; elle  a souvent  ses  angles 
tronqués. 

b.  U octaèdre,  ou  parfait,  ou  ayant  ses  bords  ou 
ses  angles  tronqués . 

c.  Le  prisme  à 4 faces , rectangulaire , terminé 

Minéral,  élém.  Tome  IL  Z 
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bluidx.  ('t  son  extrémité  par  un  pointement  à 4 faces  placées 
sur  les  bords  latéraux  (*). 

(*)éOn  reconnaît  facilement  dans  cette  forme,  le  dode'caè- 
dre  rhomboidal,qui  est  la  forme  primitive  de  la  blende.  J’en 
ai  conserve  la  description  telle  que  je  l’ai  trouvée  dans  Em- 
merling  ; mais  on  aurait  pu  conside'rer  cette  forme  autre- 
ment, ainsi  qu’il  a e'tc’  fait,  pour  la  même  forme,  dans  le  gre- 
nat  ( t.  i , p.  194)-  On  aurait  pu  l’indiquer  comme  e'tant  — 
un  prisme  à sixfaces  , terminé  à chaque  extrémité  par  un 
pointement  obtus  à troisjaces  placées  sur  les  bords  latéraux; 
en  alternant, trois  de  ces  bords  latéraux  supportant  le  poin- 
tement supérieur  , et  les  trois  autres  le  pointement  ii Je- 
rieur.  --  Je  préfère  cette  description, parce  qu’elle  conduit  à 
celle  d’une  forme  un  peu  compliquée,  dont  les  auteurs  alle- 
mands n’ont  point  parlé,  quoiqu’elle  soit  assez  ordinaireàla 
blende  , et  qu’elle  ait  été  décrite  par  Rome'  de  Lisle  ( t.  5 , 
p.  69  et  70  , et  pl.  1 , fig.  29  et  3o  ).  Le  cit-  Haüy  l’a  aussi 
parfaitement  développée.  ( t.  4 > p*  >71  et  suiv. , fig.  i98et 
199  ).  Je  vais  tâcher  de  la  faire  sentir  , en  employant  la 
méthode  descriptive  de  M.  NVerner.  On  verra  qu’elle  ne  dif- 
fère de  la  forme  ci-dessus  ( quant  à la  forme  principale  ) , 
que  par  la  position  des  pointemens  qui  correspondent'omc 
mêmes  bords  latéraux.  C’est  pour  cela  que  le  cit.  Haüy  a 
donné  à cette  variété  le  nom  de  transposée. 

Prisme  à six  faces , terminé  à chaque  extrémité  par  un 
pointement  obtus  à troisfaces placées  sur  3 bords  latéraux 
en  alternant , les  mêmes  bords  supportant  fun  et  l'autre 
pointement.  Cette  forme  a 1 2 bords  tronqués-,savoir:}°.  les  3 
bords  latéraux  du  prisme  ,quine  supportent  pas  les  point  e- 
mens;i°.  les  3 bords  latéraux  d’un  des poinlcmens,ely'.  les 
6 bords  de  jointure  du  second  pointement  at’ec  le  prisme. 
Chaque  troucalure  est  uu  triangle  isoscèle  fort  aigu  ; la  base 
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Les  cristaux  sont  quelquefois  de  moyenne  gran- 
deur, souvent  aussi  petits  et  très-petits , communé- 
ment grouppés  très-confusément. 

A l’extérieur,  ils  sont  éclatons  ou  très-éclalans , 
rarement  peu  éclatons;  la  surface  est  alors  drusique. 

A l'intérieur,  la  blende  brune  varie  depuis  le 
très-éclatant  jusqu’au  peu  éclatant,  et  même  au  peu 
brillant;  c’est  un  éclat  entre  Y éclat  vitreux  et  Y éclat 
gras. 

Sa  cassure  est  toujours  lamelleuse,  à lames  droites, 
rarement  à lames  courbes;  dans  six  directions  dit* 
férentes  ( clivage  sextuple  ). 

Ses  fragmens  sont  le  plus  souvent  indéterminés, 
à bords  assez  aigus  , mais  quelquefois  ils  tendent  à 
la  forme  dodécaèdre.  ( V oyez  la  note  sur  cet  objet, 
à la  première  sous-espèce.  ) 

de  celles  du  prisme  correspond  à la  base  de  celles  des  bords 
latéraux  du  pointement , et  les  bases  des  6 troncatures  sur  la 
jointure  du  second  pointement , se  joignent  deux  à deux  sur 
les  bords  du  prisme  , qui  sont  tronques. 

Il  y a des  cristaux  de  cette  forme,  qui  ont  en  outre  4 tron- 
catures ; savoir  : une  sur  le  sommet  du  pointement  dont 
les  bords  late'raux  ne  sont  point  tronqués  , et  une  sur  les  5 
%ngles  des  bords  latéraux  du  prisme , qui  supportent  l’autre 
pointemeut.  Ces  troncatures  sont  des  triangles  équilatéraux. 

J’ai  joint  cette  forme  aux  cristaux  de  blende  brune , parce 
qu’elle  avait  quelque  rapport  avec  le  dodécaèdrè  qui  y était 
indique' j mais  elle  appartient,  je  crois,  plus  ordinairement 
aux  cristaux  de  blende  noire. 

Z 3 
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*L,NDX-  Elle  se  présente  quelquefois  en  pièces  séparées , 
grenues , à grains  de  différentes  grosseurs. 

Elle  est  communément  translucide,  au  moins 
SW'  les  bords , quelquefois  opaque  ; les  cristaux  seuls 
sont  diaphanes. 

Elle  donne  une  raclure  d’un  gris-jaunâtre  passant 
au  brun. 

Elle  est  demi-dure , passant  au  tendre  ; — aigre  ; 
— facile  à casser  ; — pesante. 

Pes • spéc.  4»ooo  Gellert. 

Caractères  chimiques. 

Elle  se  comporte , au  chalumeau,  comme  la  sous- 
espèce  précédente. 

Parties  constituantes. 


Zinc 44 

Soufre 17 

Fer 5 

Silice >i....  24 

Argile 5 

Eau 5 


Blende  de  Sahlberg 
> en  Suède , 
d'après  Bergmanpc. 


Gissement  et  localités. 


La  blende  brune  se  trouve  en  Saxe , en  Bohême  * 
au  Hartz,  en  Suède,  eu  Hongrie,  en  Transilvanie, 
en  Angleterre,  en  France,  etc.  Elle  est  accom- 
pagnée ordinairement  de  galène,  de  pyrites,  de 
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fahlerz,  ou  plus  rarement  de  fer  spalhique,  d’ar- 
gent natif  et  d’argent  vitreux  ; sa  gangue  est  presque 
toujours  le  spath  calcaire,  le  spath  fluor  et  le  spath 
pesant. 

II  le.  SOUS-ESPECE. 

SCHWARZE  BLENDE.  LA  BLENDE  NOIRE.  • 

Zincum  mineraUaatum  blcnda  nigra. 

Id.  Emm.  T.  3 , p.  45i.  — Wid.  p.  8f)ï.  — Lenz  , T.  2, 
p.  249-  — W.  P.  T.  1 , p.  it)5.  — M.  L.  p.  52 5. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  tantôt  le  noir  parfait , tantôt  le 
noir-brundtre  ; elle  passe  quelquefois  an  rouge  de 
sang.  A la  surface  et  dans  les  fentes,  elle  est  sou- 
vent irisée:  on  la  trouve  en  masse,  ou  disséminée , 
ou  cristallisée.  .... 

Ses  formes  sont  : 

a.  La  pyramide  à 5 faces , simple  ( comme  dans 
la  sous-espèce  précédente  ). 

b . L’ octaèdre  tronqué  sur  sesangles  ousurses  bords. 

c . Des  petits  prismes  en  formes  d'aiguille.  ( V oyec 
les  cristaux  de  la  sous-espèc.e.  précédente.  ) 

Les  cristaux  sont  quelquefois  de  moyenne  gran- 
deur, tellement  grouppés , qu’on  a souvent  beau- 
coup de  peine  à reconnaître  leur  forme. 

Leur  surface  est  communément  lisse  et  éclatante , 
ou  même  très-éclatante. 


BLENDE. 
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A l’intérieur,  la  blende  noire  est  très-éclatante , 
quelquefois  seulement  éclatante ; c’est  uu  éclat  qui 
tient  de  l'éclat  du  diamant. 

Sa  cassure  est  toujours  plus  ou  moins  lamelleuse , 
à lames  droites , rarement  à lames  courbes.  11  y a six 
sens  de  lames,  comme  dans  les  sous-espèces  précé- 
dentes. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés,  à lords  assez, 
aigus. 

Elle  se  présente  en  pièces  séparées,  grenues,  à 
grains  de  différentes  grosseurs. 

Elle  est  le  plus  souvent  opaque,  ou  rarement 
translucide  ( surtout  la  variété  rouge  ). 

Elle  donne  une  raclure  d’un  blanc-rougeâtre  tirant 
au  gris. 

Elle  est  demi-dure , passant  au  tendre  ; — aigre  >' 

- — facile  à casser  ; — pesante. 

Parties  constituantes. 

Zinc.. . ■ 

Soufre . , 

' Fer  .... 

Plomb. . 

Silice.. 

- Ea  u . . , 

Arsenic 

C’est  une  blende  de  Danemora  en  Suède,  que 

Bergmann  à analysée.  11  paraît  que  le  plomb  pro- 
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Tient  d'un  peu  de  galène  qui  y était  mélangée  ac- 
cidentellement, ainsi  que  la  silice. 

Pour  les  caractères  chimiques,  voyez  ceux  de 
la  première  sous-espèce. 

j 

Gisaement  et  localités. 

La  blende  noire  se  trouve  en  plusieurs  endroits, 
en  Saxe,  en  Bohème,  en  Bavière,  au  Hartz,  en 
Norwége,  en  Hongrie,  en  Suède,  en  Angleterre, 
en  France,  etc.  Elle  est  accompagnée  communé- 
ment de  galène  et  de  pyrites;  souvent  aussi  de  plu- 
sieurs espèces  de  mines  d’argent,  de  fer  apathique, 
de  fer  magnétique,  de  mine  d’étain,  etc.  Sa  gangue 
est  la  même  que  celle  de  la  blende  brune. 

Remarques. 

La  blende  est  une  substance  mine’rale  des  plus  com- 
munes dans  les  filons  métalliques  , mais  néanmoins  elle 
ne  s’y  rencontre  jamais  en  assez  grande  abondance  pour 
être  exploitée.  Aussi  c’est  de  la  calamine  que  l’on  retire 
communément  le  zinc  que  l’on  emploie  dans  le  com- 
merce; cependant  on  extrait  aussi  du  zinc  par  sublima- 
tion , en  traitant  certaines  galènes  mélangées  de  blende 
pour  en  obtenir  le  plomb. 

Le  citoyen  Hecht  fils  a décrit , dans  le  Journal  des 
Mines  ( n°.  4f)  > p-  >5  ) , une  variété  de  zinc  sulfuré  ou 
blende  , qui  diflère  totalement  des  sous-espèces  précé- 
dentes , et  dont  je  pense  que  l’on  doit  former  une  sous- 
espèce  particulière  que  l’on  pourrait  appeler  blende  com- 
pacte. Je  vais  en  donner  ici  une  courte  description  , d’a- 
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blende.  près  Ie  Mémoire  du  citoyen  Hecht,  et  d'après  les  e’cliati- 
v tillons  qu’il  a envoyés  à Paris. 

Caractères  extérieurs.  Sa  couleur  est  un  noir  de  fer , 
passant  au  gris.  Il  y a quelques  parties  jaunâtres.  — On 
la  trouve  en  masses  statactij'ormes , dont  la  surface  su- 
pe’rieurc  est  tuberculeuse  , et  l’infe'rieure  est  cellulaire. 
— Les  surfaces  naturelles  sont  rna/fes.  — A l’iute'rieur , 
elle  est  peu  brillante  et  presque  malle  ; cependant  il  y 
a des  parties  qui  sont  un  peu  éclatantes.  — Elle  est 
compose'e  de  pièces  séparées,  testacées,  concentriques.  — 
La  cassure  ( dans  le  sens  des  pièces  se'pare'es  ) est  con- 
choïde  ; la  cassure  en  travers  est  fibreuse  , h fibres  très- 
minces, divergentes  en faisceaux.  — Les  fragmens  sont  in- 
déterminés , à bords  assez  aigus.  — Elle  est  opaque.  — — Sa 
raclure  est  d’un  brun  rougeâtre.  — Elle  est  demi-dure  ; — 
aigre j — cassante ; — médiocrement  pesante. — Pes.  spdc, 
5,6344. 

Caractères  chimiques . La  blende  compacte  , traite'e  au 
chalumeau  sur  un  charbon  , de’cre'pite,  jaunit,  brûle  avec 
une  flamme  bleue  et  une  fume'e  blanche , et  re'pand  une 
odeur  de  gaz  acide  sulfureux.  — Elle  est  composée  , 
d’après  l’analyse  du  citoyen  Hecht  , de  62  centièmes  de 
zinc  , 21  de  soufre  , 5 de  plomb  , 3 de  fer  , 2 d’alumine  , 
1 d’arsenic  et  4 d’eau  : il  y a eu  2 centièmes  de  perte. 
— Lorsqu’on  la  gratte  dans  l’obscurité' , elle  n’est  point 
phosphorescente  comme  la  blende  jaune  , mais  elle  dé- 
gage comme  elle  l’odeur  hépatique. 

On  serait  tenté,  au  premier  abord  , de  prendre  cette 
substance  pour  certaines  hématites,  ou  même,  à la  cou- 
leur près  , pour  une  malachite.  Le  citoyen  Hecht  observe 
avec  raison  qu’elle  a beaucoup  de  rapport  avec  un  mi- 
néral trouvé  à Raihcl  en  Carinthie  , qui  11’cst  connu  que 
par  une  note  de  M.  Widenmann  ( Wid.  p.  906  ) , sur 
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l'espèce  calamine  à laquelle  il  le  rapporte.  — Ce  mine’ral  ilkxde. 
est  d’un  brun  de  foie,  passant  au  ht  un  rougeâtre  et  au  gris  , 

de  f umée . — II  est  rèniforme , compose’  de  / ièces  séparées, 
testacées,  — Sa  cassure  est  fibreuse  ; — fl  est  mut  ou  très- 
peu  brillant;  — opaque,  etc.  — Il  dégage  une  odeur  hépa- 
tique quand  on  le  traite  avec  l’acide  nitrique. 

La  blende  compacte  a été  trouvée  dans  le  comté  de 
Geroldseck  en  Brisgaw  , dans  vyi  filon  composé  princi- 
palement de  galène  et  de  spath  pesant.  La  partie  du  filon 
où  elle  se  rencontre  , est  composée  d’argile  , au  milieu 
de  laquelle  elle  forme  une  couche  de  5 à G centimètres 
( i à 2 pouces  ) d’épaisseur. 


SECONDE  ESPECE. 

GA  L M E I.  — LA  CALAMINE. 
ZINCUM  MJNERALISATUM  CALAMINA. 

Werner  partage  cette  espèce  en  deux  sous-espèces  y 
la  calamine  commune  et  la  calamine  lamelleuse. 


I™.  SOUS-ESPECE. 

G EM  Ri  NE  R GALMEP.  LA  CALAMINE  COMMUNE. 

Zincum  minéralisation  calamitia  vulgaris. 
ld.  Enim.  T.  2,  p.  454.  — Lenz , T.  2,  p.  i5o.  — 
Galmei , Wid.  p.  904. — Lapis  calaminaris,  Wall.  T.  2, 
— Compacte  calamine,  Kirw.  T.  2 ,p.  234-  — Calamine, 
D.  B.  T.  2 , p.  i68-  — • Id.  Lam.  T.  2,  p.  522.  — Zinc 
oxidé  concrétianné , I la üy , T.  4 > P-  *5g. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  blanc  grisâtre , jaunâtre  ou  rou- 
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cxiAMiitr.  geâtre , ou  le  hlctnc  de  lait;  quelquefois  le  gris  de 
fumée  ou  le  gris  de  cendre , le  jaune  de  paille  ou  le 
jaune  d’ocre  ; elle  passe  aussi  au  brun  jaunâtre , ou 
très-rarement  au  vert  de  montagne  pâle.  Un  même 
morceau  réunit  souvent  plusieurs  de  ces  couleurs. 

On  la  trouve  quelquefois  en  masse  ou  disséminée  ; 
le  plus  souvent  elle  est  en  morceaux  cellulaires , 
cariés , uviformes  ou  stalactiformes , souvent  aussi 
elle  est  superficielle.  . 

Elle  est  matte  à l’intérieur  comme  à l'extérieur. 

Sa  cassure  est  toujours  compacte,  tantôt  terreuse , 
tantôt  inégale,  à petits  grains  et  à grains  fins,  passant 
quelquefois  à la  cassure  esquilleuse. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés  , à bords  assez 
obtus. 

Elle  est  quelquefois  composée  de  pièces  séparées , 
teslacées,  courbes,  minces,  ondulées.  ( Cette  variété 
n’est  pas  commune.  ) 

Elle  est  parfaitement  opaque ; elle  varie  depuis 
le  demi-dur  j usqu’au  friable.  « 

Elle  est  facile  à casser  ; — aigre  ; — quelquefois 
un  peu  tachante  ( lorsqu’elle  est  très-tendre  ). 

Elle  est  tantôt  pesante , tantôt  médiocrement  pe~ 
s ante . 

Caractères  chimiques. 

La  calamine  commune  pétille  et  éclate  au  cha- 
lumeau lorsqu’on  la  chauffe  trop  rapidement.  Eli® 
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esl  infusible  par  elle-mèine  ; si  ou  pousse  le  feu  très-  cMamuw*, 
vivement,  elle  donne  une  flamme  bleuâtre. 

Parties  constituantes. 


Oxide  de  zinc 84  \ 

Silice 12  f 

^er **  > D’après  Bergman». 

Argile 1 ( 


ioo  ) 

Usage. 

La  calamine  commune  est  employée  lorsqu’elle 
a été  purifiée  et  calcinée  à la  fabrication  de  laiton, 
qui  est  un  alliage  de  zinc  et  de  cuivre.  On  n’en  re- 
tire presque  jamais  le  zinc  pur,  dont  les  usages, 
dans  les  arts,  sont  très-peu  nombreux.  Cependant 
il  est  employé  par  les  Chinois,  sous  le  nom  de 
toutenague.  Sa  propriété  de  brûler  arec  une  flamme 
blanche  très-éclatante  le  rend  aussi  fort  utile  dans 
la  composition  des  fusées  volantes  et  autres  arti- 
fices (*). 

Gissement  et  localités. 

La  calamine  en  général  ne  se  rencontre  que  dans 
quelques  montagnes  slratiformes  particulières,  sou- 
vent en  couches  entières.  Elle  est  presque  toujours 

(*)  'Voyez  ci-dessus  , p.  ata  , ce  que  l’on  appelle  mine 

de  laiton  naturelle. 
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irninn.  accompagnée  d’ocre.de  fer,  auquel  elle  paraît  de- 
voir ses  variétés  de  couleurs,  et  très-souvent  aussi 
de  galène,  de  plomb  blanc,  de  plomb  noir,  de  mine 
de  fer  brune,  de  spath  calcaire  et  d’argile  endurcie. 

La  calamine  commune  se  trouve  en  Bohème,  en 
Pologne,  en  Bavière,  au  Tirol,  en  Carinthie,  en 
Sibérie,  en  Westphalie,  en  Angleterre,  en  France, 
•te. 


II*.  SOUS-ESPECE. 

MLMT'TRIGER  GALMEI.  LA  CALAMINE  LAMF.LLEL'SE. 

Zincum  mineralisatum  calamina  lamellosa. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  458.  — Spa/kiger  galmei  , Lenz  , 
T.  2 , p.  252.  — Zink  spath  , Wid.  p.  goi . — Striated ca- 
lamine , Kim.  T.  2 , p.  256.  — Calamine  , Lam.  T.  1 , 
p.  522.  — Zinc  oxide'  cristallisé , Hauy  , T.  4 , p.  161 . 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  ordinaire  est  le  gris  Jaunit  Ire  ou  le 
gris  de  fumée  ; quelquefois  le  blanc  grisâtre  ou  jau- 
nâtre , le  jaune  isabelle  ou  le  jaune  d’ocre , plus  ra- 
rement le  blanc  verdâtre  ou  bleuâtre , ou  le  brun 
rougeâtre. 

On  la  trouve  rarement  en  masse , ou  disséminée  , 
ou  stalacliforme  ; le  plus  souvent  elle  est  rén  forme, 
en  couche  ( croûte  ) superficielle  drusique,  ou  cris- 
tallisée. 
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Ses  formes  sont  : 

a.  Des  petites  tables  à 4 faces , rectangulaires, 
alongées,  soit  parfaites,  soit  portant  un  biseau  aigu 
sur  les  plus  petites  faces  latérales ; souvent  aussi 
les  angles  du  biseau  sont  plus  ou  moins  tronqués. 

b.  Des  petits  ou  très-petits  cubes  à faces  plates 
ou  convexes  , tantôt  parfaits , tantôt  tronqués  sur  les 
angles  (*). 

Les  cristaux  sont  rarement  isolés,  mais  le  plus 
souvent  réunis  engrouppes  globuleux  ou  uv  formes , 
en  boules , en  boutons  ou  en  faisceaux. 

A l’ extérieur,  ils  sont  éclatons. 

A l’intérieur,  la  calamine  lamelleuse  varie  de 
Y éclatant  au  brillant ; c’est  un  éclat  nacré  , qui  tient 
un  peu  de  Yéclat  vitreux. 

Sa  cassure  est  communément  rayonnée , à rayons 
divergeas,  en  étoiles  ou  en  faisceaux , quelquefois 
lamelleuse  ou  inégale  , à grains  fins. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  assez  obtus. 

Elle  paraît  composée  de  pièces  séparées ; grenues  ; 
ce  qui  est  l’effet  de  la  réunion  des  cristaux. 

{*)  Quelques  auteurs  indiquent  encore  lapy  ami  de  à trois 
faces , simple  ; (?)  le  prisme  à six  faces , ta  table  à six  fa- 
ces.... Ces  deux  derniers  cristaux  rentrent  dans  les  pre’ce'- 
dens.  On  peut  ajouter  ne’anmoins  le  prisme  à six  f aces  , 
dont  deux  plus  larges,  terminé  de  chaque  coté  par  un  bi- 
seau dont  les  faces  sont  placées  sur  les  bords  latéraux  qui 
réunissent  de  chaque  côté  deux  petites Jaces- 
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Elle  n’est  communément  que  translucide , sou- 
vent même  seulement  sur  les  bords;  les  cristaux 
néanmoins  sont  quelquefois  demi-diaphanes  ou  dia- 
phanes. i 

Elle  est  demi-dure  ; — passant  au  dur  ; — aigre  ; 
— facile  à Casser  ; — médiocrement  pesante. 

Pes.  spéc,  3,5a36,  Mau». 

Caractères  chimiques. 

Elle  blanchit  au  chalumeau  sans  pétiller,  comme 
la  calamine  commune  ; mais  elle  est  également 
infusible,  soit  saus  addition,  soit  avec  le 'borax  : 
elle  ne  fait  point  effervescence  avec  l’acide  nitri- 
que, mais  elle  s’y  dissout  en  gelée. 

Parties  constituantes. 


Silice.  . 5a  j 

Oxide  de  zinc 56  f 

j£au 12  > D’après  Pelletier. 


xoo  ) 

Caractères  physiques. 

Le  citoyen  Haüy  a observé  que  la  calamine 
lamelleuse  devient  électrique  par  chaleur , comme 
la  tourmaline. 

Gissement  et  localités. 

La  calamine  lamelleuse  accompagne  la  cala- 
mine commune,  dont  elle  tapisse  les  cavités;  son 
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gissement  présente  les  mêmes  circonstances  : elle 
est  beaucoup  moins  commune. 

On  en  trouve  en  Carinthie  ( Bleiberg  et  Raibel  ), 
en  BrisgaW  ( Hofsgrund  près  de  Freyberg  ),  en 
Stirie  ( Ternitz  ),  en  Angleterre  ( dans  le  Sommer- 
set  ),  à Brilon  près  de  Cologne,  en  Pologne,  etc. 

Remarques. 

La  calamine  lamelleuse  a été  souvent  confondue  avec 
les  ze'olites. 

Quelques  mine'ralogistes  , et  Widenmann  entr’autres, 
en  font  une  espèce  distincte  de  la  calamine  commune  , 
sous  le  nom  de  zinkspalh. 

Je  n’ai  point  rapporte'  ci-dessus  une  analyse  de  Berg- 
mann  , cile'e  généralement  comme  appartenant  à la  cala- 
mine lamelleuse  j il  en  résulterait  que  la  calamine  serait 
un  carbonate  de  zinc  , ce  qui  est  trop  contradictoire  avec 
l’analyse  de  Pelletier  , qui  décide  que  c’est  un  oxide  de 
zinc.  Celte  différence  entre  ces  deux  analyses  de  cala- 
mine a donné  lieu  à différentes  opinions  de  la  part  des 
minéralogistes  , dont  plusieurs  ont  fait  uue  espèce  parti- 
culière du  carbonate  de  zinc  ou  zinc  aé/é.  D’autres  ont 
pensé  que  ce  prétendu  carbonate  de  zinc  n’était  autre 
chose  qu’un  oxide  de  zinc  ou  calamine  mélangée  d’un 
peu  de  carbonate  de  chaux  j cependant  , si  cela  était  , 
l’analyse  faite  par  Bergmann  aurait  donné  des  indices  de 
chaux  , et  d’ailleurs  Vauquelin  a reconnu  aussi  de  véri- 
tables carbonates  de  zinc  natif.....  O11  pourrait  peut-être 
tout  accorder  , en  admettant  qu’il  a pu  arriver  dans  la 
nature  , ce  qui  a lieu  lorsqu’on  fabrique  de  l’oxide  de  zinc 
dans  les  laboratoires,  Bergmann  avertit  ^ Opuscules  , t.  2 , 
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calamine.  Dissert,  aa  , 5 ) qu’il  y a des  cas  où  cet  oxide  de  zinè 

fait  effervescence  avec  les  acides  , et  passe  , au  moins  eu 

partie  , à l’e’tat  de  carbonate  de  zinc Au  reste  , il  est 

trcs-possible  qu’il  existe  de  ve'ritable  carbonate  de  zinc 
natif;  mais  il  n’est  pas  encore  assez  connu  jusqu’ici  , et 
ni  M.  YVerner  ni  M.  Haixy  ne  l’ont  point  admis  «jans  leur 
nomenclature  minéralogique. 
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' ONZIÈME  GENRE. 

Le  genre  antimoine. 

PREMIERE  ESPECE, 

GEDIEGEN  SPIESJLAS.  — L’ANTIMOINE 

NATIF. 

Antimonjum  nativum. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  464.  — Wid.  p.  90g.  — Lenz  , 
T.  2 , p.  255.  — W.  P.  T.  t , p.  197.  — Regums  aAti- 
monti  nativus , Wall.  T.  a , p.  196.  — Native  antimony , 
Kirw.  T.  2,  p.  245.  — Antimoine  natif , D.  B.  T.  a , 
p.  137.  — Id.  Lam.  T.  t , p.  558.  — Id.  Haüy,  T.  4 i 
p.  25a. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  le  blanc  d'étain  parfait,  mais  la 
surface,  exposée  à l'air,  est  souvent  un  peu  grisâtre 
ou  jaunâtre.  * 

On  le  trouve  en  masse,  disséminé  et  réni forme. 

Il  est  toujours  très-èclatant  ( et  même  miroitant  ) ; 
c’est  un  éclat  métallique  parfait. 

Sa  cassure  est  lamellcuse , à lames  plates  ou  rare-* 
ment  un  peu  courbes  (*). 

(*)  Emmerling  ajoute  que  le  clivage  parait  quadruple;  * 
ce  qui  indique  la  forme  octaèdre.  Le  citoyen  Haüy  a observé 
que  l’antimoine  e'iait  divisible  à la  fois  parallèlement  aux 
faces  d’un  octaèdre  régulier  et  à celles  d’un  dode'caèdr* 
rliomboidal.  T.  4 , p-  254- 

Minéral,  élim.  Totn,  IL  A a 
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aktimoise  Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  peu  aigus. 

11  est  communément  composé  de  pièces  séparées , 
grenues,  à gros  grains  ou  à petits  grains,  ou  rarement 
( et  dans  un  sens  inverse  des  premières  ) de  pièces 
séparées,  lestacèes , minces , courbes.  * 

Il  est  demi-dur,  passant  au  tendre  ; — doux  ; — 
assez  facile  à casser  ; — très-pesant. 

Pes.  spéc.  Antimoine  fondu,  6,7021. 

& Caractères  chimiques. 

L’antimoine  natif,  traité  au  chalumeau,  se  fond 
très-facilement  en  un  globule  métallique , qui  dé- 
gage, comme  l’arsenic,  une  fumée  ayant  l’odeur  de 
l’ail  : on  a cru  long-tems  que  cette  odeur  était  due 
à un  mélange  d’arsenic;  mais  Vauquelin  a reconnu 
depuis  que  l’antimoine,  par  luij-même,  avait  cette 
propriété,  quoique  plus  faiblement  que  l’arsenic. 

* Parties  constituantes. 

L’antimoine  natif  n’est  pas  toujours  de  l’anti- 
moine pur  : on  y a trouvé  quelquefois  un  peu  d’ar- 
seuic,  même  jusqu’à  quinze  centièmes.  La  variété 
testacée  d’Allemont  est  dans  ce  cas. 

Localités, 

I 

L’antimoine  natiftn’a  encore  été  trouvé  qu’en 
deux  endroits,  à Sablberg  en  Suède,  où  on  l’a  dé- 
couvert en  1748:  sa  gangue  est  une  pierre  calcaire. 
A Allemont  en  France,  où  le  citoyen  Schreiber  l’a 
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découvert  il  y a environ  vingt  ans,  il  y est  accora- misiomi 

hatif. 

pagné  d’autres  mines  d’antimoine  et  de  cobalt. 

E M A ÊQV  E S. 

L’antimoine  natif  est  encore  un  minerai  fort  rare  i celui 
que  l’on  avait  indique'  à Andreasberg , n’est  autre  chose 
qu’un  argent  arsenical  ; et  le  prétendu  antimoine  natif 
de  Falzebay  en  Transilvanie  est  le  weissgotderz  ou  or 
blanc  , dans  lequel  Klaprolh  a reconnu  le  nouveau  me'tal 
tellurium.  Ces  deux  substances  ont  en  effet  assez  de  res- 
semblance avec  l’antimoine  natif. 

L’antimoine  employé'  dans  les  arts  s’extrait  de  l’anti- 
moine gris  , qui  est  l’espèce  suivante.  Ce  me'tal  a la  pro- 
priété’ de  donner  au*  alliages  de  plomb  ou  d’étain  , dans 
lesquels  on  le  fait  entrer  , beaucoup  de  durete’  : c’est 
ce  qui  le  fait  employer  dans  la  composition  des  caractères 
d’imprimerie  et  des  miroirs  d’optique.  La  me’decine  fait 
beaucoup  d’usage  des  pre'parations  d’antimoine  , princi* 
paiement  comme  vomitifs  et  purgatifs.  Ses  Oxides  sont 
employés  comme  matières  colorantes  , principalement 
dans  les  teintes  brunes  , jaunes  et  orange’es. 


SECONDE  ESPÈCE. 
GRAV-SPIESGLAS-F.RZ.  — L’ANTIMOINE  GRIS. 
ANTIMONIUM  MINEÜALISATUM  GRISEU 

ldi  Emm.  T.  2,  p.  t+68. — Wid.  p.  912.  — Lenz* 
T.  2,p.  25y. — Auttmonium  sulfure  minera/isatuni,  Wall. 
T.  2 , p.  196.  — Sulphurated  ariimony  , Kirw.  T.  2,  p. 
246*  — Antimoine  sulfuré  , D.  B.  T.  2 , p.  1 59.  — Idem, 
Larn.  T.  1 , p.  34i.—  Ii.  Haiiy  , T.  4 > p-  264. 

Werner  partage  cette  espèce  en  quatre  sous-espèca*. 

Aa  1 
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AJfTl  MOINS 
CRIS. 

lY.  SOUS-ESPÈCE. 

* > 

D1CUTES  CRAU-SPIESGZAS-ERS.  L ANTIMOINE 

GMS  COMPACTE. 

Antimanium  minerhlisatum  griseum  densum. 

TJ.  Emm.  T.  a,  p.  468-  — Wid.  p.  912.  — Lenz , 
T.  1 , p.  257.  — W.  P.  T.  1 , p.  197.  — Minera  anti- 
monii  solidn,  Wall.  T.  2 , p.  198.  — Compact sulphuraled 
antimony  , Kirw.  T.  2 , p.  247- 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  gris  de  plomb  fauve,  qui  passe 
quelquefois  au  gris  d'acier. 

On  le  trouve  ou  en  masse  ou  disséminé. 

A l’intérieur,  il  est  éclatant  ou  peu  éclatant , d’un 
éclat  mélanique. 

Sa  cassure  est  inégale , à petits  grains  ou  à grains 
fins. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  assez 
obtus. 

Il  est  quelquefois  composé  de  pièces  séparées, 
grenues , à petits  grains. 

Il  est  tendre , passant  au  très-tendre  ; — très-peu 
aigre  ; — facile  à casser  ; — un  peu  tachant  ; — il 
prend  de  l'éclat  par  la  raclure  ; — il  est  pesant. 

Caractères  chimiques. 

L’antimoine  gris  compacte  se  fond  trèsr facilement 
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au  chalumeau , donne  une  fumée  blanche  et  une 
odeur  sulfureuse  : si  on  continue  de  chauffer,  il  se  vo- 
latilise peu  à peu  en  entier,  sans  laisser  aucun  autre 
résidu  qu’une  poussière  blanchâtre  sur  le  charbon; 
il  se  fond  même  à la  flamme  d’une  bougie  ; -il  est 
composé  de  soufre  et  d’antimoine,  comme  la  troi- 
sième sous-espèce. 


* » 

Remarque. 

Cette  sous-espèce  est  beaucoup  plus  rare  que  les 
autres.  Elle  se  rencontre  ordinairement  dans  leur  voisi- 
nage : on  l’a  trouve'e  à Braunsdorf  en  Saxe  , à Gold- 
kronach  dans  la  principauté  de  Bareith  , à Majurka  en 
Hongrie  , en  Auvergne  , etc.  Elle  est  souvent  accom- 
pagnée de  quartz  et  de  fer  spathique. 


I le.  SOUS-ESPECE. 

XLATTRICES  G RAU-SP1ESO  LAS- E RZ . LANTIMOHH 

GRIS  LAMELLE  UX. 

An timonium  minéralisation  griseum  lamellosum. 

Id.  lîmm^f.  2 , p.  47°-  — Lenz  , T.  a , p.  258.  — 
W.  P.  T.  i , ^Mp97.  — Folia ted  sulphurated  antimony , 
Kirw.  T.  a,  p.~248. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  se  rapproche  plus  du  gris  d'acier  que 
du  gris  de  plomb. 

On  le  trouve  en  masse  ou  disséminé. 
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isTjMoiN*  A l’inlérieur  il  est  éclatant  ou  très-éclatant  ; c’est 
cms, 

un  éclat  métallique  parfait. 

Sa  cassure  est  lamelleuse  ( le  clivage  est  simple  ) ; 
elle  passe  quelquefois  à la  cassure  rayonnée 

Se»  fragmens  sont  indéterminés , à bords  assez 
obtus. 

Il  se  présente  communément  en  pièces  séparées , 
grenues,  alongêes,  à gros  grains  ou  à petits  grains. 

Il  est  tendre  ; — aigre  ; — «■  facile  à casser  ; — - « 
tachant  $ — pesant. 

Remarques. 

Il  se  comporte  , au  chalumeau  , comme  la  sous-espcc» 
pre'ce’dente. 

Il  se  rapproche  beaucoup  de  la  suivante , surtout  lors-» 
que  sa  cassure  devient  rajoauee  ; aussi  Widenmann  les 
a-t-il  réunies  toutes  deux. 

L’antimoine  gris  lamelleux  se  trouve  à Goldkrouach 
dans  la  principauté'  de  Bareith  , à Braunsdorf  en  Saxe  , à 
Stollberg  au  Hartz  , à Nagyag  en  Transilvanie.  Il  est  coni-m 
. munément  accompagné  des  deux  sous-espèces  suivantes  , 
d’aotimoine  rouge  et  presque  toujours  de  quartz. 


III»,  SOUS-ESFÈtE, 

stranliges  grau-spiesgt.as-eas. 

GRIS  RAYONNÉ, 

Antimonium  mincralisatum  griseurn  radiatum. 

Id . Emm.  T.  2 , p.  471-  — VVid,  p.  914.  — Lcnz  , 
T.  2 , p.  25q.  — W.  P.  T.  1 , j).  198.  — Minera  anli- 
pionii  striata,  Wall.  T.  2 , p.  196. — Stiiatcd suif  buraled 
witimony , Kir yr.  T,  2,’p,  249. 


» 
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Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  la  même  que  celle  des  sous-espèces 
précédentes,  du  moins  dans  la  cassure  ; mais  sa  sur- 
làce  est  souvent  d’une  couleur  bleu  d'azur,  ou  irisée, 
ou  d'acier  trempé. 

On  le  trouve,  ou  en  masse,  ou  disséminé,  ou  très- 
souvent  cristallisé.  Ses  formes  sont  : 

a.  Des  cristaux  subulés  ou  aciculaires , souvent 
même  presque  capillaires. 

b . Le  prisme  à 6 faces , soit  parfait,  soit  terminé 
à son  extrémité  par  un  pointement  à 6 faces  placées 
sur  les  faces  latérales. 

c.  Le  prisme  à 4 faces  ob li quangle , terminé  par 
un  pointement  un  peu  aigu  à 4 faces,  placées  sur  les 
faces  latérales  ; les  bords  latéraux  obtus  sont  quel- 
quefois, ou  tronqués , ou  remplacés  par  un  biseau, 
ou  arrondis. 

Les  cristaux  b etc  varient  beaucoup  en  grandeur  : 
il  y a des  cristaux  grands  et  d’autres  très-petits  ; ils 
ne  sont  presque  jamais  isolés,  mais  au  contraire 
î-éunis  ordinairement,  ainsi  que  ceux  de  la  variété 
a en  grotippes  divergeas  , en  faisceaux  , quelquefois 
entrelacés. 

Leur  surface  est  striée  en  longueur,  et  commu- 
nément très-éclatante. 

A l’intérieur,  l’antimoine  gris  rayonné  est  tan- 
tôt très -éclatant,  tantôt  peu  éclatant ; c’est  un  éclat 
métallique. 


ANTIMOINE 

U&I9. 
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antimoine  Sa  cassure  est  toujours  rayonnée  à rayons  droits , 
tantôt  parallèles , tantôt  divergeas  en  étoiles  ou  en 
faisceaux  , tantôt  entrelacés.  Ces  rayons  sont  quel- 
quefois très-larges  (*)  ( la  cassure  devient  larnel- 
leuse  ),  souvent  aussi  très-petits  ( la  cassure  devient 
fibreuse  ). 

Ses  fragmens  sont  indéterminés,  à bords  peu  aigus. 

Il  se  présente  en  pièces  séparées , scapi f ormes  , 
minces , quelquefois  grenues. 

Il  est  tendre  ; — peu  aigre  et  presque  doux  ; — • 
facile  à casser  ; — pesant. 

Pes.  spe'c.  Bergmasn  , 4,200.  Hauy,  4,>^2  à 4,5i65. 

Parties  constituantes. 

' ^rmP-  09^  l^  aPr,;s  l’analyse  de  Bergmann  (**)■ 

Ses  caractères  chimiques  sont  les  mêmes  que  ceux 
de  la  première  sous-espèces. 

REMARQUES. 

L’antimoine  gris  rayonne'  est  la  mine  d’antimoine  la 
plus  commune  ; c’est  aussi  celle  qui  fait  l’objet  des  ex- 
ploitations pour  en  extraire  ce  nie'tal. 

On  en  trouve  en  Saxe  ( Braunsdorf,  Voigtsberg,  Rocli- 

(*)  C’est  ce  qu’on  a appelé'  antimoine  spc'cu/aire. 

(**)  Il  y a une  varie'te'  qui  est  argentifère  ; elle  se  trouve 
à Himmelfurst , près  Freyberg  en  Saxe  : on  l’a  nominc'e 
quelquefois  argent  gris  antimonial.  Il  y a aussi  en  Hongrie 
de  ï antimoine  gris  aurifère, 

I ■ ■ 
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lit 2 )■  en  Hongrie  ( Kremnitz  , Scliemnilz  , Felsobama 
Majurka  ) j en  France  ( le  Poitou  , 1 Auvergne  , Aile- 
mont  ) j en  Suabe  , en  Toscane  ( Pereta  ) ; en  Suède 
( Sahlberg  ) ; au  Hartz  ( Stollberg  ) ; eu  Angleterre  , en 
Espagne,  etc.  

C’est  de  Felsobania  en  Hongrie  et  de  l’Auvergne  que 
proviennent  les  plus  beaux  échantillons  cristallisés  j ils  se 
rencontrent  dans  les  filons  des  montagnes  primitives. 

C’est  le  quartz  qui  l’accompagne  le  plus  ordinaire- 
ment , ainsi  que  le  spath  fluor , le  spath  pesant,  le  thons- 
chiefer , la  pierre  calcaire  compacte  , les  pyrites  de  fer , 
l’ocre  d’antimoine,  etc. 


ASTIWaiKS 

CIUS. 


IVe.  SOUS -ESPECE. 


P ED  EA-EA  Z.  l’iSTIMOISI  E#  PLUMES. 

Antimoniuni  mineralisatum  griseum  plumosuni. 

ld.  Emm.  T.  2,  p.  474-  — Wid.  p.  916.  — Lenz , 
T.  2 , p.  260.  — W.  P.  T.  1 , p.  20Ï.  — Minera  anti- 
monii  plumas  a , Wall.  T.  2 , p.  197.  — PUimose  antimo- 
nial ore  , Kirw.  T.  2 , p.  25o. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  gris  d'acier  qui  passe  au  noir 
grisâtre,  au  gris  de  plomb  ou  au  gris  de  fumée.  11  a 
quelquefois  des  couleurs  superficielles  bleues,  brunes 
ou  bigarrées , comme  l’acier  trempé. 

On  le  trouve  communément  en  petits  cristaux 
capillaires , qui  sont  tellement  entrelacés , qu’ils  for- 
ment une  espèce  d’enveloppe  superficielle  sur  d’autres 
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minéraux;  quelquefois  ils  sont  si  serrés,  qu’ils  sem- 
blent former  une  seule  masse. 

Ces  grouppes  de  cristaux  capillaires  sont  peu 
éclatans  à l’extérieur,  et  seulement  brillans  à l’in- 
térieur; c’est  un  éclat  métallique. 

Sa  cassure  est fibreuse , à fibres  très-minces , entre- 
lacées. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  obtus. 

Il  est  très-tendre  ; — presque  friable  ; — aigre  ; 
médiocrement  pesant. 

Caractères  chimiques. 

Traité  au  chalumeau  , l’antimoine  en  plumes 
donne  une  fumée  blanchâtre  qui  colore  le  cliar- 
'bon.  Il  se  fond  ensuite  en  une  scorie  noire. 

Parties  constituantes. 

D'après  Bergmann  , l’antimoine  en  plumes  est 
un  sulfure  d’antimoine  mélangé  d’arsenic,  de  fer, 
et  accidentellement  d’un  peu  d’argent.  Aussi  l’a-t-on 
appelé  quelquefois  mine  d'argent  en  plumes,  silber- 
feder-erz  ou  argent  antimonial. 

Gissement  et  localités. 

L’antimoine  en  plumes  se  trouve  assez  fréquem- 
ment auprès  de  Freyberg  en  Saxe,  dans  les  liions 
qui  tiennent  du  weissgultigerz,  ainsi  qu’à  Brauns- 
dorf.  On  en  a trouvé  aussi  à Slollberg  au  Hartz,  à 


Digitized  by  Google 


GENRE  ANTIMOINE.  3*79 

Scliemnilz  ea  Hongrie.  Le  quartz,  le  braunspath,  antimoi»» 
le  spath  calcaire,  la  galène,  la  pyrite  de  fer,  la 
blende  noire,  l’accompagnent  ordinairement;  rare- 
ment aussi  le  weisserz.  En  générai  on  peut  dire  que 
c'est  une  substance  minérale  peu  commune. 


TROISIEME  ESPECE. 

ROTH-  SPIESGLAS  - EiiZ.  — L’ANTIMOINE 

nOUGE. 

ANTIMONIUM  MIN ERALISATUM  RUBRUM. 


IJ.  Etnm.  T.  2 , p.  477. — Wid.  p.  918.  — Leni, 
T.  2 , p.  261.  — W.  P.  p.  202.  — Minera  antimonii 
co/orata  , Wall.  T.  2 , p.  199.  — Bed  antimonial  ore  , 
Kirw.  T.  2 , p.  25o.  — Antimoine  rougeâtre , m ne'ralisé 
par  le  soufre  , Lam.  T.  i , p.  545.  — Antimoine  hydro- 
tujfuri  , Haüy  , T.  4 , p.  276 

Caractères  extérieurs.  1 

Sa  couleur  est  un  rouge  cerise  plus  ou  moins 
foncé , qui,  à l’extérieur,  paraît  brun,  rougeâtre  ou 
bleuâtre. 

O11  le  trouve  rarement  en  masse  ou  disséminé ; 
le  plus  souvent  il  est  en  cristaux  capillaires  grouppés 
en  faisceaux  ou  entrelacés. 

A l’extérieur  comme  à l’iutérieûr,  l'antimoine 
rouge  At  peu  éclatant  ; c’est  un  éclat  vitreux. 

Sa  cassure  est  fibreuse,  à Jibres  mincis , divergea - 
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les,  en  faisceaux;  elle  passe  quelquefois  à la  cas- 
sure rayonnée  à rayons  étroits. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  obtus, 
souvent  un  peu  esquilleux. 

II  est  très-tendre , presque  friable  ; — aigre  ; — 
facile  à casser  ; — médiocrement  pesant. 

Caractères  chimiques. 

L’antimoine  rouge  fond  au  chalumeau  très-fa- 
cilement, donne  une  faible  odeur  de  soufre,  et  se 
volatilise  peu  à peu  : il  dépose  une  poudre  blanche 
dans  l’acide  nitrique. 

Parties  constituantes. 

L’antimoine  rouge  est  regardé  comme  étant  de 
même  nature  que  le  kermès  minéral  artificiel , qui , 
d’après  le  citoyen  B^ertholet , est  un  oxide  d'anti- 
moine hidro-sulfurè  rouge.  Le  citoyen  Sage  l’avait  * 
appelé  kermès  minéral  natif.  Il  serait  donc  composé 
d’oxide  d’antimoine  , de  soufre  et  d’iîydrogène.  Il 
serait  bien  à desirer  que  cette  substance  fût  plus 
commune  , et  que  les  chimistes  pussent  nous  en 
donner  une  analyse  plus  exacte. 

Localités. 

On  l’a  trouvé  à Braunsdorf  en  Saxe,  à Malaska 
et  Kremuilz  en  Hongrie,  à Allemont  en  Fiança. 
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11  accompagne  ordinairement  l’antimoine  gris , 
quelquefois  l’antimoine  natif  ( Allemont  ) ou  l’an- 
timoine blanc  ( Braunsdorf  ). 

QUATRIEME  ESPECE. 

WEISS  - SPIESGLAS  -ER'.  — ANTIMOINE 

BLANC. 

ANTIMONIUM  MINERALISATUM  ALBVM. 

Id.  Emm.  T.  2,  p.  480. — Wid.  p.  920. — Lenz, 
T.  2 , p.  263.  — W.  P.  T.  2 , p.  2o5.  — Murialed  anti- 
mony,  Kirw.  T.  2 , p.  i5i . — Muriate  d’antimoine  , D.  B. 
T.  2,p.  147» — Antimoine  muriatique , Lam.  T.  i,p.  348. 
— Antimoine  oxydé , Haiiy  , T.  4 > p*  375. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  varie  du  blanc  de  neige  au  blanc  Jaw-> 
nâlre,  au  grisâtre  et  jusqu’au  gris  de  cendre. 

On  le  trouve  très-rarement  en  masse,  souvent 
superficiel  ( en  fibres  divergentes  en  étoiles  ) , souvent 
aussi  cristallisé  en  tables  à 4 faces  rectangulaires , 
tantôt  minces  et  alongées , tantôt  plus  épaisses,  et 
passant  à la  forme  du  cube  ou  du  prisme  à 4 faces. 

Les  cristaux  sont  petits  ou  très-petits , souvent 
réûnis  par  leurs  faces  latérales  en  forme  de  gerbes. 

Les  cristaux  sont  lisses,  striés  en  longueur  et 
trcs-èclatans. 


ASTIMOIMB 

BOUCS, 
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ahtimoixb  A l’intérieur , l'antimoine  blanc  est  éclatant  i 
ulasc.  c>eal  un  éela.t  entre  V éclat  du  diamant  et  Y éclat 

nacré.  . , 

Sa  cassure  est  lamelleuse , à lames  droites . 

Ses  fragmena  sont  indéterminés  , à bords  peu 
aigus. 

Les  cristaux  sont  plus  ou  moins  translucides. 

Il  est  tendre,  passant  au  très-tendre  ; — • aigre  j 
• — facile  <1  casser  ; —-pesant. 

Caractères  chimiques. 

Traité  au  chalumeau,  l’antimoine  blanc  en  cris- 
taux pétille  et  éclate  ( ce  qui  n’a  cri  ve  pas  Lorsqu'on 
l’a  d’abord  pulvérisé  ) ; il  fond  ensuite  très-facile- 
ment, donne  une  fumée  blanche  qui  blanchit  le 
support  de  charbon, -et  se  volatilise  peu  à peu  en- 
tièrement en  continuant  le  feu.  11  est  fusible  à la 
flamme  d'une  bougie. 

RBMjtRQÜE  S.  I 

L’antimoine  blanc  est  une  substance  minérale  fort  rare. 
C’est  principalement  à Przibram  en  Bohême  qu’il  a été 
trouvé } il  est  en  tables  quadrangulaires  , éclatantes  , 
réunies  en  faisceaux  sur  de  la  galène.  On  en  a cité  aussi 
à Braunsdorf  en  Saxe  , à Malaska  en  Hongrie  ; enfin  ou  a 
rapporté  aussi  à cette  espèce  un  antimoine  blanc  trouvé 
avec  de  l’antimoine  natif.,  sur  la  montagne  des  Chalan- 
ches  près  d’AUemont  en  Dauphiné  , décrit  par  Mougcz 
dans  le  Journal  de  Physique  ( , t.  2 , p.  67  ).  Ce  der- 

nier est  en  fibres  très-déliées  , réunies  en  faisceaux  di- 
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▼ergens  comme  la  zéolithe  rayonnée.  Les  minéralogistes 
français  et  allemands  indiquent  assez  généralement  ces 
quatre  localités  de  l’antimoine  blanc. 

Cependant  cette  re'union  de  la  substance  trouve'e  en 
Bohême  , avec  celle  du  Dauphine'  , n’est  point  du  tout 
conforme  aux  résultats  de  l’analyse  , Klaproth  ayant  re- 
connu la  première  pour  un  muriate  d’antimoine  , et  Vau- 
quelin  n’ayant  trouve’  dans  la  seconde  qu’un  oxide  d'an- 
timoine mélangé  d’un  peu  de  fer  et  de  silice  , sans  la 
moindre  trace  d’acide  muriatique.  Comme  on  ne  peut 
supposer  qu’il  y ait  eu  erreur  dans  ces  analyses  , relative- 
ment à la  pre'sence  de  l’acide  muriatique  , on  doit , je  pense, 
en  Conclure  que  l’on  doit  former  de  ces  mine'raux  deux 
espèces  diflërentes.  On  objectera  peut-être  qu’ils  ont 
beaucoup  de  rapports  dans  leurs  caractères  3 cela  est 
vrai  sans  doute  , mais  n’en  e'tait-ilpas  de  même  de  la  ze'o- 
lite  rayonne’e  et  de  la  ze'olite  lamelleuse  de  Werner  , que 
le  citoyen  Haüy  a distinguées  sous  les  noms  de  mésotype 
et  de  stiliite  ? ( Voyez  le  T.  1 , p.  307  et  3o8.  ) 


CINQUIEME  ESPECE.’ 

S PIES  GLAS  OKKER.  — L’OCRE  D’ANTIMOINE. 
ANTIMONIUM  OCHRACEUM. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  48a.  — Wid.  p.  ga3.  — M.  L. 
p.  534.  — Lenz , T.  2 , p.  264.  — Antimonial  ochre  , 
Kinv.  T.  2.  p.  ’xSi. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  jaune  de  paille,  passant  au 
jaune  ci'.ron  ou  au  gris  jaunâtre. 


ÀKTIMOtXI 

SLANG. 
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On  le  trouve  en.  masse , disséminé , et  en  couché 
superficielle  plus  ou  moins  épaisse  sur  de  l’anli- 
moine  gris. 

Il  est  mat. 

Sa  cassure  est  terreuse,  à grains  fins. 

Il  est  tendre,  souvent  très-tendre  et  même  fria- 
ble ; — doux  ; — pesant. 

■ • ; 

Caractères  chimiques. 

4 

L’ocre  d’antimoine  est  infusible  au  chalumeau  ; 
il  blanchit,  dégage  une  fumée  blanchâtre  qui  s’at- 
tache en  partie  au  support  de  charbon;  enfin  fil  se 
Volatilise,  mais  toujours  sans  se  fondre;  il  bouil- 
lonne avec  le  borax  , et  se  réduit  au  moins  en 
partie  à l'état  métallique. 

REMARQUES. 

Ce  n’est  que  <j^puis  quelques  années  qne  Werncr  a 
admis  dans  sa  mine'ralogie  cette  substance  ;*  elle  est  jus- 
qu’ici très-rare  : on  l’a  trouvée  à Braunsdorf  , près  de 
Freyberg  , et  en  Hongrie  ; elle  est  accompagnée  tou- 
jours d’antimoine  gris  et  quelquefois  d’antimoine  rouge. 

On  ne  l’a  point  encore  analysée. 


APPENDICE 
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, APPENDICE..  ,, 

. CrELB  SP  1ESGLASERZ.  —LA  MINE 
d'antimoine  jaune. 

J NT  I3IO  N IU  M MINERALISJTUIK  FLJVJJM'. 

IJ.  Emm.  T.  2 , p.  483.  — Wid.  p.  924 • — D.  B. 

T.  2 , p.  149.  — Lenz  , T.  2 , p.  26a.  — Kirvv.  x.  2 , \ 
p.  i>.52. 

Caractères  extérieurs.  Sa  couleur  est  un  jaune  de  cire , 

(fui  passe  quelquefois  au  blanc  jaunâtre  ou  au  jaune 
orange  ; elle  est  souvent  noirâtre  à ta  surface.  — On  ne 
l’a  encore  trouvée  jusqu’ici  que  cristallisée  , tantôt  en 
piismes  aciculaires , striés  en  longueur,  entrelacés  ; tantôt 
cri  tables  à quatre  faces.  — Elle  est  éclatante  à l’in  teneur 

* comme  à l'extérieur.  — Elle  est  tendre  : — douée  ; — < 

* ' 

flexible  y — pesante. 

Caractères  chimiques.  Au  chalumeau , la  mine  d’anti- 
moine jaune  se  fond  assez  facilement  en  une  scorie  noire  , 
grisâtre , friable,  qui  enveloppe  un  grain  d’antimoine  mé- 
tallique ; elle  ne  donne  point  de  fumée , ne  brûle  point 
et  ne  se  volatilise  point. 

Werner  n’a  pas  encore  admis  cette  espèce  dans  sa  mi- 
néralogie; et  en  effet , c’est  un  inine'ral  qui  n’est  connu 
que  d’après  ce  que  le  comte  de  Razumouski  et  Deboru 
en  ont  dit  Je  premier  l’a  découvert  dans  les  montagnes 
du  Fauciguy  , près  de  Servoz  eu  Savoie  ; il  croit  que  c’est 
un  phosphate  d’antimoine.  Deborn  au  contraire  le  regarde 
comme  un  muriate  d' antimoine  et  de  plombron  en  a trouvé 
aussi  à Malaska  en  Hongrie  ; il  accompagne  d’autres 
mines  d’anlimoine.  . 

Minéral,  êlérn.  Tom.  II.  B h 
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LE  GENRE  COBALT. 

- ’ - • i 

WEISSE  R SPEIîKOBOLT  (*).  — LE  COBALT-  * 

B h an  c. 

COBALTUM  MINERALISATUM  ALBUM. 

ld.1E.mm.  T.  a , p.  49^-  — Wid.  p.  928.  — Lenz, 

T.  2,  p.  271.  — W.  P.  T.  1 , 204.  — Minera  coba/ti 
sulphttrea , Wall.  T.  2 , p.  178.  ( Voyez  les  remarques  à 
la  fin  de  cette  espèce  , et  celles  qui  terminent  le  cobalt  écla- 
tant. ) 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  ( dans  une  cassure  fraîche  ) est  le 
blanc  d'étain;  mais  sa  surface  extérieure  est  corn-  • 
muuéinent  jaunâtre , bleuâtre , rougeâtre  ou  gri- 
sâtre , ou  bigarrée  comme  Y acier  trempé. 

On  le  trouve  en  masse,  disséminé,  ré  ni  for  ms 
et  rarement  cristallisé , en  petites  tables  à 4 faces, 
ou  en  petits  cristaux  mal  déterminés,  dont  la 
forme  paraît  être  le  cube  ou  Y octaèdre  (**). 


(*)  Ce  mot  signifie  proprement , cobalt  semblable  aa 
speis:  en  entend  par  speis , en  terme  de  fondeur,  une  fonte 
métallique  non  e’purée  et  cassante. 

(**)  C’est  d’après  Emmerlin  g que  j’ai  rapporte'  cette  cris- 
tallisation. Widenmann  n’indique  que  les  cristaux  en  tables, 
et  il  n’en  est  nullement  question  dans  le  muséum  de  Leske 
et  dans  le  catalogue  de  Pabsl. 
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À l'extérieur,  ils  sont  communément  peu  écla-  m*»s. 

tans;  à l’intérieur,  le  cobalt  blanc  est  éclatant; 
c’est  un  éclat  métallique. 

Sa  cassure  est  inégale,  à petits  grains  et  à grains 
fin  s. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  assez 
aigus. 

Lorsqu’il  est  en  masse,  il  se  présente  en  pièces 
séparées , grenues , à petits  grains  ou  à grains  fins. 

11  prend  de  Yèclat  par  la  raclure. 

11  est  dur  ; — aigre  ; — facile  à casser  ; — très- 
pesant, 

Caractères  chimiques. 

Le  cobalt  blanc  se  fond  au  chalumeau  très-faci- 
lement , en  dégageant  une  fumée  épaisse  et  une 
forte  odeur  arsenicale  5 il  donne  un  grain  métalli- 
que blanc;  il  colore  en  bleu  le  verre  de  borax. 

Gissement  et  localités. 

Le  cobalt  blanc  se  trouve  en  Norwége , en 
Suède  ( Tunaberg  );  en  Saxe  ( Annaberg  );  tn 
Souabe  et  eu  SU  rie , mais  en  petite  quantité,  et  il 
est  encore  fort  rare.  En  Saxe  et  en  Norwége,  il  se 
rencontre  dans  des  couches  de  glimmerscliiefcr, 
avec  du  colball  terreux  rouge,  da  quartz,  de  la 
hornblende,  des  pyrites,  etc. 

Remarques. 

Celte  espèce  n’rst  admise  que  depuis  quelques  année* 

Bb  a 
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cojult  blanc.  (jalls  Ja  nomenclatu re  minéralogique  de  Werner  : on  ne 
l’a  point  analysée , ainsi  on  ne  peut  prononcer  sur  sa  vé- 
ritable nature  : on  est  e'galement  embarrasse  pour  con- 
naître sous  quel  nom  elle  a été  indiquée  par  les  miné- 
ralogistes. Les  auteurs  allemands  s’accordent  assez  à y 
rapporter  la  mine  de  cobalt  sulfureuse  de  Cronstedt,  Wal- 
lerius  , Deborn  et  autres  j mais  il  faudrait  que  l’on  fût 
un  peu  plus  assuré  qu’on  a toujours  décrit  sous  ce  nom 
la  même  substance  : on  a aussi  rapporté  à cette  espèce 
le  prétendu  cobalt  natif. 

Le  cobalt  blanc  pourrait,  je  pense,  être  réuni  au  cobalt 
éclatant  : les  variations  qui  les  distinguent  étant  peu  im- 
- portantes  et  dues  peut-être  à quelque  mélange  acciden- 

tel, M.  K invau  en  a agi  ainsi  dans  sa  minéralogie  ( t.  2, 
p.  27^  ) , et  le  cobalt  gris  du  citoyen  Haüjf  comprend 
ces  deux  espèces.  ( Voyez  les  remarques  sur  le  cobalt 
éclatant.  ) 


SECONDE  ESPÈCE. 

GRAVER  SPEISKOBOLT.  — LE  COBALT  GIUS. 

COBALTUM  MIN  ER  A LIS  ATI!  M CHALYBEÜM. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  — Wid.  p.  g3o.  — Lenz , 
T.  2 , p.  267.  — Minera  cobalti  cinerea,  Wall. — Du/l 
grey  cobalt  ore  , Kinv.  T.  2 , p.  27 1 . ( Voyez  les  remarque» 
sur  l’espèce  suivante.  ) 

Caractères  extérieurs. 

% 

Sa  couleur  est  un  gris  d'acier  clair,  qui  passe 
quelquefois  au  blanc  d'étain j sa  surface  est  ordi- 
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n ai  rement  d’un  noir  grisâtre  ou  bigarrée  comme  C0BALT 
Y acier  trempé. 

On  le  trouve,  ou  en  masse , ou  disséminé , quel- 
quefois réniforme  ou  uviforme , très-rarement  en 
lames  miroitantes  (*). 

A l’intérieur,  le  cobalt  gris  est  très-brillant,  d’un 
éclat  métallique , mais  ce  n’est  que  dans  une  cassure 
fraîche. 

Sa  cassure  est  le  plus  souvent  unie , passant  quel- 
quefois à la  cassure  inégale  ou  très-rarement  à la 
cassure  conchoide. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  assez 
aigus. 

11  se  présente  quelquefois  en  pièces  séparées , 
grenues , à petits  grains  ou  à grains  fins. 

Il  prend  de  Y éclat  par  la  raclure. 

Il  est  demi-dur , passant  au  dur} — aigre;  — 
facile  à casser  ; — très-pesant. 

Caractères  chimiques. 

Traité  au  chalumeau  sans  addition,  il  donne 
une  fumée  et  une  odeur  arsenicale,  mais  sans  se 
fondre;  traité  avec  le  borax,  il  le  colore  en  bleu 
et  se  réduit  en  un  globule  métallique. 

Parties  constituantes. 

D’après  l’analyse  de  Klaprolh , il  est  composé  de  * 

(*)  Les  minéralogistes  allemands  n’indiquent  aucune  cris- 
tallisation. ( Voyez  l’espèce  suivante.  ) 
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co*alt  onu,  cohalt  , d’arsenic  et  de  fer  ; quelquefois  un  peu 
mélangé  de  nikel  et  d’argent. 

Gissement  et  localité g. 

Ou  trouve  le  cobalt  gris  en  Saxe  ( Schneeberg, 
Annnberg , Frcyberg,  Jobann-Georgen-Sladt  );  en 
Bohême  ( Joachjms-Thal  ) ; en  France  ( Allemout); 
en  Norwége,  en  Souabe  ( Wittichèn  ) ; en  Hongrie 
( Schmoclnitz  );  en  Stirie,  en  Angleterre,  etc. 

11  est  plus  rare  que  le  cobalt  éclatant,  dont  i^est 
• presque  toujours  accompagné,  et  avec  lequel  on 

le  confond  très-souvent.  Le  cobalt  rouge,  le  kup- 
fernikel,  l’ocre  de  nikel,  le  bismuth  natif,  se  trou- 
vent aussi  assez  ordinairement  dans  son  voisinage. 
Il  est  quelquefois  mélangé  de  mines  d’argent. 

11  donne,  lorsqu'il*  est  pur,  un  très-beau  smalt; 
aussi  est-il  quelquefois  un  objet  d’exploitation. 

( oyez  les  remarques  à la  fin  de  l’espèce  sui- 
vante. ) 


TROISIEME  ESPECE. 

GTANZ  ROBOTS.  — LE  COIULT  ECLATANT, 

COBALTVM  MIRERA IASATUM  NITÿtDITM. 

ld.  Eitmi,  T.  2,  p.  — Wid.  p.  926.  — Lenz, 

T.  2,  p.  289.  — W.  P. T.  1 , p.  204.  — Minera  cobalt i 
tcfsu/aris,  Wall.  T.  2 , p.  lyfi.  — Minera  cobritfi  cristal- 
lisa! a , tb.  T.  2 , p.  179.  — Bright  tvhite  cohall  ore , Kirw, 
T.  2 , p.  273.  ( Voyez  les  remarques.  ) 
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Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  ( dans  une  cassure  fraîche  ) est  le  blanc 
d'étain,  mais  à sa  surface  il  est  communément  gri- 
sâtre, ou  jaunâtre , ou  quelquefois  bigarré. 

On  le  trouve  en  masse , disséminé , superficiel , 
réni forme , uvi forme , globuleux  , tricoté,  en  lames 
miroitantes , carié  ou  enfin  cristallisé. 

Ses  formes  sont  : 

a.  Le  cube  parfait  à faces  plates  ou  convexes.  > 

b.  Ceciibe  tronqué  sur  tous  ses  angles;  es  qui forme 

le  passage  du  cube  à i octaèdre.  Les  bords  sont  aussi 
quelquefois  tronqués.  ' < ' •. 

c.  \J octaèdre  ayant  ses  angles  tronqués  (f). 

- ’ ' * ^ " ' ' " ' " ' 1 I ‘ ' ‘T 

(*)  Ot)  peut  ajouter  aussi  les  variétés  suivantes  , d’après 
le  citoyen  Haüy , tonte  4 , pages  207  et  20S. 

d.  Le  dodécaèdre  à faces  pentagonales. 

e.  I.e  dodécaèdre , ayant  six  bords  de  jointures  entre  les 
pentagones  tronqués.  Ce  sont  les  faces  du  cube. 

f.  V icosaèdre.  ( Voyez  la  figure  1 dç  la  planche  du  pre- 
mier volume.  ) 

g.  L icosaèdre  , ayant  six  bords  de  jointures  entre  tes 
triangles  tronqués.  Ce  sont  les  mêmes  troncatures  que  dans 
1»  variété  e ci-dessus. 

h.  L’octaèdre,  terminé  par  une  ligne.  Cette  ligne  termi- 
nale est  tronquée. 

J’ai  supprime'  la  4e.  variété  décrite  par  Emmerling  , qui 
est  un  prisme  à fifaces , terminé  par  un  pointernentà  4 faces; 
probablement  il  y aura  eu  quelqu’erreur  dans  la  manière  de 
considérer  ce.ciistal. 


COBAI.T 

i;LAIAM. 
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ronATT  Les  cristaux  sont  de  nïovenne grandeur,  on  petite- 

ECLATANT.  # 

quelquefois très-petits. 

Leur  surface  est  rorurrinnément  lisse  et  Iria-ccla- 
tante , rare, ment  un  peu  drusique  ('). 

A l'intérieur,  il  est  éclatant  ou  peu  éclatant ; 
c’est  un  éclat  métallique. 

Sa  cassure  est  communément  inégale,  à petits 
grains  ou  à grains  fins  ; dans  quelques  variétés,  elle 
est  rayonnés  ou  fibreuse , à fibres  divergentes-,  en 
étoiles  ou  en  faisceaux.  .*!  . 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  peu  aigus'. 

Lorsqu'il  est  en  masse,  11  se  présente  en  pièce » 
séparées  grenues  , ou  quelquefois  en  pièces  séparées- 
iestacées  courbes,  ou  rarement  plates  en  zigzag. 

Il  est  dur,  passant  au  demi-dur  ; — il  est  aigre  ? 

< ( ^ et  4 

— facile  a casser  ; — Ires-pesant . 

Caractères  chimiques. 

Traité  au  chalumeau,  le  cobalt  éclatant  brille- 
d’abord  avec  une  petite  flamme  blanche,  dégage 
ensuite  une  T&pPUt'  blanchâtre,  qui  aune  très-forte 
odeur  d'ail  t il  noircit,  devient  aUirabl» à l'aimant  y 
et  est  presque  infusible ; traité  avec  le  borax,  il  le 
colore  en  bleu. 


(*)  Il  y a des  stries  dans  trois  sens  differens  sur  les  6 faces- 
des  cubes  ou  leurs  analogues  dans  les  antre  cristaux. 
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Le  colbalt  éclatant  cristallisé  de  Tunaberg  est 


composé  : 

D'après  Klaproth  , 

r 

D’après  Tassaert, 

( T.  7.,  p.5o2  et  507.) 
(Inlialf.  t t f 

44 

55.5 

( Ann.  de  Chim.  n°.  82.  ) 

56.66 

Arsenic  . . .t . . . 

Snnfi’fi,  1 1 r t t . . t 

0.5 

0 

Fer . 

5,66 

Ferle  

'2.18 

100  100 

Usages. 

C’est  cette  espèce  de  mine  de  cobalt  qui  est  ex- 
ploitée le  plus  ordinairement,  pour  l’employer  dan» 
la  fabrication  de  la  belle  couleur  bleue,  connue  sous 
le  nom  de  smalt,  dont  on  fait  tant  d'usage  dans  les 
manufactures  de  porcelaine  et  dans  les  verreries, 
ainsi  que  dans  la  peinture  : c’est  un  oxide  de  cobalt, 
mêlé  par  la  fusion  avec  une  matière  vitriGable. 

Les  autres  espèces  de  mines  de  cobalt  sont  aussi 
quelquefois  exploitées  pour  le  même  usage.  Jus- 
qu'ici on  n'a  point  encore  employé  le  cobalt  à l’état 
métallique, 

Gissement  et  localité s: 

Le  cobalt  éclatant  est  la  plus  commune  de  tou- 
tes les  mines  de  cobalt;  elle  est  presque  toujours 
accompagnée  de  kupferuikel,  d'ocre  de  uikel,de 
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«Douait  cobalt  terreux  rouge  et  autres  mines  de  cobalt  ; 

àc  LATA  HT. 

quelquefois  aussi  d’argent  vitreux,  d’argent  î-ouge 
et  d'urgent  natif,  de  pyrites  arsenicales  et  cuivreu- 
ses, d’arsenic  natif,  etc. 

On  en  trouve  en  Bohême  ( Joachims-Thal  );  en 
Saxe  ( Annaberg,  Murienberg , Freyberg):  eVi  Si- 
lésie; en  Angleterre  ( le  Cornouailles);  au  Hartz 
( Andreasberg  );  dans  la  Hesse  ( Kiechelpdorf,  $i- 
ber)  ; en  Suède  (Tunaberg)  ; e«  Suabe  ( Witticben); 
en  Norwége  ( Modum);  en  Slirie,  eu  Espagne,  en 
Thuringe,  etc.  En  Silésie,  en  Suède  et  ailleurs,  le 
Cobalt  éclatant  se  rencontre  dans  des  couches  de 
montagnes  primitives.  Dans  la  Hesse,  le  Mansfeld 
et  la  Thuringe,  il  est  en  filons  dans  des  montagnes 
secondaires.  ^ 

R E M A RQU  E S. 

Il  a déjà. etc  dit  à la  fin  de  la  première  espèce , com- 
- bien  d est  difficile  do  citer  avec  certitude  les  minéralo- 
gistes qui  en  «ul  parlé.  On. est  également  end'acrasé  pour 
déterminer  esaetement  la  synonymie  du  cobalt  gris  et  du 
cobalt  éclatant. 

J’ai  cité  , d’après  les  auteurs  allemands  ,*dbs  synonymie* 
de  Watlcrius  ; mais  je  suis  persuadé  que  toutes  les  va- 
riétés de  chacune  de  ces  espèces  ne  se  rapportent  pas  aux. 
mêmes  espèces  dp  WemP.r.  — M.  Kirwan  a suivi  la  di- 
vision de  Knrstcn  , dans  le  muséum  de  Leske.  — Rome 
Delisle  a décrit  ( t.  3 ",  p.  1 *5  ) une  mine  de  cobalt  arseni - 
cale  , qui  pourrait  être  rapportée  au  cobalt  gris  de  Wer- 
ner  , en  observant  cependant  qu’il  indique  des  cristaux 
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cubiques , tandis  qu’on  u’a  point  cite  dérobait  gris  cris-  cubait 
tallise.  — La  m ne  de  «oh ad  arsenicosul/ureuse  du  même 
( t.  3 , p.  129)  correspond  au  cobalt  éclatant.  — Le  co- 
ha/t  arsenical  et  le  cobalt  blanc  de  Deboru  ( t.  2 , p.  176 
et  180  ) sont  les  mêmes  espèces  que  celles  de  Rome' 

Delisle  , cite'es  ci  - dessus.  — Le  citoyen  Lametherie 
( t.  1 , p.  373  ) a tout  réuni  sous  une  seule  espèce.  — 

Enfin  , le  citoyen  Haüy  a forme'  deux  espèces  , i°.  le  co- 
fat//  arsenical  ( t.  4 > p-  200  ) ; c’est  le  cobalt  gris  de  Wer- 
ner  , en  observant  qu’il  y a des  varie’le’s  cristallise'es  qui 
se  rapportent  au  cobalt  éclatant  ( 2.“.  le  cobait^ris  , qui  est 
Je  cobalt  e'elataut  de^Werncr. 

Ces  differentes  manières  dont  les  minéralogistes  ojit 
partagé  ces  deux  espèces  , prouvent  qu’elles  ont  de  grands 
rapports.  Cependant  le  citoyen  Haüy  ( t.  4 , p.  206  et 
209  ) a fixé  des  distinctions  assez  essentielles  entre  son 
cnba/1  arsenical  et  son  cobalt  gris.  — Ce  dernier  a une  cas- 
sure lamelle  use  : la  furme  de  se&  cristaux  ue  s'écarta  point 
du  cube  et  de  l’octaèdre  j sa  pesanteur  spécifique  est  ,de 
7.7207.  — Le  cobalt  arsenical  au  contraire  a une  cassure 
greque  : la  forme  de  ses  cristaux  dérive  , il  est  vrai  , éga- 
lement du  cube  et  de  l’octaèdre  , mais  elle  en  prend  dif- 
férentes modifications  ( dodécaèdre  pentagonal , icosaè- 
dre , etc.  ) et  précisément  les  mêmes  que  la  pyrite  mar- 
tiale : on  y retrouve  les  mêmes  stries  sur  les  faces  du 
cube  ; sa  pesanteur  spécifique  varie  eutre  6.3291  et 
6 4 3og. 

Le  citoyen  Haüy  conclut  de  ce  rapprochement,  et  sur- 
tout de  l’analyse  du  cobalt  cristallisé  de  Tunaberg  par 
Tassaert , qui  y a reconnu  environ  de  soufre  et  r*?  de 
fer  y qu’it  serait  possible  que  la  présence  du  fer  sulfuré 
ait  imprimé  à celte-  mi«e  de  eebalt  ( qui  est  sou  cobalt 
gris  ) le  caractère  de  cristallisation  de  la  pyrite  martiale. 
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Cependant , d’un  autre  côte’ , Klaproth  n’a  trouve’  dans  Te* 
cristaux  cobaltiques  de  Tunaberg  , que  jfj  de  soufre  et 
point  de  fer  ; ce  qui  semble  contradictoire.  (?) 

On  ne  peut  que  de’sirer , avec  le  citoyen  Haüy  , que  de 
nouvelles  analyses  e’claircissent  ces  difficultés  , et  qu’elles 
nous  apprennent  jusqu’à  quel  point  les  trois  espèces  de 
mines  de  cobalt  qui  viennent  d'être  de’crites  , sont  chi- 
miquement differentes  , essentiellement  ou  accidentelle- 
ment. * 

Dans  quelques  tableaux  de  classification  , on  trouve 
ces  trois  espèces  réunies  par  une  accolade  , pre’ce’de’e  de 
ces  mots  : sippschqff  des  apeiskohoU,JdtniUr  du  speiskobolty  ' 
ce  qui  prouve  qu’on  a toujours  reconnu  entr’elles  une 
grande  ressemblance.  Il  n’est  peut-être  pas  impossible 
que  l’analyse  chimique  rende  quelque  jour  telle  réunion 
plus  nécessaire  et  plus  étroite. .,.(??} 


QUATRIEME  ESPECE. 

SCmVARZER  ERDKOBOLT.  — LE  COBALT 

TERREUX  NOIR. 

COBALTUM.  OCURACEUM  NIGRUM. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  498-  — Wid.  p.  9^2.  — Lenrr 
T.  2 , p.  272.  — Black  cobalt  ochre  , Kirw.  T.  2,  p.  275. 
Oxide  de  cobalt  noir , D.  B.  T.  2 , p.  190. — Cobalt  oxidé 
noir,  Haüy,  T.  4>  p-  2r4- 

Werner  partage  cette  espece  en  quatre  sous-espece», 
ainsi  qu’il  suit  : 
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Ire.  SOUS-ESPECE. 

ECHPV  ARZER  KQROLT-MUT.M . LE  COBALT  TERREUX 

]VOm  FRIABLE. 

Coba/tum  ochraceum  nigrum  Jriabile. 

Id.  Emm.  T.  2,  p.  498.  — Lenz , T.  2 , p.  272.  — 
W.  P.  T.  1 , p.  2o5. — Zerreiblicher  îcbtvarzer  erdko- 
bolt , Wid.  p.g53.  — Ochra  cobalti  nigra , Wall.  T.  2, 
p.  i85.  „ 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  noir  brunâtre , rarement  le  noir 
bleuâtre  ou  grisâtre. 

Il  est  composé  de  parties  pulvérulentes , un  peu 
grossières , plus  ou  moins  agglutinées. 

Il  est  un  peu  tachant  ; — il  prend  de  l'éclat  par 
la  raclure  ; — il  est  maigre  au  loucher  ; — léger. 

( V oyez  pour  tout  le  reste,  à la  fin  de  la  deuxième 
sous-espèce.  ) 

II*.  SOUS-ESPÈCE. 

FKRH  ÆRTETSR  SCHWARZER  ERDKOBOLT. 

LE  COBALT  TERREUX  NOIR  ENDURCI. 

Cobaltum  ochiaceuirt  nigrum  induratum. 

• Id.  Emm.  T.  2 , p.  499-  — Wid.  p.  g33.  — Lenz  , 
T.  2 , p.  273.  — Minera  cobalti  scorijbrmis  , Wall.  T.  2 , 
p.  180. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  communément  le  noir  bleuâtre. 


COBALT 

TECIItK 

SOI  O. 
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cobat.t  quelquefois  grisâtre  ou  brunâtre  ( le  brun  provient 

«■JERRKUX  110 

hoir,  d’un  mélange  d’ocre  de  fer  ). 

On  le  trouve  en  masse,  disséminé  ou  superficiel , 
■quelquefois  uviforme,  réniforme,  veiné  ou- carié,  ou 
enfin  portant  des  empreintes  de  cristaux  de  quartz. 

A l’intérieur,  il  est  mat  ou  très-peu  brillant  ; c’est 
un  éclat  ordinaire ; sa  cassure  est  terreuse , à grain 
fin  ou  un  peu  conchoïde. 

Ses  fragmeus  sont  indéterminés , à bords  obtus. 

Il  est  rarement  composé  de  pièces  séparées  ; elles 
sont  testacées,  minces,  courbes,  parallèles  à la  sur- 
face extérieure. 

Il  prend  de  l'éclat  par  la  raclure  ; c’est  un  éclat 
gras. 

Il  est  tendre,  quelquefois  très-tendre , quelque- 
fois aussi  demi-dur  ; — il  est  un  peu  aigre  ; — très- 
facile  n casser  ; — médiocrement  pesant. 

Pes.  spec.  Gellert  , 2,019  à 2,425. 

Caractères  chimiques. 

Le  cobalt  terreux  noir,  traité  au  chalumeau, 
donne  une  faible  odeur  arsenicale , et  ne  se  fond 
pas  sans  addition  : on  le  réduit  en  partie  avec  le 
verre  de  borax  qu'il  colore  en  bleu. 

Parties  constituantes. 

On  n’a  pas  encore  fait  d’analyse  exacte  du  colbalt 
noir:  on  croit  assez  généralement  qu’ihesL  composé 
d'oxide  de  cobalt,  de  fer  et  dWsenic.  . 
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Les  deux  sous-espèces  de  cobalt  terreux  noir  se 
trouvent  toujours  ensemble;  la  seconde  néanmoins 
est  beaucoup  plus  rare  que  la  première  : elles  sont 
ordinairement  accompagnées  des  espèces  suivantes, 
de  quelques  mines  d’argent,  de  plusieurs  mines  de 
cuivre,  d’ocre  de  fer,  etc. 

On  en  trouve  en  Saxe  ( Scbneeberg,  Kamsdorf  ), 
en  Thuringe  ( Saalfeld  ),  en  Souabe  (Wittichen), 
dans  la  Messe,  le  Palatinat,  le  Salzbourg,  le  Ti« 
xol,  etc. 

Remarque,  s. 

t 

Le  schlackenkobolt  est  une  varie’te'  de  cobalt  terreux 
noir  endurci  , à cassure  conchoide  : le  cobalt  gris  re- 
çoit aussi  quelquefois  cette  dénomination. 

Le  kiirrekobolt  est  un  quartz  ou  un  hornstein  coloré 
par  un  mélange  de  cobalt  terreux  noir  friable  : un  spath 
pesant , ainsi  mélangé  , a reçu  en  qdelques  endroits  ce 
nom  de  spicgelkobolt. 

Le  cobalt  merde  cfoie  est  la  même  chose  que  la  mine 
d’argent  désignée  sous  ce  nom  , et  décrite  à la  suite  du 
genre  argent.  (P'oyez  p.  i56.  ) 

On  a appelé  sandknbolt  ou  koholtsanderz  , ou  co' ait 
sablonneux  , un  sable  mélangé  de  quelques  parties  de, 
mine  de  cobalt. 
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CINQUIEME  ESPECE. 

BRAUSER  ERDKOBOLT.  — LE  COBALT 

TERREUX  BRUX. 

COBALTUM  OCHRACEUM  BRURUM. 

TJ.  Emm.  T.  2 , p.  5oô.  — Wid.  p.  g55 Lenz  , 

T.  2,  p.  274.  — W.  P.  T.  1 , p.  2o5. 

» • * _ 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  brun  de  foie  clair  ou  foncé,  qui 
passe  quelquefois  au  gris  ou  au  jaune,  ou  même  au 
noir ; ce  qui  rentre  dans  l’espèce  précédente. 

On  le  trouve  ou  en  masse  ou  disséminé. 

11  est  toujours  mat. 

Sa  cassure  est  toujours  terreuse , à grains  fins. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  obtus; 
il  prend  un  éclat  gras  par  la  raclure. 

11  est  très-tendre , presque  friable  ; — il  est  doux 
■ou  du  moins  peu  aigre  ; — très-facile  à casser  ; — 
médiocrement  pesant,  presque  léger. 

/ REMARQUES. 

Le  cobalt  terreux  brun  parait  former  le  passage  de 
l’espèce  précédente  à celles  qui  suivent  ; elles  sont  liées 
l’une  à l’autre  par  des  transitions  successives. 

On  croit  qu’il  est  composé  d’oxide  de  cobalt  et  de 
fer. 

O11  en  trouve  en  assez  grande  quantité  à Saalfcld  en 

Thuringe  , 
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Thuringe  , à Kamsdorf  en  Saxe  , dans  des  filons  de  mon- 
tagnes stratiformes  , à Alpirspach  dans  le  Wirtemberg, 
dans  des  montagnes  primitives;  il  est  accompagne'  d’au- 
tres espèces  de  cobalt  terreux , sur-tout  du  rouge  et  du 


COB A T* 
TBRIU.UJC 
S3H.UK. 


noir. 


SIXIEME  ESPECE. 

GELBER  ERDKOBOLT.  — LE  COBALT 

TERREUX  JAUNE. 

CORALTUM  OCHRACEUM  FLAVUM. 

Id.  Emm.  T.  2,  p.  5o4-  — Wid.  p.  g36.  — LenE  , 
T.  i , p.  275.  — Oc/ira  cobdlti  lu/ea  et  alba,  Wall.  T.  2, 
p.  i83.  — Yellow  cobalt  ochre  , Kirw.  T.  2.  p.  277. 

Caractères  extérieurs . 

Sa  couleur  est  un  jaune  de  paille  sale ; elle  passe 
souvent  au  gris  jaunâtre  ou  au  blanc  jaunâtre  (*). 

On  le  trouve  le  plus  souvent  en  masse  ou  dissé- 
miné, ou  à la  surface  d’autres  minéraux;  il  est  quel- 
quefois carié  ou  fendillé. 

A l’intérieur,  il  est  mal. 

Sa  cassure  est  terreuse , à grains  fins. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  obtus. 

Il  prend  un  éclat  gras  par  la  raclure. 

Il  est  très-tendre,  passant  au  friable  ; — un  peu 


(*)  C’est  ce  qu’on  a appelé'  cobalt  blanc. 
Minéral,  élérn.  Tome  II.  C e 
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cobai-t  doux  ; — très-facile  à casser  ; — médiocrement  pe- 

TLIlRtUX  J 

iau.nï.  sant , presque  léger. 

Caractères  chimiques. 

Le  cobalt  terreux  jaune,  traité  au  chalumeau, 
donne  une  faible  odeur  arsenicale;  il  est  infusible, 
sans  addition  ; il  colore  fortement  le  borax  en  bleu. 

REMARQUE  S. 

Cette  mine  de  cobalt  est  uue  des  plus  rares;  c’est  une 
de  celles  (jui  fournissent  le  plus  beau  smalt  : malheureu- 
sement elle  est  presque  toujours  mélangée  d’autres  subs- 
tances, sur-tout  avec  l’espèce  suivante  et  les  autres  co- 
balts  terreux.  L’ocre  de  nikel  , l’azur  de  cuivre  et  le  vert 
de  cuivre  ferrugineux  l’accompagnent  aussi  quelquefois. 

On  la  regarde  comme  un  oxide  de  cobalt  : on  l’a 
trouve'e  à Saalfeld  en  Thuringe , à Alpirspacb  dans  le 
Wirtemberg,  à Allemont  en  Dauphiné. 

Le  cobalt  ver/  , indiqué  par  quélqnes  minéralogistes, 
est.  un  mélange  de  vert  de  cuivre  ou  d’ocre  de  nikel , avec 
un  peu  d’oxide  de  cobalt. 
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SEPTIEME  ESPECE.' 

ROTH  ER  ERDKOBOET.  — LE  COBALT' 

TERREUX  ROUGE.  , 

COBAT.TUM  OC  HR  AC  EU  M RU  B RU  M. 

'■  J feV  ’ 

Td.  Emm.  T.  2 , p.  5o6.  Wid.  p.  cp8.  — l^nz  y 
T.  a , p.  476.  — F/ns  cobalt!  , Wall.  T.  2.  — Red]coball 
ore  , Kinv.  T.  2 , p.  278.  — Oxide  de  cobalt  rouge  > D.  B. 

T.  2 , p.  i85.  — Fleurs  de  cobalt , R.  D.  L.  T.  5 , p.  145. 

— — Cobalt  arseniatr  ou  ors,  niate  de  cobalt , Lam.  T.  1 , 
p.  570.  — Cobalt  arseniaté Haüy  , T.  4 » p. 

Werner  partage  cette  espèce  en  deux  sous-cspcces  , 
ainsi  qu’il  suit  : 

” « 1 ■ 

Ire.  SOUS-ESPECE. 

MOBOLTBLUTUB.  FLEURS  DE  COBALT  OU  COBALT* 

TERREUX  RAYONNÉ  ROUGE. 

, Coballum  ochraceum  rubrum  radiation. 

TJ.  Emm.  T.  2 , p.  5oy.  — Wid.  p.  g5g.  — Leni  , 
ï.  a,  p.  277.  — W.  P.  T.  1 , p.  206. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  ordinaire  est  un  rouge  fleur  de  pécher, 
passant  quelquefois  au.  rouge  cramoisi  ou  au  rouge 
gorge  de  pigeon.  Lorsqu’il  a été  long-tems  exposé  à 

Ce  a 
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l’air,  sa  couleur  passe  d’abord  au  brun , puis  au  gris, 

puis  au  blanc. 

On  le  trouve  rarement  en  masse  ou  disséminé , 
très-rarement  uvi forme  ou  réniforme , le  plus  sou- 
vent superficiel  et  en  petites  druses  de  cristaux,  dont 
les  formes  sont  : 

a.  Des  tables  à 4 faces  rectangulaires, portant  un 
biseau  sur  leurs  faces  terminales. 

b . De petits prismes  à 4 faces, parfaits,  aciculaires. 

c.  De  petites  pyramides  à 6 faces  doubles  , assez 
aiguës:  2 des  faces  latérales  sont  constamment  plus 
petites  que  les  4 autres  qui  se  réunissent  2 à 2 sous 
un  angle  très-obtus  (*). 

Les  cristaux  sont  toujours  petits  ou  très-petits , 
rarement  déterminables  en  ce  qu’ils  sont  toujours 
réunis  étroitement  en  faisceaux  ou  en  grouppes  glo- 
buleux. 

La  surface  extérieure  des  cristaux  est  lisse  et  écla- 
tante, quelquefois  très-éclatante. 

A l’intérieur,  il  varie  du  peu  éclatant  au  brillant. 

Sa  cassure  est  communément  rayonnée , à rayons 
droits,  divergens , en  étoiles  ou  en  faisceaux  ; elle 

(*)  Les  deux  premières  formes  indiquées  plus  haut  se 
trouvent  dans  le  muséum  de  Leske ; ^troisième  u’cst  citée 
que  d’après  EmmerlingetWidenmaun.Werncrn’cn  indique 
aucune  dans  le  catalogue  dePabst. — RoméDelisle  a aussi 
indiqué  des  prismes  tétraèdres  à sommets  dièdres  ou  tétraè- 
dres ; ce  qui  peut  très-bien  rentrer  dans  la  forme  a. 
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passe  très-souvent  à la  cassure  fibreuse:  la  cassure  C0BA,-T 
des  cristaux  est  lamelleuse.  hobgb. 

Ses  fragmens  sont  tantôt  indéterminés , tantôt 
esquilleux  on  cunéiformes. 

Il  est  rarement  composé  de  pièces  séparées;  elles 
sont  grenues , « gros  grains  ou  à petits  grains". 

11  est  translucide  ; les  cristaux  sont  quelquefois 
presque  demi-diaphanes. 

*11  est  tendre,  passant  au  très-tendre  ; — aigre  ; 

— facile  « casser  ; — médiocrement  pesant. 

• . 

Caractères  chimiques. 

Traité  au  chalumeau,  il  devient  d’un  gris  noirâ- 
tre, donne  une  très-faible  odeur  arsenicale  presque 
sans  furnée;  il  est  infusiblc  sans  addition;  il  donne 
au  borax  une  très-belle  couleur  bleue. 

Gissement  et  localités. 

On  en  trouve  à Schneeberg  et  Annaberg  en  Saxe, 
à Saalfeld  en  Thuringe,  à Riechelsdorf  dans  la 
Hesse,  à Wiltichen  et  Alpirspacli  en  Souabe,  etc. 

( Voyez  la  sous-espèce  suivante.  ) i eî 


I I'.  SOUS  * E S P E C E. 

XO  B O CT  JB  E S C Jl  T.A  G.  LE  COBALT  TERREU* 

> ' ' ROUGE  PULVÉRULENT. 

Colaltnm  ochrneeum  rubruth  , terrosvm. 

H.  Emm.  T.  a,  p.  5oq.  -^‘••'Wid.  p.  g38.  -^-Lenr, 

•T.  a , p.  276 * ...»  • 
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MÉTAUX. 

COBALT  > • 

tkwuci  Caractères  extérieurs. 

ROUGE. 

Sa  couleur  est  un  rouge  fleur  de  pécher,  qui  passe 
au  rouge  de  rose  ou  au  blanc  rougeâtre. 

Gu  le  trouve  communément  en  couche  superfi- 
cielle très-miuce , quelquefois  disséminé , très-rare- 
ment en  masse  ou  en  petits  morceaux  uviformes. 

11  est  mal  ou  très-peu  brillant  ; sa  cassure  est  ter- 
reuse', àgrciins  fins. 

Ses  frugmens  sont  indéterminés , à bords  très- 
obtus. 

Il  prend  un  peu  d'éclat  par  la  i-aclure. 

- Il  est  très-tendre,  passant  au  friable  ; — il  est 
doux  ; — très-facile  à casser  ; — léger. 

ntixét  ! . : . • ■ ■ 

Caractères  chimiques. 

Il  se  comporte  au  chalumeau,  comme  la  sous- 
êspèce  précédente. 

Cissement  et  localités. 

• ‘ 'I  • . - 

On  le  trouve  en  Bohême  ( Joochims-Thal  ),  en 
Saxe  (Schneeberg,  Anuaberg),  en  France  ( Alle- 
monl),  en  Norwége -en  Souabe , cil  Thuringe, 
dans  la  liesse,,  etc.  h 

Cette  sons-espèce  - est  beaucoup  plus  commune 
que  la  pv.|éçédeiHeI(qu’elle accompagne  toujours;  elles 
se  trouvent,  dans,  !f/ voisinage  des  autres  mines  de 
cobalt,  souvent  avec  de  l’ocre  de  nikel,  du  kuj>- 


Digitized  by  Google 


RENRE  COBALT.  4o7 

fernikel,  du  bismuth  natif,  du  fahlerz,  du  vert 
de 'cuivre  et  de  l’azur  de  cuivre. 

Parties  constituantes. 

Le  cobalt  terreux  rouge  est  regardé  généralement 
comme  une  combinaison  de  cobalt  avec  l'acide  ar- 
senique;  cependant  on  n’en  a pas  encore  d'analyse 
exacte.  On  croit  qu’il  est  le  produit  de  la  décompo- 
sition des  mines  de  cobalt  arsenicales,  qui  sont  les 
trois  premières  espèces  ci-dessus. 


APPENDICE. 

HATVRL1CJIER  KO  BOT.T  VITRIOL.  1»  E VITRIOL 

OU  SULFATE  RB  COBALT  NATIF. 

On  a trouvé  à Hcrrengrund  , près  de  Neusohl  en  Hon- 
grie , une  substance  saline  , en  masse  stalacliforme  , d’un 
rouge  de  rose  pâle  translucide  : on  lui  a reconnu  tous 
les  caractères  d’un  sulfate  , et  on  a cru  d’abord  que  c’était 
un  sulfate  de  manganèse  , puis  un  sulfate  de  cobalt. 

Rlaproth  a analysé  cette  substance  et  confirmé  cette 
dernière  opinion.  Ayant  dissout  ce  sel  dans  l’eau  et  y 
ayant  versé  un  alkali  , il  a obtenu  un  précipité  bleuâtre  , 
qui , traité  avec  le  borax  , lui  donnait  une  couleur  bleue 
de  saphir.  Il  en  a formé  avec  l’acide  muriatique  , une  eu- 
cre  sympathique.  ( Rlaproth  , t.  2 , p.  5?.o.  ) 


COBALT 
TF  H R EUX 
IlOUG  B. 
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LE  GENRE  NIKEL. 


PREMIERE  ESPECE, 

KUPFERNIKKEL.  — LE  KUPFERNIKEL. 

NICCOLUM  MINERALISATUl^  CVPREUM. 

ld.  Emm.  T.  2 , p.  5i5.  — Wid.  p.  g45. — Lenz , 
T.  2 , p.  280.  — W.  P.’  T.  1 , p;  206.  — Nicco/urn  ferra 
et coba'lo....  minéralisation....  cuprum iticco/i.W ail. T . 2, 
p.  188.  — Sulphurated  nic  kel , Kirw.  T.  2 , p.  286.  — 
Kupfernikel , R.  D.  L.  T.  5 , p.  1 33.  — Id.  Lain.  T.  1 , 
p.  384-  — Nike/  métallique  , D.  B.  T.  2,  p.  208.  — Nikçl 
arsenical , Haüy  , T,  5 , p.  5o5, 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  rouge  de  cuivre  pâle , qui  passo 
toujours  plus  ou  moins  au  jaune , ou  au  blanc,  ou  au 
gris. 

On  le  trouve  en  niasse , ou  disséminé , ou  très-ra- 
rement tricoté,  ou  en  buissons. 

Il  est  éclatant  ou  peu  éclatant  ; c’est  tm  éclat  nié-, 
tallique. 

Sa  cassure  est  tantôt  inégale  , à petits  grains  ou  n 
gros  grains ; quelquefois  conchoïde,  très-rarement 
unie  ou  rayonnée . 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  assez 
aigus. 
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Il  se  présente  rarement  en  pièces  séparées;  elles 
sont,  ou  grenues , à petits  grains , ou  plus  rarement 
encore  teslacées,  courbes,  concentriques. 

Il  est  demi-dur,  passant  au  dur  (*)  ; — aigre  ; — 
assez  difficile  à casser  ; — très-pesant. 

Pes.  spéc.  Gellert  , 7,560.  Hauy  , 6,648. 


Caractères  chimiqiées. 

Traité  au  chalumeau , le  kupfernikel  dégage 
une  fumée  et  une  odeur  arsenicale  très-forte.  Il  se 
fond  ensuite,  quoiqu’un  peu  difficilement,  en  une 
scorie  mêlée  de  quelques  grains  métalliques,  Sa  dis- 
solution dans  les  acides  est  verte. 


Parties  constituantes. 

D’après  les  expériences  de  Bergmann,  le  kup- 
fernikel est  un  sulfure  de  nikel  mélangé  de  fer, 
d’arsenic  et  de  cobalt  (**). 

Gissement  et  localités. 

Le  kupfernikel  se  rencontre  dans  des  filons  des 


(*)  Il  fait  feu  avec  l’acier,  et  dc’gage  une  odeur  arseni- 
cale. 

P*)  Le  citoyen  Vauquelin  pense  que  c’est  l’arsenic  qui 
est  ici  la  partie  constituante  la  plus  essentielle;  que  le  soufre, 
le  fer  et  le  cobalt  ne  s’y  rencontrent  qu’accidentellement. 
C’est  d’après  cela  que  le  citoyen  Haüy  a donne’  au  kupfer- 
nikel le  nom  de  nikel  arsenical. 


Y 
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montagnes  primitives  et  straliformes,  presque  tou- 
jours clans  le  voisinage  de  quelques  mines  de  cobalt, 
avec  lesquelles  il  paraît  avoir  beaucoup  de  rapports 
géologiques.  Il  est  aussi  souvent  accompagné  de 
quelques  mines  d’argent  riches. 

On  en  trouve  en  Bohême  ( Joacliims-Thal  ),  en 
Saxe  ( Schneeberg,  Annaberg,  Johann-Georgen- 
Stadt,  Freyberg,  etc.  ),  en  Thuringe  ( Saalfeld  ), 
au  Hartz  ( Andreasberg  ) , dans  la  Hesse  ( Bibef , 
Rieéheladorf  ),  en  Souabe  ( Wittichen),  en  France 
( Allemont),  en  Espagne,  en  Angleterre,  en  Sli— 
rie,  etc.  Sa  gangue  ordinaire  est  le  quartz,  le  spath 
pèsant  et  le  spath  calcaire. 

Remarques. 

On  n’a  encore  fait  dans  les  arts  aucun  usage  du 
nikel , ni  à l’e’tat  métallique  , ni  à l'état  d’oxide  : il  n’y 
a que  les  chimistes  qui  aient  cherché  à extraire  ce  métal 
en  décomposant  le  kupfernikel. 

Le  nikel  métallique  paraît  posséder  , comme  le  fer , la 
propriété  magnétique.  On  avait  pensé  que  ce  phénomène 
était  dû  à la  présence  du  fer;  mais  le  citoyen  Haüy  l’a 
observé  constamment  avec  des  barreaux  de  nikel  épurés 
avec  tout  le  soin  possible  par  le  citoyen  Vauqucliu. 
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SECONDE  ESPECE. 

NIKKEL-OKKER.  — L’OCRE  DE  NIKEL. 

NICCOLUM  OCRRACEUM. 

IJ.  Emm.  T.  •>.  , p.  5i6.  — Wid.  p.  945- — Lenz, 
T.  2 , p.  282.  — W.  P.  T.  I , p.  2 07.  — F/i ns  niccali , 
Wall.  T.  2 , p.  3oo.  — Nickel  nc/ire  , Kir»-.  T.  2 , p.  «83- 
Oxide  de  nikel , D.  B.  T.  2 , p.  210.  — Id.  Lam.  T.  1 , 
p.  585 . — Nikel oxidé , Haüy , T.  5,  5i6. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  vert  de  pomme  plus  ou  moins 
vif,  qui  passe  tantôt  au  vert  de  pré  , tantôt  au  blanc 
verdâtre. 

Elle  a une  consistance  friable , et  se  trouve  com- 
munément disséminée. , en  forme  d' efflorescence 
( ou  moisissure , Beschlag  ) , à la  surface  d’autres 
minéraux. 

Elle  est  composée  de  parties  pulvérulentes , in- 
cohérentes ou  un  peu  agglutinées. 

Elle  est  tachante  ; — maigre  au  toucher  ; — lé- 
gère. 

Caractères  chimiques. 

•>  L’ocre  de  nikel,  traitée  au  chalumeau  sans  ad- 
dition, n’ éprouve  aucun  changement;  elle  colore 
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le  verre  de  borax  en  un  rouge  jaunâtre  : sa  disso- 
lution dans  les  acides  est  d’une  couleur  verte. 

REMARQUES. 

C’est  principalement  sur  le  kupfernikel  et  sur  quel- 
ques mines  de  cobalt , que  l’on  trouve  l’ocre  du  nikel , 
qui  y est  produite  probablement  par  la  décomposition  ; 
elle  a les  mêmes  gissemens  que  ces  differentes  substan- 
ces : on  en  trouve  aussi  sur  l’argent  merde  d’oie. 

On  n’en  a pas  encore  fait  d’analyse  exacte  qui  puisse 
dc'cider  si  c’est  un  oxide  de  nikel  pur  ou  s’il  est  mé- 
lange d’acide  carbonique. 

C’est  l’oxide  de  nikel  qui  est  la  matière  colorante  de  ’ 
la  chrysoprase  de  Kosemutz.  On  le  trouve  aussi  d’après 
Klaproth  , en  proportion  assez  considérable  , jusqu’à  o,i5 
dans  une  terre  verte  qui  accompagné  cette  chiysoprase. 
M.  Karsten  pense  que  l’on  doit  en  faire  une  espèce  par- 
ticulière parmi  les  pierres  siliceuses;  il  lui  a donne' le  nom 
de  pimelite , à cause  de  son  onctuosité'  ( M tnêratngische 
TabeUen  , p.  a8 , et  Klaproth,  t.  a , p.  159). 

On  a quelquefois  de’sigue’  l’ocre  de  nikel  sous  le  nom 

de  cobalt  terreux  ver 1 : on  l’a  aussi  appele’e Jieurs  verte  $ de 

nikel , carbonate  de  nikel . 

r , » 

Appendice. 

“ — ‘ ' . J 

1®.  L’existence  du  nikel  natif  (gediegener  nikkel)  est 
encore  contestée.  Dcborn  en  parle  dans  le  catalogue  cfe 
JRaab , t-  2 , p.  209.  Il  a e’te'  trouvé  à Joacbims-Thal  en 
Bohême  , sa  couleur  est  jaunâtre  dans  une  cassure  fraîche  , 
mais  élie  devient , à l’air,  d’un  gris  de  cendre;  il  se  trouve 
«n  tables  rhomboidales  , accolées,  les  unes  aux.  autres  : sa 
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cassure  est  lamelleuse  ; il  est  aigre.  Cette  mine  , suivant 
Bergmann  , est  une  union  du  nikel  natif  avec  le  fer  ; elle 
ne  donne  point' d’odeur  arsenicale  ou  sulfureuse  par  la 
calcination. 

3.°.  Le  nikel  arseniatè , annonce  par  Gmelin , Chem.' 
•nn.  >794»  u’est  rapporte'  par  aucun  auteur  allemand: 
probablement  il  aura  c'té  conside're'  comme  n’e’tant  qu’un 
mélange  accidentel  de  nikel  et  d’acide  arsenique. 


OCR* 
DE  NIEE L. 
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QUATORZIÈME  GENRE. 
GENRE  MANGANESE. 


PREMIERE  ESPECE. 

GRAU- BRAUNSTEIN -ERZ.  — LE  MANGANESE 

. G K I S. 

MAGNESIUM  OCHRACEVM  CHALYBEUM. 

Id.  Emm.  T.  2,  p.  523.—  Lenz  , T.  2 , p.  28/,.— 
magnesiajuliginosa  , Wall.  T.  1 , p-  54a.  Grey  are.  of 
manganèse  , Kim.  T.  2 , p.  ?9>  • - Oxide  de  manganèse, 
D.  B.  T.  2 , p.  125  et  suiv.  — Id.  Lam.  T.  1 , p.  090. 
Manganèse  oxidé , Haüj  , T.  4 , p-  'Afi  et  suiv. 

Werner  partage  cette  espèce  en  quatre  sous-espèces  , 
comme  on  va  le  voir.  Emmerliug  est  le  seul  auteur  qui 
ait  adopte  cette  division.  Widenmann  et  Lenz  y font 
tous  deux  des  modifications  , qui  seront  indiquées  dans 
des  remarques  à la  fin  de  1 espèce. 


Ire.  SOUS-ESPÈCE. 

STRAHI.IGES  GRAV-B  3.AU N STBIX-EUZ.  — LE  MANGANESE 
GRIS  RAYONNÉ. 

Magnésium  ochraceum  chalybeum  radiatum. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  522.  — Lenz  , T.  1 , p.  285. 

W.  P.  T.  i,p.2i6. — Slrahliger braunslein,  Wid.p.9/,8. 
Striated  grey  ore  of  manganèse  , Kinv.  T.  2 , p.  291. 
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MANGANESE 

_ , , . UKI3. 

Caractères  extérieurs. 

S A couleur  est  un  gris  d'acier  plus  ou  moins  foncé, 
qui  souvent  passe  au  noir  de  fer. 

On  le  trouve  en  masse  ou  disséminé  , rarement 
réni forme  ou  cristallisé. 

Ses  formes  sont  : 

a.  Le  prisme  à t faces , un  peu  obliquangle,  ter- 
miné par  un  biseau  placé  sur  les  bords  latéraux  aigus. 

b . Le  même  prisme  terminé  par  un  pointemenl  à 
4 faces  placées  sur  les  faces  latérales.  Les  bords  la- 
téraux obtus  sont  quelquefois  tronqués. 

c . Oe  petits  prismes  minces,  aciculàires,  grouppés 
en  faisceaux  et  entrelacés. 

Les  faces  latérales  des  cristaux  sont  toujours  striées 
en  longueur  et  éclatantes  ou  très-éclatanles. 

A l’intérieur,  le  manganèse  gris  rayonné  est 
éclatant  ou  peu  éclatant  ; c’est  un  éclat  métallique 
parfait. 

Sa  cassure  est  toujours  rayonnée,  à rayons  étroits, 
rarement  larges , tantôt  divergeas  en  étoiles  ou  en 
faisceaux  , tantôt  parallèles. 

Ses  fragmens  sont  esquilleux  ou  cunéiformes , ra- 
rement indéterminés. 

Jl  se  présente  souvent  en  pièces  séparées,  grenues, 
à gros  grains  alongés. 

Sa  raclure  est  noire  et  n’a  plus  d’éclat. 
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MMcAsbi  J1  est  tachant  (*)  ; — tendre  ; — aigre  ; — facile 
à casser  ; — médiocrement  pesant. 

Pes.  spé.  Gïllert  , 4>5a5.  Hauy,  3,7076  à 4>7^. 

Parties  constituantes. 

Les  citoyens  Cordier  et  Beaunier,  ingénieurs  des 
raines,  ont  analysé  différentes  mines  de  manganèse 
qui  se  rapportent  à cette  sous-espèce,  et  peut-être 
à la  suivante.  Voici  les  résultats  de  leurs  analyses. 
(J.  d.  M.  n°.  58,  p.  778.) 


Oxide  de  mangan.  jaune. 

Oxigène. 

Oxide  de  fer  brun. . . . 

Carbone 

Carbonate  de  cliaux. . 

Baryte 

Silice  

Perte 


Les  caractères  chimiques  , le  gissement , seront  indi- 
ques à la  fin  de  la  dernière  sous-espèce. 


Manganèse 
de  Tholey, 

Manganèse 

Manganèse 

d’Allemagne 

de  Fiémont. 

en  France. 

45.5 

45.5 

44 

58 

56.6 

42 

2 

O 

3 

0 

O 

i.5 

O 

8.5 

O 

1.5 

3 

O 

7.5 

7 

5 

5.5 

0.5 

4.5 

IOO 

101 

100 

(*)  Les  traces  qu’il  laisse  sur  le  papier  sont  noirâtres , et 
n’ont  pas  le  brillant  me'tallique , comme  celles  de  l'anti- 
moine gris. 


IL'. 
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MANGANESE 
GRIS. 

IR  SÔUS-ESPÈCÉ. 

SLACTTRIGES  GRAU  - BRAUNSTEIN'  - ERE- 
LE  MANGANESE  GUIS  LAMEIXELX. 

Magnésium  ochraceum  chalybeuni. 

là.  Einin.  T.  a»  p.  5l5.  — W.  P.  T.  i , p.  218.  — 

Variété  du  Sfrahligirbraunsttin,  Wid.  p. f)4^' — -W.  Lenz, 

T.  2,  p.  284. 

Caractères  extérieurs . 

Sa  couleur  est  la  même  que  celle  de  la  sou#- 
espèce  précédente. 

On  le  trouve  eu  masse,  disséminé  ou  cristallisé 
en  tables  à 4 faces  rectangulaires , qui  sont  très-pe- 
tites , souvent  peu  déterminables , groupées  en 
dtuses , en  faisceaux  ou  sous  forme  prismatique. 

Leur  surface  est  éclatante. 

A l’intérieur,  le  manganèse  gris  lamelleux  varie 
fcntre  Y éclatant  et  le  peu  éclatant ; c’est  toujours  un 
éclat  métallique. 

Sa  cassure  est  toujours  lamelleuse , assez  impar- 
faitement néanmoins.  ( La  surface  de  la  cassure 
présente  des  stries  comme  la  sous-espèce  précé- 
dent*. ) 

Ses  fragmens  sont  indéterminés. 

Il  se  présente  en  pièces  séparées , grenues,  à petits 
ou  très-petits  grains. 

Minéral,  élém.  Tom.  II.  Dd 
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Il  donne  une  raclure  noire  et  matle. 

Il  est  tachant  ; — tendre  ; — aigre  ; — facile  à 
casser , encore  plus  que  la  sous-espèce  precedente  ; 

* — médiocrement  pesant. 

( Voyez  la  sous-cspèce  precedente  pour  les  parties 
constituantes  , et  pour  tout  le  reste  la  dernière  sous- 
espèce.  ) 

III».  SOUS-ESPECE. 

CICHTES  GliAÜ-ERAUNSTEtK-ERZ.  — LE  MANGANÈSE 
GftîS  COMPACTE. 

Magnésium  ochraceum  chalybeum  densum. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  527.  — W.  P.  T.  i , p.  219.  — 
Var.  du  sChwarz-braunsteir.-erX  , Wid.  p.  948.  — Leuz, 
T.  2 , p.  286.  — Indwaled grey  ore  of  manganèse,  Kirw, 
T.  2,  p.  249. 

Caractères  extérieurs. 

% 

Sa  couleur  est  un  gris  d’acier , passant  au  noir 
bleuâtre. 

On  le  trouve  en  masse,  ou  disséminé , ou  eh 
morceaux  anguleux , ou  uviforme , rèhiforme , efi 
buissons , dendritique  ou  tuberculeux. 

Son  éclat  extérieur  est  accidentel. 

A l’intérieur,  il  est  plus  ou  moins  brillant.  C’est 
un  éclat  métallique 

Sa  cassure  est  inégale , à petits  grains  ou  a grains 
fins, -passant  quelquefois  à la  cassure  unie  ou  à 1» 
cassure  conchoïde. 
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Ses  fragraens  sont  indéterminés , à bords  peu  aigus. 
Il  se  présente  rarement  en  pièces  séparées  ; elles 
sont  testacées , courbes.  ' 

La  couleur  de  sa  raclure  est  peu  différente  de  sa 
couleur  principale. 

11  est  plus  ou  moins  tachant  ; — demi-dur  ; — 
passant  quelquefois  au  tendre  ,•  — souvent  aussi  au 
■dur  ; — aigre  j — facile  à casser  ; — • pesant.  \ 

■ , ' . . 

Parties  constituantes. 


Je  rapporte  à celte  sous-espèce  les  quatre  analyses 
suivantes  de  manganèses  de  France,  publiées  par 
les  citoyens  Cordier  et  Beaunier,  ingénieurs  des 
mines  ( J.  de  M.  n°.  58,  p.  778  ).  Les  deux  der- 

- b 

nicrcs  ont  été  faites  par  Dolomieu  et  Vauquelin. 


Manganèse 

Manganèse 

Manganèse 

Manganèse 

de 

de 

de  la 

de 

Oxide  de  manganèse 

St.  Micaud. 

Périgueux. 

Komanèche. 
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jaune 

35 

5o 

5o 

65 

Oxigcnr 

53  . 

*7 
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?7 
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i3.5 

O 

O 

Carbone 
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O 

0.4 

O 
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6 
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O 
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O 
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■4 

5 
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Silice.  .•••••• 

3 

7 

1.2 

6 

Verte 

. ° 

i?5 

6 

6 

100 

100 

100 

1 luo 

* •>  »' 

* • . . 

Voyez  à la  fin  de  la  sous-espèce  suivante. 

Dd  n 
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IV*.  SOUS-ESPÈCE. 

F.RÜTGES  GRAa-lSRAUNSTÇlN-ERS- I.E  M^KGiHESB 

GRIS  TERREUX. 

♦ Magnésium  ochraceum  chalyleum  Jriabile. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  529.  — F.rdigét  brounstein  , Wid. 
p.  g55.  — Ochre  nf  manganèse  , Kirw.  T.  2 , p.  293. 

Caractères  extérieurs. 

r ' 1 à ' ! 

, Sa  couleur  varie  entre  le  gris  d’acier  et  le  noir 
• brunâtre. 

Il  est  communément  en  masse  ou  disséminé,  quel- 
quefois superficiel  et  dendritique. 

fl  est  tantôt  mat,  tantôt  un  peu  brillant,  d’un 
éclat  métallique. 

Sa  cassure  est  terreuse , à grains  fins. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  obtus. 
Il  est  très-tachant  ; — très-tendre , souvent  même 
friable,  car  il  est  composé  de  parties*écai lieuses  très- 
fines  plus  ou  moins  agglutinées  ; — il  est  maigre  a te 
toucher  ; — médiocrement  pesant. 

. .1  7 ... 

Parties  constituantes. 

Celte  sous-espèce  a les  mêmes  parties  constituantes 
que  la  précédente  ; cependant  l’oxide  de  fer  parait  y 
être  bien  plus  abondant. 
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tn.  Tout  ce  qui  suit  est  relatif  au  manganèse  gris 
en  ge'ne'ral.’ 

Caractères  chimiques. 

Le  manganèse  gris,  traité  au  chalumeau,  est  irf- 
fusible;  il  se  calcine  et  devient  d’un  brun  noirâtre. 
Traité  avec  le  verre  de  borax,  il  lui  donne  uue  cou- 
leur violette. 

Usages. 

■ \ \ 

• ' t * 

Le  manganèse  gris  est  employé  dans  les  verreries, 
pour  purifier  la  matière  du  vbrre'de  toutes  les  subs- 
tances'qui  la  colorent;  c’est  ce  qui  lui  avait  fait 

, * ■ il 

donner  le  nom  de  savon  des  verriers.  On  s’en  sert 
pour  obtenir  le  gaz  oxigène.  C’est  en  le  mêlant  avec 
le  sel  marin,  que  l’on  prépare  l’acide  muriatique 
oxigéné.  Ces  différens  rasages  sont  dus  à la  propriété 

A . 

qu’a  le  manganèse  gris  de  céder  oü  d’absorber  de 
l’oxigène  avec  la  plus  grande  facilité.  Les  chimistes 
seuls  ont  cherché  à en  extraire  quelquefois  le  man- 
ganèse métallique,  qui  n’est  d’aucune  utilité  dans 
lçs  arts.  i 

Gissement  et  localités. 

• - ■. 

Toutes  les  sous-espèces'de  manganèSe'gris  se  trou- 
vent communément  dans  le  voisinage  les  unes  des 
autres.  Elles  se  rencontrent  en  filous  ou  en  masses, 
le  plus  souvent  dans  les  montagnes  primitives,  sur- 
tout les  deux  premières  sous-espèces. 


urNcAstta 
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ïkknikÿ&É.  On  en  trouve  en  asiez  grande  quantité  dans  pîu— 
sieui’s  endroits  de  la  Saxe,  de  la  Bohême,  de  la  Ba- 
vière , de  la  Hongrie  j en  'France ,:  en  Angleterre 

en  Piémont,  etc. • , .... 

]Le  manganèse  gris  terreux  accompagne  presque 
toujours  le  fer  spa,thique  , les  mines  de  fer  brune  et 
rouge. 

Remarques. 

On  a dû  voir  que  je  n’ai  rapporté  qu’un  très-petit  nom- 
bre de  synonymies  pour  chaque  sous-espèce.  J ai  pris  eff 
parti  pour  éviter; ,dç,  faire  des  rapprocheniens  inexacts 
.enjlr^  les  sous-espèces  de  M.  YVerner  et  pelles  des  au- 
tres minéralogistes  , ceux  meme  qui  ont  suivi  sa  mé- 
thode en  général  s’en  étant  écartés  par  rapport  aux  minés- 
:dc  manganèse.  Ce ’^ttiva  suivre  pourra  éclaircir  en  partie 
?ees  difficultés.  '•  • ■ ■ 1 •" 

,M.  YVidenmann  réunit  le  manganèse  gris  lamelleux  au 
manganèse  gris  rayonné.,  et  le  manganèse  gris  compacte 
au  manganèse  noir;  il  forme  une  espèce  du  manganèse 
"terreux , qui  réunit  le  manganèse  gris  terreux  de  W’çrner 
"et  une  autre  sous-espèce  , sous  le  nom  de  braunstein- 
^ÿèhhtfm  ,ti  Itéra  lé  nre  rit  écume  de  Manganèse  ; elle  se  trouve 
à Huttenberg  en  Carinthie  , sur  du  fer  spathique  et  de 
l’hématite  brune.  Il-préle,nd, qu’elle  se  distingue  de  l’cisen- 
rahm  brun  , en  ce  qu’elle  donne  au  borax  une  couleur  vio- 
. leltp,,  auJiejUfjqtje  ;,l’eispprahm  brun  le  colore  en  un  vert 
jaunâtre  ; néanmoins- il.parait  d’après  Reuss  et  Emmerling, 
qu’on  a regardé  sou  hraunstein-schaum  comme  devant  ren- 
Hrer  dans  le  manganèse  gris  terreux  , ou  comme  étant  un 
Vrai  fisénrahm  brun. 

M.  Lenz  suit  k peu  près'  ld'mêmc  marche  que  M.'W idcit- 
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mann , si  ce  n’est  qu’il  donne  au  manganèse  terreux  le  MAxerxiisa 
nom  de  schwarzer  wad , u ad  noir;  ce  qui  correspond  au  *'‘IS' 
b/ack  yad  des  Anglais  , dont  il  sera  question  ci-après  , 
et  qu’il  de'signe  le  brammtein-schaum  sous  le  nom  de  sc/iup- 
pigerbraunstein-katk  , oxide  de  manganèse  écailleux . 

M.  Kirwan  s’est  peu  écarté  de  M.  YVerner  , si  ce  n’est 
qu’il  a réuni  les  deux  premières  sous-espèce»  en  une 
seule. 

Deborn  et  Lamétherie  regardent  toutes  les  sous-es- 
pèces du  manganèse  gris  , et  les  deux  espèces  suivantes  , 
comme  n’étant  que  des  variétés  du  manganèse  oxidé. 

Le  citoyen  Haiiy  ne  reconnaît  également  qu’une  seule 
espèce  de  mine  de  manganèse  , qu’il  nomme  manganèse 
oxidé  , et  dont  il  décrit  plusieurs  variétés.  — : Son  man- 
ganèse oxidé  métalloïde  correspond  aux  deux  premières 
sous-espèces  de  manganèse  gris.  — Son  manganèse  oxidé 
noir  concrétionnèet  b a ryti/ere,  son  manganèse  oxidé  brun 
massif,  correspondent  au  manganèse  gris  compacte. 

Ce  qu'on  appelle  en  France  pierre  de  Périgueux  est  un 
manganèse  gris  compacte;  il  se  trouve  à Suquet,  près  de 
Périgueux. 

Le  wat  ou  blackwad  des  Anglais  parait  être  un  man- 
ganèse gris  terreux  ; d’autres  le  rapportent  au  manga- 
jièse  noir  : on  le  trouve  dans  le  Dtevonshire  ; on  l’a  nommé 
aussi  manganèse  inflammable , parce  que,inélangé  avec  une 
huile  grasse,  ril  produit  une  inflammation ; il  contient, 
d’après  l’analyse  de  YVedgwood  , 0,4  3 de  manganèse  , 

0,43  de  fer  et  0,04  de  plomb.  O11  dit  qu’il  est  employé 
comme  matière  colorante  dans  quelques  peintures  gros- 
sière». M.  Wcrner  en  avait  fait  d’abord  une  sous-espèce 
particulière  ( Cat.  de  Pabst,  t.  1 , p.  221  ). 

Beaucoup  de  minéralogistes  rangent  le  manganèse  gris 
terreux  de  Werucr  parmi  les  mines  de  fer  terreuses  ; et 
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eu  effet , sa  grande  ressemblance  avec  le  eisenrham  brun  , 
la  quantité  de  fer  dont  il  est  me’lange'  , son  gissement 
habituel  avec  les  mines  de  fer  terreuses  , pourraient  faire 
croire  que  ce  n’est  qu’un  eisenrham  brun  , très-melangd 
de  manganèse  , d’autant  plus  que  l’on  a vu  ci  -dessus  qifo 
les  mines  de  fer  rouges  et  brunes  en  contiennent  aussi 
beaucoup. 

SECOND  E ESPECE. 

S C H TVA.  R Z -JURA  UN  STE  I N - ER  Z.. 

— LE  MANGANÈSE  NOIH. 

MAGNESIUM  OCHRACEUM  NIGRUM, 

IJ.  Emm.  T.  2 , p.  532.  — W.  T.  T.  1 , p.  220. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  ooulcur  est  uii  noir  grisâtre,  passant  au  noir  de- 
fer.  Sa  surface  est  communément  d’uu  noir  parfait 
ou  brunâtre. 

Ou  le  trouve  en  masse , ou  disséminé , ou  cris- 
tallisé en  doubles  pyramides  à 4 faces  un  peu  aiguës  t 
groupées  par  rangs. 

La  surface  des  cristaux  est  lisse;  et  tantôt  t 'da- 
tante, tantôt  peu  éclatante. 

A l’intérieur,  il  est  peu  éclatant  (*). 

Sa  cassure  est  imparfaitement  lamelleuse , à lames 
tin  peu  courbes.  ( Le  clivage  est  simple.  ) 


(*)  Einmerling  ajoute  : C’est  l'éclat  du  diamant. 
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Ses  fragmena  sont  indéterminés , à Lords  obtus,  mangahèsb 

D ^ KU1K-. 

11  se  présente  eu  pièces  séparées , grenues , à petits 
grains  et  à grains  fins. 

Sa  raclure  est  matte  et  d’un  brun  rougeâtre. 

11  est  tendre  ; — aigre  ; — facile  à casser  ; — 
pesant. 

REMARQUES. 

’ . .’i.  ' 

Cette  description  est  entièrement  tire'e  d’Emmcrling^ 
celles  des  autres  minéralogistes  allemands  saut  fort 
différentes.  Emmcr|iug  a soin  d’en  avertir,  et  il  ajoute 
que  le  vrai  manganèse  noir  est  encore  très-rare  et  très- 
peu  connu  , et  que  la  plupart  des  substances  indiquée» 
sous  ce  nom  sont  , ou  du  manganèse  gris  compacte  , 
ou  de  la  mine  de  fer  brune  j il  se  fonde  sur  le  catalogue 
de  Pabst  par  Wcrncr,  qui  ne  cite  qu’un,  seul  rnor&au 
de  manganèse  noir  , provenant  d’Ehrenstock  en  Tbu- 
ringe  , où  il  se  rencontre  en  concile  superficielle  , crus- 
tace’e  et  drusique  sur  du  manganèse  gris  , rayonnée  : il 
dit  aussi  qu’il  s’en  trouve  en  Piémont.  Ou  sent  bien  que 
je  n’ai  pu  , d’après  cela  , citer  avec  certitude  aucune  syno- 
nymie: • 

Sa  dissolution  dans  l’acide  muriatique  est  sans  couleur. 


TROISIEME  ESPECE. 

ROTH-  ÛRA USSTEIN  - ERZ.  — LE  MANGANÈSE 

ROUGE. 

MAGNESIUM  OCHRACEUM  RUBRUM, 

- 

IA.  Emm  .T.  2 , p.  55q.  — Wid-  p.  C$7.  — Manganèse 
Qxidé  blanc  et  rose  siUcfi  re  , Haüy , T.  4 , p.  247- 
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Caractères  extérieurs. 

S A couleur  est  un  rouge  de  rose,  qui  souvent 
passe  au  blanc  de  neige  (*)  ou  au  blanc  rougeâtre. 
( L’exposition  à l’air  ou  à la  lumière  du  soleil  la 
fait  pâlir.  ) La  surface  est  quelquefois  brunâtre  ou 
jaunâtre , du  moins  dans  certaines  parties.  • * 

On  le  trouve,  ou  en  masse,  ou  disséminé , ou 
uviforme , réniforme , carié,  ou  enfin  cristallisé. 

Ses  formes  sont  : 

a.  Le  rhomboïde  très-applati  ( ils  sont  réunis  en 
groupes  globuleux,  souvent  assez  confusément. 

b.  De  très-petites  pyramides. 

c.  De  très-petits  cristaux  lenticulaires. 

La  surface  des  cristaux  est  lisse. 

Le  manganèse  rouge  est  mat,  ou  tout  au  plus 
un  peu  brillant,  très-rarement  un  peu  éclatant  ( l’é- 
clat varie  suivant  la  cassure  ).  , 

Sa  cassure  est  tantôt  inégale , à petits  grains  , 
passant  à la  cassure  esquilleuse ; tantôt  unie;  alors 
elle  paraît  devenir  un  peu  concho'ide  ou  imparfaite- 
ment lamelleuse. 

Ses  fragxnens  sont  indéterminés,  à bords  assez  aigus. 

11  se  présente  quelquefois  en  pièces  séparées , 
testacées , courbes,  minces. 


(*)  C’est  le  manganèse  blanc  , weisser-braunstein-erz, 
dont  plusieurs  minéralogistes  ont  fait  une  espèce  particu- 
lière. 
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Il  est  plus  ou  moins  translucide  sur  les  bords. 

11  est  demi-dur , passant  quelquefois  au  dur  ( ce 
qui  paraît  provenir  d’un  mélange  do  silice  ) ; — 
aigre  ; — facile  « casser  ; — médiocrement  pesant. 


uATttUNfca : 

KOOGB. 


Caractères  chimiques. 


Traité  au  chalumeau , le  manganèse  rouge  est 
infusible  sans  addition;  il  devient  d'un  noir  grisâ- 
tre; il  colore  le  verre  de  borax  en  un  bleu  violet, 
qui  passe  au  rouge  cramoisi. 

Parties  constituantes. 


Manganèse 
Fer . . . . 

Silice 

Argile. . . . 
Eau 


55.17 
7.  i4 
55.o6 
i.56 

o . 78 


) , .. 

D apres  l’analyse  de 

( PiCPIUECllT. 


Gissement  et  localités. 


Le  manganèse  rouge  est  une  substance  très-rare: 
pn  le  trouve  eu  Transilvanie , à Kapnik,  Ofl’eu- 
banya,  et  surtout  à Nagyag,  où  il  fait  partie  de  la 
gangue  d’un  filon  aurifère,  de  celui  qui  lient  l’or 
: blanc  et  la  mine  connue  sous  le  nom  d’or  de  Na- 
■gyag  rfl  est  accompagné  principalement  dé  falilerz , 
de  galène,  de  blende,  de  pyrites,  etc.  (*). 


(*)  Emmerling  et  Witlenmann  annoncent  qu’on  en  a aussi 
trouve’  à Sainte-Marie-aux-Mines  en  Alsace  , à Sem  dans  le 
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*ou&1'  Remarques. 

Le  manganèse  rouge  parait  avoir  beaucoup  Je  rapports 
avec  le  braunspath  , avec  lequel  on  le  confond  souvent. 

On  lui  a donne  quelquefois  le  nom  de  tujtsaüres  braun- 
st<  in,  magnésium  aeralum  ( Bergmann  , Opusc.  trad.  fr.  r 
t.,2,p.  45(3  ) , manganèse  carbonate.  On  esté  tonné, d’après 
cela  , de  ne  pas  trouver  l’acide  carbonique  dans  l'analyse 
dcRupredit:  peut-ctre  n’est-ce  qu'un  braunspath  très- 
’charge'  de  manganèse.  (??) 

Appendice. 

, • ‘ \ • * * » s.  *• 

I".  Le  manganèse granat i/ôrnjÇ'gcq/] (j t/le rmigee  Iitilvn- 
strin-erz,  aété  indiqué  dans  le  tableau  de  classification,  d’a- 
près M.  Rcuss.  M'étant  assure’  depuis  que  M.  Werner  n’a 
pas  admis  cette  sous-espèce  dans  sa  classification  , je  n’en 
donnerai  point  ici  de  description.  D’ailleurs  , celles  que 
l’on  trouve  dans  Emmcrling  , t.  3 , p.  3(38  , ne  laisse 
aucun  doute  que  cette  substance  ne  soit  une  variété  de 
grenat , pénétrée  de  beaucoup  d’oxide  de  manganèse  : sa 
forme  cristalline  est  Ta  pyramide  double  à 8 Jîaccs  , termi- 
née de  chaque  cité  par  un  po internent  à 4 faces  , comme 
la  var.  c des  cristaux  de  grenat  ( t.  i , p.  ig4  ) sa  pesanteur 
spécifique  , dç  3Goo  , est  dans  les  limites  de  celles  du  gre- 
nat. Tous  les  autres  caractères  peuvent  très-bien  an^pi 

. . . . • i i * t 

comté  de  Foix  , ainsi  qu’à  Krenuiisiz  e.u  Hongrie.  (?)  On  a 
cité  aussi  un  manganèse  rouge  trouvé  en  Piémont , mais 
c’est  une  substance  tout-à-fait  differente  ( Voyez  ci-aprè* 
FAppeudicc.  ) » 
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convenir  au  grenat  : il  se  fond  au  chalumeau  en  lin  glo- 
bule d'un  nèir  verdâtre;  avec  le  borax  , il  donne  un  vert 
d’un  vert  olive  , etc.  D’après  l'analyse  de  Klaprolh  , cette 
substance  est  composée  de  o,â5  d’oxide  de  manganèse, 
0,14  d’oxide  de  fer,  o,35  de  silice  et  0,14  d’alumine; 
elle  a e’te’  trouve’e  dissèmine'c  dans  un  granit  à gros 
grains  , près  d’Aschaffenbourg  en  Franconie. 

a".  Le  citoyen  Lapeyrouse  a découvert  dans  les  mines 
, de  fer  de  Sem , valle'e  de  Vicdessos,  une  substance  qu’il 
a annoncc’e  comme  e'tant  du  manganèse  n al  if  ( J.  d.  Plu 
lySt),  t.  1 , p.  68  ) ; elle  e'tait  en  petites  masses  tubercu- 
feuses;  leur  cassure  e’tait  lamelleuse  , ayant  l’c'clat  me'tal- 
lique  : malheureusement  on  n’en  a pas  trouvé  une  assee 
grande  quantité'  pour  que  les  chimistes  aient  pu  s’assurer 
plus  positivement  si  le  manganèse  y était  entièrement 
dépourvu  d’oxigène. 

5”.  On  a trouvé  à Saint- Jean  de  Gardoncnque  , dans 
les  Ce'vennes  , un  oxide  de  manganèse  terreux  , d’un  brun 
noirâtre,  très-tendre  et  néanmoins  cohérent , très-lachant , 
ayant  cela  de  particulier  , qu’il  est  extrêmement  léger  et 
qu'il  affecte  la  forme  de  prismes  ; ce  qui  est  l’effet  d’un 
retrait  : c’est  le  citoyen  Chaplal  qui  l’a  fait  connaître.  Le 
citoyen  Haüy  a décrit  cette  substance  sous  le  nom  de 
manganèse  oxidé  noir  pseudo-prismatique  : l’osme  do 
manganèse  y est  très-pur. 

4".  Il  a été  dit  ci-dessus  que  le  manganèse  ronge  du  Pié- 
mont était  fort  différent  du  manganèse  rouge  de  YVerner. 
Voici  la  description  de  cette  substance  : 

Sa  couleur  est  un  rouge  cerise foncé , passant  au  violet. 
ou  au  brun  notrâtre.  — On  le  trouve  en  masses  , qui 
sont  des  faisceaux  de  cristaux  prismatiques , ob'  quan- 
gles , ou  des  réunions  de  pièces  séparées  , scapijnrmes  , 
minces  , droite*.  — Sa  cassure  ( dans  le  sens  des 
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Kàw.ANits  pièces  séparées  ) est  rayonnée  , à rayons  d/vits  un  peu 
kovcb.  divergeas  ; mais  ( en  travers  ) elle  est  grenue.  — Il  est  assez 

éclatant  dans  la  cassure  rayonnée;  mais  seulement  bril- 
lant ou  même  mat  dans  la  cassure  g enue  ; c’est  un  éclat 
vitreux,  passant  à l'éclat  soyeux.  — Il  est  opaque;  • — dur; 
— aigre  , assez  facile  à casser;  — médiocrement  pesant.  — 
Pes.  spéc.  5.520  , d’après  M.  de  Saussure  ; j’ai  obtenu 
un  résultat  à peu  près  semblable.  — Traité  au  chalu- 
meau , il  se  boursoufle  d’abord  et  se  change  ensuite  eu 
une  scorie  d’un  gris  noirâtre  attirable  à l’aimant  , et  finit 
par  donner  un  verre  brun  un  peu  translucide;  il  colore 
en  violet  le  verre  de  borax  ; — il  contient , d’après  l’ana<t 
lyse  du  chevalier  Napionc  , 0,26  de  silice  , 0.25  de  chaux  , 
environ  o. 01  d’alumine,  o45  d’oxide  de  manganèse  mêlé 
d’oxide  de  fer  , et  o.o5  d’eau  et  d’acide  carbonique. 

Le  chevalier  Napioue  est  le  premier  qui  ait  fait  connaî- 
tre cette  substance  ( Mém.  de  P Acad,  de  Turin  , 1 788  , p. 
3o3  ).  M.  de  Saussure  en  a aussi  parlé  {Voyages , §.  1896, 
t.  4 > P-  78  ).  Le  citoyen  Ilaüy  l’a  indiquée  ( t.  4 > p-  248  ) 
sOuslcnom  de  manganèse  axidé  violet  silicifere. — On  l’a 
trouvée  dans  les  mines  de  Saint-Marcel  , dans  la  vallée 
d’Aoste  en  Piémont. 

En  suivant  certaines  analogies  de  la  nomenclatnre  mi- 
néralCgique  de  Werner  , on  pourrait  former  de  ce  mi- 
néral une  espèce  sous  le  nom  de  manganèse  scapifarme  , 
stccngliches  braunstein-erz ....  Mais  peut-être  au  reste  ferait- 
on  beaucoup  mieux  de  regarder  le  manganèse  comme 
étant  ici  une  partie  constituante  accidentelle  , comme  le 
fer  l’est  dans  certains  grenats  et  dans  beaucoup  d’autres 
minéraux  ; et  alors,  en  rapprochant  certains  caractères  de 
ce  minéral  avec  ceux  de  la  rayonnante  commune  ou  de  la 
trémolithe  commune , je  serais  bien  tenté  de  croire  que 
c’est  uue  variété  de  l’une  ou  l’autre  de  ces  deux  espèce» 
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mélangées  d’oxide  de  manganèse  : il  en  a tout-à-fait  la 
contexture  , et  j’ajouterai  que  les  prismes  rliomboidaux 
m’ont  paru  lamclleux  , parallèlement  à l’axe  , et  qu'ayant 
cherché  à mesurer  leur  angle  obtus  , j’ai  trouvé  très-sen- 
siblement 124  à 126°....  (?) 


KAXCAXrsE 
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QUINZIEME  GENRE. 

LE  GENRE  MOLYBDÈNE. 

ESPÈCE  UNIQUE. 

tVASSERBLEY.  — LE  MOLYBDENE  SULFURÉ. 

* MOLrBDÆNUM  GALENARE. 

Id.  Emm.  T.  i , p.  5^i.  — Wid.  p/962. — Lenz  t 
ï\  2,  p.  295.  — W.  P-  T.  1 , p.  22  t.  — Ferrum  mo/yl>- 
dœna  pma  membranacea  nitens , Wall.  T.  2 , p.a^g. — 
Molybdena  , Kinv.  T.  2,  p.  322-  — Sulfure  de mo’ybdène, 
D.  B.  T.  2 , p.  119-  — Molybdène  sulfuré , Lam.  T.  1 , 
p.  397.—  Id.  Haüy,  T.  4 , p.  289. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  coulent'  est  toujours  un  gris  de  plomb  parfait. 

On  la  trouve  communément  en  masse,  et  dissé- 
miné, quelquefois  en  lames,  et  très-rarement  cris- 
tallisé, en  tables  à 6 faces  éqniangles  parfaites  (*). 

(*)  M.  Esmark  a observe  en  Nonvége  une  autre  forme  de 
moly  bdène  sulfuré.  C’est  une  pyramide  à 6 faces , double 
ayant  ses  sommetsforlement  tronqués  ; mais  il  soupçonne^ 
.avec  raison  , que  ce  11’est  autre  chose  qu’une  réunion  de 
tables  à 6 faces  , dont  celles  du  milieu  sont  plus  larges.  Les 
faces  latérales  des  pyramides  sont  striées  en  largeur , et  peu 
éclatantes;  les  faces  qui  remplacent  les  sommets  , sont  très- 
cclalanles.  — M.  Schmeisser  a aussi  décrit , dans  sa  Miné- 
ralogie , des  prismes  àôfaces  , terminés  par  un  pointement 
à 6 faces. 

Ces 
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Ces  cristaux  sont  petits  ou  rarement  de  moyenne 
grandeur , toujours  implantés-,  leurs  faces  latérales 
sont  éclatantes. 

A l'intérieur,  le  molybdène  sulfuré  est  éclatant 
«U  peu  éclatant  ; c’est  un  éclat  métallique  parfait. 

Sa  cassure  est  lamelleuse , à lames  courbes. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  assez 
obtus,  quelquefois  en  forme  de  plaques. 

Il  se  présente  communément  en  pièces  séparées , 
grenues,  à grains  de  différentes  grosseurs,  quelquefois 
difficiles  à distinguer. 

Il  est  entièrement  opaque  ; — très -tachant  et 
écrivant  (*)  ; — très-tendre  ,•  — doux  ; — peu  dif- 
ficile à casser  ; — flexible  dans  les  lames  minces , 
mais  non-élastique  ; — très-onctueux  au  toucher  $ 
— pesant. 

Pes.  spèc.  4i5Ô9  à 4>738. 

Caractères  chimiques. 

Le  molybdène  sulfuré  est  infusible  au  chalu- 
meau ; il  donne  l’odeur  sulfureuse.  L’acide  nitreux 
le  change  en  un  oxide  blanc,  qui  est  l’acide  molyb- 
dique. 

Parties  constituantes. 

C’est  Schéele  qui  a reconnu  le  premier  que  cette 

(*)  Voyez  ci-dessus  , p.  78  , à l’article  Graphite , la  ma- 
nière de  le  distinguer  du  molybdène  sulfuré. 

Minéral,  èlèm,  Tom,  II,  E • 
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substance  minérale  était  composée  de  soufre  et  d’un 
métal  particulier  à l’état  d’acide;  ce  qui  a été  con- 
firmé depuis  par  Pelletier  et  Klaprotli.  Voici  les  ré- 


sultats  de  leurs  analyses. 

Pelletier. 

Klaproth. 

Acide  molybdique; .»  • 45 

Soufre 55 

On  peut  consulter  le  Mémoire  de  Pelletier  à ce 
.sujet,  dans  le  Journal  de  Physique , décembre  J 789. 

On  n’a  fait  jusqu’ici  aucun  usage  de  celte  subs- 
tance ni  du  métal  qu’elle  renferme. 

Gissement  et  localités. 

O11  a trouvé  le  molybdène  sulfuré  en  Bohème 
( Schlackemvald,  Zinnwald  ),  en  Saxe  ( Allenberg, 
Geier,  Schneeberg,  etc.),  en  Suède  ( Norberg  ) , 
en  France  ( le  Tillot  dans  les  Vosges,  Chamouni 
au  pied  du  Mont-Blanc  ),  en  Islande,  etc. 

Il  se  rencontre  toujours  dans  des  montagnes  pri- 
mitives, en  nids  ou  en  rognons,  assez  communé- 
ment dans  le  voisinage  des  mines  d’étain  : il  en  est 
très-souvent  accompagné , ainsi  que  de  wolfram, 
de  quartz,  d’arsenic  natif,  de  spath  fluor,  de  spath 
pesant,  etc. 
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LE  GENRE  ARSENIC. 

PREMIERE  ESPECE. 

GEDIE GENES  ARSENlK.  — L’ARSENIC 

NATIF. 

JRSENICUJS  NATIVUK. 

Id.  Emm.  T.  2,  p.  548.  — Wid.  p.  96$.  — Lenz  , 
T.  2,  p.  299.  — W.  P.  T.  1 , p.  207.  — Arsenicum  na- 
tivum,  Wall.  T.  2 , p.  ifir.  — Arsenic  test acé, D.  B.  T.  2, 
p.  194.  — Native  arsenik , Kirw.  T.  2 ,p.  255.  — Arsenic 
natif,  Lam.  T.  1 , p.  353.  — Id.  Haiiy,  T.  4 , p.  220. 

Caractères  extérieurs. 

„ Sa  couleur  ( dans  une  cassure  fraîche  ) est  un  gris 
de  plomb  très-clair , qui  souvent  passe  au  blanc 
•d  ctain  ; mais  bientôt  sa  surface  devient  jaune , puis 
d un  gris  noirâtre,  et  passe  enfin  au  noir  grisâtre. 

On  le  trouve  en  masse  ou  plus  rarement  dissé- 
miné, souvent  rèniforme  , uviforme , criblé , carié , 
en  plaques, portant  des  empreintes,  ou  très-rarement 
tricoté. 

Sa  surface  est  rude  ou  grenue,  toujours  malle  ou 
peu  brillante. 

A l’intérieur  ( dans  une  cassure  fraîche  ),  il  est 
peu  éclatant,  d’un  éclat  métallique , 


Ee  2 


AKlESlC  HATIF. 


456  MÉTAUX. 

Sa  cassure  est  tantôt  inégale,  à petits  grains  ou  a 
grains  fins  ( elle  passe  quelquefois  à la  cassure  unie  ); 
tantôt  imparfaitement  lamelleuse,  à lames  courbes ; 
tantôt  rayonnée  à rayons  droits , divergeas , en  fais- 
ceaux. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés  , a bords  assez 
obtus,  quelquefois  en  forme  de  plaques. 

Il  est  assez  communément  composé  de  pièces  sé- 
parées, testacées,  concentriques ,'  rénif ormes. 

Il  px-end  de  l’écZaf  par  la  raclure. 

Il  est  demi-dur-,  — doux ; — très-facile  à casser. 

Il  rend  un  son  assez  clair  lorsqu’on  le  frappa 
avec  un  coi'ps  dur. 

Lorsqu’on  le  frotte  un  peu  fortement , il  donna 
une  odeur  d’ail. 

Il  est  très-pesant. 

P es.  spéc.  5,724  à 5,765 , Bmsson.  L’arsenic  fondu , 
8,5o8  , d’après  Bekgmanh. 

Caractères  chimiques. 

L'arsenic  natif,  traité  au  chalumeau  sans  addi- 
tion , se  fond  assez  facilement  en  dégageant  une 
fumée  blanche  qui  a une  odeui'  dail,  biaxle  ensuite 
avec  une  flamme  bleuâtre  , et  se  volatilise  entiè- 
rement. Il  se  dépose  sur  le  charbon  ou  sur  les  corps 
froids  que  l’on  présente  à sa  vapeur , une  poussière 
blanche,  qui  est  de  l’oxide  d’arsenie. 
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ARSENIC  SAUÇ, 


L'arsenic  n’est  pas  toujours  très-pur  dans  l’arsenic 
natif.  Outre  un  peu  de  fer  dont  il  n’est  jamais- 
exempt  , il  est  quelquefois  mélangé  accidentelle- 
ment d’une  petite  quantité  d’or  ou  d’argent. 

Gis  sentent  et  localités. 

On  trouve  de  l’arsenic  natif  en  Bohême  ( Wor- 
ïick  , Joachims-Thal  ) , en  Saxe  ( Freyberg , An- 
naberg  , Schneeberg,  Marienberg  , Johann-Geor- 
gen-Stadt),au  Hartz  ( Andreasberg  ),  en  Carinlhio 
( Seltspach  , Geisberg  ),  en  Souabe  ( Witticlien, 
Alpirspach  ),  enTransilvanie  ( Nagyag  ),  en  France 
( Sainte-Marie-aux-.Vl  ines  ) , etc. 

Il  se  rencontre  uniquement  dans  des  filons  des 
montagnes  primitives.  Les  minéraux  qui  l’accom- 
pagnent le  plus  ordinairement,  sont,  l’argent  rouge, 
le  réalgar,  la  galène,  l’argent  natif,  le  cobalt  écla- 
tant, le  kupfernikkel , le  fer  spathique,  le  fahlerz, 
les  pyrites;  enfin,  le  quartz,  le  spath  pesant,  1»* 
spath  calcaire  et  le  spath  fluor,  etc. 

Remarques. 

L’arsenic  natif  a e'te’  désigne’  quelquefois  sous  les  noms 
d’ arsenic spéculaire , sche rbenkobolt ,nœ/2jélkobolt , lajfen. 
kobolt  ou  cobalt  testacé ,Jliegeristein , etc. 

On  n’a  fait  jusqu’ici  aucun  usage  de  l’arsenic  à l’état 
métallique , soit  natif,  soit  artificiel. 
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SECONDE  ESPECE. 

ARSEN1K-KIES.  — LA  PYRITE  ARSENICALE. 
'arsenicum  3IINERALISATUM  PY  RIT  AC  EU  la- 
id. Eram.  T.  2 , p.  552.  — Wid.  p.  968.  — Lenz,  T.  2 , 

p.  5oi. — Minera  arsenici  alba  ■ id crislatlisaia , 

,Wall.  T.  2 , i65  et  166.  — Arsenical  pyrites  ou  mar- 
cassiles, Kinv.  T.  2 , p.  256.  — Pyrite  blanche  arsenicale, 
R.  D.  L.  T.  5,  p- 27.  — Pyrite  arsenicale  ou  mispikel  , 
, D.  B.  T.  2 , p.  197.  — Id.  Lam.  T.  2,  p.  36i.  — Fer- 
arsenical,  Hauy  , T.  4 > P-  57. 

Werner  partage  cette  espèce  en  deux  sous-espèces. 


Pe.  SOUS-ESPECE. 

GEM  El  NE  R ARSENIK-KIES.  LA  PYRITE 

ARSENICALE  COMMUNE. 

Arsenicum  mine ralisat uni  pyritaceum  vulgare. 

* Id.  Emm.  T.  2 , p.  555.  — Wid.  p.  968.  — Lenz  , 
T.  2 , p.  3oi.  — W.  P.  T.  1 , p.  212. 

Caractères  extérieurs . 

Sa  couleur  ( dans  une  cassure  fraîche  ) est  le  blanc 
d'argent ; mais  sa  surface  est  communément  jau- 
nâtre , ou  grisâtre  ; ou  bleuâtre,  quelquefois  irisée. 

On  la  trouve  en  masse , disséminée  ou  asses 
souvent  cristallisée. 
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Ses  formes  sont  : * J > P™T» 

A.RSIXN  IC  AX.E. 

a.  Le  prisme  à 4 faces , parfait , un  jreu  obli- 
quangle. 

. b.  Le  même  prisme,  terminé  à chaque  extrémité 
par  un  biseau  obtus  dont  les  faces  sont  pldcées  sud 
les  bords  latéraux  aigus  (*). 

c.  Le  même  prisme  ayant  ses  faces  latérales  ciA 
lindritjues,  tantôt  concaves,  tantôt  convexes. 

d.  L1 octaèdre  très-aigu  (**). 

e.  Des  cristaux  lenticulaires. 

Les  cristaux  sont  communément  de  moyenne 
grandeur,  ou  petits,  quelquefois  très-petits  ou  aci- 
culaires. 

Les  faces  latérales  des  prismes  sont  toujours  lisse e 
et  éclatantes , souvent  très-éclatanles.  Les  faces  du 
biseau  sont  striées  en  travers. 

A l’intérieur , la  pyrite  arsenicale  commune  est 
éclatante  ; c’est  l’éclat  métallique. 

Sa  cassure  est  toujours  inégale , à grains  assez 
gros  ou  à petits  grains. 

Ses  fragraens  sont  indéterminés , à bords  assez 
aigus. 

Il  se  présente  quelquefois  en  pièces  séparées,  sca- 

(*)  Les  angles  inférieurs  des  faces  du  biseau  sont  quel- 
quefois tronqués.  . 

(**)  Cette  forme  n’est  autre  chose  que  la  forme  b , dans 
laquelle  le  prisme  étant  très-court , les  deux  biseaux  sc 
joignent. 
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pyrit*  pij'ormes , droites,  minces  ou  épaisses,  ou  rarement 

ÀJUESIÏALE.  . . , , , . , 

■ en  pièces  separees,  grenues,  a petits  grains  ou  a grains 
fins. 

Elle  est  dure  ; — aigre  ; — assez  difficile  à casser  ; 
— elle  donne  une  très-forte  odeur  d’ail  lorsqu’on 
la  frotte  ou  lorsqu’on  la  frappe  avec  le  marteau  ; — 
elle  est  pesante. 

Pes.  spéc.  Gellert  , 5,755.  Hauy,  6,5225. 

Caractères  chimiques. 

Traitée  au  chalumeau,  la  pyrite  arsenicale  com-  . 
mune  dégage  une  fumée  blanche , ayant  l’odeur  d’ail  r 
l’arsenic  se  volatilise  sou*  forme  d’une  fumée  épaisse 
qui  dépose  sur  les  corps  froids  une  poussière  blanche, 
qui  est  de  l’oxide  d’arsenic;  il  reste  une  terre  brune 
et  rouge,  infusible,  qui  est  de  l’oxide  de  fer. 

\ Parties  constituantes. 

# 

On  n’a  pas  encore  d’analyse  bien  exacte  de  cette 
substance  : on  sait  seulement  , d’après  Bergmann 
et  Kirwan , qu’elle  est  composée  d’arsenic  de  fer 
et  de  soufre.  ( Voyez  les  Remarques.  ) 

Usages. 

C’est  de  la  pyrite  aisenicale  que  l’on  extrait  l’oxide 
blanc  d’arsenic  par  sublimation,  en  trailantlesmines 
d’étain  et  autres  auxquelles  elle  est  mélangée  : on 
l’emploie  aussi  pour  faire  du  réalgar  artificiel. 
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Gissement  et  localités . 

La  pyrite  arsenicale  commune  se  trouve  en 

# 

Bohème  ( Schlackenwald , etc.  ) , en  Saxe  ( Ereyberg, 
Munzig  , Ebrenfriedersdorf , Geier  , Altenberg  ), 
en  Silésie  ( Reicbeustein  ) ,*  etc. 

Elle  se  l'encontre  dans  des  montagnes  primitives, 
soit  en  filons,  soit,  disséminée  dans  les  roches. 

Les  minéraux  qui  l’accompagnent  le  plus  ordi- 
nairement, sont  la  mine  d’étain  commune,  la  ga- 
lène; plus  rarement  la  blende  noire,  le  fer  spa- 
thique  , la  pyrite  cuivreuse;  enfin,  le  quartz,  le 
spath  fluor  et  le  spath  calcaire. 

A Reichenstein , elle  se  trouve  dans  une  ser- 
pentine. 

Remarques. 

• i 

Les  minéralogistes  allemands  rapportent  à cette  espèce 
le  minera  arsenici  cinerea  de'Wallerius  , qui  est  la  mine 
et arsenic  grise  ou  pyrite  d’orpiment  de  quelques  auteurs  ; 
d’autres  la  regardent  comme  une  varie'té  de  pyrite  mar- 
tiale , et  elle  a été  donnée  comme  telle  ci-dc»sus  , p. 

a5a. 

Le  citoyen  Haiiy  l’avait  d’abord  décrite  sous  le  nom 
de  fer  arsenic  sulfuré,  dans  sou  extrait  ( J.  d.  M. , n°.  5r,  * 

p.  538  );  il  l’a  rangée  dans  son  Traité,  à la  suite  du 
Jcr  arsenical , sous  le  nom  de J'er  arsenical  pyriteux . On 
doit  soupçonner  avec  le  citoyen  Haüy  . que  ce  minéral 
est  un  passage  entre  la  pyrite  arsenicale  et  la  pyrite  mar- 
tiale. Il  n’est  donc  pas  étouuant  qu’on  l’ait  réuni  sou- 
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vent  à l’une  ou  à l’autre  de  ces  espèces; 
analyses  faites  par  Vauquelin  ( J.  d.  M. 
dont  voici  les  résultats. 

il  en  existe  deux 
, n°.  19,  p.  3 )r 

4 

Fer 

...  25.7 

Il  D 

. . . 20 

Silice. ....... 

...  44.5  ■ 

Perte 

. . . 6 

ÎOO  IOO 

Le  citoyen  Vauquelin  attribue  la  perte  à la  volatilisa- 
tion d’une  partie  du  soufre  et  de  l’arsenic, 
i Les  parties  constituantes  sont,  à la  ve'rite',  semblables  ; 
mais  leurs  proportions  sont  bien  differentes  ; aussi  je  crois- 
que  la  première  appartient  à une  véritable  pyrite  arseni- 
cale , et  la  seconde  à une  pyrite  martiale. 


Ile.  SOUS-ESPECE. 

mClSSERZ  f).  LA  PYRITE  ARSENICALE  ARGENTIFERE. 

Arsenicum  mineralisalum  pyritaceum  argentiferum. 

Id.  Emm.  T.  2,  p.  557- — Wid.  p.  970.  — Lenz  r 
T.  2 , p.  5o5.  — W.  P.  T.  1 , p.  216.  — Minera  argents 
arse ni calis,  Wall.  T.  2 , p.  54-0.  — Fer  arsenical  argenti— 
J fere  , Haüy  , T.  4 , p.  G5. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  blanc  d'étain  passant  toujours 


{*)  Littéralement  mine  blanche ~ 
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plus  ou  moins  au  blanc  d'argent . La  surface  devient  ,T*rrs 
toujours jaunâtre  ( plus  que  la  pyrite  arsenicale  com- 
mune ). 

On  la  trouve  rarement  en  masse , le  plus  souvent 
elle  est  disséminée  et  cristallisée  en  petits  et  très- 
petits  prismes  à 4 faces  aciculaires. 

A l'extérieur,  elle  est  éclatante  ; — à l'intérieur, 
peu  éclatante  ; c'est  un  éclat  métallique. 

Sa  cassure  est  inégale  , à petits  grains  ou  à grains 
fins. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  peu  aigus. 

Elle  se  présente  en  pièces  séparées , grenues , à 
petits  grains  et  à grains  fins. 

Re  m à rqu  e s. 

Tous  tes  autres  caractères  extérieurs  de  la  pyrite  ar- 
senicale argentifère  , .et  ses  caractères  chimiques  , sont  le» 
mêmes  que  ceux  de  la  sous-espèce  pre'cédcute  ; elle  ne 
diilére  dans  ses  parties  constituantes  que  par  le  mélange 
d’une  petite  quantité  d’argent,  qui  varie  de  i à io  cen- 
tièmes , et  pour  lequel  elle  est  souvent  exploitée. 

On  en  trouve  en  Saxe,  à Freyberg  et  Braunsdorf,  où 
elle  est  exploitée  comme  mine  d’argent  ; elle  es!  accom- 
pagnée ordinairement  de  pyrite  arsenicale  commune , d’ar- 
gent rouge,  de  galène  , de  pyrite  cuivreuse , etc. 

La  pyrite  arsenicale  argentifère  a été  quelquefois  in- 
diquée comme  une  variété  de  l 'argent  arsenical ( D.  B., 
t.  2 , p.  418,  var.  B.  S et  B.  b.  i ).  — On  l’a  aussi  nom- 
mée pyrite  blanche  argentifère  ou  mine  d'argent  blanche . 
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TROISIEME  ESPECE. 

ü A USCHGELB.  — LE  R É A L G A ft> 
ARSEN1CVM  MINERALISATUM  RISIGALLUSt. 

ld.  Eram,  T.  2 , p.  559.  — Wid.  p.  97a.  — Lenz  , 
T.  2 , p.  3o6. 

Werner  partage  cette  espèce  en  deux  sous-espèces. 

I".  SOUS-ESPECE. 

CELBES  RAUSCHGELB.  LE  RÉALGAR  JAUNE. 

Arscnicum  mineralisatum  risigallum  Jlavum. 

Id.  Emm.  T.  2 , p.  55g.  — Wid.  p.  972.  — Lenz  , 
T.  2,  p.  3o6.  — W.  P.  T.  2 , 210.  — Arsenicum ....,» 
auripigmentum , Wall.  T.  2 , p.  i65.  — Orpiment,  Kinv. 
T.  2 , p.  260.  — Orpiment , orpin  , R.  D.  L.  T.  3 , p.  39  , 
1 — Id.  La  m . T.  1 ,p.  357. — Oxide  d’arsenic  sulfuré  jaune  , 

D.  B.  T.  2 , p.  202 Arsenic  sulfuré  jaune,  Hauy , T.  Ip, 

p.  234. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  ordinaire  est  un  beau jaune-citron  qui 
souvent  passe,  A’micôlé,  avtjaunede  soufre  ouaujaune 
cl’ or  ci  au  jaune  de  miel,  et  de  l’autre  au  rouge-aurore. 

On  le  trouve  en  masse , disséminé,  superficiel  et 
cristallisé. 

Ses  formes  sont  : 

a . Le  prisme  à 4 faces,  obliçpiangîe,  terminé  par 
un  biseau  dont  les  faces  correspondent  aux  bords  la- 
téraux obtus. 
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h.  Le  prisme  à 4 faces , obliquangle , court , ter- 
miné par  un  pointement  à 4 faces  placées  sur  les  faces 
latérales  ; les  bords  obtus  du  pointement  sont  ar- 
rondis , quelquefois  aussi  les  bords  latéraux  aigus  du 
prisme  sont  remplacées  par  un  biseau. 

c.  U octaèdre  aigu  (*). 

Les  cristaux  sont  ordinairement  petits  ou  très- 
petits  , groupés  ensemble  si  confusément,  qu'il  est 
rare  de  pouvoir  bien  déterminer  leur  forme. 

Les  faces  des  prismes  sont  lisses;  celles  des  bi- 
seaux et  des  poiulemens  sont  striées  à stries  très- 
fines. 

A l’extérieur , ils  sont  éclatans  ou  peu  èclatans. 

A l’intérieur,  le  réalgar  jaune. est  très-éclalant. 
Son  éclat  varie  entre  Y éclat  gras  , Y éclat  métallique 
■et  Y éclat  du  diamant. 

Sa  cassure  est  toujours  lamelleuse , à lames  un  peu 
courbes.  Le  clivage  paraît  simple. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  obtus, 
ou  quelquefois  en  forme  de  plaques. 

Lorsqu’il  est  en  masse,  il  est  composé  de  pièces 
séparées , grenues , à grains  de  différentes  grosseurs. 

Il  est  translucide , quelquefois  seulement  sur  les 
bords;  les  lames  minces  sont  demi-diaphanes. 

Sa  raclure  est  de  même  couleur , seulement  un 
peu  plus  claire. 


if)  b est  sensiblement  le  même  que  celui  de  soufre. 


ni A LO A Rw 
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jiïalcati.  JJ  est  très-tendre  ; — doux  ; — flexible  ( sans  être 
élastique  ) dans  les  lames  minces  ; — facile  à casser  ; 
— médiocrement  pesant. 

Pes . spe'c.  5,3]  5 Bergman*.  5,5:2 i , gellert. 

Caractères  chimiques. 

Le  réalgar  jaune,  traité  au  chalumeau,  donne  une 
flamme  bleuâtre,  une  fumée  blanche  à odeur  d’ail 
et  de  soufre,  et  se  volatilise  en  un  oxide  blanc  qui 
se  dépose  sur  les  corps  froids  et  sur  le  support  de 
charbon.  Il  laisse  ordinairement  un  résidu  terreux, 
à moins  qu'il  ne  soit  très-pur. 

Parties  constituantes. 

Le  réalgar  jaune  est  un  sulfure  d’arsenic  dans  la 
proportion  de  ~ de  soufre,  suivant  Kirwan,  et  do 
j suivant  Westrumb  (*). 

Usage. 

Le  réalgar  jaune  fournit  à la  peinture  à l'huile  une 
belle  couleur  jaune,  connue  sous  le  nom  d 'orpin  ou 
d'orpiment  ; mais  celui  qu’on  emploie,  est  presque 
toujours  artificiel. 

Gissement  et  localités. 

On  trouve  du  réalgar  jaune  dans  le  Bannat  ( Mol- 
dawa  ),  en  Natolie,  eu  Servie,  en  Ti'ansilvanie 

{*)  L'arsenic  y est  toujours  un  peu  oxide. 
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(Nagyag,  Ohlalapos  ),  en  Hongrie  ( Felsobanya,  réalga», 
Taioba  près  Neusbol),  en  Walachie,  etc. 

Il  paraît  appartenir  à uns  formation  secondaire, 
car  on  le  trouve  toujours  dans  des  montagnes  stra- 
liformes.  Il  est  ordinairement  accompagné  d'ar- 
gile , de  quartz , etc.  et  quelquefois  de  réalgar 
rouge. 


IR  SOUS-ESPECE 

ROTITES  R AU  SC  JS  G ELU,  — LE  LÉALGAR  ROUGE. 

• Arsenicum  mineralisalum  risigallum  rubrum. 

IJ.  Emm.  T.  2 , p.  562.  — Wid.  p.  976.  — Lenz  , 

T.  2 , p.  3o8.  — W.  P.  T.  1 , p.  210.  — Arsenicum 

■risigallum  , Wall.  T.  2,  p.  i65.  — Réalgar , Kinv.  T.  2 , 
p.  261 . — Réalgar,  sandarac , rubine d’arsenic,  D.  B.  T.  2, 
p.  199. — Ici.  et  sou/re  rouge  des  volcans  , R.  13.  L.  T.  5 , 
p.  33.  — Arsenic  sulfuré , Lam.  T.  1 , p.  558.  — Arsenic 

sulfuré  rouge  , Haüy , T.  4 , p-  226. 

\ 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  çst  un  rouge-aurore  vif,  qui  passe  quel- 
quefois, d’un  côté,  au  rouge-écarlate , et  de  l’autre 
au  jaune  - Orangé. 

O11  le  trouve  rarement  en  masse  ; le  plus  souvent 
il  est  disséminé  ou  super jieiel  ( quelquefois  terreux  ) , 
ou  très-souvent  cristallisé. 

Sa  forme  est: 
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a.  Le  prisme  à 4 faces,  obliquangle,  soit  parfait, 
soit  ayant  ses  bords  latéraux  obtus , tronqués  ou  rem- 
placés par  un  biseau  '(*). 

Les  cristaux  sont  presque  toujours  petits  ou  très- 
petits,  quelquefois  aciculaires,  et  en  général  peu  fa- 
ciles à déterminer. 

Leur  surface  est  toujours  sériée  en  longueur,  tantôt 
éclatante,  tantôt  très-éclatanle. 

A l’intérieur,  le  réalgar  rouge  varie  de  Y éclatant 
nu  peu  éclatant  ; c’est  un  éclat  entre  Y éclat  vitreux 
et  Y éclat  gras. 

Sa  cassure  est  inégale,  à gros  grains  ou  petits 
grains  ; elle  passe  quelquefois  à la  cassure  conchoide. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  obtus. 

Il  n’est  communément  que  translucide , quel- 
quefois derr\i-diaphane , souvent  aussi  opaque. 

Sa  raclure  est  d’un  jaune-orangé , presque  d’ua 
jaune-citron. 

Il  est  très-tendre  ; — un  peu  aigre  ; — facile  a 
casser  $ — médiocrement  pesant.  , 

Pes.  spéc.  Bergman»,  3,2a5. 

Caractères  chimiques. 

Il  se  comporte  au  chalumeau  comme  le  réalgar 

(*)  Le  citoyen  Ilaüy  a rapporte  à cette  sous-espèce  toutes 
les  cristallisations  indiquées  pour  la  précédente.  On  peut  y 
ajouter  encore,  d’après  lui,  le  prisme  à l\j aces,  obliquangte, 
ayant  ses  bords  et  ses  angles  terminaux  tronqués  (fig.  a 


Digitized  by  Google 


RLÀIGAR 


fcENRE  ARSENIC.  44$ 

jaunë,  si  ce  n’est  que  la  flamme  est  plus  bleue,  et 
que  l’odeur  sulfureuse  est  plus  sensible. 

Ses  parties  constituantes  sont  aussi  lés  mêmes, 
suivant  Westrumb;  cependant  on  croit  assez  géné- 
ralement qu’il  contient  Un  peu  plus  de  soulrc. 

( 

Gissement  et  localités. 

On  trouve  du  réalgar  rouge  dans  le  Barinat,  en 
Bohême  ( Joacliims-Tlial  ) , en  Saxe  (Schneeberg, 
Johatin-Georgen-Stadt  , EhrenFriedersdorf  ) , art 
Hartz  ( Andreasberg  ),  en  Souabe,  en  Transilvanie 
( Nagyag  ),  en  Tirol  ( Inspruck  ),  eu  Hongrie 
( Felsobania,  Taioba  ),  et  dans  le  voisinage  des 
volcans,  comme  près  de  l’Etna  et  du  Vésuve;  à la 
Guadeloupe,  etc. 

C’est  principalement  dans  les  montagnes  primi- 
tives qu’il  se  rencontre.  Les  substances  minérales  qui 
l’accompagnent  le  plus  ordinairement,  sont  l'arsenic 
natif,  l’argent  rouge  ; la  galène  , quelquefois  le 
cobalt  éclatant , la  pyrite  martiale , le  falilerz , le 
quartz,  le  spath  pesant,  le  spath  calcaire,  ele. 

R e m j nqu  Bé 

Le  re’algar  rouge  est  eh  usage  en  peinture,  mais  celui 
qu’on  emploie  est  artificiel. 

• -g 


Minéral,  élém.  Tom.  //. 


Ff 
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QUATRIEME  ESPECE. 
NATURLICHER  ARSENIK-KALK.  — L’ARSENIC 

OXIDÉ  NATIF. 

ARSENICUM  OCHRACEUM  ALBUM. 

Iil.  Emm.  T.  2,  p.  5Gf».  — Wid.  p.  977.  — Lenz , 
T.  2 , p.  3o4-  — Arsenictirn  nativum  album , Wall.  T. 2 , 
p.  160.  — Native  cal-r  of  arsenic , Kirw.  T.  2 , p.  s5S»  — 
Oxide  blanc  d’arsenic , Lam.  T.  1 , p.  355.  — Arsenic 
oxîJë , D.  R.  T.  2 , p.  204.  — ld.  Haüy  , T.  4 j p-  aa5. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  la  plus  ordinaire  est  le  blanc  de  neige 

ou  le  blanc  jaune , quelquefois  le  blanc  rougeâtre 

» 

ou  verdâtre.  Elle  passe  aussi  au  gris  de  fumée  clair. 

On  le  trouve  le  plus  souvent  superficiel  à l’état 
terreux,  ci  friable  sur  d'autres  minéraux,  plus  ra- 
rement  endurci,  soit  uviforme , soit  cristallisé. 

Ses  formes  sont  : 

a.  De  très-petits  cristaux  capillaires  groupés  en 
faisceaux  ou  entrelacés. 

b.  De  très-petits  octaèdres  à peine  déterminables. 

c.  Des  tables  à 4 faces  très-petites. 

11  est  tantôt  un  peu  éclatant,  tantôt  brillant , 
souvent  mat. 

Sa  cassure  est  tantôt  terreuse , tantôt  fibreuse , à 
fibres  très-fines,  divergentes  en  faisceaux. 
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L'arsenic  oxidé  cristallisé  paraît  translucide,  mais 
■à  l'état  terreux  il  est  toujours  opaque. 

11  est  très- tendre  , sou  vent  même  friable  ; — 
aigre  ; — il  a .une  saveur  acide  douce  ; — il  est  mé- 
diocrement pesant. 

P es.  spéc.  5,706,  Muschenbroek. 

Caractères  chimiques. 

Traité  au  chalumeau,  l’arsenic  oxidé  natif  donne 
«ne  fumée  blanche  et  une  odeur  d’ail:  il  brûle  en- 
suite avec  une  flamme  bleuâtre  et  se  volatilise  en- 
tièrement, mais  plus  lentement  que  l’arsenic  mé- 
tallique. Il  est  dissoluble  dans  l’eau  et  dans  les 
acides.  C’est  un  oxide  d’arsenic  pur,  ou  tout  au  plus 
mélangé  accidentellement  d’un  peu  de  terre. 

Usages. 

L’arsenic  oxidé  est  employé  dans  beaucoup  d’o- 
pérations en  petit  sur  les  métaux,  dans  la  verrerie, 
la  teinture,  etc.  Il  est  connu  dans  le  commerce  sous 
le  nom  d’arsenic.  On  a proscrit  l’usage  qu’on  en 
faisait  autrefois  en  médecine,  cette  substance  étant 
un  des  poisons  les  plus  violens. 

Ce  n’est  pas  celui  de  la  nature  que  l’on  emploie  ; 
il  est  trop  peu  abondant:  on  en  fabrique  artificiel- 
lement en  sublimant  les  pyrites  ai'senicales  et  quel- 
ques mines  métalliques  mélangées  d'arsenic,  prin- 
cipalement pelles  d’étain  et  de  cobalt.  Cette  fabri- 

F f 2 


ARsraic. 

OXIttÉ  NATIF. 
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cation  même  n’est  jamais  l’objet  principal  d’une  ex- 
ploitation, l’usage  de  l’arsenic  oxidé  étant  très-peu 
étendu. 

Gissement  et  localités. 

L’arsenic  oxidé  natif  est  fort  rare;  il  se  rencontre 
en  très-petite  quantité  dans  le  voisinage  de  l’arsenic 
natif  et  de  quelques  mines  de  cobalt. 

On  en  trouve  en  Bohême  ( Joachims-Thal  ),  en 
Saxe  ( Raschau  ) , dans  la  Hesse  ( Riechesldorf  ) , 
en  Transilvanie  ( Salatna  ),  en  Hongrie  ( Schmœl- 
nitz  ),  etc. 
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GENRE  SCHEELIN. 


PREMIERE  ESPECE. 

SCHWERSTKIS.  — LA  PIERRE  PESANTE. 

eu  LE  TUNGSTÈNE. 

SCHEELIUM  OCHRACEUM  ALBUM. 

TJ.  Emm.  T..  2 , p.  5/0.  — Lenz  , T.  2 , p.  5ro. 

W.  P.  T.  1 , p.  222.  — PI’ tisser  tu  t/gs  te  in  , Wid.  p.  980. 

— Minerajèrri  lapidea  grai'issima  , Wall.  T.  2 , J».  254» 

— Tungsfen  , Kirw.  T.  2 , p.  5 14.  — Wolfram  de  couleur 
blanche  , R.  D.  L.  T.  3 , p.  264 • — Tungstate  calcaire  , 
mine  d' étain  blanche  , D.  B.  T.  2 , p.  23o.  — Tungstène  , 
Lain.  T.  1 , p.  402.  — Scheelin  calcaire  , Haüy , T.  4 > 
p.  320. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  ordinaire  est  un  blanc  grisâtre  ou  Jau- 
nâtre , qui  passe  assez  souvent  au  gris  jaunâtre.  Sa 
surface  est  quelquefois  d’un  gris  de  perle  foncé  ou 
d’un  brun  jaunâtre. 

Un  le  trouve  communément  en  masse  ou  dissé- 
miné , rarement  cristallisé , et  toujours  en  octaèdres 
réguliers , soit  parfaits,  soit  portant  un  faible  biseau 
sur  les  bords  de  la  base  commune  ; quelquefois  aussi 
l’octaèdre  se  termine  en  une  ligne. 
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TBNcsTEsr.  Les  cristaux  sont  de  moyenne  grandeur  ou  petits» 

Leur  surface  est  lisse  et  éclatante  ou  très-écla tante, 
rarement  drusique  ( dans  les  petits  cristaux  ).  Les 
faces  des  biseaux  sont  striées  en  travers. 

A l’intérieur,  le  tungstène  est  éclatant  ou  très- 
éclatant  ou  peu  éclatant ; c’est  un  éclat  gras  qui  passe 
à Yéclat  du  diamant. 

Sa  cassure  est  lamelleuse , à lames  droites  dans 
plusieurs  sens  d'fférens  (*).  Quelquefois  aussi  elle  est 
c onchoïde  et  presqu7/zégrafe. 

Ses  fragmens  sont  indéterminés , à bords  peu  aigus.. 

Il  se  présente  quelquefois  en  pièces  séparées , 
grenues , à gros  grains  ou  petits  grains. 

Il  est  toujours  plus  ou  moins  translucide  ; — demi~ 
dur , passant  au  tendre  — aigre  ; — facile  à casser 
— très-pesant. 

Pes.  spe'c:  Buisson  , 6,o665. 

t 

Caractères  chimiques . 

Le  tungstène,  traité  au  chalumeau  sans  addition, 
pétille  et  perd  sa  transparence,  mais  il  est  entiè- 
rement infusible  ; il  en  est  de  même  avec  le  borax.. 
Pulvérisé  et  mis  en  digestion  avec  de  l'acide  ni- 
i trique  ou  muriatique,  il  laisse  un  résidu  d’un  jaune 

citron,  qui  est  l’acide  tungstique  des  chimistes. 

(+)  Le  citoyen  Haiiy  a observe'  qu’on  obtenait  e'galcment 
des  lames  , parallèlement  aux  faces  d’un  cube , et  parallèle- 
ment à celles  d’un  octaèdre  régulier. 


Digitized  by  Google 


GENRE  SCHEELIN. 


455 


Parties  constituantes. 


tdkCstene'. 


Le  tungstène  a été  regardé  long-tems  comme 
une  mine  d’étain  : on  lui  donnait  le  nom  d 'étain 
blanc,  weisscr  zinnslein  , zinngraupen , ele.  C’est  à 
Scheele  que  l’on  doit  la  connaissance  de  sa  véritable 
nature.  11  a reconnu  que  c’était  une  combinaison 
de  la  chaux  avec  un  métal  particulier  à l’état  d’a- 
cide. Les  chimistes  ont  conservé  à ce  métal  le  nom 
de  la  pierre  dans  laquelle  il  s’est  rencontré  pour  la 
première  fois,  et  cette  pierre  est  devenue  pour  eux 
un  sel  métallique  sous  le  nom  de  lungstatc  de  chaux. 
Mais  les  minéralogistes  ont  cru  devoir  changer  ces 
dénominations  qui  entraînaient  quelque  confusion, 
surtout  dans  la  langue  allemande,  et  on  a donné  au 
métal  le  nom  de  scheel  ou  scheelin , en  l’honneur 
de  celui  qui  l’a  découvert.  Néanmoins  M.  Werner 
a conservé  au  tungstate  de  chaux  le  nom  de  schwers- 
tein  qu’on  lui  donnait  en  Saxe.  Voici  les  proportions 
de  chaux  et  d’acide  tungstique  dans  le  tungstène. 

D’après  Scheele.  D’après  Dechuy-art. 

Acide  tungstique. . . 43,75  68 

Chaux 56,2.5  5o 


100 


9« 


Gissement  et  localités. 

Le  tungstène  est  un  minéral  très-rare:  on  en  a 
trouvé  à Sclilackemvald  en  Bohême  , à Ehren- 
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i 

ïcscstexe.  friedersdorf  en  Saxe,  à Riddarhyttan  et  Bisberg 
en  Suède;  il  est  communément  accompagné  de 
mine  d’étain,  de  quartz,  de  mica,  de  sléalite,  de 
talc,  etc» 


SECONDE  ESPECE. 

TV  O LF  R A M (*).  — LE  WOLFRAM. 

SCHEELIUM  OCHRACEUM  SPUMA  LUPÏ. 

Ici.  Emm.  T.  2 , p.  674., — Wi«f.  p.  983.  — Lenz  , 
T.  2 , p.  3 12.  — W.  P.  T.  t , p.  2 j3.  — Magnes  la  cris- 
tallin a sftuma  iupi , Wall.  T.  2 , p.  344.  — Wolfram , 

Kirw.  T.  2,  p.  5 16.  — d.  D.  B.  T.  2 , p.  227.  — Idem , 
Eam.  T.  1 , p.  404 • — Scheelin  Jerruginè  , ITaüy  , T.  4 , 
p.  3i4, 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  le  noir  brunâtre , presque  le  noir 
parfait.  Sa  surface  présente  souvent  les  couleurs  bi- 
garées  de  l'acier  trempé. 

On  le  trouve  en  niasse , on  disséminé,  ou  en 
lames,  ou  cristallisé. 

Ses  formes  sont  : 

a.  Le  prisme  d 6 faces  , dont  deux  opposées  très~. 
larges , deux  autres  plus  étroites , et  deux  autres  très - 
étroites.  11  est  termihé  par  un  pointement  assez  aigu 

{*)  Littéralement  Y écume  de  loup. 
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à 4 faces,  dont  deux  plus  larges  sont  placées  sur  les 
faces  larges  du  prisme,  et  les  deux  autres  sur  les 
bords  latéraux  qui  séparent  deux  fac.es  étroites.  Le 
poîntement  se  termine  en  une  ligne  qui  est  quelque- 
fois remplacée  par  un  biseau  placé  sur  les  laces 
larges. 

b.  La  table  à 4 faces , rectangulaire , ayant  deux 
faces  terminales  opposées,  remplacées  par  un  biseau, 
et  ses  angles  tronqués. 

c.  La  table  à i faces,  rectangulaire,  un  peu  alon - 
gèe,  ayant  lieux  île  ses  bords  latéraux  ( les  plus  longs) 
tronqués  ; les  faces  term  i riales  son  t striées  en  longueur 
et  un  peu  convexes  et  cilindriques  (*). 

Les  cristaux  sont  de  moyenne  grandeur  ou  même 


(*)  Ces  formes  cristallines  ont  été  donne'es  d’après  les 
minéralogistes  allemands.  Gn  doit  y joindre  celles  décrites 
par  le  citoyen  Haiiy  , dans  le  Journal  des  Mines  , n“.  ip  , 
page  8 , et  dans  son  Traité  , tome  4 , page  3 16. 

â.  La  table  à 4 faces , rectangulaire , alon  gèe , ayant  sur 
chacun  des l^hords terminaux, un  biseau  dont  les/acessont 
placées  sur  /es  deux  faceslatérales  j quelquefois  les  4 bords 
latéraux  alonge's  sont  tronqués. 

e.  Le  p/isme  à 4 faces  , ob'iquangle  , terminé  par  un  bi- 
peau  dont  lesjac.es  sont 'placées  sur  les  bords  latéraux  aigus; 
les  bords  du  biseau  sont  tronqués. 

Ce  n’est  pas  que  je  ne  croie  que  la  forme  d n’ait  quelque 
ressemblance  avec  les  formes  l et  c j mais  les  modifications 
de  la  forme  principale  sont  différentes,  ou  du  moins  elles 
ont  été  considérées  différemment. 


WOCÏRA.M. 
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troirRAM.  grands,  rarement  petits,  quelquefois  isolés , le  plus- 
souvent  groupés,  et  très-rarement  de  forme  bien 
déterminée. 

A l’extérieur,  le  wolfram  est  peu  éclatant;  à 
l'intérieur,  il  est  éclatant  ou  très-éclatanl : c’est  un 
éclat  ordinaire  qui  se  rapproche  beaucoup  de  l 'éclat 
métallique. 

Sa  cassure  principale  est  ( en  longueur  ) lamel- 
leuse,  à lames  droites , mais  en  travers  elle  est  iné- 
gale, à gros  grains  et  à petits  grains. 

Les  fragmens  sont  indéterminés,  à bords  peu  aigus. 

Il  se  présente  quelquefois  en  pièces  séparées , tes- 
tacèes,  courbes,  concentriques,  droites  ou  en  zigzag, 
ayant  leurs  faces  de  jointure  striées:  on  en  trouve 
aussi  en  pièces  séparées,  grenues,  à gros  grains  ou  à 
grains  alongés. 

Il  est  toujours  opaque. 

11  donne  une  raclure  d'un  brun  rougeâtre  foncé . 

11  est  tendre  ; — aigre  ; — facile  à casser  ; — 
très-pesant. 

Pes.  spéc.  7,i3o  , Gellert.  7,11g,  Kjiiwan. 

Caractères  chimiques. 

Il  pétille  au  chalumeau,  et  est  infusible  mémo 
avec  le  borax. 
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Parties  constituantes. 


WOLFRAM. 


4 

Acide  tungstique.  . . 
Oxide  de  manganèse. 
Oxide  de  fer 

D’après 

Delhuyaiit. 

f>5 

22 

i3.5 

D’après 

Wlfc'ÎLEB. 

55.75 

52 

11 

D’après 

Klafroth. 

46.9 

D’après 

Vauquïlim. 

C7 

6.25 
18 

i.5o 

7.25 

Silice. 

Perte 

2 >.25 

21.9 

100.3 

IOO 

100 

IOO 

Gissement  et  localités. 


Le  wolfram  est  assez  rare  : on  en  trouve  en 
Bohême  ( Zinnwald,  Graupen,  Schlackenwald  ), 
en  Saxe  ( Ehrenfriedersdorf,  Geyer,  Allenberg), 
en  Angleterre  ( Poldicc  dans  le  Cornouailles).  On 
en  a découvert  aussi  en  France,  à Saint  Léonard, 
dans  le  département  de  la  Haute-Vienne.  ( P oyez 
Journal  des  Mines,  n°.  i,  p.  a3.  ) 

Le  wolfram  se  rencontre  dans  des  montagnes 
primitives,  ordinairement  accompagné  de  quartz 
et  de  mines  d’étain. 

Remarque. 

On  n’a  fait  encore  aucun  usage  du  wolfram  ni  du  mé- 
tal qu’il  renferme  j il  e'tait  regarde'  autrefois  comme  uue 
mine  de  manganèse  et  de  fer. 
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PREMIERE  ESPÈCE. 

PECHERZ.  — LEPECHERZou  L’ÜRANE 

, NOIR. 

URANIUM  MINERAIISATUM  NIGRUM. 

Schwarz~uran-erz,Y.mm.  T.  2,  p.  58o.  — Peçh-Hende, 
Wid.  p.  987.  — Lenz , T.  2,  p.  5 19.  — W.  P.  T.  1 , 
p.  170.  — M.  L.  p.  477'  — Pechblende  ou  blende  de  poix, 
D.  B.  T.  2 , p.  1 5g.  — Mine  d'uranit  sulfureux,  Lam.  T.  1 , 
p.  408.  — Sulphurated uranit, Kirw.  T.  2, p.  5o5. — Urane 
oxydulê , I laivy  , T. 4,  p.  280. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  la  plus  ordinaire  est  le  noir  parfait,  le 
noir  de  fer  et  le  noir  brunâtre,  rarement  grisâtre  ou 
bleuâtre ; quelquefois  sa  surface  est  bigarée  comme 
l'acier  trempé. 

On  le  trouve,  ou  en  masse,  ou  disséminé,  quel- 
quefois cellulaire , rarement  réniforme  ou  uviforme . 

A l’intérieur,  il  varie  du  brillant  à Y éclatant;  il 
est  très- rarement  mat,  ce  qui  est  toujours  l’effet 
d’une  décomposition  ; c’est  un  éclat  demi-métallique. 

(*)  J’ai  substitue'  le  nom  d’urane  à celui  d’uranite  , que 
l’on  trouve  dans  le  tableau  de  classification  , ce  changement 
d'ailleurs  peu  important  étant  généralement  adopté. 
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Sa  cassure  est  tantôt  imparfaitement  conchoïcle } noir. 

à petites  cavités  ; tantôt  inégale  , à gros  grains  ou  à 
petits  grains. 

Ses  fragmens  soni  indéterminés , à bords  peu  aigus. 

11  se  présente  quelquefois  en  pièces  séparées  , gre- 
nues, à gros  grains  ou  à petits  grains. 

Sa  raclure  est  noire  ; — 1 il  est  entièrement  opa- 
que ; — demi-dur , passant  au  tendre  ; — très-aigre  ; 

— facile  à casser  ; — très-pesant. 

P es.  spe'c.  Klaproth  , 7,600.  IIauy,  6,55o4- 

Caractères  chimiques. 

L'uTane  noir  est  infusible  au  chalumeau  sans 
addition,  il  donne  avec  le  borax  un  verre  opaque, 
d’un  gris  sale;  il  se  dissout  dans  l'acide  nitrique,  „ 
en  dégageant  du  gaz  nitreux,  en  laissant  un  résidu 
qui  est  du  soufre. 

Parties  constituantes. 

C’est  dans  cette  substance  que  Klaproth  a dé- 
couvert pour  la  première  fois  le  métal  nouveau  au- 
quel il  a donné  le  nom  d’uranium  ou  urane.  D’après 
son  analyse,  l’ urane  noir  de  Joaclums-Thal  en  Bo- 
- hème  contient  : 

Urane  peu  oxidé.  86. 5o 
Plomb  sulfuré. ...  6 

Silice 5 

Oxide  de  fer. ... . 2.00 

j 00 
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4Ra  HÉ  T A U X., 

Klaprotli  avait  fait  précédemment  une  autre  ana- 
lyse, d'où  il  avait  conclu  que  l’urane  noir  était  un 
sulfure  d'urane;  mais  par  celle  qui  vient  d’être  rap- 
portée, il  a reconnu  que  le  soufre  ne  provenait  que 
du  sulfure  de  plomb , et  que  l’urane  était  dans  cette 
mine,  ou  à l’état  métallique,  ou  tout  au  moins  uni 
à très-peu  d’oxigènej  ce  qui  rend  parfaitement  rai- 
son du  gaz  nitreux  qui  se  dégage  avec  l’acide  ni- 
trique. 

Gissement  et  localités . 

On  trouve  l’urane  noir  à Joacliims-Thal  en  Bo- 
hème, à Johann-Georgen-Sladl  et  Schnecberg  en  * 
Saxe  ; il  se  reucontre  communément  dans  le  voi- 
sinage des  deux  espèces  suivantes,  la  galène,  la  py- 
rite cuivreuse:  l’ocre  de  fer,  l’argile  endurcie,  le 
braunspatli,  l’argent  vitreux  et  quelques  mines  de 
cobalt  sont  les  substances  ejui  l’accompagnent  le  plus 
ordinairement. 

REMARQUE. 

On  regardait  aiitrefois  cette  substance  comme  une  mine 
de  z inc  j c’est  ce  qui  lui  fait  donner  le  nom  de  pechblende  : 
sa  cassure  et  sa  pesanteur  spécifique , et  surtout  celte  terre 
d’un  jauue  citron  ( l’urane  terreux  ) qui  l’accompagne 
toujours  , avaient  fait  soupçonner  à Werner  que  c’était 
plutôt  une  mine  de  fer  ou  peut-Ctre  une  espèce  de  wol- 
fram j enfin  , les  analyses  de  Klaproth  ont  fixé  sa  véritable 
place. 

i 
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SECONDE  ESPÈCE. 

> . 

URAN-GLIMMER.  — L’URANE  MICACÉ. 

URANIUM  MINERALISATUM  VIRIDE. 

Grün-uran-erz,Y.mm.  T.  2 , p.  584- — Wid.  p.  990. 
ChalknlUk  , YV.  P.  T.  1 , p.  290.  — Id.  M.  L.  p.  195. 
• — Muriate  de  cuivre  et  cuivre  carné,  Y).  B.  T.  2 , p.  344- 
Oxide  de  bisrnufh  jaune-verdâtre , ibid.  p.  219.  — Mica - 
ceous  uranitic  ore  , Kirw.  T.  2,  p.  3o4-  — Oxide  d’ura- 
nil  avec  cuivre , Lam.  T.  I , p.  4 10 • — « Urane  oxidé  , 
Haüy  , T.  4 1 P-  283. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  ordinaire  est  le  vert  émeraude  ou  le 
vert  de  pré  plus  ou  moius  foncé.  Elle  passe  quelque- 
fois au  blanc  d'argent,  ou  au  vert  serin , ou  au  jaune- 
verdâtre.  11  y % aussi  , quoique  rarement , des  va- 
riétés d’un  jaune  entre  le  jaune  de  soufre  et  le jaune 
de  cire. 

On  le  trouve  rarement  en  couches  superficielles } 
le  plus  souvent  il  est  cristallisé. 

Ses  formes  sont  : 

a.  ha  table  à 4 faces  , rectangulaire , plus  ou  moins 
épaisse  , soit  parfaite , soit  portant  un  biseau  sur  ses 
faces  terminales  ; ce  qui  la  fait  ressembler  à un  oc- 
taèdre ayant  deux  sommets  opposés  fortement  tron- 
qués. 
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b.  Le  cube  parfait. 

c.  Le  prisme  à 6 faces , dont  deux  opposées  plus 
petites,  terminé  par  un  biseau  dont  les  faces  sont 
placées  sur  ces  deux  plus  petites  faces  latérales. 

Les  cristaux  sont  petits  ou  très-petits j les  tables 
sont  groupées  tantôt  en  gerbes , tantôt  sous  forme 
cellulaire  ; les  prismes  seuls  sont  souvent  isolés. 

La  surface  des  tables  et  des  cubes  est  lisse  ; celle 
des  prismes  est  striée  en  longueur  ou  rarement  dru- 
sique.  ' 

A l’extérieur,  l’urane  micacé  est  éclatant  ou  très- 
éclatant. 

A l’intérieur,  il  est  éclatant  ; c’est  un  éclat  nacré 
qui  souvent  passe  à l'éclat  demi-métallique. 

Sa  cassure  paraît  être  lamelleuse , à lames  droites 
dans  un  seul  sens. 

Il  est  le  plus  souvent  translucide  ou  rarement  demi- 
diaphane.  * 

11  donne  une  raclure,  tantôt  d’un  blanc  verdâtre , 
tantôt  d’un  jaune  de  soufre. 

Il  est  tendre , quelquefois  très-tendre  ; — très-peu 
aigre ; — facile  à casser  ; — médiocrement  pesant. 

Pcs.  spéc.  3,i 21 3 , Champeau*. 

Caractères  chimiques. 

L’uvane  micacé  se  dissout  dans  l’acide  nitrique 
sans  eflérvescence  ; il  lui  communique  une  couleur 
d’un  jaune  cilrin. 

Parties 
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Parties  constituantes. 

ïl’après  Klaprolli , l’urahe  micacé  est  une  lirait  e 
oxidé,  mélangé  d’im  peu  de  cuivre. 

Glissement  et  localités. 

L’urane  micacé  se  trouve  dans  le  Banriat  ( Saska), 
en  Saxe  ( Johann-Georgen-Stadt , Eibenstock  ) , 
en  Angleterre  ( Karrarach  dans  le  Cornouailles  ) , 
dans  le  Wirtemberg  ( Reiiierzau  )$  enfin,  le  citoyen 
Champeaux,  ingénieur  des  mines,  en  à trouvé  der- 
nièrement en  France  , à Saint-Symphorien  près 
d’Autun.  Il  est  d’un  beau  jaune  verdâtre,  cristallisé 
eh  grandes  lames,  groupés  eu  gerbes  et  sous  forme 
cellulaire;  il  était  en  filons  dans  une  roche  feldspa- 
thique. 

Dans  ses  autres  gissemens  on  rencontre  presque 
toujours  l’urane  micacé  avec  les  deux  autres  mines 
d’urane.  Les  mines  de  fer  compacte,  brune  et  rouge, 
le  quartz,  le  hornstein,  l’argile  endurci,  l’accom- 
pagnent assez  ordinairement , et  plus  rarement  le 
cobalt  terreux  noir  et  jaune  ( Reinerzau  ),  et  l’oli— 
Venerz  ( Karrarach  ).  En  Saxe  il  se  trouve  dans  des 
roches  de  glimmerschiefer,  de  schiste  micacé  ou  de 
gcanite,  et  toujours  dans  des  montagues  primitives, 

REMARQUE, 

L’iirnne  micacé  a e'té  regardé  long-tcms  comme  un 
mica  vert  ou  comme  un  nlnnt‘>  vert.  Le  célèbre  Bergmann 
Minéral,  èlém.  Tom.  II.  G g 
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nuNimcni.  avait  cru  y reconnaître  du  cuivre  uni  à l’acide  muriatique  , 
et  il  a été  considéré  comme  tel , jusqu’au*  analyses  de 
Klaproth. 


TROISIEME  ESPECE. 

VRAN-OKKER.  — L’OCRE  D’URANE. 

URANIUM  OCHRACEUM. 

Id.  Emm.  T.  2,  p.  58g.  Leni,  p.  3i6.  — Wid. 
p.  992.  — Uranitic  ochre  , Kirw.  T.  2,  p.  3o3. 

Caractères  extérieurs. 

S A couleur  est  un  jaune  citron , qui  passe  tantôt  au 
jaune-orange  et  au  rouge-aurore , tantôt  au  jaune  de 
soufre  et  au  vert-serin,  quelquefois  au  jaune  d’ocre. 

On  la  trouve  en  masse;  le  plus  souvent  elle  est 
disséminée  ou  superficielle , rarement  en  petites  ra- 
mifications réniformes. 

Elle  est  matte,  ou  rarement  peu  éclatante , lors- 
qu’elle est  cohérente. 

Sa  cassure  est  terreuse  ; elle  passe  quelquefois  un 
peu  à la  cassure  lamelleuse. 

Ses  fragmcns  sont  indéterminés , à Bords  obtus „ 

Elle  est  opaque  ; — tendre,  quelquefois  très-tendre 
ou  même  friable  ; — la  raclure  est  de  meme  cou- 
leur , excepté  dans  la  variété  rouge  ( elle  est  alors 
plus  claire  ) ; — elle  est  aigre  ; un  peu  tachante  ; 

— maigre  au  toucher  ; — pesante. 
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Parties  constituantes. 


467 

OCRE  !>’ U R À NI. 


L’ocre  d’urane  est,  d'après  Klaproth , de  l’oxide 
d’urane,  très-pur  dans  la  variété  jaune,  et  mélangé 
d’un  peu  de  fer  dans  les  autres  (*). 


Remarqués. 


L’ocre  d’urane  a e'té  trouve'e  à JobacInm#-Tba!  en  Bp- 
hème  et  à Joaliann-Georgen-Sladl  eu  Saxej  elle  était  ac- 
compagnée des  deux  espèces  précédentes  t on  a trouvé 
aussi  dans  son  voisinage  une  substance  minérale  qui  a 
beaucoup  de  ressemblance  avec  la  mine  de  cuivre  pana- 
cbe'e , mais  que  l’on  croit,  être  aussi  une  mine  d’urane. 
M.  Karsten  l’a  de'crite  dans  les  Mémoires  de  la  société 
des  Naturalistes  de  Berlin  ( t.  10  , p.  180  ). 

Sa  couleur  est  le  bleu  d’indigo  : on  la  trouve  dissé- 

minée et  en  couches  superficielles  j — elle  est  matte  en 
quelques  endroits  et  brillante  dans  d’autres  j c’est  X éclat 
métallique  ; — sa  cassure  est  terreuse  j — elle  n’est  presque 
point  tachante  ; — rite  prend  beaucoup  d'éclat  par  la  ra- 
clure:, c’est  l'éclat  métallique etc.  (?) 

(*)  Pourquoi , d’après  cette  analyse , 11’a-t-on  pas  fait  de 
l’ocre  d’urane  une  sous-espèce  de  l’urane  micacé'? 


Cg  3 
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> 

LE  GENRE  MENAK.  ( Titan e des  chimistes.  ) 

Dans  le  tableau  de  classification  j’avais  suivi  M.  Reuss  , 
pour  les  espèces  de  ce  genre  roe'tallique  j les  trois  espèces 
qui  y sont  dénommées  , sont  en  effet  reconnues  par  W er- 
ncr;  mais  j’ai  appris  depuis  qu’il  avait  substitue'  le  nom 
de  ruthil  à celui  de  nadelalein  , et  qu’il  avait  ajoute'  une 
quatrième  espèce  sous  le  nom  d ' iserine. 

Le  genre  menak  comprend  donc  quatre  espèces  , le 
menakanite  , le  ruthile  , le  nigrine  et  Yiserine. 


PREMIERE  ESPÈCE. 

M ÆNAKAN.  — LE  MENAKANITE. 

( Voyez  , pour  la  synonymie  , les  remarques.  ) 
Caractères  extérieurs. 

S A couleur  est  un  noir  grisâtre  tirant  au  noir  de fer 
11  se  trouve  en  grains  arrondis,  fort  petits,  isolés. 
Sa  surface  est  rude  et  un  peu  brillante. 

A l’intérieur,  il  est  éclatant ; c’est  un  éclat  demi- 
métallique. 

Sa  cassure  est  imparfaitement  lamelleuse. 

Il  est  tendre,  passant  au  demi-dur  ; — aigre  ; 

pesant. 

' Pes.  spéc.  4,427. 

Il  est  atlirable  à l'aimant. 
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• Caractères  chimiques 

Traité  au  chalumeau  sans  addition  , le  mena- 
kanite  est  infusible;  il  ne  décrépite  point;  il  donne 
au  borax  une  couleur  verte  qui  passe  au  brun. 

Remarque. 

Le  menakanite  a reçu  ce  nom , parce  qu'il  a e’te'  trouve 
près  de  Menakan  , dans  le  Cornouailles  : il  s'y  rencon- 
tre sous  forme  de  sable  : il  y est  assez  abondant.  M.  Gre- 
por  le  fit  connaître  il  y a environ  dix  ans  (*)  , et  y recon- 
nut la  présencct  d’un  me'tal  nouveau.  Klaproth  Tarant 
analysé  depuis  , a obtenu  le  résultat  suivant  •• 

Oxide  de  titane 45. 20  1 

Oxide  de  fer 5i  f Ki.aproth, 

Silice 5.5o  ( T.  2,p.  22G. 

Oxide  de  manganèse 0.25  J 

100 

On  voit  donc  que  le  mcnakanitc  est  un  oxide  gi- 
tane , mélange  de  fer;  aussi  le  citoyen  Haüy  l’a  désigné 
sous  le  nom  de  titane  oxitlè ferrifere  ( t.  4 > P-  3o5  ). 

Je  crois  devoir;  rapporter  à cette  espèce  plusieurs  au- 
tres minéraux, dans  lesqnels  on  a aussi  reconnu  du  titane  , 
quoique  je  ne  sois  pas  bien  assuré  que  ce  soit  l’opinioa 
de  M.  Werner.,1 

i°.  Le.  minéral  trouvé  à Ohlapinn  en  Transilvanie  , 
analysé  par  Klaproth  ( t.  2 , p.  a35  ) , sous  le  nom  de 
efsen-titan  ou  titane,  fen  uginé ; il  contient  0.84  d’oxide  de 
titane  , 0.14  d’oxide  de  fer  et  0.02  dlpxide  de  manganèse. 
Les  caractères  qu’il  en  donne , diffèrent  très-peu  de  ceux 


(*)  Journal  de  Physique  , 1791  , tome  2 , p.  72. 


SIXKAXAK1TE. 
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indiques  ci-dessus.  Ce  mine'ral  e'iait  sous  forme  de  sable  , 

( Voyez  aussi  Etnmerling  , t.  3 , p.  38r.  ) 

2°.  Le  niine'ral  trouve  à Spcssart  , près  d’Aschaffen- 
bourj*  en  Franeonie , analyse’  par  Klaf  roth'(  t.  2 , p.  a3a  ) , 
sous  le  tlOln  de  titan~eisen  ou fer  War.lt  ; il  diffère  peu  du 
jnenakanite  du  Cornouailles;  cependant  il  parait  plus  pe- 
sant et  plus  dur,  et  sa  cassure  est  inégalé:  il  contient 
0.78  d’oxide  de  fer  et  0.22  d’oxide  de  titane.  ( Voyez 
Emm. , t.  5 , p.  584-  ) 

Il  me  paraît  impossible  de  se’parer  ces  deux  minc’raux 
du  menakanite  : leur  composition  chimique  et  leurs  ca- 
ractères ont  ensemble  une  conformité'  trop  marque'e. 

Klaproth  a aussi  relire’  de  l’oxide  de  titane  des  grains 
de  fer  magne'tiquc , qu’on  trouve  mélanges  avec  les  hya- 
cinthes de  Ceilah. 

On  a aussi  trouve'  en  Norwc’ge  une  substance  qui  e'tait 
une  composition  semblable  d’oxide  de  titane  et.  de  fer. 

£ SECONDE  ESPÈCE. 

RUT  H IL.  — LE.  RU  T HILE. 

Nade/stein  du  tableau  de  classification  , T.  1 , p.'  148. — 
Id.  Reuss  , p.  il\.  — Tifarters  , Emm.  T.  3 , p.  3y3.  — 
Rother  schnrl  , Klap.  T.  t , p.  233.  Sc/iorf  cristallisé 
optique  rbugr....  D.  B.  T.  1 ,p.  1(18.  —r  Sugeniie  ou sc/iorl 
roug.  Desauss.  T.  4 > §•  >894. — Titanite , Kirrv.  T.  2, 
p.  3iQ.  — 'Sthorl  roïtge  , 3.  d.  M.  n*.  i5  , p.  t et  1o.  — 
Oxide  rouge  de  titanium  , Lam.  T.  1 , p.  4 1 4-  — ■*  Cr  spite, 
id.  T.  2 , p.  2^5.  — Titane  oxidé , Haüy  , T.  4 , p.  296. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  ronge  de  sang , passant  au  brun 
rougeâtre  ou  au  rouge  de  cuivre. 
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On  ne  l’a  trouvé  jusqu’ici  que  cristallisé. 

Ses  formes  sont: 

a.  Le  prisme  a 4 faces,  un  peu  obliquangle.  \ 

b.  Le  même  prisme,  ayant  sesbords  latéraux  tron- 
qués; ce  qui  donne  le  prisme  à 8 faces. 

Ou  observe  souvent  des  cristaux  doubles.  Ce  .sont 
des  prismes  a ou  b réunis  suivant  une  direction  cons- 
tante un  peu  oblique  à la  base,  de  manière  à former 
d’un  côté  un  angle  saillant,  et  de  l’autre  un  angle 
rentrant.  Ces  angles  correspondent  aux  bords  obtus. 

c . Des  cristaux  aciculaires  (*)  ou  capillaires.  Les 
prismes  sont  communément  isolés,  quelquefois  im- 
plantés. Les  cristaux  capillaires  sont  groupés  ou  en- 
trelacés en  forme  de  réseaux  (**)  à la  surface  d’autres 
minéraux. 

La  surface  est  striée  en  longueur,  et  plus  ou  moins 
éclatante.  A l’intérieur,  le  ruthile  est  éclatant;  c’est 
un  éclat  demi-métallique , passant  à Y éclat  du  dia- 
mant. 

La  cassure  en  longueur  est  lamelleuse;  celle  en 
travers  est  un  peu  conchoïde  ; passant  à la  cassure 
inégale. 

(*)  De  là  le  nom  de  nadelstein  , de  nadel , aiguille. 

(**)  Ils  sont  dispose'*  presque  toujours  suivant  trois  direc- 
tions différentes,  se  coupant  sous  l’angle  de6o  degre's.  Celte 
forme  réticulaire  a porté  M.  Desaussure  à donner  à ce  mi- 
néral le  nom  de  sage'nite , de  sagena  , qui  désigne  une  es- 
pèce de  filet. 


471 
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mvTHiLE.  U est  communément  opaque  ; les  cristaux  minces, 
Sont  quelquefois  translucides. 

Il  est  dur  -,  — r - assez  facile  à casser  ; — aigre  ; — 
pesant. 

Pcs.  syèc.  R.  de  Hongrie  , 4>,i8o  , Klaprotü.  — IJ. 

4, toi  , JUrr.  — R-  de  France  , 4>246  , Hauy. 

i‘ï'1  . 

Caractères  chimiques.  ' 

Le  rulhile,  traité  au  chalumeau,  perd  sa  transpa- 
rence, devient  grisâtre  et  est  infusible  sans  addi- 
tion. 11  se  fond  assez  facilement  avec  le  borax,  en 
un  verre  bulleux  d’un  jaune  tirant  au  brun. 

Parties  constituantes. 

C’est  Klaproth  qui  a découvert  le  premier  un 
métal  nouveau  dans  celte  substance  minérale  ran- 
gée autrefois  parmi  les  pierres.  Il  a nommé  ce  métal 
titanium  ou  titane , et  les  chimistes  ont  adopté  ce 
110m.  # 

Klaproth  a analysé  successivement  les  ruthiles 
de  Hongrie,  d’Espagne  et  de  Françonie;  Vauquelin 
celui  de  France,  et  ils  ont  eu  pour  résultat  constant, 
que  ce  minéral  était, um.oxide  de  titane.  ( Koyez 
Klap.  T.  ï,  p.  ü55.;  T.  2,  p.  223  et  2u4;  et  J.  des 
M.,  n°.  i5,  p.  1 et  10.  ) 

Glissement  et  localités. 

Le  rulhile  a été  trouvé  près  de  Boinik  et  Rhonitz 
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en  Hongrie;  à Cajuelo,  près  de  Buitrago,  dans  la 
Nouvelle-Castille,  en  Espagne;  à Aschafl’enbourg 
en  Franconie;  à Saint-Yrieix  •(  département  de  la 
Haute-Vienne),  en  France;  au  mont  Saint-Gothard 
et  en  plusieurs  autres  endroits  de  la  chaîne  des 
Alpes. 

Le  rulhile  de  Hongrie  a été  connu  le  premier  ; 
il  se  rencontre  dans  une  montagne  de  gneiss,  en 
cristaux  engagés  dans  du  quartz.  — Celui  d’Ks- 
pagne  a un  gissement  semblable.  — Celui  de  Fran- 
conie était  en  cristaux  dans  un  granit.  — Celui  de 
France  se  trouve  en  cristaux  isolés,  la  plupart  ar- 
rondis dans  un  terrain  d’alluvion:  on  n’a  pu  dé- 
* couvrir  encore  leur  situation  primitive. — Le  ru- 
tliile  du  Saint-Golhard  affecte  principalement  la 
forme  capillaire;  ses  réseaux  triangulaires  sont  ap- 
pliqués sur  de  l'adulaire,  du  quartz,  souvent  même 
sur  des  lames  intérieures.  La  même  variété  a été 
trouvée  près  de  Salzbourg. 

Remarques. 

Le  rufhile  a été  employé  comme  matière  colorante 
brune , dans  quelques  manufactures  de  porcelaine. 


* 
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TROISIEME  ESPECE. 

N I G R I N.  ~ LE  N I G R I N E. 

Id.  Reuss  , p.  24.  — TH <init.  Emm.  T.  3 , p.  379.  — 
hi.  Klap.  T.  1 , 245.  — - Titanitic  siliceous  ore  , Kirw. 
T.  2,  p-  35  r.  — Titanium  avec  chaux  et  silice,  Lam.  T.  1 , 
p.  4i5.  — Titane  siliceo-calcaire  , Hauy  , T.  4 j p-  307. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  le  noir  brunâtre  foncé,  passant  au 
brun  de  cheveux  ; tantôt  le  blanc  jaunâtre , passant 
au  jaune  Isabelle  et  quelquefois  au  brun  violet.  ♦ 

On  le  tx'ouve  disséminé  , quelquefois  informe , 
le  plus  souvent  cristallisé. 

Ses  formes  sont  : • 

a.  Le  prisme  à 4 faces,  obliquangle  ( 1 56°.  ),  ter- 
miné à chaque  extrémité  par  un  biseau  placé  sur  les 
bords  latéraux  obtus. 

b.  La  même  forme,  ayant  en  outre  un  biseau  sur 
chacun  des  angles  terminaux  aigus. 

c.  Le  prisme  à 4 faces , obliquangle , ayant  ses 
angles  terminaux  obtus , tronqués  ( un  peu  oblique- 
ment ) et  ses  angles  terminaux  aigus  également 
tronqués.  ( Cette  dernière  troncature  est  presque 
verticale;  sa  forme  est  un  triangle  fort  aigu;  sou- 
vent un  des  bords  latéraux  de  cette  troncature  est 


« 
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tronqué  par  une  autre  facette  triangulaire,  aiguë, 
dont  le  sommet  part  de  celui  du  premier  triangle.) 

cl.  La  forme  c ayant  en  outre  les  quatre  bords  ter- 
minaux du  prisme  tronqués , sous  deux  inclinaisons 
sensiblement  différentes,  les  deux  bords  opposés 
ayant  la  même. 

Les  cristaux  ( principalement  les  variétés  b,  cetd) 
sont  quelquefois  très-applatis  et  accolés  deux  à deux 
par  une  face  latérale,  de  manière  à former  d’un  côté 
un  angle  saillant  très-aigu,  et  de  l’autre  un  angle 
rentrant}  ce  qui  présente  assez  la  forme  d’une  gout- 
tière. 

La  surface  des  cristaux  est  lisse, 

A l’extérieur,  les  variétés  brunes  sont  éclatantes  ; 
c’est  un  éclat  vitreux  passant  à Y éclat  gras  : les  autres 
sont  très-éclatanles , d’un  éclat  vitreux, 

A l’intérieur,  le  nigrine  est  éclatant ; les  variétés 
brunes  ne  le  sont  que  dans  la  cassure  principale. 

La  cassure  est  lamelleuse , souvent  assez  impar- 
faitement. 

Les  fraginens  sont  indéterminés , à bords  aigus. 

Les  variétés  noires  et  brunes  sont  opaques , les 
autres  translucides , et  quelquefois  diaphanes. 

11  est  de  mi- dur  ; — facile  à casser  ; — médio- 
crement pesant. 

Pes.  spéc.  N.  de  Passaw  , 3,5 10,  Klaprotii. 


nickimk. 
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Remarques. 


Le  nigrine  a e'te’  ainsi  nomme  , probablement  en  raison 
de  la  couleur  noire  qu’il  affecte  dans  le  lieu  où  il  a e'te 
trouvé  d’abord , près  de  Passaw  en  Bavière  : il  y est  en 
cristaux  de  la  variété  a , disséminé  dans  une  roche  pri- 
mitive , composée  principalement  de  feldspath  blanc 
verdâtre , et  mélangé  de  quartz  , de  mica  , de  horn- 
blende et  de  stéatile;  c’est  M.  le  professeur  Hunger  qui 
l’a  fait  connaître.  M.  Klaproth  a ensuite  déterminé  sa 
composition  chimique,  comme  on  le  verra  ci-après. 

On  l’a  trouvé  depuis  parmi  des  minéraux  rapportés 
d’Arendal  en  Norwége  • il  est  en  cristaux  ( var.  b ) d’un 
blanc  jaunâtre  et  jaune  isabelle , rarement  brun.  M.  Al- 
bigaard  en  a donné  l’analyse. 

Ce  sont  les  deux  seuls  endroits  où  l’on  avait  jusqu’ici 
découvert  le  nigrine  : ce  sont  les  seuls  cités  dans  le  traité 
du  citoyen  Ilaüy. 

, Mais  dernièrement  le  cit.  L.  Cordier  , ingénieur  des 
mines  , examinant  les  cristaux  d’un  autre  minéral  décrit 
par  le  citoyen  Haiiy  sous  le  nom  de  spbéne  , l.  3 , p. 
114,  reconnut  que  sa  cristallisation  avait  beaucoup  d’a- 
nalogie avec  celle  du  nigrine  ( ce  sont  les  formes  c et 
d );  enfin  il  a constalé  l’idcutité  de  ces  deux  substances 
par  l’analyse  chimique. 

Ce  nigrine  a été  d’abord  découvert  par  M.  Vizard  , 
auprès  du  Saint-Gotbard.  M.  Dessaussure  l’a  décrit  dans 
son  Voyage  des  Alpes , §.  192 1 j il  a fait  connaître  le  pre- 
mier ces  cristaux  groupés  en  forme  de  gouttière  , indi- 
qués ci-dessus  ; il  lui  avait  donné  le  nom  de  rayonnante 
en  gouttières  : on  les  avait  aussi  appelés  schorts  violets. 

Le  citoyen  L.  Cordier  a aussi  reconnu  du  nigrine  cris- 
tallisé et  informe  dans  des  roches  du  Mont-Rose  et  du 
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Mont-Blanc , dans  celles  qu’il  a recueillies  en  Limous.n 
et  même  en  Egypte. 

Une  partie  des  cristaux  de'crits  sous  le  nom  de  pictile 
par  Lamctherie , t<  a,  p.  282  , ont  e'te'  reconnus  pour 
être  du  nigrine. 

D’après  le  succès  des  recherches  du  citoyen  L.  Cor- 
dier,  011  a lieu  de  croire  que  le  nigrine  est  un  mine'ral 
beaucoup  moins  rare  qu’on  ne  l’a  cru  jusqu’ici , et  qu’on 
le  trouvera  dans  beaucoup  de  roches  primitives  de  la  plus 
ancienne  formation  , qui  paraissent  cire  son  gissemcnt 
habituel.  * 

La  pesanteur  spécifique  du  nigrine  du  Saint-Gothard 
est  , d’après  L.  Cordier  , de  3,257. 

Le  nigrine  , traiîé  au  chalumeau  sans  addition  , brunit 
et  se  fond  à peine  sur  les  bords.  Avec  le  borax  , il  donne 
un  verre  brun  , quelquefois  un  peu  violet. 

Voici  les  résultats  des  differentes  analyses  du  nigrine, 
indique'es  ci-dessus. 


Nigrine 

Nigrine 

Nigrine 

de  Passaw. 

d’Arendal. 

du  S.  Gothard. 

KlAfroth. 

Albioaàkd. 

L.  Cordier. 

Oxide  de  titane.. 

55 

58 

74 

35.5 

Silice 

55 

22 

8 

28 

Chaux 

35 

20 

18 

52.2 

Perte 

6.5 

IOO 

IOO 

IOO 

IOO 

C’est  en  raison  de  ces  analyses  que  le  citoyen  llaüy  a 
donné  au  nigrine  le  nom  de  titane  siliceo-calcaire. 

M.  Karsten  a indiqué  sous  le  nom  de  nigrine  le  miné- 
ral trouvé  à Ohlapian  en  Transilvanie  , et  qui  a été  range 
ci-dessus  avec  le  menakanile  ; il  a conservé  à l’espèce 
dont  il  est  ici  question^  le  nom  de  titanit  que  lui  a donné 
JClaproth. 


2UGRIHK. 
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MÉTAUX. 


QUATRIEME  ESPECE. 

I S E R 1 N.  — L’ ISERINE. 

Je  ne  connais  cette  substance  mine'rale  que  par  une 
très-courte  description  qui  m’a  e'te’  envoye’e  de  Frcyberg  , 
parle  citoyen  Daubuisson.  Son  nom  à'iserine  provient  de 
ce  qu’elle  se  trouve  dans  le  sable  d’une  petite  rivière  de 
Bohême  , nommée  Iser. 

Sa  couleur  est  un  noir  de  fer  tirant  au  brun. 

11  se  trouve  en  grains  plus  ou  moins  arrondis  t 
dont  la  surface  est  un  peu  rude  et  brillante. 

A l’intérieur,  les  grains  sont  éclatans  ; leur  cas-- 
sure  est  conchoïde. 

JL.es  fragmens  sont  indéterminés , à bords  aigus. 

Ils  sont  durs  ; — aigres  ; — pesans. 

Les  grains  d’iseriac  se  distinguent  des  grains  de  eisen- 
sand  ou  fer  magne'tique  sabloneux  ( .voyez  ci-dessus  , 
p.  241  ),  par  une  couleur  plus  brunte,  une  surface  un 
peu  plus  brillante , une  plus  grande  durete*  , et  en  Outre 
parce  qu’ils  ne  sont  point  attirables  à l’aimant. 

Je  ne  connais  point  l'analyse  d’après  laquelle  on  a rangé 
l’iserine  parmi  les  mines  de  titane  : ne  pourrait-il  j)as  être 
re'uni  au  inenakanite  ? 
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VINGTIEME  GENRE. 

LE  GENRE  SILVANE  (*)  ( Tellure  des  chimistes.  ) 

Ce  genre  me'tallique  n’est  point  dans  le  tableau  de 
classification  , M.  Werner  l’ayant  admis  nouvellement 
dans  l’oryctognosie  ; il  comprend  plusieurs  espèces  au- 
trefois rangées  parmi  les  mines  d’or , parce  qu’elle# 
étaient  exploitées  pour  en  extraire  l’or  qui  y est  com- 
munément mélangé  avec  le  silvane  ou  tellure  , l’exis- 
tence de  ce  nouveau  métal  n’ayant  pas  encore  été  re- 
connue ; elles  étaient  alors  réunies  sous  deux  espèces  , 
le  nagiagerz  et  le  sclirifterz  , que  l’on  trouve  placées  dan» 
le  tableau  de  classification  , dans  le  genre  or  , et  dont 
néanmoins  la  description  n’a  pas  été  donnée  à la  suite  de 
celle  de  l’or  natif,  à raison  de  la  distribution  nouvelle. 

Mais  depuis  que  M.  Klaproth  a déterminé  exactement 
la  composition  chimique  de  ces  différentes  substance» 
minérales , ou  en  a distingué  quatre  espèces  , le  silvane 
natif , le  silvane  graphique , le  silvane  blanc  et  le  silvane 
lamelleux  : les  deux  premières  étaient  réunies  sous  le 
nom  de  schrifterz  ou  or  graphique , et  les  deux  autres 
étaient  connues  sous  le  nom  de  mine  d’or  de  nagyag , na- 
giagerz. 

(*)  Ce  nom  de  silvane  ou  sylvane  provient  de  celui  de 
Transilvanie  , pays  où  les  minéraux  qui  contiennent  ce 
métal  ont  été  trouvés. 
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MÉTAUX. 


PREMIÈRE  ESPÈCE. 

GEDIEGES  SILVAN.  — LE  SILVANE  NATIF. 

Var.  du  weiss-golderz  , Emm.  T.  2,  p.  i?-5.  — ici.  Wid. 
p.  673.  — Gemeines  reiis-go/derz  , Lenz,  T.?.,  p.  6g. 
— $yb’anite,¥drvi.  T.  2 , p.  324.  — Orblanc  de  Fatzebay, 
D-  B.  T.  2 , p.  469-  — Tellure  natif  aurifère  etjerrifere , 

Haüy , T.  4 » p.  3a5. 

Caractères  extérieurs  (*). 

S A couleur  est  un  blanc  d' étain,  passant  au  blanè 
a argent. 

On  le  trouve  en  masse  et  disséminé. 

A l’intérieur,  il  est  éclatant ; c’est  l 'éclat  métal * 
lique. 

Sa  cassure  est  lamelleuse. 

Il  présente  des  pièces  séparées,  grenues,  à grains 
très-petits. 

Il  est  tendre  ; — un  peu  ductile  ; — ■ pesant » 

RE  M A RQU  E S. 

Le  silvane  natif  est  proprement  la  substance  à laquelle 
on  avait  donne' les  noms  de  aurum.paradoxum,  aurum  pro J 
blematicum , or  problématique  ; il  n’a  e’te'  trouvé  jusqu’ici 
qu’à  Fatzebay  en  Transilvanie  , dans  les  mines  dites  de 


(*)  Cette  description  m’a  été  envoyée  de  Froyberg  par  le 
citoy  en  Daubuisson. 

* Maria 
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Maria  Loretto,  de  Maria  Hülfe  et  de  Sigismond.  U y 
est  devenu  très-rare  : on  l’exploitait  pour  en  retirer  l’or 
qn’il  contient;  il  s'y  rencontre  en  filons  dans  une  mon- 
tagne de  formation  intermediaire  ou  de  transition,  com- 
posée principalement  de  couches  de  grauwacke  et  de 
calcaire  de  transition.  M.  J.  Esinark  , à qui  nous  devons 
ces  details  {*) , avait  pense’  que  cè  mine'ral  n’était  que 
de  l’antimoine  natif  ; et  en  effet  , il  en  a tout-à-fait  l’ap- 
parence ; mais  eu  l’observant  avec  soin  , on  reconnaît 
que  la  couleur  du  silvane  natif  est  plus  claire,  que  ses 
pièces  séparées  sont  plus  petites  et  qu’il  e5t  hioins  pe- 
sant. t 

C’est  dans  ce  mine'ral  que  M.  Millier  soupçonna  le 
premier,  en  1780,  l’existence  du  me'tal  nouveau  , nommé 
depuis  tellure  par  M.  Klaprolli.  Voici  le  rc'sultat  de  l’ana- 
lyse qui  en  a été  faite  par  ce  dernier  chimiste. 


Tellure  i . . 

Fer 

Or 


92.6 

7.2 


0.2 


NEUEN  SCIIRIFTEN, 

t.  *ii,  P.  89  n- 


(*)  Voyez  l’extrait  de  sOn  Voyage  minéralogique  en 
Hongrie  et  en  ’transilvanie.  ( AT.  Berg.  Journal,  U 2,  p.  1, 
et  J.  d.  M.  n°.  47,  p.  8i5.  ) 

* (**)  Cette  analyse  est  donne'e  ici  telle  qu’elle  est  rappor- 
te'e  par  M.  Karsten  dans  son  A tiheralog.  Tabelh,  page  57> 
n’ayant  pas  été  à portée  de  consulter  le  Mémoire  même  de 
M.  Klaproth;  Dans  l’extrait  de  ce  Mémoire,  qui  a été  inséré 
dans  le  Journal  des  Mines  , n°.  58  , page  1 5o , on  trouve 
pour  l’6r  problématique  une  analyse  tout-à-fait  différente 
( tellure , 25.  5;  fisr,  72  ; or,  2.  5 )•  Etant  obligé  de  choisit* 
entre  l’une  ou  l’autre,  j’ai  cru  devoir  préférer  celle  rapportée 
par  M.  Karsten,  d’autant  plus  qu’il  m’a  semblé  que  si  l’autr<t 

Minéral,  élém.  Tom.  If,  H h 


sitvÀxs 

NArir- 
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MÉTAUX. 


SECONDE  ESPÈCE. 

SCHRIFTERZ.  — LE  SILVANE  GRAPHIQUE. 

Id.  Reuss,  p.  20.  Emm.  T.  5 , p.  4°5-  Kàrst.  Min. 
Tab.  p.  56.  — Esmark  , N.  Bcrgm.  Jonrn.  T.  a , p.  io. 

— Var.  du  Weiss-golderz.'lb.  T.  a,  p.  124.  Id.  Wid. 
p.  675.  — P rismatiches  TVeiss-goiderz • Lenz  , T.  2 , 
p.  68.  — Or  blanc  d'Ojfenbanya  , or  graphique  , aurum 
graphicum.  D.  B.  T.  2 , p.  47°'  — Tellure  natif....  gra- 
phique. Haiiy  , T.  4,  p.  327. 

, Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  blanc  d’étain , passant  quel- 
quefois au  jaune  ou  au  gris  de  plomb. 

On  le  trouve  cristallisé  en  très-petits  cristaux,  dont 
la  forme  paraît  être  un  prisme  4 4 ou  § faces,  un  peu  , 
applali.  M.  Esmark  dit  avoir  observé  ^es  pointe - 
mens  ci  4 faces,  placés  sur  les  faces  latérctles. 

Ces  cristaux  sont  groupés  par  rangées.  On  ob- 
serve quelquefois  que  plusieurs  prismes  alongés  et 
aciculaires  sont  disposés  parallèlement  sans  se  tou- 
cher, et  se  terminent  par  utle  extrémité  à un  autre 

eût  été  la  véritable  , on  n’eût  pas  appelé  silvane  natif  une 
substance  dans  laquelle  ce  métal  eût  été  mélangé  avec  près 
des  trois  quartz  de  fer. 

Le  silvdne  natif,  traite  au  chalumeau  sur  yn  charbon, 
bmle  avec  une  llamme  assez  vive  , et  se»  volatilise  en  une 
fumée  blanchâtre  qui  répand  une  odeur  désagréable,  asses 
semblable  à celle  des  raves. 
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prisme  qu’ils  coupent  à angle  droit  ; ce  qui  a quelque 
ressemblance  avec  des  lignes  d’écriture.  C’est  de 
cette  disposition  singulière  que  sont  venus  les  noms 
de  or  graphique , schrifterz , schreibgolçl , laracter- 
goltl , silvane  graphique. 

Ces  groupes  de  cristaux  sont  appliqués  à la  sur- 
face, et  quelquefois  dans  l’intérieur  d'autres  mi- 
néraux , et  disséminés. 

A Fexlérieur,  le  silvane  graphique  est  lisse  et 
éclatant  ; c’est  un  éclat  métallique. 

La  cassure  en  longueur  est  lamelleuse  et  très-écla - 
tante.  Celle  en  travers  est  inégale,  à grains  fins  et 
peu  éclatante. 

Il  est  tendre  ; — - un  peu  tachant  ; — facile  à casser  ; 
— pesant. 

Pes.  ' spéc.  5.725.  Muller. 

Remarques. 

Le  silvane  graphique  n’a  e’te'  trouve'  jusqu’ici  qu’à  Of- 
fenbanya  en  Transilvanie.  Il  s’y  rencontre  en  filons,  dans 
une  montagne  compose'e  de  porphire  à hase  de  siénite 
( sienit  porphire  ) et  de  pierre  calcaire  grenue  ; elle  v est 
< principalement  accompagnée  de  pyrites  martiales , de 
fahlcrz  et  de  blende.  On  l’exploite  pour  en  retirer  l’or 
qui  y est  mélange'  en  assez  grande  proportion  , comme 
ou  le  voit  dans- l’analyse  suivante  de  Klaproth,  rapportée 
J.  d.  M. , n“.  5d,  p.  1 5o. 


Tellure. . . . 

...  60 

Or 

...  5o 

Argenl. . . . 

...  10 

* f - ' 

100 

Hh  3 


SILVA  N R 
üRÀl-HIQUB. 
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Ses  caractères  chimiques  différant  peu  de  ceux  de  sfl- 
vane  natif. 

On  a quelquefois  de'signe'  cette  mine  sous  le  nom  de  or 
bismu/hifère , parce  que  M.  Gehrard  avait  cru  y recon- 
naître du  bismuth. 


TROISIEME  ESPECE. 

TVEISS-SILVANERZ.  — LE  SILVANE  BLANC. 

Var.  du  Nagyagerz  , Emm.  T.  2 , p.  121.  — Id.  Wid. 
p.  67 1 . — Var.  du  Blœttererz;  Lenz  , T.  2 , p.  66.  — Gel- 
bers  , Karsten,  Miner.  Tabell.  p.  56. — Mine  jaune  de 
Nagyag.  J.  d.  M.  n".  38,  p.  i5o. — Or  gris  jaunâtre  , 
D.  B.  T.  2,p.  464-  — Tellure  natif  aurifère  et  plomb  if ere0 
Hauy,T.  4,p.  527. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  est  un  blanc  d'argent , tirant  au  jaune 
de  laiton,  et  quelquefois  au  gris. 

Il  se  trouve  disséminé  et  cristallisé  en  aiguilles  qui 
paraissent  être  des  prismes  à 4 faces.  Ces  cristaux 
sont  enchâssés  dans  une  gangue. 

. A l’extérieur,  il  est  éclatant;  à l’intérieur,  peu 
éclatant.  C’est  Y éclat  métallique. 

Sa  cassure  principale  est  lamelleuse  ; celle  en  tra- 
vers est  inégale. 

Il  est  tendre  ; — un  peu  ductile  ; — pesant. 

Le  silvaue  blanc  se  trouve  presque  toujours  avec 
le  silvane  lainelleux.  ( V oyez  l’espèce  suivante.  ) 


» 
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Remarques. 

Je  n’ai  rien  change  à la  description  précédante  , qui  m’a 
été  envoyée  de  Freyberg  par  M.  Daubuisson.  J’avoue 
que  je  trouve  qu’elle  établit  une  grande  ressemblance 
entre  le  silvane  blanc  et  le  silvane  graphique  , du  moins 
suivant  la  description  que  j’ai  donnée  de  ce  dernier , et 
que  j’ai  faite  d’après  celles  d’Emmerling,  d’Esmark  [voyez 
les  citations  ) , et  d’après  les  échantillons  que  j’ai  vus  à 
Paris  , principalement  d’après  celui  qui  existe  dans  la  col- 
lection du  citoyen  Dedrée  , qui  m’a  paru  très-bien  carac- 
térisé. 

Le  silvane  blanc  contient , d’après  l’analyse  de  Kla- 
proth , J.  d.  M. , n“.  38 , p.  i 5o. 


Tellure. ......  45 

Or 27 

Plomb.’ 19-5 

Argent 8 . 5 , et  un  atome  de  soufre. 


100. 

On  ! exploite  avec  l’espèce  suivante  , pour  en  retirer 
l’or  et  l’argent  qu’ils  contiennent. 


SltVASB 

BLANC. 
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QUATRIEME  ESPECE. 

N AG  VA  GE  RZ.  — LA  MINE  DF.  N A G Y A G 

OU  LE  SILVANE  LAMLLLËÙX. 

Nagyagerz , Emm.  T.  2,  p.  121.  — Td.  Wid.  p.  671, 

— Blaittercrz  , Lenz  , T.  2 , p.  66'.  — IJ.  Karsten  , Mi». 
TabclI.  p.  56.  — Or  gris  lame  lieux  , D.  B.  T.  2 , p.  465, 

— Mine  J’nr feuilletée  grise  de  Nagyng  , J.  d.  M.  11".  58, 
p.  i5o.  — Mine  d'or  de  Nagycg , Lam.  T.  1 , p.  110.  — 
— Tellure  natif  aunfere  et  plomb  f ère,  Haüy,  T.  4 1 p • 327.. 

Caractères  extérieurs. 

Sa  couleur  varie  entre  le  gris  de  plomb  et  le  noir 
de  fer. 

On  le  trouve  en  lames  qui  sont  réunies  en  masses 
ou  disséminées , ou  rarement  cristallisé  en  tables  à 6 
faces  (*)  minces,  un  peu  alongées,  groupées  sous, 
forme  cellulaire. 

La  surface  des  lames  est  lisse  et  éclatante. 

A l’intérieur,  le  silvane  lamelleux  est  très-écla-. 
tant , d'un  éclat  métallique. 

Sa  cassure  est  lamelleuse , à lames  plates  ou  un  peu 
courbes. 

Ses  fragmeus  sont  en  forme  de  plaques  minces, 
parement  indéterminés. 

Il  présente  quelquefois  ( lorsqu’il  est  en  masse  \ 

■ " - - ■■■■  ■ " — r* 

(*)  N’çst-cç  pas  plutôt  à 8 laces  ? 
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des  pièces  séparées , grenues , àgros  e l très-gros  grains. 

Il  est  un  peu  tachant  ; — tendre  ; — un  peu  duc- 
tile  ; — flexible  dans  les  lames  minces  ; — pesant. 

Pcs.  spéc.  8,91g.  Muller. 

Caractères  chimiques. 

Le  silvane  latnelleux  étant  traité  au  chalumeau 
sur  un  charbon,  le  soufre  et  le  tellure  se  volatilisent 
en  dégageant  une  fumée  blanchâtre  et  une  odeur 
qui  approche  de  celle  des  raves.  O11  obtient  un  grain 
métallique,  environné  d'une  scorie  jaunâtre. 

Parties  constituantes. 

Tellure 5 S 

Plomb 5o 

. Or 8.5 

Argent  et  cuivre. .. . 1 

Soufre 7.5 

Remarques. 

Le  silvane  lamelleux  n’a  encore  e'te'  trouvé  qu’à  Na- 
gyag  en  Transitante , où  il  est  exploité  pour  en  extraire 
l’or  qu’il  contient  : de  là  le  nom  de  mine  d'or  de  Nagyag, 
sous  lequel  il  a été  connu  jusqu’à  présent. 

Il  se  rencontre , ainsi  que  l’espèce  précédente  , dans 
un  filon  , où  il  est  accompagné  principalement  de  man- 
ganèse rouge  , de  quartz  , de  fahlerz  , de  pyrites  auri- 
fères , etc. 

Le  cottonerz  ou  hottonerz  est  cité  par  Deborn  , t.  2 , p. 
46G , comme  étant  une  mine  d’or  grise  de  Nagyag  dé- 
composée j d’autres  l’indiquent  comme  étant  une  variété 


D’après  Klaproth  , 
J.  d.  M.  n°.  58, 
p.  i5o. 
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mlvane  l,®r  ^anc  flu*  constitue  les  deux  premières'  espèces 

lAMELLEU.  ci-dessus.  (??) 

On  a pu  observer  que  , clans  les  cpiatre  espèces  de  mines 
de  silvane  qui  viennent  d’être  décrites  , ce  métal  est  à 
l’état  natif  ; c’est  d’après  cette  considération  que  le  ci- 
toyen Haüy  les  a toutes  réunies  sous  une  seule  espèce , 
qu’il  nomme  tellure  natif.  11  me  semble  qu’il  ne  serait  pas 
tout- à -fait  contraire  aux  principes  de  classification  de 
M.  Werner,  de  les  rapprocher  ainsi  et  d’en  faire  des  sous- 
espèces  d’une  même  espèce.  (?) 
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J’avais  annonce  dans  l’Introduction,  §.  , que  l’or» 

trouverait  à la  suite  de  chaque  classe  un  appendice  qui 
contiendrait  les  descriptions  des  espèces  nouvelles  non 
encore  comprises  dans  la  nomenclature  de  M.  Weruer. 

Mais  j’ai  pensé  depuis  qu’il  valait  mieux  réunijr  toutes 
ces  additions  à la  fin  de  l’Oryctognosie  ; j’ai  évité  par-là 
de  rien  préjuger  sur  l’adjonction  d’une  espèce  à une 
classe  plutôt  qu’à  une  autre  j peut-être  aussi  que  l’on 
aimera  mieux  trouver  réunis  ensemble  , à la  fin  de  l'ou- 
vrage , tou»  ces  minéraux  nouveaux  , moins  connus  que 
les  autres  , et  par  cela  même  plus  intéressans. 

Je  dois  commencer  cet  Appendice  général  par  indi- 
quer les  cliangemens  que  M.  Werner  a faits  à sa  nomen- 
clature pendant  l’impression  de  cet  ouvrage  j peut-être 
desirerait-on  que  je  donnasse  en  entier  son  dernier  ta- 
bleau minéralogique  de  1801  , tel  que  je  l’ai  reçu  de 
Frevberg  ; mais  j’ai  craint  de  trop  augmenter  ce  dernier 
volume.  D’ailleurs  , on  verra  que  les  cliangemens  qui 
ont  été  faits  , sont  en  très-petit  nombre  , et  que  les  prin- 
cipes de  classification  restent  toujours  les  mêmes. 

Il  y a , dans  ce  nouveau  tableau  , quelques  additions 
d’espèces  et  sous  - espèces  nouvelles  : on  en  trouvera 
ci-ajirès  la  description  , ou  au  moins  du  plus  grand  nom- 
bre -,  quant  aux  autres  , elles  seront  seulement  accom- 
pagnées d’une  note. 

Dans  le  genre  siliceux  , à la  suite  du  grenat  , il 
faut  jilacer  : 

(franatU.  Grenalite- 

Pyrop.  ' Pyrope . 
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Dans  l'espèce  quartz  on  trouve  l’ améthyste  partagée 
en  deux  sous-rspècés  , la  commune  et  la  fibreuse:  ou  a 
de'jà  parle  de  ce  changement , t.  t , p.  242. 

Le  /azu/i/e  de  Klaproth , décrit  t.  1 , y.  3 1 5 , ne  s’y 
trouve  pas. 

Le  genre  argileux  est  ordonne'  un  peu  difïcrem- 
ment  : Je  jaspe  *e t les  espèces  qui  suivent  , jusqu’au  feld- 
spath inclusivement , sont  à la  tète  de  ce  genre , et  pro- 
cèdent P alumine  pure  et  autres. 

Au  lieu  du  spath  adamantin  , on  trouve  deux  espèces  : 

Démuni  spath.  Spath  adamantin. 

Carund.  Corindon  {*). 


(*)  On  avait  déjà  annonce'  ci-dessus  ( t.  1 , p.  556  ) ce 
changement , d’après  M.  Reuss.  La  première  espèce  est  le 
ve'rilable  spath  adamantin  de  la  Chine  , qui  est  d’un  brun 
de  cheveux  fonce’ , et  qui  cristallise  quelquefois  en  pyra- 
mide à 6 faces  , aigue. 

Le  corund  est  le  spath  adamantin  qui  provient  du  Ben- 
gale et  du  Carnate  , dont  la  couleur  la  plus  ordinaire  est  un 
gris  verdâtre  ou  gris  de  perle. 

11  est  certain  que  ces  deux  substances  ont  des  diffe'reuces 
marquéesjiiiais  il  me  semble  qu’elles  11e  devraient  constituer 
que  des  sous-espèces,  d’autant  plus  que  leurs  formes  cristal- 
lines sont  les  mêmes.  Au  reste  , d’ici  à quelque  tems  il se 
pourrait  que  ni  l’une  ni  l’autre  ne  constituassent  plus  des 
espèces , et  qu’elles  fussent  rc'unies  au  moins  comme  sous- 
espèces  au  saphir.  Il  y a déjà  loti  g- tems  que  plusieurs  minéra- 
logistes avaient  soupçonne'  leur  identité;  mais  j’ai  oui  dire 
que  M.  de  Bournon  en  avait  trouvé  des  preuves  évidente* 
dans  les  nombreux  corindons  et  saphirs  de  la  collection  de 
M.  Grc'villc,  et  qu’il  devait  publier  un  Mémoire  à ce  sujet. 


s 
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Le  jaspe  contient  deux  sous-espèces  nouvelles  : 

O pal  jaspis.  Jaspe  opale. 

Agat  jaspis.  Jaspe  agate. 

L’ argile  commune  se  divise  en  six  sous-espèces  , parmi 
lesquelles  il  y eu  a trois  nouvelles  : 

Leim.  Glaise. 

Pfeifentkon.  * Argile  à pipe.  • 

Biinterthon.  Argile  panachée  (*). 

Le  bildstein  de  Klaproth  ne  s’y  trouve  pas.  Probable- 
ment M.  Werner  a continue'  de  le  considérer  comme  une 
variété'  de  stéatite. 

Daus  le  genre  magnésien  , entre  le  bol  et  le  îneers- 
cbaum  , il  faut  placer  : 

, Naliir/ic/ie  talberde.  Magnésie  native. 

Entre  la  serpentine  et  le  talc  : 

Schilierstein  {**)• 

Dans  le  genre  calcaire,  entre  le  braunspalh  et  la 
pierre  puante  , il  faut  placer  : 

Raüienspath  {***)■ 

(+)  Je  n’ai  point  df  descriptions  de  ces  trois  nouvelles 
sous-espèces  d’argile  ; mais  je  pense  que  la  glaise  de'signe 
uu  dépôt  d’alluvion  communément  friable.  argile  pana- 
chée me  parait  être  line  sorte  d’argile  endurcie,  diversement 
colorée  ; le  fruchlstein  de  Saxe  ( voyez  t.  i , p.  52-  ) est 
probablement  de  cette  espèce.  Quant  à l’ argile  à pire , 
son  nom  indique  assez  son  usage  et  sa  nature:  elle  faisait 
autrefois  partie  de  l’argile  à potier. 

(**)  J’ignore  ce  que  M.  Werner  a voulitdésigner  par  ce 
nom.  L’analogie  qu’il  a avec  celui  de  sbhillèrspath  ( voye  z 
t-  i , p.  i ) me  ferait  croire  que  c’est  le  même  minéral.  (?) 

{***)  Ce  nom  signifie  littéralement  spath  rhomboïdal.  Je 
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Schnahiein.  Piei  re  calcaire  testacée. 

Entre  la  marne  et  le  schiste  marno-bitumineux  : 
Kalktuf.  Tuf  calcaire  {*). 

Après  la  séle'nite  : 

Wurfelspath.  Spath  cubique. 

Dai^|  le  genre  baryti que  il  y a une  sous-espèce 
nouvelle  de  spath  pesant , sous  le  nom  de  : 

Saiilenspath.  Spath  pesant  prismatique. 

Elle  est  place'e  avant  le.spath  de  Boulogne. 


Dans  le  genre  strontianien  la  célestine  est  parta- 
gée en  deux  sous-espèces  : 

Fasriger  ce/estin.  Célestine  fibreuse. 

Blmttriger  ce/estin . Célestine  larne lieuse  (**). 

Dans  le  genre  des  bitumes  il  y a un  changement 
assez  notable  j on  trouve  d’abord  les  espèces  suivantes  : 


Braunkohle . , 

Bi/uminases  holz . 
Frdkohle . 

Mooikohle. 

Gemeiner  braunkohle. 
Steinkohle . 

Peclikohle  . 


Braunkohle . 

Bois  bitumineux  » 
Houille  terreuse. 
Moorkohle . 

Braunkohle  commun » 

\ 

Houille . 


crois  que  c’est  le  nom  substitue'  au  bitterspath  , car  ce  der- 
nier ne  se  trouve  plus  dans  la  classification.  (?) 

(*)  On  a pu  voir  ( t.  1 , p.  55^  ) dans  les  Remarques  , que 
j’avais  reconnu  la  nécessité  d’admettre  cette  espèce  parlai 
les  pierres  calcaires.  J’ai  donné  un  précis  de  ses  caractères. 

(**)  J’avais  déjà  itdiqué  ces  deux  sous-espèces  et  même 
une  troisième  sous  le  nom  de  célestine  compacte.  ( Voyez 
t.  1 , p.  641  j dans  les  Remarques.  ) 
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Glcinzkohle. 

Stangenkohle . 

Schieferkohle . 

Kennelkohle . 

Blutterkohle  . 

Mineratisches  holzkoh  le.  Charbon  de  bols  fossile  (*). 

Les  autres  bitumes  suivent  sans  ducun  changement. 
Parmi  les  mines  d’on  on  ne  trouve  plus  qu’une  seule 
espèce,  l’or  natif,  ainsi  qu’il  a e'te'  annonce'  ci-dessus, 

P-  94- 

Parmi  les  mines  d’aRGENT',  on  ne  trouve  ni  X argent 
bismuthifere  ni  le  graugültigerz  (** (***)). 

Dans  le  genre  cuivre,  M.  Werner  a ajoute'  deux 
espèces  avant  l’olivenerz. 

Kupfersmaragd.  Cuivre  smaragdfforme  ,1 

KupJcrgUmmer . Cuivre  micacé  {****). 


(*)  On  voit  «qu'il  y a eu  trois  sous-epèces  de  houille 
retranche' es , dont  deux  forment,  sous  le  nom  de  l rauni  oh!e, 
une  espèce  à part,  à laquelle  on  a re'uni  le  bois  bitumineuse 
et  une  autre  sous-espèce  , Yerdiohie  , qui  est  peut-être  le 
bois  bitumineux  terreux.  (?)  Quant  à la  troisième,  le 
grobkohle,  j’ignore  si  M.  Werner  l’a  re'unieà  une  autre  sous- 
espèce  , ou  si  c’est  lâ  ce  qu’il  a voulu  de'signer  par  son  Mi- 
nerai: sches  holzkohla  , dont  je  n’ai  aucune  description.  (?) 

(**)  Ce  dernier  est  re'uni  au  schwarzgü/tigerz;  j’avais  an- 
moncê  ci-dessus  que  je  croyais  que  ces  deux  espèces  notaient 
qu’un  même  minera). 

(***)  Le  cuivre  smaragdiforme  est  la  dioptase  du  citoyen 
Haüy.  On  eu  trouvera  la  description  ci-après.  . 

Gette  substance  est  un  des  cuivres  arseniatês  trou- 
ve's  dans  le  Cornouailles  : elle  sera  de'crile  sous  le  nom  de. 
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L’olivenerz  se  partage  en  deux  sous-espèces  ! 

Fasrigcr  olivenerz.  Olivenerz  Jibreux. 

Blœ/triger  olivenerz.  Olivenerz  lamelleux  (*).  . 

Parmi  les  mines  de  fer  , on  trouve  une  nouvelle  sous-» 
espèce  de  pyrite  , sous  le  nom  de 

Zellkies . Pyrite  cellulaire . 

Et  une  nouvelle  sous-espèce  de  fer  argileux,  sous  le 
nom  de 

Jaspisarliger  thon  eisens-  Fer  argileux  jaspo'ide. 
te  in . 

Parmi  les  mines  de  plomb  , le  plomb  terreux  est  sous- 
divise’  en  trois  sous-espèces  : 

Gelbe  bleierde.  Plomb  terreux  jaune. 

Graue  bleierde.  Plomb  terreux,  eis. 

T 

Rot/ie  bleierde.  Plomb  terreux  rouge  (**). 

Dans  le  genre  maxganf.se  on  ne  trouve  pas  l'espèce 
manganèse  granatijoime.  ( Payez  ci-dessus  , p.  42^-  ) 

Dans  le  genre  arsenic  , Y arsenic  oxidé  natificsl  dési- 
sitrnè  sous  le  nom  de  * , 

U 


A'-sénie  bl'ùthe.  Fleurs  d'arsenic. 

Les  espèces  du  genre  mp.nak  sont  au  nombre  de 
quatre. 

Menakan.  Menakan  ite . 


cuivre  arsenia/é , avec  l’olivenerz  et  les  autres  espèces  qui 
présentent  cette  même  composition  chimique. 

(*)  L’olivenerz  a été' déjà  de'crit  ci-dessus,  p.  208  J mais 
je  serai  forcé  d’en  donner  une  nouvelle  description  sous  le 
nom  de  cuivre  arseniaté.  On  verra  quels  sont  les  motifs  qui 
nécessitent,  ce  changement  de  dénomination. 

(**)  On  peut  voir  ci-dessus  , page  quç  cette  divi- 

sion existait  déjà.  Au  reste,  les  descriptions  qui  ont  été  don- 
nées comprennent  ces  trois  sous-espèces.  , 
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Rulhil.  Ruthile. 

Rigrin . Nigrine . 

Iserin.  Iserîne  (* (**)). 

Enfin  , il  y a un  vingtième  genre  métallique  , sous  le 
nom  de  siiamne  j i!  comprend  quatre  espèces  : 

Gedigen  si/van . Silvane  natif, 

Schii/terz . SU  van  e graphique , 

TVeiss  sileanerz . Silvane  blanc. 

Nagiagerz.  Silvane  lamelleux  C*'*). 


L’ordre  qui  sera  suivi  parmi  les  minéraux  qui  vont  être 
décrits  , est  assez  indifférent.  Je  me  contenterai  de  réunir 
ensemble  les  substances  pierreuses  , et  les  substances 
métalliques  viendront  ensuite. 

Parmi  ces  minéraux  , il  y en  a qui  forment  des  especes 
nouvelles  j mais  ilyen  a d’autres  qui  doivent  être  réunis  à 
des  espèces  déjà  décrites;  et  dont  néanmoins  j’ai  cru  de- 
voir faire  mention  ; enfin  , ilv  en  a d'autres  qui  sont  très- 
peu  connus  et  sur  lesquels  il  était  nécessaire  de  donner 
quelque  notice  , quoiqu’on  ne  puisse  encore  prononcer 
sur  la  place  qu’ils  doivent  occuper  dans  la  nomenclature. 

J’ai  employé  dans  toutes  ces  descriptions  la  méthode 
de  M.  VVerner,  comme  je  l’ai  annoncé  dans  l'Introduc- 
tion , p.  5i. 


(*)  Voyez  ci-dessus  , p.  468. 

(**)  Voyez  ci-dessus,  p.  479  et  sué»'. 
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GR  AN  ATI  T.  — G RENATITE. 

Grenatile  , Desauss.  §.  1900.  U.  Lam.  T.  2,  p.  290* 
— Staurolithe  , ib.  p.  287.  — ld.  Karsten  , Min.  Tabell. 
p.  22. — Schorl  cruciforme  ou  pierre  de  croix,  Var.  1 , 
R.  D.  L.  T.  2,  p.  434.  — Id.  D.  B.  T.  1 j p.  1 G8.  — 4 
Staurotide  , Haiiy,  T.  3 , p.  9#. 

D’apIvès  une  description  de  cette  espèce  , qüe  j’ai 
reçue  de  Freyberg,  j’ai  vu  que  M.  Werner  n’a  entendu  y 
comprendre  que  le  mine'ral  trouve'  au  Saiut-Gcfthard  et 
décrit  par  Desaussure  j mais  comme  il  n’y  a plus  aucun 
doute  que  les  pierres  de  croix  de  Bretagne  ne  doivent  être 
rapporte'es  à la  même  espèce  , comme  l’a  fait  le  cit.  Haiiy, 
j’ai  dû  ne'cessairemeut  donner  une  autre  description  de  la 
gren alite , qui  s’appliquât  à l’un  et  à l’autre. 

Car.  ext.  Sâ  couleur  est  un  brun  rougeâtre  ou  noirâtre, 
plu*  ou  moins  fonce' , la  surface  est  souvent  grisâtre.  — 
On  la  trouve  toujours  cristallisée  ; sa  forme  est  un  prisme 
àôjaces,  dont  4 communément  plus  larges  ( rarement 
plus  é/roites)se joignent  deux  à deux  sous  deux  angles  plus 
obtus  opposés  ( 129*.  ) . Ce  prisme  est  tantôt  parfait , tantôt 
portant  une  troncature  sur  les  angles  qui  terminent  les  deux 
bords  obtus  opposés.  On  trouve  très-souvent  des  cristaux 
doubles  (*)  forme's  par  deux  prismes  , se  traversant  l’un 
l’autre  sous  fornte  de  croix  j tantôt  sous  un  angle  droit , 
tantôt  obliquement.  Dans  le  premier  cas  , le  croisement 

(*)  Ce  sont  principalement  parmi  les  grenatites  de  Bre- 
tagne : ils  sont  très-rares  parmi  celles  du  Saiut-Golliard ; 
cependant  j’en  ai  obsevé  qui  présentaient  l’un  et  l’autre 
croisement. 

M 
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SC  fait  de  manière  que  ce  sont  les  bords  plus  obtus  qui  cxxmatitx. 
se  réunissent  au  centre  de  la  croix  ; dans  le  second  cas , 
ce  sont  deux  des  bords  moins  obtus  : l’angle  de  croisement 
dans  ce  cas  est  de  6o°.  ; il  y a aussi  des  croisemens  obliques 
triples.  La  surface  est  tantôt  lisse  et  assez  éclatante, 
tantôt  un  peu  inégale  et  peu  éclatante.  Al’intérieur  lagre- 
natite  estéclatante  ou  peu  éclatante  : son  éclat  varie  entre 
T éclat  vitreux  et  l’éclat  gras  ; — sa  cassure  est  imparfai- 
tement lamelleuse  , parallèlement  à l’axe  •,  dans  d’autres 
sens  elle  est  inégale  à très-petits  grains  , ou  quelquefois  un 
peu  cauchoïde  ; elle  est  souvent  opaque^ quelquefois  trans- 
lucide , très-rarement  demi- diaphane  ÿ — aigre  ; dure j % . 

— médiocrement  pesante.  — Pes.  spéc.  5.286.  Haiiy. 

Car,  chim.  La  grenatite  , traitée  au  chalumeau  , est  infu-  ■ 
sible  ; seulement  elle  se  fritte  un  peu  à la  sqrfacc  ; — 
celle  de  Bretagne  analysée  par  Vauquelin  , a donné  pouf 
résultat  o,33  de  silice  et  o,44 d’alumine  , o,o384  de  chaux, 
o,i3  d’oxide  de  fer  et  0,01  d’oxide  de  manganèse  : *1  y 
a eu  5,i 6 de  perte.  La  grenatite  du  Saint-Gpthard  adonné 
le  même  résultat  ( J.  d.  M.  , n°.  53  , p.  4^3  ). 

On  a trouvé  la  grenatite  , ia.  au  Saint-Gothard  ; elle 
s’y  rencontre  en  petits  cristaux  empâtés  dans  un  schiste 
micacé  ; jls  sont  accompagnés  de  cyanite.  2°.  En  Brela- 
tagne  , dans  Ta  commune  de  Baud  , près  de  Quirnper , et 
dans  la  comnanne  de  Corray  ; elle  s’y  trouve  en  cristaux  , 
de  moyenne  grandeur  , isolés  au  milieu  d’une  argile  un 
peu  micacée,  qui  parait  être  le  produit  de  la  décomposi- 
tion de  quelque  roche  primitive.  3”.  En  Espagne  , auprès 
de  Saint- Jacques  de  Composlelle  , dans  une  roche  primi- 
tive. — On  l’a  aussi  trouvée  dans  la  partie  méridionale 
des  montagnes  des  Alpes  , du  côté  de  Nice. 


Minéral.-  élém.  Tom.  II.  I» 
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P Y RO  P.  — PYROPE. 

S 

Ciir.  ext.  Sa  couleur  est  un  rouge  de  sang,  qui  parait  d’un 
jaune  orange  lorsqu’on  l’expose  à la  lumière.  — 11  ne  se 
trouve  jamais  cristallisé  , mais  seulement  en  grains , soit 
anguleux , soit  arrondis  , 'la  plupart  petits.  — A l’inte’rieur 
îl  est  très-e'clalant , d’un  éclat  vitreux.  — Sa  cassure  est 
parfaitement  conchoïde.  — Il  est  diaphane  , mais  la  cou- 
leur obscure  le  fait  quelquefois  paraître  opaque  ; il  est 
dur,  résistant  à la  lime  y — me'diocrement  pesant. 

® Le  pyrope  est  ce  qu’on  appelait  autrefois  grenat  de 

Bohême.  M.  Verner  a trouvé  qu’il  différait  trop  du  grenat 
dans  tons  ses  caractères  , et  principalement  par  sa  couleur, 
sa  transparence  et  son  défaut  de  cristallisation  , pour  ne 
pas  en  faire  une  espèce  à part.  Je  pense  , d’après  cela , 
qu’çn  doit  rapporter  au  pyrope  l’analyse  du  grenat  de 
Bohême  par  K laproth  , citée  t.  i^,  p.  196. 

‘ Le  pyrope  se  trouve  principalement  en  Bohême  : il  y 
est  disséminé  dans  des  terrains  d’alluvion  : on  en  a aussi 
observé  en  Saxe , dans  des  serpentines  et  des  traps  se- 
condaires. ’ ' 


O P AL  JA  S PIS.  — JASPE  OPALE. 

Car.  exl.  Sa  couleur  varie  entre  le  rouge  écarlate  , le 
rouge  de  brique  , le  rouge  de  sang , le  rouge  brunâtre  et  le 
brun  noirâtre  , rarement  le  jaune  ef  ocre  ; tanlôtTa  couleur 
est  uniforme,  tantôt  elle  est  mélangée  et  présente  des 
dessins  veinés  et  tachetés.  — Il  se  trouve  en  masse.  — Il 
est  très -éclatant  • c’est  un  éclat  entre  X éclat  vitreux  et 
X éclat  gras.  — Sa  cassure  est  conchoïde  ; les  fragmens  sont* 
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ires- aigus.  — II  est  opaque  ou  translucide  sur  les  bords  ; — 
dur , passant  au  semi-dur  ; — facile  à casser;  — médio- 
crement pesant , approchant  du  léger . 

Cette  sous-espèce  de  jaspe  forme  le  passage  à l’opale  j 
il  s’eu  rapproche  beaucoup  par  tous  ses  caractères  ; il  se 
• rencontre  en  aids  dans  une  espèce  d%  porphyre  , auprès 
de  Tokai  en  Hongrie  1 on  en  apporte  quelquefois  de  très- 
beaux  morceaux  de  Constantinople. 


A G AT  J AS  PI  S.  — JASPE- AGATE. 

Car.  ext.  Ses  couleurs  ordinaires  sont  le  blanc  jaunâtre 
et  le  blanc  rougeâtre  , passant  au  rouge  de  chair.  Le  blanc 
jaunâtre  passe  au  jaune  de  paille  et  au  jaune  isabelle.  Ces 
couleurs  re'unies  pre’sentent  des  dessins  rubanés  ou  zonal- 
res.  — On  le  trouve  , soit  en  niasse , soit  en  couches.  — Sa 
cassure  est  matte  , conchvïde  , applatie  , passant  quelque- 
fois à la  terré  use  à grains  fins.  — Il  pre'sente  des  pièces 
séparées  testacées. — II  est  opaque  ou  rarement  translucide 
sur  les  bords  ; — dur , mais  ce'dant  à la  limd:  on  le  trouve 
dans  des  boules  d’agate. 


N AT  U RII  CHE  TALKER  DE.  — MAGNESIE 

SiTITI. 

Car.  ext.  Sa  couleur  est  un  gris  jaunâtre  tacheté  de  noir. 
— Elle  se  trouve  en  masses;  quelquefois  tuberculeuses. — 
Sa  surface  est  inégale  et  matte.  — Sa  cassure  est  conchoîdet 
applatie  , passant  à Y écailleuse  ou  bien  à la  terreuse.—  Ses 
fragmens  sont  indéterminés  , à bords  assis  aigus.  — L.ie 
est  opaque  ; tendre  et  très-tendre  ; — médiocrement  facile 

Ii  3 * 
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«sackîè^ie  ri  casser;  — un  peu  onctueuse. — Elle  happe  à la  langue. — 
kativl.  £|| e esj  médiocrement  pesante. 

C’est  au  docteur  Mittchel  , savant  minéralogiste  an- 
glais , que  l'on  doit  la  connaissance  de  cette  substance 
minérale.  D’après  l’analyse  qu’il  en  a faite , elle  est  com- 
posée uniquement  dfc  magnésie  pure  et  .d’acide  carboni-  • 
que  > à p«l  près  en  parties  égales  J uo.  «Ile  a été  trouvée 
à Houbschitz  en  Moravie  , dans  une  roche  de  serpentine  ; 
elle  était  accompagnée  de  meerschaum.  On  a déjà  vu  ci- 
dessus  , t.  i , p.  465  , que  le  meerschaum  contenait  1.17 
centièmes  de  magnésie  et  5 d'acide  carbonique;  ce  qui 
établit  beaucoup  de  rapport  entre  ces  deux  substances 
minérales  j aussi  M.  Werne'r  a-t-il  placé  la  magnésie  na- 
iiie  à c’ôtè  du  meerschaum. 


SCHAALSTEIN.  — PIERRE  CALCAIRE 

....  TEST  AC  É£. 

Car.  e.rt.  La  couleur  ordinaire  du  schaalstein  e9t  le 
blanc  grisâtre  ; quelquefois  le  blanc  jaunâtre  , verdâtre  et 
‘rougeâtre.  — *11  se  trouve  en  tuasse.  II  est  éclatant , d’un 
éclat  nacré ■ Sa  cassure  est  imparfaitement  lamelleuse. 
— 11  présente  des  pièces  séparées  testacées  très-minces, 
dont  la  réunion  forme  des  pièces  séparées  scapiformes 
épaisses  , dans  plusieurs  directions.  — Il  est  translucide  ; 
* — semi-dur;  — médiocrement  pesant. 

Ce  minéral  a été  trouvé  dans  le  bannat  de  Temeswar  : 

\ . • _ • 

il  accompagnait  des  minerais  de  cuivre. 


WURFELSP  A TH.  — SPATH  CUBIQUE. 

ïi,  a été  question  ci-dessus  , t.  t , p.  6bg  , et  t.  a , p. 
•a5  , d’une  substance  trouvée  à Hall  en  Tirol , <^ue  l’o* 
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a désignée  d’abord  sous  le  nom  de  rnuri  a ci  le  , et  que  kla- 
proth  a reconnue  pour  un  me'langc  de  gypse  et  de  sel  ma- 
rin.— C’est  ce  mine’ral  dont  M.  Wçrner  a fait  depuis 
peu  une  espèce  particulière  sous  le  nom  de  wuij'elspath 
ou  spath  cubique. 

Car.  ex t.  Sa  couleur  ordinaire  est  le  blanc  de  lait,  quel-? 
quefois  le  blanc  grisâtre  , jaunâtre  on  rougeâtre.  II  se 
trbuve  en  masses.  — Il  est  très-écla/ant  ; c’est  un  éclat 
nacré.  — Sa  cassure  est  lamelleuse  dans  trois  sens  dilïe- 
rens  , se  coupant  à angles  droits.  — Il  présente  de  peli~ 
tes  pièces  séparées  grenues,  à gros  grains  ou  à petits  grains’ 
— Il  est  translucide  ; — tendre  , très^facile  à casser;  — 
médiocrement  pesant. 

On  a vu  ci-dessus  , t.  2 , p,  a5  , l’analyse  que  M.  Kla- 
proth  a donnée  de  cette  substance.  Il  est  à croire  que 
l échantiüou  qu’il  aura  analyse' , n’c'tait  pas  biep  pur , par 
dans  nne  substance  tout-à-fait  semblable  , trouve'e  eu 
Suisse  , le  citoyen  V-auqueli»  n’a  trouvé'  uniquement 
que  0,4  de  chaux  et  0,6  d’acide  sulfurique  , sans  aucune 
trace  de  sel  marin  ou  d’acide  muriatique.  — Le  spath 
Cubique  semblerait  donc  devoir  être  regardé  comme  un 
sulfate  de  chaux  ou  gypse  ; mais  si  l’on  considère  qu’il 
en  diffère  par  beaucoup  de  caractères  exte'rieurs  , et  en- 
tre autres  très-essentiellement  par  son  triple  clivage  rec- 
tangulaire , tandis  que  celui  du  gypse  est  oblique  ot  n’a 
pas  lieu  egalement  dans  les  trois  directions  , que  d’ail- 
leurs il  ne  s’exfolie  pas  au  chalumeau  comme  le  gypse, 
on  est  force'  de  convenir  que  ce  sont  deux  espèces  mi- 
nérales  distinctes.  La  chimie  d’ailleurs  vient  à l’appui  de 
celte  opinion  , en  ce  qu’on  n’a  pas  trouve  d’eau  dans  aa 
composition  , tandis  que  .le  gypse  en  contient  toujours 
au  moins  un  cinquième.  ; . : 

Cet  considérations  ont  été  très-bien  exposées  par  Je 

« 


***** 
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et  s»  traversent  et  se  croisent  dans  différer^  sens.  — Ils  ,rATn  rr.sxwT 
, , , - , T fhismatiqui. 

«ont  éclatons  et  tres-eclatans  ; c est  un  esta'  nacre.  — La 

cassure  est  lamelleuse  et  pre'scnte  un  clivage  triple,  comme 
le  spath  pesant  commun.  ( Voyez  t.  i , p.  649.) — I.e 
saiilenspath  en  masse  pre'sente  des  pièces  séparées  grenues , 
à gros  grains  et  à petits  grains.  — Il  est  toujours  translu- 
cide : les  cristaux  sont  souvent  demi-diaphanes.  — Il  est 
\ r 
très-facile  à casser  ; — pesant.  — Dans  tous  ses'  autres 

caractères  il  ne  diffère  pas  du  spath  pesant  commun.  ' 


. APLOME. 

Id.  Haüy,  T.  4»  p*  556-  * 

Car.  ext.  Sx  couleur  est  un  vert  jaunâtre  , passant  au 
brun.  — Il  se  trouve  cristallisé  en  dodécaèdres  rhomhoï- 
daux  , comme  le  grenat.  — Ses  cristaux  sont  groupe’s  ou 
empâtes  dans  une  gangue.  — Leurs  faces  sont  striées  en 
travers.  — Il  est  éclatant.  — Sa  cassure  est  inégale , pas- 
sant à la  conchoïde.—  Il  est  opaque  ou  rarement  translu- 
cide ; — dur-,  il  raie  le  quartz.  — Il  est  difficile  à casser  j — » 
aigre ; — médiocrement  pesant.  — Pes.  spe'c.  3-444*  Haüy. 

Cette  substance  ressemble  parfaitement  à un  grenat  ;• 
mais  le  citoyen  Haüy  a juge'  quelle  devait  en  être  dis- 
tinguée en  raison  des  stries  transversales  #que  l’on  ob- 
serve sur  ses  faces  , et  qui  indiquent  une  forme  primitive 
cubique  , tandis  que  celle  du  grenat  est  dode'caèdre.  — 
Il  lui  a donné  le  nom  d ’aplome  , qui  veut  dire  simple  , 
parce  que  sa  forme  dodécaèdre  est  dérivée  du  cube  par 
une  des  lois  les  plus  simples  de  décroissement  qui  aient 
été  observées.  • 

Ce  minéral  existe  dans  beaucoup  de  collections  parmi 
les  grenats.  Certains  grenats  d’un  vert  jaunâtre , de 
Scliwarzenberg  en  Saie  , sont  des  aplomes. 
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COCCOLITH.  — COCCOLITHÈ. 

Jd.  J.  9e  Ph.  an  8,  T.  a , p.  242'  — Karsten  , Min. 
Tabell.  p.  20.  — Haiiy , T.  4 , p.  555- 

Car.  ext.  La  couleur  de  ce  mine'ral  est  un  vert  de  pré,  qui 
passe  au  vert-olive  ou  au  vert  noirâtre.  — On  le  trouve 
en  masses , qui  sont  formées  par  la  re'union  de  pièces  sé- 
parées , grenues , à petits  grains  f*) , faciles  à séparer.  Ces 
grains  sont  anguleux,  et  paraissent  avoir  eu  quelque  ten- 
dance à cristalliser.  — Ils  sont  assez  éclatons  f d’un  éclat 
vitreux.  — Leur  cassure  est  lamcUeuse  dans  deux  sens 
differens  , qui  paraissent  perpendiculaires  entre  eux.  — La 
cassure  des  masses  est  grenue.  — La  coecolithe  est  dure  ; 
elle  raie  le  verre.  ■ — Les  grains  sont  souvent  translucides. 
— Elle  est  facile  à casser  ; — médiocrement  pesante.  — > 
Pes.  spe'c  3,57^.  Haiiy. 

Car.  chim.  La  coecolithe  est  très-difficile  à fondre  au 
chalumeau  sans  addition.  — Eiïe  a e'te'  analysée  par  Vau* 
quelin , qui  a obtenu  pour  re'suilat , sur  100  parties,  5o 
de  silice  , 24  de  cbaux,  10  de  magnésie , 7 de  fer  oxide, 
3 de  manganèse  oxide'  et  i5  d’alumine.  Il  y a eu  4-5  de 
perte. 

localités.  Ce  minéral  a été  découvert  dans  des  filons 
auprès  d’Arandal  en  Norvège  t on  eu  a aussi  trouvé  à 
N’érike  en  Suède  , et  dans  les  mines  de  fer  d’Hellesta  et 
4’Assébo  en  Sudermanie- 

J’ai  cru  devoir  rapporter  ici  la  description  de  cette 


(*)  La  ressemblance  de  ces  grains  à de  petits  noyaux  a 
donné  lieu  à ce  nom  de  coecolithe  , qui  signifie  pierre  à 
noyaux. 


I 
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substance;  neanmoins  je  doute  qu’on  U laisse  subsister  eoccpt-ttK». 
long-tenis  comme  espèce  particulière  , et  il  y a tout  lieu 
de  croire  , comme  le  citoyen  Haüy  l’a  soupçonne  , qu’elje 
devra  être  re’nnie  à l 'audite  ( t.  i , p.  17g  ).  On  peut 
s’assurer  facilement  de  leurs  rapports  en  comparant  leurs 
divisions  mécaniques  , leurs  caractères  chimiques  et  sur- 
tout leurs  parties  constituantes. 


CRY  O LITH.  — CR  Y O LIT  HE. 

Jd.  J.  d.  Ph.  an  8 , T.  2 , p.  1^6.  — Id.  Karsten  , Min. 
Tabell.  p.  28  et  73.  — Alumine Jluatée  alkaüne  , Haiiy  , 
T.  2 , p.  3g8. 

Car.  eat.  Sa  couleur  est  u«  blanc  grisâtre.  — Elle  pa- 
raît se  trouver  en  masse,  t— Elle  est  éclatante  dans  le  sens 
de  ses  lames  ; c’est  Viciât  vitreux.  — Sa  cassure  est  la- 
melleuse  dans  trois  directions  qui  paraissent  rectangu- 
laires ; une  surtout  est  très-nette.  Le  citoyen  Hauy  « 
reconnu  aussi  d’autres  directions  de  lames  qui  coupent 
celle-ci  diagonalement.  — Elle  est  très-tra/is/ucide  (*)  ; 

■ — demi-dure Elle  est  rayée  par  le  spath  fluor.  — Eli» 

dorme  une  raclure  d'unblanç  de  neige.  — Elle  est  médio- 
crement pesante.  — Pes.  «péc.  Haiiy , 2.g4g  ; Karsten , 
3.957.  * ; • . 

Car.  chim.  La  eryohthe,  traitée  nu  chalumeau  , fond 
du  premier  coup  de  feu  (’*'■*')  ; elle  se  durcit  ensuite  , et 

H* jT 

(*)  Si  on  la  plonge  dans  l’eau  , elle  devient  diaphane . 

(**)  C’est  en  raison  de  cette,  grande  fusibilité  , qnc  Mt 
Albigaard  , à qui  on  doit  la  découverte  de  celle  pierre  , l’a 
nommée  crynlithe  , de  xfvif  , glace , parce  qu’elle  fond 
pouune.de  U glace,  q , • . . - ■ 
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se  change  en  une  scorie  qui  a un  peu  de  causticité.  Elle 
«o  dissout  dans  l’acide  sulfurique  avec  effervescence  , et 
en  dégageant  des  vapeurs  blanches  qui  corrodent  le  verre. 
— Ses  parties  consituantes  sont  : 

Il’après  Kliproth.  D’après  Vauqueliw. 

.Acide  fluorique  et  eau. . . 4° *5  47 

Soude 36  32 

, Alumine a3.5  21 

100  .100 

Localités.  Ce  mine’ral  a e'te’  rapporte'  du  Groenland  à 
Copenhague  , il  y a plusieurs  anne'es  : on  n’a  aucune  con- 
naissance de  sou  gissement. 


- D I A L L A G E. 

Id.  Haiiy,  T.  3 , p.  ia5.  — Smaragdite , Desausstire  , 
§.  i5i3.  A.  — Id.  Lam.  T.  2 , p.  362.  — Feldspath  vert , 

R.  D.  L.  T.  2,  p.  544.  — Schorl  feuilleté  verdâfre 

D.  B.  T.  1 , p.  38o.  a 

* Il  a de'jà  e'te'  parle'  ci-dessus  ( t.  1 , p.  4 ^5  ) depe  mi- 
néral  à l’occasion  de  la  hornblende  du  Labrador  , avec  la- 
quelle il  m’a  paru  avoir  les  plus  grands  rapports  ; et  en 
effet , il  est  impossible  de  se'parer  ces  deux  substances. 
La  description  qui  a e'te'  donne'e  de  la  hornblende  du 
Labrador  , convient  parfaitement  à la  diallage  ou  sma- 
ragdite  des  Alpes  , telle  qu’elle  est  de’critè  par  Desaus- 
sure  , si  ce  n’est  que  la  couleur  ne  varie  que  du  vert  au 
gris. 

J’ai  cru  ne’anmoins  devoir  placer  de  nouveau  ici  ce 
minc'ral , quoiqu’il  ait  de'jà  e'te  décrit , parce  que  , d’après 
l’observation  du  citoyen  Haiiy,  il  doit 'être  séparé  de  la 
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hornblende , en  ce  qu’il  présente  un  clivage  double  sen-  diallag*-. 
siblement  rectangulaire  -,  dont  les  lames  ue  sont  bien 
nettes  que  dans  un  seul  sens  , tandis  que  le  clivage  dou- 
ble de  la  hornblende  est  également  marqué  dans  les 
deux  sens  , et  qu’ils  se  joignent  sous  l’angle  de  124°.  — 

On  peut  encore  ajouter  qu’elte  se  fond  au  chalumeau  , 
en  verre  noir  , tandis  que  le  diallage  donne  un  verre 
transparent  d’un  vert  grisâtre  ou  meme  sans  couleur. 

La  diallage  a été  trouvée  auprès  de  Turin  en  Piémont, 
dans  les  cailloux  roulés  du  lac  de  Genève  ; en  Corse  , etc. 

— Elle  s’y  rencontre  dans  des  roches  primitives.  Celles  . > 

de  Piémont  et  de  Genève  sont  empâtées  .dans  une  masse 
très-dure , qui  est  up  vc'ritabje  jade  Ou  néphrite  de  W erner., 

CeHe  de  Corse  a aussi  quelquefois  la  même  gangue. 

Le  veràe  di  Corsica  dura  des  marbriers  italiens  est  une 
roche  de  c^genre  . 


.DIASPORE. 
ld.  Haiiy  , T.  4 , p.  558. 

On  ne  connaît  ce  minéral  que  par  les  recherches  du 
citoyen  Lelièvre  , et  par  ce  que  le  citoyen  Haiiy  en  a dit 
dans  son  Traité. 

Il  est  de  couleur  grise  ; — assez  éclatant , d’un  éclat 
nacré.  — Sa  cassure  est  lamellease , à lames  un  peu  cour~  * 
tes , faciles  à séparer  ; elle  parait  être  également  lamellcuse 
dans  un  autre  sens  sous  l’angle  de  i5o°.  — 11  est  dur.  — 

11  raie  le  verre.  — 11  pétille  à la  flamme  d’une  bougie  et 
se  disperse  entièrement  (*).  Le  citoyen  Vauquelin  l’a 
. î 

C)  C’est  de  là  que  le  citoyen  Haüy  a fait  le  nom  do 
diaspore.  < . s # 


' • 
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aueraxi.  analyse  , et  y a trouve'  80  parties  d’alumine  , 17  d’eau  et 
3 de  fer.  — Sa  pes.  spe'c.  est , d’après  le  citoyen  Haüy  , 
de  3.4324* 


DIP  Y RE. 

Id.  Haüy , T.  3 , p.  242  • — Leucolile  de  Mauléon , Lam . 
T,  2 , p.  275. 

Car.  cxt.  Si  çouleur  est  un  liane  grisâtre  ou  rougeâtre , 
, qui  passe  au  rouge  de  rose  faihle.  — On  le  trouve , soit 
disséminé  en. petites  masses Jasciculaires  , soit  en  petits 
cristaux  prismatiques. — Il  est  éclatant,  d’un  éclat  vitreux. 
— Sa  cassure  en  longueur  est  lamelleuse.  Le  citoyen 
Haüy  a observe'  des  indices  de  lames  parallèlement  au* 
faces  du  prisme  hexaèdre  régulier.  — Il  e^  demi-dur  ; 
— Jacïle  à casser  médiocrement  pesant.  — Pes.  spe’c. 

2.63o.  Haüy.  " i'. 

Car.  c/iim.  Le  dipyre  est  fusible,  au  chalumeau  avec 
bouilloitnement.  Il  contient  , d’après  le  citoyen  Vau- 
quehn  , 60  de  silice,  24  d’alumine  , 10  de  chaux,  2 
d’eau  : il  y a eu  4 centièmes  de  perte.  — Sa  poussière  , 
jetée  sur  un  charbon  ardent , donne  une  légère  lueur 
phosphorique  dans  l’obscurité. 

Ce  minéral  a été  trouvé  auprès  de,  Mauléon  dans  les 
Pyrénées  : il  éloit  disséminé  dans  une  masse  de  sté3tite. 

. -■  ' ’ - 1 " ■ " 'I  l- 1 U<  II,  I 

EÜCLASE. 

JdUHaüy  , T.  2 , p.  53 1 . — Lam.  T.  2 , p.  ?54- 

Car.  ext.  Sa  couleur  est  un  vert-de-mer  très-clair.  — 
, Ou  la  trouve  cristallisée , sa  forme  principale  ou  domi- 
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nante  est  v n prisme  à l^Jàces  obliquangtes  ( l5’)°.  ) , mais  SUCLiïl;; 
elle  n’est  jamais  parfaite  : il  y a un  biseau  sur  chacun  des 
bords  latéraux  , et  en  outre  une  troncature  sur  le  bord  du 
biseau  des  bords  latéraux  aigus.  La  terminaison  du  prisme 
est  fort  complique'e  : on  peut  la  conside'rer  comme  'for- 
mée principalement  par  trois  pointemens  à ^Jaces  , placés 
les  uns  sur  les  autres  , correspondans  aux  faces  latérales  ; 
mais  ces  pointemens  sont  modifiés  par  une,suite  de  biseaux 
qui  remplacent  leurs  bords  latéraux  obtus  : il  y a aussi  un 
• biseau  ( à faces  triangulaires  ) entre  ceux-ci  et  le  biseau 
sur  les  bords  latéraux  obtus  du  prisme  , et  enfin  une 
troncature  sur  chacun  des  bords  supérieurs  des  tronca- 
tures sur  les  bords  latéraux  aigus  du  prisme  (*).  — Elle 
est  éclatante  , d’un  éclat  vitreux.  — Sa  cassure , dans  la 

(*)  On  peut  consulter , par  rapport  à la  forme  de  l’eu- 
clase  , la  figure  qu’en  a donnée  le  citoyen  Haüy  , pl.  45  \ 
car  la  forme  en  est  si  composée  , que  quelque  soin  que  j’aie 
mis  à cette  description,  je  n’ose  espérer  qu’on  la  trouve  facile 
à suivre.  Un  cristal  semblable  , à peu  près  de  la  grosseur 
d’une  noisette,  existe  dans  la  belle  collection  du  citoyen  Do-  ^ 
drée  , qui  a été  et  sera  encore  souvent  citée  par  les  minéra- 
logistes, tant  à cause  du  grand  nombre  de  minéraux  précieux 
et  souvent  uniques  qu’elle  renferme  , qu’en  raison  de  ce 
qu’elle  est  toujours  ouverte  aux  amateurs  qui  désirent  la 
consulter. 

La  forme  de  ce  crystal  a , au  premier  aspect , quelque  ana- 
logie avec  certaines  topa  es  dont  le  sommet  est  surchargé  de 
facettes  , et  dont  les  bords  latéraux  sont  biselés.  Mais  l’eu- 
clase  en  diffère  essentiellement  en  ce  que  l’angle  du  prisme 
, est  de  i53°.  au  lieu  de  I24"-,  et  en  ce  qu’elle  n’est  pas 
lamelleuse  perpendiculairement  à l’axe  , comme  la  topase. 

( ITaiiy.  ) 
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. • ïucLAr.r.  direction  (Je  l’axe , est  parfaitement  lamelleuse , parallèle*  I 
ment  à la  petite  diagonale  de  la  base  du  prisme.  Elle 
este'galernent  tatpelleuse , mais  très-imparfailement , pa- 
rallèlement à la  grande  diagonale.  La  cassure  transversale 
est  un  peu  conchaïde.  — L’euclase  est  diaphane  et  donne 
une  double  image.  — Elle  est  dure.  — Elle  raie  le  quartz  ; 

— trèsrfacile  à casser, ; (*)  — aigre} — médiocrement  pe- 
sante. — Pes.  spéc.  5,o625.  Haüy. 

Car.  chim.  Traite'e  au  chalumeau  , l’euclase  perd  d’a- 
bord sa  transparence,  puis  se  fond  en  email  blanc.  Elle 
a été  analysée  par  te  citoy  en  Vauquelin  , qui  a obtenu  : 


Silice 

55 

à 

56 

Alumine. . . . . . 

. . . . 18 

-a 

>9 

Glucyne 

...  14 

à 

i5 

Fer 

. • . . 2 

à 

5 

Perte 

...  5i 

à 

27 

100  100 

Ce  minéral  est  si  rare , que  l’on  n’a  pu  en  employer 
qu’une  très-petite  quantité  à cette  analyse.  Le  citoyen 
v Vauquelin  pense  que  la  perte  considc'rable  qu’il  a-  eue  , 
est  due  en  partie  à l’eau  de  cri^llisation  , dont  la  pré- 
sence est  indiquée  par  l’opacité  que  prend  l’euclase  au 
chalumeau  , et  peut-être  aussi  a un  alkali. 

L’euclase  a été  rapportée  du  Pérou  par  Dombey  : les 
cristaux  étaient  isolés  de  toute  espèce  de  gangue. 


(*)  C’est  ce  que  désigne  le  nom  d 'euclase. 
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ld.  Haüy  , T.  3 , p.  «56. — Emeraudine , Lam.  T.  2, 
p.  25o. 

Car.  exi.  Sa  couleur  est  le  vert-émeraude.  — On  la 
trouve  cristallisée  sous  la  forme  à' un  prisme  à 6 faces  , 
terminé  par  un  pointement  un  peu  aigu  à 5 faces  placées 
sur  trois  bords  latéraux  en  alternant.  — Elle  est  éclatante; 
c’est  un  éclat  vitreux.  — Sa  cassure  est  lamelleuse  dans 
trois  sens  differens  , parallèles  aux  bords  late'raux  du 
pointement.  — Elle  est  translucide  , passant  au  demi - 
diaphane  ; — demi-dure . — Pes.  spe'c.  5.3.  Haiiy. 

Car.  chim.  Ce  minerai  est  infusible  au  chalumeau  sans 
addition  j il  brunit  seulement^  et  la  flamm^  prend  une 
couleur  verte  un  peu  jaunâtre.  Fondu  avec  le  borax  , 
il  donne  un  bouton  de  cuivre.  Le  citoyen  Vauquelin  , 
à qui  nous  devons  ces  caractères  , a cherche'  à connaître  , 
au  moins  par  aperçu  , la  composition  de  ce  mine'ral , 
dont  il  n’avait  que  4 grains.  Il  a obtenu  28  de  silice  , 
28  d’oxide  de  cuivre  , et  Ifs  de  carbonate  de  chaux. 

La  dioptase  provient  de  la  Sibe'rie  ; ses  cristaux  sont 
dc'pose's  sur  une  gangue  qui  contient  de  la  malachite. 

M.  Estner  a regardé  la  dioptase  comme  un  vert  de 
cuivre  ( kupfergrün  ) cristallisé.  ( Voyez  t.  3 , p.  612.  ) 

Je  crois  aussi  que  le  kupfersmaragd  de  M-  Werner, 
indiqué  au  commencement  de  cet  Appendice  , est  la 
dioptase. 

FELDSPATH  A P Y R E. 

Le  citoyen  Haüy  a désigné  sous. ce  nonï'(  t.  4>  P' 
362  ) un  minéral  particulier  trouvé  d’ab.ord  dans  le  Fo- 
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rez  par  M.  de  Bournon  , et  ensuite  eu  Espagne  , dans  le 
royaume  de  Castille.  Plusieurs  minéralogistes  en  avaient 
déjà  fait  mention  , en  le  regardant  tantôt  comme  un  co- 
rindon , tantôt  comme  un  feldspath  ( Bournon  , J.  de  Ph. , 
1789 , t.  1 , p.  455.  --  Lametlierie  , ib.  , an  6 , p.  386  ). 
Sa  couleur  est  un  brun  rougeâtre  so/e  qui  passe  au  violet. 
-r~  On  le  trouve  toujours  avec  des  indices  de  cristallisa- 
tion , mais  peu  détermines  j cependant  sa  forme  parait 
être  un  prisme  à 4 faces  rectangulaires.  — Il  est  très-peu 
éclatant  y d’un  éclat  gras.  Sa  cassure -est  lame  lieuse  eu 
longueur  , mais  entravera  elle  est  un  peu  écailleuse.  — Il 
est  translucide  sur  les  bords  j — très-dur.  — Il  raie  le 
quarz  et  même  quelquefois  le  spiaelle  j — difficile  à cas- 
ser j — médiocrement  pesant.  Pes.  spe'c.  3.  |65.  Haüy.  — 
11  est  absolument  infusible  au  chalumeau  sa  ils  addition. 

Le  citoyen  Haüy  compare  successivement  ce  mine'ral 
au  corindon  et  au  feldspath , et  après  avoir  observe'  qu’il 
se  rapproche  du  premier  par  sa  dureté  et  son  iiifusibilité  , 
et  du  Second  par  sa  forme  , il  conclut  qu’il  est  impossible 
de  prononcer  définitivement  sur  la  nature  de  cette  pierre  î 
il  lui  a laissé  provisoirement  le  nom  do  feldspath  en  y 
ajoutant  le  mot  apyre  , qui  désigne  sou  iufusibiiité. 


GADOL1N1TE. 

Id.  Hauÿ  , T . 3 p.  141 . — IJ.  Chem.  Annal.  1796. 

Car.  ext.  Sa  couleur  est  un  noir  parfait , passant  dans 
quelques  parties  au  noir  brunâtre . — On  la  trouve  en 
masse . — Elle  est  éclatante , d’un  éclat  vitreux.  — Sa  cas- 
sure est  conchoïde . — Elle  est  dure.  — Elle  raie  un  peu  < 
le  quartz  ; — opaque  ; — aigre ; — facile  à casser;  — pe- 
sante. Pes.  spéc.  Haüy  , 4.0497. 

Car.  ebim.  Pulvérisée  et  changée  arec  de  l’acide  ni- 
trique 
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tfique  e'tendu  d’eau,  elle  se  convertit  en  Une  gelée 
épaisse  d’un  gris  jaunâtre;  ■-**■  au  chalumeau  , elle  décro- 
pite  , prend  une  couleur  rouge  blanchâtre  ; mais  élïe  reste 
infusible  , si  ce  n’est  lorsqu’on  chaude  de  petits  frngmens; 
ils  donnent  Un  verre  spongieux;  traitée  avec  le  borax , 
elle  se  fond  en  un  verre  jaune  de  topase.  ■ — On  a décou-' 
vert  dans  ce  minerai  une  terre  particulière  , à laquelle  on 


a donne'  le  nom 

d 'yttria  : 

voici  le  résultat  de  deux  ana- 

lyses  qui  en  ont  été  faites. 

E ICEBERG. 

. ... 



ViUQÜElIN. 

Yttria. . . 

...  47.5; 

Yttria  . 

55 

Silice 

. . . 25 

Silice. . 

a5.5 

Per 

...  18 

Fer  . . . 

Alumine. 

. . . 4*5 

Oxide  de  manganèse.  2 

Perte  ......... 

...  5 

Eau  et 

ac.  carbon..  10. 5 

• 

IOO 

IOO 

La  gadolinite  , ainsi  nommée  parce  que  c’est  le  profes- 
seur Gadalin  qui  le  premier  a reconnu  sa  nature  , a ètô 
trouve'e  auprès  de  Ytterby  en  Suède  , d’où  on  a fait  le 
nom  d 'yttria.  — Elle  attire  l’aiguille  aimantée. 


KOUPHOL1TE. 

Id.  Haüy , T.  4 7 P*  ^75. 

On  a donne'  ce  nom  à un  minéral  qui  se  présente  sous 
formes  de  petites  lames  ou  paillettes  d'un  blanc  jaunâtre , 
un  peu  éclatantes  , d'un  éclat  nacré  ; elles  sont  groupées 
ensemble  et  paraissent  tendre  à la  forme  rhom' oïdale.  Le 
citoyen  Haüy  avait  depuis  long-tems  soupçonne  que  c’était 
une  varie'te'  de  mésotype  ( voyez  t.  1 , p.  5o8  ) , bu  plutôt  de 
prehnite  ( t.  1 , p.  29b  ).  Des  Observations  récentes  du 
Minéral . ilém.  Tom.  II.  K k 


...  . . I -f 

UASOLINITS. 
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•LouraoLiTE.  citoyen  Lelièvre  ont  enfin  de'cide'  la  question  et  re'uni  la 
koupliolite  à la  prehnite  ; il  a trouve'  des  morceaux  plus 
caracte'rise's  , dans  lesquels  on  reconnaît  visiblement  la 
prclinitç.  D’ailleurs  , tous  les  caractères  chimiques  et 
physiques  de  la  prehnite  se  retrouvent  dans  la  koupholite. 
Je  pense. que,  d’après  les  principes  de  M.  Werner,  on 
pourrait  en  former  une  sous-espèce  sous  le  nom  de 
prehnite  en  paillettes  , schuppiger  prehnit.  — Ce  minerai 
provient  des  fyre'ne’es. 


MACLE. 

Id.  Haüy  , T.  5 , p.  *67.  — Macle  basaltique  ou  schorl 
en  prismes  quadrangulaires  rhomboïdaux , R.  D.  L.  T.  a , 
p.  44°.  — Crucite  , Lam.  T.  2 , p.  292.  — ChiastoUth  , 
Karsten,  Miu.  Tab.  p.  28. 

Car.  ext.  La  macle  est  compose'e  de  deux  substances 
distinctes,  ayant  des  caractères  diffe’rens;  l’une  est  d’un 
blanc  jaunâtre  ou  grisâtre  sale  ; l’autre  est  d’un  noir  grisâ- 
tre , passant  au  noir  bleuâtre.  — On  la  trouve  cristallisée  , 
sous  la  forme  de  prismes  à 4 faces  {*)  : leur  sommet  est 
toujours  rompu  ; ce  qui  donne  lieu  d’observer  la  dispo- 


(*)  Rome'  de  Liste  dit  que  ces  prismes  sont  obliquaugles 
sous  les  angles  de  85°  et  95°.  Le  citoyen  Haüy  avertit , avec 
raison  , que  l’incidence  n’est  pas  facile  à mesurer  , à cause 
de  la  nettete'  des  pans.  J’ai  cherche'  ù ve'rifier  l’observation  de 
Rome'  de  Liste  , et  j’ai  remarque'  qu’il  y avait  beaucoup  de 
déviation  dans  la  cristallisation  ; ce  qui  donne  lieu  à une 
obliquité  variable;  niais  les  cristaux  les  plus  lamellcux  et 
dont  les  angles  e'taient  les  plus  vifs  m’ont  donne'  constam- 
ment , au  goniomètre , un  angle  de  90°.  (?) 
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sition  symmétrique  respective  des  deux  substances  dont  ***“■ 
la  re'union  compose  la  m.icle  ; la  partie  blanche  est  exté- 
rieure ; la  partie  noire  forme  au  centre  un  petit  prisme 
parallèle  au  premier  ; elle  se  prolonge  ne'anmoins  tou- 
jours vers  la  surface  par  quatre  lignes  très-minces , dont 
chacune  joint  un  angle  du  prisme  intérieur  avec  celui 
du  prisme  extérieur  qui  l'avoisine  ; quelquefois  aussi 
cette  même  partie  noire  forme  à l’extre'mite’  de  ces  li- 
gnes , et  par  conse'quent  à chacun  des  quatre  angles  du 
prisme  blanc  principal , un  petit  prisme  semblable  ; enfin 
il  y a des  cristaux  dans  lesquels  on  observe  une  suite  de 
petites  lignes  noires  qui  partent  des  faces  du  prisme  in- 
térieur , et  qui  se  dirigent  vers  celles  du  prisme  extérieur 
en  sillonnant  la  partie  blanche  : la  partie  noire  est  ordi- 
nairement la  moins  abondante.  — Les  cristaux  sont  de 
moyenne  grandeur  ou  petits  , ge'ne’ralement  fort  alongés  , 
toujours  empâtés  dans  une  gangue.  — La  partie  blanche 
est  quelquefois  un  peu  éclatante  à l’extérieur;  à l’intérieur 
elle  est  peu  éclatante , passant  au  brillant  ; c’est  un  éclat 
gras.  La  partie  noire  n’est  que  peu  brillante.  — La  cassure* 
de  la  partie  blanche  est  lamelleuse  ( quelquefois  très-impar- 
faitement ) dans  deux  sens  parallèles  aux  faces  du  prisme  (*); 

(*)  Le  citoyen  Haüy  a observé  quatre  autres  sens  de 
lames  , dont  deux  sont  verticaux  et  parallèles  aux  diago- 
nales de  la  base  du  prisme , et  dont  les  deux  autres  sont 
obliques  et  interceptent  deux  angles  opposés.  — Il  arrive 
aussi  souvent  que  les  prismes  se  cassent  en  travers.  Cette 
cassure  est  unie  ; mais  elle  parait  plutôt  duc  à des  fissures 
qu’à  une  direction  naturelle  de  lames  ; elle  n’est  pas  écla- 
tante.  Son  inclinaison  ne  parait  pas  constante  , et  son  obli- 
quité contribue  beaucoup  à iàire  paraître  le  prisme  obli- 
quangle. 

Kk  a m 
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*wu!.  celle  de  la  partie  noire  est  terreuse  : — l’une  et  l’autre  sont 
un  peu  onctueuses  au  toucher  ( surtout  dans  les  variétés 
d'Espagne  );  — - leur  raclure  est  blanche;  — elles  sont 
tendres  : la  partie  blanche  l’est  beaucoup  moins;  elle  dé- 
fient même  quelquefois  demi-dure  quand  elle  est  lamel- 
leuse.  — Lamacleest  peu  facile  à casser ; — médiocre- 
ment pesante.  — Pes.  spéc.  2.r>44' 

Car.  chim.  La  partie  blanche  de  la  macle  donne  une 
scorie  blanche  ; la  partie  noire  donne  nu  verre  noir. 

La  macle  a clé  trouvée  , t°.  eu  France  , auprès  deSaint- 
Brieux  en  Bretagne  : ce  sont  les  cristaux  les  plus  longs  et 
les  plus  lamelleux  ; ils  sont  empâtés  dans  un  thoiîschiefer. 
2°.  Aux  Pyrénées  , dans  la  vallée  de  Barèges  , les  cristaux 
sont  petits  , empâtés  dans  un  thonschiefer  qui  recouvrp 
immédiatement  le  grauit.  5°.  En  Espagne  , auprès  de 
Saint-Jacques  de  Coxnpostelle  : celles-ci  sont  en  cristaux 
assez  gros  , arrondis , peu  lamelleux.  La  partie  blanche 
ressemble  à une  sle'alite  compacte. 

On  l’a  souvent  appelée  pierre  de  croix  ou  macle  de  Bre- 
tagne. 


MADRE PORSTEIS.  — M A D R É P O R I T E. 

Id.  Journal  de  Moll.  T.  i , p.  2fp.  Id.  Haüy , T.  4, 
p.  578. 

Car.  ext.  Sa  couleur  est  dans  certaines  parties  d’un  noir 
un  peu  grisâtre  , dans  d’autres  d’un  gris  de  cendres  ( sui- 
vant, que  l’on  observe,  ou  la  cassure  en  travers  , ou  les  sur- 
faces latérales  des  pièces  séparées  ).  — On  le  trouve  en 
morceaux  arrondis  , souvent  très-gros  ( vingt  à trente  li- 
vres ) qui  sont  composés  de  pièces  séparées  , scapi formes  , 
minces  ( une  ligne),  arrondies,  tantôt  parallèles,  tantôt  d<- 
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vergentrs  en  faisceaux  {*).  — La  cassure  en  travers  des  mad*i.fo*its. 
pièces  sèpare'cs  est  unie , passant  à la  conchoïde  , f eu  e cia- 
tan  te  d’un  éclat  gras , passant  à l' éclat  soyeux  ; la  cassure 
en  longueur  est  rayonnée  et  motte.  — Le  madre’porite  est 
opaque  ; — d^rni-dur , passant  au  tendre  ; — facile  à cas- 
ser y — médiocrement  pesant.  — Sa  raclure  est  grise. 

Car.  ch  m.  Le  madre'porite  se  dissout  avec  effervescence 
dans  l’acide  nitrique  ; il  contient  , suivant  M.  Schroll , 
o,63  de  carbonate  de  chaux,, 0,10  d’alumine,  0,i3  de 
silice  , 0,11  de  fer  : on  a obtenu  le  meme  résultat  à 
l'Ecole  des  Mines  de  Paris.  \ 

Ce  mine'ral  a e'te'  trouve'  par  M.  le  baron  de  Moll  , dans 
la  valle'e  de  Riissbach  , principauté'  de  Salzbourg  ; il  était 
en  morceaux  arrondis  et  hors  de  place  : on  11’a  pu  déeou- 
vnr  son  gissenaent.  Toute  la  vallee  est  entourée  de  mon- 
tagnes calcaires  stratiformes  , remplies  de  pétrifications; 
ce  qui  , joint  à l’aspect  particulier  de  cette  pierre  , a pu 
faire  croire  que  c’était  un  madrépore;  d’autres  avaient 
pensé  que  c’était  un  basalte;  mais  sa  composition  cal- 
caire détruit  cette  supposition.  On  est  à peu  près  d’ac- 
cord aujourd’hui  de  regarder  le  madréperite  cuyime  une 
pierre  calcaire  ; mais  je  pense  que  , d’après  les  principes 
de  M.  \\  erner  , on  ne  pourra  se  dispenser  d’eu  fairp  nue 
espèce  particulière  du  genre  calcaire;  car  elle  di fiera  de 
la  pierre  calcaire  beaucoup  plus  que  le  bitlcrspath  , le 
braunspath  et  autres  qui  en  ont  été  .séparées. 


1 , 

(*)  C’est  de  cette  contexture  particulière,  assez  semblable, 

au  premier  coup  d’œil,  à celle  de  certains  madrépores,  qu’est 

venu  son  nom  de  madreporslein  , madréporile. 
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MA  L A CO  L 1 TH.  — MALACOLITHE. 

Id Haüy , T.  4 > p-  379. — Sahlite , Dandrada , J.  dePh. 
an  8,  T.  a , p.  24'-  • 

Car.  ext.  Sa  couleur  est  un  vert  grisâtre  qui  tire  au  vert 
de  poireau  pale.  — On  la  trouve  en  masses  et  cristallisée , 
sous  la  forme  de  prismes  à 6 faces , ayant  deux  bords  la- 
téraux opposés , tronquée;  elle  est  un  peu  brillante , d’un 
éclat  de  cire.  — Sa  cassure  en  longueur  est  lame  lieuse  dans 
5 différens  sens.  — Eile  est  translucide  sur  les  bords  y — 
tendre  ; — elle  raie  à peine  le  verre;  — très-douce  au  tou- 
cher(*).  Pes.  spe’c.  3a,3o7. 

Car.  chim.  Le  citoyen  Lelièvre  a fondu  la  malacolithe 
au  chalumeau  en  un  verre  bulleux.  M.  Dandrada  l’avait 
annoncée  infusible.  — Elle  contient,  d’après  l’analyse  du 
citoyen  Vauquelin , o,53  de  silice  , 0,20  de  chaux  , 0,19  de 
magne'sie  , o,o5  d’alumine , et  0,04  d’oxides  de  fer  et  de 
manganèse. 

Ce  mine’ral  a e’te  trouve'  d’abord  en  Suède , dans  les 
mines  d’argent  de  Salda  en  Westermanie  ( de  là  le  nom 
de  sahlite  ).  On  l’a  retrouvée  depuis  à Buoen  près  d’Auen 
en  Norwège. 

Le  citoyen  Haüy  a fait  diffe’rens  rapprochemens  entre 
la  malacolithe  et  l’augite.  11  a observe'  que  sa  forme  cris- 
talline , son  clivage  triple , ses  parties  constituantes  et  la 
manière  dont  elle  se  comporté  au  chalumeau  , s’accor- 
daient assez  bien  avec  les  mêmes  caractères  dans  l’au- 
gite.  ( Voyez  t.  1 , p.  17g.  ) Neanmoins , ayant  reconnu 


(*)  De  là  le  nom  de  malacolithe  que  lui  a donne’  M.  Ai— 
bigaard. 
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en  même  tems  que  ces  deux  pierres  différaient  par  beau-  malacoutbe. 
coup  d’autres  caractères  apparens  , quoique  moins  es- 
sentiels , il  a cru  devoir  suspendre  son  jugement. 


M El  ON  I TE. 

Jd.  Haüy,T.2,p.  586. — Hyacinthe  blanche  de  Somma, 
R.  D.  L.  T.  2 , p.  290.  — Hyacinthine  de  Somma  , Lam. 
T.  2 , p.  526.  1 ■ 

Car.  ext.  Sa  couleur  est  un  blànc  grisâtre.  On  la 
trouve  cristallisée.  — Sa  formé  principale  est  un  prisme  à 
if  aces,  rectangulaire,  dontles  bords  latéraux  sont  taujüités 
tronqués  ( ce  qui  donne  lé  prisme  à 8 faces  ) ; il  ést  termi- 
ne'  par  on  pointement  obtUs  à ^fàcrs  placées  sur  les  bord i 
latéraux.  Quelquefois_  les  bords  des  troncatures  qtii  rem- 
placent les  bords  latéraux  sont  tronques  ; ce  qui  donne 
xmprisme  à 16 faces.  Les  bords  entre  le  pointement  et  le» 
faces  latérales  sont  aussi  quelquefois  tronqués.'-'-*-  LeS 
cristaux  sont  petits  , accolés  latéralement  et  par  rangée* 
Sur  une  gangue.  — La  méionité  est  éclatante , d’un  éclat 
vitreux.  — 'La  cassure  en  longuétar  est  lamell'eme , parallè- 
lement aux  /f ‘feices  du  prisihe;  celle  e»  travers  est  un  peu 
conchoide.  — Elle  est  demi-diaphane  , mais  parsemée  dé 
petites  fissures  j — demi-dure  ; elle  raie  le  verre. 

Car.  chlrh.  La  méionité  est  très-facile  à fondre  au  cha- 
lumeau : elle  donne  uu  verre  Mànc  spongieux. 

Cette  substance  n’à  encore  été  trouvée  que  parmi  les 
produits  volcaniques  du  Vésuve  , auprès  du  mont  Somma. 
Ses  cristaux  adhèrent  cottimUtiément  à des  fraginens  dé 
pierre  calcaire  grenue , qui  ri’ont  point  été  modifiés  par 
le  feu  des  volcans. 

On  l’à  long-lêm»  regardée  commé  une  hyacinthe  , puis 
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mzionit*.  comme  une  yesuvienne  j mais  le  citoyen  Haiiy  a prouvé 
que  sa  cristallisation  ne  pouvait  être  rapportée  à celle 
de  ces  deux  pierres,  quoiqu’elle  en  ait  d’abord  l’appa- 
rence. 


..il  s ' 

MELILITE. 

f • 

Id.  Lain.  T.  2 , p.  ccfa n Id.  Fleuriau  de  Bellevue  , 
J.  de  Pli.  Frimaire  an  9,  p.  455. 

Car.  çxj.. Sa  couleur  varie  depuis  le  jaune  de  vin  ou  le 
jaune  de  miel, , jusqu’au  rouge- hyacinthe  : la  surface  est 
souvent  recouverte  d’uue.ocre  ferrugiueuse  rouge.  — Ou 
la  trouve,  qristalliséet  Ses  formes  sont  , x°.  le  cube  , quel- 
quefois tronque'  s,ur  ses  b.prds,  ou  plus  souvent  sur  deux 
bords  opposés,  seulement  j 2°.  un  prisme  à 4 faces  obli- 
quaugh-si  envirpu  i,i  ) illexrmi.é  de  chaque  côté  par  un 
les- faces  sont  placées  sur. les  bords  latéraux 
obtus  : ces, bords  obtus  sont  quelquefois  tronqués.  ; — ■ Les 
cris  ta  .Sent  pe.its.ettxès^pelits.  — Ils  sont  un  peu  écla- 
tâtes^ aphones  y— -peu  durs. — Leur  cassure  ne 

parait  pas  lqmeJI,userspp^fi^\Ugrente..  .t,  f _ 

c/i/pi-t  Cette  , pierre-  traitée  au  chameau  , est 
très^éiflicilejà  fondre  -,  uéauntoms  elle  finit;  par  donner  un 
verre  verdâtre , transparent-,,  sans  balles.  — Réduite  en 
pondre  ,y;eJJLe::  forme  pue  gelée  avec  l'acide  nitrique.  — 

Elle  11’est  p.e>iiii:  pjro-éleqlltiil‘u^*)  ' ’ \ -,  . . 

iCe  nuuéral, se  trouve  à>,l  in!érieur  , et  surtout  à la  sur- 
face des  fentes  de  que, Iqueaiaves  .des  environs  de  Rome  , 
el,  principalement  dafls  cejle.  de -t/i/<o  dihote  , que  l’on 
exploite  en  plusieurs,  endrpits  pour  en  tirer  des  pavés 
connus  sous  le  nom  de  \etce  romann.  , 

, C’est  le  citoyen  Lamétherie  qui  le. premier  ,a;  décrit 
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çette  pierre.  Il  lui  a donne’  le  nom  de  mélilite , d’après  sa  mîlilitb. 
couleur. 

Les  cristaux  de  me'lilitc  sqnt  accompagnés  d’autres 
cristaux  en  prismes  à 6 faces  , semblables  à ceux  de  né- 
plieline  ou  sommité  , qui  seront  de'crits  ci-après.  Mais 
le  citoyen  Fleuriau  de  Bellevue  a observe'  qu’ils  en  dif- 
féraient sensiblement  , en  ce  que  la  népheline  est  bien 
plus  difficile  à fondre  , et  sur-tout  qu’elle  11e  forme  pas, 
comme  ces  cristaux  , gelée  avec  les  acides.  Elle  a aussi 
un  e'elat  plus  vif,  une  cassure  plus  nette.  Il  a propose' , 
en  attendant  un  nouvel  examen  , de  les  de'signer  sous  le 
nom  de  pseudo-nép/feline  ou  pseudo  sommité. 


MICARELLE. 

ld.  Haüjr , T.  4 , p.  384- 

On  a vu  ci-dessus  , t.  1 , p.  4^8  , que  M.  Kinvan 
avait  désigné  sous  ce  nom  la  pinite  des  Allemands. 

M.  Àlbigaard  , de  Copenhague  , a donne'  plus  re'cem- 
ment  ce  nom  de  micarelle  à une  pierre  qui  provient  des 
environs  d’Arendal  en  Norwège  j>  elle  est  cristallise'e  en 
prismes  à ^Jaces  rectangulaires , ayant  leurs  bords  laté- 
raux tmnquis  ; elle  est  composée  de  lames  parallèles  aux 
faces  latérales.  Elle  est  assez  éclatante  , à peu  près  comme 
des  paillettes  blanches  de  mica.  — Sa  pesanteur  spécifique 
est  de  a. 6955.  :j 

■>  Mi  Manthay  a observe  avec  raison  que  cette  subs- 
tance avait,  lesj plus  grands  rapports  avec  la  scapolitlie. 
Je  pense  qu’il  sera  difficile  de  ne  pas  les  réunir.  ( Voyez 
ci-après  la  description  de  cette  substance.  ) 
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NFPHELINE. 

Jd.  Haüy  , T.  5 , p.  1S6.  — Sommité  , Lam.  T.  2 , 
p.  27 1 . — Sc/iorl  blanc  volcanique  de  Ferberet  autres  natu- 
ralistes. 

Car.  e.rt.  S a couleur  est  un  blanc  grisâtre.  On  la  trouve 
disséminée , soit  en  grains,  soit  en  petits  cristaux , dont  la 
forme  principale  est  un  prisme  à 6 faces  , ordinairement 
parfait , plus  rarement  tronqué  sur  ses  bords  terminaux. — 
Les  faces  latérales  sont  lisses  eléclatantes  , d’un  éclat  vi- 
treux.— La  cassure  en  longueur  est  lame  lieuse  , parallè- 
lement au  s.  faces  du  prisme  ; en  travers  elle  est  conchoide 
et  éclatante.  — Elle  est  demi-dure , translucide  , ou  plus 
rarement  demi- diaphane  ; — facile  à casser.  — Pes. 
spéc.  3.2/)74-  Ilauy. 

Car.  chim.  La  népheline,  traitée  au  chalumeau,  se  fond  , 
quoique  difficilement  , en  un  verre  compacte.  L’acide  ni- 
trique ne  la  dissout  point , mais  elle  devient  opaque  et 
nebuteuse  (*)■  — Elle  contient,  d’après  l’analyse  de  Vaa- 
quelin  , 46  de  Silice , 49  d’alumine  , 2 de  chaux  et  1 
d’oxide  de*fer  s il  y a eu  2 centièmes  de  perte. 

La  népheline  se  rencontre  parmi  les  matières  rejetées 
par  le  Vésuve  ; elle  tapisse  les  cavités  de  certaines  laves 
qui  constituent  la  montagne  de  la  Somma  , d’où  le  citoyen 
Lamétherie  l’avait  d’abord  nommée  sommité.  Elle  y est 
mélangée  avec  des  vésuvieunes  et  des  schorls  noirs. 

A la  fin  de  l’article  mélilite  il  est  fait  mention  d’une 
substance  qui  a beaucoup  de  rapports  avec  la  népheline. 
( Voyez  ci-dessus  , p.  521.  ) 

(*)  C’est  d’après  cette  propriété , que  le  citoyen  Haüy  lui 
a donné  le  nom  de  népheline. 
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•PHARMAC01.1T.  — PHARMACOLITE. 

Id.  Karsten  , miner.  Tabell.  p-  56  et  j5.  — Chaux  arse- 
niatee , Ifaiijr  , T.  a , p.  295. 

Car.  ext.  Sa  couleur  ordinaire  est  un  blanc  de  neige.  — 
On  la  trouve  , tantôt  en  petits  cristaux  capillaires  asset 
iclatans  , réunis*en  faisceaux  ; tantôt  en  Inasses  mame- 
lonnées , qui  paraissent  être  également  compose'es  de  cris- 
taux capillaires  étroitement  re'nnis.  — A l’intérieur  , la 
pharmacolite  est  peu  éclatante  ou  seulement  brillante  ; 
c’est  un  éclat  soyeux.  — La  cassure  des  masses  mame- 
lonnées est  fibreuse  , à fibres  divergentes  en  étoiles  ou  en 
faisceaux  ; elle  passe  à la  cassure  rayonnée.  — Elle  pré- 
sente des  pièces  séparées  , grenues  , à gros  grains  et  à petits 
grains.  — Les  cristaux  sont  translucides.  ■ — Elle  est  très- 
tendre  j — facile  à casser. 

Car.  chim.  La  pharmacolite  est  dissoluble  dans  l’acide 
nitrique  sans  effervescence  j elle  dégage  l’odeur  d’ail 
lorsqu’on  la  traite  au  chalumeau  : elle  laisse  un  te'sidn 
qui  ne  se  volatilise. pas.  — C’est  M.  Selb  qui  le  premier 
reconnut  qu’elle  était  une  combinaison  de  chaux  et  d’a- 
cide arsenique  avec  un  peu  de  cobalt.  Elle  a été  depuis 
analysée  par  Klaproth  , qui  a obtenu  le  même  résultat. 

Ce  minéral  a été  trouvé  près  de  Wittichcn  en  Souabe  , 
dans  un  filon  d’une  roche  primitive  ; il  y est  accompagné 
de  spath  pesant  et  de  gypse.  On  en  a aussi  reconnu  parmi 
des  minéraux  de  Sainte-Marie-aus-Mines  en  France.  — 
M.  Karsten  lui  a donné  le  nom  de  pharmacolite  ou  pierre 
empoisonnée  , parce  qu’il  renferme  une  grande  quantité 
d’acide  arsenique  * dont  la  propriété  vénéneuse  est  ti 
active. 
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Cette  substance  a été  ainsi  appelée  par  le  citoyen 
Lamétherie  (*)  , du  nom  du  professeur  Piclet  , qui  l’a 
décrite  le  premier.  (J.  dePh.  1787  , t.  2 , p.  568.)  U l’a 
trouvée  dans  quelques  roches  primitives  auprès  du  Mont- 
Blanc  } elle  y était  déposée  sur  de  la  chlorite. 

Sa  couleur  est  un  brun  rougeâtre  , passant  au  violet.  — 
On  la  trouve  cristallisée  ; sa  forme  est  un  prisme  à /faces  t 
un  peu  obliquangle  ( 72°.,  ) , terminé  par  un  pointement 
aigu  à 4 faces,  placées  oblique  ment  sur  les  faces  latérales, 
les  bords  de  jointure  étant  fort  inclinés  vers  les  bords  aigus. 
Le  commet  du  pointement  est  remplacé  par  un  biseau 
faible  , dont  les  faces  se  dirigent  vers  les  bords  latéraux 
obtus  du  prisme  (**).  Les  cristaux  sont  petits  et  très— 
petits  , implantés  ; leurs  faces  latérales  sontsfriées  en  tra- 
vers et  éclatantes  , d’un  éclat  vitreux.  — La  pictite  est 
peu  dure  et  facile  à casser . 

Traité  au  chalumeau  , ce  minéral  ne  se  fond  point 
entièrement  ; sa  surface  prend  seulement  une  espèce  de 
vernis.  Avec  le  borax  il  donne  une  masse  spongieuse 
verdâtre.  • • . 


(♦)  Voyez  la  Théorie  de  la  Terre  , t.  2 , p.  282.  Les 
cristaux  dont  aparlé  le  citoyen  Lamétherie  (J.  de  Ph.  an  6 , 
p.  464  ) y sous  le  nom  de  pictite  , se  rapportent  au  sphcne 
du  citoyen  Haüy.  ( Voyez  ci-dessus  , l’article  nigrine.  ) > 
{**)  Ce  pointement  oblique  , terminé  par  un  petit  biseau  : 
donne  au  cristal  la  forme  d’un  burin  à graver  j aussi  M.  De— 
Saussure  avait  nommé  ce  minéral  rayonnante  en  burin  ( §. 
192a  ) , parce  qu’il  a assez  l’aspect  du  minéral  qu’ila  nomme 
rayonnante  en  gouttières. 
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Jusqu’ici  je  ne  vois  pas  que  l’on  puisse  rapporter  la 
pierre  à aucune  espèce  connue.  Elle  a au  premier  aspect 
quelque  ressemblance  avec  le  thumerstein  , le  nigrine  j 
mais  , n’ayant  vu  qu’un  seul  échantillon  de  ce  mine'ral , 
je  ne  puis  rien  prononcer  à cet  e'gard. 


PLEONASTE. 

Id.  Haüy , T.  3 , p.  17 C'eylanite , Lam.  T.  2 , p.  276. 

Car.  ex  t.  Sa  couleur  est  tantôt  un  noir  parfait , passant 
au  brun  ; tantôt  un  bleu  clair  ou  un  rouge  de  pourpre.  — On 
le  trouve  ou  en  grains  arrondis  , ou  cristallisé.  Voici 
quelles  sont  ses  formes  : i°.  Y octaèdre  régulier  ; 2°.  le 
dodécaèdre  rhomboïdal régulier , comme  celui  du  grenat  : 
il  provient  de  la  troncature  de  douze  bords  de  l’octaèdre  j 
5°.  quelquefois  les  faces  de  l’octaèdre  subsistent  encore 
sous  la  forme  de  petits  triangles  équilatéraux  j ce  qui 
donne  un  dodécaèdre  ayant  huit  troncatures  placées  sur 
les  angles  qui  sont  forme's  par  la  re'union  de  trois  angles 
plans  obtus  j if.  cette  même  forme  a quelquefois  , sur 
chacun  des  six  autres  angles  forme's  par  la  réunion  de 
quatre  angles  plans  aigus,  un  pointe  ment  à 4 faces  placées 
sur  les  . bords  qui  aboutissent  à cet  angle.  — Les  cristaux 
sont  tantôt  petits  et  isolés  , tantôt  très-petits  et  empâtés 
dans  une  gangue.  — La  cassure  est  conchoïde  etéc/atante, 
d’uu  éclat  vitreux.  — Les  cristaux  non  arrondis  sont  écla- 
tons.— Le  pléonaste  esl  opaque  ou  translucide  ; mais  ses 
fragmens  , présentés  à la  lumière  , sont  demi-diaphanes 
et  paraissent  verts.  — Il  est  dur  ( il  raie  le  quartz  ) j — 
difficile  à casser  j — médiocrement  pesant.  — Pes.  spéc. 
3.  764-  Haüy. 

Car.  chim.  Le  pléonaste  est  infusible  au  chalumeau 


PICTILEf  • 
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iLÉOKAaxï.  salis  addition.  11  contient  , d’après  l’analyse  de  Collet 
d’Escotils  , alumine  0.16,  magnésie  0.12  , silice  0.02  , 
oxide  de  fer  o.  16.  {J.  d.  M.  n°.  3o  , p.  426.  ) 

On  a trouve'  le  pléonaste  parmi  les  tourmalines  que 
l’on  apporte  de  l’ile  de  Ceylan.  11  est  souvent  en  frag- 
ment informes  et  roulc's.  On  l’a  reconnu  depuis  en  petits 
» cristaux  disse'minc's  dans  les  cavite's  des  laves  du  Vé- 

suve ; et , dernièrement , le  citoyen  Louis  Cordier  en  a 
observé  de  très-petits  cristaux  bleus  dans  presque  toutes 
les  roches  volcaniques  des  environs  de  Closterlack  sur 
les  bords  du  Rhin. 

Cette  substance  a de  très-grands  rapports  avec  le  spi- 
neile  : il  n’y  a qu’un  très-petit  nombre  de  caractères 
dans  lesquels  ils  présentent  des  différences  ; mais  le  ci- 
toyen Haüy  a jugé*  qu’elles  étaient  assez  essentielles 
pour  que  ces  deux  substances  ne  puissent  pas  être  réu- 
nies en  une  seule  espèce.  ( Voyez  t.  3 , p.  20.  ) 


SC  AP  O LIT  H.  — SC  APOLITHE. 

Ji/.Dandrada  , J.  dePh.  an 8 , T.  2 ,p.  246.  — Id.  Haüy  , 
T. 4 , p.  3y3.  — Rapidolithe  , Albigaard. 

Car.  ex  t.  Sa  couleur  est  un  blanc  grisâtre  sale.  — On 
la  trouve  cristallisée.  — Sa  forme  principale  est  un  prisme 
à 4 Jaces  rectangùlaires  , ayant  ses  bords  latéraux  tron- 
qués. — Ses  cristaux  sont  petits  ou  très-petits  , quelque- 
fois aciculaires  , communément  alongés  {*)  , entrelacés 
confusément.  — Leur  surface  est  striée  en  longueur  et 
brillante.  — A l’intérieur  , la  scapolithe  est  un  peuécla- 

(*)  De-là  les  noms  de  scapolithe  et  rapidolithe  , qui 
aiguillent  pierre  à baguettes. 
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tante  ; c’est  un  éclat  vitreux  un  peu  gras.  — Sa  cassure  en 
longueur  est  lamelleuse  dans  deux  sens  diffe'rens  , parallè- 
lement aux  4 faces  de  la  forme  principale.  Celle  en  tra- 
vers est  e'galement  lamelleuse  , perpendiculairement  à 
l’axe.  — La  scapolithe  est  tranlucide  ou  rarement  demi- 
diaphane  , — demi-dure.  — Elle  raie  le  verre.  Cependant 
il  y a des  varie'te's  eu  partie  de'compose'es , qui  sont  ten- 
dres. — Pes.  spe'c.  3.68  à 3.70.  Dandrada. 

Car:  chim.  La  scapolithe , traite'e  au  chalumeau , se 
boursoufle  et  se  fond  en  un  e'mail  d’un  blanc  brillant. 
(Dandrada.  ) 

Cette  pierre  a e'te’  trouve'e  dans  des  filons  de  mine  de 
fer  auprès  d’Arendal  en  Norwège.  Ses  cristaux  sont  en- 
tremêles de  mica  et  de  spath  calcaire. 


SEMELINE. 

Id.  Journal  de  Phys.  Frimaire  ah  9 , p.  448- 

Car.  ex/.  Si  couleur  est  un  jaune-citron  , qui  passe  au 
jaune  de  miel.  — On  la  trouve  cristalisée.  — La  forme  fie 
ses  cristaux , qui  sont  très-petits  , parait  se  rapporter  à 
un  octaèdre  rhomboïdal  irrégulier  oblique ; mais  leur  forme 
ordinaire  est  un  prisme  à 4.. faces  , obliquangle , dont  les 
sommets  sont  remplace's  par  des  pointemens  aigus  à 4 
faces  , ordinairement  bisele'es  sur  leurs  bords  obtus.  L’en- 
semble du  cristal  a beaucoup  de  ressemblance  avec  la 
graine  du  lin  C*). — Elle  est  très-éclatante  ; — demi-dure ; 
— diaphane. 

La  sc'meline  se  trouve  dans  les  produits  volcaniques 
des  environs  d’Andernach  , sur  les  bords  du  Rhin. 

(*)  C’est  la  l'origine  de  son  nom,  senun  Uni. 
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•imsLiNE.  Elle  est  très-difficile  à fondre  au  chalumeau;  mais  ou 
obtient  à la  fin  un  verre  bulleux  qui  a la  propriété'  de 
prendre  , par  des  coups  de  feu  differens  , différentes 
teintes  de  couleur,  noir,  bleu,  jaune,  blanc;  ce  qui  an- 
nonce la  pre'sence  d’une  matière  me'tallique. 

C’est  au  citoyen  Fleuriau  de  Bellevue  que  l’on  doit 
la  connaissance  de  ce  minerai,  lous  les  details  ci-dessus 
sont  extraits  du  Mémoire  qu’il  a publie’  dans  le  Journal  de , 
Physique.  • 

— 

SPINTHERE. 

Jd.  Haüy  , T.  4 > p-  3g8. 

Ce  mine'ral  est  encore  peu  connu.  Le  citoyen  Haüy 
en  a trouve'  quelques  cristaux  implantes  sur  des  spaths 
calcaires  du  Dauphine'.  Voici  quelques-üüS'de  ses  ca-' 
ractères  : 

Sa  couleur  est  verdâtre.  II  se  trouve  cristallise  sous 

la  forme  d’un tpyramideà \faces,  double,  très-irrégulière, 

tronquée  obliquement.  — Ces  cristamj  sont  très-petits  ; ils 

ressemblent  beaucoup,  au.  premier' coup  d’œil,  à des 

cristaux  verts  de  thumerstein , ils  sont  très-éclatans. — 

• » 

Sa  cassure  est  lamelleuse. — 11  est  peu  dur ; — un  peu 
translucide  sur  les  berds.  • 

Ce  mine'ral  se  fond  au  chalumeau  assez  facilement.  - 
On  ne  l’a  point  analyse'. 


T R I P H A N E. 

Id.  Haüy,  T.  4,  p.  4°7>  — Spodumêne, Dandrada,  J.  de 
Ph.  an  8 , T.  2 , p.  240. 

Car.  ext.  Sa  couleur  est  un  blanc  verdâtre  , qui  passe  au 
vert  de  poireau.  ■ — On  le  trouve  en  petites  masses  qui 

paraissent 


/ 
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paraissent  pre'senter  des  indices  de  cristallisation.  — Il 
est  assez  éclatant , d’un  éclat  nacré.  — La  cassure  de  ses 
tnasses  est  rayonnée  ; celle  de  chaque  rayon  ( ou  cristal  ) 
en  particulier  , en  longueur  , est  lamelleuse  dans  trois 
sens  diftcrens  , tous  parallèles  à l’axe  , se  coupant  sous 
deux  angles  de  50°.  et  un  de  8o°.  j ce  qui  donne  quelquefois 
un  prisme  légèrement  ob.liquniigle  sous  les  augles  , de 
100°.  et  8o°.  Il  est  demi-dur  , passant  au  dur  • — aigre; 
— translucide  sur  les  bords  ; — médiocrement  pesant.  — 
Pes.  spe’c.  5.JQ2,  Haüy;  5. 218,  Dandrada; 

, Car.  chim.  Taite'  au  chalumeau  , le  triphane  se  de'lite 
d’abord  en  petites  lames  jaunâtres  , et  huit  par  se  fondre 
en  un  verre  d’un  blanc  grisâtre  transparent. 

Ce  minéral  a etc  trouvé  dans  les  mines  d’Uton,  près 
de  Dalero  en  Suède  ; il  parait  provenir  d’un  filou  dans 
lequel  il  est  mélangé  avec  du  quartz  gras  et  du  mica  noir. 


WÈRNERITE  (*). 

Id.  J.  Ph.  an  8 , T.  2 , p.  244-  — !</■  Haüy , T.  3 , 
p.  11g. 

Car.  oxt.  Sa  couleurest  entre  le  vert-pistache  etl e jaune* 
isabelle.  — Il  se  trouve  cristallisé.  — La  forme  prin- 

(*)  Il  n’est  pas  besoin  d’indiquer  l’étymologie  de  ce  mot  s 
j’ai  oui  dire  que  M.  Werner  n’en  avait  pas  été  satisfait.  Je 
conçois  que  sa  modestie  ait  pu  rejeter  cette  espece  d’hom* 
mage  que  M.  Dandrada  lui  a rendu  , comme  à un  des  pre- 
miers minéralogistes  de  l’Europej  mais  l’approbation  de  tons 
les  savans  , et  en  particulier  du  citoyen  Haüy , qui  a adopté 
cette  dénomination  * a prouvé  que  M.  Dandrada  11’a  été  que 
l’interprète  de  l’opinion  générale. 

Minéral,  élétn,  Tom.  II,  L 1 
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wbküimti.  cipale  est  un  prisme  à Ly  faces , rectangulaire , terminé  par 
un  pointement  obtus  à ly faces  placées  sur  les  faces  latéra- 
les : les  bords  latéraux  sont  ordinairement  tronqués  ; ce  qui 
donne  le  prisme  à 8 faces.  Les  cristaux  sont  petits  , ac- 
cotés latéralement.  — Il  est  tantôt  très-éc/atant , tantôt 
' peu  éclatant , d’un  éclat  gras , passant  à V éclat  nacré.  — Sa 
cassure  est  lamelleuse  , à lames  courbes  dans  deux  direc- 
tions , passant  à la  cassure  inégale.  — Il  est  translucide  ; 
— peu  dur.  — Il  raie  le  verre  , est  raye'  par  le  feldspath. 

' — Pes.  spe'c.  5.6o63.  Dandrada. 

Car.  chim.  Traite'  au  chalumeau  il  bouillonne,  et  se 
fond  facilement  en  un  email  imparfait , blanc  et  opaque. 
II  n’a  pas  e'te  analyse. 

- On  trouve  ce  minéral  dans  les  mines  de  fer  de  North» 
et  d’Ulrica  en  Suède  , près  d’Arandal  en  Norwège , et  à 
Campolongo  dans  le  val  Levantine. 

ZÉOLITHE  EFFLORESCENTE.' 

irf.  Haüy , T.  4 » P*  4l°- 

Le  citoyen  Gillet  Laumont  trouva  il  y a environ  seize 
ans , dans  la  mine  de  plomb  de  Huelgoèt  en  Bretagne , 
un  minerai  qui  avait  plusieurs  des  caractères  de  la  ze'oli- 
. tlie  , mais  qui  avait  la  singulière  proprie’te'  de  s’exfolier  et 
de  se  re'duire  ensuite  en  poussière  par  le  simple  contact 
de  l’air  : on  lui  donna  le  nom  de  zéolithe  de  Bretagne  ou 
zéolithe  ejflorescentg. 

La  difficulté'  de  conserver  cette  substance  dans  les 
collections  avait  empêche’  d’en  faire  un  examen  plus  ap- 
profondi , lorsque  le  citoyen  Haiiy  , en  ayant  reçu  des 
morceaux  assez  intacts  , reconnut  qu’elle  affectait  une 
forme  cristalline  , prismatique  , tétraèdre  rectangulaire. 
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Enfin  l’ingénieur  des  mines  , lleaunier  , ayant  visité  zIolith* 
pendant  l’été  de  1801  les  mines  de  Bretagne, y recueillit 
une  assez  grande  quantité  de  cette  zéolithe  , et  fut  à por- 
tée d’en  étudier  les  caractères  dans  son  état  primitif. 
Différentes  circonstances  l’ont  empêché  jusqu’ici  de  pu- 
blier le  résultat  de  ses  recherches  et  d’y  joindre  une 
analyse  chimique  } mais  il  m’en  a communiqué  une  par- 
tie et  m’a  permis  d’en  donner  ici  uu  précis  ; j’ai  d’ailleurs 
observé  moi-même , dans  sa  collection  , des  échantillons 
qui  se  sont  jusqu’ici  très-bien  conservés. 

Car.  ext.  Sa  couleur , lorsqu’elle  est  intacte  , est  un 
blanc  grisâtre.  — On  la  trouve  en  masses  , qui  sont  des 
groupes  irréguliers  de  cristaux  entrelacés  : la  forme  de  ces 
cristaux  est  un  prisme  à 4 faces  , légèrement  obliquangle 
(93°.  ) , terminé  par  une  base  inclinée  vers  un  des  bords  la- 
téraux aigus  sous  l’angle  de  1 35°.  ; souvent  l’angle  aigu  que 
fait  cette  base  avec  l’autre  bord  aigu  est  tronqué  ( sous 
Fangle  de  1 190  ) ; ce  qui  donne  un  prisme  à 4 faces , obli- 
quangle, terminéparun  biseau  placé  sur  les  bords  latéraux 
aigus.  — Ces  cristaux  sont  petits , assez  alongés.  — Leur 
faces  latérales  sont  striées  en  longueur  et  éclatantes  ; les 
faogs  du  sommet  sont  aussi  éclatantes  J mais  lisses.  — 

La  cassure  est  lamelleuse  , parallèlement  aux  faces  latéra- 
les , et  moins  parfaitement  parallèlement  à la  base  j ce 
qui  donne  uu  clivage  triple.  — Elle  est  demi-diaphane  j 
* — demi-dure  (?)  ; — facile  à casser. 

Tous  ces  caractères  varient  par  l’exposition  à l’air.  — 

La  masse  est  peu  à peu  désagrégée  : le  moindre  ébran- 
lement fait  tomber  les  cristaux  -,  — ceux-ci  deviennent 
opaques , d’un  blanc  de  lait , éclatons , nacrés  ; ils  tombent 
en  lames  très-friables  r qui  peu  à peu  se  réduisent  en  une 
poussière  d’un  blanc  de  neige , un  peu fibreuse  et  brillante 
dans  certaines  parties. 

J_  1 2 
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Ce  minéral  se  fond  au  chalumeau  efi  un  émail  blanc 
sans  boursouftlement  j — il  se  résoud  en  gelée  dans  les 
acides. 

Le  citoyen  Haüy  a observé  avec  raison  que  cette  subs- 
tance avait  quelque  analogie  avec  la  mèsotype  ( voyez  ci- 
dessus  , t.  i , p.  507  et  5o8  ) j mais  d’après  les  caractères 
qui  viennent  d’être  indiqués , il  est  impossible  de  ne  pas 
en  former  une  espèce  particulière  : en  attendant,  je  lui 
ai  conservé  son  nom  de  zéolithe  efHorescente. 

Elle  constitue  un  petit  filon  qui  avoisine  le  filon  de 
galène  , exploité  à Huelgoët  j elle  est  mélangée  avec  un 
peu  de  spath  calcaire.  * 


Z E LLK  I ES.  — PYRITE  CELLULAIRE. 

Cette  sous-espèce  de  pyrites  était  autrefois  comprise 
avec  le  leberkiçs  ( voyez  au  commencement  de  l’Appen- 
dice ).  . ‘ 

Car.  ext.  Sa  couleur  tient  le  milieu  entre  le  jaune  de 
bronze  et  le  gris  d'acier  ; elle  tire  un  peu  au  vert.  — 
Elle  se  trouve  en  masses  qui  présentent  des  cellules  , dont 
les  parois  sont  tapissées  de  petits  cristaux.  — Elle  est  rnltpeu 
éclatante.  — Sa  cassure  est  inégale  , à grains  fins , passant 
quelquefois  à la  cassure  un  ie  oit  à la  cassure  concboide. 

Tous  ses  autres  caractères  se  rapportent  à ceux  du 
leberkies. 


J ASPISAR  TIGER  THONE  ISENS  TE  IN. 
— FER  ARGILEUX  JASPOIDE. 

Car.  ext.  Sa  couleur  ordinaire  çst  le  brun  rougeâtre.  — 
On  le  trouve  en  masses.  — 11  est  très-peu  brillant.  — Sa 
cassure  est  unie  , passant  au  conchoïde . — Le*  fragment 
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paraissent  affecter  la  forme  cubique  ou  rhomboïdale.  — rER  arcilk»x 
t i „ »,  iasïoiub. 

La  raclure  est  d une  couleur  plus  c/a  re  que  la  masse,  — II 

est  semi-dur , passant  au  tendre  • — aigre  ; — pesant. 

Ce  minéral  forme  une  couche  considérable  dans  une 

montagne  de  formation  secondaire  entre  Vienne  et  la 

Hongrie  j il  est  plus  dur  que  toutes  les  autres  mines  de 

fer  argileux  : M.  Werner  eu  a fait  dernièrement  une 

sous-espèce  particulière. 


FER  PHOSPHATÉ. 

J.  d.  M.  n°.  64 , p.  295. 

Car.  ext.  Sa  couleur  est  un  brun  rougeâtre  très-fonce’  et 
passant  au  noir.  — On  le  trouve  en  masse.  — Sa  surface 
est  communément  terreuse  et  motte  j ce  qui  est  dft  à une 
enveloppe  d’ocre  de  fer  jpunâtre.  — A l’intérieur  il  est 
unpeu  éclatant , d’un  éclat  demi-métallique , passant  à l'é- 
clat gras.  — Sa  cassure  est  compacte , passant  à la  cassure 
lamelleuse.  — Il  est  opar/ue  ; — demi-dur ; — peu facile 
à casser;  — aigre.  — Sa  poussière  est  d’un  rouge  foncé, 
passant  au  brun.  — Pes.  spéc.  3.g5 6. 

Car.  chim.  Le  fer  phosphaté  se  fond  très-facilement 
au  chalumeau  en  un  e'mail  noir.  — D’après  l’analyse  du 
citoyen  Vauquelin  , cette  substance  est  une  combinaison 
triple  de  0,27  d’acide  phospborique  , o,5i  d’oxide  de 
fer  et  0,42  d’oxide  de  manganèse.  — On  connaissait 
déjà  la  présence  du  pTiosphate  de  fer  dans,  le  fer  limo- 
neux , dans  le  fer  terreux  bleu  , mais  on  ne  l’avait  jamais 
trouvé  aussi  pur , quoique  cependant  l’on  pourrait  peut- 
être  encore  regarder  ce  minéral  comme  un  phosphate  de 
manganèse  , puisque  ce  métal  y est  le  plus  abondant,  —r  Le 
fer  phosphaté  a été'  trouvé  il  y a mu  an  auprès  de  Limoges. 


/ 


Digitized  by  Google 


534 


APPENDICE. 


FER  CHr’oMATÉ. 

Id.  Haüy,  T.  4 , p.  129.  — J.  d.  M.  n".  55,  p.  5ig, 
et  n".  62  , p.  97.  . 

Car.  ext.  Sa  couleur  est  un  brun  grisâtre  ou  noirâtre.  — 
On  le  trouve  en  masse.  — II  est  brillant  ou  tout  au  plus 
un  peu  éclatant  dans  certains  endroits  ; c’est  un  éclat  demi- 
métallique.  — Sa  cassure  est  tantôt  compacte  et  inégale  , 
tantôt  imparfaitement  lame/leuse.  — Sa  raclure  est  d’un 
gris  cendré.  — Il  donne  l'odeur  argileuse  par  l'expiration. 

— II  est  dur;  — difficile  à casser  (*); — opaque ; — pesant. 

— Pes.  spe’c.  4.0526 , Haüy. 

Car.  chim.  Le  fer  chromalé  est  infusible  au  chalumeau 
sans  addition  , mais  avec  le  borax  il  se  fond  en  un  verre 
d’une  belle  couleur  verte.  — Il  contient  , d’apres  l’ana- 
lyse du  citoyen  Vauquelin,  0,45  d’acide  chromique , o,55 
d’oxide  de  fer  , 0,20  d’alumine  et  0,02  de  silice. 

Le  fer  cliromate’  a été  de'couvert  en  France  par  le  ci- 
toyen Pontier  , près  de  Gassin  , departement  du  Var  , à 
quelques  lieues  au  sud-ouest  de  Saint-Tropez  : il  y est 
ïne’langè  en  filons  et  en  rognons  dans  des  couches  de  ser- 
pentine : on  en  a aussi  trouve  en  Sibe'ric.  — Celui  de 
France  existe  en  assez  grande  quantité  , et  l’on  a lieu  de 
croire  qu’on  trouvera  le  fer  cliromate  dans  beaucoup 
d’autres  endroits  , d’autant  plus^quc  les  chimistes  ont 
reconnu  que"  la  couleur  verte  de  plusieurs  serpentines 
e'tait  due  au  chrome. 


O II  y a des  variétés  qui  se  brisent  facilement  ; mais 
c’est  toujours  dans  des  fissures. 
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D’après  les  essais  du  citoyen  Vauquelin  , l’oxidc  de  rxiicnnoiiATi, 
chrome  fournit  une  matière  colorante  d’un  beau  vert- 
érneraude  très-solide  , et  qui  résiste  très-bien  au  feu  ; ce 
qui  sera  très-précieux  pour  les  manufactures  de  porce- 
laines et  les  verreries  : on  peut  en  obtenir  toutes  les 
nuances  de  vert , en  le  mélangeant  au  plomb  et  à l’an- 
timoine. 


FER  ARSENIATÉ  (*). 

Arseniatr de fer, Botirnon* J . d.  M.  p.  57.  — IVurJUches 
clivcnerz,olivenerz  cub  que,  Karsten,  J.  de  Pli.  p.  542.  — 
Wùçfelerz  ou  mine  cubique  de  Gmelin. 

Car.  e.rf.  Sa  couleur  est  un  vert-olive  fonce’ , passant 
quelquefois  , tantôt  au  jaune  , tantôt  au  brun.  — On  le 
trouve  cristallisé  sous  la  forme  de  petits  ou  très-petits  cubes 
groupes  entre  eux  sous  forme  drusique , et  tapissant  les 
parois  des  petits  filons  d’un  quartz  ferrugineux  ; ils  sont 
presque  toujours  parfaits  ou  très-rarement  tronqués  sur 
leurs  angles.  — Leurs  surfaces  sont  li  ses  et  écla/antes;c'est 
un  e'elat  entre  l'éclat  gras  et  celui  du  diamant.  — Sa  cassure 
est  un  peu  conchoïde.  — Il  est  translucide  ; — demi-dur , 
passant  au  tendre.  — Il  donne  une  poussière  jaune.  — 
Pcs.  spe'c.  5.ooo  , Bournon. 

Car.  chim.  Traite'  au  chalumeau  , le  fer  arseniatc’  se 
boursou/He , dégage  l’odeur  d’arsenic  , et  finit  par  se  fou- 
dre en  un  globule  me'lallique  d’un  gris  un  peu  jaunâtre. 

« 

(*)  Cette  espèce  est  la  variété'  de  olivenerz  en  cristaux 
cubiques)  décrite  ci-dessus.  ( Voyez  l’article  cuivre  arse- 
nii.té.  ) 
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D'après  l'analyse  de  M.  Chenevix  ,,  ce  minéral  con- 
tient : * 


Acide  arsenique 

....  5i 

Oxide  de  fer 

45.5. 

Oxide  de  cuivre'. ...... 

. . . . . 9 

Silice 

4 

1 OO 

Le  fer  arseniatè  a été  trouvé  dans  la  mine  de  Muttrett , 
paroisse  de  Gwennap  , dans  le  Cornouailles  , dans  des. 
ülons  qui  renferment  des  n nfs  de  cuivre  , grise  , vitreuse 
et  pyriteuse  , avec  du  mispikel  et  des  oxides  de  fer  : 
c’est  M.  Chenevix  qui  a fait  connaître  sa  composition» 
( Voyez  l’article  cuivre  areeninti.  ) 

M.  Bournon  décrit  à la  suite  de  cette  espece  nn  autre 
minéral  qu’il  appelle  arseniale  cupramartial  ; en  effet , l'a- 
nalyse qu’eu  a faite  M.  Chenevix  le  rapproche  Beaucoup 
du  fer  arseuiaté  ; mais  ses  formes  cristallines  ont  tant  de 
rapports  avec  celtes  du  cuivre  arseuiaté  , que  jai  pensé 
qu’il  était  plus  naturel  de  l’y  réunir  : on  le  trouvera  ci- 
après  sous  le  nom  de  cuivre  arseniatè  ferrij'ère. 


CUIVRE  ARSENIATÈ. 

Cf.  minéral  a déjà  été  décrit  ci-dessus  , p.  208  , sous 
le  nom  de  olivenerz  ; mais  les  découvertes  que  l’on  a 
faites  depuis  exigent  que  je  reprenne  en  entier  sa  des-, 
cription. 

Les  analyses  chimiques  ont  reconnu  deux  espèces  dis-, 
tinctcs  parmi  les  minéraux  qui  étaient  autrefois  compris 
sous  ce  nom  de  olivenerz  : l’un  est  composé  dWsenic  et 
de  fvr  , et  l’autre  d’arsenic  et  de  cuivre  3 le  premier  vient 
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d'ètre  décrit  sous  le  nom  de  fer  arseniatè  , et  il  s’agit  ici 
uniquement  du  cuivre  arseniatè  (*). 

Deux  minc'ralogistes  célèbres  se  sont  particuliérement 
occupés  de  déterminer  ces  deux  espèces  ; M.  Karsten  , 
dont  le  Mémoire  , traduit  en  français  , a paru  dans  le 
Journal  de  Physique  ( brumaire  an  1 o , p.  542  , et  pluviôse 
an  10,  p.  i5i  ),  et  M.  de  Bournon,  qui  a publié  un  autre 
Mémoire  dans  le  Journal  des  Mines  ( n°.  61  , p.  55,  et 
Journal  de  Physique  , germinal  an  10  , p.  299  ). 

M.  Karsten  distingue  sept  sous-espèces  de  cuivre  ar- 
seniaté  ; il  conserve  le  nom  ancien  de  olivenerz  M.  Bour- 
non n’eu  décrit  que  quatre  sous-espèces  , sous  le  nom  . 

commun  d’arseeiatadc  cuivre  ; mais  sa  seconde  espèce 
est  suivie  de  cinfp^^Kte's  qui  correspondent  à deux  sous- 
espèces  de  M.  Karsten  , et  il  forme  en  outre  une  espèce 
à part  d’un  autre  arseniate»qai\  appelle  cupromartial. 

J’emprunterai  de  l’un  et  de  l’autre  les  descriptions  sui- 
vantes , en  me  conformant  davantage  au  Mémoire  de 
M.  de  Bournon  , qui  m’a  semblé  avoir  été  plus  à portée 
d’observer  des  échantillons  bien  caractérisés.  — 

Je  partage  donc  le  cuivre  arseniatè  en  cinq  sous-espè- 
ces; 1”.  cuivre  arseniatè  nc/aèdre  obtus)i°.  cuivre  arseniatè 
lame  llif orme  ÿta.  cuivre  arseniatè  octaèdre  aigw,  40-  cuivre 
qrseniatè  fibre  use  ,-5°.  cuivre  arseniatè  prismatique  tri èdre; 


{*)  J’ai  supprimé  entièrement  le  nom  de  olivenerz , ne 
sachant  auquel  des  deux  le  conserver.  Les  dernières  dé- 
couvertes faites  sur  ces1  deux  substances  auront  saus  doute 
déterminé  M.  Werner  à ce  changement. 

(**)  J’ai  préféré  cuivre  arseniatè , parce  qu’il  est  plus 
régulier  de  placer  le  premier  le  nom  qui  détermine  le  genre. 
Cette  dénomination  est  d’ailleurs  conforme  à celles  adoptées 
par  le  citoyen  Ilauj. 
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6°.  enfin  j’ajouterai , comme  par  appendice , le  cuivre  arse - 
niatéjerrifère  (*)■ 

Ire.  SOUS-ESPECE. 

CUIVRE  ARSENIATÉ  OCTAÈDRE  OBTUS. 

Jd.  Bournon,p.  4i-  — OÀ/acdric/tés  olive  ne  rz,  Karsten, 

J.  d.  Ph.  p.  i5i. 

Car.  ext.  Sa  couleur  ordinaire  est  tin  beau  bleu-de-cicl 
plus  ou  moins  fonce',  qui  passe  rarement  au  bleu  de  P rus  te, 
plus  souvent  au  vert  de  p/é  ou  au  vert-pomme  ; jrmis  ces 
couleurs  vertes  ne  sont  assez  souvent  que  superficielles. 
— On  le  trouve  cristallisé  sous  la  iwme  d’un  octaèdre 
obtus  à base  rectangulaire  ; il  est  irtjwdier  : deux  faces 
opposées  se  re'unisseut  au  sommet  sous  l’angle  de  t’io".  , 
et  les  deux  autres. sous  l’anglg  de  ii5“.  j le  sommet  se 
termine  souvent  en  une  ligne  dans  le  sens  des  faces  les 
moins  inclinées.  Les  faces  sont  lisses  ou  rarement  légè- 
rement striées  en  travers.  — Les  cristaux  sont  implantés 
à la  surface  des  cavités  , d’une  gangue  de  quartz  ferrugi- 
neux. — - Ils  soniéclatans,  d’un  éclat  vitreux.  — La  cassure 
est  lamelleuse  , parallèlement  aux  faces.  — - Il  est  transla- 
té) Cette  distribution  , qui  n’cst  peut-être  pas  la  meil- 
leure possible  , diffère  de  celle  de  M.  de  Bournon  , en  ce 
qu’il  a considéré  ses  diffère  ns  arseniates  comme  des  espè- 
ces , et  que  je  les  ai  regardés  au  contraire  comme  sous- 
espèces  d’une  même  espèce.  Je  me  suis  fondé  sur  l’identité 
de  leur  composition  chimique  ; mais  au  reste  ces  minéraux 
ont  été  jusqu’ici  si  rares  , du  moins  en  échantillons  bien 
caractérisés  , que  l’on  peut  croire  qu’il  reste  encore  quelque 
chose  à découvrir  sur  leur  nature.  Le  citoyen  Haüy  pré- 
pare sur  cet  objet  un  Mémoire  intéressant. 
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c'de  ; — demi-dur , passant  au  tendre. — Pes.  spec.  2.8819.  amej»™» 
Bournon.  ( Voyez  les  Remarques.  ) 

IR  SOUS-ESPECE. 

CUIVRE  ARSENIATÉ  LAMELLIFORME. 

Bournon  , J.  d.  M.  , p.  43-  — Blœttriges  olivenerz  ou 
olivenerz : feuilleté , Karsten  , p.  548  (*). 

Car.  exl.  Sa  couleur  est  un  vert-émeraude  fonce’ , qui 
passe  quelquefois  au  vert-de-gris.  — On  le  trouve  cris- 
tallisé sous  la  forme  de  tables  à 6 faces , très-minces , dont 
les  bords  terminaux  sont  inclines  , trois  vers  une  des 
faces  latérales  et  trois  vers  l’autre  en  alternant  (*).  — 

Les  faces  late’rales  sont  lisses  et  éclatantes.  — Les  faces 
terminales  sont  striées  en  longueur  et  moius  éclatantes.  — 

Les  tables  sont  appliquées  l’une  sur  l’autre , et  se  laissent 
se’parer  comme  des  lames*  de  mica  ; ce  qui  de’terinine 
( pour  les  masses  ) une  cassure  lamelleuse.  — Il  est  trans- 
lucide : les  lames  minces  sont  demi  diaphanes  ; — tendre. 

— Pes  spe’c.  2.5488.  ( Voyez  les  Remarques.  ) 

II le.  SOUS-ESPECE. 

CUIVRE  ARSENIATÉ  OCTAÈDRE  AIGU. 

Bournon  , J.  d.  M.  p.  43.  — Prismafisches  olivenerz  , 
olivenerz  prismatique , Karsten,  J.  dePh.  p°  544- — Sphé- 
roidisches  olivenerz  , olivenerz  sphùraidal , ib.  (?) 

Car.  ext.  Sa  couleur  ordinaire  est  un  vert  brunâtre  très- 
foncej  quelquefois  elle  paraît  noire.  11  est  souvent  irisé. 


(*)  Ce  mine’ral  est  le  kupferglimmer , cuivre  micacé  de 
M.  Werner,  indique’  au  cotnmcncement  de  cet  Appendice. 
Il  a e’te’  décrit  par  M.  Estner  comme  un  cuivre  muriaté. 
I T.  3,  p.  616.  ) 
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erivnn  — Oa  le  trouve  cristallisé.  — Ses  formes  sont , i*.  un 
Irsekiaté.  octaèdre  aigu  à base  rectangulaire  ; il  est  irrégulier,  deux 
faces  opposées  se  re’unissaat  au  sommet  sous  l’angle  de 
■ 84°.  , et  deux  autres  sous  l’angle  de  68°.  j il  se  termine 

presque  toujours  en  une  ligne  en  s’alongeant  dans  le  sens 
des  faces  les  moins  incline'es  : 20.  cet  alongernent  est  quel- 
quefois si  grand  , qu’il  en  résulté  un  prisme  à lyjaces  obli- 
quangle,  terminé parun  hiseau  plorésur  les  bonis  latéraux 
aigus:’!? . la  forme  prc'ce'dentc  est  quelquefois  fortement  tron- 
quée sur  les  bords  lale'raux  obtus  : ce  qui  produit  un  prisme 
à 6,  faces , tres-applati , terminé  par  un  biseau  place'  sur  les 
bords  opposes  qui  séparent  deux  faces  plus  petites.  — 
Les  cristaux  sont  petits,  tantôt  accolés  late'ralement , tantôt 
implantés.  — Ils  sont  éclatons  , d’un  éclat  gras  ; la  cassure 
parait  la  melleuse.  — Ils  sont  tantôt  demi-diaphanes, tantôt 
opaques  ; — demi-durs.  — Pes.  spe'c.  4-2809. 

C’est  à la  suite  de  cette  sous-espèce  que  M Bournon 
décrit  cinq  varie’te’s  : capillaire  indéterminé , capillaire  dé- 
terminé , fibreux  , amiantiforme  , h ématitiforme  ; les  pre- 
mières conservent  en  partie  des  traces  de  cristallisation 
«t  forment  le  passage  aux  suivantes.  Ce  sont  ces  varie'te's 
qui  vont  être  décrites  sous  le  nom  de  cuivre  arseniaté 
fibreux.  ( Voyez  les  Remarques.  ) 

IV».  SOUS-ESPECE. 
CUIVRE  ARSENIATÉ  FIBREUX. 

Fasriges  olivenerz , Werner.  — Id.  Karsten  , J.  de  Ph. 
p.  346.  — Nœde/farmiges  olivenerz,  olivenerz  aciculaire  y 
Karsten , ib. 

• . Car.  ext  Sa  couleur  varie  depuis  le  vert-olive  , le  vert 

de  pré , le  vert  brunâtre  ou  jaunâtre,  jusqu’au  brun  dejhie, 
au  brun  jaunâtre,  et  même  quelquefois  au  blanc  verdâtre 
clair ; il  prc'senle  quelquefois  des  reflets  satinés.  — On 


Digitized  by  Google 


APPENDICE. 


54 1 


Le  trouve  en  masses  mamelonne'es  , souvent  lie’rîsse'es  de  errrm 
petits  cristaux  capillaires  , ou  quelquefois  en  faisceaux 
superficiels.  — Il  est  brillant  à l’inte’rieur  , d’un  éclat 
soyeux.  — Sa  cassure  est fibreuse,  à fibre»  très-fines , diver- 
gentes enfaisceaux.  — Les  masses  mamelonnées  présen- 
tent des  pièces  séparées  , testace'es  , concentriques  comme 
la  malachite  ou  l'hématite.  — Ce  mine'ral  est  tendre  ; — 
opaque  , excepte'  dans  les  cristaux  capillaires  ; — - pesant. 

( Voyez  les  Remarques.  ) „ 

Ve.  SOUS-ESPÈCE. 

CUIVRE  ARSENIATÉ  PRISMATIQUE  TRÏÈDRE. 


Id.  Bournon  , J.  d.  M.  p.  49. 

Car.  ex t.  Sa  couleur  est  le  vert-de-gris  fonce',  passant  au 
vert-bleuâtre.  — La  surface  est  quelquefois  noire.  — On 
le  trouve  cristallisé.  — Ses  formes  sont,  1".  un  prisme  à 
"b  face» , ayant  assez  souvent  un  de  ses  bords  late’raux  for- 
tement tronque's  ; i“.  deux  cristaux  de  cette  forme  se 
re'unissent  souvent  par  une  de  leurs  faces  lateTales  ; ce 
qui  donne  un  prisme  à /faces,  ou  un  prisme  à six  faces  lors- 
qu’ily  a une  troncature  ; 5”.  un  rhomboïde fort  aigu  , dopt 
les  sommets  sont  souvent  tronque’s  ; 4°-  lorsque  cette 
troncature  passe  par  les  petites  diagonales  des  rhombes  , 
on  a une  sorte  d 'octaèdre  irrégulier , dont  l’axe  est  incline' 
sur  la  joiuture  commune  (*)  — ®Les  cristaux  sont  très- 
petits  , accole's  late'ralement.  Souvent  ils  prennent  la  forme 
capillaire  mamelouue'e,  comme  la  sous-espèce  pre'ce’dcnte. 
— Ce  mine'ral  est  assez  éclatant ; — demi-dur  ; — sou- 

(*)  J’ai  tâche  de  re'imir  sous  ces  quatre  formes  cristal- 
lines les  principales  variétés  décrites  par  M.  de  Bournon; 
les  autres  ne  m’ont  paru  être  que  des  modifications  de 
celles-ci. 
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vent  diaphane  ; — pesant.  — Pes.  spec.  4-2809,  Bournon. 

( Voyez  les  Remarques.  ) 

VIe.  SOUS-ESPECE. 

CUIVRE  ARSENIATÉ  FERRIFÈRE. 
Arseniate  cupromartial , Bournou  , J.  d.  M.  p.  60.  — 
St rah liges  olivenerz  , olivenerz  rayonné , Karslen  , p. 

347- (?) 

Car.  ext.  Sa  couleur  est  un  bleu-de-ciel  très-clair.  —On 
le  trouve  cristallisé  sous  la  forme  de  prismes  à \Jaces  , 
très-obliquangles  , terminés  à chaque  extrémité  par  un 
poi  n terne  nt  aigu  à Ifjaces  placées  obliquement  sur  lesjàces 

latérales;  les  bords  de  jointure  sont  inclinés  vers  les  bords 
latéraux  aigus.  Les  bords  latéraux  obtus  sont  souvent  for- 
tement tronqués  , et  quelquefois  les  bords  latéraux  aigus  , 
mais  plus  légèrement.  — Les  cristaux  sont  très-petits  , 
groupés  en  petites  boules. — Ils  sont  éclatans ; — demi- 
durs.  — Pes.  spéc.  5.4oo3. 

Cette  sorte  de  cuivre  arseniaté  a de  grands  rapports 
avec  la  troisième  sous-espèce.  Sa  cristallisation  peut  très- 
kien . être  rapportée  aux  variétés  2 et  5 de  cette  sous- 
espèce  j en  supposant  que  les  faces  du  biseau  soient  rem- 
placées chacune  par  un  autre  biseau. 

C’est  d’après  cette  ressemblance  que  j’ai  rapproché  ce 
minéral  du  cuivre  ars#iiaté , différant  en  cela  de  M.  Bour- 
non , qui  l’a  placé  après  le  fer  arseniaté , en  raison  de  l’ana- 
Ifsc  suivante  que  M.  Chenevix  en  a donnée. 


Silice* 

5 

Acide  arsenique. . . . . 

33  5 

Oxide  de  fer. ...... 

27-5 

Oxide  de  cuivre 

Eau 
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En  effet , on  ne  peut  nier  que  ce  re'sultat  ne  soit  plus 
analogue  à celui  obtenu  par  le  mênle  chimiste  du  fer  ar- 
se'niate'  ( voy.  ci-dessus  , p.  556  ) , qu’à  ceux  qu’il  a ob- 
tenus des  diffe'rens  cuivres  arseniate's  , comme  on  le  verra 
plus  bas  ; mais  les  rapports  de  cristallisation  avec  le  cuivre 
arseniate'  me  paraissent  décisifs. 

Ce  mine'ral  provient  des  mines  de  Tincrost  et  de  Car- 
ra racb. 

Remarques. 

C’est  M.  Klaproth  qui  le  premier  a fait  connaître  l'exis- 
tence du  cuivre  arseniate' , alors  connu  sous  le  nom  de 
oliveners,  Le  citoyen  Vauquelin  analysa  ensuite  la  variété 
lamelliforme  , et  y trouva  5g  d’oxide  de  cuivre , 45  d’a- 
cide arsenique  et  17  d'eau. 

Mais  M.  Chenevix  , ayant  analysé  tous  les  minéraux 
que  l’on  réunissait  alors  sous  le  nom  de  oiiventrz  , a dé- 
terminé la  véritable  nature  de  chacun  d’eux  ; et  -c’est 
d’après  ses  résultats  que  M.  de  Bournon  a formé  les 
deux  espèces  , cuivre  arseniate  et  Jer  arseniaté.  On  a vu 
ci-dessus  la  description  et  l’analyse  du  dernier  : on  va 
réunir  ici  celles  de  toutes  les  sous  - espèces  de  cuivre 
arseniaté , à l’exception  de  celle  de  la  sixième  sous-es- 
pèce qui  a été  rapportée  plus  haut  (*). 


1™. 

11*. 

m*. 

IV*.. 

V*. 

Capillaire. 

Hématiforme. 

Acide  arsenique.  i/( 

2! 

>7 

29 

29 

3o 

Oxide  de  cuivre.  49 

58 

60 

5l 

5o 

54 

&»u 55 

2 1 

•8  . 

21  » 

16 

(*)  Transactions  philosophiques.  1802. 
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Traite  au  chalumeau  ,1e  cuivre  arseniaté  de’cre’pite  très3 
fortement  et  dc’gage  l’odeur  arsenicale.  11  faut , pour  le 
fondre  , le  broyer  avec  le  borax  : on  obtient  des  globules 
de  cuivre  me'tallique. 

Le  cuivre  arseniate'  provient  du  Cornouailles.  C’est 
dans  la  mine  de  Carrarach  , et  surtout  dans  celle  de  Huel- 
gorland , paroisse  de  Gwennap  , et  dans  celle  de  Tincrost , 
paroisse  d’AIIogan  , que  ce  mine'ral  se  rencontre.  Il  y 
existe  dans  des  filons  , dont  la  gangue  principale  est  un 
quartz  mélange  de  diflférens  minerais  de  cuivre  que  l’on 
exploite.  On  y trouve  aussi  de  la  mine  de  fer  brune. 


« 

CUIVRE  PHOSPHATÉ. 

♦ 

Phnsphorsa'àre-kufifcr , Karsten. 

Le  citoyen  Sage  a analyse’  une  mine  de  cuivre  trouvée 
auprès  de  Nevcrs  , dans  laquelle  il  a reconnu  la  présence 
de  l’«cide  phospliorique.  ( Voyez  le  J.  d.  Ph.  1 7 y 5 , t.  2 , 
p.  335.  ) 11  n’est  point  fait  mention  de  ce  mine'ral  dans 
aucun  ouvrage  publié  depuis  , si  ce  n’est  dans  la  Tliéoiie 
de  ta  Terre  , de  Lamétherie. 

M.  Klaproth  a reconnu  dernièrement  un  antre  minéral 
de  même  nature  , trouvé  à Rheinbrcidbach  auprès  de  Co-* 
logne.  Voici  la  description  qu’en  a donnée  M.  Karsten. 

Car.  e.rl.  Sa  couleur , à l’extérieur , est  un  noir  grisâtre  ; 
mais , à l’intérieur , c’est  un  vert-émeraude  passant  au  i ctV 
de-gris,  un  peu  tacheté  de  noir.  On  le  trouve  ou  en  niasse , 
ou  disse  miné , ou  cristallisé  en  tres-pelits  hexaèdres  obli- 
qnangles  à faces  convexes.  — Ces  crislai/x  tapissent  des 
cavités  ; ils  y forment  des  groupes  uviformes  et  réuifor- 
mes  5 ils  sout  quelquefois  si  petits , qu’ils  ressemblent  à 
une  moisissure.  — La  surface  des  cristaux  est  drusique . 

— il» 
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■ — ils  sont  très-éclatans  , d’un  (’rlat  entre  Y éclat  vitreux  et 
celui  du  diamant.  — À l’inte'rieur  , ce  mine'ral  est  très- 
brillant,  d’u  néciat  soyeux. — Sa  cassate  est  fibreuse, kfibres 
très-fines,  peu  divergentes  enjaisceaux. — -IlestiTpa^ue. — 
Il  donne  une  raclure  vert-pomme . — U est  tendre , passant 
au  demi-dur  ; — assez  doux. 

Ce  cuivre  phosphate  e'tait  me'lange  avec  des  malachites  : 
sa  gangue  est  un  quartz  blanc  drusique. 


CUIVRE  MURIATÉ. 

Id.  Haüy , T.  5 , p.  56o.  — Salz-saure  kupjer , Karsten. 
— Cuivre  surekrigené  vert , Haüy , J.  d.  M.  n*-  5l  > 

P • 5*9  (*)• 

■‘i  \ • • 

Car.  ext.  Sa  couleur  est  un  vert  qui  varie  entre  le  vert- 
émeraude  et  le  vert  de  poireau.  — On  le  trouve  ou  en 
masse , ou  disséminé , ou  cristallisé , i”.  en  très-petits 
prismes  d6 faces,  terminés  par  un  biseau  dont  les  faces  cor- 
respondent à deux  faces  late’rales  plus  e’troites  ; a°.  eu 
très-petits  prismes  à èj'aces,  obliquangles, terminés parun 
biseau  dont  les  faces  sont  placées  sur  les  bords  latéraux 
obtus.  — La  surface  des  cristaux  est  lisse  et  très-êefatante  , 
d’un  e'elat  qui  tient  de  celui  du  diamant.  — La  cassure 
paraît  lamelleuse  , mais  elle  est  difficile  à déterminer. 
Les  fragmens  sont  indéterminés,  à bords  peu  aigus.  ■ — Il  est 
opaque  lorsqu’il  est  en  masse  : les  cristaux  sont  un  peu 
diaphanes.  — 11  est  tendre.  — 11  donne  une  raclure  d’uu 
vert-pomme  pâle.  — Il  est  pesant. 


(*)  Le  cuivée  muriaté,  de'critparM.  Estner,  t.  3,  p.  616, 
est  le  cuivre  arseniaté  lamelliforme. 

Minéral,  èlem.  Tome  //.  M m 


euivns 

rjtosrjuuri. 
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cuivre  Ce  minerai  n'a  encore  e’te'  trouve'  qu’au  Chili , auprès 
de  Remolinos.  Plusieurs  chimistes  l’ont  analyse' , et  y ont 
reconnu  de  l’acide  muriatique  et  du  cuivre.  Le  citoyen 
Vauquelin  avait  cru  pendant  quelque  teins  que  cet  acide 
muriatique  provenait  d’un  mélangé  de  muriate  de  soude  ; 
mais  il  a reconnu , par  de  nouveaux  essais  , que  cet  acide 
e'tait  re'ellement  combine  avec  le  cuivre. 

Ce  minerai  est  soluble  dans  l’acide  nitrique  sans  effer- 
vescence j sa  poussière  , jete'e  à travers  la  flamme  , la  co- 
lore en  vert.  « 


PLOMB  ARSENIE. 

Id.  Haüy,  T.  5,  p.  4^4-  — -M.  Bulletin  des’ Sciences  , 
an  8,  p.  ga. — Id.  J.  d.  M.  n°.  55,  p.  544- 

Car.  ext.  Sa  couleur  est  un  jaune-citron  , passant  quel- 
quefois au  jaune  verdâtre.  — On  le  trouve  disséminé  , 
t a ntôt  à l’e'clal  terreux , tantôt  enfilamens  snyeaxjasciculist 
tantôt  en  très-petits  cristaux  qui  paraissent  être  des  pyra- 
mides à 6 faces  doubles.  —Il  est  mat  ou  très-peu  brillant , 
d’un  éclat  soyeux  ; — très- tendre  et  même  friable- 

Car.  çhim.  Cette  substance  a etc'  reconnue  par  les  ci- 
toyens Lelièvre  et  Vauquelin  , pour  être  une  combinaison 
à' oxide  de  plomb  et  d 'oxide  d’arsenic . -n~  Jetée  sur  les 
charbons  , elle  re'pand  une  fojte  odeur  d’ail.  La  même 
chose  a lieu  lorsqu’on  la  traite  au  chalumeau  , et  l’von  en 
obtient,,  très-facilement  un  bouton  de  plomb  métallique. 
Elle  ne  fait  point  d’effervesceucc  sensible  avec  l’acide 
nitrique.  Ces  caractères  suffisent  pour  distinguer  es- 
sentiellement ce  minerai  de  toutes  les  autres,  mines  de 
plomb.  . 
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C’est  au  citoyen . Champeaux  , ingénieur  des  mines  , plomb 
«qu’est  due  la  decouverte  du  plomb  arsénié'.  11  l’a  trouve'  RR3E1U^ 
parmi  des  mine'raux  extraits  d’un  filon  compose'  princi- 
palement de  galène  , exploite'  auprès  de  Saint-Prix  , de- 
partement de  Saône  et  Loire. 

M.  Proust  avait  déjà  parle'  d’un  plomb  vert  arsenical 
trouve'  dans  les  mines  d’Andalousie-  ( Voyez.  J.  de  Pli . 

1787  , t.  1 , p.  394.  ) D’après  la  description  qu’il  eu 
donne , il  paraît  que  c’est  une  galène  décomposée  j mais 
M.  Karsten  a de’crit  sous  le  nom  de  blelniere  , plomb  réni- 
Jorme , une  mine  de  plomb  qui  paraît  absolument  sem- 
blable à celle  dont  il  est  ici  question  , tant  par  ses  ca- 
ractères exte'rieurs,  que  par  sa  décomposition  chimique.  Elle 
provient  des  environs  de  Nertschink  en  Sibérie.  M.  Bin- 
dheim  y a trouvé  o,35  de  plomb  , 0,25  d’arsenic,  0,14 
de  for  avec  quelques  parties  terreuses  et  un  peu  d’ar- 
gent. ( Mia.  Tabell. , p.  5o.  ) 


PLOMB  MIT  R IATÉ.  — HORNBLEI. 

* 

■»  ' *-l 

Karsten , Min.  Tab.  p.  78. 

On  a plus  d’une  fois  cité  du  plomb  corné  ou  plomb  mu- 
Waté , sans  que  son  existence  ait  jamais  été  parfaitement 
constatée.  Les  cristaux  en  double  pyramide  à 6 faces , 
trouvés  à Prribram  en  Bohême  , étaient  du  plomb  blanc  ; 
mais  M.  Klaproth  à analysé  dernièrement  un  minéral  pro- 
venant du  Derbyshire , dans  lequel  il  a trouvé  o,55  de 
plomb  et  o,45  d’acide  muriatique. 

La  couleur  de  ce  minéral  varie  entre  le  vert  d’asperge 
et  1 e jaune  de  vin  • — On  le  trouve  en  masse  et  cristallisé  ; 

M m 2 
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sa  forme  paraît  être  cubique  (*).  Sa  surface  extérieure 
est  peu  éclatante  ) mais  à l’inte'rieur  il  est  très-édatant,  d’un 
éclat  de  diamant.  — Sa  cassure  est  lamelleuse  dans  deux 
directions  rectangulaires  , mais  en  travers  elle  est  con- 
choïde.  — Il  est  demi-diaphane)  — tendre , — point  aigre; 
— pesant.  — Sa  raclure  est  rnatte  et  d’un  blanc  de  neige. 

M.  Flurl  a trouve'  aussi  du  plomb  muriate  dans  les 
montagnes  de  la  Bavière  , mais  il  n’est  pas  cristallisé.  il 
ressemble  beaucoup  à un  plomb  blanc  mélange  d’argile 
grisâtre. 


A N A T A-  S E. 

Id.  Hauy,  T.  5 , p.  129. — Schorl  octaèdre  rectangulaire, 
J.  d.  Ph.  1787,  T.  I , p.  386.  — Schorl  bleu , R.  D.  L. 
T-  2,  p.  406.  — Oisanite . Lam.  .T.  2 ,*p.  269.  - W* 

Hauy,  J.  d.  M.  n°.  '28  , p.  273.  Octaidrite  , Desaussure  , 
§.  1901. 

Car.  ext.  Sa  couleur  ordinaire  est  un  gris  d’acier,  qui , 
dans  certaines,  directions  , passe  au  brun  noirâtre  ou  rou- 
geâtre : il  y a quelques  variétés  d’un  bleu  d’ indigo  clair.  — 
On  le  trouve  toujours  cristallisé;  sa  forme  principale  est 
un  octaèdre  alongé  <**) , dont  la  base  est  carrée.  L’artgle 
des  deux  pyramides,  l’une  sur  1 autre , est  de  137°.  Le 

(*)  Je  sais  qu’on  en  a en  Angleterre  des  cristaux  très-bien 
déterminés.  -J’en  ai  vu  un  à Paris  qui  avait  la  forme  d un 
prisme  à 6 faces  , très-applati. 

(**)  C’est  d’après  cette  forme  alongée  que  le  cit.  Haüy 
4ui  a donné  le  nom  d ’anatase , qui  signifie  étendu  en  lon- 
gueur. 
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sommet  del’octaèdre  est  assez  ordinairement  parfait  , quel-  abatase. 
quefois  tronqué  ou  remplace  par  un  pointement  un  peu 
w obtus , à 4 faces  placées  sur  les  faces  latérales.  Quelque- 
fois deux  bords  de  ce  pointement  sont  remplaces  par  un  bi-  ’ 

seau.  — Les  cristaux  sont  petits  et  très-petits implantés 
sur  une  gangue.  — Leurs  faces  latérales  sont  légèrement 
striées  en  travers.  — L’anatase  est  très-édatante  ; c’est 
l'éclat  métallique  , ou  très-rarement  l 'éclat  vitreux.  — Sa 
cassure  est  lamelleuse  dans  le  sens  des  4 faces  de  l’oc- 
taèdre , et  en  même  tems  parallèlement  à la  base  cette 
division  est  mieux  marquée.  — 11  est  communément  n/xx- 
<yue,  quelquefois  translucide,  très-rarement  demi-diaphane 
■ — Il  est  dur  j — aigre  ; — peu  difficile  à casser  j — médio- 
crement pesant.  — Pes.  spe'c.  5,857 1 • Haüy. 

Car.  chim.  L’anatase  est  infusible  au  chalumeau  sans 
addition.  Chauflë  avec  partie  égale  de  borax  , il  se  fond 
en  un  verre  d’un  vert  d’émeraude , qui  en  refroidissait 
cristallise  en  aiguilles.  En  ajoutant  encore  du  borax , on 
a un  verre  transparent  rouge-hyacinthe , qui , chauffé  de 
nouveau  et  par  degrés , devient  d’abord  bleu  et  opaque , 
puis  blanc  , et  enfin  repasse  au  rouge. hyacinthe  en  re- 
prenant sa  transparence.  Cette  Observation  est  due  à « 

M.  Esmarck  ; elle  a été  depuis  constatée  jVar  le  citoyen 
Vauquelin.  • * 

Part,  const.  La  manière  singulière  dont  cette  substance 
se  ^comporte  au  chalumeau  , ayant  donné  lieu  au  citoyen 
Vauquelin  de  soupçonner  qu’elle  contenait  une  substance 
métallique  , il  en  a fait  l’analyse  , et  a reconnu  que  l’anatase  * » 

n’était  que  de  l’oxide  dé  titane.  Ce  résultat  chimique  , 
qui  ôte  l’anatase  de  la  classe  des  pierres  pour  la  placer 
parmi  les  métaux , semblerait  devoir  exiger  aussi  sa  réu- 
nion avec  le  ruihile  ( p.  470  ) ; mais  jusqu’ici  leurs  carac- 
tères minéralogiques  , et  surtout  leurs  formes  cristallines , 
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ÀKATAsis.  ne  paraissent  pas  faciles  à ramener  l’une  à l’autre  (*). 

Lac.  et  giss.  L'anatase  ta’a  encore  été  trouve'  qu’en 
France  , près  de  Bourgdoisans , dans  les  montagnes  du  ci- 
devant  Dauphine'.  Il  tapisse  les  cavités  d’uü  filon  qui  tra- 
verse une  roche  primitive.  Il  est  accompagne  de  petits 
cristaux  de  quartz  et  de  feldspath. 


COLUMBIUM. 

I - ' • ' ; * 

Or*  a donné  ce  nom  à un  nouveau  métal  que  M.  Hat- 
ehett  a découvert  dans  un  minéral  qui  existe  dans  le 
Muséum  britannique.  Voici  la  description  de  ce  minéral. 

Sa  couleur  extérieure  est  un  gris  brunâtre  foncé'.  — A 
l’intérieur  elle  passe  au  gris  de  for.  — Il  est  en  masse 
informe Il  a un  éclat  vitreux  , passant  à V éclat  métal- 

lique. — Sa  cassure  en  longueur  est  imparfaitement  la- 
mclleuse  ; elle  est  grenue  , à grains  fins  en  travers.  — Il  est 
peu  dur  et  trèsfoagile.  — Il  donne  une  raclure  d’un  brun 
chocolat  foncé.  — Sa  pes.  spéc.  est  de  5.918.  — Il  n’at- 
tire point  l’aiguille  aimantée.  Il  a beaucoup  de  ressem- 
blance avec  le  fer  chromaté  de  Sibérie.  / 

M.  Hatchqtt , ayant  analysé  ce  miue'ral , a obtenu  o.al 

(*)  Le  citoyen  Haüy  avait  observé  depuis  long-tems  que 
l’anatase  avait  la  propriété  de  conduire  l’électricité  conque 
les  substances  métalliques , et  cette  analogie  lui  avait  fait 
conjecturer  qu’il  devait  renfermer  quelque  métal.  Au  reste  , 
il  s’est  déjà  présenté,  dans  le  cOurs de  cet  ouvrage  , plus 
d’une  occasion  de  remarquer  que  les  observations  géomé- 
triques et  physiques  du  citoyen  Haüy  sur  les  minéraux 
indiquaient  souvent  aux  chimistes  le  résultat  de  leurs  ana- 
lyses. ( Voyez  t.gl , p.  644*  ) 
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d’oxide  de  fer  , et  0.78  d’un  oxide  rae'tallique  blanc , 
auquel  il  a reconnu  des  propriétés  qui  ne  peuvent  ap- 
partenir à aucun  des  métaux  connus. 

Ce  minéral  se  trouvait  dans  le  Muséum  britannique  , 
sans  aucune  indication  de  localité  ; mais  il  faisait  partie 
d’une  suite  de  minéraux  envoyés  de  la  province  de 
Massachnsset  > dans  l’Amérique  septentrionale  , par 
M.  Wihthrop.  11  est  donc  probable  qu’il  provient  de  et 

PV»- 


Je  crois  devoir  ajouter  une  notice  sur  quelques  autres 
minéraux  qui  ne  me  sont  connus  que  par  les  descrip- 
tions qu’en  ont  données  quelques  minéralogistes  , et 
dont  je  n’ai  vu  aucun  échantillon. 

Dans  plusieurs  Traités  de  minéralogie  récent , il  n’est 
piAnt  p'arlé  de  ces  minéraux  : peut-être  qu’on  lts  a réunis 
tacitement  à quelque  espèce  connue  j dans  cettfe  incerti- 
tude , je  crois  qu’on  ne  ponrra  me  blâmer  de  les  avoir 
rappelés  à l’attention  des  minéralogistes. 

Cliusite.  M.  Desaussurc , en  visitant  les  volcans  éteint» 
du  Brisgaw  , a trouvé  dans  la  colline  de  Limbourg.un  por- 
phyre renfermant  des  petites  masses  mamelonées  d’un 
minéral  d’un  jaune  de  cire  verdâtre , peu  éclatant , tendre , 
translucide.  Il  se  fond  très- facilement , au  chalumeau  , eu 
émail  blanc  ( de  là  le  nom  de  6husite  )■  Il  u’éprouve  aucun 
changement  dans  les  acides.  ( </".  de  Ph.  1794  > P-  34o.  ) 

Limbllile.  Le  même  pbrphyre  renfermait , en  très-grande 
quantité  , une  autre  substance  que  M.  Desaussurc  a appe- 
lée litnbîllt'e  , du  hom  de  la  colline  de  Limbourg.  Elle  s y 
trouve  en  petits  grains  irréguliers  , souvent  anguleux.  — 
Sa  codeur  est  un  brun  ou  jaune  Je  mieljbncé.  — Sa  cas- 
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sure  varie  entre  la  conchnïde  et  Técailleuse EITe  est 

brillante  ; — tendre  ; — -facile  à casser  ; — translucide  sur 
les  bords.  — Elle  se  fond , au  chalumeau , en  un  e'mail 
noir,  brillant,  compacte;  elle  n’e'proure , dans  les  aci- 
des , aucun  changement.  ( J.  de  Pli.  1794  » p-  54  * - ) 

, * l ~ . ..  ' -*T  * 

Sideroclepte.  Ce  minéral , ^décrit  dans  le  même  Mémoire, 
p.  544  > a beaucoup  de  rapports  avec  la  chusite.  11  a cela 
de  particulier , qu’il  paraît  d’abord  infusible  au  chalumejfu, 
mais  qu’en  le  traitant  sur  une  lame  de  cianite , il  donne 
un  verre  transparent  et  sans  couleur  , parsemé  de  petites 
taches  noires. 

Ichtyopthtalme.  Ce  minéral  est  d’un  blanc  jaunâtre;  — 
éclatant , d’un  éclat  nacré;  — translucide  ; — dur  ; il  raie 
le  verre , mais  il  est  rayé  par  l’acier;  —difficile  à casser. — 
II  a une  contextare  lamelleuse  dans  plus  de  trois  direc- 
tions ; ce  qui  annonce  une  tendance  à prendre  la  forme 
cristalline.  Il  se  fond  , au  chalumeau , en  un  émail  blanc. 

■ — Nous  ne  connaissons  cette  pierre  que  d’après  la  lettre 
de  M.  Dandrada  à M.  Beyer.  ( J.  de  Ph.  fructidor  an  8 , 
7p.  242.  ) Elle  se  trouve  â Uton  en  Suède  : elle  parait 
avoir  plusieurs  des  caractères  du  feldspath.  (??) — Pe- 
santeur spécifique  , 2,491. 

Allochroïte.  Sa  couleur  est  un  gris  jaunâtre , passant  au 
jaune  de  paille. — Il  est  peu  éclatant,  d’un  éclat  vitreux; — 

opaque  ; — dur;  il  est  difficilement  rayé  par  le  quartz Sa 

contexture  paraît  schisteuse.  Sa  cassure  est  inégale  ou 

imparfaitement  conchoïde.  — Sa  pes.  spéc.  est  5.5y54 

II  est  infusiblc  au  chalumeau  sans  addition  , et  même 
avec  le  borax  ; avec  le  sel  microcosmique  il  donne  un 
émail  dont  la  couleur  varie  du  vert  au  jaune  , et  au  blanc 
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par  le  refroidissement  ; ce  qui  indique  la  pre'sence  de 
quelque  substance  me'tallique.  Ce  mine'ral  se  trouve  près 
de  Drammen  en  Norwège.  ( J.  de  Ph.  fructidor  an  8; 
p.  245.) 

Indicolite.  Sa  couleur  est  un  bleu  indigo  sombre,  passant 
au  bleu  de-ciel  dans  une  cassure  fraîche.  — Elle  est  écla- 
lanle , d’un  éclat  vitreux , passant  à X éclat  métallique;  — 
opaque;  — dure;  elle  raie  le  quartz.  Elle  cristallise  en 
prismes  rhomboïdaux  minces  , fortement  strie's  en  lon- 
gueur. — Sa  cassure  en  longueur  est  rayonnée  ; elle  est 
inégale  en  travers.  — Elle  est  infusible  au  chalumea#. 

( J.  d.  Ph.  ibid.  p.  242.  ) 

Ce  mine'ral  se  trouve  à Uton  en  Suède;  il  ressemble 
beaucoup  au  lazulithc  de  M.  KJaproth  , décrit  ci-dessus  , 
,t.  i , p.  3i6. 

Pétahte.  Sa  couleur  est  rougeâtre  ou  d’un  blanc  grisâtre. 
— On  la  trouve  en  masses  ; qui  sont  des  re'unions  de  pièces 
séparées , grenues. — Elle  est  peu  éclatante,  d’un  éclat  na- 
cré; — translucide  sur  les'bords  ; peu  dure;  elle  raie  le 
verre  , mais  non  le  feldspath.  — Sa  cassure  est  lamelleuse, 
à lames  entrelacées.  — Sa  pes.  spe'c.  est  2.620.  — Elle 
est  infusible  sans  addition  ; elle  donne  un  verre  blanc 
transparent  avec  le  borax  ; réduite  en  poudre , elle  se 
dissout  un  peu  dans  l’acide  nitrique. 

Cette  pierre  a été  trouvée  à diflerens  endroits  auprès 
de  Niacoparberg  en  Suède.  ( Ibid:  p.  244.  ) 

Uaphrizite  , décrite  par  M.  Dandrada  dans  le  même 
Mémoire  , p.  243  , est  une  tourmaline. 

Marekanit.  On  a donne  ce  nom  à un  minéral  trouvé par 
M.  Palias , près  d’Okotsk  en  Sibérie,  sur  les  bords  de  la 
riviere  de  Marechanka.  Il  est  en  morceaux  arrondis  ( il  pa- 
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ralt  avoir  eu  originairement  cétte  formé). — Sa  surfât* 

■ ést  lisse , éclatante.  A l'intérieur  , il  est  tr'es-êclatarit  , 
d’on  éclat  vitreux. — Sa  câssure  est  parfaitement  eonchoï- 
de.  — Il  est  demi-diaphane  ou  seulement  translucide  ; — - 
dur  ÿ — difficile  à casser  ; —très-aigre  ; — médiocrement 
pesant. 

Cette  substance  a de  grands  rapports  avec  le  perlstein 
ou  V obsidienne  j mais  M.  Karslein  a pensé  qu’elle  devait 
en  être  séparée.  ( Min.  Tabell.  p.  71.)  Elle  contient , 
suivant  l’analyse  de  M.  Lowitz  , 74  de  silice  , 1 1 d’alu- 
rj^ine  3 de  magnésie  , 7 de  chaux  et  1 d’oxide  de  fer. 

( Voyez,  les  nouveaux  Voyages  de  Pallas.  ) 

Taf&lspath.  M.  Stutz  a décrit  sous  ce  nom  un  minéral  qui 
provient  de  Dognatska  dans  le  bannat , qui  est  composé 
de  petites  tables  hexaèdres  , réunies  et  groupées  ensemble 
de  manière  à former  des  pièces  séparées  , grenues  , à 
gros  grains.  Leurs  faces  de  séparation  sont  striées.  Il 
contient  d’après  Klaproth  , 5o  dé  silice  , 4°  de  car- 
bonate de  chaux  et  10  d’eau.  Autant  qu’on  peut  en  ju- 
ger , d'après  cette  analyse  , ce  minéral  devrait  être  re- 
gardé comme  un  spath  calcaire  accidentellement  mélangé 
de  silice. 

Skorza.  Ce  minéral  est  désigné  sous  ce  nom  par  les  ha- 
bitans  du  pays  où  il  se  trouve  , près  de  Muska  en  Transilva- 
nie  , sur  les  bords  de  la  rivière  d’Arangos.  Je  n’en  connais 
aucune  description.  M.  Karsten  {Min.  Tabell.  p.  7*.  ) 
nous  apprend  seulement  qu’il  se  trouve  en  petits  graine 
peu  brillons  , d'un  vert  serin. 

H a fixé  l’attétttîon  de  M.  Klaproth , qui  y à trouvé  4^ 
de  silice,  21  d’alumine  , 14  de  chaux,  16, 5 d’oxide  de  , 
lier  et  o.iS  d’oxide  de  manganèse. 
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SaSsoîih.  M.  Karsferi  indique  sotas  ce  noitt  tnt  sel  trouvé 
près  Sdsso  en  Toscane , sur  les  bordsd’une  source  chaude. 
M.  Klaproth  a Reconnu  que  c’e'tait  dé  l’acidè  boraciquO 
Hâtif,  mélangé  dè  14  centièmes  dé  matière  étrangère  ■, 
dont  o,  ti  de  sulfaté  de  manganèse  , 6,o3  de  gypse  , avefc 
tih  peu  d’alumine  et  d’bxide  de  fer. 

Mascagnirt.  Ce  sel , reconnu  pour  être  un  sulfate  d’am- 
moniac natif,  a été  ainsi  appelé  du  nom  de  M.  Mascagni  , 
qui  l’a  découvert  sur  les  bords  de  quelques  lacs  de  Tos- 
cane. ( Min.  Tabell.  p.  y5.  ) 

M.  Karsten  a également  donhé  le  nom  de  réussïn  k un 
sel  que  M.  Reuss  a fait  connaître  , et  qui  est  composé 
de  66.04  dé  sulfate  dé  soudé  , Si. 55  dé  sulfaté  dé 
magnésie,  0.42  de  sulfate  de  cbaùx  et  2,»g  de  muriâté 
de  magnésie.  Ü me  semble  qué  cë  sel  doit  être  regardé 
comme  un  sulfaté  dé  sôüde  mëlahgé. 

M.  Fteieslebèn  a publié , dan*  lés  AhWales  de  Minéra- 
logie du  baron  de  Moll  f*),  t.  5,  p.  364,  déS  des  dic- 
tions détailté’és  de  trois  minéraux  -,  dont  deUt  méritent 
de  trouver  place  ici  $ la  troisième  ( sous  le  n°.  1 , p.  565  ) 
se  rapporte  au  worfeispath  de  Ri.  Werner , déjà  décrit 
ei-dessus. 

Ces  minéraux  proviennent  des  montagnes  du  pays  dé 
Salzbourg.  Lé  premier  sè  trouve  à Léogang , où  il  est 
mélangé  avec  du  spath  calcaire  grenu. 

Sa  couleur  estub  gris  bleuâtre , passant  au  bleu  de  Prusse 
plus  ou  moins  Foftcé  ( surtout  au  sommet  des  cristaux  ). 
— On  le  trouve  cristallisé  eh  prisme  â sisrfüceb  -,  ayant  les 
angles  tronqués  , ou  en  pyramide  à sia  faces  aiguës , ayaiit 

(*)  Jahrbüclicr  der  berg-und  Mültenkunde.  ' 
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le  sommet  fortement  tronque'.  — Les  cristaux  sont  sou- 
vent  groupés  en  ciruses  et  peu  déterminables  ; ils  sont  petits 
ou  très-petits.  La  surface  est  souvent  convexe  et  drusique; 
celle  des  pyramides  est  faiblement  striée  en  longueur.  — 
Ces  cristaux  sont  translucides  ; ils  sont  très-éclatans  , d’un 
éclat  vitreux  ; — demi-durs;  — médiocrement  pesons.  — 
Leur  cassure  paraît  lamelleuse. 

Ce  mine'ral  avait  e’te'  classe'  sons  le' nom  à'apalite  dans 
VOryclographie  du  Salzbourg , par  M.  Schroll.  ( Annales 
de  Moll , t.  i , p.  l3i.  ) 

Le  second  minerai  de'crit  parM.  Freieslebcn,  p.  370, 
se  trouve  également  dans  le  Salzbourg , auprès  de  Fiachau: 
il  s’y  rencontre  dans  un  filon  qui  traverse  une  roche  de 
thonschiefer  ; il  y est  me'langc'  avec  du  spath  calcaire  et 
des  pyrites.  M.  Schroll  l’avait  indique'  dans  son  Orycto- 
graphie  du  Salzbourg , p.  108,  comme  un  quartz  commun. 

Sa  couleur  est  un  bleu  de  smalt  ou  un  bleu  d’azur  clair. 
— On  le  trouve  en  masse  , disséminé  et  cristallisé.  — Les 
cristaux  sont  très-petits  , groupes  et  peu  faciles  à déter- 
miner; leur  forme  paraît  être  une  pyramide  à six  faces 
doubles,  à jointure  droite  , ayant  trois  angles* tronqués  en 
alternant.  Il  y a aussi  des  cristaux  rhomboidaux  ; ils  sont 
plus  foncés  en  couleur.  — A l’extérieur  ils  sont  éclatons  , 
d’un  éclat  vitreux.  — La  cassure  est  imparfaitement  la- 
melleuse , brillante . Ce  minéral  est  demi-dur, passant  au  dur. 

M.  de  Moll  rapporte , dans  le  tome  quatrième  de  se* 
Annales , p.  71,  une  analyse  de  ce  minéral  par  M.  Heim. 
Ce  chimiste  a obtenu  pour  résultat  65  d’alumine  et  3o 
d’oxide  de  fer.  11  a fondu  ce  minéral  au  chalumeau  , 
quoiqu’un  peu  difficilement , en  une  scorie  grise. 

Malgré  l’étendue  de  cet  Appendice  , je  ne  doute  pas 
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qu’on  ne  me  reproche  quelques  omissions.  Je  crois 
qu’elles  ne  peuvent  être  nombreuses  j mais  , lorsque  l’on 
s’occupe  des  minéraux  dont  les  caractères  n’ont  été  dé- 
termines jusqu’ici  que  très-confusément , il  est  bien  dif- 
ficile de  garder  un  juste  milieu  entre  l’inconvénient  de 
faire  des  doubles  emplois  et  celui  d’omettre  des  miné- 
raux intércssans. 
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TRAITÉ  DES  ROCHES  (*). 

, • 

On  a vu  dans  l’Introduction  ( §.  35  ) ce  que  M.  Werner 
entend  par  roches  ; quelles  sont  les  bases  d’après  les- 
quelles il  les  partage  en  classes  et  en  espèces  ( §.  48  et 
suiv.  ) ; quels  sont  les  principaux  caractères  de  contex- 
ture , de  composition  , de  formation  et  de  gissement  que 
présentent  les  roches  ( §§.  54  > 55  à 47  ) > et  enfin  quel 
usage  on  peut  faire  de  ces  caractères  pour  les  de'crire.  Il 
est  inutile  de  revenir  davantage  sur-ces  ge'ne'ralite's. 

J’avais  d’abord  compose'  ce  Traité  des  Roches  d’après 
plusieurs,  ouvrages  allemands;  mais  ayant ‘demande  à 
Freyberg  difTe'rens  renseignemens  dont  j’avais  besoin  , 
j’ai  appris  que  les  ide'es  ge'ognostiques  de  M.  Werner 
étaient  toujours  plus  ou  moins  alte're'es  dans  les  auteurs 
que  j’avais  consulte's  ; mais  qu’un  de  ses  e'ièves , J.  F.  Dau- 
buisson  , s’occupait  en  ce  moment  et  sous  ses  yeux  , de 
les  re’uuir  et  d’en  faire  un  Traité  complet  de  Géognosie  , 
qui  serait  imprime'  en  français.  Je  fus  tente'  dès  - lors 
de  supprimer  entie'rement  le  Traité  des  Roches  de  mon 
ouvrage  ; mais  je  reconnus  bientôt  l’impossibilité'  de  cette 

(*)  Je  dois  relever  ici  une  erreur  à laquelle  j’ai  e'ie'  can- 
duitpar  plusieurs  auteurs  allemands.  J’ai  dit  dans  Flntroduç- 
tion  ( §.  5 ) , que  M,  Werner  partageait  l’Oryctognosie  en 
deux  parties , l’une  qui  concernait  les  mine'raux  simples  , et 
l’autre  qui  concernait  les  minéraux  mélangés  ou  les  roehes. 

Cela^ n’est  pas  exact  : l’Oryctognosiebe  comprend  que  les 
minéraux  simples;  quintaux  mine'raux  me'langc's,  ils  fout 
l’objet  de  la  Géognosie  , et  ce  Traité  des  Roches  est  une 
partie  de  cette  science. 

On  a dû  voir  par  la  note  que  j’ai  ajoutée  à çe  paragraphe 
de  l’Introduction , que  je  soupçonnais  cette  erreur. 
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suppression  , qui  aurait  rendu  ce  Traité  de  Minéralogie 
tout-à-fait  incomplet,  et  d’autant  plus  qu’il  s’est  rencon- 
tre' , dans  le  cours  de  YOryctognosie  , plusieurs  occasions 
de  renvoyer  au  Traité  des  Roches  pcfcir  les  indications 
de  gissement , relatives  à chaque  espèce.  J’avais  donc  pris 
le  parti  de  le  refondre  entièrement , en  y faisant  les  chan- 
gemens  qui  m’avaient  e'tè  indique's  , lorsque  le  hasard 
m’ayant  mis  en  correspondance  avec  l’auteur  du  Traité 
de  Géognosie  dont  je  viens  de  parler , il  s’est  offert  de 
m’envoyer  un  extrait  de  son  ouvrage.  C’est  donc  à l’amitié 
et  à la  ge'néreuse  complaisance  de  M.  Daubuisson , que 
je  dois  d’avair  pu  offrir  au  public  un  Traité  des  Roches 
conforme  aux  principes  de  M.  Werner.  Les  notes  qu’il 
m’a  envoyées  , ont  été  revues  par  M.  Werner  lui-même  , 
'qui  a bien  voulu  consentir  à me  donner  tous  les  e'clair- 
cissemens  dont  j’ai  eu  besoin. 

Cependant  ces  notes  n’e'taient  pas  un  véritable  Traité, 
mais  plutôt  un  simple  canevas  de  Traité  , et  j’ai  dû  , pour 
les  rendre  susceptibles  d’être  publiées  , leur  donner  quel- 
quefois une  autre  forme , et  souvent  y ajouter  des  arti- 
cles de  détail  qu’elles  ne  contenaient  pas.  J’ai  été  engagé 
à faire  ces  additions  par  M.  Daubuisson  lui-même  j mais 
j’ai  eu  soin  de  me  conformer  à l’invitation  qu’il  m’a  faite 
de  ne  pas  les  mêler  avec  le  texte  principal , qui  est  fait 
entièrement  d’après  ces  notes  (*) , afin  de  ne  pas  m’écar- 
ter du  but  de  cet  ouvrage,  qui  est  de  faire  connaître  au 
public  les  principes  minéralogiques  de  M.  Werner. 

J’aurais  pu  étendre  beaucoup  davantage  ces  additions  ; 
mais  j’ai  dû  me  restreindre , afin  de  ne  pas  trop  augmenter 


('•‘j  Ces  additions  sont  toujours  placées  à la  fin  de  l’ar- 
ticle de  chaque  roche , après  le  texte  principal , qui  se  ter- 
mine par  un  trait. 
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ce  second  volume;  et  d’ailleurs,  tous  ces  objets  seront 
beaucoup  mieux  traites'  et  avec  les  plus  grands  details 
dans  le  Truité  de  Géognosic  de  M.  Daubuisson.  Ce  n’est 
ici  qu’un  simple  précis  qui  donnera  tout  au  plus  une 
idée  de  son  ouvrage  , mais  qui  ne  peut  en  aucuue  ma- 
nière le  remplacer. 

Je  dois  commencer  par  placer  ici  un  nouveau  tableau 
de  classification  des  roches , celui  qui  a cto  donne'  ( t.  i , 
p.  149  ) d’après  JW-  Reuss  , n’e'tant  point  entièrement 
conforme  à l’ordre  que  M.  Daubuisson  a suivi  dans  les 
notes  qu’il  m’a  envoyées. 


PREMIERE  CLASSE. 


roches  PïujiiTiyBs  (*). 

Granit. 

Gneiss.  , 

Giiinmerschiefer. 

Thonschicfer. 


Porphyre. 

Siéuile. 

Serpentine. 

Calcaire  primitif. 

Traps  primitifs. 

Hornblende  commune. 
Hornblendeschiefer. 
Gruuslein  primitif. 


(*)  Je  n’ai  conserve'  ici  que  la  dénomination  que  j’emploie 
habituellement  pour  chaque  roch'r,  soit  française  , soit  alle- 
mande , lorsque  j ai  cru  qu’elle  ne  devait  pas  être  traduite  , 
par  les  motifs  énoncés  t.  1 , p.  55.  Ou  peut" consulter  pour 
chacune , ou  lepremier  tableau , ou  Particle  qui  la  concerne. 
Minéral,  ilém.  Tom.  Il,  Nu 
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Grunsteinschiefer. 

Quartz. 

Topasfels. 

Kieselscbiefer. 

SECONDE  CLASSE. 

roches  de  Transition. 

Calcaire  de  transition. 

Grauwacke. 

Traps  de  transition. 

Mandelstein  de  transition. 

Trap  globuleut.  ï»  « 

TROISIEME  CLASSE. 

ROCHES  STRATIFORMES  OU  SECONDAIRES. 
Grès. 

Calcaire  secondaire. 

Craie. 

%pse-  - - 

Sel  gemme. 

Houille. 

Eisenthon. 

Traps  secondaire». 

* Basalte. 

’ Wacke. 

Tuf  basaltique. 

Mandelstein  secondaire. 

Porphirschiefer. 

Graustein,  , . _ . 

. t-i-  v ■ ■ • i 

Grunsteia  secondaire. 
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QUATRIEME  CLASSE. 

ROCHES  D'ALLUVION. 

Sables. 

Argiles. 

Tufs. 

CINQUIEME  CLASSE. 

ROCHES  VOLCANIQUES  EN  GÉNÉRAL; 

A.  ROCHES  VOLCANIQUES. 

Laves  et  autres  matières  fondues. 

Détections  boueuses , cendres , tufi. 

Roches  rejete'es  par  les  volcans. 

B.  ROCHES  PSEUDOV  OLCANIQUES^ 

Jaspe  porcelaine.  » 

Argile  brûlée. 

Scories  terreuses  ( Erdschlacke  ). 

Polierschiefer.  (?) 


Nn  i 


Parties 

composantes 

essentielles, 


Contexture. 


Parv^*i 

composantes 

e^senuciies. 


564  ROCHES  PRIMITIVES. 

PREMIERE  CLASSE. 

I TRANFAIÏGLl  C/JG  G E B IR  G SA  R TE  N. 

ROCHES  PRIMITIVES. 

i.  GRANIT.  — GRANITE. 

Le  granité  est  une  roche  composée  essentiellement  de 
1 grains  plus  ou  moius  cristallisés  de  feldspath  , quartz  et 
mica  , imme’diatement  et  intimement  re'unis'  les  uns  aux 
autres  ; leur  proportion  et  la  grosseur  des  grains  varient  » 
beaucoup  , neanmoins  on  peut  dire  que  le  feldspath  est 
ordinairement  la  partie  dotriihahte  , et  que  c’est  le  mica 
qui  s y trouve  en  moindre  quantité  :Vest  aussi  le  feld- 
spath qui  est  le  plus  souvent  eu  cristaux  distincts. 

La  contexture  du  granit  est  grenue  , et  les  grains  ou  cris- 
taux sont  d’autant  plus  gros  , que  le  granit  est  de  forma- 
tion plus  ancienne.  Lorsque  le  feldspath  seul  est  en  grains 
très-gros  , le  granit  prend  alors  une  contexture  à la  fois 
grenue  et  porphyrique. 

Le  schorl  et  plus  rarement  le  grenat  entrent  quel- 
quefois accidentellement  daus  la  composition  des  grani- 
tés (■*'). 

(*)  Peut-être  pourrait- on  indiquer  quelques  autres  miné- 
raux comme  entrant  aussi  , quoique  très-rarement  et  en 
très-petite  quantité' , dans  la  composition  des  ve'ri tables  gra- 
nités ; mais  en  ge'ne'ral  on  voit  que  le  granité  est  , suivant 
M.  Werner , une  des  roches  qui  varie  le  moins  dans  sacom- 
position  j et  si  d’autres  minéralogistes  citent  des  granités 
différemment  composés  , cela  vient  de  ce  qu’ils  ont  regardé 
comme  granité  toute  roche  primitive  composée  de  grains 
cristallins  immédiatement  réunis , tandis  que  M.  Werner 
ne  donne  point  au  granité  celte  acception  étendue.  Le  gra- 

r , 

> 
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Le  granité  se  trouve  souvent  stratifie  ; ses  couches  eBAnm-i 
sont  toujours  épaisses  : on  trouve  de  pareils  granits  à Stratification. 
Bautzen  (*).  • 


nite  est , d’après  sa  méthode  géognostique  , un  ordre  de 
ruasses  minérales  ou  de  montagnes  , qui  est  caractérisé  et 
distingué  des  autres  par  son  ancienneté  , son  gissement , et 
qui  comprend  uniquement  des  pierres  composées  à texture 
grenue  , nommées  depuis long-tcrnsgrïmi/eÆ , mais  non  pas 
toutes  les  pierres  composées  auxquelles  une  semblable  con- 
texture a fait  donner  également  le  nom  de  granités. 

Ainsi  donc  on  ne  doit  poiut  regarder  comme  granités 
( dans  1 acception  de  M.  AVerner  ) tous  ces  agrégats  cris- 
tallius  qui  se  rencontrent  assez  fréquemment  dans  les  autres 
roches  primitives , et  auxquelles  on  a donné  souveut  le  nom 
d c granités.  1 els  sont  les  granités  de  jade  et  de  smaragdile  , 
de  pierre  ollaire  et  de  schorl  , de  çyanite  et  de  talc  , etc. 
Une  partie  des  granité»  décrite  dans  les  Voyages  de  Desaus- 
*ure  sont  de  cette  espèce. 

(*)  On  a souvent  mis  en  question  cette  stratification  des 
granits  , et  le  Mémoire  que  M.  Léopold  de  Buch  a public 
dans  le  Journal  dePhysique  , fructidor  an  7 , a eu  pour  but 
principal  de  la  révoquer  en  doute.  Jepcnse  néanmoins  qu’on 
ne  pourra  se  refuser  à l’admettre  , puisque  l’on  voit  que 
Desaussure , Dolomieu , Weruer  , Deluc  et  autres  fameux 
géologues  l’ont  constatée  par  un  grand  nombre  d’observa- 
tions. On  en  trouve  aussi  plusieurs  semblables  dans  la  Mi- 
néralogie géographique  de  la  Bohême  , de  M.  Reuss.  Sans 
doute  il  y a des  granités  tels  que  ceux  des  plaines  du  milieu 
de  la  France , entre  la  Loire  et  la  Saône  , dans  lesquels  on 
n’observe  pis  de  couches  distinctes  / mais  aussi  les  granités 
des  Hautes- Alpes  offrent en  bcaacoup  d’endroits  , des  ca- 
ractères d une  stratification  bien  marquée. 
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emvrrx, 
Epoque 
de  formation. 


Métanx 
tju’il  renferme. 


Le  granité  est  la  plus  ancienne  de  toutes  les  roches  ÿ 
et  l’on  peut  dire  qu’il  forme  comme  la  base  des  monta- 
gnes j cependant  on  en  a trouve'  qui  recouvrait  du  gneiss 
( dans  le  Riesen-Geburges  et  ailleurs  ).  On  peut  distinguer 
au  moins  deux  formations  de  granité , dont  la  seconde 
diffère  de  la  première  psff  une  structure  bien  moins  ré- 
gulière , et  par  le  me'lange  fréquent  de  grenats  (*). 

Le  granité  renferme  en  ge’ne'ral  peu  de  mine'raux  mé- 
talliques : le  fer  et  principalement  la  mine  de  fer  rouge , 
l’ètain , sont  les  me'taux  qui  s’y  trouvent  le  plus  fréquem- 
ment ; cependant  il  contient  en  outre  quelquefois  de  la 
galène  , de  la  blende  , des  minerais  d’argent , de  bismuth , 
de  cuivre  , de  molybdène. 

Le  granité  est  une  des  roches  primitives  les  plus  abon- 
dantes à la  surface  de  la  terre  j elle  se  trouve  principa- 
lement dans  les  grandes  chaînes , mais  aussi  dans  les 
montagnes  peu  e'ieve'es  , et  jusque  dans  les  plaines  j elle 
constitue  une  partie  des  Alpes  et  des  Pyréne'es  , des 
montagnes  de  la  Saxe  , de  celles  de  la  Silésie , les  plai- 
nes de  cette  même  contrée  vers  la  Pologne  , les  grandes 
chaînes  de  l’Ural  et  de  l’Altai  en  Asie , etc. 


Le  granité  a e’té  employé  par  les  anciens  dans  la  cons- 
truction de  plusieurs  monumens.  Ces  fameux  obélisques 

(*)  La  formation  du  granité  est  une  de  celles  qui  ont  été 
les  plus  isolées  de  celle  des  autres  roches  ; aussi  voit-on  que 
le  granité  n’est  point  composé  en  grand  , et  ne  renferme 
presque  jamais  de  couches  subordonnées.  On  peut  cepen- 
dant citer  les  couches  de  mine  d’étain  de  la  Saxe  et  de  la 
Bohême , et  quelques  couches  de  gneiss.  ( Min.  géogr.  de 
Bohême , t.  2 , p.  Soi.  ) 


i 
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qne  l’on  admire  encore , c'taient  pour  la  plupart  d’un  beau  «juhit*. 
granité  ronge  d’Egypte  : cette  roche  est  très-dure  et  prend 
un  poli  très-e'clatant. 

Certains  granités  , dans  lesquels  le  feldspath  domine 
et  est  d’une  couleur  claire  , et  dont  le  quartz«est  au  con- 
traire d’un  gris  fonce'  , ont  e'te'  nommes  granités  graphi- 
ques , parce  que  tes  grains  de  quartz  semblaient  repré- 
senter sur  le  feldspath  des  caractères  d’e’criture. 

La  roche  nommée  granité  globuleux  de  Corse  est  un  as- 
semblage de  petites  masses  ovoïdes  de  deux  à trois  pouces 
de  long , composées  de  pièces  se'pare'es  , testace'es  , con- 
centriques , alternativement  forme'es  de  quartz  et  de  ' 

hornblende  , et  la  pâte  qui  re'unit  les  ovotdes  est  une 
réunion  de  ces  mêmes  minéraux.  Je  place  ici  cette  ro- 
che , quoique  je  ne  la  regarde  pas  comme  un  granité 
de  Werner  ; mais  comme  on  l’a  trouvée  hors  de  place 
et  n’ayant  aucun  caractère  de  gissement , je  ne  sais  quel 
rang  on  pourrait  lui  assigner  parmi  les  roches  , et  j’ai 
préféré  de  la  placer  à la  suite  du  granité  dont  elle  porte 
le  nom. 

• 1 i.'ii  " ■ ” ■ m - 

3.  GNEISS. 

\ \ 

Le  gneiss  est  une  roche  essentiellement  composée  de  Tiirtia* 
feldspath  , qnartz  et  mica  immédiatement  agrégés  , for-  e°sentiellet* 
mant  comme  de  petites  plaques  placées  les  unes  sur  lc9 
autres  , et  séparées  par  des  couches  minces  de  paillettes 
de  mica.  Le  feldspath  est  encore  ici  , comme  dans  le" 
granité,  la  partie  dominante  : le  mica  est  un  peu  plus 
abondant  , et  à mesure  qu’il  augmente  , le  gneiss  se 
rapproche  du  schiste  micacé  (*).  „ 1 


(*)  On  voit  que  le  gneiss  est  composé  comme  le  granit , 
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gneiss.  La  contexture  du  gneiss  est  grenue  et  schisteuse  à la 

Contextur».  fois  , suivant  que  l’on  considère  , ou  l'intérieur  d’un 

feuillet  isolement , ou  plusieurs  feuillets  réunis.  Le 

gneiss  est  très-distinctement  stratifie'. 

Parties  Le  sclior]  et  le  grenat  sont  mélangés  quelquefois  au 

composantes  gneiss  comme  au  granité  ; mais  le  schori  v est  infiniment 
accidentelles.  ° J . , 

plus  rare  , et  les  grenats  s’y  rencontrent  au  contraire  très- 

fréquemment  : les  uns  et  les  autres  sont  communément 
en  cristaux  très-distincts  (*)  : indépendamment  de  ces 
minéraux  , qui  sont  quelquefois  mélangés  aux  gneiss  , les 
couches  de  cette  roche  sont  souvent  entrecoupées  par 
des  couches  d’autres  roches  * et  principalement  de  pierre 
calcaire  grenue  et  de  hornblende  schisteuse  , plus  ra- 
rement de  porphyre  : on  y trouve  aussi  des  couches  de 
quartz  , de  galène , de  pyrites 

Le  gneiss  paraît  être  la  roche  la  plus  ancienne  après  le 
granité  , puisqu'on  le  trouve  le  plus  ordinairement  placé 
Epoque  immédiatement  sur  cette  roche  ; mais  on  distingue  néan- 
de  formation.  moins  dans  les  gneiss  trois  espèces  qui  paraissent  avoir 
été  formées  dans  des  époques  differentes;  i°.  le  gneiss 
ondulé  ; le  feldspath  , le  quartz  et  le  mica  y forment  cha- 
. cuu  des  couches  séparées  , dont  les  inflexions  donnent  à 
la  masse  l’aspect  ondulé  ; le  feldspath  y est  rouge  : c’est 


et  qu’on  pourrait  presque  dire  que  ce  n’est  qu’un  granit 
schisteux.  La  plupart  des  granités  veinés  de  Desaussure  > 
§.  i Gfr , pont  des  gueiss  de  Werncr. 

« i (•*)  La  hornblende  et  la  rayonnante  pourraient  aussi , je 
crois  , être  regardées  comme  parties  constituantes  acciden- 
telles des  montagnes  de  gneiss. 

(**)  La  rayonnante  , le  grenat , la  mine  de  fer  magné- 


Ou  eu  a aussi  observé  de  pierre  ollaire.  Desaussure , §.  1 726. 
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de  tous  les  gneiss  celui  qui  se  rapproche  le  plus  du  gra- 
nit, et  par  sa  composition  , et  par  son  ancienneté;  1*.  le 
gneiss  commun  ; il  est  grossièrement  schisteux  ; les  parties 
sont  bien  plus  me'langées  , le  mica  est  ordinairement  gris  ; 

3”.  le  gneiss  àjeuillels  minces  : sa  contexture  schisteuse 
est  bien  plus  marquée  et  plus  fine  : il  est  surchargé  de 
mica  et  forme  le  passage  au  "schiste  micacé. 

Le  gneiss  est  la  roche  la  plus  riche  en  minerais  métal-  Métaux 

..  , , . , , , qu’il  i-euferrae. 

tiques  ; il  n en  est  presque  aucun  qui  11  y ait  ete  trouve; 

quelquefois  Ils  sont  en  couches  , mais  le  plus  souvent  en 
filons.  La  plupart  des  mines  de  la  chaîne  du  Erzgebirge 
en  Saxe , celles  de  la  Bohême  , se  rencontrent  dans  des 
montagnes  de  gneiss.  Le  district  de  Freyberg  seul  ren- 
ferme plus  de  deux  cents  filons  exploités  : ils  produisent 
du  plomb  , de  l’argent , de  l’étain  , du  cuivre  , du  cobalt; 
les  mines  d’argent  de  Konigsberg  en  Norwège  sont  aussi 
dans  du  gneiss  , etc. 

— 

Le  gneiss  est  une  roche  assez  commune , mais  pas  au- 
tant que  le  granité:  une  partie  des  montagnes  de  la  Saxe 
en  est  composée  : on  le  rencontre  souvent  dans  les  Al- 
pes , du  côté  du  Tirol  , de  la  Bavière  , en  Suisse  , mais 
moins  fréquemment  dans  la  partie  méridionale  de  la 
chaîne  , etc. 

Le  gneiss  , en  raison  de  sa  contexture  schisteuse  , est 
souvent  facile  à séparer  en  feuillets  ou  en  tables;  ce  qui 
donne  lieu  de  l’employer  à différens  usages. 

3.  GL1MMERSCH1EFER.  — CH1STF.  MICACÉ. 

Le  schiste  micacé  est  une  roche  essentiellement  com-  Eartics 

composantes 

posée  de  quartz  et  de  mica  qui  alternent  par  feuillets  ; le  essentielle!. 
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mica  domine  ordinairement  : il  est  gris  ou  quelquefois 
brun  , rarement  verdâtre. 

La  contexture  du  schiste  micacé'  est  essentiellement 
schisteuse  ; c’est  une  des  roches  dans  lesquelles  la  stra- 
tification est  la  plus  distincte. 

Le  grenat  eu  cristaux  ou  en  grains  est  très-commun 
composant*»  dans  le  schiste  micacé'  ; cependant  il  ne  parait  pas  qu’on. 

doive  le  regarder  comme  partie  constituante  essentielle  : 
on  y trouve  aussi  plusieurs  autres  minéraux  , tels  que  le 
feldspath  , la  cyanite  , la  grenatite  et  surtout  la  tour- 
maline. 

Couche»  Les  montagnes  de  schiste  micacé  sont  plus  composée» 
étrangères.  „ , 0 . . * 

que  celles  de  gneiss  et  de  granité  1 on  y rencoutre  asses 

fréquemment  des  couches  de  pierre  calcaire  grenue  r de 
liornblendeschiefer  , plus  rarement  des  couches  de  rayon- 
nantes , de  pyrites  , de  galène , et  quelquefois  des  couche» 
composées  de  difFc'rens  minéraux  métalliques  de  cuivre 
de  zinc  , d’argent  et  même  d’or  ( en  Silésie  , en  Hon- 
grie , etc.  ) : on  y a aussi  observé  des  couches  de  gypse 
mélangé  de  mica  , auprès  de  Bellinzona  , dans  les  Alpes 
de  la  Suisse  italienne  : c’est  ce  qu’on  a appelé  avec  rai- 
son gypse  primitif  y urgips  ; il  a une  contexture  schis- 
teuse qui  peut  servir  à le  faire  reconnaître. 

Formation».  On  distingue  trois  variétés  de  schiste  micacé  , qui  pa- 
raissent appartenir  à trois  formations  différentes  : la  pre- 
mière a un  tissu  plus  grossier  ; elle  contient  quelques 
feldspaths  et  beaucoup  de  grenats  : le  quartz  y est  moins 
abondant  ; elle  est  antérieure  aux  deux  autres  , et  presque 
contemporaine  aux  gneiss  ; la  deuxieme  est  le  schiste 
micacé  proprement  dit  ; enfin  la  troisième  a un  tissu 
beaucoup  plus  serré;  elle  passe  au  thonschiefer. 

Métaux  Le  schiste  micacé'  renferme  beaucoup  de  minéraux 
qu’il  reuierme.  me'uiüqUes  j g oit  en  couches  , comme  il  a été  indiqué 
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ci-dessus  soit  en  fiions  : presque  tous  les  métaux  s’y  sems-r* 
rencontrent , et  un  grand  nombre  sont  exploite's.  La  plu- 
part  des  mines  de  Suède  et  de  hiorwège , une  partie  de 
celles  de  la  Saxe  et  de  la  Hongrie  sont  situées  dans  des 
montagues  de  schiste  micacé'. 


Les  schistes  micace's  sont  moins  communs  que  les 
gneiss  , quoiqu’ils  se  trouvent  dans  les  mêmes  chaînes 
de  montagnes  ; ils  lepr  sont  communément  adossés  , et 
forment  en  général  des  sommités  moins  hautes  qui  s’éloi- 
gnent davantage  du  centre  de  la  chaîne. 

On  en  trouve  beaucoup  dans  les  Alpes  s le  premier 
genre  de  roche  feuilletée  de  Desaujsure  , §.  160  , est  un 
schiste  micacé. 

La  contexture  schisteuse  étant  encore  plus  marquée 
dans  cette  roche  que  dans  les  gneiss  , o*j  la  sépare  en 
tables,  et  on  l’emploie  aux  mêmes  usages j on  s’en  sert 
souvent  pour  couvrir  les  toits.  Lorsque  le  schiste  micacé 
est  pur  et  sans  grenat , il  est  très-infusible  j ce  qui  le 
fait  rechercher  pour  la  construction  des  fourneaux  : c est 
ce  que  l’on  a nommé  gestellstein. 

On  a désigné  sous  le  nom  de  murkstein  un  schiste 
micacé  , mélangé  de  grenats  : il  est  employé  quelque- 
fois à faire  des  meules  de  moulin. 


4.  THONSCHIEFER.  — SCHISTE  ARGILEUX 

OU  THONSCHIEFER, 

Le  thonschiefer  est  une  roche  essentiellement  simple  , Composition, 
dont  la  masse  est  formée  du  minéral  qui  porte  ce  nom 
en  Oryctognosie  j il  contient  néanmoins  quelquefois  cer- 
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tains  minéraux  ; mais  ce  me’lange  est  très-variàble , et  doit 
être  regardé  comme  accidentel. 

Ces  minéraux  sont  principalement  le  quartz  , le  feld- 
spath , le  schorl , la  hornblende  , la  pyrite  martiale. 

Le  thonschiefer  est  essentiellement  schisteux  ; cepen- 
dant l’e'paisseur  des  feuillets  est  très-variable  , et  leur  di- 
rection est  quelquefois  courbe  et  ondulée. 

Les  couches  de  thonschiefer  sont  entrecoupe'es  par  des 
couches  de  beaucoup  d’autres  minéraux  : les  principaux 
sont  le  chloritschicfer  , le  talkschigfer  , le  wetzschiefer  , 
le  alaunschicfer , le  zeichenschiefer  , et  ces  couches  sont 
regardées  comme  couches  subordonnées  anx  montagnes  de 
thonschiefer  , tant  à cause  des  rapports  entre  leur  com- 
position , leur  structure  et  celles  du  thonschiefer  , et 
même  des  transitions  par  lesquelles  elles  s’en  rappro- 
chent r que  parce  qu’elles  se  rencontrent  toujours  dans 
les  montagnes  de  thonschiefer  , et  qu’elles  paraissent  ap- 
partenir à la  même  formation. 

On  rencontre  aussi  dans  les  thonschiefer  des  couche» 
de  pierre  calcaire  très-peu  grenue  , de  hornblende  , et 
d’autres  de  minerais  métalliques. 

Les  thonschiefer  sont  placés  presque  toujours  en  re- 
couvrement sur  les  schistes  micacés  , du  moins  ceux  qui 
se  trouvent  dans  toutes  les  montagnes  de  la  Saxe  présen- 
tent ce  gissement  ; est  c’est  d’après  un  grand  nombre 
d’observations  de  ce  genre  , que  M.  Werner  a déterminé 
l’ordre  de  formation  de  cette  roche. 


On  trouve  assez  fréquemment  des  substances  métal- 
liques dans  le  thonschiefer  , mais  moins  que  dans  les 
deux  roches  précédentes  ; elles  y sont  le  plus  souvent  en 
filons  : on  en  a plusieurs  exemples  en  Saxe  et  en  Bohême  , 


1 
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■dans  le  pays  de  Salzbourg , etc.  Les  mines  de  Herren-  thonschikïetu 
grnnd  , près  de  Neusohl  en  Hongrie  , s’exploitent  dans 
rk ne  montagne  de  thonschiefer. 

Cette  espèce  de  roche  est  assez  commune  : elle  forme 
même  en  plusieurs  endroits  des  montagnes  assez  hautes 
et  assez  étendues.  La  partie  me'ridionale  de  la  Haute- 
Saxe  est  presque  entie'rement  de  thonsclnefer , etc. 

Les  usages  du  thonschiefer  et  des  roches  qui  lui  sont 
subordonnées  , ont  été  indiqués  dans  l’Oryctognosie. 

( Voyez  thonschiefer  , zeichenschiefer  , etc.  ) 

Les  minéralogistes  français  ont  désigné  le  thonschiefer , 
principalement  sous  lesnomsde  schiste  argileux,  ardoise  ; 
en  outre  , je  suis  convaincu  que  la  plupart  des  pitrosilex 
„ feuilletés , des  cornéennesjeuiiietées  de  nos  minéralogistes, 
seraient , pour  M.  YVerner,  de  véritables  thonschiefer. 

J’avais  indiqué,  t.  1 , p.  3ç)8,  que  tous  les  thonschiefer 
n’étaient  pas  primitifs  ; qu’il  y avait  aussi  des  thonschiefer 
de  transition  et  des  thonschtfer  secondaires.  , 

O11  ne  trouve  pas  ces  dénominations  dans  la  nomen- 
clature des  roches  de  M.  Wernerj  mpis  on  verra  qu’il  y 
a du  thonschiefer  en  couches  subordonnées  dans  le  cal- 
caire de  transition,  et  que  le  grauwackenschiefer , qui 
est  aussi  nue  roche  de  transition  , a été  souvent  pris  pour 
un  véritable  thonschiefer.  . . , , 


P O R P H I R.  — PORPHYRE. 

On  entend  généralement  par  porphyres  , en  minéralogie,  porphyre» 
des  roches  composées  d’une  masse  principale  compacte,  en  général, 
dans  laquelle  sont  empâtés  des  grains  ou  cristaux  isolés 
d’une  autre  substance,  qui  ont  été  formés  en  même  tems 
que  la  masse  : cette  sorte  de  structure , nommée  avec  rai- 
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roRrnYr.E.  son  porphyriquc  , se  rencontre  dans  un  grand  nombre  de 

Porphy.es  r0ches  ; mais  M.  Werner  re'serve  le  nom  de  porphyres  à 
de  werner.  ' ...  ...  . * , 

des  roches porphyriquesprimilives,  qui  appartiennent  a une 

formation  particulière  , assez  distinguée  des  precedentes , 

et  qu’il  appelle  formation  des  porphyres. 

. Les  porphyres  , considérés  relativement  à leur  masse 

, Composition.  ...  ....  , 

principale , sont  divises  eu  cinq  especes  : 

i0.  Porphyre  à base  de  hornstein:  les  cristaux  sont, 
ou  de  quartz,  ou  de  feldspath  (*). 

a°.  Porphyre  à base  de  feldspath  ( feldspath  porphir  ) : la 
pAte  est  communément  rouge  ; les  grains  sont  , ou  de 
feldspath  , ou  de  quartz. 

5°.  Porphyre  à base  de  sidnite  ( siénite  porphir)  : il  diffère 
du  précédent , en  ce  que  le  feldspath  y est  mélangé  de 
hornblende.  ( Voyez  l’article  siénite.  ) 

4».  Porphyre  à base  de  pechstein  ( pechstein  porphir  ) : 
la  pâte  est  tantôt  rouge  ou  verte  : tantôt  brune  ou  meme 
noire  (**)•• 

5*.  Porphyre  argileux  ( thon  porphir  ) : sa  base  est  une 
argile  endurcie , communément  rougeâtre , qui  souvent 
' passe  aü  hornstein  écailleux  ( pétrosilex  ) ; il  renferme 

des  cristaux  de  feldspath  ou  de  quartz. 

Indépendamment  du  quartz  et  du  feldspath  , on  trouve 
1 aussi  (fuelquefois  de  la  hornblende  , et  plus  rarement  du 
. mica  empâté  dans  les  porphyres. 

(*)  Le  hornstein  qui  sert  de  pâte , est  tantôt  conchoïde  , 
tantôt  écailleux  , de  couleur  rouge  ou  verte.  Cette  sorte  de 
hornstein  est  un  pétrosilex  des  minéralogistes  français  , et 
diffère  essentiellement  du  hornstein  réniforme  des  monta- 
gnes calcaires  compactes.  ( Voyez  t.  1 , p.  261.  ) 

On  a aussi  indiqué  quelquefois  un  porphyre  à base 
à? obsidienne , un  autre  à base  de  perlstein 
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Les  montagnes  de  porphyres  ne  sont  point  stratifie'es  ; moine  HiErEnt 
elles  ne  contiennent  point  de  couches  étrangères  (*)„  Stratification 

Le  porphyre  est  moins  riche  en  me'taux  que  les  roches  ét^ngères 
précédentes;  néanmoins  il  renferme  souvent  des  filons  Métaux 
qui  sont  susceptibles  d’exploitation.  Les  mines  de  Schem-  1U  ll  realerln0' 
nilz  en  Hongrie  sont  dans  un  porphyre  argileux. 

La  formation  des  porphyres  n’est  pas  très-bien  distin-  Epoques 
gnée  de  celle  de  plusieurs  autres  roches  qui  l’avoisinent  *urmatl°** 
ordinairement  ; du  moins  les  observations  n’ont  pas  en- 
core déterminé  exactement  son  ancienneté  relative.  Aussi 
la  siénîte  ,1a  pierre  calcaire  primitive,  le  trap  primitif, 
la  serpentine  , ont  été  quelquefois  placés  indifféremment 
avant  le  porphyre  par  les  minéralogistes  qui  ont  pris  , d’a- 
près M.  Werner,  l’ancienneté  relative  des  roches  pour 
hase  de  leur  classification. 

Le  porphyre  à base  de  Homstein  parait  provenir  d’une 
formation  particulière  antérieure  à celle  des  autres  por- 
phyres. La  formation  de  ceux-ci  est  plus  récente  ; princi- 
palement celle  du  thonporphir:  celle-ci  est  beaucoup 
plus  étendue;  elle  forme  des  montagnes  et  des  sommités 
(Kuppen)  isolées  et  coniques  comme  le  basalte  : comme 
lui  ces  porphires  se  divisent  en  prismes , en  boules , en 
tables;  ils  renferment  des  couches  d’une  sorte  d’argile 
endurcie,  qne  l’on  nomme  thonstein  (**).  Il  y a aussi  des 

(*)  Quant  à la  contexture  du  porphyre  , elle  est  ordinai- 
rement compacte;  néanmoins  il  y a des  porphyres  schisteux, 
et  à un  tel  point,  qu’on  les  divise  en  tables  assez  minces  pour 
les  employer  comme  ardoises.  Dolomieu  en  a observé  en 
Tirol.  Peut-être , au  reste , ces  roches  porphyriques  n appar- 
tiennent-elles pas  à la formation  des  porphyres. 

(**)  Cette  deuxième  formation  de  porphyre  etla  suivante 
ont  tant  de  rapports  avec  les  basaltes  ou  traps  secondaires. 
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porphyre,  roches  porphyriques  à base  d’argile,  qui  sont  d’une  for- 
mation plus  nouvelle  ; mais  ces  roches  ne  peuvent  être 
rapporte'es  au  porphyre  primitif  : elles  contiennent  des 
fragmens  de  végétaux , et  on  trouve  assez  ordinairement 
des  houilles  dans  leur  voisinage.  ( Voyez  ci-après  , la  for- 
mation des  houilles.  ) 

' Les  porphyres  de  la  première  formation  se  trouvent 
dans  plusieurs  chaînes  primitives , dans  les  Alpes  méri- 
dionales , dans  les  Vosges,  etc.  Ceux  de  la  seconde 
abondent  en  Saxe , dans  les  montagnes  au  nord  de  Dresde. 
Enfin  , le  porphyre  argileux  se  trouve  en  Saxe  , en  Bohême 
en  Hongrie,  etc.  (*). 

Le  porphyre  a c'te'  employé’,  comme  le  granité,  dans 
plusieurs  monumens  antiques.  Vophite  ou  serpentin  est  un 
porphyre  noir  mêle’  de  feldspath  d’un  blanc  verdâtre. 


S I E N I T.  — SIÉNITE 

i 

Composition.  Là  sie'nite  est  une  roche  essentiellement  compose'e  de 
grains  de  feldspath  et  de  hornblende  , imme'diatement  et 
intimement  agrégés  ; le  feldspath  est  hissez  ordinaire- 
ment la  partie  dominante  (**). 

que  je  suis  bien  tenté  de  croire  qu’ils  devraient  y être  ren- 
voyés : (??)  leur  observation  doit  e'clairer  beaucoup  sur  sa  for- 
mation basaltique,  dont  l’origine  est  encore  si  proble'matique 

pour  beaucoup  de  géologues (?)  ( Voyez  ci-après,  les 

traps  secondaires.  ) 

(■*')  Je  n’ai  pas  voulu  citer  d’autres  localités,  sans  être 
bien  assuré  de  l’espece  de  porphyre  qui  s’y  rencontre. 

(**)  Lorsque  le  feldspath  est  compacte  ,1a  roche  prend  nne 
structure  porphyrique  et  elle  passe  au  sienit-porphir. 
( Voyez  ci-d«ssus,  ) , . , . 

Elle 
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Elle  contient  aussi  accidentellement  quelques  grains 
de  quartz  et  de  mica  , mais  en  très-petite  quantité'. 

La  contexture  de  la  sie'nite  est  grenue  j rarement  elle 
devient  schisteuse  ( sienitschiçfer  ). 

La  sie'uite  n’est  pas  ordinairement  stratifiée  : on  ny 
remarque  pas  de  couches  étrangères. 

Elle  renferme  quelquefois  des  liions  métallifères.  On 
en  a observé  auprès  d’Altemberg  en  Saxe. 

La  siénite  se  trouve  ordinairement  sur  les  porphyres  j 
elle  parait  être  le  dernier  précipité  de  leur  formation  , à 
l’égard  de  laquelle  elle  est  ce  que  le  grunstein  est  à l’égard 
de  celle  du  trap  (*). 


On  trouve  des  siénites  en  Saxe  , aux  environs  de  Dresde, 
de  Meisseu,  dans  la  Thuringe , en  Hongrie,  etc.  et  en 
général  dans  presque  toutes  les  chaînes  primitives  ; dans 
les  Vosges  et  dans  les  Alpes.  M.  Desaussure  en  a observé 
au  sommet  du  Mont-Blanc  (§§.  1993  et  >994  ).  Il  la  nomme 
granitelle . 

La  siénite  a été  employée  , comme  le  granité  et  le  por- 
phyre , dans  beaucoup  de  monumens  antiques. 


7 > S E R P E If  T I N-  — SERPENTINE. 

La  serpentine  est  une  roche  essentiellement  simple  , 
dont  la  masse  est  le  minéral  de  ce  nom.  Si  elle  est  quel* 
quefois  composée  , ce  n’est  qu’accidentellcmcnt  et  sans 
aucun  ordre  constant. 


(*)  La  siénite  a avec  le  grunstein  beaucoup  de  rapports  de 
composition,  mais  elle  eu  diffère  essentiellement  par  son  gis- 
scmcnt. 

Minerai,  èlém,  Tom.  II.  Oo 
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jerpkktine.  Ces  parties  composantes  accidentelles  sont  en  général 

Parties  îles  minéraux  du  genre  mague'sien  , des  talcs  , des  ar- 
accidcntellcs.  . , . 

«estes,  de  lamianthe,  de  la  steatile.  On  y trouve  aussi 

du  mica  , des  grenats,  de  la  pierre  calcaire  grenue  , du 

fer  magnétique  , des  py  rites  arsenicales  , etc. 

_ . . Les  roches  de  serpentine  ne  sont  point' stratifiées  et  ne 

Stratification.  1 • 

contiennent  pas  de  couches  étrangères  (*). 

M’-tanx  La  serpentine  contient  peu  de  métaux  , et  ceux  qui  s’y 

qu’elle  renferme,  rencontrent  , méritent  peu  d’être  exploités  j néanmoins 
il  y a dans  le  Cornouailles  des  filons  de  stéatite  , mélangés 
de  cuivre  natif  dans  une  roche  de  .serpentine.  On  y ex- 
ploite aussi  du  fer  magnétique, 

formation.  O'1  distingue  deux  formations  différentes  de  serpentine. 
» La  première , qui  est  la  plus  ancienne , se  trouve  dans 

le  voisinage  des  gneiss  et  des  schistes  micacés  } elle  est 
jnélapgée  de  pierre  calcaire  grenue  ; quelquefois  même 
celle-ci  prédomine  : leur  mélauge  forme  une  roche  de 
structure  indéterminée.  La  seconde  formation  de  serpen- 
line  est  beaucoup  plus  récente  et  en  même  tems  bien 
plus  considérable  : ou  en  observe  un  vaste  dépôt  à Zœ- 
blitz  en  Saxe. 


M.  de  Humbolt  a découvert , dans  le  Haut-Palatinat , 
une  serpentine  qui  possède  la  polarité  magnétique  à un 
très-haut  degré  , soit  en  masse , soit  même  dans  les  plus 
petits  fragmens.  Il  11’a  pu  y reconnaître  aucune  trace  de 
fer  magnétique. 

(7)  Il  y a en  Piémont , dans  le  val  Sessia  grande  , près  du 
col  d’Olingue  , des  couches  de  fer  magnétique  dans  des  cou- 
ches de  serpentine. 

Les  serpentines  de  première  formation  alternent  souvent 
avec  des  couches  de  pierre  calcaire  grenue. 
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trnyez  , pour  les  usages  et  les  localite’s  , l’article  ser-  sespentine. 
pcntine  dans  1 ’Oryctognosie  , t.  1 , p.  4^5. 


8.  UR-KJLSTEiy.  — CALCAIRE  PRIMITIF. 

» 

CüTTe  roche  est  essentiellement  simple  j sa  masse  est 
la  pierre  calcaire  grenue  de  l 'Oryctngnoslp.  ( Voy.  t.  i , 
p.  55 1.  ) Elle  est  d’un  blanc  tirant  sur  le  gris. 

Neanmoins  elle  est  quelquefois  mélangée  accidentelle- 
ment de  mica  , de  quartz  , de  hornblende  , de  tremolite  , 
de  rayonnante  , d’asbeste  , de  talc  , etc. 

Elle  a une  contexture  grenue  , à gra  ns  plus  ou  moins 
gros , d’uue  structure  lamelleuse  et  d’une  apparence  cris- 
talline. 

Le  calcaire  primitif  contient  en  quelques  endroits  des 
couches  ou  çles  filons  de  substances  mc'talliques , et  prin- 
cipalement de  galène,  de  fer  magnétique,  de  blende, 
de  pyrites. 


Composition. 


Parties 
acciclt  n telles. 


Contexture. 


Métaux 
qu’il  renferme. 


La  formation  du  calcaire  primitif  n’est  pas  très-bien 
distinguée  descelle  des  roches  précédentes.  Il  parait  qu’il 
s’en  est  formé  à differentes  époques  , puisqu'on  en  trouve 
des  couches  parmi  les  thonschiefer , les  serpentines  , et 
même  jusque  dans  les  gneiss  ; mais  il  est  infiniment  plus 
abondant  dans  les  montagnes  de  formation  postérieure, 
et  c’est  là  seulement  qu’il  constitue  véritablement  des 
roches. 

Ou  peut  consulter , pour  les  localités  et  usages , l’ar- 
ticle pierre  calcaire  grenue  de  l’Oryctognosie.  Il  faut  néan- 
moins observer  que  le  calcaire  de  transition  est  aussi 
compris  dans  la  pierre  calcaire  grenue.  Les  marbres  sta- 
tuaires blancs  sont  du  calcaire  primitif  j mais  la  plupart 

Oo  2 
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dos  marbres  employé'*  en  architecture  sont  du  calcair# 

de  transition.  ' 

9.  URTRAP.  — TRAPS  PRIMITIFS. 

T R a pr  ou  trap  est  un  mot  sue'dois  qui  signifie  escalier. 
Ce  mot  a été  employé' , il  y a cinquante  ou  soixante  ans  , 
par  quelques  minéralogistes  suédois  , pour  de'signer  cer- 
taines montagnes  dont  les  couches  , souvent  horizontales  , 
en  retraite  les  unes  sur  les  autres  dans  les  escarpemens  , 
représentaient  assez  bien  la  disposition  de»  marches  d’un 
escalier. 

Mais  beaucoup  de  roches  très-differentes  , et  par  leur 
nature  , et  par  leur  formation , ont  reçu  ce  même  nom  de 
trapp , et  l’on  peut  dire  qu’il  est  peu  de  mots  qui  aient 
donne  lieu  à tant  de  confusion  parmi  les‘mine’ralogistes , 
en  raison  des  nombreuses  acceptions  sous  lesquelles  il  a 
e'te’  reçu. 

La  plupart  des  mine'ralogistes  français  , Desaussure  f 
Dolomieu  , Faujas  de  Saint-Fond  ont  de'signe'  sous  le 
nom  de  trap  une  roche  primitive  , mais  non  pas  toujours 
la  même  roche.  On  croit  aussi  que  le  trajj  des  Sue'dois 
était  une  roche  primitive;  d’autres  cependant  le  regar- 
dent comme  un  basalte;  il  parait  certain  que  les  trap  s 
qui  forment  les  montagnes  de  Henneberg  et  autres  dans 
la  Gothie  occidentale  , sont  de  vrai*  basaltes 

D’autres  mine'ralogistes  , et  surtout  les  Allemands  , 
n’ont  indique'  sous  le  nom  de  traps  que  des  roches  de 
formation  bien  poste'rieure  aux  primitives  , et  principale- 
ment les  basaltes  et  autres  roches  qui  l’accompagnent 
ordinairement. 

Ces  differentes  sortes  de  roches  nommées  traps  ont  en 
effet  des  rapports  entre  elles  , qui  ont  donne  lieu  à cette 
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eonfusion  ; aussi  M.  Werner  a-t-il  cru  devoir  leur  con-  rnxn 
server  à toutes  cette  de'nomination  , mais  en  les  séparant 
en  diflërentes  classes  , suivant  leur  ordre- de  formation  et 
leur  ancienneté'  relative.  • , 

Les  traps  ( dans  l’acception  de  M.  Werner  ) compren-  ^e^p’ner 
nent  donc  plusieurs  suites  de  roches  , ou  plutôt  plusieurs 
formations  de  roches  principalement  caractérisées  par  la 
hornblende  , qui  s’y  trouve  presque  pure  dans  les  forma- 
tions les  plus  anciennes  , qui  diminue  dans  les  subséquen- 
tes , et  dégénère  peu  à peu  en  une  espèce  d’argile  endurcie , 
ferrugineuse  et  noirâtre. 

On  distingue  trois  formations  de  traps;  i°.  traps  p>i- 
milifs,  urtrap;  2°.  traps  de  transition  ou  intermédiaires, 
übergaugstrap;  3°.  traps  secondaires  ou  stratiforrnes 
trap. 

Les  traps  primitifs  sont  presque  entie'rement  composes  Traps  primitifs, 
de  hornblende;  elle  y est  ne'anmoins  souvent  mélangée  de 
feldspath  , ou  plus  rarement  de  mica  et  de  quelques  autres 
substances  , principalement  de  pyrites  ; ce  qui  les  dis- 
tingue des  autres  traps. 

Les  roches  qui  appartiennent  à cette  formation , sont , 
la  hornblende  commune  , la  hornblende  shisteuse  , le  . 
grunstein  primitif  et  le  grunstein  schisteux. 

’La.hornblende  commune  est  une  roche  simple , qui  n’est  Hornblende 
autre  chose  que  le  minéral  décrit  sous  ce  nom  dans  VOryc-  cumuluue. 
tognosie.  Ses  grains  sont  souvent  si  petits  , qu’elle  paraît 
compacte.  Elle  est  quelquefois  mélangée  de  paillettes  de 
mica.  Ou  la  trouve  en  plusieurs  endroits  de  la  Saxe  et 
ailleurs. 

La  hornblende  schisteuse  ( hornblendeschiefer  ).  Cette  Hornblende 
roche  simple  est  formée  entièrement  du  minéral  de  ce  schisteuse, 
nom  ( voy.  t.  i , p.  428  );  elle  est  cependant  mélangée- 
quelquefois  de  quart* , de  strahlstein  , de  pyrites.  Elle 
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ne  se  rencontre  pas  exclusivement  dans  les  montagne» 
de  trap  ; elle  forme  aussi  des  couches  subordonnées  dans 
les  gneiss  , les  schistes  micacés  et  les  schistes  argileux. 
11  y en  a , en  Saxe  , beaucoup  d’exemples  : on  en  a ob- 
serve' aussi  des  montagnes  entières  en  Bohême  , auprès 
de  Kutlenberg  Elle  passe  quelquefois  au  gruustein. 

Le  grunslein  primit  / (*)  est  un  mc'lange  de  hornblende 
et  de  feldspath  : on  le  subdivise  en  plusieurs  varie'te’s  , 
suivant  que  sa  contexture  est  plus  ou  moins  grenue  on 
compacte.  i°.  Le  grunstein  commun  , dans  lequel  la  horn- 
blende et  le  feldspath  sont  intimement  et  immédiatement 
agre'ge’s  : sa  contexture  est  grenue  ; il  ressemble  beau- 
coup à une  sie'nite  dans  laquelle  la  hornblende  serait  la 
partie  dominante.  2°.  Le  grunstein  à grains  plus  petits  , 
dans  lequel  sont  empâtés  des  cristaux  de  feldspath  : il  a 
une  contexture  à la  fois  grenue  et  porphyrique  ( porphi- 
rartiger  grunstein  ).  3".  Lorsque  les  grains  de  hornblende 
et  de  feldspath  deviennent  très-fins  , et  que  l’on  a peine  à 
les  distinguer,  le  grunstein.  perd  la  contexture  grenue, 
prend  tout-à-fait  la  contexture  porphyrique  (.grunstein- 
porphir  ).  Enfin  , lorsque  la  masse  devient  entière- 
ment homogène  et  quelle  contient  toujours  des  cristaux 
de  feldspath  , on  a le  porphyre  vert  des  anciens.  La  masse 
principale  de  cette  roche  est  d’un  vert  fonce’ , qui  varie 
entre  le  vert  de  poireau , le  vert-olive  et  le  vert-pistache  s 
sa  cassure  est  compacte  , souvent  écailleuse.  Les  cristaux 
de  feldspath  sont  d’un  vert  plus  clair  , tirant  au  blanc.  On 
ignore  le  véritable  gissement  de  ce  porphyre. 


(*;  Ce  nom , qui  signifie  pierre  verte  , a été  donné  à cette 
roche,  parce  que  la  hornblende  qu’elle  contient,  est  commu- 
nément verte  et  lui  communique  sa  couleur.  ( Voyez  l’In- 
troduction , p.  53.  ) ■.  „ 
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Le  grunstein  schisteux  ( grunsleiu-schiefer  ) est  une  tuai», 

, , , , , , , , ÏR1M1TIFS, 

roche  composée  de  feldspath  compacte  de  hornblende  el 
d’un  peu  de  mica  , plus  rarement  de  grains  de  quartz  : sa 
contexture  est  schisteuse  : la  hornblende  et  le  feldspath 
y sont  à peu  près  en  quantité'  e'gale.  Ce  feldspath  a été 
pris  par  quelques  mine'ralogistes  pour  un  liornstein  ; ce 
qui  avait  fait  donner  à la  roche  le  nom  de  homschiejer. 

On  trouve  des  grunstein  en  Saxe  , auprès  de  Gersdorf, 
Siebenlehn  et  ailleurs,  ils  alternent  quelquefois  avec  des 
thonschiefer.  • ’• 

Le  grunstein  est  souvent  traverse'  par  des  filons  métal-  Métaux, 
lilêres» 


M.  Wemer  rapporte  aussi  au  grunstein  primitif  cer- 
taines roches  amygdaloïdes  , et  principalement  celles 
nommées  vorlolites.  On  les  a nommées  quelquefois  gruns- 
tc  in  amygdaloïde  , mande Isteinartig-grunsle in  ou  man- 
dels/ein  primitif. 

C’est  parmi  les  traps  primitifs  qui  viennent  d’être  dé- 
crits , qu’il  faut  chercher  les  traps  et  la  plupart  des  car- 
née nue  s ou  pierres  de  carne  des  minéralogistes  français;  ce- 
pendant ils  ont  aussi  nommé  trop  le  kieselschiefer  de 
Werner  , et  certains  thonschiefer  ont  reçu  le  nom  de 
cornéennes  feuilletées. 

10.  QUARTZ.  — QUARTZ. 

On  trouve  quelquefois  des  roches  en  masses  considé-  _ 

‘ . 1 Composition. 

râbles  , entièrement  composées  de  quartz.  Ces  roches 
sont  néanmoins  souvent  un  peu  mélangées  de  mica  , bu 
plus  rarement  de  feldspath , de  mine  d’étain  , de  pyrites  ; 
mais  ces  mélanges  sont  accidentels  , et  les  roches  de 
quartz  doivent  être  considérées  comme  simples. 
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quartz,  Sa  contexture  est  ordinairement  compacte  , mais  quel- 
quefois elle  devient  schisteuse  ; c’est  ce  que  l’on  a appelé 
quartsschiejer. 

_______  * 

L’anciennete'  relative  des  roches  de  quartz  u’cst  pas 
parfaitement  de'termine'e.  On  a lieu  de  croire  que  leur 
formation  n'est  pas  très-poste'rieure  à celle  de  ces  -cou- 
ches de  quartz  que  l’on  rencontre  souvent  au  milieu  des 
thonschicfer , des  glimmerscliiefer  et  des  gneiss. 

On  trouve  des  roches  de  quartz  à Oberschœna  , près 
de  Freiberg  ; à Winchendorf  en  Bohème.  On  trouve  du 
quartz  schisteux  dans  la  montagne  de  Jeschken  dans  le 
cercle  de  Bunzlau  en  Bohème.  Cette  roche  ne  contient 
point  de  minerais  me'talliques  , si  ce  n’est  quelques  par- 
ties disse'mine’es  : elles  cuit  été  indiquées,  ci-dessus. 


n.  TOP  AS  FELS.  — ROCHE  DE  TOPASE. 


Composition,  Cette  rodie  est  composée  de  quartz  , de  schorl , de 
topaze  et  de  lithomarge  ; chacune  des  trois  premières 
substances  forme  des  petites  couches  ou  plaques  qui  al- 
ternent entre  elles.  Elles  renferment  quelquefois  des  ca- 
vités dont  les  parois  sont  couvertes  de  druses  , dq  cris- 
taux , de  quartz  et  de  topaze. 

La  contexture  de  cette  roche  est  schisteuse  grenue 
c’est-à-dire  qu’elle  est  composée  de  plaques  ou  feuillets, 
et  que  chaque  feuillet  est  grenu. 

Cette  roche  est  fort  rare  j elle  n’a  encore  e'td  trouvée 
qu’en  Saxe , près  de  la  petite  ville  d’Awerbach  , dans  le 
Voigtland  ; elle  y forme  une  montagne  qui  porte  le  nom 
Cissement.  de  Schneckenstcin , elle  repose  sur  le  granit.  On  n'y  ren- 
contre aucuns  minerais  me'talliques. 


Contexture. 


Localités. 
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M.  Werrier  pense  que  l’on  pourrait  comprendre  dans  tofàsiJ 
la  même  formation  une  roche  de  quartz  contenant  beau-  Foimat‘oa* 
coup  de  schorl , qui  est  assez  commune  en  Saxe  , ainsi 
que  celle  d’où  l’on  retire  les  bérils  de  Sibérie  , et  qui  est 
compose'e  de  quartz  , de  schorl , de  topaze  , de  be'ril  et 
de  lithomarge. 


ta.  KIESELSCHIEFER.  — SCHISTE  SILICEUX 

OU  KIKSEI.SCHIEFER. 

Le  kieselschiefcr , qui  a e’tê  de'crit  dans  l’Oryctognosie  , 
forme  quelquefois  des  masses  conside'rables.  D’après 
l’autorité  de  plusieurs  auteurs  allemands  , j’ai  dit , t.  i , 
p.  285,  que  M VVerner  l’avait  rangé  jtarmi  les  roches 
stratiformes.  L’on  a dû  voir  que  je  doutais  beaucoup  de 
l’exactitude  de  cette  assertion.  Je  me  suis  assuré  depuis 
que  M.  Werner  regardait  le  kieselschiefer  comme  une 
roche  primitive  ('l‘).  II  est  Vrai  qu’il  y a , parmi  les  traps 
secondaires  , des  roches  [**)  qui  ont  beaucoup  de  rap- 
ports avec  le  kieselschiefcr  , et  c’est  probablement  d’a- 
pres  cela  qu’on  l'aura  regardé  comme  secondaire.  An 
reste  , le  kieselschiefer  n’étant  pas  très-commun  , 0Î1  n’a 
pas  encore  rassemblé  sur  cette  roche  beaucoup  d’obser- 
vations exactes. 


Sa  contexture  est  compacte  ; il  est  traversé  de  beau- 
coup de  petites  veines  de  quartz.  11  ne  contient  aucune 

(*)  D’autres  minéralogistes  le  rangent  parmi  les  roche9 
de  transition.  ... 

('•‘'•‘j  Les  traps  secondaires. 
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substance  métallique.  ( Voyez  , pour  les  localite's  , t.  I r 

p.  284.  ) 

Plusieurs  des  traps  des  minéralogistes  français  se  rap- 
portent au  kieselschiefer.  ( Voyez  ci-dessus  , l’article  des 
traps  primitifs.  ) 

DEUXIÈME  CLASSE. 
UBERGANGS  GEBIRGSARTF.N.  — ROCHES 

DE  TRANSITION  OU  ROCHE/S  INTERMÉDIAIRES. 

( Voyez  t.  x , p.  75.  ) (*) 

1.  UBERGANGSKALKSTEIN.  —CALCAIRE 

DE  TRANSITION. 

Cette  roche  est  simple  ; sa  masse  est  une  pierre  cal- 
caire , tantôt  grenue  , tantô.t  compacte  , suivant  qu’elle 
est  plus  ou  moins  ancienne  et  qu’elle  s’approche,  davan- 
tage de  la  roche  calcaire  primitive  ou  de  la  roche  cal- 
caire stratiforine  , entre  lesquelles  elle  lient  le  milieu.  Sa 
cassure  est  un  peu  e’cailleuse  ; elle  est  un  peu  translu- 
cide. Ses  couleurs  sont  très-mc'langc'cs  , souvent  rouges 
ou  bien  noires  , vcine'es  de  blanc  : les  veines  sont  de  petits 
filons  de  spath  calcaire  , aussi  anciens  que  la  masse  qu’ils 
traversent. 

Elle  ne  contient  pas  de  substances  accidentelles  : on  a 
cependant  observe'  quelquefois  des  coquillages  dans  ses 
couches  supe’rieures. 


(*)  J’ai  avance'  que  les  roches  de  transition  ne  contenaient 
point  de  pe'trifications.  Cela  est  vrai  de  la  plus  grande  partiel 
mais  celles  qui  sont  les  plus  modernes  en  renferment  quel- 
quefois. *, , 
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ï.e  calcaire  de  transition  alterne  quelquefois  avec  des  calcaire 
couches  d’une  espèce  de  thonschiefer  , que  Ion  a ap- traksitioü. 
pelé  thonschiefer  dk  transition  , ou  plus  rarement  avec  des  Gisement, 
couches  de  mandelstein  , comme  on  l’observe  dans  le 
Derbvshire.  En  gène'ral , il  est  assez  ordinairement  (du  . ■ 

moins  en  Saxe  ) superpose'  au  thonschiefer.  II  atteint 
rarement  une  élévation  conside’rabie  ; il  est  plutôt  adossé 
sur  le  flanc  et  au  pied  des  montagnes.  U renferme  sou- 
vent des  grottes  souterraines. 

Il  est  ordinairement  stratifié  , mais  ses  couches  sont  Stratification- 
très-épaisses. 

Il  contient  quelquefois  des  filons  métalliques  de  ga-  Métaux, 
lène  , blende  , pyrites , etc.  ( dans  le  Derbyslure  ). 


Dans  la  chaîne  du  Erzgpbirge  en  Saxe  , On  trouve  le  localités 
calcaire  de  transition  à Wildcnfcls  , Kalkgriin  , Plauitz; 
il  s'étend  ensuite  du  côté  de  Plauen  et  jusque  dans  le 
pays  de  Bareilh.  Il  est  aussi  fort  commun  au  Hartz  , 
principalement  auprès  de  Blanckcnbourg.  On  en  trouve 
en  Italie  : le  beau  marbre  connu  sous  le  nom  de  iosso 
çorat/ino  est  de  cette  espèce.  Enfin  , on  doit  rapporter 
à la  formation  de  transition  ces  montagnes  calcaires  du 
Derbyslure  , entrecoupées  par  des  couches  de  mandcl- 
stein  ( toadstone  des  Anglais  ) , et  renfermant  des  filons 
métallifères  qui  traversent  les  couches  calcaires  sans  pé- 
nétrer celles  de  mandelstein  , fait  unique  dans  son  genre, 
et  dont  l'explication  a jusqu’ici  arrêté  les  plus  savans 
géologues. 

La  vivacité  et  le  mélange  clés  couleurs  de  cette  pierre  Usagas. 
calcaire  l’ont  fait  souvent  employer  eu  architecture. 
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a.  GRA  U TVA  CK  E (*).  — GRAÜWACKE. 

On  distingue  deux  sortes  de  roches  appartenantes  à 
cette  formation , \a  grauwacke  commune  elle  grauwaeken- 
schiç/ér  ou  grauwacke  schisteuse. 

La  grauwacke  commune  est  un  grès  compose'  de  grains 
de  quartz  , de  kieselschiefer  , de  thonschiefer  agglutines 
par  un  ciment  argileux  de  la  nature  du  thonschiefer  ; les 
grains  sont  tantôt  petits  et  trcs-petils  > tantôt  de  la  gros- 
seur d’une  noisette. 

La  grauwacke  schisteuse  est  une  roche  simple  , schis- 
teuse , qui  a , dans  sa  composition  et  sa,  contexture  , de 
très-grands  rapports  avec  le  thonschiefer  (**).  Elle  forme 
des  couches  qui  alternent  avec  celles  de  grauwacke 
commune. 

Les  roches  de  grauwacke  sont  traversées  par  des 
veines  de  quartz  dans  différens  sens  ; elles  contiennent  ' 

(■*)  Ce  mot  signifie  littéralement  vache  grise  ; mais  cette 
dénomination  tendrait  à faire  regarder  cette  roche  comme 
une  espèce  de  waeke.  11  vaut  mieux  employer  en  français  le 
mol  grauwacke.  ( Voyez  t.  i , p.  55.  ) 

(^Elle  en  diffère  essentiellement  par  son  gissement,  qui 
est  toujours  dans  le  voisinage  de  la  grauwacke  commune , et 
parce  qu’il  n’est  jamais  entrecoupé,  comme  le  thonschiefer, 
de  couches  de  wctzschiefer  ,chlorifschiefer.  On  n’y  rencontre 
point  de  grains  de  quartz  , schorl , feldspath  et  grenat , et  il 
est  au  contraire  mélangé  de  beaucoup  de  paillettes  de  mica. 

11  est  plus  mat  que  le  thonschiefer , et  il  a rarement  ses  cou- 
leurs bleuâtres  et  verdâtres  j il  est  plus  ordinairement  d’un 
.gris  sale. 
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quelquefois  des  coquillages  , des  roseaux  (*)  j elles  ne  oajurwAcxit 
contiennent  point  de  couches  c'trangères. 

Elles  sont  très- distinctement  stratifie'es.  f La  direction  stratification* 
des  couches  n’est  point  parallèle  à celles  des  autres 
roches  auxquelles  elles  sont  superposées. 

La  grauwacke  recouvre  assez  ordinairement  le  calcaire  Gissement. 
de  transition  ; elle  se  trouve  principalement  au  pied  des 
montagnes  , et  les  masses  qu’elles  forment , n’atteignent 
pas  un  niveau  fort  elevè  ('•‘‘"J. 

Cette  espèce  de  roche  est  riche  en  minerais  me’talli-  létaux» 
ques  : la  majeure  partie  des  exploitations  de  plomb  et 
argent  du  Hartz  , et  principalement  celles  de  Clausthal , 

Zellerfeld  , sont  dans  la  grauwacke.  Dans  la  Transilvanie  , 
à Vorespatak , elle  contient  de  riches  mines  d’or.  Celle» 
des  bords  du  Rhin  sont  egalement  traversées  de  quelque» 
filons  ; mais  celles  de  Saxe  ne  contiennent  que  de  la 
kolilenblende  (***)■ 

Le  nom  de  grauwacke  'a  été  donne’  à cette  roche  par 
les  mineurs  du  Hartz  , qui  les  premiers  l’ont  remarquée  ' 
et  fait  connaître  ; elle  constitue  presque  toutes  leur» 
montagnes  , et  on  croyait  autrefois  qu’elle  e’tait  particu- 

m i ■ ■ - — ■ ■■■  ■ - ■ 

(*)  On  peut  observer  que  le  grauwacke  est  la  première 
roche  dans  laquelle  on  rencontre  des  de’bris  de  corps  orga- 
nise^ ; ce  qui  dénote  une  formation  postc’rieure  à celles  de 
toutes  les  roches  pre’ce’dentes  , comme  aussi  c’est  le  premier 
et  le  plus  ancien  des  prc’cipite’s  me’caniques. 

Je  peuse  que  cela  n’est  point  vrai  en  ge'néral , si  ce 
n’est  pour  les  grauwaekes  du  Hartz  et  de  Saxe.  ( Voyez  ci- 
après  , ce  qui  est  dit  des  grauwaekes  des  Alpes.  ) 

On  a pu  remarquer  ( t.  2 , p.  82  ) que  ce  mine’ral 
se  rencontre  aussi  enDauphine’  , dans  une  roche  qui  a tous 
les  caractères  de  la  grauwacke. 
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|ière  à ce  pays.  Le  grauwackenschiefer  y porte  souveht 
le  nom  de  thonschiefer  , et  il  arrive  souvent  qu’on  ne  l’en 
- ' , distingue  pas  assez  , d’autant  plus  qu’il  s’en  trouve  dans 

le  voisinage.  Le  territoire  de  Goslar  en  est  forme’  , et  les 
grauwaekes  ne  commencent  qu’auprès  de  Rammelsberg. 
— Depuis  l’on  a observe’  des  grauwaekes  dans  le  Erzge- 
birge  , à Braunsdorf,  Riesberg , Auerbach  dans  le  Voigt- 
land  : en  Transilvanie  , sur  les  bords  du  Rhin,  dans  le 
Lahnthal  et  le  YVestervalde  , et  ailleurs  (*). 


3.  UBErGANGSTRAP.  — TRAPS 

DE  TRANSITION. 

Composition.  La  base  principale  de  toutes  les  roches  qui  appar- 
tiennent à cette  formation  , est  le  grunstein  , ce  me’lange 
de  hornblende  et  dp  feldspath  , qui  constitue  aussi  lie*  - 
coup  de  traps  primitifs  , comme  on  l’a  vu  ci-dessus 

( p.  58i  ). 

Ç)  On  doit  regarder  aussi  comme  de  véritables  grauwa- 
ekes ces  poudingues  forme’s  de  de’bris  de  roches  primitives 
que  l’on  rencontre  dans  plusieurs  endroits  de  lachaine  des 
Alpes , et  principalement  prèÿde  Valorsine , aux  environs  du 
Mont-Blanc, où  le  célèbre  Desaussure  en  a observe’ des  masses 
énormesen  couches  verticales , de  près  de  douze  cents  toises 
d’e’le’vation.  U faut  lire  dans  ses  Voyages  ( §.  687  et  suiv.  ) 
quel  parti  ce  savant  géologue  a su  tirer  de  ce  fait  , en  ap- 
parencepeu  important, pour  prouver  la  ne’cessite’ d’admettre 
le  relèvement  des  couches  des  montagnes.  Il  avait  c’gale- 
ment  remarque’  (§.  5g4  ) que  dans  toutes  les  montagnes  en 
gc’ne’ral , dans  les  Alpes  , les  Vosges , lcsCevennes  , les  masses 
primitives  étaient  se’parées  des  secondaires  par  des  bancs  de 
grès  eide  poudingues  ; observation  qui  se  rapporte  très-bien 
à celles  faites  en  Allemagne  surlegrauwackeetlesgrès. 
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Mais  dans  les  traps  de  transition  le  mélange  est  bien  tràps 
plus  intime  ; le  grain  est  beaucoup  plus  fin  , la  niasse  transition. 
parait  homogène  , et  ses  e'ie'mens  sont  toujours  plus  ou 
moins  décomposés  j ce  qui  constitue  beaucoup  de  va-  Variétés, 
riélés  parmi  les  traps  de  transition.  Oh  doit  distinguer 
principalement  les  deux  suivantes  : 

j”.  Boche  amygdatoïde  ( mandelslein ) (*)  , dont  la  Amygdaloido. 
masse  est  une  hornblende  schisteuse  décomposée  , et 
semblable  à une  espèce  de  wacke  ou  d’argile  ferrugi- 
neuse à grains  fins  ; les  cavités  sont  tantôt  vides  ( alors 
leurs  parois  sont  recouvertes  d’une  espèce  d’enduit  ) , 
tantôt  pleines  ; elles  renferment  des  grains  ou  boules  de 
quartz  et  de  calcédoine  : ces  boules  sont  quelquefois 
massives  , mais  le  plus  souvent  creuses  , leur  intérieur 
étant  tapissé  de  cristaux  de  quartz  (**)• 

Les  minéralogistes  désignent  sous  le  nom  de  man- 
delslein ( pierre  à amandes  ) , amygdaloïde  , en  général 
toute  roche  composée  d’uuc  masse  principale  compacte, em- 
pâtant, non  pas  des  cristaux,  comme  les  porphj'res  ,jnaisde$ 
noyaux  ou  amandes  (communément  séparables) , ou  quel- 
quefois présentant  descavilc's  arrondies, qui  semblentètre,ou 
les  empreintes  de  semblables  amandes  détruites, ou  destinées 
à en  recevoir  le  dépôt.  La  plupart  des  roches  de  cette  espèce 
appartiennent  aux  traps  secondaires  ; mais  d’autres  appar- 
tiennent aux  traps  de  trausilion  et  quelques-uns  aux  traps 
primitifs.  ( Voyez  le  g.-unslcin  schisteux.  ) On  les  distingue 
en  les  appelant  mandelslein  primitif , mandelslein  de 
transition  et  mandelslein  secondaire. 

% 

{**)  M.  Werner  rapporte  à ce  mandelsten  le  toadstone 
du  Derbyshirc  ’,  dont  il  a été  question  ci-dessus.  Ses  noyaux 
sont  assez  ordinairement  de  spath  calcaire. 

On  verra  à l’article  des  mandelslein  secondaires  , qu’iu- 
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ntAM  5».  Trap  globuleux  ( kuge/trar  , kugelfeh  ) ; c’est  uri 
traksitÎo».  grunstein  schisteux  en  partie  de'compose  , et  réduit  eû 
Trap  globuleux,  une  espèce  de  wacke  à grains  fins.  Il  se  présente  sous  la 
forme  de  grosses  boules  à couches  concentriques  > dont 
le  noyau  est  plus  dur  : on  pourrait  croire  qu’il  n’est  que 
moins  de'compose'  ; cependant  il  est  probable  qu’il  n’y  a 
pas  là  de  ve'ritable  alte'ration  de  la  forme  et  consistance 
primitive  , et  que  dans  ces  boules  , de  même  que  dans 
les  basaltes  , les  porphyres  et  même  les  granitz  en 
boules  , les  couches  ont  eu  , dès  leur  formation  , une 
durete'  ou  consistance  d’autaht  moindre  , qu’elles  e'taient 
plus  e'ioigne'es  du  centre. 

Stratification.  Les  traps  de  transition  ne  paraissent  point  stratifie’es. 
Gissemeut.  Ils  forment  des  montagnes  isole'es  et  coniques  qui 
avoisinent  assez  ordinairement  celles  de  calcaire  de  tran- 
sition , et  qui  en  renferment  quelquefois  des  couches. 

Métaux  Us  renferment  quelques  filons  de  minerais  de  cuivre , 
de  fer  , d’e'taiu , etc. 


On  trouve  des  traps  de  transition  près  de  Planitz  et 
Zwickau  en  Saxe  , en  Bohême  , au  Hartz  , dans  le  Der- 
byshire  , etc.  Le  kugeltrap  se  rencontre  à Àltensulze  dans 
le  Voigtland  : on  y voit  aussi  un  trap  pe'ne'tre’  d’une  ocre 
ferrugineuse  , dont  la  couleur  , me'Iange'e  avec  le  vert 
noirâtre  de  la  hornblende  , donne  au  tout  une  couleur 
v d’un  brun  de  foie  : on  l’a  appelé'  quelquefois  pour'  cela 
leberfels. 


de’peudamment  de  leur  gissement , ils  diffèrent  de  ceux-ci 
par  une  moindre  durete'  et  par  la  nature  des  noyaux  qu’ils 
renferment. 


TROISIÈME 
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TROISIÈME  CLASSE. 

FLŒTZGEBIRGSARTEN.  — RO  ch  es 
stratiformes  (*)  ou  secondaires. 

i.  SJNDSTE1N.  — GRÈS. 

Le  erès  est  une  roche  compose'e  de  crains  plus  ou  , : 

■ i , - ......  . - Composition. 

moins  gros  de  quartz  , quelquefois  ue  kieselsclneter , et 

trcs-rarement  de  feldspath  (**)  : ces  grains  sout  lie’s  et 
agglutines  par  un  cimt^tt  qui  est  tantôt  argileux  ou  argi- 
lo-ferrugineux , tantôt  marneux  ou  calcaire,  ou  plus  ra- 
rement quartzeux  ou  siliceux.  Le  ciment  est  plus  ou 
moins  abondant , mais  jamais  il  n’est  la  partie  dominante. 

La  grosseur  des  grains  varie  beaucoup  : il  y a des  tran- 
sitions graduelles  depuis  le  grès  à gros  et  très-gros  grains  , 
que  l’on  appelle  communc'ment  poudingue  , jusqu’au  grès 
à grains  fins  , qui  parait  compacte  et  a l’aspect  d’une  roche 
simple. 

Le  grès  renferme  quelquefois  des  de'bris  de  corps  stratification, 
organises. 

Le  grès  et  très-distinctement  stratifie'  j mais  il  y a des 
grès  dans  lesquels  on  observe  encore,  outre  les  fissures 
de  la  stratification  , d’autres  fissures  parrallèles  dans  deux 

(*)  J’ai  conserve'  le  nom  de  roches  stratijbrifies , qui  cor- 
respond à celui  de Jlœtzgebirgsarten  j mais  j’emploirai  sou- 
vent celui  de  roches  secondaires  , qui  est  plus  ge'ne'raleinent 
reçu. 

C*)  On  trouve  aussi  des  grenats  , de  la  hornblende  , des 
minerais  de  cuivre  , de  plomb  * de  mercure  , me’langés  acci- 
dentellement dans  des  grès. 

Minéral,  élém.  Tom . IL  P p 
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ctès.  sens  perpendiculaires  entre  eux  et  au  plan  de  la  stratifica- 
tion , en  sorte  que  la  nature  a comme  taille'  ces  grès  e» 
. paralle'lipipèdes. 

Couches  Les  couches  de  grès  sont  quelquefois  entrecoupées 
étrangèies.  par  fjes  coucpes  <je  pierre  calcaire  compacte  , de  houille  , 
d’oolile , et  d’nne  sorte  de  schiste  qui  n’est  autre  chose 
qu’un  grès  schisteux , sandsteinschiejèr,  à grains  très-fins, 
mélange'  de  paillettes  de  mica  ; ce  qui  lui  donne  souvent 
l’apparence  d’un  schiste  micacé’  , avec  lequel  il  faut  bien 
prendre  garde  de  le  confondre. 

Formations  ^ existe  probablement  beaucoup  de  formations  de 
grès  ; mais  jusqu’ici  on  n’a  remarque'  principalement  que 
les  trois  suivantes  : la  première  comprend  ce  grès  rouge 
si  connu  des  mineurs  sous  le  nom  Ae.rothes  todtes  lie- 
gendes  (*)  ; c’est  le  grès  le  plus  ancien  ; il  repose  immé- 
diatement sur  la  grauvracke.  On  le  trouve  en  Thuringe 
et  dans  le  Mansfeld  ; il  est  recouvert  immédiatement  par 
des  couches  de  schiste  marna -bitumineux  ( Voyez  t.  1 , 
p.  574*  ) Le  ciment  de  ce  grès  est  très-ferrugineux  : on 
y a trouvé  du  bois  pétrifié.  La  secoude  comprend  ces 
grès  nommés  grès  bigarrés  ( bunt  sandstein  ) , parce  qu’ils 
présentent  différentes  couleurs  mélangées  par  bandes. 
Cette  formation  est  très  - étendue  : on  en  trouve  beau- 
coup en  Thuringe  et  jusque  dans  le  Magdebourg.  C’est 
dans  ces  grès  que  se  rencontrent  les  couches  de  sand- 
steinscliiefer  et  d’oolite.  La  troisième  comprend  des  grès 

(*)  Ce  nom  signifie  propremenlbase  morte  ou  base  stérile 
rouge.  J’imagine  qu’il  aura  été  donné  à cette  roche  , parce 
qu’elle  sert  de  base  au  schiste  marno-bilumineux  , qui , 
comme  il  a été  dit , est  exploité  pour  le  minerai  de  cuivre 
dont  il  est  imprégné  , tandis  qu’elle  n’en  contient  pas  ou 
du  moins  très-rarement  j ce  qui  l’a  l'ait  nommer  stérile. 
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Communément  blanchâtre  , à ciment  calcaire  ou  rnar-  ohm. 
neux  : les  montagnes  qui  en  sont  formels  , présentent 
beaucoup  de  ruptures  et  d’escarpemeus.  Ou  en  trouve 
beaucoup  en  Silésie , en  Bohème , en  Sai# , auprès  dé 
Dresde.  . : s 


Lés  montagnes  de  grès  sont  eu  général  peu  riches  en  Métaux 
métaux  j cependant  on  y a observé  quelques  filons  , prin- 
cipalement de  cobalt.  Le  grès  rouge , qui  est  recouvert 
par  le  schiste  marno^bitumineux  , est  en  quelques  en- 
droits imprégné  de  minerais  de  cuivre  , et  exploité  sons 
le  nom  de  kapfersanderz.  ( Voyez  t.  2 , p.  192  et  21 1.  ) 

On  y rencontre  aussi  d’autres  minerais  métalliques  , mais 
disséminés  et  en  très-petite  quantité. 

Le  grès  est  une  roche  des  plus  communes,  et  il  est  Localité»; 
peu  de  pays  où  il  ne  se  rencontre.  * 

On  emploie  les  grès  à grains  fins  à beaucoup  d’usages 
économiques  j soit  pour  bâtir,  soit  pour  paver,  soit 
Comme  pierre  à aiguiser , etc.  Il  y a des  grès  qui  sont 
très-tendres  au  moment  où  on  lès  retire  de  la  carrière  , 
mais  qui  durcissent  à l'air;  aüssi  l’on  a soin  de  les  tailler 
aussitôt  qu’ils  sont  exploités.  On  les  a nommés  quelque- 
fois molasses. 

On  fait  souvent  des  meules  de  moulins  avec  les  grès 
à gros  grains  qûartzcux. 


2.  F L ŒTZ  KALKSTE I N.  — CALCAIRE 

STRATIKORME  ou  secondaire. 


Le  calca  re  stratiforme  ou  secondaire  est  une  roche  Composition, 
simple,  dont  la  masse  est  la  pierre  calcaire  compacte 

P p 2 
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y rencontre  très- rarement  des  parties  accidentelles  , 
quelques  cristaux  de  quartz  , des  pyritçs  , etc.  (*).  Elle 
renferme  savent  des  coquillages  marins. 

Stratification.  Celte  roche  a une  stratification  très-marquée. 

Couches  Ses  couches  sont  quelquefois  entrecoupe'es  par  de* 
étrangères.  * . M , * 

couches  de  schiste  maruo-bitnmineux , de  grès , et  par 

des  masses  tuberculeuses  de  hornstein  et  de  pierres  à 

fusil,  rangées  assez  souvent  par  lits. 

Formation».  Parmi  les  nombreuses  formations  de  calcaire  secon- 
daire , on  peut  remarquer  principalement  les  suivantes  : 
i°.  La  plus  ancienne  est  superposée  immc'diatement  sur 
le  grès  rouge;  c’est  dans  ses  couches  inferieures  que  se 
trouve  le  schiste  marno^bitumineux  ( t.  i , p.  5y4  ) : on 
y remarque  beaucoup  d’empreintes  de  poissons.  Cette 
formation  se  rencontre  en  Allemagne  , dans  une  étendue 
de  plus  de  cent  lieues , dans  la  Thuriuge  , le  Mansfeld  , etc. 
La  seconde  comprend  des  roches  calcaires  , remarquables 
par  la  quantité'  de  coquillages  marins  qu’elles  renferment; 
aussi  on  de'signe  ce  calcaire  secondaire  sous  le  nom  de 
calcaire  cnquillier.  Les  differentes  couches  contiennent  des 
i coquillages  difiërcns.  Ainsi,  dans  les  infc'rieures , ce 
sont  principalement  des  ammonites  , des  be’lemnites  , 
gryphiles,  turbinites;  dans  les  supe’rieures , ce  sont  des 
c'crevisses  de  mer,  des  têtes  de  Méduse,  des  pois- 
sons , etc.  Cette  formation  est  fort  étendue  , on  l’ob- 

(*)  Etant  en  1 797  avec  le  citoyen  Dolomieu  , dans  les 
Alpes  , nous  nous  trouvé  au  col  du  Bonhomme  , sur  les 
lianes  du  Mont-Blanc  ( Desaussure , $ 751  ),  une  roche 
calcaire  compacte  , qui  nous  a paru  évidemment  secondaire 
laquelle  renfermait  des  cristaux  de  feldspath  de  la  forme 
g,  décrite  t.  1 , p.  565. 
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serve  en  Souabe  , en  Franconie  ; elle  forme  la  chaîne  du  cAlc*,,UI 

SiXONJJAIllE. 

Jura  en  France  : on  la  retrouve  en  Italie  j elle  renferme 
très-souvent  des  grottes. 

On  trouve  en  outre  des  montagnes  de  calcaire  secon- 
daire, qui  paraissent  appartenir  à des  formations  parti- 
culières : telles  sont  celles  de  Yehrau  , celles  entre 
Dresde  et  Meissen  en  Saxe  , et  ce  calcaire  , observe 
en  Suède , qui  est  d’un  brun  rougeâtre  et  entremêle’  de 
couches  de  schiste  alumineux. 

Les  montagnes  de  calcaire  secondaire  sont  traverse'es  Métaux, 
en  plusieurs  endroits  par  des  filons  métallifères  , princi- 
palement de  galène  , de  fahlerz  , de  malachite  , etc.  11  y 
en  a beaucoup  dans  la  Hesse  , à Thaliller  , lljcchels- 
dorf , etc. 

Le  ‘schiste  marno-bitumineux  est  exploite  pour  en  ex-  Localité*, 
traire  le  cuivre  dont  il  est  pénétré.  ( Voy.  t 1 , p.  5y4-  ) 

/ 

Indépendamment  des  localite's  citc'es  pour  chaque 
formation  en  particulier  , on  peut  dire  que  le  calcaire 
secondaire  se  rencontre  dans  presque  tous  les  pays  j il 
forme  quelquefois  des  chaînes  considérables. 

( Voyez  les  usages  de  la  pierre  calcaire  compacte 
commune  , t.  1 , p.  5a6.  ) 


3.  KREIDE.  — CRAIE. 

Les  terrains  de  craie  pourraient  peut-être  être  regar- 
dés comme  subordonnés  aux  calcaires  secondaires.  Ils 
sont  uniquement  composés  de  craie  , dont  les  couches 
sont  quelquefois  entrecoupées  par  des  lits  minces  de 
pierres  à fusil  en  masses  tuberculeuses.  On  y trouve  des 
coquillages  marins  , dont  la  matière  est  siliceuse.  On  y 
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rencontre  aussi  quelquefois  çà  et  là  des  pyrites  en  boules  * 
dont  finte’rieur  est  rayonne.  On  n’y  trouve  d’ailleurs 
aucuns  me'taux  ni  aucune  autre  substance  étrangère. 

Cette  formation  est  en  général  bien  moins  caractérisée 
que  les  précédentes  ; elle  forme  des  masses  assez  consi- 
dérables dans  les  pays  de  plaines.  On  en  trouve  eu, 
France  , en  Angleterre  , dans  l’ile  de  Zélande  , etc, 
\ Voyez  t.  1 , p.  522.  ) 


4.  G Y P S.  — GYPSE. 

Lf.  minéral  nommé  gypse  en  Oryctognosie  , a donné 
son  nom  aux  grandes  masses  ou  terrains  dans  lesquels, 
il  se  rencontre.  Ces  terrains  sont  communément  com- 
posés de  couches  de  gypse  , de  grès  , de  pierre  puânte  , 
de  pierre  calcaire  , de  marne  (*)  , d’argile  , et  plus  rare- 
ment de  sel  gemme. 

Les  couches  de  gypse  contiennent  souvent  des  cris- 
taux de  différentes  substances  , principalement  le  quartz  , 
l’arragonite  , la  boracite , des  grenats  , etc.  : ces  cristaux 
sont  en  général  très-bien  déterminés.  Le  gypse  est  aussi 
très-souvent  mélange  de  soufre  , quelquefois  cristallise’  ; 
il  ne  renferme  que  très-peu  de  pétrifications  : il  semble 
que  les  corps  organisés  se  soient  éloignés  de  la  dissolu- 
tion "d’bîi  les  gypses  se  sont  précipités.  On  y a trouvé: 
cependant  des  ossemens  de  quadrupèdes. 

Outre  lè  gypse  qui  se  trouve  dans  les  terrains  primitifs  , 
et  dont  il  a été  parlé  à l’article  du  schiste  micacé  , on 
distingue  deux  formations  de  gypse  slraliforme.  — La, 

'(*)  Cës  couches  de  marne  se  partagent  quelquefois  et> 
■jiriimes  conenjae  les  basaltes  : on  en  a observé  de  semblable*, 
çn  $ohéme , d’autres  à Argeuleui!  près  Paris  , cl  pilleurs. 
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première  repose  immédiatement  sur  le  calcaire  secon- 
daire le  plus  ancien  ; elle  consiste  en  gypse  lamelleux  , 
sélénite  , gypse  compacte  formant  des  couches  minces  , 
alternant  avec  des  couches  de  pierre  puante  , egalement 
très-minces  : c’est  principalement  cette  formation  qui 
contient  le  sel  gemme  , et  où  l’on  trouve  des  sources 
salces.  Ou  rencontre  souvent  dans  les  gypses  des  cavi- 
te's  , des  grottes  creusées  par  les  eaux;  ce  qui  occasionne 
quelquefois  des  éboulemens  considérables.  — La  se- 
conde formation  de  gypse  contient  différons  gypses  , mais 
principalement  du  gypse  fibreux  qui  alterne  avec  des 
couches  d’argile  endurcie  et  de  grès.  Elle  repose  immé- 
diatement sur  le  grès  bigarré  dont  il  a été  parlé  ci-des- 
sus : elle  est  souvent  recouverte  par  le  calcaire  coquillier. 


Les  montagnes  à gypse  ne  renferment  point  de  mé- 
taux; cependant,  dans  le  pays  de  Salzbourg,  il  y a quel- 
ques minerais  de  cuivre  qui  accompagnent  le  gypse  (*) , 
plusieurs  meme  sont  exploités.  On  extrait  souvent  le 
soufre  qui  est  mêlé  avec  le  gypse.  Il  y a aussi  des 
gypses  imprégnés  de  sel  marin  , que  l’on  en  retire  en  y 
creusant  des  cavités  , et  y laissant  séjourner  l’eau  pour 
le  dissoudre. 

On  trouve  du  gypse  presque  partout , plus  générale- 
ment dans  les  pays  de  plaines  ou  dans  le  fond  des  val- 
lées; mais  il  est  rare  qu’il  forme  des  masses  d’une  grande 
étendue , du  moins  si  on  le  compare  avec  les  grès  et  les 
roches  calcaires.  Les  gypses  des  environs  de  Paris  , ceux 
du  canton  de  Berne , la  plupart  de  ceux  qui  se  trouvent 
dans  les  vallées  des  Alpes  , appartiennent  à la  première 


{*)  Sont-ils  véritablemojit  dans  des  montagnes  de  gjypse  ? 


O VF  SE. 


Métaux, 


Localités^ 


Digitized  by  Google 


BOCHES  SECONDAIRES. 


ÇTÏSÏ. 


Composition. 


600 

formation  , qui  est  d’ailleurs  la  plus  abondante.  La  se-, 
conde  se  rencontre  à Grafenlonna  en  Thuringe,  à Neu-. 
bourg  en  Bavière  , dans  le  Dcrbyshirc  et  ailleurs. 

( Voyez  , pour  les  usages  du  gypse  , t.  1 , p.  608.  ) 


5,'STEINSALZ.  — SEL  GEMME. 

Les  montagnes  qui  renferment  des  couclies  de  sel 
gemme  , devraient  être  regardées  comme  une  formation 
particulière  de  gypse  (■*)  j car  elles  ont  les  plus  grands 
rapports  avec  celles  de  gpyse  , et  renferment  souvent 
des  couches  de  ce  mine'ral , qui  alternent  avec  des  cou- 
ches de  sel  gemme  , avec  de  l’argile  endurcie  , de  la 
pierre  calcaire  , de  la  pierre  puante. 

Indépendamment  des  couclies  , qui  sont  uniquement 
composées  de  sel  marin  , on  en  trouve  aussi  de  gros 
blocs  ou  amas  souvent  considérables  : les  couches  d’ar- 
gile en  sont  aussi  mélangées  ou  imprégnées  , et  souvent 
au  point  qu’on  les  exploite  avantageusement  pour  en 
retirer  le  sel  par  le  lavage.  Il  s’y  renco.nlre  aussi  beau- 
coup de  sources  salées. 


Telle,  est  la  constitution  des  terrains  de  cette  forma- 
tion : ils  ne  contiennent  aucun  minerai  métallique  , ni 
aucune  autre  substance  étrangère. 

Ils  se  trouvent  ordinairement  dans  les  pays  de  coteaux  , 
et  sont  comme  adossés  aux  montagnes  qui  forment  les 
premiers  rangs  des  grandes  chaînes  j du  moins  on  les 
observe  ainsi  dans  les  monts  Carpathes  , tant  du  côté 

w 

(*)  Et  probablement  une  des  plus  anciennes. 
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de  la  Pologne  ( à Wieliczka  , Boclinia  , etc.  ) , que  du 
côte  de  la  Hongrie  et  de  la  Transilvanie.  On  trouve 
aussi  du  sel  gempie  en  Tirol , dans  le  Salzbonrg  , près 
de  Cordoue  en  Espagne  , au  Pe'rou  , etc.  ( Voyez  t.  i , 
p.  24.  ) 


6.  ST  E INK  O HL  E.  — HOUILLE. 

Il  est  ici  principalement  question  de  ces  terrains  ou 
montagnes  qui  renferment  plus  particulièrement  de  la 
liouille , et  que  l’on  appelle  pour  cette  raison  mon t.-^nes 
à houille  , et  qui  paraissent  provenir  d’une  formation 
distincte  de  celle  des  autres  roches  secondaires  : ce 
n’est  pas  qu’on  ne  trouve  de  la  houille  dans  d’autres 
formations  , comme  il  sera  dit  plus  bas  j mais  ou  verra 
que  ces  gites  de  houille  ont  des  différences  essentielles 
d’avec  ceux  des  montagnes  à houille. 

Ces  montagnes  ou  terrains  sont  ordinairement  formés 
de  couches  , i°.  de  grès  très-friable-,  contenant  quelque- 
fois des.  paillettes  de  mica  ; y.°.  d’une  autre  sorte  de 
grès  ( agglomérat  (*)  ou  poudingue  ) à très-gros  grains  , 
quelquefois  de  la  grosseur  de  la  tête  j 5°.  de  schiefcr- 
thon  -,  4".  de  marne  •,  5°.  de  calcaire  • (y1,  d’argile  en- 
durcie ; 7".  d’une  sorte  de  porphyre  argileux  nommé 
quelquefois Jlœlz-porpliir  ou  porphyre  secondaire  (**)  j 

(*)  Les  Allemands  désignent  en  général  , par  ce  nom 
d’étymologie  latine  , tous  les  grès  à gros  grains  , les  pou- 
dingues. 

(♦*)  II  contient  des  branches  , des  racines  et  même  des 
arbres  entiers  pétrifiés  : on  en  trouve  auprès  de  Chemnitz  en 
Saxe. 


SEL  GEMSUS. 
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à houille. 
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hodilli.  8".  de  fer  argileux , et  peut-être  de  quelque  autre  subs- 
tance ; g",  enfin  , de  couches  de  houille  qui  sont  plus 
ou  moins  épaisses  , plus  ou  moins  nombreuses  dans  la 
même  masse.  Souvent  elles  sont  très-abondantes  , sou- 
vent aussi  elles  s’y  trouvent  en  très-petite  quantité  ; elles 
peuvent  même  ne  pas  s’y  rencontrer  sans  que  la  masse 
perde  pour  cela  les  caractères  qui  la  font  appartenir  à la 
formation  des  houilles.  La  nature  des  houilles  qui  for- 
ment ces  couches  , est  aussi  assez  constante  ; elles  parais- 
sent avoir  c’te'  ici  plus  élabore'es  que  dans  les  autres  for- 
mations : le  grobkohle  s’y  trouve  exclusivement.  On  y 
rencontre  aussi  le  blœtterkohIe,\cschiçferkohle ,\e  krmiei- 
' kohle  , le  glanzkohte  et  le  pechkoble.  ( Voyez  t.  a , p.  44 
et  suiv.  ) Ces  deux  dernières  existent  aussi  dans  les  autres 
formations. 

Gissement.  Ces  terrains  à houilles  occupent  en  ge'ne’ra]  des  pavs 
peu  élevés  : on  les  trouve  surtout  au  pied  des  chaines 
de  montagnes  , et  dans  les  bassins  qu’elles  prc’senteut  et 
qui  communiquent  avec  les  plaines.  On  peut  dire  que 
ces  formations  de  houille  n’ont  pas  e'tc'  générales  , mais 
plutôt  partielles  et  locales  , quoiqu’elles  se  présentent  en 
beaucoup  d’endroits. 

Il  y en  a une  qui  a des  caractères  particuliers  , et  qui 
mérite  d’être  distinguée  • elle  se  trouve  auprès  de  Dresde 
et  dans  le  Cumberland  ; elle  est  quelquefois  mélangée 
de  minerais  métalliques;  elle  est  la  plus  ancienne  (*). 

(*)  Ne  doit-on  pas  aussi  distinguer  les  houilles  qui  avoi- 
sinent les  grès  , d’avec  celles  qui  se  trouvent  dans  le  calcaire 
- secondaire.  Cette  dernière  est  presque  uniquement  dupech- 
kohle  ; elle  est  beaucoup  moins  abondante , et  en  général  je 
crois  qn’elLe  est  d’une  autre  formation  que  la  première,  et 
plus  récente.  (?) 
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Il  existe  de  la  houille  dans  d’autres  terrains  que  les 
montagnes  à houille  j et  c’est  ici  le  lieu  d'en  parler  , afin 
que  l’on  puisse  comparer  ces  formations  avec  celle  des 
montagnes  à houille  proprement  dites. 

La  plus  considérable  est  celle  qui  se  rencontre  dans 
les  traps  secondaires.  Les  houilles  qu’elle  contient , sont , 
le  glnnzkohle  ,1e  pechkohle  ,1e  stangenkohle,\e  hrounkok/e. 
Elle  s’y  trouve  quelquefois  en  grande  quantité'  , et  donne 
lieu  à des  exploitations  considérables.  ( Voyez  l’article 
des  traps  secondaires.  ) . 

Il  existe  aussi  de  la  houille  dans  les  terrains  d’alluvion. 
C’est  uniquement  le  braunkohle  avec  les  bois  et  terres 
bitumineux. 

On  a de'jà  vu  ( t.  2 , p.  5y  ) quels  sont  les  principaux 
pays  où  se  trouvent  des  mines  de  houille  j mais  il  con- 
vient d’indiquer  ici  quelle  est  l’espèce  de  formation  qui 
s’y  rencontre. 

Les  houilles  de  Newcastle , dans  le  Norlhumberland  ; 
celles  du  Lancasliire  et  du  Straflordshire  ; celles  du  nord 
et  de  l’ouest  de  la  France  , dans  la  Belgique  , le  pays  de 
Lic’ge  , la  Normandie  j celles  du  Creusot  près  d’Autun, 
et  antres  ; celles  de  la  Sile'sie  , etc.  appartiennent  aux 
montagnes  à houille.  Celles  au  contraire  du  nord  de 
l’Ecosse  , du  milieu  de  la  France  ( dans  l’Auvergne  , le 
Velay,  le  Vivarais  );  celles  de  la  Hesse  ( au  Meissner  , 
près  de  Cassel  ) ; celles  du  Millelgebirge  en  Bohême  , 
proviennent  de  la  formation  des  houilles  des  traps  secon- 
daires (*). 

('*')  Il  a de'jà  e'te'  question  de  l’origine  des  houilles  ( t.  i , 
p.  ,5?  ) ; j’ai  avance  qu’elles  c'taient  dues  à uue  décomposition 

de  vege'taux  , principalement  des  beis Je  crois_  que 

cela  est  vrai  pour  les  houilles  des  traps  j mais  jquant  aux 


notmxs. 
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7.  EISENTHON.  — FER  ARGILEUX. 

Ors  désigné  sous  ce  nom  des  terrains  qui  renferment 
principalement  la  mine  de  fer  argileuse  commune  de 
l’Oryctognosie. 

Ses  couches  alternent  ordinairement  avec  des  couches 
d’argile  endurcie  , de  schieferthon  , de  marne  , de  hrand-  ' 
schiefer  , de  grès,  elles  contiennent  aussi  souvent  de  la 
calamine  me’langcc  avec  la  galène  j on  y remarque  quel- 
quefois des  empreintes  de  plantes-  et  des  pc'trificatious 
marines. 


Les  terrains  d’eisenthon  ne  sont  pas  très-communs  y 
et  on  ne  les  a pas  encore  assez  ohserve's  pour  pouvoir 
de’tcrminer  exactement  leur  ancienneté/  relative.  Ils  pa- 
raissent provenir  d’une  des  formations  slratiformes  les 
plus  re'centes. 

Ils  ne  forment  pas  des  masses  très-e’tendues  , mais  com- 
mune'ment  des  petites  collines  isole'es.  On  en  trouve  beau- 
coup eu  Pologne  ; en  Sile'sie  , près  de  Tarnowitz  ; à 
Vehrau  , dans  la  Ilaute-Lusace  ; en  Bavière  ; en  Angle- 
terre , auprès  de  Kolbrookdale  , etc. 


houilles  des  montagnes  à houille  , je  pense  qu’elles  sont 
plutôt  un  résidu  de  plantes  et  de  roseaux , et  eu  ge'nc'ral  de 
petits  ve’ge’taux  herbace's. 
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8.  FLŒTZTRAP.  — TRAPS  STRATIFORMES 

OU  SECONDAIRES. 

On  a vu  à l’article  des  traps  primitifs  ( p.  58o  ) , ce 
qu’il  fallait  entendre  en  général  par  le  mot  trap  , et  quelle 
«lait  l’acception  que  M.  Wcrner  donnait  à ce  mot  (*). 

Les  montagnes  de  traps  secondaires  sont  compose'es  Rochesqui 
de  plusieurs  roches  , dont  la  plupart  appartiennent  exclu-  3 comPoaen{* 
rivement  à cette  formation  , mais  dont  quelques-unes  se 
rencontrent  c'galement  dans  des  montagnes  d’une  autre 
espèce. 

Les  roches  propres  aux  montagnes  de  traps  sont , le 
basalte  , la  wacke  , le  tuf  basaltique  , le  mandelstein  se- 
condaire , le  porphirschiefer  , le  graustciu  et  le  grunstein 
secondaire. 

Celles  qui , sans  y être  exclusivement  propres  , s'y  ren- 
contrent quelquefois  , sont  , des  graviers,  et  sables  de 
differente  nature , des  grès  quartzeux  , des  argiles , des 
bois  bitumineux , des  houilles  et  quelques  autres. 

Le  basalte  , conside're'  comme  masse  de  montagne  , est  Basaltes, 
une  roche  plus  ou  moins  composée  (**) , le  plus  souvent 

(*)  Dans  beaucoup  d’auteurs  allemands  , les  traps  strati- 
Formes  comprennent  tous  les  traps  ) aussi  on  les  désignait 
sous  le  nom  ge'nc’ral  de  lrapp-/ormatian  , formation  des 
traps.  * 

(,**)  Le  basalte  est  quelquefois  très-peu  mélangé , princi- 
palement celui  qui  a le  plus  de  tendance  à se  diviser  en 
prisme j souvent  mêmeil  parait  absolumentcompactej  mais 
avec  un  peu  d’attention  , ibest  rare  que  l’on  n'y  découvre 
pas  des  parties  étrangères  à la  masse. 
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de  structure  porphyrique , dont  la  base  principale  est  i«ï 
basalte  décrit  dans  l’Oryctognosio  ( t.  1 , p.  43o  ).  11  con- 
tient principalement  des  grains  ou  cristaux  d’olivine  , d’au- 
gite  , de  hornblende  basaltique  , de  fer  magne'tique , plus 
rarement  de  leucite , de  feldspath  (*) , de  quartz  , etc. 
On  y trouve  aussi  quelquefois  du  mica , du  strahlslein , 
de  la  calcédoine , etc.  11  prend  quelquefois  la  structure 
amygdaloide  : ses  cavités  sont  alors  remplies  de  zc'olithe  * 
de  stéatite , de  spath  calcaire  , etc.  Quelques-unes  de  ces 
cavités  sont  vuides,  d’autres  contiennent  même  de  l’eau. 

Celte  roche  se  présente  ordinairement  en  grandes  pièces 
séparées , le  plus  souvent  prismatiques.  Il  y a aussi  des 
basaltes  en  tables  , et  plus  rarement  des  basaltes  en  boules 
qui  se  séparent  en  pièces  séparées  » testacées  , concen- 
triques. 

Le  basalte  est  de  tous  les  traps  secondaires  celui  qui 
se  rencontre  le  plus  souvent:  il  forme  quelquefois  à lui 
seul  des  montagnes  entières  j aussi  tous  les  traps  secon- 
daires sont  quelquefois  désignés  généralement  sous  le 
nom  de  basaltes. 

Il  se  rapproche  souvent , par  des  passages  , de  la  wacke  t 
et  quelquefois  du  porphirschiefer , c’est  ce  que  M.  Ileuss 
a nommé  hasaltschiejer. 

La  wacke  décrite  ( t.  1 , p.  4^4  ) forme  quelquefois 
des  couches  dans  les  montagnes  de  traps  secondaires  : 
elle  tient  comme  le  milieu  entre  l’argile  et  le  basalte  j 
elle  ne  contient  ni  olivine  ni  augitc  , mais  des  cristaux 
de  hornblende  bafeltique , et  surtout  du  mica  noir  hexa- 
gonal, qui  la  caractérise  particuliérement  et  la  distingue 
du  basalte  , qui  11’en  contient  que  très-rarement. 

(*)  Le  basattporphir  de  M.  Reuss  est  un  basalte  mélangé 
de  feldspath. 
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Los  amygda/oïdes  ou  mandelstein  des  traps  secondaires 
ont  pour  base  une  espèce  d’argile  qui  paraît  être  un 
grunstein  de'compose' , et  qui  est  pénétré  quelquefois  de 
parties  siliceuses.  Cette  base  ressemble  en  general  beau- 
coup à la  wacke , et  souvent  y passe  entie'rcment  j quel- 
quefois aussi  elle  prend  une  contexture  plus  compacte  et 
passe  au  basalte.  Les  cavités  bulleuses  de  ces  mandels- 
tein  sont  tantôt  vuides  , tantôt  tapissées  d’un  enduit  ter- 
reux , tantôt  remplies  d’une  matière  qui  est  le  plus  sou- 
vent de  la  terre  verte  , de  la  ze’olite  , du  spath  calcaire. 

( Voyez  les  mandelstein  de  transition.  ) 

Le  tuf  basaltique  ( basaltuf ) est  le  résultat  d’une  dé- 
composition , ou  plutôt  d’nne  destruction  de  certains  ba- 
saltes , arrive'e  lors  de  la  formation  de  la  montagne.  11 
contient  des  fragmens  de  basaltes  , des  morceaux  d’oli- 
vine , des  de’bris  de  végétaux , etc.  Toutes  ces  substances 
sont  agglutinées  par  un  ciment  argileux. 

Le  porphirchiejer  (*)  est  une  roche  composée  de  con- 
texture schisteuse  et  porphyrique.  Sa  base  est  le  klings- 
tein  ( t.  1 , p.  4^7  )•  Les  grains  qui  y sont  me'iange's  , 
paraissent  être  du  feldspath  ou  plus  rarement  de  horn- 
blende. Il  se  rencontre  souvent  avec  le  basalte  ; ils  ont 
de  grands  rapports  ensemble  , et  passent  fréquemment  de 
l’un  à l’autre  ; mais  le  porphirschiefer  parait  devoir  son 
origine  à une  prc'cipitation  plus  chimique;  sa  composition 
est  plus  intime  ; il  est  plus  translucide  , plus  sonore  , plus 
dur  , moins  mat  et  moins  terrenx  que  le  basalte  (**). 

Le  grunstein  secondaire  est , ainsi  que  le  grunstein  pri- 
mitif et  de  transition  , composé  de  hornblende  et  de  feld- 

(*)  Littéralement  schiste  porphyrique. 

(*)  M.  Kbprotha  trouvé  huit  centièmes  de  soude  dans- 
le  porphirschiefer. 
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spath  j mais  dans  celui-ci  les  grains  sont  de  nature  moins 
cristalline  ; ils  sont  moins  intimement  unis  que  dans  le 
primitif.  Le  grunstein  recouvre  ordinairement  les  couches 
de  basaltes  ; il  parait  être  le  pre'cipite'  le  plus  chimique 
de  la  dissolution  qui  a fourni  le  basalte- 

Le  graunstein  (*)  est  une  roche  composée  de  très-petits 
grains  de  feldspath  et  de  hornblende  , en  quelque  sorte 
fondus  les  uns  dans  les  autres  , en  sorte  qu’il  en  résulte 
une  masse  presque  homogène  «t  d’un  gris-cendré  ; elle 
contient  de  l’olivine  , de  Faugite  5 elle  se  trouve  en  Italie. 
L’aspect  de  cette  pierre  et  du  grunstein  secondaire  in- 
dique une  combinaison  plus  rapprochée  et  plus  sèche  ( si 
on  peut  se  servir  de  ce  mot  ) , que  dans  les  grunstein  pri- 
mitifs : ceux-ci  sont  plus  onctueux,  moins  rudes  et  moins 
secs  au  toucher. 

Telles  sont  les  roches  qui  sont  propres  aux  montagnes 
de  trapssecondaires.  Il  n’est  pas  inutile  de  remarquer  ici 
de  nouveau  que  la  plupart  de  ces  roches  , et  principale- 
ment le  porphirschiefer  , le  grunstein  , le  graustein  , pa- 
raissent provenir  d’une  précipitation  chimique  , taudis 
qu’au  contraire  les  masses  qui  se  trouvent  dans  ces  mon- 
tagnes , sans  leur  être  exclusivement  propres  , sont  toutes 
évidemment  des  dépôts  ou  des  précipités  mécaniques , 
et  que  les  waekes  et  les  basaltes  semblent  tenir  le  milieu 
entre  ces  deux  extrêmes'. 

Cette  observation  est  intéressante  , en  ce  que  c’est  à 
' peu  près  là  l’ordre  de  superposition  que  suivent  ces  dif- 
férentes roches  dans  les  montagnes  qu’elles  constituent  : 
les  sables  , les  argiles  occupent  communément  la  partie 
inférieure  , viennent  ensuite  les  vvackes.  Les  basaltes  , 


(*)  Littéralement  roche  grise. 
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les  mandelstein  et  les  poqihirscbiefer  , les  grèristèih’  et 
les  graustein  occupent  toujours  les  sommités.  ’ • 

Cependant  ü est  rare  que  toute» ' ces  roches  se  rencon- 
trent à la  fois  dans  une  même  montagne  : le  basalte  y est  ' 
en  général  la  plus  abondante;  mais  quand  elles  se  trou-  , 

vent  ensemble , leur  ordre  de  superposition  rentre  presque 
toujours  dans  celui  qui  vient  d’être  trace'  : eà  voici  quel- 
ques exemples. 

Le  Meissner , auprès  de  Cassel  dans  la  Hesse  , est  une  Exemple», 
montagne  de  trap  qui  repose  sur  du  calcaire  coqüillier  , 
dont  les  couches  sont  assez  iricline'es  à l’horizon  , tandis 
que  les  couches  de  trap  qui  les  recouvrent , sont  à peu 
près  horizontales.  La  partie  infe'rieure  est  une  couche 
très-considérable  de  houille  et  de  bois  bitumineux  ; au 
dessus  se  trouve  une  couche  mince  de  wacke  , puis  du 
basalte  , lequel  est  recouvert  par  du  grunstein. 

A Habichtswalde  , qui  est  aussi  près  du  Cassel , on 
voit  une  autre  montagne  de  trap  très-remarquable:  Sur 
du  calcaire  secondaire  on  trouve  des  couches  dé  sable  , 
d’argile , de  wacke  , de  basalte  , qui  alternent  à trois  re- 
prises et  toujours  dans  le  même  ordre.  Sur  la  troisième 
couche  de  basalte  se  trouve  une  puissante  couche  de 
houille  ( braunkohlc  ) , qui  est  recouverte  par  un  grès 
quartzeux  traverse'  par  des  restes  de  roseaux  et  de  bois 
pétrifiés.  Enfin  , sur  ces  grès  on  retrouve  encore  dans  le 
même  ordre  des  couches  d’argile  , de  wacke  , de  basalte; 
dans  le  sable  on  trouve  des  coquillages  marins  ; les  cou- 
ches de  basalte  sont  entremêlées  de  tuf  basaltique  , ren- 
fermant des  fragmens  de  basalte  , d’olivine  et  des  débris 
de  roseaux. 

En  Saxe  , à Pohlberg  et  Scheibenberg  près  d’Annaberg 
on  trouve  sur  le  gneiss  une  couche  d’un  gros  gravier  re- 
couvert d’une  couche  d’argile  , dont  la  partie  inférieure 
Minéral,  élèm.  l'uni.  Il,  Q q 
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est  sèche  et  sablonneuse  , et  dont  la  supe’rieure  , plus 
grasse  , est  employée  par  des  potiers.  Vient  ensuite  une 
couche  mince  de  w acke,  puis  enfin  le  basalte  ; mais  ce  (fui 
est  très-remarquable  c’est  que  l’on  voit  la  finesse  du 
grain  augmenter  graduellement  du  bas  en  haut,  en  sorte 
qu’il  y a une  transition  insensible  , depuis  l’argile  la  plus 
grossière  jusqu’au  basalte. 

En  Bohême  , dans  le  Mittelgebirge  , on  trouve  presque 
constamment  le  porphirschiefer  à 1a  cime  des  montagnes 
de  trapp  j le  basalte  occupe  la  partie  infe'rieure.  Cepen- 
dant il  y a aussi  des  basaltes  qui , quoique  infe'rieurs  aux 
porphirschiefer  , paraissent  adosses  aux  flancs  des  mon- 
tagnes. . 

Les  débris  de  corps  organise's  sont  assez  communs 
dans  les  montagnes  de  trap  } celles  d’Italie  surtout  abon- 
dent en  pétrifications  marines. 

On  n’y  trouve  aucuns  me'taux  , à l’exception  de  quel- 
ques veines  et  grains  de  fer  , quoique  ce  me'tal  entre 
comme  partie  constituante  esssentielle  dans  plusieurs  des 
roches  qui  les  composent.  , 


Les  montagnes  de  traps , et  surtout  celles  de  basaltes  , 
ont  "une  disposition  particulière  qui  les  caractérise.  Elles 
paraissent  isolées  l’une  de  l’autre , et  forment  rarement 
des  chaînes  aussi  continues  que  les  montagnes  des  autres 
formations.  Les  montagnes  de  basalte  affectent  la  forme 
conique  j ce  qui  les  a fait  souvent  regarder  comme  vol- 
caniques. Le  porphirschiefer  présente  aussi  des  som- 
mités pointues  , conoides , mais  moins  régulières  que 
celles  de  basalte  , et  elles  offrent  beaucoup  plus  d’es- 
carpemens. 

Il  a déjà  été  dit  plus  haut  quel  était  l’ordre  que  sui- 
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vaient  entre  elles  les  differentes  roches  qui  constituent  la  trm>» 
formation  des  traps  stratiformes.  Il  s’agit  ici  de  leur  po- 
sition , relativement  aux  autres  roches  precedentes.  Elle» 
n’en  sont  jamais  recouvertes  (■* (**)) , et  elles  leur  sont  au  con- 
traire toujours  superpose'es  ; mais  , du  reste  , leur  gissement 
varie  beaucoup  : on  trouve  souvent  des  roches  de  trap  sui- 
des grès  , sur  des  houilles , sur  des  pierres  calcaires  se-  * 
condaires  , quelquefois  même  sur  des  thonschiefer  , des 
gneiss  , et  même  sur  des  granits.  On  ne  peut,  pas  toujours 
observer  la  roche  sur  laquelle  les  basaltes  sont  de'pose's  ; 
mais  il  y a des  pays  oh  les  sommite's  seulement  sont  basal- 
tiques ; ce  qui  donne  lieu  de  croire^qu’il  a existe  autrefois 
sur  toute  la  surface  de  ces  pays  un  grand  dépôt  basal- 
tique , dont  ces  sommite's  sont  les  restes  : on  en  observe 
de  semblables  dans  le  nord  de  l’Italie , en  Bohême  , etc. 

Dans  le  voisinage  des  pays  basaltiques  on  rencontre 
souvent  des  roches  primitives  qui  renferment  des  filons 
de  wacke  et  de  basalte.  . , . 

Les  montagnes  de  trap  secondaire  sont  très  - coin-  Localités, 
munes  dans  certains  pays  , et  il  y en  a d’autres  qui  n’en 
contiennent  pas  du  tout.  On  en  trouve  en  Saxe  , en  Bo- 
hême ('*'■*') , en  Sile'sie , dans  la  Hesse  , en  Ecosse  et  dans 
les  îles  qui  l’avoisinent  ; en  Suède , etc. 


(*)  Il  y a ne'anmoins  quelques  exceptions.  M.  • Reuss  a 
•observé en  Bohême,  auprès  de  Leütmeritz  , dans  la  ra'on- 
tagne  de  Bockau  , des  couches  de  basa'lte  alternant  avec  des 
couches  de  pierre  calcaire  stratiforme  : ces  cas  sont  très- 
rares. 

(**)  11  parait  que  la  partie  nord-est  de  la  Bohême  est  toute 
entière  formée  de  ces  roches  : la  chaîne  du  Mittelgebirge 
en  est  composée:  on  y rencontre  beaucoup  de  porphirschie- 
fer  et  une  grande  quantité  de  basaltes.  11  faut  lire  la  des- 

Q q 2 
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t 11  a ps  On  a déjà  dit  dans  l’Introduction  , p.  68  , que  les  mon- 

Or.-uie îles  tagnes  de  trap  secondaire,  et  principalement  les  basaltes  , 
trap*  secondaires,  e'taient  regarde's  par  quelques  mine'ralogistes  , comme  pro- 
duits parles  feux  volcaniques  , tandis  que  M.  Wemer  et 
presque  tous  les  savans  de  l’Allemagne  sont  persuades 
qu’ils  ont  été  forme's , comme  les  autres  roches  , par  les 
eaux  qui  ont  inonde'  la  surface  du  globe. 

Les  premiers  se  fondent  sur  les  raisons  suivantes  : 
i*.  On  trouve  , dans  les  masses  produites  par  les  vol- 
cans qui  ont  brûlé  de  nos  jours  , des  basaltes  prismatiques 
et  d’autres  roches  qui  ressemblent  aux  roches  de  trap  , 
et  qui  néanmoins  ne  portent  aucun  caractère  de  fusion,  et 
que  la  localité  seule  et  le  gissement  font  reconnaître 
' comme  volcaniques. 

a°.  C’est  une  erreur  de  croire  que  toutes  les  masses 
rejetées  par  les  volcans  doivent  être  des  matières  vitri- 
fiées ; elles  y spnt  au  contraire  assez  rares. 

5°.  La  couleur  noire  n’est  pas  non  plus  essentielle  aux 
produits  volcaniques  : il  y en  a de  gris  , d’autres  bruns  , 
et  même  des  blancs. 

4".  Beaucoup  d’observations  ont  constaté  que  le  feu 

cription  que  M.  le  docteur  Reuss  a publiée  de  cette  partie  de 
la  Bohème  : cet  excellent  ouvrage  , à peine  connu  en  Fran- 
ce , est  nn  de  ceux  où  sont  réunis  le  plus  de  faits  dignes  de 
l'attention  du  géologue.  Il  est  accompagne*d’une  table  des  , 
matières  , qui  donne  la  plus  grande  facilité  de  le  consulter. 
On  trouvera  peut-être  que  l’auteur  est  entré  dans  trop  de  de- 
tails; je  crois  qu’on  doit  au  contraire  lui  en  savoir  gré.  Ce 
genre  d’ouvrage  n’est  pas  fait  pour  être  lu  de  suite  , mais 
pour  être  consulté  ; et  la  Géologie  ne  fera  de  grands  pro- 
grès que  lorsqu’on  aura  publié  beaucoup  de  descriptions 
minéralogiques  semblables. 
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des  volcans  est  bien  inférieur  à celui  de  nos  fourneaux  ; «*>' 

, 111.  • SECOKDAiB.'SS, 

d apres  cela  , il  n est  pas  étonnant  que  les  basaltes  puissent 
être  dénaturés  par  une  fusion  artificielle  , et  ce  n’est  pas 
une  raison  pour  croire  qu’ils  , n’ont  pas  éprouvé  aupara- 
vant l’action  des  feux  volcaniques. 

5°.  Quand  même  on  supposerait  au  feu  des  volcans 
une  grande  chaleur , bn  sait , par  les  belles  expériences 
faites  en  Angleterre  par  M.  Haies  , comparativement  sur 
le  whinstone  (*)  et  sur  des  laves  du  Vésuve  , que  l’on 
peut  donner  à une  masse  pi  erre  us# , fondue  et  refroidie, 
une  contexture  et  un  aspect  qui  aient  les  caractères  d’un 
verre  ou  ceux  d’une  pierre  , suivant  que  le  refroidisse- 
ment qu’on  lui  fait  éprouver  , est  rapide  ou  lent.  Ces  ex- 
périences ayant  été  répétées  sur  plusieurs  espèces  de 
whinstone  , on  a obtenu  constamment  , par  un  refroidis- 
sement lent , une  masse  pierreuse  , compacte , sans  éclat , 
entièrement  semblable  au  whinstone  employé  , et  au  con- 
traire une  masse  vitreuse  par  un  refroidissement  rapide. 

Les  mêmes  essais  faits  sur  la  matière  du  verre  à bouteille  , 
ont  donné  les  mêmes  résultats.  ( Voyez  les  numéros  io5 
et  108  de  la  Bibliothèque  britannique.  ). 

Ou  voit  donc  que  l’absence  des  scories  et  des  vitrifi- 
cations n’est  pas  une  raison  pour  nier  l’origine  volcanique 
du  basalte  ; d’ailleurs  , il  est  de  fait  que  les  volcans  brùlaus 
en  ont  produit. 

6°.  Mais  sans  parler  des  basaltes  qui  ont  tant  de  carac- 


(*)  Le  whinstone  des  Anglais  est  en  général  une  roche 
de  trap  secondaire}  mais  parmi  plusieurs  échantillons  que 
j’ai  vu  donner  sous  ce  nom  , les  unes  ressemblaient  au  ba  -■ 
salle  ; d’autres  , au  grunstein;  d’autres  enfin  avaientla  struc- 
ture amygdaloïde. 
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tères  volcaniques  , on  remarque  une  très-grande  analogie 
entre  les  mandelstein  secondaires  et  les  laves  poreuses  , 
entre  les  argiles  des  montagnes  de  trap  et  les  produits 
des  e'ruptions  boueuses , entre  le  tuf  basaltique  et  les  tufs 
volcaniques  ; et  presque  tous  les  minéraux  qui  sont  dis- 
se'mine's  dans  les  masses  volcaniques , se  retrouvent  dans 
les  montagnes  de  trap , etc. 

7°.  Le  gissement  des  traps  secondaires  , lesquels  sont 
en  recouvrement  sur  tontes  les  roches  secondaires  , tandis 
que  la  durète'  , la  compacité'  et  les  autres  caractères  de 
plusieurs  d’entre  eux  , tels  que  le  grunstein  , le  basalte  et 
autres  , sont  si  diffe'rens  de  ceux  des  roches  secondaires 
auxquelles  ils  sont  superposes  ; l’espèce  de  sécheresse  au 
toucher  qu’ils  présentent  et  qui  est  si  caractéristique  pour 
les  produits  volcaniques  en  général , tous  ces  rapproche- 
mens  ne  peuvent  permettre  de  reconnaître  que  les  ba-  . 
saltes  aient  eu  la  même  origine  que  toutes  le»  roches  se- 
condaires. • 

8°.  On  a objecté  que  , dans  les  pays  basaltiques  , on 
trouve  des  basaltes  sur  presque  toutes  'les  sommités  , 
et  qu’il  n’en  serait  pas  ainsi  si  les  basaltes  étaient  des 
laves  ; cela  serait  vrai  si  ces  laves  provenaient  d’un  dépôt 
récent  ; mais  ce  dépôt  paraît  au  contraire  fort  ancien  , et 
a subi  beaucoup  de  changemens.  JM.  Reuss  lui-même  a 
observé  en  Bohême  que  les  sommités  basaltiques  qui  s’y 
rencontrent , paraissent  être  les  restes  d’une  vaste  couche 
de  basalte  détruite.  ( Afin.  géog.  t.  2,  p.  5g.  ) 

g°.  Enfin  , la  forme  conique  des  montagnes  de  trap  , 
et  surtout  de  celles  de  basalte  , a la  plus  parfaite  res- 
semblance avec  celles  des  montagnes  volcaniques  , et 
c’est  cette  ressemblance  qui  a donné  la  première  idée 
d’attribuer  aux  basaltes  une  origine  volcanique. 

Les  partisans  de  la  formation  par  la  voie  humide , ou  les 
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neptunistes  , s'appuient  de  leur  côte'  sur  beaucoup  d’ob- 
servations  , dont  voici  les  principales  : 

I”.  On  trouve  , il  est  vrai , des  basaltes  parmilcs  pro- 
duits des  volcans  brûlans  , mais  ils  y sont  extrêmement 
rares  , et  les  e'ruptions  modernes  n’en  ont  pas  produit. 

2".  Quelle  que  soit  l’origine  que  l’on  attribue  à la  di- 
vision en  prismes , en  tables  , etc.  elle  n’est  pas  particu- 
lière aux  roclies  de  trap  : il  y a des  gypses , des  marnes  > 
des  grès  qui  pre'sentent  fre'quemmeut  celle  structure. 
Ainsi  donc  cette  division  en  prismes  , assez  rare  parmi 
les  ve'ritables  produits  volcaniques  , a lieu  au  contraire 
dan»  plusieurs  roches  stratiformes. 

J - , U,.  - ’i 

3"*.  Les  basaltes  reposent  très-souvent  immédiatement 
sur  des  houilles , comme  au  Meissner  près  Cassel  : or , si 
ce  basalte  était  volcanique  , il  eut  nécessairement  opère 
la  combustion  de  ces  couches  de  houilles.  ^ 

' _ 100.  JOt  3VU.1  t 

4°.  Les  débris  de  végétaux  et  d’animaux , qui  se  trou- 
vent dans  quelques  roches  de  trap,  n’auraient  pu  e'ga- 
lement  résister  à la  chaleur  volcanique  sans  être  détruits. 
Il  en  est  de  même  de  beaucoup  de  minéraux  très-lu- 

.. . . , , . , . \ ■ . > n.  ~ . 

sibles  qui  s y rencontrent  : a la  vente  , on  en  trouve  aussi 

* J -,  >>■>  K J U»J 1 ! V , ; > 

quelques-uns  dans  les  roches  volcaniques  , mais  cys  ça» 

sont  rares  et  ne  peuvent  servir  de  base  à une  règlq  gé- 
nérale. _ 1 

, _»  • , -.'i  mp  ■ i 

5”.  Les  cavités  remplies  d’eau  , telles  que  les  agates 

enliydres  trouvées  près  de  Vicence  en  Italie  , dans  dps 
montagnes  de  trap  secondaire  , détruisent  ^entièrement 
toute  supposition  de  l’origine  volcanique  d(e  ces  mon- 
tagnes (*).  t ..  . . . 

6°.  On  ne  voit  dans  les  roches  dé  trap  , ni  cette  cou- 


(*)  Les  vulcanistes  répondent  que  ces  agates  , remplies 
d’eau , ont  une  origine  postérieure  due  à des  infiltrations. 
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leur  noire  ni  ces  indices  de  vitrifications  que  présentent  ^ 
au  moins  dans  certaines  parties  , les  produits  des  volcans 
brûlans  : on  n’y  a jamais  reconnu  de  véritable  cratère.  Tous 
ceux  que  l’on  a cites  , étaient  des  enfonceinens  , des  gorges 
remplies  d’eau  , si  fréquentes  dans  quelques  montagnes. 

y0.  Le  mandelstein  a sans  doute  quelque  ressemblance 
avec  des  laves  poreuses  , mais  on  a aussi  des  mandelstein 
évidemment  non  - volcaniques.  D’ailleurs  , les  cavités 
des  mandelstein  des  montagnes  de  trap  renferment  des 
minéraux  très-différens , et  qui  ne  peuvent  avoir  subi  l’ac- 
tion du  feu  sans  se  dénaturer  (* *). 

8“.  Il  est  vrai  que  , d’après  les  expériences  de  M.  Haies  , 
et  d’après  quelques  observations  modernes  faites  sur  les 
volcans  brûlans  , on  sait  que  des  matières  pierreuses  peu- 
' vènt  reprendre  , après  la  fusion  , leur  caractère  pierreux  ; 
mais  lorsque  cela  a lieu  dans  les  volcans  brûlans  , on 
trouve  toujours  dans  le  voisinage  des  matières  qui  n’ont 
pas  éprodvé  cet  effet  , et  qui  sont  au  contraire  scorifiées 
ou  vitrifiées  ; ce  qui  dénote  l’action  du  feu. 

9».  On  U observé  dans  diflërens  pays  , et  surtout  en 
‘Bohême  et  dans  le  Vicentin,  des  couches  de  basalte  qui 
alternent' avec  des  couches  de  grès  ou  de  pierre  calcaire 
siratiforme  cette  réunion  de  ces  deux  roches  ne  prouve- 
t-elle' pas  qu’elles  ont  eu  la  même  origine  j*  Les  vulca- 
nisles  , pour  ramener  ce  fait  à leur  théorie  , sont  obligés 
Üe  recourir  à une  supposition  tout-à-fait  forcée  , d’après 
laquelle  il  y aurait  eu  alternativement  des  éruptions  vol- 
caniques‘et  dés  dépôts  sousmarins  j au  lieu  que  cette  al- 
ternative cfc  couches  différentes  de  roches  de  formation 
à peu  près  contemporaines  a plus  d’un  exemple  dans  les 
montagnes.1 

‘ • - . ilC  • ' . -,  % v,..'  ; . ♦ ' 

(*)  Même  observation  que  dans  la  note  sur  l’article  5°. 

• : LU  ■ " . ’ . 
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' lo®.  11  y a beaucoup  de  pays  basaltiques  où  le  basalte 
ne  se  trouve  que  sur  les  sommités  , et  l’on  voit  évidem- 
ment par  la  correspondance  des  couches  que  toutes  ces 
sommite's  ont  fait  partie  d’une  seule  et  même  couche  qui 
a recouvert  tout  le  pays  : or , ce  n’est  pas  là  la  nature 
des  dc'pôts  volcaniques  ; ils  forment  des  courans  qui 
prennent  une  direction  de'termine'e  , et  on  ne  connaît  de 
semblables  exemples  de  dépôts  aussi  vastes  , que  parmi 
les  roches  produites  par  l’eau  , et  surtout  parmi  les  roches 
stratilormes. 

1 1°.'  Le  basalte  n’a  aucune  apparence  de  fusion  : chauffé 
dans  un  fourneau,  il  se  fond  en  verre  ; il  est  vrai  que  , 
d’après  les  expe'riences  de  M.  Haies  , on  en  obtient  aussi 
une  masse  pierreuse;  et  il  faut  bien  que  cela  puisse  ar- 
river , puisque  la  nature  en  produit  dans  les  yolcans 
brùlans  ; mais  ces  cas  sont  fort  rares , et  M.  Haies  a très- 
bien  observe'  (pie , dans  ses  expériences , cela  dépendait 
d’un  refroidissement  ménagé  : or  , il  faudrait  donc  sup- 
pose^ que  cette  circonstance  s’est  rencontrée  constam- 
ment lors  des  éruptions  volcaniques  , que  l’on  suppose 
avoir  produit  les  montagnes  de  trap.  * 

, ia°-  On  a voulu  attribuer  la  division  prismatique  du 
basalte  à l’eau  de  la  mer , qui , dit-on  , couvrait  alors  tout 
le  terrain  sur  lequel  ces  lavas  ont  coulé  : cela  est  pos- 
sible ; mais  ce  refroidissement  accéléré  aurait  dû  , sui- 
vant les  expériences  de  M.  Haies  , donner  aux  laves  une 
apparence  vitreuse  ; ce  qui  n’a  pas  lieu  même  dans  des 

portions  de  leur  masse. ■ . 

i3°.  La  forme  conique  des  montagnes  basaltiques  ne 
prouve  rien  : ilr  est  vrai  que  cette  forme  est  celle  des 
montagnes  volcaniques  , mais  c’est  en  général  celle  de 
toutes  les  montagnes  dont  les  flancs  ’sont  couverts  de 
substances  terreuses  : les  matières  fondues  , les  cendres  , 


vnirt 
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•ntÀrj  donnent  cette  forme  aux  volcans  , et  si  les  montagnes 
ïicoKDAjass.  bassdtiques  prennent  aussi  pins  particulièrement  cette  ap- 
parence , c’est  que  leurs  débris  se  de'composent  très-fa- 
cilement et  se  réduisent  très-promptement  à l’état  ter- 
reux , en  sorte  qu’ils  forment  naturellement  des  talus  sur 
les  flancs  des  montagnes. 

D’ailleurs  , la  forme  conique  des  montagnes  basaltiques 
n’est  pas  celle  des  volcans  brùlans  j les  premières  sont 
des  cônes  isolés  les  uns  des  autres  , presque  égaux  en 
hauteur  : au  lieu  que  les  montagnes  volcaniques  sont  de 
» grandes  élévations  conoides  , dont  les  pentes  et  les  flancs 

sont  chargés  de  petites  Sommités-coniques. 

On  pourrait  étendre  bien  davantage  cette  suite  de  mo- 
tifs sur  lesquels  l’une  e*t  l’autre  théorie  sont  fondées  ; 
mais  de  plus  longs  "détails  seraient  ici  déplacés  (*)  : le 
tems  amènera  peut-être  quelque  jour  la  solution  définitive 
' de  ce  grand  problème  de  géologie.  Dolomieu  s’en  oc- 
cupait beaucoup  j et  sans  doute  qu’il  eût  réussi  à réunir 
: 9 

(*)  On  a pu  observer  que  les  points  de  division  sont  sou- 
vent des  choses  de  fait , comme  l’existence  des  scories , de» 
vitrifications , celles  des  cratères , etc.  Je  ne  prétends  pas  en 
discuter  la  légitimité. 

Peut-être  que  l’un  et  l’autre  parti  trouveront  que  je  n’ai 
pas  assez  fait  valoir  leurs  motifs  , ou  que  j’en  ai  oublié  d’im- 
portans....  Je  ne  le  crois  pas.  J’ai  dû  chercher  à les  réunir 
tous  , au  moins  les  principaux  ; mais  j’avoue  que  s’il  m’en 
était  échappé  , je  m’en  consolerais  facilement  si  je  croyais 
que  cela  pût  donner  lieu  aux  partisans  des  dieux  opinions  de 
publier  denouveaux  mémoires  pour  prendre  eux-mêmes  leur 
défense,  Il  y along-tems  que  cette  grande  querelle  est  assou- 
pie , et  il  est  probable  que  l’on  a réuni  de  part  et  d’autre  des 
observations  nouvelles. 


Digitized  by  Google 


rocher  secondaires.  619 

les  deux  partis  en  tin  seul  si  la  mort  ne  ftt  venue  le 
frapper  au  milieu  de  scs  travaux.  Il  n’adoptait  aucune  des 
deux  opinions  j il  était  persuade  que  l’une  et  l’autre  étaient 
admissibles  suivant  les  localités  , parce  qu’ayant  vu  sou- 
vent , dans  les  produits  des  volcans  brûlans  de  l’Italie , 
des  roches  tout-à-fait  semblables  aux  basaltes  et  même  à 
d’autres  roches  primitives,  il  avait  reconnu  par  une  longue 
expe’rience,  qu’il  n’y  avait  que  des  caractères  de  localité 
qui  pussent  de'cider  de  l’origine  des  unes  et  des  autres. 
II  avait  observé,  d’après  ce  principe,  quelques  pays  ba- 
saltiques , entre  autres  l’AiOergue  et  le  Vicentin , et  il  les 
avait  regardés  comme  volcaniques.  Je  cite  principalement 
ces  deux  exemples  , parce  que  je  sais  que  plusieurs  cé- 
lèbres minéralogistes  de  l’Allemagne  sont  d’un  avis  con- 
traire.. 1 


QUATRIEME  CLASSE. 

A U EGESCUWEM  M T E GE  BI R G S A RTE  N. 

no  en  es  s’uiuyios  (*). 

Leur  nom  désigne  assez  la  manière  dont  ils  ont  été 
formés  et  leur  nature.  Ce  ne  sont  en  effet  que  des  atter- 
rissemens  ou  des  masses  composées  de  débris  terreux  et 
pierreux  des  anciennes  roches  charriées  par  les  eaux  , et 
déposées  en  couches  à peu  près  horizontales  sur  la  sur- 
face de  la  terre. 

On  distingue  les  al  lavions  en  deux  espèces  : celles  qui  ’ 
ont  eu  lieu  sur  les  montagnes , et  celles  qui  couvrent  les 
plaines. 


(*)  Voyez  l’Introduction , pages  55  et  49. 
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Les  alluvions  des  montagnes  peuvent  se  trouver , ou 
dans  les  vallons , ou  sur  les  plateaux. 

Les  premières  ne  sont  en  ge'ne'ral  que  des  débris  des 
montagne»  environnantes  : leur  base  principale  est  une 
masse  argileuse  ou  calcaire  , en  parties  fines,  peu  colié- 
rentes  : ou  y rencontre  quelques  fragmens  de  roebes  , et 
surtout  c’est  là  que  l’on  trouve  tous  les  minéraux  qui , par 
leur  dureté  ou  leur  te'nacité  , ont  pu  e'chapper  aux  frolte- 
mens  et  aux  chocs  réitérés  qui  ont  lieu  lorsque  les  eaux 
charrient  les  débris  des  roches.  Tels  sont  les  saphirs  , 
les  rubis  , les  chrysolithes  , les  hyacinthes  et  autres  pierres 
précieuses  j et  de  même  quelques  mines  métalliques , telles 
que  la  mine  d’étain ‘certaines  mines  de  fer,  des  paillettes 
d’or  , etc.  Tous  ces  minéraux  ont  été'  primitivement  mé- 
langés dans  quelques  roches  ; mais  il  y en  a beaucoup 
dont  on  ignore  le  véritable  gissement,  et  la  plupart  ne 
proviennent  que  de  ces  sortes  de  dépôts.  Il  y a des  ex- 
ploitations établies  en  quelques  endroits  , pour  l’or  et 
l’étain  qu’elles  contiennent.  Comme  cette  extraction  se 
fait  par  le  lavage  , on  a nommé  ces  dépôts  d’alfuvion 
se ifengebirgsaftcn  , de  seifenlaver  (*).  Ils  sont  quelquefois 
recouverts  de  couches  de  tourbe. 

Les  alluvions  qui  recouvrent  les  plateaux  , sont  des 
argiles  ou  terres  glaises. 

Les  alluvions  ou  atterrissemens  des  plaines  consistent 
en  couches  ou  bancs  de  galets , de  graviers , de  sables , 
d’argiles  , de  tourbes  , de  tuf  calcaire  , quelques  espèces 


(■*)  Seifen  veut  dire  littéralement  savonner;  mais  on  l’a 
employé  pour  désigner  l’opération  du  lavage  des  mines, 
comme  on  a désigné  par  seifenwerk  le  lieu  de  ces  exploi- 
tations de  mines  d’alluvion. 
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de  houilles  , de  bois  , des  terres  et  autr  es  matières  bitu- 
mineuses.. 

Ces  sortes  d’alluvions  sont  quelquefois  distinguées  en 
quatre  sortes  de  terrains  diôerens. 

1».  Les  terrains  sablonneux  , qui  renferment  plus  par- 
ticulièrement des  galets  , des  graviers  , des  sables  , avec 
très-peu  d’argile  : dans  quelques  endroits  on  y trouve  des 
coquillages  marins  , du  succiu  , quelques  paillettes  d’or  , 
etc.  Ces  terrains  sont  surtout  aux  bords  de  la  mer  et  à 
l’embouchure  des  fleuves. 

30.  Les  terrains  limoneux.  Les  couches  d’argile  , de 
glaise  , de  terre  à potier  y dominent  : on  y trouve  de  la 
mine  de  fer  re'niforme  ( eisenniere  ) et  quelques  couches 
de  sables  , de  galets.  Ces  terrains  occupent  principale- 
ment les  plaines  basses  qui  séparent  les  chaînes  de  mon- 
tagnes. 

5".  Les  terrains  marécageux.  On  n’y  rencontre  presque 
exclusivement  que  les  produits  de  végétaux  décomposés  , 
certaines  houilles  , des  tourbes  , des  bois  et  terres  bitu- 
mineux , des  couches'  de  fer  limonneux  : les  sables  et  les 
argiles  y sont  peu  abondans.  Le  gîte  ordinaire  de  ces 
terrains  est  dans  les  endroits  les  plus  creux  des  plaines 
et  des  vallées. 

4°.  Les  terrains  de  tufs.  Ce  sont  des  couches  d’un 
dépôt  calcaire  formé  par  les  eaux  sur  des  végétaux , qui , 
étant  ensuite  détruits  , donnent  à la  masse  une  contex- 
ture spongieuse  et  une  grande  légèreté  , légéreté  qui  fait 
rechercher  les  tufs  pour  les  constructions  : on  en  fait 
aussi  des  pierres  à filtrer.  Outre  différens  débris  de  plantes 
qui  restent  souvent  dans  les  tuis  , on  y rencontre  encore 
quelques ' dépouilles  d’animaux  terrestres,  des  coquilles 
fluviatiles  , etc.  On  en  trouve  des  bancs  considérables 
dans  les  vallées  et  aux  bords  de  la  mer  et  des  fleuves , 
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dans  les  endroits  qui  ont  été  autrefois  occupas  par  les 
eaux. 

Au  reste , ces  quatre  sortes  d’alluvions  ne  sont  pas  tel- 
lement distinctes , qu’elles  ne  se  trouvent  re'unies  quel- 
quefois dans  le  même  lieu.  Ces  terrains  constituent  le 
sol  de  presque  tout  le  nord  de  l’Europe , depuis  la  Hol- 
lande jusqu’en  Russie , à travers  la  Prusse , la  Poméranie  , 
etc.  mais  on  en  trouve  aussi  dans  toutes  les  plaines  des 
autres  pays. 


CINQUIEME  CLASSE. 

VULXANISCBE  G E X I RG  SAUTE  TT. 

ROCHES  VOLCANIQUES. 

Le  nom  que  l’on  a donne'  à ces  roches  désigne  asset 
quelles  sont  les  produits  des  e'ruptions  volcaniques  ; nean- 
moins" cette  classe  comprend  également  les  roches  qui 
ont  été  alte're'es  par  les  feux  souterrains  , c’est-à-dire , 
par  les  houilles  emhrase'es  : elles . sont  distinguées  des 
autres  par  le  nom  de  roches  pseudo-volcaniques. 

ROCHES  VOLCANIQUES  PROPREMENT  DITES. 

Ce  n’est  point  ici  le  lieu  de  rapporter  les  circonstances 
qui  précèdent  et  accompagnent  les  éruptions  des  volcans , 
ni  de  dépeindre  leurs  terribles  effets  sur  les  pays  qui  les  eu- 
vironnent  , encore  moins  de  chercher  à indiquer  les  causes 
qui  déterminent  ces  grands  phénomènes  : il  s’agit  uni- 
quement de  classer  et  de  décrire  les -différentes  masses  qui 
ont  été  rejetées  du  sein  de  la  terre  par  ces  éruptions , et 
qui  ont  recouvert  souvent  des  contrées  entières.  L’ctude 
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de  ces  roches  est  la  base  principale  de  l’histoire  des  vol- 
cans j et  d’ailleurs,  on  a vu  ci-dessus  que  cette  étude 
était  lie’e  essentiellement  à celle  de  plusieurs  roches  for- 
mées par  l’eau.  ( Les  traps  secondaires.  ) 

M,  Werner  s’est  fait  une  loi  de  ne  porter  de  jugement 
décisif  que  sur  ce  qu’il  a vu  de  ses  propres  yeux , et  d’après 
ce  principe  il  a toujours  évité  d’entrer  dans  beaucoup 
de  détails  , relativement  aux  roches  volcaniques  j il  les 
partage  en  trois  divisions  : i°.  laves  et  autres  matières 
qui  ont  été'  fondues  ; 2°.  déjections  boueuses  , cendres  , 
tufs  j 3".  roches  rejetées  par  les  volcans." 

On  ne  peut  nier  que  l’on  ne  puisse  absolument  com- 
prendre tous  les  produits  volcaniques  dans  ces  trois  gran- 
des divisions  j mais  on  doit  observer  que  la  première  de- 
vant en  renfermer  la  majeure  partie , et  les  plus  impor- 
tants , il  est  de  toute  nécessité  de  la  partager  en  beaucoup 
de  subdivisions  j c’est  ce  qui  n’a  pas  été  fait , si  ce  n’est 
très-imparfaitement  dans  les  Traités  de  minéralogie , ou 
les  roches  en  général  sont  décrites  d’après  la  méthode 
de  M.  Werner. 

Le  naturaliste  des  volcans  , Dolomieu , dont  la  mort 
prématurée  a plongé  dans  le  deuil  tous  les  amis  des  scien- 
ces , ayant  reconnu  que  ces  méthodes  confuses  , suivant 
lesquelles  on  classait  les  produits  volcaniques  , étaient  un 
grand  obstacle  à l’étude  des  volcans  , s’est  occupé  d’en 
donner  une  nouvelle  distribution  méthodique  ( X d.  Ph . 
1794  , p.  102  ),  dans  laquelle  il  a eu  pour  but  principal  de 
rapprocher  toutes  les  substances  qui  sont  les  produits  des 
mêmes  opérations  volcaniques  ( ai  on  peut  employer  ce 
mot  ) , et  de  séparer  au  contraire  celles  qui  en  apparence 
semblables  sont  des  produits  d’opérations  différentes. 

En  suivant  ce  principe  , deux  grandes  divisions  se  pré- 
sentent parmi  les  matières  rejetées  par  les  volcans  : celles 
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que  le  feu  a modifiées  et  celles  que  le  feu  n’a  pas  modifiées  J 
Dolomieu  en  forme  ses  deux  premières  classes. 

1 . Parmi  les  matières  minérales  modifiées  par  le  feu  des 
volcans , et  c’est  le  plus  grand  nombre , les  unes , après 
avoir  coule' , ont  repris , en  refroidissant  , leur  contexture 
pierreuse , et  souvent  au  point  qu’on  n’y  reconnaît  plus 
aucune  trace  de  fusion  ; d’autres  ne  s’e’tant  pas  trouve’es 
dans  les  mêmes  circonstances  , ont  conserve'  des  marques 
de  l’action  du  feu  , et  se  pre'sentent  sous  la  forme  de  la- 
ves poreuses  , de  scories  , de  verres  , de  cendres , etc. 

2.  Les  matières  minérales  non  modifiées  parlefeu  sont, 
ou  des  fragmens  de  roches  primitives  rejetées  par  les 
volcans  , et  que  l’on  trouve  tantôt  isolés  , tantôt  empâtés 
au  milieu  des  laves  ou  des  matières  terreuses  qui  , pé- 
nétrées d’une  grande  quantité  d’eau  , ont  formé  des 
dépôts  connus  sous  le  nom  de  laves  boueuses , de  tufs 
volcaniques  , etc» 

Ces  produits  volcaniques  qui  viennent  d’être  indiqués  , 
sont  les  résultats  immédiats  des  éruptions  ; mais  ces 
masses  éprouvent  après  leurs  dépôts  , différens  cliange- 
mens  dont  l’observation  est  essentiellement  liée  à l’étude 
des  volcans.  • 

3.  La  chaleur  qui  a opéré  la  fusion  des  laves , les  en- 
tretient quelquefois  pendant  très-long-tems  dans  un  état 
de  liquidité , au  moins  à l’extérieur , et  s’y  conserve 
même  encore  long-tems  après  qu’elles  sont  devenues 
entièrement  solides.  Cette  haute  température  donue  lieu 
à la  volatilisation  de  diverses  substances  qui  se  subli- 
ment dans  les  parties  supérieures  déjà  refroidies. 

4-  Cette  même  chaleur  des  laves  , ou  souvent  celle  de 
quelques  foyers  volcaniques  peu  actifs  qu’elles  ont  re- 
couverts, occasionne  un  dégagement  continuel  de  vapeurs 
sulfureuses  , ou  plutôt  sulfureuses  acides  qui  , pénétrant 

les 
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les  laves  , les  dénaturent  entièrement  , et  donnent  lieu 
à beaucoup  de  produits  nouveaux  qu’il  est  important 
d’<ÿ>server. 

5.  Enfin  à cette  sorte  d’alteration  , qui  est  souvent  as- 
sez rapide  , s’en  joint  une  autre  un  peu  plus  lente  , mais 
plus  ge’nèrale  , produites  par  les  eaux  pluviales  et  toutes 
les  autres  vicissitudes  atinosphc'riques  , d’où  il  résulte 
des  infiltrations  , des  décompositions  , et  enfin  une  des- 
truction totale  des  laves  , et  leur  passage  à l’e'tat  terreux. 

Telle  est  la  marche  que  l’on  va  suivre  dans  la  descrip- 
tion des  produits  volcaniques  (*). 


(*)  Cette  distribution  est  presqu’cntiérement  conforme 
à celle  du  citoyen  Dolomieu.  11  n’y  a d’autre  différence 
qu’en  ce  que  j’ai  placé  les  produits  de  la  sublimation  après 
les  roches  rejetées  intactes  , et  que  j’ai  supprimé  l’appendice 
relatif  aux  modifications  de  forme  , devant  en  traiter  à l’ar- 
ticle des  laves.  J’ai  supprimé  également  la  classe  cinquième , 
qui  comprend  les  substances  non  volcaniques  qui  ont  quel- 
que rapport  avec  les  volcans  ; il  s’agit  ici  uniquement  de 
décrire  les  roches  volcaniques  , au  lieu  que  la  classification 
de  Dolomieu  devait  servir  de  base  à une  histoire  générale 
des  phénomènes  volcaniques  , qu’il  est  bien  à regretter  qu’il 
n’ait  pas  complétée.  Tout  ce  qu’il  en  a publié  dans  le 
Journal  de  Physique , 1794 , tome  1 , p.  102  et  406  , et 
tome  2 , p.  81  , ne  va  pas  au-delà  des  laves  compactes. 
J’afr puisé  les  autres  détails  dans  l’extrait  que  j’ai  fait  d’un 
cours  de  Géologie  qu’il  fit  à l’Ecole  des  mines  en  1797  ; et 
l’on  peut  y avoir  d’autant  plus  de  confiance  , que  mon  col- 
lègue et  ami  Louis  Cordier  m’a  communiqué  son  extrait  du 
même  cours  , qui  est  beaucoup  plus  détaillé  et  plus  exact , 
l’ayant corrigé  et  refait  cntiéremeuten  Egypte , souslesyeux 
et  d’après  les  avis  même  du  citoyen  Dolomieu. 

Minéral,  élém.  Tom.  H.  R r 
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J.  Matières  volcaniques  modifiées  par  le  Jeu. 

Celte  classe  se  partage  en  deux  divisions  : (a)  matiè- 
res miné/ales  qui  n'ont  conservé  aucune  tracç  de  faction 
du  Jeu  , ou  laves  compactes  en  général , et  (b)  matières 
minérales  qui  ont  été  plus  ou  moins  changées  dans  leur 
constitution. 

a.  Laves  compactes. 

Les  laves  compactes  sont  en  tout  semblables  à cer- 
taines rocbes  de  terrains  forme's  par  la  voie  humide  , et 
- - * il  est  très-difïïcile  de  les  en  distinguer.  Parmi  ces  laves  , 

les  unes  ont  une  apparence  homogène  , et  ressemblent 
beaucoup  aux  basaltes  j d’autres  sont  rnèlange'es  de  dif- 
férons minéraux  cristallise's  , et  prennent  l’apparence  des 
granits  , des  porphyres  et  de  plusieurs  traps  secondaires. 
Le  citoyen  Dolomieu  partage  les  laves  compactes  en 
quatre  genres , suivant  la  nature  de  leur  base  : 

i . Laves  compactes  qui  ont  pour  base  des  roches  argilo- 
\T"ilV^îugl-i^rri'S'neuses  (*)•  Les  laves  ont  communément  une  con- 
neuses.  leur  noire  plus  ou  moins  foncée  , rarement  grise  ou  brune  : 
leur  cassure  est  imparfaitement  conchoïde  t leur  contex- 
ture très-compacte  : elles  sont  plus  dures  , mais  plus  cas- 
santes que  les  traps , assez  sonores , très-pesantes  : elles» 
se  fondent  au  chalumeau  eu  une  scorie  noire  ; elles  atti- 
rcnt  l’aiguille  aimantée  ; elles  donnent  par  l’expiration 
l’odeur  argileuse  : cette  lave  est  une  des  plus  communes 
da  ns  les  pays  volcaniques  , surtout  dans  les  couraus  sortis 
de  l’Etna  ,*  qui  en  sont  presque  entièrement  composées. 

' Il  est  rare  qu’elles  soient  homogènes  ; elles  sont  au 
contraire  presque  toujours  mélangées  de  différens  miné- 

(*)  Le  citoyen  Dolomieu  désigne  en  général  parce  nom  , 
des  traps  , des  roches  de  hornblende  en  masse  , des  kiesel- 
schiefer.  ( Voyez  son  Mémoire  sur  les  roches  composées.) 
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raux  ; ceux  que  l’on  y a observe’*  le  pin*  souvent  , sont  le 
feldsphath  , l’an  pi  te  , la  hornblende  , le  grenat , la  leucite  , 
l’olivine  , le  mica  (*). 

2.  Laves  compactes , qui  ont  eu  pour  hase  Te  péfmsi-  Laves  compacte! 
lex(**).  Leur  couleur  est  très-variable  : il  y en  a de  gri-  pétrosiliceuses. 
ses  , de  noires  et  même  de  blanqhes  , mais  toutes  perdent 
leur  couleur  lorsqu’on  les  expose  au  feu;  leur  cassure  est 
parfaitement  conehoïde;  leurgrain  très-fin  et  très-serre'  ; 
elles  ressemblent  à certains  bornstein  ; elles  n’attirent  pa! 

J’aiguille  aimantée  ; elles  donnent  un  peu  l’odeur  argi- 
leuse ; elles  se  fondent  au  chalumeau  en  un  verre  blanc. 

Ces  laves  sont  beaucoup  plus  rarement  homogènes 
rpie  les  pre'cédentes  : on  y trouve  très-souvent  des  grains 
de  feldspath  , quelquefois  de  la  hornblende  , du  mica  : 
les  leucites  y sont  très-rares. 

On  trouve  des  laves  de  ce  genre  dans  les  lies  Ponces  , 
dans  les  monts  Eugane'cns  en  Auvergne  , etc. 

5.  Laves  compactes  à base  de  granités  : elles  sont  ainsi  Laves  compactes 
nommées,  parce  qu’elles  ressemblent  à de  vrais  granités  , 8l*nit"lue*. 
et  qu’elles  en  renferment  tous  les  éle'inens  : le  feldspath 

(*)  Ou  est  assez  partagé  sur  l’origine  de  ces  cristaux  : les 
uns  croient  qu’ils  ont  cristallisé  dans  les  laves  ; d’autres  , 
qu’ils  faisaient  partie  d’autres  roches  que  le  volcan  a dés- 
agrégées , et  qu’ils  ont  été  projetés  dans  la  lave  encore 
fluide;  d’autres  enfin,  qu’ils  faisaient  partie  des  roches 
même  qi.i  ont  servi  de  base  à la  lave.  Le  citoyen  Dolomieu 
était  de  cette  dernière  opinion. 

{**)  Nous  avons  déjà  eu  plusieurs  occasions  de  citer  le 
pétrosiiex  de  Dolomieu  ; il  comprend  certains  bornstein  de 
Werner  , mais  non  pas  tous  ( voyez  tome  i , pag.  261  )y 
et  en  outre  le  pechstein  , le  feldspath  eu  masse  , et  peut- 
être  quelques  thonschiefer. 

R r 2 
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y domine  assez  souvent  j il  est  en  masses  lamclleuses  (a 
en  grains  , plus  rarement  en  cristaux:  on  y trouve  aussi 
des  cristaux  de  hornblende  , de  mica,  d’augite. 

Ces  sortes  de  laves  ont  beaucoup  de  rapports  avec 
celles  à bases  de  pe'trosilex  : on  les  trouve  presque  tou- 
jours dans  les  mômes  volcgns  , et  le  passage  des  unes  aux 
autres  se  fait  par  des  nuances  insensibles.  Les  volcans 
e'teints  d’Auvergne  , ceux  des  bords  du  Rhin  et  du  Vi- 
centin  , les  lies  de  Lipari  , les  îles  Ponces  en  renferment 
beaucoup  : le  volcan  c’tcint  de  Santafiora  en  Toscane  en 
est  presque  entièrement  compose'. 

4-  Laves  compactes  â base  de  leucite  : ces  laves  sont 
assez  rares  : ou  n’a  même  jamais  observe'  de  courant  qui 
en  fût  entièrement  compose'  j elles  se  rencontrent  auprès 
du  Ve'suve  et  dans  les  volcans  e'teints  des  environs  de 
Rome.  On  a déjà  vu  que  la  leucite  se  trouvait  quelque- 
fois mc’lange'e  dans  les  laves  compactes  ; mais  dans  celles- 
ci , elle  est  tellement  abondante,  ses  cristaux  y sont  tel- 
lement presses  , que  la  masse  prend  peu  à peu  l’apparence 
compacte  : elle  est  quelquefois  mêlange'e  de  cristaux  de 
hornblende  , d’augite  et  de  mica. 

Les  laves  compactes  affectent  souvent  une  configura- 
tion régulière  : elles  sont  en  prismes  , en  tables  ou  en 
boules  : ce  sont  principalement  celles  à base  argilo-fer- 
rngineuse  , qui  présentent  ce  caractère.  On  a vu  ci-dessus, 
à l’article  des  basaltes  , qu’ils  affectaient  aussi  très-ordi- 
nairement ces  formes  régulières  , et  que  c était  une  des 
principales  causes  des  discussions  qui  s’e'taient  e'ieve'es 
Sur  son  origine  ( p.  606  ). 

’ Ces  laves  compactes  argilo-ferrugineuses  ont  egale- 
ment e’tc  nommées  basaltes. 

• L’opinion  de  Dolomieu  était  que  cette  division  pris- 
matique ou  en  tables  était  due  à un  refroidissement  subit 
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(les  laves  ; ce  qui  était  fonde'  sur  ce  que  , dans  les  terrains 
volcaniques  de  l’Italie  , ce  n’est  presque  que  sur  les  riva- 
ges de  la  mer  que  l’on  observe  des  laves  prismatiques. 

Quant  aux  laves  globuleuses  , elles  sont  Irèi-commu- 
nes  et  se  rencontrent  presque  dans  tous  les  courans  de 
laves  : on  n’a  pu  encore  donner  une  explication  satisfai- 
sante de  leur  origine. 

Les  laves  compactes  se  rencontrent  géne’ralemenf  dans 
le  centre  des  grands  courans  de  laves  ; les  autres  laves  , 
ainsi  que  les  scories  , les  vitrifications  dont  il  va  être 
question  , occupent  plus  ordinairement  la  surface. 

b.  Matières  volcaniques  quiontélé plus  ou  moins  changées 
parle  Jeu  des  volcans. 

Ce  second  genre  de  produits  volcanique»  a eu  le» 
mêmes  bases  que  les  laves  compactes  ; mais  ces  bases 
ont  e'prouve'  des  modifications  différentes  dont  il  leur  est 
resté  des  traces  dans  lesquelles  on  ne  peut  méconnaître 
l’action  du  feu.  La  présence  et  l’action  de  l’air  atmosphé- 
rique , le  dégagement  de  quelques  fluides  élastiques  , 
joint  à une  disposition  plus  ou  moins  graude  des  matiè- 
res fondues  à passer  à l’état  de  verre  ou  de  scorie , sont 
les  causes  principales  qui  out  déterminé  dans  ces  laves 
ces  sortes  de  modifications.  On  pourrait  réduire  en  gé- 
néral ces  modifications  à trois  : le  boursouflement , la 
vitrification  et  le  calcination  ; mais  comme  ces  effets  11’ont 
pas  eu  lieu  isolément , et  qu’ils  ont  été  au  contraire  com- 
binés de  différentes  manières  , il  en  est  résulté  un  plus 
grand  nombre  de  produits  différens  qu’il  faut  décrire 
séparément.  Ces  produits  volcaniques  sont  des  laves 
boursouflées,  des  scories , des  verres  compactes,  des  verres 
èoursoiifle's, des  sables  ou  cendres, des  matières  agglutinées 
«t  des  matières  calcinées. 


Lavej 

boursouflées. 


Scories. 


* 
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i . Laves  boursouflées.  Il  n’y  a communément  que  le» 
laves  voisines  de  la  surface  des  courans  qui  soient  bour- 
souflées : toutes  les  laves  compactes  peuvent  prendre  ce 
caractère  , mais  plus  particulièrement  celles  à bases  argilo- 
ferrugineuses  ; les  cavités  de  celles-ci  sont  ordinairement 
sphériques  , au  lieu  que  celles  des  autres  laves  boursou- 
flées sont  alougées  et  plus  petites  ; ce  qui  dépend  d’un 
commencement  de  vitrification  qui  leur  donne  une  con- 
texture un  peu  fibreuse.  Le  citoyen  Dolomieu  les  a dis- 
tinguées sous  les  noms  de  laves  boursoujlèes  cellulaires  , et 
laves  bout  souflées fibreuses  : ces  dernières  sont  infiniment 
plus  rares  ; il  pense  que  ces  boursouflemens  ont  été  pro- 
duits par  le  dégagement  de  fluides  élastiques  , qui  dans 
les  unes  ont  été  contenus  par  la  simple  pression , et  dans 
les  autres  par  une  sorte  de  viscosité  particulière. 

Les  laves  boursouflées  cellulaires  sont  souvent  em- 
ployées à faire  des  meules  de  moulin  i l’architecture  les 
emploie  aussi  dans  la  construction  des  voûtes  , qui  joi- 
gnent a une  grande  solidité  l’avantage  d’être  très-légères. 

Scories.  On  distingue  par  ce  nom  des  produits  volca- 
niques qui  ont  plus  ou  moins  de  ressemblance  avec  les 
scories  de  forges  : la  couleur , la  contexture  , la  forme 
est  à peu  près  la  même  ; elles  se  ressemblent  toutes  , 
quelle  que  soit  la  matière  qui  leur  ait  servi  de  base  : on 
les  a long-tems  confondues  avec  les  laves  boursouflées  j 
mais  outre  que  leurs  cavités  sont  infiniment  plus  nom- 
breuses , et  que  leur  contexture  et  leurs  formes  exté- 
rieures , souvent  bisarres  et  contournées  , les  font  recon- 
naître , on  peut  dire  qu’en  général  elles  ne  conservent 
pas  , comme  celles-ci , le  caractère  des  pierres  qui  leur  ont 
servi  de  base  ; ce  qui  parait  tenir  à . l’action  de  l'air  , et 
probablement  aussi  à la  présence  du  soufre. 

Au  reste  , il  y a des  passages  insensibles  , des  laves 
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boursouflées  aux  scories  , comme  il  y en  a egalement 
des  laves  compactes  aux  laves  boursouflées. 

On  distingue  les  sennes  pesantes  et  les  scories  légères  : 
celles-ci  sont  plus  légères  que  l’eau  , et  la  Méditerranée 
en  est  quelquefois  couverte  dans  le  tems  .des  e’ruptions  f 
principalement  aux  environs  de  Stromboli  ; elles  consti- 
tuent la  majeure  partie  des  montagnes  volcaniques  dont 
les  laves  avaient  une  base  argilo-ferrugineuse.  Les  petites 
«ommite's  coniques  qui  sont  sur  les  flancs  de  l’Etna  , 
plusieurs  montagnes  des  Cordillières  , en  sont  entièrement 
formées  j souvent  aussi  elles  sont  lancées  par  les  cratè- 
res en  petits  fragmcus  arrondis.  Ces  scories  s’altèrent 
assez  facilement  par  tes  eaux  ; c’est  ce  qui  fait  qu’on  n’en 
voit  plus  sur  les  anciennes  laves. 

On  doit  réunir  aux  scories  une  matière  volcanique  , 
qui  est  également  un  produit  de  la  scorification  , quoi-, 
quelle  n’en  conserve  plus  les  caractères  : il  s’agit  de  la 
pouzzolane  noire. 

On  a nommé  en  général  pouzzolanes  ( du  nom  de  la 
ville  de  Pouzzoles  ) des  matières  volcaniques  terreuses  , 
qui , mélangées  avec  de  la  chaux  , produisaient  un  excel- 
lent mortier.  C’est  dans  les  couraus  anciens  que  l’on 
trouve  les  bonnes  pouzzolanes  j celles  des  laves  mo- 
dernes donnent  un  mauvais  mortier  ; ce  qui  parait  dé- 
pendre d’une  modification  particulière  que  ces  dépôts 
volcaniques  anciens  ont  reçue  peu  à peu  des  eaux  j mais 
il  ne  faut  pas  que  la  pouzzolane  .soit  devenue  trop  ter- 
reuse , car  alors  elle  a perdu  toutes  ses  propriéte’s. 

On  distingue  trois  sortes  de  pouzzolanes  : la  pouzzolane 
no/re, qui  est  un  détritus  de  scories  : \a pouzzolane  blanche, 
qui  n’est  composée  que  de  pierres-ponces  , et  la  pouzzo- 
Jane  rouge , qui  appartient  aux  produits  de  la  calcination. 

3°.  Verres  çorppaptez-  Les  vitrifications  volcaniques  sont 


POOTZoUu* 
nuire.  . 


Verres  compactes 
ou  laves  vitrt'incs» 
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en  general  assez  rares  , et  sur-tout  les  verres  compactes. 
Ils  ont  tout-à-fait  l’aspect  d'un  verre  commun.  Ils  sont 
translucides  , souvent  noirs  , quelquefois  bleuâtres  ou 
verdâtres  , très-rarement  blancs  ; ils  affectent  quelquefois 
la  configuration  prismatique.  Le  citoyen  Dolomieu  en  a 
observe  de  semblables  ' dans  le  cratère  du  Vésuve.  Tous 


ces  verres . compactes  ont  eu  pour  base  les  roches  pétro- 
siliceuses  et  le  feldspath  -,  aussi  ils  en  conservent  la  fusi- 
bilité' en  e'maii  blanc  ; ce  qui  donne  un  très-bon  caractère 
pour  les  distinguer  des  verres  artificiels. 

C’est  ici  qn’il  faut  rapporter  X obsidienne  d’Islahde. 
( Voyez  t.  i , p.  288.  ) 

4».  Verres  boursouflés.  Lorsque  l’on  soumet  les  verres 
Terres  compactes  à l’action  du  feu  de  nos  fourneaux  , il  s’en 
boursouflés  ou  de'gage  une  grande  quantité' de  bulles  qui  produisent  dans 
pierres pouec^.ja  masse  uue  boursouflure  considérable.  Cette  ope'ratiou 
est  absolument  la  même  que  celle  de  la  nature  pour 
produire  les  verres  boursoufle's  ou  pierres-ponces.  Elles 
ont  la  même  base  que  les  verres  compactes  ; seulement 
cette  base  a éprouvé'  un  degrc'  de  feu  beaucoup  plus 
violent  : elles  sont  aux  verres  compactes  ce  que  les 
scories  sont  aux  laves  compactes. 

Leur  tissu  est  compose'  de  fibres  brillantes  soyeuses  ; 
elles  sont  âpres  au  toucher  , très-le'gères  et  souvent  sur- 
nageantes. Leur  couleur  varie  : il  y en  a des  blanches  , 
des  brunes  , des  jaunes  , des  noires  ; mais  toutes  se  fon- 
dent au  chalumeau  , en  un  e'maii  blanc  , caractère  qui  se 
rencontre  egalement  dans  les  verres  compactes , et  qui 
de'note  une  base  pe'trosiliceuse  ; elles  renferment  quel- 
quefois des  cristaux  , surtout  des  faldspath.  ( Voyez  ce 
qui  a déjà  été  dit  de  la  pierre-ponce  , t.  1 , p.  445.) 


, Terre  capillaire. 


Le  citoyen  Dolomieu  place  à la  suite  des  pierres-pon- 
ces un  verre JUandreiiot  ou  capillaire , de  couleurnorrâtre. 
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qui  a été  rejeté  en  grande  quantité  dans  une  éruption 
du  volcan  de  l’ile  de  Bourbon  : on  n’en  a pas  encore 
observé  de  semblable  dans  aucun  autre  volcan  : ua  léger, 
coup  de  feu  le  fond  en  émail  blanc. 

Enfin  , on  doit  encore  réunir  aux  pierres-ponces  la  Fouzxolan* 
pouzzolane  blanche  , qui  n’est  autre  chose  que  le  produit  Planche, 
de  leur  détritus  et  de  leur  décomposition  : c’est  l’espèce 
de  pouzzolane  la  plus  estimée.  ( Voy.  ci-dessus,  p.  65i.  ) 

Les  Italiens  désignent  ces  fragmens  de  pierres-ponces 
sous  le  nom  de  lapi/Io  ou  rapillo.  Les  fragmens  de  scories 
qui  donnent  la  pouzzolane  noire  ont  aussi  quelquefois 
reçu  ce  nom. 

La  couche  de  matières  volcaniques  qui  a recouvert  la 
ville  de  Pompéia , est  entièrement  formée  de  pouzzolane 
blanche. 

5°.  Sables  et  cendres  volcaniques.  Il  est  facile  de  conce-  Sables 

, •>  , „ , . et  rendras 

voir  comment  des  matières  boursouflées  , lancées  avec  volcaniques. 

violence  par  le  dégagement  des  fluides  élastiques  , et 
forcées  de  sortir  par  une  ouverture  étroite , doivent  se 
heurter  les  unes  contre  les  autres  , se  briser  et  se  réduire 
en  poudre  ; cependant  c’est  moins  à cette  trituration 
qu  a l’extrême  boursouflement  , qui  finit  par  anéantir 
l’agrégation  , que  sont  dues  les  matières  terreuses  pro- 
duites par  les  volcans..  On  distingue  ordinairement  les 
sables  et  les  cendres  volcaniques. 

Les  sables  sont  composés  de  grains  plus  ou  moins 
gros;  ils  sont  mélangés  de  beaucoup  de  cristaux,  de  feld- 
spath , de  pyroxène  , de  mine  de  fer  magnétique  , etc.  Ils 
occupent  souvent  une  immense  c'teudue  de  terrain.  L’Etna 
a couvert  un  espace  de  plus  de  cinquante  lieues  de  circuit , 
d’une  couche  de  sable  de  douze  pieds  d’épaisseur. 

Les  cendres  volcaniques  ne  sont  autre  chose  que  du  sable 
très-fin  ; elles  sont  si  légères,  que,  pendant  les  éruptions 
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«le  l’Etna , le  vent  les  transporte  quelquefois  jusqu'en 

Egypte.  Malte  en  est  souvent  recouverte  jusqu’à  «leux 

ou  trois  pouces  d’épaisseur.  Elles  sont  si  fines  , qu’elles 

s’insinuent  partout  dans  les  endroits  les  plus  fermés. 

Matières  6°.  Matières  agglutinées.  Les  déjections  volcaniques 
a^lutinées.  , • , , , . 

peuvent  sagglutmer  par  la  voie  seche  ou  par  la  voie 

humide.  Dans  le  premier  cas  , le  seul  dont  il  s’agit  ici  (*) , 

les  matières  s’agglutinent  immédiatement  , ou  bien  sont 

recouvertes  par  un  torrent  de  matières  liquides  qui  en 

remplit  les  interstices  , de  manière  qu’il  en  résulte  une 

masse  solide  après  le  refroidissement. 

Matières  Matières  calcinées.  On  désigne  sous  ce  nom  toute» 

calcinées.  ...  . 

les  masses  pierreuses  qui  ont  subi  une  sorte  de  calcina- 
tion de  la  part  des  feux  volcaniques.  Tous  les  produit» 
des  volcans  , les  laves  , les  scories  , les  pierres-ponces 
déjà  solidifiées  , éprouvent  souvent  cet  effet  , soit  par  la 
chaleur  qui  se  maintient  dans  le. centre  des  courans  , soit 
par  les  foyers  qui  se  développent  en  dessous.  Les  cou- 
ches des  terrains  sur  lesquels  des  laves  ont  coulé",  sont 
aussi  souvent  calcinées.  Les  effets  de  la  calcination  se 
manifestent  en  général  par  un  grain  plus  rude  , une  plus 
grande  sécheresse  au  toucher  , quelquefois  un  peu  de 
brillant.  Les  laves  ferrugineuses  prennent  une  couleur 
rouge  j elles  cessent  d’être  attirables  à l’aimant.  Le* 
pouzzolanes  rouges  sont  un  produit  de  la  calcination. 

I I.  Matières  volcaniques  non  modifiées  par  le  Jeu. 

Ces  matières  n’appartiennent  aux  volcans  que  parce 
que  ce  sont  eux  qui  les  ont  arrachées  du  sein  de  la  terre. 
Leur  étude  est  très-importante , tant  pour  l’histoire  des 

(*)  Les  agglutinations  par  la  voie  humide  sont  les  tujs 
volcaniques. 
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volcans  en  general  et  de  chaque  volcan  en  particulier, 
que  pour  la  connaissance  de  la  constitution  iutc'ricure 
du  globe. 

Ces  matières  ont  en  ge'nèral  appartenu  à des  roches  Roches  intacte», 
primitives  ; tantôt  elles  sont  e'parses  çà  et  là  aux  envi- 
rons des  volcans  , tantôt  elles  se  trouvent  empâtées  dans 
les  courans  de  laves  : ce  sont  ou  des  fragmens  de  roches 
de  toute  espèce  , ou  des  cristaux  groupes  ou  isolés  de 
toutes  les  substances  qui  composent  les  roches. 

En  général  , c’est  dans  le  commencement  des  érup- 
ruptions  que  les  volcans  rejettent  ces  matières  intactes  : on 
voit  que  leur  premier  eiFort  a déchiré  les  bancs  de  la 
montagne , mais  la  suite  de  l’éruption  en  produit  très^peu. 

Le  citoyen  Dolomieu  rapporte  ici  les  produits  des 
éruptions  Loueuses  : ce  n’est  pas  un  des  phénomènes 
les  moins  singuliers  des  volcans  , que  ces  torrens  d'eaux 
boueuses  qui  sortent  quelquefois  de  leurs  bancs.  On  a ima- 
giné , pour  l’expliquer,  que  les  volcans  communiquaient 
avec  la  mer  ; ce  qui  s’accordait  assez  bien  avec  l’idée 
d’attribuer  à la  mer  tous  les  phénomènes  volcaniques; 
mais  le  cit.  Dolomieu  ne  partageait  pas  celle  opinion- 

Le  produit  de  ces  éruptions  est  un  dépôt  terreux  que 
l’on  a désigné  sous  le  nom  de  tuf  volcanique . 

Mais  on  a donné  également  ce  nom  à d’autres  dépôts  Xu£>  volcanique», 
volcaniques  qui  ont  une  toute  autre  origine.  On  en  dis- 
tingue en  général  trois  espèces  : i°.  le  tuf  provenant  des 
éruptions  boueuses  ; i°.  une  sorte  de  tuf  composé  de 
fragmens  de  scories  et  de  laves  pulvérisées  , qui  ont  été 
agglutinées  par  les  eaux  ; 5°.  les  tufs  qui  se  forment 
journellement  dans  les  terreins  volcaniques  par  le  dépôt 
des  matières  terreuses  quelles  eaux  entraînent. 

La  couleur  de  ces  tufs  varie  beaucoup  ; quolqucs-un# 

«ont  assez  durs  pour  .être  i employés  en  construction. 
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Le  pépérino  des  environs  de  Rome  , et  le  trass  des 
Lords  du  Rhin  , sont  des  tufs  volcaniques  } ce  dernier  est 
employé’ , par  les  Hollandais , à faire  du  ciment. 

III.  Matières  sublimées. 

La  chaleur  des  volcans  volatilise  une  grande  quantité 
de  substances  dont  il  n’est  pas  toujours  facile  de  déter- 
miner la  nature  5 il  serait  surtout  bien  important  de  con- 
naître quels  sont  les  fluides  élastiques  qui  s’en  dégagent. 
On  croit  assez  ge'ne'ralement  que  le  gaz  hydrogène  y est 
le  plus  abondant  , et  on  a cherche'  par-là  à appuyer  cette 
opinion  , suivant  laquelle  l’eau  de  la  mer  serait  l’aliment 
des  volcans.  En  effet , les  de'lonations  , les  flammes  que 
l’on  observe  dans  les  volcans  , ne  peuvent  être  attribuées 
qu’à  ce  gaz  , et  il  peut  e'galement  servir  à expliquer  l’ori- 
gine de  ces  torrens  de  pluies  qui  succèdent  ordinaire- 
ment aux  e’ruptions. 

On  sait  aussi , d’après  des  observations  faites  sur  des 
foyers  volcaniques  peu  actifs , qu’ils  de'gagent  des  gaz  aci- 
des , sulfureux , muriatiques  , nitriques  , carboniques  , etc. 

Mais  il  n’est  ici  question  que  des  matières  minc'rales 
solides  , qui  , après  avoir  e’té  volatilisées  de  l’intérieur 
des  laves  , se  sont  condensées  et  sublimées  à leur  sur- 
face dans  les  cavités  des  scories  et  des  laves  dçjà  re- 
froidies. 

Le  soufre  est  un  des  produits  les  plus  abondans  de 
cette  sublimation  ; il  se  dépose  dans  les  cavités  des  laves 
et  des  scories  , souvent  au  point  qu’on  peut  les  exploiter 
avec  beaucoup  d’avantage  : l’intérieur  des  cratères  eu 
est  ordinairement  revêtu. 

On  voit  aussi  quelquefois  des  huiles  minérales  plus 
ou  moins  épaisses  suinter  dans  les  fentes  des  laves. 

Beaucoup  de  sels  viennent  aussi  se  rassembler  dans  le* 
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interstices  des  scories  , surtout  à leur  surface  : on  y 
trouve  des  muriates  d’ammoniaque  , de  soude , de  cui- 
vre , de  fer;  des  sulfates  d’alumine , de  soude,  de  fer, 
de  cuivre  ; enfin  du  carbonate  de  soude  ; ce  qui  est 
assez  remarquable-  On  exploite  souvent  ces  substances 
salines  : les  habitans  des  environs  de  l’Etna  ont  grand 
soin  de  recueillir  le  muriate  d’ammoniaque  , qui  se  trouve 
en  trcs-grande  quantité  à la  surface  des  courans  de 
laves  aussitôt  après  leur  refroidissement. 

Enfin  on  trouve  , parmi  ces  sublimations  , quelques  Métaux, 
substances  mc'talliques  , le  fer  , le  cuivre  , l’antimoine  , 
l’arsenic  , le  cinnabre  , etc.  On  croit  que  ces  sublima- 
tions métalliques  ont  e'te'  facilite’es  par  la  pre'sence  du 
soufre. 

Le  fer  s'y  rencontre  en  lames  éclatantes  , cristallisées 
en  tables  hexagonales  : il  est  connu  sous  le  nom  de  jer 
spéculaire  ( eiseng/anz  ).  On  en  trouve  au  Stromboli , à 
l’Etna  , et  dans  les  volcans  éteints  de  l’Auvergne , auprès 
<lu  Mont-d’Or. 

IV.  Matières  altérées  par  les  vapeurs  sulfureuses  acides. 

Le  soufre  qui  est  volatilise’  par  les  foyers  volcaniques  , Laves  altérée* 
est  souvent  de'jà  passe'  à l’e'tat  d’acide  , et  l’action  de 
ses  vapeurs  occasionne  différentes  altérations  dans  les 
laves  qu’elles  pénètrent  ou  qui  les  environnent.  Leur 
effet  principal  sur  ces  laves  est  de  les  décolorer  ; elles 
deviennent  ordinairement  d’un  blanc  jaunâtre  ; elles  sont 
aussi  beaucoup  plus  légères  , plus  sèçbes  et  pljis  faciles 
à pulvériser.  En  les  analysant , on  trouve  qu’elles  con- 
tiennent une  proportion  de  silice  beaucoup  plus  consi- 
dérable; ce  qui  avait  fait  croire  qu’il  y avait  là  une  véri- 
table transmutation  d’alumine  en  silice  ; mais  on  a re- 
connu que  cette  apparence  provenait  de  ce  que  la  partie 
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Les  laves  argilo-ferrugineuscs  commencent  par  pren- 
dre une  couleur  rouge  ; ce  qui  provient  d'une  plus  grande 
oxidation  du  fer  qu’elles  contiennent  : elles  cessent  d’ètre 
•nttirables  à l’aimant.  Les  laves  pétrosiliceuses  deviennent 
d’un  gris  sale  ; elles  prennent  un  aspect  terreux  : toutes 
en  general  perdent  de  leur  dureté'  et  passent  peu  à peu 
à l’état  d’une  sorte  d’argile  friable. 

Les  scories  subissent  à peu  près  les  mêmes  changc- 
mens  , mai»  beaucoup  plus  rapidement. 

Les  matières  terreuses  qui  proviennent  de  la  destruc- 
tion de  tous  ces  produits  volcaniques  , sont  entraine’es  par 
les  eaux  , et  forment  ensuite  des  de’pôts  souvent  consi- 
dérables et  qui  sont  très-propres  à la  culture.  Certains 
ii; fi  volcaniques  ( voyez  ci-dessus  , p.  6î5  ) sont  dus  à de 
semblables  dépôts  -,  mais  les  eaux  pluviales  pe'nètrent  les 
matières  volcaniques  long-tcms  avant  d’ope'rer  leur  en- 
tière destruction  , et  il  en  résulte  différentes  infiltrations 
qu’il  est  bien  essentiel  de  remarquer.  C’est  principale- 
ment dans  les  laves  poreuses  que  l’on  observe  ces  infil- 
trations; leurs  cavités  se  tapissent  des  matières  terreuses 
que  l’eau  entraîne  avec  elle  , et  souvent  s’en  remplissent 
entièrement. 

On  a trop  souvent  confondu  ces  produits  de  l’infiltra- 
tion , lesquels  sont  postérieurs  à l’existence  des  laves 
qui  les  renferment  , avec  les  minéraux  qui  s’y  sont  trouvés 
mélangés  au  moment  même  de  l’éruption. 

Ces  produits  de  l'infiltration  se  rencontrent  dans  tous 
les  volcans  : les  substances  que  le  citoyen  Dolomieu  y a 
remarquées  le  plus  souvent , sont  les  zéolfthes , le  spath 
calcaire,  le  spath  fluor,  le  spath  pesant,  le  feldspath, 
la  hornblende  , la  stéatilfe  , le  quartz  , la  calcédoine  , 
l’opale  commune,  les  pyrites,  etc. 
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On  en  distingue  quatre  espèces  principales:  le  jaspe 
porcelaine  , \' argile  brîilèe  , les  scories  terreuses  et  une  va' 
rie'tè  particulière  de  polierschiefer. 

Lé  jaspe  porcelaine  a été  décrit  dans  l’Oryctognosie  , 
t.  i , p.  556;  ce  n’est  autre  chose  qu’un  schieferthon 
calciné  : ou  a observé  en  quelques  endroits  des  couches 
de  schieferthon  non  altérées , faisant  suite  à des  couches 
de  jaspe  porcelaine. 

L’ argile  brûlée  a reçu  un  degré  de  feu  moins  violent  que 
le  jaspe  porcelaine  ; elle  approche  de  la  nature  de  la  bri- 
que ; elle  est  également  le  produit  de  l’altération  d’un 
schieferthon. 


Les  scories  terreuses  (erdsclilaclen  ) sont  des  matières 
poreuses  , légères  , semblables  à des  scories  ; elles  pa- 
raissent avoir  été  fondues;  elles  sont  le  produit  des  cou- 
ches d’argile  ferrugipeuse  qui  avoisinent  les  houilles  em- 
brasées : en  général  elles  sont  moins  abondantes  que  les 
jaspes  porcelaines  et  les  argiles  brûlées. 

Le  polierschiefer  de  Ménil-Moutant  , près  Paris  , dé- 
crit dans  l’Oryctognosie , n’est  pas  d’origine  pseudo-vol- 
canique ; mais  il  a beaucoup  de  rapports  avec  une  subs- 
tance terreuse  que  l’on  trouve  dans  les  pseudo-volcans  : 
c’est  une  argile  qui  paraît  ne  pas  avoir  été  chauffée  beau- 
coup , et  qui  a été  plutôt  desséchée  que  calcinée. 

Ses  houilles  embrasées  et  les  roches  pseudo-volcani- 
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Agalmatolithe.  I.  455. 
Agaric  minerai.  I 57g. 
Agates.  I.  275. 

Agate  héliotrope.  I.  276. 

*—  d’Islaiide.  I.  .’Qd. 

— enhydre.  I.  271. 

— cornaline.- 1.  272. 

— orientale.  IT 2 i t , 2741 
Aiguemarine.  l.— 220. 

— orientale.  £7217. 
Aimant.  II.  258. 
Akanticonite.  L 5i5: 
Alabastrite.  L fio2. 
Albâtre.  1^  55 1 , 6o4» 

— calcaire.  L 55 1.  " 

— gypseux.  I.  55t. 

— oriental.  17  552. 

Alkali  mine'ral.  II. 

— fixé  minéral.  II.  3*; 
Allochroïte.  II.  55a. 
Almandine.  L 206. 
Alquifoux.  II.  5oo. 
Alumine  native.  L 5 18: 

— pure.  I.  5i8. 

— fluatée.  II.  5o5. 

— sulfatée.  II.  g. 
Aluminilite.  L 58t. 

— bitumineux.  I.  585: 


Alun  natif.  II.  g. 

Amalgame  natif.  II.  gg. 
Ahibre  jauile.  11.  6g7 
Améthyste.  I.  24°  » 254'.'  • 

— capillaire.  I.  242. 

— fibreuse.  I.  242. 

— orientale.  L ao-. , 242. 

Amiaiithe.  I.  492  494- 

Amianlhoide.  T7  499. 
Ammoniaquemurialde.il.  27 
Ampelite.  II.  "57 
Amphibole.  I77j  15,424. 
Àmphigêne.  "1.  1 88. 
Aipygdaloïde.  II.  5g  t , 585 , 

607. 

Ânalcime.  I.  3o4 , 3 ô6 , 3oy. 
Anatase;  II.  548. 
Andre'olithe.  L_3iij.  • 
Anthracite.  II.  7g. 
Ànthracdlite.  II.  7g. 
Antimoine  blanc.  H.  58t. 

— 1 gris  II.  571. 

— — compacte.  II.'  572. 

— - — aurifère.  1173757 
lamelleux.  II.  57  5. 

— — rayonné.  II.  574: 
Antimoine  hydros ulfuré.  IL 

579- 

c— muriatique.  II.  38i. 

— natif  II.  45g. 

— oxide.  II.387. 


— en  plumes,  II.  577. 

— rouge.  II.  579. 

Minéral,  élém.  To,ri.  II.  S» 
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B.  Borax  natif.  II.  55. 

Byssolite.  I.  497* 

Baihalite.  L 5i8. 

Baryte  aere'e.  I.  6i5.  C. 

— carbonatee.~I.~E73. 

— sulfat.ee.  1.6:8,624,631  , Cæholong.  I.  271. 

655  , 646i  Cælestine.  irSAo. 

— vitriolée.  I.  61  y et  suiv.  ~ fibreuse. T.  644 
Barytite.  I.  624* 

Basalte.  I.  /|5o.  II.  6o5. 

Basaltine.  I.  179. 

Be'ril.  I.  174  , 220. 

noble.  L.  9.20. 


Cælestine  terreuse.  I.  644. 

— lamelleuse.  I.  644.  ~ 
Cahoutcnou  fossile.  II.  64- 
Caillou  d’Egypte.  I.  55a. 

— ferrugineux.  I.  2 38. 

— schorliforme.  I.  224.  >400,  Calamine.  II.  56T. 

Beurre  de  montagne.  11.  10.  — commune.  11.  56l. 
Bismuth  arsenical.  U.  544.  — lamelleuse.  II.  564- 


— natif.  II.  545. 

— oxide.  II.  548. 

— sulfure'.  II.  346. 

— sulfureux.  11.  548- 
Bitumes.  II.  44.  ~ 

Bitume  e'iastique.  II.  64. 

— glutineux.  II.  62.  ~ 

— de  Judde.  II.  ”66 , 68. 

— liquide.  II.  bg  , 60. 

— solide.  II.  66. 

Blanc  de  plomb.  II.  314. 
Blende.  II.  55q. 

— brune.  II.  555. 

— compacte.  II.  559. 

— jaune.  II.  55o. 

— noire.  h.  W- 

— de  poix.  11.  460. 

— charbonneuse.  II.  79. 


Bleu  de  cuivre.  II.  ao3T 

II.  196,206. 

— de  Prusse  natif.  11.  288. 
Bois  bitumineux.  II.  44. 
terreux.  II.  457 

— de  montagne.  I.  499- 

— pe’trifie'.  I.  26 1 T- 
Bol.  I.  45 1 > 459. 

BoracTte.  1.  589. 


Calcaire  primitif.  H.  byg.' 

— coquillier.  II.  596. 

— secondaire.  II.  5g5. 

— de  transition..  II.  586. 
Calce'doine.  I.  268  , 278  , 

287. 

— commune.  !.  268. 

— cellulaire.  I.  27I.  ;* 

— orientale.  17  274. 
Carbonate  de  natron.  II.  5o. 

— de  nikel.  II.  412. 

* — de  soude.  II.  5o. 

— de  zinc.  II.  067. 
Carbunkel.  I.  206. 

Carfunkel.  L 206. 

Castine.  I.  527. 

Cendres  volcaniques  II.  633. 
Ceylanite.  I.  195.  II.  520. 
Chabasie.  I.  309 


, — demontagne.il.  196,20b.  Chair  fossile.  1.  492. 

Charbon  de  terre.  II.  47* 
Chaux  arseniate'c.  II.  525. 

— d’arsenic.  II.  45o. 

— boracique.  I.  58g. 

— borate'e.  I.  589. 

— carbonatee  compacte.  I. 

523. 

Ss  1 
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Chaux  carbonatéccoralloïde.  Chrysolite  du  Cap.  I.  298. 

L 549: 


— — . rayeuse.  I.  521. 

— — cristallisée.  I.  5, 

— — ferrifère.  L 

264- 

— — fœtide.  56' 


n. 


— jaunâtre.  I.  174. 
— - des  jouailliers.  I. 

— opalisante.  I.  i 

— orientale.  I.  169. 


— de  Saxe.  U217. 

— volcanique.  I.  174*  17^ 

— — globuliforme.  I.  629  , Chrysopale.  I.  167. 

.555.  Chrysoprase.  I.  280. 

_ — grossière.I.  523. 

incrustante.  I.  549- 

— — magnésie.  I.  36o. 

— — sactharoidél  I.  55'r. 

— — spongieuse.  I.  519. 


— — stalactite.  I.  54 9. 

morphe. 


Chaux  fluatée  amorp 

■5q5  , 594- 

— — cristallisée  , I.  595. 

— fluorée.  I.  595. 

— manganésiée.  565. 
phosphatée.  I.  58o. 

— — grossière.  T.  584- 

— — verte.  L 5861 
— * pliosphorée.  I.  59^. 

— sulfatée  enhydre.  II.  5oa 

— __  compacte.  II.  602. 

— — cristallisée.  IL  609. 

— — fibreuse.  II.  604. 

— — nivïfonnc. 
Chiastolithe.  II.  5i4. 
Chlorite.  I.  408 , 447- 

— commune.  I.  410. 

— lamelle  use.  T.  412. 

— schisteuse.  I.  4»4- 


Chrysoprase  du  Cap.  I.  298. 
Chusite.  II.  55 i. 

Cimolite.  I.  329. 
Cinnabre.~I.  106. 

— alkalin.  II.  1 ia. 

— commun.  II  107. 

— fibreux.  II.  m. 

— rouge  foncé.  II.  107. 

vif.  H.  1 il. 

Cobalt  arseniaté.  II.  4oS. 

— arsenical.  II.  395. 

— blanc.  ■ U.  586  , 585  , 
4oj. 

— éclatant.  II.  894. 

— gris.  II.  588  , '3£Pl,  Sgi 
■ — merde  d’oie.  IL5gg. 

— natif.  II.  588. 


.il  306. 

x.  II.  5ckj. 


— sablonneux.  11.  399. 

— sulfaté.  II.  407. 

— sulfureux.  II.  388. 

— terreux  brun.  II.  400. 

jaune.  II.  40 1. 

noir.  II  Sçjtü 

rouge.  U.  4o3. 

— — vert.  II.  412. 

— testacé.  U~  437- 


— terreuse.  I.  4°9- 
Chromate  deTer.  II.  534- 
Chryolite.  Voyez  CryoliThe.  — - vert.  II.  4° 2. 

Chrysoberil.  I.  167  , 169  , Coccolithe.  II.  5o4- 

174.  Columbium.  II.  55). 

Chrysocolle.  II.  20,3-  Corindon.  I.  556.  II.  490. 

Chrysolite.  I.  170,174,588.  Cornaline.  ÏT 272.  . ~ 1 

— du  BrésilT  1 67.  — orientale.  I. 

— chatoyante.  L 167  , 169.  Coruéemie.  IT  285  a86  , 
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5()q,  428,  434.  II.  573, 

58T 

Cos.  L 3g5. 

Couperose  verte.  II.  216. 
Craie.  I.  521.  II.  5qy. 

— de  Briançon.  1.  478 , 491- 
Crayon  noir.  I 7qi  ■ 


Delphinite.  I.  5iO. 
Demiopale.  TT  547. 
Deodalite.  I.~556. 
Diallage.  I.  425.  D.  5o6*. 
Diamant.T.  i55. 

— jaune.  I.  162. 
Diaspore.  II.  507. 
Dioptase.  II.  5i  1. 

Dipyre.  II.  5o87~ 


— rouge.  II.  271. 

Crispite.  II.  470. 

Cristal  de  roche.  1.  245,  a54- 
Crucite.  II.  5l4-  ~ 

Cryolitlie.  II.  5o5- 

Cuir  fossile.  I.  492. 

Cuivre  arsemâteT^II.  208  , 
5.36.  • 

ferrifêre.  II.  542. 

— arsenical.  II.  2oBi 

— carbonate  bleu.  II.  190. 

— — vert.  II.  197  , I99  , 
2o3. 

1 — corne'.  II.  465. 

— gris.  II.  i’66,  175. 

— he'patique.  11.  166. 

— jaune.  II.  160.  • 

— > micacé'.  II.  55g. 

— muriatè.  II.  545  , 53g. 

— natif.  II.  l58I 

— noir.  II.  166  , 180. 

— oxide  bleu.  II.  190. 

—  rouge.  II.  1 8 • 

vert.  II.  197  et  suiv. 

— phosphate'.  II.  544-. 

— pyriteux.  U.  1697 
he'patique.  IL  l66> 

— sulfure.  II.  162. 

— suroxige'ne'.  II.  545. 

— — violet.  II.  1 6TTT 
vitreux.  II.  162. 

Cyanite.  L5oj. 

Cymophane.  I,  167» 

D. 

Daourite.  I.  a54- 


Disthêne.  I.  5oi. 

Dolomie.  I.  555  , 535- 
Drage'es  de  Tivofi.  I.  556. 


E. 

Ecume  de  manganèse,  ü.  4aa 

— de  mer.  I.  45 1 , 462. 

— de  terre.  I.  557. 
Emeraude.  I.  217.  II.  671  ■ 

— du  Cap.  E 298. 

— jaunâtre.T.  220.  f 

— orientale.  IL  207. 

•—  du  Pe'rou.  I.  21 7* 

— verte.  I.  217,  a 10, 
Emeraudine.  11.  57T7~ 
Emeril.  II.  292. 

Épidote.  II.  5io,  5 12. 
Ercinite.  II.  3n. 

Étain  blanc.  TT.7>3q,  455. 

— ligniforme.  II.  34 2L 
•—  limoneux.  II.  540. 

— . natif.  II.  342. 

— oxide'.  II.  554 , 54o. 
pyriteux.  II.  532. 

— spathiijue.  II.  35q. 

— sulfure.  II.  55âi 
— - vitreux.  II.  554- 
Éthiops  mine'ral  natif.  ÏL 

112. 

— martial  natif,  ü.  2,lS- 
Euclase.  II.  5o8. 

F. 

Farine  fossile.  I.  602. 
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Fahlerz  argentifère. 

Feldspath,  f.  56 i . 

— apyre.  II.  5li»- 

— argiliforme.  I.  3 i O . 

— chatoyant.  I 292. 

— commun.  I-  361  ■ 

— compacte.T.  067.  U 

— cubique.  L 367. 

— nacre.  L 37 1 ' 

— opalin.  I.  56g. 

— du  Forez.  II.  512. 

Fer  argileui.  II.  271 , 604. 

— — commun.  11.  376. 

grenu.  II.  274. 

jaspoïde.  II.  632- 

lenticulaire.  11.  274- 

— — scapiforme.  II.  275. 

— arseuiàté.  II.  5,35. 

— arsenical.  II.  438. 

argentifère.  II.  442, 

pyriteux.  II.  441. 

— sulfure'.  II.  441. 

— azuré’.  II.  288. 

carbonate'  II.  364  > 267- 

_ carburé.  II.  75. 

chromaté.  II.  4 . 

limoneux.  II.  382. 

— — sphéroïdal.  II.  278. 

magnétique.  II.  2 '35- 

— • commun.  II.  335: 

— — fibreux.  II.  2.3c). 

. — sablonneuxT  TÏ724I. 

micacé.  II.  247. 

_ natif.  II.  21 4- 

noir.  II.  255. 

oligiste.  II.  242. 

— écailleux.  II.  247. 

• oxidé.  II.  256  , 276. 

_ — ge'odique.  II.  278. 

_ — graphique.  II.  271. 

_ — globuliforrne.'  H.  380. 

— hématite.  Il-  2S4  » 

26»  > 


TABLE 

Fer  oxidé  quartzifère.  II, 

292. 

— ^-^rouge.  11.  249* 

— — bacillaire.  II.  275, 

— — terreux . II . 282  ■ 

— oxidulé . II . 235 . 

672.  phosphate  # II.  5 35 . 

— pisiforme;  II.  280. 

— prussiaté.  II.  288. 

— pyrocète . II.  24a- 

— quart zeux.  U.  292. 

— rcniforme . II . 278. 

— rouge.  II.  249 . 

— spathique.  II.  264. 

— spéculaire.  II.  242. 

— — commun.  II.  242 , 247' 

— sulfuré.  H.  221 . 

arsénié.  II.  232. 

capillaire.  II.  337. 

Recomposé.  II.  228. 

— radié.  II.  225. 

— terreux  vert!  II.  29°, 549. 

— —bleu.  II.  288. 

— titâné.  H.  470. 

Fleurs  d’arsenic.  II.  449* 

— de  cobalt.  II.  4°^. 

— de  cuivre . II . 187 . 

— de  nikel.  II.  4i 1 • 

Flos  ferri.  I.  55o. 

Fluate  d’alumine.  I_^6oo.  H. 

5o5. 

— de  chaux.  5g2. 

— mélangé.  1^  5g 3. 

Fluor.  I.  5Q3. 

— compacte.  I.  5g4 • 

— cristallisé . 17  5g5 . 

— terreux.  I.~5g5. 

G. 

• 

Gadolinite.  H.  5i2. 

Galène.  II.  3g5. 

— antimoniale.  II.  299. 
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Galène  argentifère . II.  299.  Grès  e'iastique.  I.  5.36. 


— commune.  }}?£i 

— compacte.  II.  soi. 

— de  bismuth . II.  54 6. 

— martiale.  II.  aqq. 
Girasol.  I.  544 , 346 , 37a. 

— oriental.  L 21 14 
Glaise.  II.  49 1 ■ 

Goudron  mme'ral.  II.  58 

62. 

Gneiss.  H.  56". 

— commun . II.  558. 

— ondule.  II.  568. 
Gramattite.  I.  534. 
Granatite.  HT476. 

Granité.  II.  564. 

— globuleux.  II.  567. 

— graphique.  II.  5*17 . 

— de  Corse.  II.  567. 

— ( faux-  ).  II.  565. 
■veiné.  II.  568. 


— de  Fontainebleau.  L 
54q-  f 

— panaché.  II.  5g4- 

— schisteux . II . 5q4 . 
Grunstein.  II.  682,607. 

— amygdaloide.  II.  58?>. 

— porphyrique.  II.  58a. 

1 — primitif.  11 . 58a . 

— schisteux . II.  585  , 5f)2 . 

— secondaire.  Il  607. . 
Guhr  calcaire.  L 60a . 

— gypseux.  I.  602  . 

Gypse . 1 . 60 1 . II.  5q8. 

— compacte.  I.  602 . 

— fibreux  . 1 . 6o  j . 

— lamelleux.  1.  606. 

— primitif.  II.  5yo. 

— terreux.  I.  601 . 

•—  de  vulpino . I.  6o5. 


IL 


Granitelle.  II.  577. 

Graphite.  II.  jfyT~ 

Graustein.  1.43g,  343.  11.  Halotrique.  II.  8. 

6q8.  Harmotome.  Liii. 

Grauwacke.  II,  588.  Héliotrope.  II.  276. 

— schisteuse.  II.  76  , 588.  Hématite.  II.  2 54 


Grenat.  I.  iq5. 

— - blanc  4L  188. 

— commun.  I.  iq8. 

— décoloré  I.~~î  88. 

— noble.  L ig5. 

— oriental.  I.  201 , 21  r. 

— de  Bohême.  L 20 1 . II. 
4ft6. 

— non  mur.  I.  198. 

— à 24  faces  ."T.  188. 

— syrien . 1 . 196. 


— du  Vésu 


1.  1 90 . 

1 ve . 1 . j 


ii  192. 


— vert.  L iqq.  II.'  675. 
Grenatite.  II.  476. 

Grès.  II.  695 . 

— cristallisé.  I.  549.; 


— brune.  II.  261  , 268. 

— noire.  II.  268. 

— rouge.  II.  264. 

compacte . Il . 25 1 . 

Holzstein.  I.  259. 
Hornblende.  I.  4*5.  • 

— basaltique.  I.  424. 

— commune.  I77t  1 5.  II.  58 1. 

— de  Labrador.  I.  4"). 

— schisteuse.  I.  428.  li.  58 T. 
Hornstein.  1.  254 • 

Houille.  II.  47.  492 , 601. 

— brune . II.  47. 

— grossière.  ITT  55. 

— éclatante.  II.  5o» 

— fibreuse.  II.  58. 
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TABLE 


Houille  limoneuse.  II.  48. 

— pisiforme . Hj_49  • 

— scapiforme.  II  ■ 5 1 . 

— schisteuse . H.  5a. 

Huile  minérale . ITTSS. 

commune.  II.  bo. 

Hyacipthe.  I.  >65,  >74- 
blanche  cruciforme.  I. 

5i  1 . 

_ de  Somma.  H.  5iq 


K. 


Kaolin.  I.  521  ,366. 
Karabé.  IT.  69. 

K ennelkohle . Il . 53  , 58. 
Kermès  minéral.  Il,  38o. 
KieseUchiefer.  I.  282.  Û-. 

' 582^ 

Klingstein.  I.  4j*7 


—1  de  Somma T 5 19" 
Hyalite . 1 . 27^.  ^ 
Hydrophape.  I.  244 . 

35 1 . 

I. 


Ichtyophtalme . II.  552 
Idocrase.  I.  184 . 
Indicollte.  II.  553* 
Iserine.  II.  478. 


, 346 , 


\ 


J. 


Labradorite.  I.  3^9 • 

( Lait  de  lune.  IT  520. 

* — de  montagne.  î . 5aO. 
Lapillo.  II.  633. 

Lapislazuli . I . 3I3r 
Lave.  I.  44^.  , 

Laves  boursouflées.  II.  620. 

— boueuses.  IL  635. 

.compactes.  II.  626. 

— coctile.  L 379* 
lithoïde.  I.  43o. 

^-poreuse.  I.  44° • H-  63o, 

— vitreuse.  IL63i. 

_ — obsidienne.  I.  288. 

— — pumicée.  I.  44^- 
Lavezzo.  I.  408- 
Lazulite.  L 213,  5i5. 
LemaniteTL  467- 
Lepidolithe.  1^  5fjq. 
Leucite.  L 188. 

Leucolitlie.  I.  224. 

— de  Mauléon.  II.  5o8. 


Jade.  I.  467 ,482. 

— néphrétique.  L 467 • 

- — oriental . L 472  « 

Jargon.  I.  169. 

— de  CeÿTau . i5q. 

Jaspe.  I.  35a. 

— agaléT  11-499, 
r—  commun.  1 .258. 

— égyptien . L.  33a. 

— opale.  II.  4qS. 

— oriental.  I.  275.  1 _i r 

— porçelainëTI.  336.  II.  640.- Liège  de  montagne.  1.  492' 

sanguin.  I.  276.  Lilalithe.  I.  402, 

Jayet.  II . 567 54,68.  Limbilite.  ü.  55» • 
jeux  de  Y anhcTniont.T.  573*  LitheOsphore.  L 620. 
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Lilhomarge.  1.  44"  > 4^1- 

— endurcie.  I?4"|8- 
?—  friable.  I.  44^- 
Ludus  helmoutn.  1.  573- 
Lumachelle.  I.  5a8. 

M. 

Macle.D.  5i4- 

— basaltique.  II.  5 1 4* 

— de  Bretagne.  II.  5l6. 
Madreporite.  II.  Si6. 
Magnésie  native.  II.  499. 

— sulfate'e.  II.  1 I» 

Malachite.  H.  19?* 

— compacte.  Il-  199. 

— fibreuse.  H.  1 97  • 

-r-  pulvérulente.  II.  204. 
Malacolithe.  II.  5l8- 
Malthe.  II.  62. 

Mandelstein.  II.  5qt. 

— primitif.  II.  5857 

— secondaire.  II.  5qt  ■ 607. 
— ? de  transition.  II.  09I. 
Manganèse  carbonateT  II. 

428.  * 

— granatiforme.  II.  428. 

— gris.  II.414. 

— — compacte.  II.  4*8- 

— — lamelleux.  II.  417- 
— rayonne'.  II.  4 >4. 

— — terreux.  II.  420. 

— inflammable.  II.  423' 

— natif.  II.  429. 

— noir.  II.  4^4- 

— oxide.  II.  4>4  > 4a3  > 42^> 
429 , 420. 

— rouge.  11.  425. 

— — du  Piémont.  II.  4 29. 

— scapiforme.  II.  4^3 
Marbre.  I.  523, 527. 

— bitumineux.  I.  558. 

— blanc.  I.  5^7- 
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Marbre  de  Carare.  I.  527  , 

554- 

— cipolin.  I.  527. 

— élastique?  520 , 555. 

— di^Florence.  T.  5 28. 

— . lumachelle.  I.  5a8- 

— de  Paros.  I.  527 , 554 

— ruiniforme.  I.  5287 

— statuaire.  1.  53i , 554- 

— salin.  55 1 , 5J>4- 
Marekan'te.II.  555. 
Marcassite.  II.  221. 

Marne.  I-  589. 

— endurcie.  1.57  t. 

— , terreuse.  ÏTSSjji 
Mascagnin.  II?  555. 

Méionite.  II.  5iq. 

Mélanile.  I.  191  ■ II.  67t. 
Mélantérite.  I.  5g  i . 

Mélilite.  II.  520. 

Mellite.  II.  75. 

Ménilite.  I.  267 , 55o , 578. 
Mercure  argentai.  II.  99. 

— r corné.  II.  101. 

— fétide.  II.  112. 

— hépatique.  II.  1 04* 

— muriaté.  II.  101  , 106, 

— natif.  II.  i)<3. 

— sulfuré.  II.  106. 

— sulfureux.  II.  106.  . 
Mésotype.  I.  üo?  , 5 08. 

Mica.  I.  4027458. 

— vert.  II.  486. 

Micarelle.  I.  458 , 5a  1.  v 
Mine  d’acier.  II.  267. 

—,  d’aimant.  II.  255.  • 

— d’antimoine  jaune.  D. 

3*5- 

— d’argent  alkaline!  II.  1 29. 
blanche  antimoniale. 

II.  124. 

—,  — blanche.  H.  i5o  , 443* 

— d’arsenic  grise.  U-  44-1  * 
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Mine  de  cobalt  sulfureuse. 

U.  588. 

— - de  cuivre  bigarre'e.  H. 

■ 68. 

— — blanche.  II.  i t5. 

— — antimoniale.  II.  I75. 

— — hépatique.  II.  168 , 

212. 

— — bitumineuse.  II.  2X2. 

— d’e’tain  blanche.  U.  45  5. 

— — commune.  II.  5a4- 

— — mamelone'e.  II.  J40. 

— de  fer  blanche.  II.  264. 

— — brune.  II.  257. 

— — bitumineuse.  U.  294. 

— — grise.  H-  245. 

_ — en  grains.  U.  280. 

— — noire.  II.  2 4 5 , 268- 

— — sablonneuse.  II.  2g4- 

— de  laiton.  II.  212  , 

365. 

— de  mercure  cuivreuse.  II. 


N. 

Nadelstein.  H.  47°* 
Naphte.  II.  59. 

Natron.  II.  5 1 ■ 

Ne'opètre.  I.  263. 
Ne'pheline.  U.  522. 

— - ( Pseudo-  ).  II.  521. 
Nc'phrite.  I.  467. 

Nikel  arseniate'.  II.  413. 

— arsenical.  II.  408. 

— me'tallique.  II.  4°8- 

— natif.  II.  41 2. 

— oxide'.  11.  41 1. 
Nigrica.  I.  391. 

Nigrine.  H.  474. 

Nigrillo.  U.  142. 

Nitrate  de  potasse.  II.  X 7. 
Nitre  natif.  II.  17. 
Novaculite.  I.  5q3. 

O. 


1 ï 2. 

— d’or  de  nagyag.  II.  484  , 

4 &L 

— de  plomb  bleue.  II.  3°3- 

— — brune.  11.305,317^ 

— — — noire.  II.  302. 
Mispikel.  II.  438. 
Mœnekamte.  11.  468. 
Molasse.  II.  5gïT 
Molybdène  sulfure'.  II.  43 2 • 
Muriacite.  II.  25  . 5oi. 
Muriate  d’ammoniaque.  II. 

27. 

— d’antimoine.  II.  58 1 , 

585. 

— d’argent.  II.  127. 

— de  cuivre.  II  465  , 
545. 

— de  mercure.  II.  101. 

— de  plomb.  II.  55 1 , 547. 

— de  soude.  II.  20. 


Obsidienne.  I.  288.  H.  652- 
Ocre  d’antimoine.  II.  585. 

— de  bismuth.  II.  548. 

— de  cobalt.  II.  397. 

— de  fer  brune.  II.  265. 
rouge.  256. 

— martiale  bleue.  II.  288. 

— de  nikel.  II.  4 1 1 . 

— de  Sienne.  I.  461. 

— d’urane.  II.  466. 
Octac'drite.  II.  548. 
Oculusmuudi.  I.  544  > 3 46- 
OEil  de  chat.  I.  292. 

— du  inonden.  546. 

— de  poisson.  I.  572 , 375. 
Oisanite.  II.  548. 

Ohvenerz.  II.  208 , 556. 
Olivine.  I.  175. 

— lamellëuse.  I.  178. 
Ollaire.  I.  4o5.~ 
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Qolite.  L ^29. 

Opale.  I.  34 1 . 

— aqueuse.  1.  572. 

— communeTT^  544» 

— ( demi-  ) . L 54?. 

— ligniforme.  I.  55o. 

— noble . 1 . 347. 

— orientale^  TT1>42 . 

— ( mère  d’ ) . I.  345. 
Opliite.  I.  485.  II.  576. 

Or  bismüthifere.  II.  484» 

■ — blanc . II.  88, 480 , 482» 

— de  cliat.  I.  4o5. 

— graphique.  II.  482 . 

— gris  lamellcux.  II.  486. 

— gris  jaunâtre.  II.  484. 

— massif  natif.  U.  552. 

— problématique.  II.  480. 

— de Nagyag . II . 484,486. 

— natif.  II.  69. 

Orientale.  LaiL* 
Orpiment.  II.  444»  44^- 
Orpiu.  II.  444,  446. 
Ostcocolle.  L 553 . 

Oxide  d’antimoine  rouge.  II. 
58  o ■ 

— d’arsenic  jaune.  II.  444- 
blanc.  II.  45o. 

— d#  bismuth  jaune.  H. 

645. 

— de  cobalt  noir.  II.  3g6. 
rouge.  II.  4o5. 

— de  cuivre  noir.  U.  180. 

rouge.  II.  181 . 

vert.  II.  2o3. 

— d’e'tain.  II.  354. 

— de  manganèse  écailleux. 
II.  425. 

■ — de  mercure  rouge.  II.  1 1 3. 
— -de  nikel . II . 4 1 1 . 

— de  plomb.  II.  327. 

spathique.  II.  3l4- 

517,  3i8,  322. 


Oxide  de  titane.  II.  470. 

— d’urane.  II.  465. 

P. 

Pæderos.  1 . 545 . 

Pagodite . 1^  453  . 
Palaïopètre.  I.  265. 

Papier  fossileTl.  492. 
Pechblende.  IIT460 . 
Peclierz.  II.  460. 

Pechstein.  I.  262,  35o,  353» 

5-8. 

Pechkohle.  II.  49»  68. 
Pe'pe’rino.  II.  636. 

Pe'ridot.  I.  170,  229. 

— granulîforme.  I7i  74. 
Perlstein.  I.  352. 

Peralite.  IIT  341. 

Pètrilile.  L 367. 

Pe'trole.  II.  6o. 

Pe'trosilex.  I.  255,  261 , 281, 

440,  4?^>  H-  627,  672. 

— feuilleté.  L 399.  II.  5? 2. 

— primitif.  I.  ùtjj. 

— re'siuiforme.  I.  262,  255. 

— secondaire.  JT  26 3, 
Pharmacolite.  II.  fol. 
Phosphate  d’antimoine.  II. 

584. 

— de  cuivre.  II.  544. 

— de  fer.  II.  535T 

— de  plomb.  II.  5i/. 
Pictite.  II.  5a4.  477- 
Pierre  à fusil.  I.  263. 

— à rasoir.  L 397. 

— alumineuse.  £ 38  t. 

— arme'nienue.  I.  1 96. 

— atramentaire.T^  Ü. 

— calcaire.  L 4o5. 

compacte.  I.  525. 

commune.  T.  525. 

fibreuse.  1^  649- 


-fi  5 a 

Pierre  calcaire  grenue.  1. 

55 1. 

— — lamelleuse.  I-  55 1. 

— — primitive.  II.  579. 
puante-  I.  567. 

, secondaire.  II.  5q5. 

stratiforme.  II.  5t)5. 

de  transition.  II.  556. 

lestacée.  II.  5oo. 

— cruciforme.  I.  5n. 

— d’alun.  I.  572.  II.  658. 

— d’aigle.  TI.  278. 

— d’Arme'nie.  11.  196- 
. — d’asperge.  I.  58^“ 

— d’azur.  L.  5i  5. 

— d’azur  imparfaite.  I.  517. 

— de  Bologne.  I.  633". 

— de  corne.  I.  2?4-  II-  1>7^- 
585. 

— de  Corne.  I.  4°7‘ 

— de  croix.  H.  4g6»  5 1 6. 

— de  fruit.  L ^27.  Il  49 »• 

— de  gallinace.  I.  28g. 

— - de  hache.  JL  4-70,_ 

— de  Labrador.  I.  56g. 

— de  lard.  I.  4?4- 

— de  la  ToHa.  I.  582. 

— de  lune.  I.  572. 

— de  Lydie.  I.  286. 

— de  miel.  IIG 73^ 

— de  Moka.  I.  275. 

— de  Pe'rigueux.  II.  4a5- 

— de  poix.  I.  555. 

— de  pois.  5557 

— de  porc.  I.  56q. 

— de  tlium.  I.  226. 

— de  touche.  1^  286. 

— de  trippes.  I.  636. 

— des  amazones.  1.  562. 

— he'patique.  I.  608,  656. 
meulière.  I.  266. 

— néphrétique.  I.  47^- 

— ollaire.  L /\05^  491. 


i.  B L E 

Pierre  orientale.  L 207- 

— pesante.  II.  4-*5‘ 

— ponce.  I.  445-  U*  632* 

— puante. ~I.  567. 

— savonneuse.  L^  4?9‘ 

— sonnante.  L 4a7» 

Pimelite.  II. 

Pinite.  L 456. 

Pisolite.  I.  555. 

Pissasphalte.  II.  64. 

Pissite.  I.  547i  555. 

Plasma.  I.  278. 

Platine  natif,  U.  86. 

Pléonaste.  II.  525.  ‘ 

Plomb  arsénié.  U.  546. 

— blanc.  II.  5og. 

— bleu.  II.  5Ô5T~ 

— carbonate'.  II.  3°9‘ 

— chromaté.  II.  _5iiL  ' 

— corné.  II.  55o,  547. 
jaune-  II.  322. 

— micacé.  II.  5r4- 

— molybdaté.  II.  522. 

— muriaté.  II.  547» 

natif.  II.  55 1. 

— noir.  II.  304,  5og.  { 

phosphate.  Il-  5iq. 

phosphaté  arsei^é.  D. 

3i8. 

réuiforme.  II.  547- 

rouge.  II.  5 1 87 

— spathique.  II.  y 4 , 617  , 

5i 8,  522. 

sulfaté.  H.  525. 

— sulfuré.  II.  295. 

_ — antimonifère  II.  299. 

— — ferrifére.  299. 

, — terreux.  II.  527. 

— vert.  II.  306  , ~>  1 4 > 4^6- 

— vert  arsenical.  IL  547- 
Plombagine.  IL  76. 

Poix  minérale.  11.  64. 

— — élastique.  II.  64- 


\ 
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Poix  minérale  scoriacée.  II. 

ûfL 

— — terreuse.  II.  5k 
Porphyre.  II.  5t4* 

— argileux.  II.  5?4* 

— schisteux.  II.  607. 

— secondaire.  II.  601  ■ 

— vert.  I.  369.  II.  583* 
Potasse  nitratce.  II’.  17. 
Poudingues.  II.  590. , 5g5  , 

60 1. 

Pouzzolane.  II.  65i. 

Prase.  1. 25a. 

— du  Cap.  I.  398. 

Prehnite . I.  "âgS.  Il . 674. 

— en  paillettes.  II.  5 1 3. 
Prussiate  de  fer  natif.  H. 

388. 

Pseudo-galène.  II.  35o. 
Pseudo-népheline.  II.  521. 
Pseudo-sommite.  II.  521 . 
Pycnite.  II.  224. 

Pyrite  argentifère.  II.  157. 

— arsenicale.  D.  458. 

— arsenicale  argentifère.  II. 
442. 

— aurifère  II. 224. 

— blanche  arsenicale.  II. 

458. 

— blanche  argentifère.  II. 

445. 

— capillaire.  II . 227.  ' 

— cellulaire.  II.  55a. 

— cuivreuse.  II.  189. 
hépatique,  II.  228,  a5i. 

— magnétique.  II.  252. 

— martiale.  II.  321. 

— rayonnée.  II.  s5. 

— sulfureuse.  II.  211. 

— en  crête  de  coq.  II . 326. 

— d’étain.  II.  552. 

— d’orpiment.  II.  44;. 
Pyrope.  II.  498. 


Pyrophane.  I.  347» 
Fyroxêne.  I.  179. 


Quartz.  I.  a5g.  II.  585. 

— agate  calcédoine.  I.  368. 
chatoyant.  I.  292. 

— —cornaline.  IT272. 
prase.  I.  28k 

— pyromaque. I.  265. 

vert.  I.  276. 

— — xyloïde.  L 259.  » 55o. 

— avanturiné.  I.  2.5 1 . 

— commun.  I.  248. 

— cubique.  I.Sqa . 

— hyalin  amorphe.  I.  248. 

laiteux.  I.  246. 

——limpide . I.  245. 

vert.  I.  akT. 

— — violet.  I.  240. 

— jaspe,  I.  558. 

onix.  I.  554. 

panaché. I.  33a. 

sanguin.  I.  276. 

— laiteOx.  I.  246.  • 

— 1 résiniforme  commun.  I. 
347. 


ménilite.  I.  547. 

opalin.  I.  341. 

— rose.  L 246. 

— violet.  I.  240. 

R. 

Rapidolithe.  H.  526. 
Rapillo.  R.  655. 
Rayonnante.  I.  504. 

— asbestiforme.  1.  604. 

— commune.  I.  007. 

— vitreuse.  1 7"5io. 


654  • 

Rayonnantes  en  gouttières. 

II.  4"6- 

Réalgar.  II.  444- 

— jaune.  II.  444* 

— ronge.  II.  447- 
Reussin.  II.  555. 

Roches  ahiygdaloïdes.  11.583, 
5ql,  607. 

— feuilletées . TI . 5yi  > SyS.' 

— intermediaires.  ï.  75.  R. 

58ti. 

— primitives . 1 . 72 . Il . 564. 

— pseudo  - volcaniques . ITT' 

C4°. 

— secondaires.  I.  75.II.  096 .' 

— stratiformes , 1.  76.  Il» 

5q5. 

— volcaniques.  II.  622. 

— d’alhivion . I . y5.  H.  6lq. 

— de  corne.  Ti  264  , 4a^> 
9,80 . 28(1.  II.  583. 

— detopase.  II.  584- 

de  transition.  1.  7 5.  II. 

586. 

— de  trap.  II.  580  , Sqo . 
Rubacelle.  1.  217 . 

Rubellite.  I . 264. 

Rubicelle.  1 . 2of)  ,.217. 
Rnbine d’arsenic.  II.  444* 
Rubis.  I.  202. 

— balais . L.  202. 

— oriental.  I.  203  , 207 > 
211. 

— spinelle.  I.  202. 

— de  BrèsilTL  206  , ai5 

— delïongrie.  I.  206. 

— d’Orient.  I.  207. 

Ruthile.  II.  470. 

S. 

Sables  volcaniques.  II . 655. 


.BLE 

Sage'nite.  II.  47° • 

Sahlite . II . 5l8, 

Salpêtre.  II.  17. 

Sandarac.  II.  444- 
Sanguine.  II.  271. 

Saphir.  I.  207. 

— femelle.  1.  228. 

— mâle.  1.  208. 

— oriental.  I.  210. 

— de  chat.  L.  ao8. 

— du  Brésil.  1^  217.  '■< 
Sappare.  I.  5oi . 
Sardoine.T.  274. 

Sassolin.  UT  555. 

Savon  de  montagne.  I.  45j. 

— de  verriers . II . 42 1 . 
Scapolite.  II.  5a 6. 

Schéelin  calcaire.  U.  455. 

— ferruginé.  II.  456. 
Schieferspath . I.  558. 
Schieferthon . TT 027  , Sço. 
Schillerspalli.  IT41Ç)  , 4ai  • 
Schiste  alumineux.  1 . 686. 

— argileux.  1 . 5q5 . II . 57I, 


— cuivreux.  I.  5y5.  II.  1 92  , 
211 . 

— corné.  I.  598. 

— marno-bnumuieux.  I.  574* 

II . 59,  211. 

— micacééll.  56q. 

— porphyrique.  II.  607. 

— siliceux.  I.  282 . U.  585. 

— à polir.  I.  376. 

— à aiguiser.  1 . 5q5. 

— à dessiner  ,~I.  891 . 
Schorl.  I.  2 ?6T 

— blanc  d’Altenherg.  h 225. 

du  Dauphiné.  I.  565. 

prismatique.  I.  224. 

— — volcanique . II~522 . 

— bleu.  U.  548. 
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SchorI  cristallise  opaque.  I.  Silvane  lamelleux.  II.  486. 
424.  — natif.  II.  480. 

transparent.  I.  22g.  Silvanite.  II.  480. 

crnciforme.  II.  496.  Sinople.  I.  4^0. 

e'iectrique.  I.  22g.  Skorza.  117  554- 

— feuilleté  verdâtre.  11.  5o6.  Smaragdite.  I.  4a5  , 46g  , 

— . noir.  1^  17g  > 226.  480.  II.  565. 

— octaèdre.  H.  548.  Sommité.  II.  522. 

— opaque.  I.  424*  — (Pseudo-).  II . 521. 

— rhomboidil.  II.  5i4«  Soude  borate'e.  II.  55. 

— rouge.  I.  254 , 255.  II.  — carbonate'e.  II.  5o. 

470.  — muriate'e . Il . 20. 

— transparent. I.  229,  236.  Soufre  natil.  II.  hi 

— vert.  L.  5xo.  — rouge.  II.  447. 

violet.  I.  256.  P.  476.  Spath  adamantin.  L 556. 

— volcanique.  I.  18^.  H.  49° • 

Scories  volcaniques.  II.65o.  — amer.  I.  565. 


— terreuses.  H.  640. 
Sel  ammoniac.  II.  27. 

— amer . II . 11. 

— capillaire.  II.  IL 

— commun.  II.  20. 

— d’Angleterre.  II.  IX. 

— de  cuisine . II.  20. 

— d’epsom.  11.  11. 

— dcglauber.il.  14. 

— de  mer.  II.  26. 

— de  pierre.  II.  20. 

— descdlitz.  II.  11. 

— gemme.  II.  20.  600. 

— marin.  II.  20. 
Se'le'nite.  I.  60g. 
Semeline.- ITT  ~52~7- 
Serpentin.  II.  576. 


— boracique.  II.  58g. 

— brunissant.  I.  56q. 

— calcaire.  I.  5567 

— chatoyant.  L 5lll  4ar. 

— cubique.  II. 7>oo. 

— de  Boulogne.  I.  655. 

— d’Islande.  I,  54g. 

— doublant.  17  Sqÿ. 

— des  champs.  1.  56i  . 

- — fluor.  I.  5g5. 

— fusibleTI.  5g5. 

— magne’sien.  1.  560. 

— perle',  t.  56,3  > 56b. 

— pesant  TT  624. 

— — commun.  I.  624 . 

compacte.  I.  618. 

• en  barres . H 65i  ■ 


Serpentine.  I.473 ,481.  II. fibreux.  I.  655. 


Sibcrite.  I.  254. 
Sie'nite.  II.  5<?6.  <■ 

— schisteuse.  II.  575. 
Sideroelepte.  II.  552. 
Silex.  L.  2o5. 

Silvane  blanc.  II.  484. 

— graphique.  H.  48a.. 


— — grenu.  I.  620. 

lamelleux . T.  621 . 

prismatique.  II.  5oa. 

terreux . I.  617 , 63i  . 

— rhomboïdaini.  491. 

— schisteux.  L 558. 

— sele'niteux.  I.  624., 

— talque ux . L 565. 
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Spath  vitreux  I.  5q5. 
Sphène.  II.  47®* 
Spinelle.  I.  202 . 
Spinthère.  II.  228.. 
Spodumêne.  II.  5z8-  ^ 
Stalactite  i 1 . 54g  > 555* 

— compacte.  1.  554* 

Stalagmite.  l.~549» 
Staurolithc.TI.  496 . 


TABLE  , 

Talc  laminaire  v 1 . 487  « 

— pilaire.  I.  4ÔfT.  , 

. — schisteux.  I.  4o5,  4°8* 

— stéalite.  I-  474- 

— terreux.  I;  486. 

Tàntalite . IT.  675. 

Téle'sie.  I.  207.  ; 

Tellure  natif.  II . 480  > 482  , 

484  » 488 . . 

Terre  alumineuse.  II.  585; 


Staurotide . II . 4)5  • ~ * r , , , ; ,• — 

Stéatite . L 4587  41'  > M*  ^ { chalumeau.  L 
_ compacteur  474  • - a„  foul°n  • k 55i  « * 


- compacte  . , _ 

— lamelle  use.  li  479* 

— de  Chine.  1.  455,  4?8» 
Stilbite.  I.  302,  3o8* 
Strontiane  carbonatee  .L  657 

— sulfatée.  I.  640. 
StrontianiteTI.  657  * 
Succin,  IL  6g. 

— blanc.  Il . 69 . 

— jaune.  II.  70. 

. — octaèdre.  IT7  76 . 
Sulfate  d’alumine.  II.  6. 

— de  cuivre.  II.  5. 


464* 

— à pipe.  I.  5î5. 

— à porcelaine.  I.  320, 566)- 

— à potier.  I.  522. 
à vigne . IT.  6. 

— cuivreuse.  IIT 181  . . 

— de  Cologne . II . 46 . 

— de  Lemnos  K 461  ; 

— d’ombre.  II.  46; 

— de  Sienne . T.  461  . 

— de  Strigau.  I.  461  . 

— de  Ve'rone.  I.  445. 

— glaise.  II.  4qi . 


— de  fer.  II.  iL  — glaise.  U.  491 

— de  magnésie.  Il*  12*  16.  jaune.  I.  455; 

— . winnUII  OI1t*A  . I 


— de  natron.  IL  i4- 

— de  plomb.  II.  525* 

— de  soude.  II.  16. 

— de  zinc . II . (j*  • 

Sulfure  de  fer.  II.  221  * 

— de  plomb.  II.  2g5. 
Sylvane . Voy.  Sîtvane . 

T. 

Talc.  I.  486,462; 

-j-  chlorite.  I.~4o8,  445- 

■*—  commun.  1.  487* 

— écailleux.  IT  42.4 > 487 ‘ 

— endurci.  I.  401 1 ’ 48g< 

— de  Venise.  1.  48 

— granuleux, 


— miraculeuse.  L 460 ; 

— sigillée.  L 4$g. 

— verte.  I.  445 ; 

Thallite.  I757T. 
Thermantide.  r 556  , 579; 
Thonschiefer.  I.  9.85»  52g  , 

588,  59o  , 5<)5  ,■  5p7 
43o.  IL  272T071  • 

— secondaire.  IL~Bc>l  . 

— stratiforme.  II.  60 1 • 

. — de  transition.  II.  587; 
Thumerstein.  I.  a56. 
Tinkal.  II.  55. 

Titane  ferruginé.  II.  469-' 

— oxide'.  I.  234 .U.  47° • 

— — ferrifère.  IL  469* 

— silicéocalcaire.  II.  474» 

TiUnite. 
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Titanite.  II.  470,474. 
Topase.  JLjmu. 

— de  Bohême.  I.  216. 

— de  Saxe.  I.  210.  ' 

— de  Sibérie.  K 212. 

— du  Brésil.  1 . 212. 

— orientale.  I.  207. 

— verte.  I.  174. 

— vert  jaunâtre.  I,  170. 
Tourrnalinp.  I.  226,400, 

— bleue.  1.  lin. 

— noire.  I.  2 26'. 

— verte.  k 22 g, 

Trap.  I.  285  , 286,  43o 
440 -TI .386, 585,  586: 

— globuleux.  II.  5q2. 

— intermediaire.  II.  5qo. 

— primitif.  II.  5§o.  “ 

— secondaire.  II.  606. 

— stratiforme.  II.  6o5. 

— de  transition.  II.  5no. 
Trass.  II.  656. 

Travertino.  1.  5a6,  554. 
Tre'molite.  I.  5i4. 

— asbestiforme.  I.  5\4« 

' — commune . I.  575. 

— vitreuse.  I.  5i6. 
Triphane.  II.  5a8. 

Tripoli.  I.  579. 

Tuf . 1 . 576,  555,  II.  49a. 

— basaltique.  II.  607. 

— calcaire.  II.  402. 

— volcanique.  II.  655. 
Tungstate  calcaire.  II.  455 
Tungstène.  II.  455. 
Turquoise.  II.  212. 

Ü. 

Urane  micacé',  ü.  465. 

— noir.  II.  460. 

— oxide',  ü.  465. 
oxidulê.  II.  460. 
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Minéral,  èlém.  Tom.  IL 


■ Urane  sulfureux.  II.  460. 

— terreux . Ik  462. 
Uranite.  Voy.  Urane. 

•V. 

Variolite.  ü.  5B5. 

Verde  di  corsica.  I.  425  , 
4 69.  II . 5o7. 

— di  prato.  I,  485.  • 

— di suza.  I.  485. 

Verre  de  Moscovie.  I.  4<>4- 

— volcanique.  II.  65i . 

— de  plomb.  II.  3»4._ 

Vert  de  cuivre.  II.  2o5. 

cristallise'.  II.  5n. 

ferrugineux.  II.  2o5. 

— — scoriacé'.  II.  206I 

terreux.  II . ao5- 

Ve'suvienne.  II.  184. 
Virescile.  k i85T 
Vitriol  de  cobalt,  ü.  407.. 

— de  magnésie . II . 1 1 . 

— de  plomb.  II.  3a5, 

— mixte.  II.  2] 

— natif.  II.  2_. 

Volcanite.  L.  17g. 

WV 

VVacke.  I.  454 , 606. 

Wad.  II.  4a5. 

Wernerite.  ü.  52q. 
Whinstone.  i . 450,  6x5. 
W itherite . 1 . 6i5. 

— terreuse . I.  616. 
Wolfram.  II.  4 56. 

blanc.  II.  455. 

X. 

Xylopale.  I.  55o. 


Tt 
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Y. 


Yanolite.  I.  236 . 
Yttriotantalite.  H.  674- 

z.  • 

Zeolithe . I.  298. 

— bleue*  I.  3i3. 

— - cubique.  I.  3°4  * ^°9  > 

3io. 

— compacte . 1 . 5o6 . 

— cristallisée.  I.  5oi . 

— du  Cap.  I.  2g8. 

-—dure.  I.  3og. 

— de Bretagne.  II.  53o. 

— efflorescente.  II.  53o 

— farineuse.  I.  298. 

— fibreuse.  I.  299. 


— lamelleuse.  I.  3°2. 

— nacree . I.  5o2. 

— rayonnee.  I.  3oi . 

— rouge.  I.  310. 

— siliceuse.  I.  5io. 

— terreuse.  I.  298. 

— à 24  facettes  .1.  3og. 
Zillerthite.  I.  507.  . 
Ziegelerz.  II.  187. 

— endurci.  II.  188. 

— terreux.  II.  187. 

Zinc  aere'.  H.  367. 

— carbonate'.  II.  367. 

— oxide'  concretionne'.  .H.- 

36i. 

cristallise’.  II.  364- 

— sulfure.  II.  35o. 

Zircon.  I.  159»  i63,  174» 


FIN  DE  LA  TABLE  DES  NOMS  FRANÇAIS» 
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[ Le  chifre  romain  indique  le  tome , et  le  chifre  arabe  la  page.  ] 
A 


A CTINOLÏT.  I.  504  , 5o.7 

5.1  I. 

Adlerstein.  II.  280. 

Adular.  I.  371. 

Ædelit.  I.  3iOi 
Agath.  I.  275. 

Agathjaspis.  II.  409. 
Agglomérat.  II.  60  u 
Akantikon.  I.  5i3. 

Alaun  ( Natürlicher-  ).  II.  6. 
Alaunerde.  I.  383. 
Alaunschiefer.  I.  386. 

— (Gemeiner-).  I.  586*  388. 
i — ( Glanzendei*).  I.  388. 
Alaunstein.  I.  38i. 
Alkaiimineral  ( Natürliches-  ). 
II.  3o. 

Amalgam  ( Natürliches-  ).  II: 
99- 

Amber.  II.  69. 

Àmethyst.  I.  240. 

Amianth.  I.  494. 
Amianthinit.  I.  5o4- 
Apatit.  I;  58o. 


Apatil  (Gemeiner-).  I.  580: 

— ( Erdigel--  ).  I.  584. 
Argentine.  I.  558. 
Argillife.  I.  595. 

Arragonit  I.  576. 
Arsenical  kupfer.  H.  208: 
Arsenik-blüthe.  II.  494. 
Arseuik  ( Gediegener-  ) II; 

435. 

Arsenik  .kalk.  II.  450. 
Arsenik-kies.  Il;  428. 
Arseniksilber.  II.  1 22. 
Asbest.  I.  492. 

— ( Gemeiner-  ).  I.  497. 
Asbcstiuit.  I.  5 07. 
Asbestoid.  I.  507. 
Atramentstein,  II.  61 
Augit.  î.  17g. 

B: 

t . “ .t  1 * " _ t 

Bandagat.  I.  275. 
Bandjaspis.  I. 

Barolit'  I.  61 5. 


|o!s  prérenir  que  j’ai  réuni  à la  table  allemande  le  oetit 
noms  que  j’ai  cités  dans  cet  ouvrage,  ù C- 

Lnd ‘ "e  S°nt  qUe  U traduai°U  Uttérale  d’ua  a>lc- 
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G6o 

Baroselenit.  L_  617- 
Basait.  I.  /(3o.  H.  C o5. 
Basaltine.  L 424* 
Basaltporpïïïr.  II.  fiofL 
Basaltscbiefer.  II.  60 3. 
Basait  tuf.  II.  607. 
Basanit.  L.  28C. 
Beilstein.  47Q- 
Bergblau.  II.  205. 
Bergbütter.  IL 


10. 
492. 

iirc^- 
499- 


307. 


Bcrgtleisch.  I. 

Bergharz. 

Bergholz.  I. 

Bergkork.  T.  492. 
BergkrystalE  I.  243» 
Iiergleder.  I.  492. 
Bergmilch.  I.  5 1 9. 
Bergœl.  II.  T5o. 
Bergpapier.  I.  492. 
Bergpech.  II.  Col 
Bergseife.  I.  /j5'i. 
Bergtheer.Tl.  62. 

Beril.  JL  220. 

— ( Edler-  ).  I.  220. 

— ( Gemeiner-  ).  I.  220. 


TABLE 

Bleyerde.  U.  528. 

— ( Feste-  ).  82g. 

— ( Verhærtetc-  ).  ^29. 

— ( Zerrciblicbe-  ).  >28. 
Bleyerz  ( Blaues-  ).  II.  Jq3. 

— ( Braunes-  ) II.  5o5. 

— ( Galbes-  ).  II.  322. 

— ( Grüiies-  ).  II.  5l4- 

— ( Bothes-  ).  II.  5 18 

— ( Schwarzes-  ).  11. 

— ( Weisses-  ).  II.  3°9- 
Bleiglanz.  II.  295 ._ 

— ( Gemeiner-  ).  II.  2g5- 
Bleiglas  ( Nalürliches-  ).  II. 

5i^.  ■ 

Bleiglimmer.  II.  5i4- 
Bleinierc.  II.  547- 
Bleiscliweif.  II.  5or. 
Bleivitriol  ( natiirlicher-).  IL 
5o5. 

Blciweiss  (Natiirlicher-).  II. 

3 1 4. 

Bohnerz.  II.  280 , 238. 
Bol.  I.  459. 


— ( Schœrlartiger-).' 1.  224 
Bernstein.  II.  89. 

Bildstein.  1^  45' . 

Bimstein.  I.  443. 

Bittersalz  (^Natürlichcr-  ).  II.  Braunkoble.  IL~ 47 , 492 


Bologïïeserstein.  I.  633. 
Bologneserspath.T.  C35.  . 
Borazit.  I.  589. 

Brauderz.  H.  106. 
Brandschiefer.  I.  389-  IL  56. 


Bitterspath.  L 56o. 
Bitlerstein.  I.  4(17,  488. 
Bituminœser  mergelschicfer. 

I.  5?5.  II.  21 1 . (>94. 
Blackwad.  II.  42T. 
Blættererz.  II.  486. 
Blætterkoble.  IL  04.  . 
Bleierz.  Voyez  Bleyerz. 
Blende.  U.  55o. 

- — ( Braune-  ).  555. 

— ( Gelbe  ).  35o. 

— ( Schwarze-  ).  357- 


Braunspath.  I.  5Ç3.  U.  428. 
Braunstein  ( Erdiger-  ).  U. 
420.  ‘ 

— ( Strahliger- ).  II.  4. 1 4 , 

4*7- 

Brauusteinerz  ( Graues-  ).  II. 

4i3. 

— ( Granatfœrmiges-  ).  II. 

428,  ' 

— ( Luflsaüres-  ).  II.  428. 

— ( Schwarzes-  ).  II.  418. 

424. 

— ( Kpthes-  ).  II.  4a5. 
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Braunsteinerz  ( Weisses-).II. 

426. 

— ( Stængliches-  ).  II.  450. 
Braunsteinkalk.  II.  4237 
Braunsteinschaum.  II.  422. 
Buntkupfererz.  II;  66. 
Bunterlhon.  II.  4gj . 
Büttermilcherz.  II.  i5o. 
Butzemvacke.  I.  4a5. 

C. 

Carneol.  I.  272. 

Celestin.  I.  640. 
Cemeiilkupîcr.  II.  61^ v 
Chalcedon.  I.  268. 

— ( Blut-Rothe-  ) 1 . 372 , 
Chalkolith . II . 4657 
Chcrt.  1.  265. 

Chiastolith.  II.  5l4. 
Chlorit.  410. 

— ( Gemeiner-  ).  410. 

— ( Blættriger-  ) . 412. 
Chloriterde.  4oq. 
Chloritschiefer."!.  4*4* 
Chrysoberill.  I.  167.. 
Chrysolith.  I . Tto. 
Chrysopras  .T.  280. 

Cianit.  I.  $oi . 

Cimolith.  I.  33g. 

Cinnober. “Fi ryez  Zinnober. 
Cobalt.  Voyez  Kobolt. 
Coccolith.  II.  5o4  ■ 
Columbium.  II.  55o. 
Corallenerz.  II.  106. 
Corund.  II.  4go. 
Cottonerz.  U.  otfy . 
Cryolithe.  U.  5o5. 

Çyanit.  I.  5oG 

D. 

Demant.  Voyez  Diamant. 


Demantspath.  I.  356.  II. 
4go. 

Diamant . G i55. 
Diamantspatli.  I.  356. 
Doppelspath.  1 43477 

E. 

Eçyptenstein . I.  332. 
Eisenbranderz . 11.  2g4 . 
Eisenerde.  II.  388. 

— ( Blaue-  ) . II . 288. 

— ( Griine-  ).  II.  290. 
Eisen  ( Gediegenes-  ).  II.  214» 
Eisenelanz.  II.  242. 

— ( Gemeiner-  ).  II.  242. 

— ( Blættriger-  ).  II.  247. 
Eisenglimmer.il.  247. 
Eisenkiesel.  I.  2587554- 
Eisenmann.  II.  24g,  25 1 » 

254» 

Eisenniere.  II.  278. 
Eisenokker  ( Kothe-.).  II. 

256.,  371 . 

— ( Braune-  ).  II.  263. 
Eisenrahm  ( Rother-  ) . II. 

249. 

— ( Brauner-  ).  II.  258  , 

424. 

Eisensand.  II.  241 . 
Eisensanderz.  II.  294. 
Eisenstein  ( Brauner-).  II. 
257. 

— ( Dichter ).  II.  25q.  ' 

— ( Fasriger-  ) . II . 261 . 
Eisenstein  ( Magnetischer-). 

II.  235. 

— ( Gemeiner-  ).  II.  a35. 

— ( Fasriger-  ) . II . 25qT 
Eisenstein  ( Rother-  j.  II. 

2.5  1 . 

— - ( Dichter-  ).  II.  a5i« 

— ( Fasriger-  ) . II.  254. 


G6a  TABLE 

Eisenstein  (Spætliiger.  ).  II. 

264. 

Eisenstein  ( Schwarzer-  ).  II. 

268. 

Eisenstein  ( Thonartiger-  ) . 

II.  371. 

Eisenthon . II . 604. 

Eisentitan . Il . 490. 

Erbsenstein . I . '555 . 

Erdkobolt.  H.  5q6. 

Erdkobolt  ( Brauhêr-  ).  II 
400. 

— ( Gelber-  ) . II.  40t. 

— - ( Rother-  ) II . 4°^  •. 

— ( Schwarzer-  ).  II.  596. 
Erdkohle.  II . 4 92  • 

Erdharz.  II.  6BT 
Erdoel . II . 60. 

Erdpech.  II.  64- 
—r.  ( Elastisclies-  ).  II.  6 >• 

— ( Erdiges-  ).  II.  65. 

— ( Schlackiges-  ) . H.  66- 
( Zœhes-  ).  II.  62 , Ii4. 

Erdschlacken.  II.  640. 

F. 

Fahlerz.  IL  175. 

Faserkohle.  II.  58. 

Federerz.  II. 

Feldspath . I.  5oi. 

4—  ( Dichter-).  1.  567. 

— ( Gemeiner7  ).  L 562  , 

3fi9‘ 

Feldspath-porphir.  H.  574" 

— Wurûicher-  ).  I.  367. 

Felsite.  I.  566. 

Feltstein.  I.  408. 

Ferrilite.  I7~43o. 

Feuerstcih7  I.  26^- 
Fischauge.  I.  372. 

Fliegenstcin.  II.  4^7". 

Finit.  L263. 


Flœtzkalkstein.  H.  5q5. 
Floetzgebirgsarten.  11.  693. 
Flœtzthonschiefer.  II.  601.  • 
Flœtzporphir.  II.  601 . 
Flœtztrap.  II.  6o5T 
Fluss.  I.  592. 

— ( Dichter- ).  I.  592. 
Flusserde.  I.  5q7. 

Flusspath.  17  595. 
Fraueneis.TTSog. 
FruchtsteinTI.  327.  II.  491 

G. 

Galmei.  II.  361  • 

—r  ( Geraemer.  ).  II.  361 . 

— ( Blættriger-  ).  H.^647 

— ( Spætliiger-  ).  II.  364- 
Gebirgsarten.  I.  58. 

— ( Ausgeschwemmte-  )•  I. 
7'.  II.  619. 

— ( Flœtz.  j.  II.  Sga. 

— ( UbcrgaiigSr  ).  I.  75.  IL 

f»86.  ' 

— ( Uranfangliche-  ).  I.  73., 

II.  56A. 

— - ( V ulkanische-  )•  II.  622., 
Gelberde.  I.  455. 

Gelf.  II.  172.. 

Gclt.  II.  173. 

Gestellstein.  II.'  571.. 

Gips.  Voyez  Gvps. 

Glasecz.  II.  i34,  i58. 

— ( Sprœdes-  ).  Il"  128. 
Glanzerz.  II.  134  > »58. 
Glanzkohle.  U.  3o  > 83. 
Glanzkobolt.  II.  390. 
Glaskopf  ( Brauner-  ).  H 

261. 

— ( Rother-  ).  II.  a 54.. 
Glasschœrl.  I.  2567 
Glassiein.  I.  239.  . 
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Glaubersalz  ( Natürliches-  ). 

n.  14. 

Glimmer.  I.  ^02. 
Giimmerschiefer.  II.  569. 
Glockcnerz.  II.  21a. 

Gneiss.  II.  567. 

Gold  ( "Gëdiegenes-  ).  II. 
89. 

Goldberill.  I.  167. 

Golderz  ( Weisses-  ).  II 480. 

— ( Gemeines  weisses-  ).  II. 

480 , 48a- 

— (Kaçyages-).  II.  486. 
Goldstein.  I.  170. 

Granat.  I.  iÿ3. 

— ( Gemeiner-  }.  I.  198. 
(Edler).  I.  193” 

Granatit.  II.  496. 

Granit.  11-5)4. 

Graphit.  II.  76. 
Grau-braunsteïnerz.  II.  4 >3. 

— ( Blættriges-  ).  II.  41 3- 

— ( Dichter-  ).  II.  4.»  8. 

— ( Erdiges-  ).  II.  420. 

— (Strahliges- ).  U.  4*4* 
Grau-gültigerz.  II.  i53,  178, 

180. 

Grau  spiesglas-erz.  II.  371. 
Granstein.  I.  343 , 439*  U. 

808. ~ 

Grauwacke.  II.  588. 
Grauwackenscliiefer.  II.  588. 
Grobkohle.  U.  55  > 56. 
Grünerde.  I.  445- 
Grunstein.  H.  58a  > 607. 
Grunstei nschiefer.  II.  583 
Gyps.  I.  601.  II.  5q8^ 

— ( Blsettriger-  ).  I.  606. 

«—  ( Dichter-  ).  I.  Soi. 

— ( Fasriger-  ).  I.  604. 

■ — (ür-).  n.  570. 

Gvpserde.  I.  601. 

Gypsstein.  L 602. 


IL 

Haaramethyst.  I.  39a. 
Haarkies.  IL  227. 

Haarsœlz.  II.  Ü. 
Hahnenkammkies.  II.  226; 
Halbkugelerz.  II.  306. 
Halbopal.  I.  347. 

Hiazinth.  ITi85. 

Hipstone.  I.  473. 

Holz  ( Bitnminœses-).  IL  45. 
Holzerde  (Bituminœse-  ).  II. 

Holzkohle  ( Mineraliscliea-  ). 

II.  493. 

HolzopaL  I.  35o. 

Holztein.  I.  î5q. 

Holzzinn.  II.  540 , 342. 
Honigstein.  ü.  73. 

Hornblei.  II.  54tT 
Hornblende.  1.  41 5. 

• — ( Basaltiscbe  ).  I.  4»4- 

— ( Gemeine-  ).  17 4 1 5-  II. 

58j.  

— ( Labradorische-  ).I.4iq. 
Hornblende-schiefer.  L 428. 

II.  58 1. 

Hornerz.  IL  127. 

— ( Erdiges-  ).  II.  i5o. 

— ( Gemeines-  ).  IL  1 28. 

— ( Quecksilber-  ).  IL  loi. 
Hornschiefer.  I.  385  , 398  , 

399 , 4^°- 

Hornstein.  I.  255. 

— ( Muschliger).  259, 

— ( Splittriger-  ).  25%. 
Hornstein-porplur.  II.  574. 


Hyalith.  I.  273. 
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T.  I , p.  19a.  A l’article  mélanite  , il  faut  supprimer 
l’analyse  de  Klaproth.  Cette  analyse  est  celle  du  grenat 
de  Bohême,  rapporte'e  à la  page  196. 

T.  I , p.  169.  Le  grenat  vert  de  Schwarzenberg  en 
Saxe  , dont  il  est  question  dans  la  note  , est  1 ’aplome. 
Voyez  l’Appendice , t.  II , p.  5o3. 

T.  I , p.  219.  Emeraude.  Le  citoyen  Lelièvre  , membre 
du  Conseil  des  mines  , a de'couvert  en  France  des  éme- 
raudes cristallise'es  , qui  surpassent  en  volume  toutes 
celles  connues  jusqu’ici  : plusieurs  ont  jusqu’à  un  pied 
et  plus  de  hauteur  , sur  un  demi-pied  d’e'paisseur.  Elles 
sont  d’un  vert  blanchâtre  , translucides  , plus  rarement 
•paques  ; la  surface  est  quelquefois  d’un  blanc  jaunâtre 
sale.  Ces  émeraudes  se  rencontrent  dans  un  filon  com- 
pose' principalement  de  quartz , qui  traverse  une  montagne 
de  granit , située  auprès  de  Barat , commune  de  Bessines  , 
à quelques  lieues  au  nord  de  Limoges.  O11  exploitait , 
dans  ce  filon , une  carrière  pour  l’entretien  de  la  route 
de  cette  ville  à Paris. 

T.  1 , p.  359.  Eisenhiesel.  D’après  des  échantillons  de 
cette  substance  , que  j’ai  reçus  de  Saxe  , je  me  suis  assuré 
que  ce  u’était  point  des  pseudo-cristaux  , mais  de  vrais 
cristaux.  C’est  la  forme  du  quartz  , dans  laquelle  trois 
faces  du  pointement  alternativement  ont  disparu;  ce  qui 
a déjà  été  observé.  En  un  mot , cette  espèce  me  parait 
devoir  rentrer  dans  l’espèce  quartz  , de  même  que  l’on  y 
a réuni  les  quartz  rouges  opaques , connus  sous  le  nom 
d 'hyacinthes  de  Compostelle. 
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T.  I,  p.  Î67.  Feldspath  compacte.  D’après  les  auteurs 
allemands  , je  n’ai  rapporte’  à cette  sous-espèce  que  le 
feldspath  bleu  de  Stirie  , et  peut-être  un  autre  de  Sibe'rie. 
Wiedenmann  et  Estner  y re'unissent  encore  un  feldspath 
de  Siebenlehn  en  Saxe  j mais  je  me  suis  assure  que 
cette  sous-espèce  est  infiniment  plus  commune , et  que 
M.  Weruer  y rapportait  un  très-grand  nombre  des  pé- 
trosilex  de  Dolomieu.  ( Voyez  t.  I , p.  61.  ) Il  faudrait, 
d’après  cela , faire  quelques  changemens  à la  description 
du  feldspath  compacte  , principalement  dans  les  variétés 
de  couleur  , qui  sont  assez  nombreuses  , et  dans  celles 
de  cassure  , qni  est  plus  ordinairement  écailleuse  et  pres- 
que jamais  lamelleuse.  On  peut  dire  aussi  qu’il  est  tou- 
jours fusible  au  chalumeau  , sans  addition  , en  email 
blanc. 

T.  II , p.  1 34.  Le  tiegererz  , ou  du  moins  le  minéral  que 
j’ai  vu  donner  sous  ce  nom  , n’est  point  un  mélange  de 
spath  pesant  et  d’argent  noir,  mais  du  quartz  renfermant 
des  noyaux  de  hornblende. 

T.  II , p.  340.  Komish  zinnerz.  C’est  à tort  que  j’ai 
traduit  ce  mot  par  mine  détain  grenue  ; il  faut  mettre  mine 
d'étain  du  Cornouailles  j j’ai  été  induit  en  erreur  par  la 
ressemblance  du  mot  kornish  avec  celui  de  keernig  ou 
hœrnicth  , qui  veut  dire  grenu.  Au  reste  , ce  nom  de  loca- 
lité étant  fort  sujet  à équivoque  , j’aimerais  mieux  indi- 
quer cette  espèce  par  le  nom  de  mine  d’étain  concré- 
tionnée. 

T.  II , p.  39a.  Argent  antimonial.  Il  faut  ajouter  l’ana- 
lyse suivante  de  l’argent  antimonial  d’Andréasberg  , par 
Vauquelin.  — Argent , 78.  Antimoine,  32. 

T.  II  , 
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T.  Il , p.  5i3.  La  reunion  de  la  koupholite  à la  prehnite 
vient  d’être  confirmée  de  nouveau  par  une  analyse  de 
Vauquelin.  Il  a trouve’,  dans  la  koupholite  , 48  de  silice  , 
34  d’alumine , 23  de  chaux  , 4 d’oxide  de  fer , résultat 
qui  est  très-analogue  à ceux  des  analyses  de  la  prehnite  , 
rapportées  t.  1 , p.  297.  Le  citoyen  Haüy  a aussi  observé 
que  la  koupholite  devenait  électrique  par  la  chaleur  , 
comme  la  prehnite. 

T.  II,  p.  56.7  , ligne  12  : au  lieu  de  quartz  , lisez  feld- 
spath. 

Tantale.  M.  Ekeberg  , chimiste  suédois , vient  d,e 
découvrir  un  nouveau  métal  (*) , auquel  il  a donné  le  nom 
de  tantale.  Il  l’a  reconnu  dans  deux  minéraux  différens  , 
l’un  dans  lequel  il  est  combiné  avec  le  fer  et  le  manga- 
nèse, et  l’autre  dans  lequel  il  est  uni  à l’yttria.  ( Voyez 
t-  2 , p.  5i5.  ) Il  a appelé  le  premier  tant  alite  , et  le  se- 
cond yttrotantalite. 

Le  tantalite  a été  trouvé  vn  Finlande  , dans  la  paroisse 
de  Kimilo  ; il  était  disséminé  dans  une  roche  composée 
de  quartz  blanc  mêlé-  de  mica  avec  quelques  veines  de 
Feldspath  rouge.  — Sa  couleur  varie  du  bleu  grisâtre  au 
gris  noirâtre.  — Il  se  trouve  cristallisé';  les  cristaux  sont 
de  la  grosseur  d’une  noisette  , assez  mal  déterminés , 
mais  paraissant  affecter  la  forme  octaèdre.  — La  surface 
est  lisse  , 1 n peu  chatoyante.  — Il  est  éclatant , d’un  éclat 
métallique.  — La  cassure  est  compacte.  — La  raclure  est 

(*)  Le  nombre  des  métaux  connus  est  à présent  de  vingt- 
trois  j savoir  : les  vingt  dont  on  a formé  des  genres  dans 
l’Oiyctognosie  , le  chrome  ( t.  2 , p.  32 1 ) ,'le  colûmbiuna 
( t.  2 , p.  55o  ) et  le  tantale. 

Minéral,  èlém.  Tom.  If.  Y v 
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d'un  gris  noirâtre  tirant  au  brun.  — Il  est  très-dur. H 

11’est  point  magnétique.  — Sa  pesanteur  spécifique  est 
de  7,953.  — Ce  mine'ral  était  connu  depuis  long-tenus  , 
et  regarde'  eomnie  une  mine  d'étain.  ( Zinngraupen  r 
voyez  t.  2,  p.  33y.  ) 

Uytlratanlalite  a c'te’  trouve'  au  même  endroit  : il  y es* 
accompagne'  de  gadolinite.  Il  se  rencontre  communé- 
ment dans  le  voisinage  de  grands  filons  de  mica,  qui  tra- 
versent la  roche  -,  il  est  toujours  mélange'  de  feldspath. 
— Il  forme  de  petites  masses  réniformes  de  la  grosseur 
d’une  noisette.  — S.a  cassure  est  grenue  , d’un  gris  foncé  y 
ayant  l’éclat  métallique.  — 11  est  peu  dur.  — Il  se  laisse 
un  peu  racler  avec  le  couteau  , et  donne  une  poussière 
grise.  — Il  n’est  pas  magnétique.  — Sa  pesanteur  spé- 
cifique est  de  5,i3o.  — ( Voyez  le  J.  des  M.  a0.  70.  } 
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